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DES  CRISTAUX  MÉTALLIQUES. 


l_i  ES  fubftanccs  métalliques  dans  f  état  parfait  da 
rigtUeou  de  métalléité,  font  des  furcompofes  pro- 
duits àla  manière  des  fels ,  puifque  toutes  font  le 
TmatUI.  Part,  III.  Cn$.  mita&  A 


a      Cristaux  métalliques* 

réfultat  de  l'intime  combinaifon  d'une  terre  mitât* 
liqtu  quelconque  avec  le  phlogifliquc ,  ou  plutôt 
avec  unfoufrephofphoriquctrls-fubtUi  qui,  joint  à 
cette  terre  (i) ,  lui  communique ,  avec  l'éclat  mé- 
tallique, le  degré  de  ductilité  dont  elle  eft  fufeep- 
tible  9  &  une  forme  criftalline  très-déterminée. 

Les  fubftances  métalliques  fe  divifent,  à  raifon  de 
leur  fixité  dans  le  feu  &  de  leur  duâilité  plus  ou 
moins  grande ,  en  MÉTAUX  &  en  DEMI-MÉTAUX, 
Ceux-ci  font  fragiles  &  intraitables  fous  le  marteau  : 
ceux-là  s'y  étendent  plus  ou  moins  ;  mais  tous  font 
fufceptibles  de  prendre ,  en  criftallifant ,  foit  par  la 
voie  humide ,  foit  par  la  voie  sèche  9  la  forme  eu* 
bique ,  ou  fon  inverfe  qui  eft  YoSaidre  (2)  ;  en  quoi 
— — — — — — — ^^—       — — ^— — — ^ — — — ^ ^^ 

(1)  Metallum  ni  Ail  aliud  ejfe  videtar  quant  acidum  inflamma- 
bili  &  terra  fpecificâ  modification.  Scop.  Princ.  min.  p.  T02.  M* 
Bergman  ne  paroît  point  porté  à  admettre  i'exiftence  d'une  terre 
métallique  particulière  dans  les  fubftances  métalliques  ;  mais  il 
regarde  comme  très-probable  que  les  métaux  font  formés,comme 
i'arfenic  ,  d'un  acide  particulier,  qui  devient  chaux  métallique  ou 
métal,  fuivant  qu'il  eft  combiné  en  différentes  proportions  avec  le 
phiogiftique.  11  avoue  néanmoins  que  cette  feule  analogie  ne  peut 
être  regardée  comme  une  preuve  fuffifante.  Voyez  les  Noupclles 
de  la  république  des  Lettres ,  1782 ,  n°  7.  Voici  fes  propres  ex- 
preffions  :  »»  Vero  ejifimillimum  fingula  metalla  non  effe  nifi  acida 
»»  diverfa  ,  phlogiflo  plenè  coagulata  quamris  tantus  hic  plerumque 
99  fit  nexus ,  ut  média  eumdem  plenè  dijfohendi  ha&enus  ignoremus*** 
Opufc.voI.H,p.  287. 

(2)  Cette  tendance  des  métaux  &  des  demi-métaux  à  prendre  , 
en  fe  criilallifant ,  la  forme  o&aèdre  ou  cubique  >  annonce  une 

Combinaifon  très -parfaite  de  la  terre  qui  leur  fert  de  bafe  avec 
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ils  reffemblent  à  plufieurs  criilaux  pierreux  avec 
lefquels  on  pourroit  les  confondre  ,  fi  Ton  n'avoit 
égard  qu'à  la  forme  feule ,  &  s'ils  n'en  différaient 
d'ailleurs  par  leur  éclat  métallique ,  par  leur  pe- 
fanteur  fpécifique  beaucoup  plus  confidérable  9  & 
par  leurs  autres  propriétés. 

On  compte  fix  DEMI-MÉTAUX ,  qui  font  Varfe* 
nie  9  Y  antimoine  ,  le  [inc  %  le  bifmuth ,  le  cobalt  & 
le  mercure  9  quoique  cette  dernière  fubftance  puiffe 
être  regardée  comme  un  métal  fluide  ,  ou  qui 
n'exige»  pour  être  en  fufîon,  qu'un  très-léger  degré 
de  chaleur  (3). 


le  principe  métallifant  qui  la  neutralife.  Il  y  9  même  lieu  de 
croire  que  la  combinaifon  de  certains  principes  minerait  faits  , 
(tels  que  le  foufre  ou  i'arfenic)  avec  différentes  terres  métal- 
liques ,  n'eft  pas  moins  intime,  puîfque  nous  retrouvons  encore 
le  cube  ou  l'o&aèdre  dans  les  marcaffites ,  dans  la  mine  d'argent 
pitren/è,  dans  la  galène,  la  blende,  la  mine  de  cobalt  grife,  tan- 
dis qu'à  l'exception  de  la  mine  d'argent  cornée ,  toutes  les  mines 
à  l'état  de  chaux  prennent  des  formes  prifmariques  ou  rhom» 
boïdales. 

Cï)  Ie  &»  <lue  *es  Mmérafogiftes  Suédois  regardent  aufit 
comme  des  fubftances  métalliques  -particulières ,  le  nickel  &  la 
manganaife;  mais  en  attendant  qu'on  nous  ait  fait  voir  du  ré- 
gule de  nickel  parfaitement  exempt  de  fer  &  de  cobalt ,  6c  que 
î'exiftence  du  régule  de  mangonaife  foit  conftatée  par  des  preuves 
moins  équivoques  que  celtes  qu'on  a  prétendu  tirer  de  mini- 
cules  prefque  imperceptibles,  je  continuerai  de  ranger,  avec 
M.  Sage ,  le  nickel  parmi  les  mines  de  cobalt ,  Se  la  manganaife 
avec  celles  du  zinc.  Au  furpius ,  le  nickel  8c  la  manganaife  ne 
font  pas  iç»  feuis  minéraux  qu'on  veuille  élever  à  l'état  de  fubf* 

Aij 
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A  Tégard  des  MÉTAUX  j  lefquels  9  en  y  admet* 
tant  la  platine ,  font  au  nombre  de  fept  9  on  le» 
divife  ,  à  raifon  du  plus  ou  moins  d'adhérence  de 
leur  bafe  avec  le  principe  métallifant ,  en  MÉTAUX 
IMPARFAITS  9  qui  font  le  fer ,  le  cuivre ,  le  plomb , 
l'âoiVi  ;  &  en  MÉTAUX  PARFAITS ,  qui  font  l'ar- 
gent 9  Y  or  kXz  platine;  mais  cette  dernière  fubftance 
(  qui  nous  vient  de  1* Amérique  efpagnole  en  petits 
grains  applatis ,  doux  au  toucher ,  mêles  de  pail- 
lettes d'or ,  de  fer  attirable  à  l'aimant,  de  mercure  f 
&c.  )  n'a  point  encore  été  trouvée  fous  une  forme 
criftalline  déterminée  ni  même  indéterminée  ;  ce 
qui,  joint  aux  matières  hétérogènes  avec  lesquelles 

fiances  métalliques  particulières;  on  y  joint  déjà  le  fpeifs ,  le 
wolfram  &  fa  molybdène.  Cette  dernière ,  qu'on  diftingue  de  la 
plombagine,  »»eft,  dit  M.  Scheele,  un  compofé  de  foufrt  commun 
$9 uni  à  un  acide,  principe  d'un  métal  particulier ,  &  qui  fe pré- 
n  fente  toujours  en  lames,  a  Bien  plus  ,  M.  de  Morveau  nous  ap- 
prend que  M.  Bergman  venort  de  lui  annoncer  »  qu'il  avoit 
y9  découvert  que  fa  mauvaife  qualité  du  fer  cafiant  à  froid,  pro- 
>»venoit  6' un  nouveau  métal  particulier ,  qu'il  eft  parvenu  à  en 
9»  retirer  ,  &  qui  a  beaucoup  de  propriétés  communes  avec  le 
t>fer ,  comme  de  donner  le  bleu  de  Prufle  ,  la  teinture  noire 
»»  par  les  aftringéns,  &c.  mais  qui  n'eft  nullement  attirable  à 
»  l'aimant.  Il  eft  plus  fuûbfe  que  le  fer,  &  décide  même  fà 
wfufion  au  feu  du  chalumeau  ;  &  l'alliage  qui  en  réfulte  eft  un 
9»  fer  très-caflant.M  Voyez  les  Nouvelles  de  la  république  des 
Lettres ,  1782,  n°  7,  p.  52.  Pour  peu  que  cela  continue ,  la 
quantité  des  nouvelles  fubftances  métalliques  fera  bientôt  égale 
à  celle  que  les  Anciens  nous  ont  tranfmife.  M.  de  Morveau  pro- 
pofe  de  donner  à  la  dernière  de  ces  nouvelles  fubftance,»  mé- 
talliques le  nom  de  fydcrotèu ,  c'eft-àslire ,  caché  dans  h  feu 
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on  nous  l'envoie  ,  laiffe  des  doutes  bien  fondés 
fur  fon  origine. 

Tous  ces  métaux  &  demi-métaux  diffèrent  entre 
eux,  non-feulement  par  leur  pefanteur  fpécifi- 
que  (4)  »  beaucoup  plus  considérable  que  celle 


(4)  Subftances  métalliques  rangées  fuivant  l'ordre  de  den- 
fité  qu'elles  occupent  dans  la  première  colonne  de  la  Table  des 
rapports ,  publiée  en  17*73  PaT  M.  Sage ,  à  la  fin  de  Tes  Mémoires 
de  Chimie.  Régule  d'antimoine,  itain;  régale  de  fine,  fer;  régule 
d'arfenic,  cuivre;  régule  de  cobalt,  argent;  régule  de  bifmuth  , 
$lomb;  mercure,  or  cV  platine.  Sur  quoi  l'on  peut  obferver  que 
chaque  métal  a  pour  ainfi  dire  (on  demi-métal  correfpondant, v 
avec  lequel  il  fe  trouve  avoir  une  analogîesçlus  ou  moins  mar- 
quée. Ainfi  ,1°.  V antimoine  a  du  rapport  avec  Vétain  par  fon 
régule  qui  en  a  l'odeur,  par  fa  chaux  très-facile  à  déphlogifti- 
quer  ,  &  même  par  fon  verre  couleur  d*hyacime.  Ces  deux 
fubftances  métalliques  ont  de  plus  la  propriété  commune  d'être 
plutôt  corrodées  que  dîflbutes  par  l'acide  vitriolique  &  par  l'a- 
cide nitreux.  2°.  Le  linc  a  du  rapport  avec  le  fer  >  par  fa  facilité 
avec  laquelle  l'acide  vitriolique  en  dégage  le  principe  métaiiifanr, 
ions  forme  d'air  inflammable  ; -par  fo  tendance- à  criftalfifer,  ainfi 
que  le  fer  t  avec  les  acides  phofphorique  animal;  végétal  &  miné* 
rai  ;  à  quoi  l'on  peut  ajouter  qu'ihrccompagne  prefcjue  toujours 
le  fer  dans  fes  mines;  qu'il  eft,  après  le  fer,  la  fubftance  mé- 
tallique la  plus  commune  ;  &  qu'enfin  il  eft ,  ainfi  que  lui ,  plus 
Jalutaire  que  nuifible  à  l'économie  animale.  30*  ISar/bnic  3c  Ife 
cuipre,  font,  au  contraire,  deux  poilbns  dt$  plus  fûneftes,  de 
quelque  manière  qu'ils  s'kitroduifent  dans  le  corps  bumam.  Ces 
deux  fubftances  métalliques  f^  trouvent  auffi  très-fréquemment 
enfemble  dans  le  feîn  de  la  terre  9  fur-tout  avec  le  cobalt  de 
l'argent,  comme  ouïe  voit  dans  le  kupfernickellk  dans  les  minet 
d'argent  ou  de  cuipre  grifes*  40.  Il  n'eft  pas  moins  ordinaire  de 
trouver,  dans  les  mines,  le  cobalt  &  l'argent  intimement  unis  * 
xu  point  qu'on  croyait  autrefois  que  le  bleu  d'azur  étoit  un  gKK 
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des  fubftances  pierreufes ,  mais  auffi  par  leur  cou-? 
leur  (5) ,  leur  dureté  (6)  f  leur  duâilité  (7) ,  leui 


duit  de  ce  dernier  métal .  Lors  de  la  réduûion ,  les  deux  régules 
ne  fe  confondent  point ,  mais  fe  trouvent  pofés  parallèlement 
à  côté  l'un  de  l'autre,  ce  qui  prouve  l'égalité  de  pefanteur ,  ou, 
à  très-peu  près,  de  ces  deux  fubftances  métalliques.  50.  Lç 
bifmuth  partage  la  plupart  des  propriétés  du  plomb  ;  il  peut  y 
comme  ce  dernier,  fervir  à  coupeller  tes  métaux.  Pris  intérieu- 
rement, il  eft  auflî  dangereux  ,&  n'eft  pas  moins  nuifible  lors- 
qu'il eft  réduit  en  vapeurs.  Il  forme  avec  le  vinaigre  un  fe!, 
prefque  auffi  fucré  que  le  fel  de  faturne.  Le  bifmuth ,  aïnfî  que 
le  plomb ,  contient  toujours  une  portion  d'argent.  6°.  Enfin  le 
mercure  eft  la  fubftance  métallique  qui  approche  le  plus  de  l'or 
par  la  denfiié  :  auffi ,  comme  l'obferve  Brandy ,  l'or  contradle- 
t-il  une  union  fi  intime  avec  le  mercure, par  une  longue  digef- 
,  tion ,  qu'il  n'eft  plus  poflible  de  les  féparer  entièrement.  L'or 
blanc  &  fragile  qui  réfulte  de  cette  union,  feroic-il  fi  éloigné  de 
la  platine  ? 

(5)  Si  l'on  excepte  les  couleurs  jaune  de  Yor,  &  rougeâtre  du 
cuivre  ,  toutes  les  autres  couleurs  des  fubftances  métalliques 
font  des  nuances  plus  ou  moins  foncées  de  blanc  &  de  gris, 
Ainfi  V  antimoine,  le  mercure  &  Y  argent,  font  d'un  blanc  bril- 
lant; le  linc  &  Yétain,  d'un  blanc  bleuâtre;  le  plomb,  d'un 
blanc  plus  fombre  que  l'étain  ;  le  bifmuth ,  d'un  blanc  jaunâtre  ; 
le  régule  d'arfenic  &  la  platine ,  d'un  blanc  livide  ou  grifâtre  ;' 
le  cobalt,  d'un  gris  cendré  ;  &  le  fer ,  d'un  gris  bleuâjtre.  Quant 
è  l'éclat  métallique ,  comme  la  couleur  paroît  y  contribuer  au- 
tant que  la  dureté  de  la  fubftance ,  la  platine  tient ,  a  cet  égard  , 
le  premier  rang  parmi  les  métaux  ;  enfuite  h  fer,  ou  plutôt 
l'acier,  puis  l'argent,  Yor,  le  cuivre,  Y é tain  &  le  plomb, 

(6)  Le  fer  eft  le  $Ius  dur  des  métaux ,  puis  la  platine  j  le 
tuiprt ,  Yargent ,  Yor ,  Yétain  &  le  plomb. 

(7)  L'or  eft  le  plus  duâile  des  métaux,  puis  Yargent,  le 
tuiprt  Aeflr*  Vto**  &  le  plomb.  Le  \inc  eft  le  feul  des  demi-. 
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ténacité  (8)  9  leur  fufibilité  (9)  ,  &c.  de  plus  ils 
diffèrent  encore  par  la  nature  particulière  de  la  terre 
qui  fert  de  bafe  à  chacun  d'entre  eux  (10)  »  &  par 
la  quantité  de  phjogiilique  (11)  ou  de  principe 


métaux  qui  foit  aflez  duétile  pour  pouvoir  s'étendre,  fous  le  la- 
minoir ,  en  feuilles  très  flexibles  9  découverte  qu'on  doit  à  M. 
Sage.  La  ducliJité  du  mercure  &  celle  de  h  platine,  font  encore 
à  déterminer. 

Ç8)  La  ténacité  des  métaux  paroît  être  en  raïïbn  eompofée  de 
leur  ductilité  &  de  leur  dureté.  L'or  eil  encore  h  cet  égard  le 
premier  des  métaux  ;  puis  le  fer,  fe  cuivre,  V argent,  Yétain  Se 
le  plomb.  Celle  du  mercure  eft  inconnue  :  on  préfume  que  celle 
de  h  platine  doit  être  considérable. 

(9)  Le  mercure  eft  fans  doute. la  plus  fufîble  des  fubfhnces 
métalliques ,  puifqu*il  ne  cefle  d'être  fluide  qu'à  un  extrême 
degré  de  froid»  Viennent  enfuite  Yétain ,  le  bifmuth  ,M  plomb,. 
le  fine  ,  Y  antimoine-,  Y  argent ,  Yor,  Yarfenic,  le  cobalt,  le  cuivre , 
fe  fer,  8c  enfin  la  platine^  Varfenic  &  le  \inc  s'enflamment  &  fe 
voiatilifent  au  degré  de  feu  propre  à  les.  faire  rougir.  Le  régule- 
f antimoine  fond  dès  qu'il  commence  à  rougir  ;  &  celui  de  cobalt 
eft  de  tous  les  demi-métaux  le  plus  difficile  a>  fondre. 

(10)  "Nous  ignorons  parfaitement ,  dit  le  docleur  Démefte* 
m  en  quoi  confifte  la  différence  que  nous  appercevons  entre  fa 
«•terre  qui  fert  de  bafe  à  un  métal ,  &  celle  qui  fait  la  bafe  d'une 
»  autre  fubftance  métallique  :  nous  ne  pouvons  cependant  pas 
«  douter  de  cette  différence ,.  puifque  nous  ne  connoiffons  au- 
»cun  moyen  de  modifier  la  terre  abfbrbante  d'an  métal ,  de 
»  manière  àla  rendre  propre  à  former  un  autre  métal,  en  fa 
99  combinant  de  nouveau  avec  Iç-principe  de  la  métalléité.  C'eft 
w  cette  tranfmutatJon  qui  eft.  le  principal  objet  de  Y  alchimie*  n 
httu  vok  H,  p. 5^ 

(n)  M.  Bergman  nous  apprend  qu'en  attendant  qu'on  foit 
fasvenu  à  une.  détermination  plu*  exaâe,  on  peut  admettre 

A.  W 
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métallifant  dont  cette  tejrç  a  befoin  pour  fe  montre* 
à  Pétat  métallique. 

On  appelle  vierges  ou  natifs  ceux  de  ces  mé% 
taux  &  demi-métaux  que  la  Nature  nous  préfçntç 
revêtus  du  principe  de  la  métalléité, 

C'eft  ainfi  que  fe  rencontrent  fou  vent  le  bifmytkt 
Varfeniç  a  le  mercure ,  Vor  >  ^argent  &  le  cuivre* 
Quoique  te  fer  fe  rencontre  auffi  très-fréquemment 
pourvu  du  principe  de  la  métalléitç ,  cependant  il 
eft  rare  que  ce  foie  au  point  de  pouvoir  s'étendre 
fous  le  marteau.  Enfin  ,  Ton  a  trouvé  depuis  peu 
de  Yctain  natif  "dans  les  mines  de  CornouaiUe  ;  mais, 
l'exigence  au  plomb  natif  &  encore  un  problême; 
&  Ton  peut  en  dire  autant  des  régules,  natifs  <¥a/i-t 
timoine  ,  de  [inc  &  dç  cobalt* 

La  Minéralogie  feroit  une  fcience  très-bornée  t 
fî  tous  les  métaux  &  demi-métaux  fe  trouvoient 
dans  le  fein  de  la  terre ,  avec  leur  couleur ,  leur 
éclat  &  leurs  autres  propriétés  métalliques.  Ceux 
qui  fe  présentent  ain,(î ,  font  au  contraire  en  très-? 
petit  nombre,  fi  on  les  compare  à  ceux  qui  font 
privés  plus  ou  moins  des  propriétés  oui  açcom-t 
pagnenç  la  metalléité. 


l'échelle  fuivante  de  la  richefle  des  fubftatices  métalliques  eq. 
phlogiftique  :  Cuivre,  gia;  cobalt,  270;  fer, ,233  ;  ^/uc,'  l8*; 
antimoine,  120;  étain,  114  ;  régule  iarftnic  t  109  \  argent,  ioo.j^ 
mercure,  74;  bifmuth,  Sliplon^b,  43.  Celles  de  IV $  de  \\ 
platine,  ipeommes^ 


»  * 
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Ces  derniers ,  qu'on  déiïgne  en  général  fous  le 
nom  de  mines  ou  de  MINERAIS  ,  fe  partagent  en 
deux  clafles  très-diftinâes.  La  première  eft  celle 
des  mines  fulfurcufcs  ou  arftnicaks  ,  &  quelques- 
unes  même  des  calciformcs ,  dont  l'origine  eft  très- 
ancienne  ,  puifqu'ellç  remonte  au  temps  où  les 
fentes  &  gerçures  produites  dans  les  montagnes  pri- 
mitives du  fécond  ordre ,  &  dans  quelques-unes 
des  fecondaîres ,  par  les  premières  exploitons  fous- 
marines  ;  au  temps,  dis-je ,  où  ces  fentes  ont  été 
remplies  de  fublimations  minérales  de  toute  efpèce 
qui  en  furent  la  fuite  (12).  Les  mines  de  cette 
elafle  font  toutes  des  produits  de  la  criftallifation 
régulière  ou  confufe.  Elles  ont  toutes ,  à  raifon  du 
phlogiftique  qui  s'y  rencontre ,  un  éclat  métallique 
particulier ,  qui  n'eft  point  celui  de  ces  mêmes 
fubftances  dans  l'état  de  métalléîté  (1 3) ,  mais  qui, 
■       i  ■  1       ii 

Ci 2)  Voyez  dans  llntroduâion ,  vol.  I,  p.  87  &  fuiv.  ia 
Manière  dont  je  conçois  cette  opération  de  la  Nature* 

03)De  '*  combinaîfon  du  foufre  phofphorique ,  du  foufre  ar~ 
fcnital,  enfin  du  foufre  commun  ou  vitriolique,  avec  une  terre 
Métallique  quelconque,  refaite,  comme  l'obferve  très-bien  le 
doâeur  Démefte,  une  forte  de  foie  Je  foufre  à  baft  métallique  , 
dont  l'acide  conftituant  fait  toute  la  différence.  Le  phlogiftique 
entrant  eflentielfement  dans  Tune  ou  dans  l'autre  de  ces  com- 
Binaifons  ,  il  n'eft  pas  étonnant  que  le  métal  mînéralifé ,  fans 
jouir  pourtant  de  la  ductilité ,  ait  plus  ou  moins  l'apparence 
de  fa  métalléîté  j  ce  qui  a  pu  contribuer  à  faire  croire  que  dans 
on  tel  compofé ,  le  métal  devoit  fe  trouver  à  l'état  métallique. 
)l  B*çp  eft  rien  cependant,  ajoute  le  doâeur  Démefte.;  »  ca* 
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de  même  que  la  couleur ,  aide  à  diffinguer  chaqua 
efpèce.  Telles  font  les  mines  d'orfulfureufes  &  arfe* 
nicales  ;  les  mines  d'argent  blanches ,  grifes  ,  rouges 
&  vitreufes  ;  les  mines  jaunes  &  les  mines  grifes  de 
cuivre  ;  les  marcaJJUes  ou  pyrites  martiales  &  cui- 
vreufes  ;  les  mines  de  fer  fpcçulaires  &  micacées 
grifes  ;  les  crifiaux  détain  (qui  font  la  feule  fubftance 
métallique  qu'on  nVit  point  encore  trouvée  miné- 
ralifée  par  le  foufrç  ou  par  l'arfenic  )  ;  les  galènes, 
OU  mines  de  plomb  grifes  ;  les.  mines  de  zinc  ap- 
pelées blendes;  les  mines  de  cobalt  blanches  ou 
grifes  ,  &  celle  d'un  gris  rougeâtre  que  les  Alle- 
mands nomment  kupfernickel  ;  les  mifpickel  ou 
mines  darfenic  grifes ,  qu'on  peut  aufli  regarder 
comme  une  mine  dçfer  arfenicale  ;  les  mines  d'an- 
timoine blanches  &  grifes  ;  enfin  le  cinabre  ou  min* 
de  mercure  fulfureufe. 
Quant  aux  mines  de  la  féconde,  ciaflfe ,  &  qu'on 

»  l'état  vraiment  métallique  ne  pouvant  réfulter  que  de  la  com- 
»binaifon  du  phofphore  ou  foufre  phofphorique  avec  une  terre> 
»abforbante  métallique ,  il  s'enfuit  néceflairement  que  le  foufre 
m  vitrioHque  (  &  même  le  foufre  arfenical),  ne  peuvent  remplie 
99  que  d'une  manière  très-imparfaite  les  fondions  du  vrai  principe 
»  de  la  métaliéîté,  &  conféquemment  que  dans  un  tel  compofë^ 
>»la  terre  métallique  n'eft  ni  à  l'état  de  chaux ,  ni  à-  l'état  de 
»  métal,  puifqu'il  y  manque  l'acide  phofphorique  néceffaire  à 
»  l'une  ou  à  l'autre  combinaifon.  «  Lettres ,  vol. JI ,  p..62.L*u^ 
nion  du  foufre  ou  de  l'arfenic  avec  une  fubftance  métallique, 
quelconque ,  met  donc  cette  dernière  dans  un  état  intermé- 
diaire ,  auffi  éloigné  de  l'état  mitalliqué  que  4e  l'équde  dmxK 
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défigne  fous  le  nom  de  fpathiquts  ou  de  calcif ormes f 
elles  proviennent  ordinairement  (14)  de  la  dér 
composition  ,  foit  des  métaux  &  demi-métaux  na- 
tifs ;  ce  qui  arrive  par  le  dégagement  ou  la  vola*, 
tilifation  fpontançe  du  principe  métallifant ,  foit 
des  mines  fulfureufes  ou  arfenicales  ;  ce  qui  arrive 
dans  ce  cas  par  le  dégagement  ou  la  volatilifation 
du  principe  minéralifant  (1$).  Dans  l'un  ou  l'autre 
cas  ,  la  terre  métallique  refte  à  l'état  de  chaux , 
combinée,  tantôt  avec  l'acide  méphitique  9  comme 
on  le  voit  dans  les  mines  de  fer  hépatiques  bifpathi- 


(14)  Je  dis  ordinairement  ;  car  les  criftaux  d'à  tain ,_  qui  tiennent 
à  cette  clafle  par  leur  état  cale i forme  ou  pierreux,  appartiennent 
très-certainement  aux  mines  primitives  ou  d'ancienne  formation , 
puifqu'ifs  ne  forment  fou  vent  qu'une  feule  mafle  avec  la  py- 
rite arfenicale  ou  le  mifpickel,  au  point  qu'on  les  a  crus  long- 
temps minéralifés  par  l*arfenic.  On  les  trouve  d'ailleurs  fréquem- 
ment entremêlés  de  wolfram ,  de  fchorl ,  de  grenats,  de  mica, 
de  ftéatite,  de  molybdène,  de  topazes,  d'hyacintes  &  autres 
fubftances  qui  conûituent  les  roches  primitives  du  fécond  ordre. 

(15)  tt  A  l'égard  des  minéraliiâteurs  acides  ou  alkalins ,  dit  le 
^èoôeur  Démefte,ils  paroiifent  être  le  plus  communément 
*9  des  réTutats  de  l'altération  fpontanée  des  mines  primitives  , 
m  &  fur-tout  de  la  décompofition  des  pyrites ,  dont  la  terre  mar- 
»ôale  ou  cuiyreufe  peut  pafler  à  l'état  de  chaux  plus  ou  moins 
«parfaite,  tandis  que  le  foufre  &  le  foie  de  foufre  volatil  qui 
'«s'en  dégagent ,  peuvent,  de  leur  côté,  minéralifer  telle  autre 
»fubftance  métallique  qui  fe  trouve  fur  leur  paflage;  foit  qu'A 
»  l'état  natif,  comme  l'argent  vierge ,  elle  devienne  alors  une 
naine  d'argent  vitreufe ;  foit  qu'à  l'état  de  chaux,  comme  la 
«mine  de  plomb  blanche  ,  elle  redevienne  une  véritable  ga- 
qlèoe.u  4etr,  vol*  Ii,  p.  68. 
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q ues ,  dans  les  mines  de  plomb  blanches  9  rouges  J 
vertes;  dans  les  pierres  calaminaires,  la  manganaife-, 
certaines  jlcurs  de  cobalt  ,  &c.  tantôt  avec  l'acide 
marin,  comme  le  prouvent  la  mine  d'argent  cornée* 
le  mercure  doux  natif,  &c  tantôt  avec  l'alkali  vola* 
til,ainfi  qu'on  le  voit  dans  lôs  criftaux  £ aqtr  de  cui- 
vre ;  tantôt  avec  l'acide  vitriolique,  comme  le  dé- 
montrent les  vitriols  de  mars  >  de  cuivre ,  de  fine 
&  de  cobalt  ;  tantôt  enfin  avec  l'acide  igné  ou  la 
matière  grafle  produite  par  la  réaâion  de  cet  acide 
fur  les  fubftances  métalliques  :  telles  font  les  mines 
de  cuivre  vitreufes  rouges  &  grifes  ;  Yarfenic  natif 
à  l'état  de  verre  ou  de  chaux  ;  le  précipité  per  fe 
natif;  les  hématites  rouges  ou  brunes  ;  les  mala* 
chitesy  &c.  Toutes  ces  mines  fe  préfentent  avec 
des  formes  criftallines  plus  ou  moins  déterminées  » 
la  plupart  prifmatiques  ou  rhomboïdales.  H  n'y  a 
que  celles  qui  font  produites  par  fHllation  ou  par 
des  guhrs  métalliques  (16)  imparfaitement  diffous* 
telles  que  les  hématites ,  les  malachites ,  &c.  qui  » 
de  même  que  les  ftalaâites  pierreufes  *  foient  en 
maflès  mamelonnées,  lamelleufes  >  fibreufes  ou 
rayonnées ,  dans  lefquejles  la  forme  criitalline  eft 
toujours  indéterminée. 


(i6)LesgwA«  métalliques  ne  font  autre  chofe  que  des  terres 
métalliques ,  extrêmement  atténuées  par  les  eaux  fouterraines 
qui  les  ont  chariées  &  dépofées  dans  les  fentes  ou  cavités  det 
mines.  Voyez  Uhmann ,  dn  des  Mines  t  txad,  franc,  p.  34  &  195* 
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Parmi  ces  mines  de  la  féconde  clalfc  ,  nées  de 
la  décompofirion  des  mines  primitives  ,  on  ren- 
contre auffi  des  métaux  natifs*  Tels  font  Yor  & 
Y  argent  vierges  capillaires  ou  en  filets  contournés  » 
dont  l'origine  eft  bien  poftérieure  à  celle  de  Yor  & 
de  r argent  natifs  en  dendrites  ou  criftallifes.  Ceux-ci 
remontent  à  la  même  époque  que  la  gangue  pier- 
reufe  qui  les  renferme ,  au  lieu  que  l'or  vierge 
capillaire  eft  le  produit  de  la  décompofitiou  d'une 
pyrite  aurifère ,  de  même  que  l'argent  vierge  ca- 
pillaire ou  en  Blets  contournés,  naît  de  la  décom- 
pofition des  mines  d'argent  rouges  ou  vitreufes. 

Outre  ces  produits  fecondaires ,  nés  de  la  dé- 
compofition des  mines  primitives ,  &  qui  les  ac- 
compagnent ou  les  remplacent  dans  les  filons ,  il 
en  eft  d'autres  qui  appartiennent  aux  montagnes 
tertiaires ,  ou  qui  font  dépofés  journellement  â  des 
diftances  plus  ou  moins  grandes  du  lieu  de  leur 
origine ,  par  les  eaux  des  pluies ,  des  fleuves  & 
des  torrens.  Ces  mines ,  que  Ton  appelle  de  tranf- 
port,  comprennent  tous  les  fat  les  aurifères  9  les 
fables  ferrugineux  attirables  à  t  aimant  ;  ceux  qui 
contiennent  des  débris  de  criftaux  d'étain  ;  les  cui- 
vres de.  cémentation ,  le  vert  &  le  bleu  de  montagne, 
les  bois  minir ail  fis  &  pyritifès ,  la  min*  (Purgent  en 
ipis  ,  les  turquoifes  t  les  ocres  martiales  jaunes  9 
rouges ,  &  celle  qui  porte  le  nom  de  bleu  de  Pruffc 
natif  i  les  mines  de  fer  limoneufes  en  géodes  ,  eo 
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gâteau^  ,  en  globules ,  en  grains ,  &  même  en  rô~ 
ches  conglomérées ,  &c.  De  ces  fubflances ,  les 
unes  conferven t  à  peine  des  vertiges  de  leur  criftat» 
lifation  primitive;  les  autres ,  délayées  par  les  eaux, 
forment  des  dépôts  non  criftallifés  plus  ou  moins 
mélangés  de  terres  non  métalliques,  &  fur-tout 
d'argile  ou  de  terre  calcaire* 

Le  mercure  fe  trouve  quelquefois  naturellement 
uni  dans  le  fein  de  la  terre  à  l'or  ou  à  l'argent , 
comme  le  prouvent  certains  amalgames  natifs  de 
ces  deux  métaux  ;  mais  fi  cette  fubftance  métal- 
lique ,  quoique  très-volatile ,  fe  trouve  fi  rarement 
unie  ,  comme  minéralifateur,  à  d'autres  fubflances 
métalliques  ,  cela  ne  vient  pas  feulement  du  peu 
d'affinité  qu'a  1^  mercure  avec  la  plupart  d'entre 
elles  »  mais  encore  de  ce  qu'il  fe  rencontre  dans 
des  montagnes  d'une  formation  beaucoup  plus  ré- 
cente que  celles  où  fe  trouvent  tes-veines  &  filons 
métalliques ,  comme  le  prouvent  les  gypfes  ,  les 
fpaths  féléniteux,  les  grès ,  les  ardoifes  &  les  fchiftes 
bitumineux ,  qui  prefque  toujours  l'accompagnent 
ou  lui  fervent  de  gangue. 

Si  Ton  excepte  les  crijiaux  de  fer  octaèdres,  les 
mines  de  fer  en  roches  dures  a  tri  râbles  à  l'aimant , 
Y  aimant  même ,  Yémeril,  plufieurs  crijiaux  d'ctain9 
&  quelques  métaux  natifs  qui  font  partie  de  la 
tnaffe  même  de  plufieurs  roches  primitives  du  fé- 
cond ordre ,  tomes  les  autres  mines  »  tant  de 
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mîère  que  de  féconde  formation ,  tapiffent  ou  rem* 
pliflent ,  conjointement  avec  une  multitude  de 
criftallifations  fpathiques  ou  quartzeufes  9  les  fentes 
Ou  cavités  qui  Te  firent  par  les  commotions  fou- 
termines  du  globe  dans  la  tnaflfe  même  de  cet 
montagnes.  Ce  font  ces  fentes  plus  ou  moins  riches 
en  minéraux  de  toute  efpèce ,  que  Ton  appelle 
veines  métalliques  ou  filons.  On  appelle  gangue  les 
différons  fpaths  &  quartzs  ,  foit  en  mafle  9  foit  en 
drufcs  ou  groupes  >  qui  accompagnent  ces  mines. 
U  eft  rare  que  les  minéraux  adhèrent  immédia* 
ment  aux  parois  de  la  roche  dans  laquelle  ces 
fentes  ou  ces  filons  fe  prolongent  ;  ils  en  font  or- 
dinairement féparés  ou  diftingués  par  une  lifière 
plus  ou  moins  épaiffe  de  fpath  dans  les  roches  cal- 
caires, &  de  quartz  ou  de  jafpe  greffier  dans  les 
roches  feuilletées  :  c'efl  cette  double  lilîèrefpa- 
thique  ou  quartzeufe ,  que  les  Allemands  défignent 
fous  le  nom  de  Salbandes  (17)  ,  &  que  nous  ap- 
pelons les  toits  fupérieur  &  inférieur  du  filon. 

Les  filons  n'étant  autre  chofe  que  d'anciennes 
fentes  ou  ruptures  produites  dans  une  montagne 
par  les  commotions  fouterraines,  mais  qui  depuis 
ont  été  remplies  de  métaux  &  de  minéraux  de  dif- 
férente efpèce ,  il  arrive  fouvent  que  les  plus  ait- 

(17)  Voyez  Lebmann  ,  Traité  de  la  formation  des  métaux, 
lad.  franc,  vol.  II,  p.  afo  &  fuiv. 
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ciens  de  ces  filons  *  au  lieu  de  fe  continuer  fur  Une 
ligne  quelconque  plus  ou  moins  verticale  ou  in- 
clinée ,  font  un  coude  *  un  reflaut  de  quelques 
toifes ,  ou  feulement  de  quelques  pieds  9  pour 
fe  prolonger  encore  fuivant  la  même  direâiori 
qu'ils  avoient  dans  le  corps  de  la  montagne.  Ces 
rtjfauu  des  filons  proviennent  d'autres  fentes  ou 
ruptures  poftérieures  à  l'origine  des  premiers  filons* 
lefqueb  fe  trouvent  ainfi  déplacés  par  les  afEaifle*- 
mens  qu'occafionnèrent  ces  ruptures  plus  récentes» 
Ces  dernières  fentes ,  beaucoup  plus  régulières  » 
font  tantôt  vides,  &  tantôt  plus  ou  moins  remplies 
de  criftallifarions  pierreufes  ou  métalliques ,  mais 
prefque  toujours  différentes  de  celles  qui  rempftf- 
fent  les  plus  anciens  filons* 

D'après  ces  confidérations  générales  »  je  vais 
paffer  à  la  defeription  des  formes  criftallines  parti- 
culières que  préfente  chacun  des  "demi-métaux  & 
des  métaux ,  confîdéré» 

i°.  Dans  l'état  natif  ou  de  régule  (J)* 

a°.  Dans  l'état  de  mine  primitive  ou  d'ancienne 
formation  (27). 

3°«  Dans  celui  de  mine  fecondaire  (C)  9  née  de 
la  décompofition  de  l'un  ou  de  l'autre  des  états 
précédera» 

4°.  Dans  Vitatfalin  (Z>) ,  c$eft-à-diref  de  fo-> 
habilité  dans  le  fluide  aqueux;  article  qui  me  laiffera 

peu  de  chofe  à  ajouter  i  ce  que  j'en  ai  déjà  dit  dans 

la 
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là  première  partie  de  cet  ouvrage ,  i  l'occalîon  de 
ta  combinaifoB  des  acides  avec  les  différentes 
fubftances  métalliques. 

:  Quant  aux  mines  àetranfpon  (£)  que  préfen- 
tent  quelques  métaux ,  tels  que  le  fet ,  le  cuivre , 
l'or  Êc  l'étam ,  je  n'en  ferai  mention  que  pour  met- 
tre fous  les  yeux  le  tableau  complet  des  change- 
mens  qui  furviennènt  aux  fubftances  métalliques» 
même  dans  les  cas  où  ce  changement  eft  plutôt 
i* effet  d'une  divifion  ou  d'un  déplacement  méca- 
nique ,  que  celui  d'une  véritable' décoinpofirion, 
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GENRE    P  REM  1ER. 
Arsenic» 

IN  O  V  S  avons  confidéré  dans  la  pf  emière  partie 
de  cet  ouvrage  ,  l'arfenic  comme  une  fub fiancé 
acidt  particulière ,  finon  parfaitement  libre ,  du 
moins  très-développée ,  lorfqu'on  l'avoit  dépouillé» 
par  l'intermède  de  l'acide  nitreux ,  de  la  majeure 
partie  de  fon  phlogiftique.  C'eft  dans  cet  état  de 
déphlogiftication ,  que,  Tarfenic  peut ,  ou  fe  com- 
biner avec  différentes  fubilances  alkatfnes ,  &  for-» 
mer  avec  elles  les  dfàétens  fels  neutres  arfenicaux 
que  j'ai  décrits  (i),  ou  bien  reprendre  affez  de 
phlogiftique  &  d'acide  igné ,  pour  que  fa  terre  fe 
montre  à  l'état  tfurfenic  blanc ,  ou  de  verre  <Tar- 
fenic  crifiallin  jaunâtre ,  ou  enfin  fe  faturer  com- 
plètement du  principe  inflammable ,  &  fe  montrer 
alors  à  Y  état  métallique  ou  de  régule  (2) ,  fans  éprou- 


(1)  Voyez  dans  la  première  partie,  les  combinaifoiu  de  l'a- 
cide arfenicai  avec  différentes  bafes,  p.  250  8c  fuiv. 

(a)  La  gravité  fpécifique  de  Y  ar finie  en  chaux ,  eft  de  37.06  ; 
cette  du  wm  far  finie ,  de  50.00;  &  celle  du  régule,  de  83.08* 


Ver  Vautres  thangemens  dans  ta  fôttné  dî/talline 
%3akirt  5  que  ceu*  qtri  doivent  néceffairement  ré* 
folter  de  cette  furabondance  de  phlogiflique,  tels 
que  la  perte  de  fa  tranfparence  &  de  fa  (blubtfité 
dam  l'eau  bouillante ,  &  facquifition  d'une  coup- 
leur &  d'un  écht  métalliques,  joints  â  là  propriété 
de  s'enflammer  *  que  a'avoic  pas  l'arfenic  dans  fou 
état  de  verve  ou  de  chaude. 

L'arfemc ,  ainfi  {atuté  de  ptAogjkftique  ,  eft  noi* 
feulement  unt/uifianu  métallique  particulière* 
maïs  encibte  vàxfoufrt  drftmc à/  très- parfait  >  qui, 
comme  tel  *  peut  s'unir  aux  autres  fubftanoes  mé* 
tittiques  »  de  même  que  le  foufre  ordinaire  f  & 
comme  toi ,  les  diflbudre  &  les  mvUtoUfin 

Cependant  quelques  Chimiftes  &  Minéralogistes 
modernes  »  entre  autres ,  le  célèbre  Bergman ,  ne 
regardent  point  F  arfemcâ  l'état  de  régule,  comme 
un  minéralfôteuf ,  quoiqu'ils  penfent  que  l'acide 
OrfenicaJ  libre  (  fi  toutefois  il  exifte  dans  là  nature  )  * 
peut  fe  combiner  *  comme  minéralifatetfr  ,  avee 
différentes  baies  métalliques  (3).  »  L'arfemc ,  dit 


i^db 


(3)  t»Milfcickeî  9  }*re  àtftnico  native  adtmmetatur,  càrn  niAif 

*  continuât  nec  Julpharis,  nec  acidi  mineralifantis  ;  fattri  quidem  ^ 
tooportet,  ipfitm  arfinicnm  nihil  éffe  allai  quam  difiin&am  acidartt 
npkhçipt  coagnlatum  injtar  fotpharis.  Std  idem  forte  palet  et 

*  omnibus  metallis  ,  &  praterea  acidum  arfkmti ,  phhgtfio  piht 

*  minas  onuftnm ,  acidàm  exuit  n attirant  ,  ideoque  in  hoc  ftatu  uri 
r> minerait fant  refpici  nequit;  fi  wuonudlcubi  iaftar  menjlrui  aoM 

Bij 
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*♦  M.  Bergman ,  eft  cehfé  vulgairement  mïnétafife* 
»  les  métaux  ;  ce  qui  Ta  fait  comparer  au  foùfre 
»  à  cet  égard ,'  par  quelques-uns  qui  fe  font  fait 
»  une  idée  fi  étendue  de  la  miniralifation ,  qu'ils 
»  regardent  comme  telle  prefque  tout  mélange 
j»  étranger  qui  eft  entré  dans  la  compofîtion  d'un 
»  métal  quelconque  :  mais,  fi  nous  examinons  avec 
»  un  peu  plus  d'attention  l'idée  qu'on  attache  au 
»  mot  miniralifation  ,  nous    ferons   forcés   de 
y  convenir  qu'il  faut  la  refferrer  dans  des  bornes 
»  beaucoup  plus  étroites ,  puifqu'en  lui  donnant 
v>  trop  d'extenfion  ,  elle  implique  au  point  qu'il 
*  faudroit  foutenir  en  même  temps  qu'il  n'exifte 
v  point  de  métaux  natifs.  En  effet ,  ajoute  M. 
»>  Bergman ,  l'or  qu'on  appelle  natif  \  n'eft  prefque 
*>  jamais  d'une  pureté  parfaite  ;  il  eft  au  contraire 
s>  plus  ou  moins  mélangé  d'argent  ou  de  cuivre  : 
$>  de  même  Y  argent  natif  n'eft  prefque  jamais 
>>  exempt  d'or  ou  de  cuivre ,  la  platine  de  fer,  le 
m  cuivre  d'or,  d'argent  ou  de  fer,  le  nickel  de  co- 
»  Irçlt ,  &c.  Or,  fi  Varfenic,  qui  ne  diffout  jamais 
5»  aucune  des  autres  fubftances  métalliques  ,  que 
">>  lorfqu'il  eft  à  l'état  de  régule ,  eft  regardé  comme 
»  un  minêralifateur ,  pourquoi  n'en  diroit-on  pas 
»  autant  de  l'argent  ou  du  cuivre  à  l'égard  de  l'or, 

et  in  Katur*  gremio  cuipiam  mttallo  nuptum  reperiatar ,  tum  fiaê 
nâubio  mineralifaL"  Bergm.  de  Mincrar.  doàm.  humidd,  ift 

Opufc.cbym.&pbyfivoLU,p.44a.  . 
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*  ou  d'un  métal  quelconque  à  l'égard  d'un  autre 
*»  métal ,  puifque  dans  tous  ces  cas  la  même  raifort 

»fubfifte  (4)?* 

Mais  il  s'en  faut  bien  que  la  parité  foit  auffî 
grande  que  le  prétend  M.  Bergman.  i°.  L'arfenic 
â  l'état  de  régule  n'eft  pas  feulement  une  fubftance 
métallique  particulière,  ainfi  que  for ,  l'argent ,  le9 
cuivre ,  te  fer ,  &c.  Il  eft  auflî  ,  à  raifon  de  fon 
principe  acide,  8c  deVunion  très-intime  qu'il  con- 
traâe  arec  le  phiogiffique ,  un  foufte  inflammable 
&  volatil  (Tune  espèce  très-particulière  (5) ,  &  qui, 
comme  tel ,  eft  un  diflblvant  des  autres  fubftances 
métalliques  ,  tout  auflî  puiflant  que  lefoufre  com- 
mun ou  vitriolique  ;  ce  qu'on  ne  peut  pas  dire 
d'aucune  autre  fubftance  métallique,  à  l'exception 
peut-être  du  mercure ,  qui ,  dans  fon  amalgame 
avec  quelques  métaux,  exerce  aufli  les  fondions 
de  mincralifatcur ,  puifqu'il  criftattife  avec  ces 
fubftances.  20.  La  petite  quantité  de  métal-étranger 
qui  fe  rencontre  dans  les  métaux  natifs ,  altère  i 
peine  leur  du&lité ,  leur  forme.,  leur  couleur-  & 
leurs  autre»  propriétés  métalliques  :  ih  n'en  eft  pas 
(i  de  l'union  du  régule  d'arfenic  avec  ces  mêmes 


(4)  Voyez  la  Differtatîon  de  M*  Bergman  Air  Parfenic ,  dani 
le  fécond  volume  de  Tes  Opufcules,  to.  275  &  fuiv. 

(5)  jirfinicum  quai  aritat,  fumet»  odonm  fparçaf ,  mttalta 
minera/ifet,  &  quai  pyrite  fit  oppofitum ,  fulphurièus  infiruiê^X 
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fubftances  ;  non-feulement  il  altère  leur  duôilité  « 
leur  couleur  «  &ç.  (6)>  mais  il  ferme  avec  ce* 
fubftances  des  minéraux  particuliers  %  fufçeptrbles, 
<fune  forme  criftalline*  d'une  dureté ,  d'une  pe* 
fanteur  (pçcifique ,  d'une  couleur»  &c.  totalement 
différentes  de  celles  que  préfçnteroit  chacune  dei 
ces  mêmes  fuhftaaces  à  Fétat  vraiment  métallique 
çu  de  régule  ;  <infi  le  mifpickcl  <*u  /rprû*  blanche 
arftniçalt ,  les  J*i*e*  d'argent  ou  de  cgivre  gn/«  ft 
les  jb//?**  dt  cobalt  grifes  &  blanches  *  &  même  le 
fçupfirnickel ,  pnt  un  afpeâ  &  des  propriétés  biei\ 
différentes  de  celles  que  préfcntent  l'arfeniç ,  I4 
fer,  l'argent ,  le  cuivre  &  je  cobalt  à  l'état  nayétal-r 
£que  ou  de  régule,  Ces  minéraux  font  donc  aufli 
joignes  de  l'état  métallique  par  leur  alliage  aveq 
l'arfeniç ,  que  le  font  le  fer  dans  U,  pyrite  fulfiii 
reufe ,  l'argent  dan$  la  qiiae  d'argent  yitrejife ,  le 
cuivre  dans  fes  mines  jaunes  &  grifes ,  enfin  \anti-t 
qioint  &  le  mercure  dans  fes  mines  ^'antimoine 
grifes  &  le  cinabre.  30.  L'arfenic  dans  le  mifpickcl 
ôte  au  fer  k  propriété  d'obéir  9  l'aâion  de  l'ait 
{nant  (7)  :  le  fer  n'eft  donc  pas  pk)S  à  l'état  mé+ 

.  (6)  £«»  «Mi  Mêtëllo  $/t  mifii^ilt  h  i§ut ,  ioramdtm  nrà  toliït 
ïuaileabilicatem  ,  taimqut  dur*  &  fr agi  lia  nMtj  fimuj  &  colo- 
rent mutât;  cupr.um  &  ftrrum  niiit  ûlba;  ûrgentum,  aurum  & 
liflcum  fac'u  grifea  ;  flatjnum  ytrb  fi$  colore  txajtat.  Wall.  Syfa 
fii*.  1778,  p.  158. 

(7)  uRtgulino  mtrito  adnumerat$r  fiterêfi  yy/f) 
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talfique  dan^  le  mifpickel,  qu'il  ne  l*eft  dans  la  py- 
rite martiale  ou  fulfureufe.  40.  Tous  les  métaux  & 
demi-métaux  minéraUfés  par  l'arfenic  ,  de  même 
qpe  ceux  qui  le  font  par  le  fourre ,.  ne  peuvent  être 
reflitués  à  l'état  métallique  ,  qu'après  qu'on  en  a 
dégagé  pacla  torréfaôion,  le  principe  arfenical  ou 
iulf ureux  qui  les  minéralife  ;  &  quand  les  deux  mi- 
néralifateurs  font  enfemble ,  comme  on  le  voit  dans 
la  mine  dy  argent  ro»g«, Tarfenic, comme  plus  vola- 
til ,  eft  celui  qui  le  dégage  le  premier.  5*  Uarienic 
c/î  lui-même  rxûnéraHfé  par  le  fbufre  dans  VorpU 
ment  &  le  réolgar ,  nés  l'un  &  l'autre  de  la  décom- 
position de  certaines  mines  fulfcreufes  &  arfeni- 
cales.  6°.  L'arfenic  a  encore  ceci  de  commun  avec 
le  fbufre ,  que  l'un  &  l'autre  fe  manifeftent  par  une 
odeur  déiagréable,  &  qu'on  ne  peut  d'aillé urs.com- 
biner  antficieUement  par  la  voie  sèche ,  l'une  ou 
fautre  de  ces  fubftances  avec  un  métal  ou  demi-. 
métal  quelconque  %  ians  dégages  une  portion  plu* 


F*«fi 


9*étêhmrt  qutppt  q*6à9  omnipnpatum  Jkiphute,  arfenico  confiât 
w/ej7«pr«ia  forma  metallicà  uniùt ,  &  UcU  poflepius  apaticam* 
»immèiat€h!œn4aastemas  partes  tfficiat,  magnes  tamen  illuà 
«répudiât.  Hoc  ignitum  arftnicaUm  effiutfumm  +  &  mox  imz- 
»gatà  fit  obftqaiofum,  Ucèt  operatia  in  tigillofitrt  omni  p/tlogift* 
»p**a§at9r<i*  Beîgnu  é»  Arftn'up,  hp  Opufc.  U,  p.  07^  Oa 
fourrait  prouver  par  les  mÂ***  raifow  que  le  fer,  eft  à  l'état 
métallique  dan?  la  pyrite  martiale ,  Se.  même  data  la  mwe  de 
frfpûtÀiqfi*  lw  l'un  &  l'aittK  devant»  attirai*!**  k  l'aimant 
*pr&  la  tociéfa&oiw 

Biv 
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ou  moins  grande  du  principe  métallifant  de* 
fubftances  avec  lesquelles  on  les  combine ,  &  pat 
çonféquent  fans  les  minéralifer. 

Après  avoir  ainfi  rétabli  Parfenic  dans  (es  aa« 
cîennes  fondions  de  miniralifattur ,  dont  quelques 
ipodernes  ont  voulu  le  dépouiller ,  je  vais  main-» 
tenant  le  confidérer  comme  une  fubftance  roétak 
tique* 

C À*\    En    Régule, 
£  s  p  i  c  eL 

Régule  d*arfeni.c  natif, 

/trfenicum  nudum  mttallicvm ,  atrum ,  fraSarh  fpUtidens»  Wolu 
Min,  28.  Arfenicum  nudum.  Scop.  Min.  $.  217, 1.  Avfznhun\ 
rcgulinum.  Bergm.  <fe  ^r/I  Opuic.  II ,  p.  278.  Arfaric  vierge  J 
ou  régule  d'arfenic  natif.  Dejcripu  de  Min.  p.  265,  1  ;  Sage, 
EUm^  de  Min,  II ,  p.  69  ^Démette ,  Lettres ,  vol.  II  ,p^l22 , 1. 

J'ai  déjà  dit  dans  la  première  partie ,  que  la 
forme  du  régule  d'arfenic  artificiel  étoit  la  même 
que  celle  de  l'arfenic  à  l'état  (aUna9  ç'eft-à<Ure  „ l'oc- 
taèdre aluminiforme  (8)  ,  &  fes  différentes  modU 
fications  ( PL  lflr  Jîg.  i %  2 ,  /o9/2,  &c. )  On 

(8)  Régulas  arfinici  fi  fufîone  obthtatu*,  efi  confifitntU  uflk- 
laris  &  hmtllofét  ;  fi  vtrà  fublimatiûne ,  confiât  cryfialiit  figur* 
eâtaedricét.  Wall.  Min.  1778 ,  p.  159.  Ctyfialiiaam  habit  /or- 
ptfm  >  j»/«ri  jniirifi  regularem  ,  ritaedricam,  pyrûmidalem  pcl 

fri/matUm*  Bergm.  A  ^  Opufct  II  ^  p.  arç» 
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ne  peut  pas  douter  qu'il  n'en  fût  de  même  du  ré-< 
gule  d'arfenic  natif,  fi  on  le  trouvent  fous  une 
forme  criftalline  déterminée  ;  mais  pour  l'ordinaire 
fl  fe  rencontre  en  ftalaôites  ou  par  dépôts  marne-* 
lonnés ,  formés  de  couches  plus  ou  moins  diftinc- 
tes  &  concentriques,  lefquelles  fe  féparent  affez  fa- 
cilement les  unes  des  autres ,  à  peu  près  comme 
celles  d'un  oignon ,  d'où  eft  venu  le  nom  Sarftnic 
tefiaci  (9).  D'autres  fois  ces  maffes  font  à  très*» 
petites  écailles  convexes  &  concaves;  ce  qui  rend 
la  fur&ce  du  morceau  tantôt  granuleufe,  &  tantôt 
comme  criblée  de  petits  trous  :  on  le  nomme  alors 
arfenic  icailUux  (10).  Enfin  on  le  trouve  auffi  en 
maffes  friables  &  prefque  fans  confiftance ,  qui  lui 
ont  fait  donner  par  les  Mineurs  Allemands  les  noms 
de  muckenpulver  (poudre  à  mouches) ,  &  AejUegen 
fitin  (pierre  volante  )  (r  1).  Toutes  ces  variétés  du 
régule  d'arfenic  natif,  brûlent  en  répandant  une 


(9)  Jrftnicum  nuium  teftacerm,fragmtntisconvexis  concavif* 
fut  ctttât.  Lmn.  Syfl.  «or.  1768 ,  p.  117 ,  n°  1.  Jrftnicum  »«ft- 
imm  particttlis  impalpabilibus  ttflactum.  Cronft.  J.  239 ,  A*  Ati 

fentaup  nu^ivum  forma  nutaliicâ  tcftqçeum.  Wall,  Min.  3778  » 
p.  162,  fp.  084. 

(10)  Arfcnicum  nuium  fquamofum  fragments  mitactis*  Linn. 
îti£  n°  a  ;  Cronft.  $.  239 ,  B. 

(1 1)  Arftnicum  nuium  pirofum  fax  fragmentisporofis  nittntiïut, 
Lînik  ibid.  n#  3.  Arftnicum  natipum  friabilt  6*  porofum*  Cronft. 
$•  a39»  c-  Arftnicnm  aaùvum  forma  mctallicâ  nigriun*  Wall, 
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forte  odeur  d'ail,  &  fe  dtffipeat  en  fumée  fans  laif-* 
fer  aucun  réfidu  ,  lorfqu'elles  font  pures  &  (ans  mé- 
lange ;  mais  elles  font  quelquefois  mêlées  d'une 
petite  quantité  de  fer  ou  de  cobalt.  Dans  le  pre- 
mier cas ,  le  régule  natif  d'arfenfe  peut  être  affe* 
dur  pour  donner  quelques  étincelles  avec  le  briquet, 
ce  qu'il  ne  fait  jamais  lorsqu'il  eft  pur.  C'eft  fana 
doute  wixjUurs  d*  cobalt  qu'on  y  remarque  quel-» 
quefbis ,  qu'eft  due  la  fauffe  dénomination  de  co- 
hait  teftaci(ii) ,  fous  laquelle  S  a  d'abord  été  con- 
nu, Sa  couleur  eft  ordinairement  noirâtre  ou  ternis 
par  l'aâion  de  l'air ,  quoique  dans  fa  firaâure  ré- 
cente ,  il  ait  la  couleur  grife  de  l'acier;  mais  cette* 
couleur  devient  bientôt  jaunâtre  ,  &  s  altère  in* 
fenfiblement  jusqu'au  noir.  On  a  trouvé  beaucoup 
de  régule  cTarfenic  natif  dans,  les  mines  de  Bohème, 
de  Saxe ,  de  Hongrie ,  du  Hartz  ,  &  fur-tout  dans 
celles  de  Sçhnéeberg  &  de  Sainte -Marie -aux-» 
Mines  (rj). 


(12)  Coiukum  te{l<tçtnm.  Vogei  ,  Mi*.  394.  Sckerkn-Ubôk 
des  Allemands.  Juftî,  Min.  180. 

(13)  Voyez  Forft.  Cotai.  177». ,  tf»  414  h  417;  &  celui  <k> 
1780 ,  n«  85*  à  854, 


m* 
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MspkcsII. 

Mine  «farfenic  blanche,  qui  porte  auffi  les 
noms  de  pyritç  Hanche  arfcnicaJc ,  de  mifpickct 
fa  de  771/n*  cfe  ^r  arftnicalc^ 

Jrfinicum  albican*  fpltnâtns^  Wolt,  M î»,  p«  &  Arfenieum  m+* 

talli forme  ferro  mixtum-  Cronft.  J.  343 ,  B.  Minera  arfenici  alfa 

feu  pyrites  aihs,  Anâor,  Befiripu  de  Min.  p.  268,  eip.  II; 

*^&i\*  Crijt.  p.  3*7,  Wefe,  trad,  ail.  p.  1189;  Démette, 

lettre*  >  vol,  II  ,  p.  ?68 ,  efp,  & 

La  pyrite  blanche  arfenicale  (dans  laquelle  le  fer 
çft  minéralifé  p&  Tarfemc  ,  comme  il  l'eft  par  le 
foufre  dans  lu  pyrite  fulitireufe  ) *  contient  fouvent, 
outre Tarienic  &  le  fer,  un  peu  de  foufre,  quelque- 
fois marne  du  cobalt  &  de  l'argent ,  de  même  que 
b  pyrite  fulfareufe  contient  fouvent ,  outre  le  fer 
&  le  foufre ,  un  peu  d'arfenic ,  &  quelquefois  du 
cuivre  ou  de  Ton  Ainfi  la  pyrite  bknche  arfeni- 
cale eft  ordinairement  cot*Uiqu*$L  argentifère  (14% 


.  (14)  Jrftmvm  fim  if  atfinkû  fidphiPëtQ  mùtepalifatuitu 
£mâ.  f.  173.  — ■  arfemte ,  fitèptote  &  fit*  mneralifatum , 
juatra  ait*  eobre  akène  1  mien*  atgtnti  erfknicaliu  Watt.  Mi** 
J77I ,  fp»)94«  -^  n^nerafifatum arfenicale.  Linn.  SpfL  nat.  17689 
y»  ijp,  n*  f •  Pyrite  arftnic&ie  tenaJK  argent.  Dtfcript.  de  Mi**, 
pu  §| ,  efp.  XJi  ;  DéflMjte,  JLcfftii,  vol.  H,  p.  447;  efp.  VIII. 
4rp*mm  êtjjtmakMd  Mâtkktyx  Bo&x~è  PeftheMa-çUtck  ad 


tandis  que  de  fon  côté  h  pyrite  fulfareufe  eft  plut 
communément  cuprifère  ou  aurifère  (i$).  Mais, 
pour  ne  parler  ici  que  de  la  pyrite  arfenicale  >  la 
criftallifation  déterminée  de  ce  minéral  eft  un  prifme 
rhomboïdal  ayant  deux  angles  obtus  de  1050 ,  & 
tonféquçmmopt  deux  aigus  de  75 °  j  mais ,  comme 
les  faces  de  ce  prifme  ,  lorsqu'il  eft  tronqué  net , 
font  re3angulaires  f  ceux  de  ces  criftaux  qui  font 
courts  ou  fort  çngagés  ,  ou  dont  les  extrémités 
font  cachées  par  les  criftaux  voiftns ,  païoiffent  alors 
affeder  la  forme  cubique  ou  ttffulairt  que  leur  at- 
tribuent divers  Auteurs  (16),  quoique  cette  forme 


Freykrg,  &  è  Ntuhofihuag-Qcittes  ad  Braunfdorf  Sax.  Litoph. 
Born.  I,  p.  81,  Qn  lui  donne  encore  le  nom  de  mine bUmchù 
d'argent.  Telle  eft  ta  mine  blanche,  ou  pyrite  d'argent  dont  parle 
Henckel.  Elfe  eft  très-commune  dans  les  mines  de  Freyberg, 
&  ne  rend  guère  au-delà  d'un  marc  d'argent  par  quintal.  Celte 
de  Guadalcanal  en  Efpagne  eft  beaucoup  plus  riche  :  ell* 
contient,  outre  le  fer  &  le  cobalt ,  Jufqu'à  16  marcs  d'argent 
par  quintal. 

OS)  Telles  font  fes  marcajptes  cttforeufis  fEftagnt,  d'un 
jaune  très-pâle,  &  qu'on  taille  en  rofe  comme  le  diamant,  à 
caufe  du  poli  brillant  dont  elles  font  fufceptibles.  Telles  font 
auffi  les  mines  d'or  pyriteufes  de  Hongrie  &  de  Tranfilvanie. 

(16)  Arfenicam  mintralifatum  cryjïallifatam  cubicunu*  Lhuu 
Syjl*  liât.  5768 ,  p.  118  ,  n°  8.  Hoc  cubicttm  figura  gaknm»  o/fa»; 
argenùcolorum  >  ejçtes  colore  fvi  plttmbu  Ibîdw  Minera  arfenici 
filba  cryflallifata  cubica.  Wall.  Min.  1778 ,  p.  167 ,  fp.  288,  a. 
jÊrftnicum  albicans  cryftaliifatum  cubicum,  in  litAomargé  virtfi 
etnu  ^  i  Kufchacht  ad  Freyberg.  Lkoph.  Born.  I,  p.  140.  Min» 

d'arjenjc  cubique ,  ou  pyrite  blanche,  ££  de  Çr^jU  y*  S3&i 
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toit  toujours  rbomboïdale  (PL  Fil  9fig.  4  ).  Elle 
fe  réduit  aux  deux  variétés  fuivantes. 

Variltl  i.  Prifme  tétraèdre  rhomboïdal,  plus 
ou  moins  long  ,  tronqué  net  à  fes  deux  extré- 
mités (17)9  qui  pour  l'ordinaire  font  ftriées  dia- 
gonalement. 

Variiti  2.  Prifme  tétraèdre  rhomboïdal ,  terminé 
par  deux  fommets  dièdres  fort  obtus ,  dont  les 
plans  font  triangulaires  (18)  ;  alors  les  plans  du 

Wëg.  trad  alf .  p.  312.  Mine  d'arfènîc  blanche  criftalfifée  en 
cubes  rhombéaux  ou  rhomboïdauz.  Dtfcripu  de  Min.  p.  269 ,  iv 
Pyrite  arfenicale  cubique.  Sage ,  Elim.  de  Min.  vol,  II ,  p.  7a 

(17)  Eflai  de  Criftallograpbie ,  pî.  V ,  fig.  2.  Minera  arfenici 

+lba  cryftallifata  prifinatica.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  288 ,  c.  Arfe- 

-nieummctalliformc  ftno  mixtum  cryftaltifatumprifmaticum.CTonft. 

-J.  343,  J?,  3,  b.  Arfenicum  albicant  eryjlallis  minoribus  prifma- 

ncis  tetraedris  /parfis.  Litoph.  Boni.  I,  p.  140.  —  eryjlallis  foli- 

tariis  ereSis  truncatis.  Ibid.  Mine  'd'arfènîc  blanche  en  cubes 

«bliquangf  es  légèrement  ftriés ,  de  SchanTenberg  en  Saxe.  Forft. 

Cotai.  177a ,  n#  394  &  fuiv.  —  en  prifmes  rhomboïdaux  de 

plus  d'un  pouce  de  longueur  fur  4  à  5  lignes  de  largeur ,  de 

Freyberg.  Forft.  Cotai.  1780,  n*  855  &  856.  —  à  grands  cubes 

ihomboldaux.  Ibid.  n9  859. 

(18)  Arfenicum  mintralifettam  cryftalUfatum  oBaedrum  nigrU 
oans.  Unn. Syft.  nat.  1768,  p.  n8 ,  n#  7.  Cryjlalli  o€taedr*tco~ 
lort  fojut,  autalbét,  aut  pallié*.  Ibid.  Arfenicum  mineralifatum 
tryfUllis  o&aedris  nigricantibus.  Carth.  El.  Min.  p.  58,  n°  8. 
Arfenicum  meta&firme  ferro  mixtam  cryfiallifatum  oSaedriatm. 
Cronft»  $.  243,  B ,  3 ,  0.  Minera  arfenici  alba  criftallifata  oflfoe- 
drica;  refera  orfeaicalis.  Wall.  Min.  ibid.  fp.  288,  *.  Pyrite 
arfenicale  cryftallifëe  en  prifmes  tétraèdres ,  terminés  par  des 
pyramides  dièdres.  Sage ,  Sléau  de  Mût.  p.  71  i  Démelle,  Un 


fttîlflte  Deflfent  cTÔtré  feâangulaires ,  &  fe  ctiaàgèrtfc 
en  trapèzes  (/>£  fi/,  Jé£.  /o).  Cette  variété  qui 
fe  trouve  fouveftt  for  le  même  groupe  avec  là 
précédente,  offre  une efpèce  d'oâaàdre  pfifrtia* 
tique  ou  cunéiforme  »  quand  \$s  arêtes  des  fom«* 
mets  dièdres  font  bien  prononcées  (19)-  On  la 
trouve  à  Muhfig  en  Saxe  »  aiftfi  qu'à  Frey  ber  g  & 
Ailleurs. 

Ces  çàûàa*  de  mifpickel  préfenténe  quelquefois 
un  plus  grand  nombre  de  facette*  (20).  Tantôt  ils 
s'élèvent  verticale*»*»*  parmi  d  autres  criflaux  de 


voL  II ,  p.  1*9;  d'Àgoty ,  3e  Décade,  pï,  XXIV,  fig.  1,  ^. 
Mine  d'arfenic  o&aèdre.  Èjfai  Je  Crifl.  p.  315  ;  Weig.  trad.  ail* 
p.  311.  Mine  d'arfenic  blanche  en  petits  criftaux  oâaèdret  * 
d'Utoéen  Sudermanie*  Davila»  Cït&J.  II»  p.  347,  n#  51,  a* 
—en  criftaux  oûaédrès  groupés  avec  quelques  criftaux  de 
roche ,  de  Cornouaifle,  &e.  Forft.  Csta/.  1769  ,  n08  138  &  fuiv# 

(19)  »  Mifpickel  en  prifmes  rhomboïdaux  trés-diftinéts  & 
»  colorés,  dont  l'extrémité  tend  à  former  ,  par  félération 
m  d'une  Hghe  diagonale,  deux  plans  triangulaires'  qui  font  ici 
*peu  prononcée;  de  Manfig  en  Sase.«  Forft.  CatàU  l7$o*  n° 
857.  »  Autre  groupe  des  mêmes  criftaux  prifmatiques  rhombo?* 
»daux  y  lefqnels  font  tous  terminés  par  des  ibmmets  dièdres  I 
»  plans  triangulaires ,  suffi  de  Muafig.  ••  Ibid»  n°  8fl8*  Je  pof» 
Xede  un  très-beau-groupe  ,  tiré  ée9  mines  de  Mariefiberg»  01k 
les  deux  variétés  de  mifpickel  font  entremêlées  de  blende  &  de 
galène  criftaf iifées.  Il  eft  repréfenté  pi.  XXIV ,  fig.  1  de  la  fc* 
Décade  du  Régne  minéral  en  plaathes  tolêriéts  de  d'Agoty* 

(ao)  jirftnitnm  albicans  cryjlattis  polyedris.  Litopb.  Born*  ITf 
p.  143.  Minera  arfenici  alba  cryftallifata  cryfiallis  inieterminatiu 
WalUW.fp«a88,s\ 
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blende ,  de  galène ,  démine  de  fer  fpathîque ,  &c.  ;_ 
tantôt  Us  font  couchés  ou  réunis  plusieurs  enfem- 
ble  (2 1) ,  foit  en  faifceaux  divergeas  *  (bit  en  lames 
arrondies  &  dentelées  en  crêtes  de  coq  (22).  Enfin 
il  s'en  trouve  en  maffes  plus  ou  moins  confufes 
&  indéterminées  (13) ,  où  l'on  dîilîngue  à  peine 
quelques  facettés  rhomboïdales.  Leur  couleur  eft 
un  blanc  brillant  à  peu  près  comme  Tétain  ^  mais 
leur  furface  extérieure  eft  quelquefois  teinte  ou 
colorée  par  une  vapeur  de  foie  de  foufre  (24)* 
■  ■  ■  »  ■"«■      '  ■        '      -  '    '  » 

(21)  Arftniam  albicans  cryftatlis  utracdris  connatisi  Litoph* 
Born.I,  p.  140.  Mifpicktl  en  aiguilles  plus  ou  moins  larges, 
qui  panent  de  différens  centres.  Forft.  Catal.  1772 ,  n°  40s* 

(la)  Arfenkum  albitans  cry ptttis  tetraUris  tuntifimihttê  co** 
ttntrotit  «ggrtfttitf»  Litoph.  Bore»  I,  p*  140.  Mine  d'aifenic 
blanche  en  lames  pofées  de  champ ,  comme  les  fpaths  dits  en 
créces  de  coq;d9EArenfrieéerJ3orf.  Ces  lames,  vues  à  fa  loupe, 
paroUfent  réftilter  d'un  «mas  confus  de  petits  crrflauK  rtamfeo!- 
<bux  ,  maie  comprimés*  Dtfcnpt.  de  Min*  p.  269,  a. 

(23)  Arfinicum  ferro  miaeralifatmn, ,  minera  aUjtfcmtt  gra- 
tuits pel  planis  muante.  Wall.  Min.  1778  ,  fp.  287.  Arfini- 
cum  mineralifatum  albicans,  ftagmentis  nitiêis,  Linn.  Syjl.  nat. 

176s ,  p.  «8  9  n°  d.  Mine  d'arfenic  blanche  foiide  &  lametieufe. 

JÔefuift.  it  Min.  p.  269  ,  4. 

(24)  Mifpickel  coloré  gorge  de  pigeon ,  de  Oeyer  en  Saxe. 
Forft.  Catal.  1772,  n°  411.  Mifpickel  rhomjboïdal  &  coloré  , 
dt  Fteyberg.  jforft.  CataL  1780 ,  n*  864. 
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Espèce    lit. 

Mine  d'arfenic  grife ,  ou  pyrite  d'orpiment* 

étrfenicum  fulphure  &  ferro  mincralifatum ,  minera  diffbrmi ,  gré* 
'  mlii  cinereo-cœrulefantibas  mitante.  Minera  arfenici  cintrai 
Wall.  Min.  1778 >  p.  167 ,  fp«  289.  Jrfenicumfulphuratumfétx 
mincralifatum  cinereo-cœrulefcens  micans.  Linn.  Syfi.  nat.  1768, 
p.  118  9  n°  5.  Arfenunm  ferro  fulphurato mineralifatum.QxonSt. 
J.  213 ,  utf.  Mine  d'arfenic  grife  ou  fulfureufe.  Defcripu  de 
.   Min.  p.  370 ,  efp.  III» 

Cette  efpèce  9  qui  n'a  point  encore  été  trouvée 
fous  une  forme  criftalline  déterminée ,  contient  » 
outre  l'arfenic  &  le  fer ,  une  quantité  de  foufire 
affez  confîdérable  ;  auffi  en  obtient-on  du  réalgar 
en  la  diftillant  (ans  intermède.  Wallerius  en  diftingue 
deux  variétés ,  Tune  en  maffe  folide  &  compaâe  » 
l'autre  granuleufe.  On  peut  même  regarder  comme 
une  (impie  variété  de  cette  efpèce  ,  celle  qu'il  dit 
être  jaunâtre  dans  (a  fraâure  récente ,  mais  noir- 
ciffant  à  l'air  (25).  Ces  mines  d'arfenic  fulfureufe» 
font  affez  communes  en  Suède  ,  fur-tout  à  Loëfà* 
ftn  en  Dalécarlie  9  &  à  Sahlbcrg  en  Weftmannie. 
11  y  a  lieu  de  croire  que  c'eft  à  la  décompofition 
fpontanée  <fe  mines  de  cette  efpèce  dans  le  fein  de 
la  terre ,  que  la  rvbint  d'arfenic  &  Y  orpiment  natifs 
doivent  leur  origine. 

■    ■  '  I     ■!  I       1  t  ■  ■  ■  ■    ^^— — ■> 

(25)  Arfenicum  pyrite  fulphurato  mi  nerali fatum .  folidunt  flavtf- 
cens;  minera  arftnicaUt  flavtfcens*  Wall  Min*  1778  ,  p.  168  * 


XjO}  En  Mine  secondaire. 

E  s  p  k  c  e    l  V> 

Rubine  d'arfenic,  réalgar  natif,  foufre  rougé  des 
Volcans. 

• 

Calx  arftniù  fulphure  mixta  rulra.  Cronft.  §.  2141 ,  B ,  h  Arfe- 
nicum  nudum  rubrum ,  arfeniaim  fandaraca.  Linn.  •Syjî.  nat* 
176S,  p.  117  ,  n*  44  Arftnicum  nativum  fulphure  mixtum,  ru» 
brum;  rifigai/um.  Wal/.  Min.  1778,  p.  163,  (p.  Q&$.  Jrft- 
nicum  tubrum  inttrium  cryflallinum.  Wolt.  Min.  p,  36.  Arfe- 
nicum  fttlphan  mintruli fatum  rubrum.  Bergm.  dt  Arf.  Opufc. 
JI  *  p.  397.  SandaracÀû,  raalgar,  arftnicum  rubrum ,  fulpàur 
rubrum,  Auâor.  Sulphur  nativum  arftnicalt  rubrum.  Wall» 
Min.  ibid,  p*  125 ,  fp.  272. 

Ce  minéral  «  qui  ne  diffère  de  l'efpèce  fuivante> 
qu'en  ce  que  l'arienic  y  eft  minéralifé  par  une 
plus  grande  quantité  de  foufre  (26) ,  paroît  dévoie 
Ja  naiflance  i  la  dëcompofition  des  mines  fulfu- 
xeufes  &  aifeoicales  ,  dont  les  principes  volatils* 
en  fe  fublimant  comme  on  le  voit  aux  bouches 
xles  vokans  *  fe  combinant  enfemble  en  différentes 
proportions»  de  manière  à  produire  Tune  ou  l'autre 
des  mines  feçondaires  dont  il  85agit.  Lors  donc  que 


(26)  La  gravité  fpécifique  du  réalgar  n'eft  que  de  32.15* 
Uodis  que  celle  de  l'orpiment  eft  de  53.15.  Voyez  ci-deJTus., 
jp.  18,  note  2,  les  gravités  fpécifiques  de  l'arienic  en  chaux,  en 
verre  â:  en  régule* 

Tome  III.  Part.  III.  Crift.  mitait.  C 
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la  partie  fulfureufe  y  domine ,  il  en  réfulte  un  ni 
néfàl  fufceptible  d'une  criftallifation  déterminée  9 
qui  paroît  être  une  modification  de  l'oâaèdre 
rhomboïdal  du  foufre  (  PL  V9fig.  S  )  ,  &  que  fa 
tranfparence ,  jointe  à  fa  belle  couleur  rouge ,  ont 
fait  défigner  fous  les  noms  de  rubinc  tFarfenic ,  Se 
de  rubis  de  foufre  (jlj). 

Figure  des  crijîaux  de  rialgar ,  ou  rubinc  ctarftnic. 

Ces  criilaux  préfentent  plufieurs  variétés ,  qui 
toutes  dérivent  d'un  oâaèdre  rhomboïdal  â  pyra- 
mides quadrangulaires  obtufes ,  féparées  par  un 
prifme  intermédiaire  plus  ou  moins  long.  Lorfqu'on 
les  trouve  fans  troncatures,  les  plans  des  pyramides 
font  des  triangles  fealènes  ,  &  ceux  du  prifme 
rhomboïdal, des  parallélogrammes  reâangles  (PL 
VU, fig.it). 

Variété  /.  Quelquefois  les  pyramides  font  tron- 
quées au  fommet  &  dans  leurs  quatre  angles  fo- 
lides  ,  ce  qui  change  en  trapézoïdes  les  triangles 
fealènes  de  ces  pyramides.  Les  nouveaux  plans  ré- 
fultans  de  cette  troncature,  font,  pour  chaque  pyr 
ramkle ,  un  rhombe  perpendiculaire  à  Taxe  du 
prifme ,  &  quatre  trapézoïdes  inclinés  fur  fes  bords. 

(27)  E(r  it  Crijl.  p.  314,  pL  III,  fig.  4;  Weîg.  trad.  alf. 
p.  310 ;  Sape,  Elim.  de  Min*  vol.  II ,  p.  75 ;Démefte,  vol.  II , 
p.  127.  Riflgallum  pellacidum  ,  ruHnut  fulphurii.  Wall»  Min. 
J778  ,  p.  136 ,  fp.  385 ,  c.  . 
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tes  Wâahgiès  de  ce  môme  prifeie  deviennent  anfi 
tfes  oclogonesirréguiiers  (  Pi.  VII,  fig.  ,2  ). 

Cette  variété  fè  rencontre  fur  les  groupes  de 
rûbinè  d'àrfenrc  de  la  Solfatare  ;  mais  H  eft  bien 
ptos  ordinaire  d'y  trouver  l'une  ou  l'autre  des  va- 
riétés fuivantes. 

VàtiUl  a.  Prifirté  hexaèdre  un  peu  comprimé, 
terminé  par  deux  Commets  tétraèdres  oppofési 
dont  tes  plans  font  trapézoïdaux.  Deux  des  face* 
oppofées  du  prifme  font  hexagones,  &  les  quatre 
autres  reâangulaires  (  PI.  ni ,  fig,  ,3  \ 

Ce  prifme  hexaèdre  réfulte  de  la  troncatur* 
Jonçtudmatedes  deux  bords  aigus  du  priûne  rhon* 
txndal  de  la  figure  primitive  {PL  rilt  fig  „  y 
Ce  prhme  eft  donc    irrégulièrement  hexaèdre." 
ayantdeux  de  fes  angles  moins  obtusque  les  quatre 
«utte*  Le  peu  de  groffeur  des  criftaux  de  rubine 
tfarfeiuc  dans  les  échantillons  que  j'ai  vus,  ne 
«a  point  encore  permis  de  prendre  la  mefure 
de  ces  chflèrens  angles,  Quelques-uns  même  dé 
ces  criftaux  m  ont  paru  terminés  par  des  font* 
mets  dièdres  à  plans  pentagones  (  PI.  m    fi 
^7)  ;  mais  cette  modification  de  l'oâaèdre  rhom** 
boîdal  femble  provenir  de  ce  que  deux  des  tra^ 
pezoïdes  de  chaque  fommet  s'accroiffent  &  s'élan 
giflent  aux  dépens  des  deux  autres  qui  refient  ainfî 
linéaires  ou  fort  étroits ,  comme  on  l'obferve  dan» 
certaines  variétés  de  la  félénite* 

C  ij 
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Variété  $ .  La  variété  précédente  »  dont  les  deuï 
bords  obtus  du  prifme  font  auflî  tronqués  9  mai* 
très-légèrement  ;  ce  qui  ajoute  à  ce  prifme  deux 
hexagones  linéaires  oppofés ,  &  change  en  pen- 
tagones irréguliers,  les  quatre  trapézoïdes  des 
fommet^(/V.  VJI9fig.  14  ). 

Variété  4.  Les  deux  hexagones  larges  &  oppo- 
fés ,  qui ,  dans  la  variété  précédente ,  réfultoient 
4e  la  troncature  longitudinale  des  deux  bords  aigus 
du  prifme  rhomboïdal ,  font  dans  celle-ci  rem- 
placés chacun  par  un  double  trapèze  en  bifeau  » 
de  manière  que  le  prifme ,  d'oâaèdre  qu'il  étoit, 
dévient  décaèdre ,  tandis  que  les  fommets  reftent 
toujours  tétraèdres  à  plans  pentagones  irréguliers 

(Pt.vii.fe  iS). 

Variété  S.  L'arête  formée  par  la  jonâion  de» 
deux  trapèzes  en  bifeau  du  prifme  de  la  variété 
précédente  ,  eft  elle-même  furtronquée  ,  de  ma- 
nière que  chaque  angle  aigu  du  prifme  rhom~ 
boulai  primitif  eft  alors  remplacé  par  un  hexagone 
entre  deux  trapèzes ,  tandis  que  chacun  des  angles 
obtus  du  môme  prifme ,  l'eft  par  un  hexagone  li- 
néaire entre  deux  reâangles.  Les  deux  nouveaux 
plans  produits  par  cette  furtroncature ,  rendent 
le  prifme  dodécaèdre ,  &  changent  en  hexagones 
fort  irréguliers ,  les  pentagones  irréguliers  des  fon> 
mets  (PLVIl,fig.iG). 

On  trouve  de  ces  criftaux  de  réalgar,  non» 
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feulement  à  la  Solfatare  près  de  Naples  (28) ,  ma» 
encore  dans  les  mines  de  Nagyag  en  Tranfilva- 
nie  (29)  ,  fi  célébrés  depuis  quelques,  années ,  pat 
la  richeflfe  &  la  fingularité  de  leurs  mines  d'or  fui* 
ftireufes  &  arfenicales  ;  ce  qui  rje  permet  guère 
de  douter  que  ce  réalgar  ne  foie  un  produit  de 
k  décompofirion  Jpontanée  de  ces  mines  primi- 
tives. On  trouve  auffi  du  réalgar  en  plus  gros 
criftaux  y  mais  dont  la  forme  eft  indéterminée  *  dans 
les  mines  de  Fclfobanya  (50)  en  haute-Hongrie  ; 
dans  celles  de  Joachimfthal  en  Bohême  (3 1),  de 


"  p  >  < 


(•8)  Réalgar  natif  en  f£  titi  criftaux  ttànfparens,  roug e*cott>tne 
des  rubis ,  c5«.  de  la  Solfatare.  Dejbripu  de  Mitt.  p..  a?6,  i.hII 
*»fe  forme  auffi  à  la fuperfkie  «le  ces collines  (de  la  Solfatare) 
rt  de  petits  criftaux  d'arfenic  rouge ,  bu  d'arfenîc  mêlé  de  foufre.  a 
Ferber ,  Lett.  fitr  tltaL  rsad.  franc,  p.  363*  $affd*t*c*  çryjlalfc 
fata  1  hfcoriâ  frlidâ,  è  Sojfîaar*  ad  Ntapolu*.  Litopfa.  Born. 

(29)  Sandûrata  ctyftallifàta ,  cryftoHi*  kexatdnhpriflnaticis  f&+ 
litariis  ereiïis ,  opacis ,  aï  Nagyag  Tranpto..  Lîtoph,.Born.  I% 
p.  139,  —  cryftaliis  htsatirU  tutneatit  ptUmaidiê  in  affilia  indu* 
Tûtâfffili.  ltod*  Soufre  arfemeai  ou  réalgar  tenant  or  dans  une 
langue  quartaeufe ,  de  Nagyag  en  Tranfitaanie.  Forft,  CataU 
1780,  n*  868*  Réalgar  tenant  or  dan»  une  terre  argileufe  en- 
durcie ,  de  Nagyag*.  lbid.  n#  871. 

(30)  Sandaraca  cryflatlifata  in  quàrty  cryflalRfajto  ccaule  tac- 
<eo ,  ad  Ftlfbbanyam  Httngjup.  Lhopb..Bdrn.  I ,  p..  139.  Réal- 
gar dans  le  quartz, avec  calcédoine  en  petits  mamelons,  dea 
mines  d'antimoine  de  Pilfobaaya  dans  h  haute  Hongrie.  Forft^ 
ÇalaL  1780,  ttf"  869&K70, 

(31)  Rifigallum  cryjlalli fatum ,  è  JôachimjlaM  û»  JfoAemiâ..Fi^ 
fjtra  crypalloruai  ejl  indetirminnta,  Wall.  Min.  1778 ,  fp^a8^  fc 

C  u| 


Jtraunfdorfftc  de  Jtfarienberg  çn  Saxe*  On  en  trouvé 
même  enmafles  informes  9  quelquefois  mêléçs  de 
foufre  çitrin  natif,  à  l'embouchure  de  certains  voK 
cans.  Tel  e&\çfoufre  rouge  de  la  Guadeloupe  (32)  m 
$c  le  réalgar  en  ftala&tes  d'un  rouge  vif  %  du  voU 
çan  de  la  province  de  Bungo  dans  TUc  de  Xirna 
au  Japon.  Ce  réalgar  eft  quelquefois  opaque  01* 
cjemi-tranfparent  :  on  en  fait  à  la  Chine  des  va* 
fe  (33)»  4e*  pagodçs*  &  autres  ouvrages  d'or* 
nement. 


(33)  Sulphut  nativttm  rubrujnptlluciium ,  ex  infulà  Milo ,  Geo* 
ehlupe  h  Jmericâ,  &c.  Wall.  Min.  1^8 ,  fp.  37a ,  a.  J'ai  un, 
morceau  de  fbjufre  arfenical  tranfparent,  de  la  Guadeloupe  % 
dans  lequel  fe  trouve  une  veine  de  foufre  jaune  trèvpur,  entre 
deux  autres  d'un  rouge  moins  foncé  que  le  reÛe  du  morceau. 
»  Soufre  &arfenic  fondus  &  vitrifiés  par  les  feux  de  l'Etna.  Ces 
%»deux.  fubftancea  forment  une  marie  rougeitre,  opaque  ,  po-. 
«reufe  &  Iuifante ,  chargée  d'arfenic  blanc  criftallin  en  lame; 
y  triangulaires,  dont  quelques-unes  fe  réunifient  en oâaèdres. <\ 
Dtfcript*  de  Min.  p.  277 ,  3^  > 

(33)  Ces  vafes,  dont  la  forme  eft  quelquefois  fort  élégante  ^ 
se  font  pas  de  (impie  ornement.  Les  Indiens  fc  les  Chinois, 
s'en  fervent  pour  fe  purger ,  en  y  laifiant  ajourner  pendant 
quelques  heures  du  yinaigre  ou  du  jus  de  limon ,  qui ,  fans 
doute ,  fert  de  correâif  au  poifun  de  i'arfenic,  qu'ils  ne  craignent 

Joint  d'aval  er  ,  comme  on  faifoit  autrefois  parmi  nous  du  viq 
ïanc,  qu'on  ayoit  mis,  pour  le  même  ufagç,  dans  des  gobe- 
lets de  régule  d'antimoine^  Voyez  d&Q*  VEjfai  dq  Criflallograr 
fhie,  p.  294  &  295  ,  les  noms  indiens  de  différentes  fortes  d'or*t 
yiment  $  de  rçalgar  dont  on  fe  fert  à  la  ç^tej  de  Çoromano^ 
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Espèce     rÊ 

Orpiment  natif ,  orpin,  ou  arfenic  jaune  foflïle* 

Caîx  arftnki  fulphure  mixta  gava*  Cronft.  $.241,  B ,  a.  Auù~ 
pigmentum  fojple  crujlofum*  Mercat.  Metall.  Vatic.  p.  73.  Ar- 
ftnicum  natiyum  fulphure  mixtum  ,  plants  mie  an  s  ,  flapunu 
Wall.  Mi*  1778 ,  p.  163 ,  fp»  286.  Arfutuum  citrinum  Diofcor* 
&  Piiniu  Arftnicum  luttum ,  iameUatum  ,  micaceum.  Woic.  Min* 
p.  28.  Arftnicum  mineralifatum  Pcx  lamellis  flavis ,  fpltndcn- 
tibus ,  imbricatis  ,  compofuum.  Catth.  Et.  Min.  p.  57.  Pyrites 
auripigmtntum  feu  pyrites  nuius  *  fiavus  micis  aurons*  Lion» 
Syft.  nat.  1768,  p.  113,  n*  2;E£ài  de  Crift.  p.  393  -,  Weig* 
trad.  ail.  p.  294. 

Dans  cette  mine  ,  Tarfenic  à  Té tat  de  chaux  eft 
minéralifé  par  une  moindre  quantité  de  foutre  que 
dans  Tefpèce  précédente.  Elle  ne  paroît  pas  avoir 
encore  été  trouvée  fous  une  forme  criftalline  dé- 
terminée  ;mais  M.  le  baron  de  Born  nous  dit  qu'on 
en  rencontre  encrijtaux  potyidrts  (34) ,  dans  une 
argile  bleuâtre  des  environs  de  Ncwfol  en.  H  on* 
grie.  Quoi  qu'il  en  foit ,  l'orpiment  nous  eil  en* 
voyé  dç  diverfes  contrées  du  Levant,  en  mafles. 
irrégulièxes  %£q\ides  oulamelleufeg  (3.5}*  d'un  beau 


(34)  Jurîpfymtntum  cryftullifatum  ,  cryjlaliïs  pofyedris  in  ar- 
gillâ  catrabfctau,  adTMi°haptopèNt(rfoUumHungJnf  Lkopfu 
Born.  I ,  p..  139.. 

(35)  Auripigmtntum  fiavum  folUum  è  lamellis  flii  impofitii 
uurto  colore  rtfpltndentibus^  tx  QrUntt  ad*  nos  adftrtur.  IbicL 

G  ut 


jaune  ci trin,  tirant  un  peu  fur  le  verdâtre  ou  le  rou-- 
geâtre.  Les  lames  luifantes  &  marné  un  peu  flexi- 
bles qui  le  compofent,  ont  été  prifçs  m  al-à -propos 
pour  du  mica.  Il  n'eft  pas  rare  cPy  voir  des  veines 
ou  taches  d'arfenic  rouge  ou  de  f  éalgar.  J'ai  dans 
ma  colle&on  un  échantillon  très-curieux  de  gypfe 
grenu  blanc»  qui  contient,  outre  une  veine  d'or- 
piment mêlée  de  réalgar ,  de  la  mine  d'argent  blan- 
che lamelleufe ,  &  des  marcaffites  çn  cubes  ftriés 
fort  éclatans.  J'ignore  de  quel  pays  vient  ce  mort 
çeau. 

£/>}     A     V  É  T  A  T     SALIN, 

£    S    P    k    C    E       V  h 

Arfenic  blanc  criftallin  natif. 

Arfenicum  calciforme  ,  feu  calx  arftnici  tmtiya  pura  iniurata* 
Crpnft.  §.  240,  A,i.  Arftnicum  cryftattinum  album  nitidum. 
Carth,  EL  Min*  p.  51 5  fp.  1 ,  L  Jrferticum  nadum  cryftàlti- 
numpurum.  Limn  Syjt.  nat.  17685  p.  H7>n*  1.  Arftnicum 
natipum  qlbum  falino-celcareum  cryjlallinum,Wd\\.  M//M778  > 
p.  160 ,  fp.  282.  9  b.  Verre  d'arlenic  natif.  Sage ,  Elém.  de  Min* 

P*  73  »  EJTai  à*  Crifi-  P-  3*3;  Weig.  trad«  ali.  p.  309;  Dé- 
inefte ,  Lettres ,  vol.  II  y  p.  x  23  ^  efp.  III. 

On  a  vu  dans  la  première  partie ,  que  l'arfenic  , 
blanc  artificiel  criftalltfe  en  oSaidrcs  aluminiformts 
{PL  Hlifig.  1  ) ,  dont  les  deux  pyramides  font 
quelquefois  féparées  par  un  prifme  intermédiaire 
plus  pu  moins  long(/7.  ///,  Jîg.  23).  M,  Bergman 
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*  même  fait  obfenrer  que  quelques-unes  de  ces 
pyramides  font  creufes  >  &  composées  de  triangles 
concentriques  ou  décroiffans   progreiTwement  > 

comme  les  carrés  dans  les  trémies  du  fel  marin  ou 

1 

du  fel  fébrifuge  de  Silvius  (36).  Mais  l'arfenic  blanc 
criftallin  natif  *  qui  fe  rencontre  à  la  fuperficie  de 
certaine»  mines  arlemcales ,  eft  ordinairement  en 
aiguilles  prifmariques  plus  ou  moins  déliées ,  blan* 
ches  ,  tranfparentes  »  &  dont  la  forme  eft  indéter- 
minée (37).  M.  de  Born  nous  apprend  qu'on 
trouve  fur  du  ichifte  argileux ,  dans  la  mine  de 
Huber  à  Joaehiœfthal  $n  Bohême  ,  de  cet  arfenic 
en  crijlaux  prifmatiques  quadrangulaires  tronqués 
(tu*  dtux  bouts  (38)*  Ces  prifmes  font  pour  l'or- 


(3<5)  *>  In  acervis  minetarum  arfinicalinm  uflalatis  nandrareegre- 
t»gise  ocairruntcTyûalli9partim  tetraedric£,partim  o&aedric*tqua- 
n  rum  aonhttlU  càvat  tûntnm  pyramides  montrant  trfgonas  pe/tttra» 
fgonas,  triangulU  flngtrfis  txfilamentis ,  lateribus  rtfpe&ivè  parai- 
v  Ulh  ,  cùmpQfltiu  Stilkét  pyramit  cava  trigona ,  mittoribut  fiepè 
»  oppUta ,  continué  magnitudint  decrefcentibus ,  tttratdrum ,  tâo 
»»  verà  tetraedra  rite  difpoftta  o&aedrum  générant.  En  via  ficcâ  or- 
V  tant  evmpagem ,  illi  omni  nb  fîmikm  ,  quâ  via  humidâ  fal  eu  lin  ans  , 
#  digeflivus,  6»  omnesforjhn  alii ,  conjtru&i  tepetiantrir.  «  Bergm, 
fe  Jrf.  Opu/c.  If,  p.  497. 

(37)  C*?*  *rfeniei  fitti*  cryjlallifata  cryftaltis  ptUncidis  pofye- 
iris  ,ad  Ekrenfridrichsdorf  Sa*.  Lîtoph.  Born.  I,  p.  139.  »»  Confiât 
*>cryftalii$  albis  femipelluddis  ,  figura  poîyedricà  pïerumque 
"indeteriftinatà ,  fade  externâ  qaartxofls  cryftaUis  vel  quart^opo- 
vtius  qnam  pitrbfimilibu*.  Wall.  Afûr.  1778,  p.  160. 

Ç38)  Cal*  arfcniçi  nuda  cryjlallis  prijingtiçis  letraedris,  utrin* 
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dinaire  en  rayons  divergens  autour  dfun  centra 
commun.  Henckel  rapporte  qu'on  en  trouve  à 
Joachimfihal  fur  les  mines  d'argent  rouges  & .  de 
cobalt  (39)-  Cronftedt  dit  qu'on  en  rencontre 
auffi ,  mais  rarement ,  dans  les  interfaces  de  l'arfe- 
nic  teftacé  9  à  Saint-Andrcasbcrg  au  Hartz.  Enfin 
M.  Sage  en  a  vu  fur  des  mines  de  cobalt,  de  la 
vallée  de  Giftan  dans  les  Pyrénées  Efpagnoles. 
Walierius  obferve  que  cet'arfemc  blanc  criftallin 
natif  ne  perd  point  fa  tranfparence  à  Pair ,  comme 
celui  qui  efl  un  produit  de  l'art  (40), 

On  trouve  aufli  de  la  chaux  d'arftniç  native  (41  )* 
fous  la  forme  d'une  efflorefcence  hlancbe  &  ferK 
neufe  dans  les  cavités  de  quelques  mines  arfeni-» 
cales ,  dans  des  terres  argileufes ,  &  dans  wnjinut 


fut  MtBcatis.  (  Note  de  M.  de  Born ,  communiquée  par  M.  Her* 
mann.  )  Cryflalli  oblong*  ,  polyèdre*  ,  irregu lares  utrinque  trun^ 
caUe  è  ctntro  divergentes.  Linn,  SyJL  nat.  1768  ,  p.  1 17. 

(39)  Voyez  fa  Pyritologk,  p.  256  de  fa  trad.  franç« 

(40)  Confiât  ctyflallis  in  lire  mutationi  non  obnoxiii,  ôwà, 
in  circvmjlantiâ  ab  artificialHus  difcrepant^  Wall.  Min.  -1778* 
p.  160. 

(41)  Calx  arfeniei  nativa para  j nabi lis*  Cronft.  $.  340 ,  A,i* 
jfrfenicum  nudum  purum ,  pufoeruUntum ,  album.  Carth.  EL  Min* 
p.  51  ,  fp.  I ,  a,  Arjenicunx  nativum  album  farinaceum.  WalU 
M'm.  $778  9  *P-  2%2i  *•  Chaux  blanche  d'arfenic  native.  Defir^ 
de  Min.  p.  271  ;  Sage,  Elan,  de  Mifl.  VoL  l,  p., 73;  OÉnwfte* 
Itftres,  vol.  U^  p.  12^ 
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blanc  mamelonné ,  ou  flalafiite  calcaire  de  Sainte. 
Mane-aïu-Mines  (4a). 

C4O  Cafr  arfinici  auia  para  alha  flillatitùi  friaiilii  tx  ife. 
k*a  H"ber  a4  JoaciimjiAal  BqA.  titoph.  Bom.  1,  p.  138.  Cal» 
frjcnici nuit  iaargilli  virtjitnu.  Ibîd.  Sintet  bianc  mamelonné, 
chargé  d'une  efflorefcence  blanche  arfenîcïle,  comme  il  eft  aifé 
de  t'en  allure»  par  l'odeur  d'ail  qui  t'en  dégage  lorTqu'on  en. 
Ret  fur  de*  charbon*  ardent,  Forft.  Catal.  1772,11"  igoo. 
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GENRE    IL 
Antimoine, 

[A]   En    Régule, 

Es PkcE  /.  Régule  d'antimoine  artificiel. 

V^UELQUES  Auteurs*  parlent  d'un  régule  cTanti* 
moine  natif  (i) ,  tel  que  celui  qui  fut  découvert 
en  1748  par  M,  Ant.  Svab,  dans  la  mine  de  Sahl- 
berg  en  Suède  (2)  ;  mais  il  y  a  lieu  de  croire  que 
ce  régule  »  qui ,  fuivant  ces  Auteurs ,  a  la  couleur 
blanche  de  l'argent  ,&  préfente  dans  fes  caflures 
des  facettes  brillantes  aflez  larges ,  n'eft  autre 
chofe  que  la  mine  d? antimoine  blanche  arfenicale  de 
l'efpèce  fui  vante ,  d'autant  mieux  qu'elle  préfente 
les  mêmes    çaraâères  extérieurs.  D'ailleurs  M* 


(x)  Jntimonium  nativum  five  regnlus  antimonii  nathuu  Cronft* 
§.  »33  ;  Aô.  Hofmenf.  1748 ,  p.  99  ;  Wall.  Min.  1778 ,  p.  196  , 
fp.  301.  Stibium  nativum  feu  nudum  argenticolarum.  Linn.  Syft* 
nat.  1768,  p.  123,  n°  1.  Antimonium  nudum  ngulinum.  Carth, 
EL  min.  p.  59.  Stibium  nudum.  Scop.  Princ.  min<  §,  211, 1. 

(a)  »i  Stibium  nativum  ex  obfervatis  Schwabii  adduxerunt  mine-? 
»  ralogi ,  fed  negant  cl.  viri  Lehmannus  (  §.  88  ) ,  Jufti  (S*  »5o> 
«&  Vogelius  (p.  495)  j  eço  çrtdwi  cm  yHctq%u  Scop,  Frinç* 
mu.  p.  154, 
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Sef gfflàn,  &  tous  ceux  qui,  comme  lui  »  ne  regar- 
dent point  Farfenic  comme  un  minéralifateur  ,  ne 
font  aucune  difficulté  de  mettre  une  telle  mine 
au  rang  des  métaux  natifs ,  par  la  raifon  que  le  ré- 
gule d'antimoine  y  eft  feulement  mélangé  de  ré* 
gule  d'arfenic  (3) ,  &  même  en  très-petite  quantité. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  aucun  Auteur  n'a  dit  avoir 
vu  du  régule  d 'antimoine  natif  Tous  une  forme  crif* 
ïalUrM»  déterminée  ;  mais  ,  fuppofé  qu'il  en  exifte , 
elle  doit  être  h  même  que  celle  du  régule  arti- 
ficiel ,  qui  préfente  tantôt  des  afiemblages  de 
cubes ,  &  tantôt  des  dendrites  en  relief ,  formées 
à*oct*èdrcs  implantés  les  uns  dans  les  autres,  comme 
ceux  de  l'argent  natif  &  des  autres  régules  mé- 
talliques. 

Ces  dendrites  ou  ramifications  formées  d'oâaè- 
dres  ,  font  d'autant  plus  faillantes  &  mieux  pro- 
noncées ,  que  le  refroidiffement  du  régule  a  été 
plus  lent  :  ce  font  elles  qui  forment  cette  étoile 
à  rayops  branchus  (rtgulus  antimoniijicllatus) ,  qui 


(3)  J'ai  reçu  de  M.  de  Born  un  échantillon  de  cette  mine 
«Tantimoine  arfenicale ,  fous  la  dénomination  fuivante  :  m  Mine 
t?  d'antimoine  qui,  feion  les  apparences  extérieures  ,  convient 
»avec  l'antimoine  natif  décrit  dans  les  Mémoires  de  l'Acadé- 
99  mie  royale  de  Suède ,  de  l'année  1748  ;  dans  le  fpath  calcaire 
»  chine  mine  nouvellement  découverte  à  Bergjladil  en  Bo- 
»  béme.  «  La  couleur  de  ce  minéral  eu  noirâtre ,  ce  qui  indique 
que  le  régule  d'arfcnic  y  cft  plus  abondant  en»  dans  i'efpéc* 
faivante* 


g  paru  fi  merveilleufe  dans  le  régule  d'art tlrrioînêf 
parce  qu'elle  y  eft  plus  diftinâe  que  fur  les  autres 
régules.  Lorsqu'on  favorife  la  criftallifarion  de  ce 
même  régule  en  furvidant  le  creufet  pour  y  laifler 
un  efpace  fuffiiant  à  l'arrangement  régulier  des  cris- 
taux ,  on  obtient  des  fuites  de  cubes  pofés  en  re*- 
traite  les  uns  fur  les  autres ,  &  qui ,  par  Fimper- 
feâion  de  nos  procédés  ,  ne  font  prefque  jamais 
complets ,  mais  au  contraire  interrompus  de  ma* 
nière  à  préfenter  des  efpèces  de  trémies  ou  de  bâ- 
tons rompus  (4).  J'en  ai  cependant  en  cubes  pleins, 
mais  groupés ,  qui  m'ont  été  donnés  par  M. 
Brongniard ,  Démonftrateur  de  chimie  au  jardin 
du  Roi ,  le  premier  qui  »  parmi  nous ,  ait  obtenu 
des  criftallifations  déterminées  des  régules  métal* 
tiques» 


* 

(4)  M.  Mongez  le  jeune  dit  que  les  trémies  de  V antimoine 
font  plus  régulières  que  celles  du  bifmutk;  qu'elles  s'implantent 
les  unes  fur  les  autres  en  recouvrement  par  les  angles  ;»  ce  qui 
»>  forme ,  ajoute  -t-  il ,  une  pyramide  trièdre,  dont  chaque  face  ou 
«plan  eft  rentrant  vers  le  noyau  commun.»  Journ.  dt  Phyjl 
juillet  178 1 ,  p.  74.  On  fe  tromperoit  beaucoup  fi  l'on  regar- 
dent cette  pyramide  trièdre  comme  la  forme  criftalline  déter- 
minée du  régule  d'antimoine  ;  car  les  angles  rentrant  dont  il 
s'agit,  indiquent,  de  même  que  les  trémies,  les  rudimens  on 
les  ébauches  d'une  criftaltifation  régulière;  rudimens  qu'il  ne 
faut  pas  confondre  avec  les  crifiaux  parfaits  »  qui  ne  doivent  of- 
frir ni  trémies,  ni  angles  rentrons.  On  en  a  la  preuve  dans  le* 
octaèdres  en  trémies  de  ï'arjemc,  de  Valun,  &c.  &  dans  lta 
cubes  en  trémies  du  f cl  marin,  du  felfébrifage,  &c. 
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f £J  En    mine    ancienne. 

Espèce    IL 

Mine  <T antimoine  blanche  ou  arfenicale. 

Ceft  à  M.  Sage  que  Ton  doit  la  connoiflance 
de  cette  nouvelle  efpèce  de  mine  d'antimoine» 
qu'il  avoit  prife  d'abord  pour  une  efpèce  particu- 
lière de  pyrite  arfenicale  (5)  ,  8c  que  d'autres  n'hé- 
fiteront  pas  fans  doute  à  regarder  comme  un  ri- 
gide d'antimoine  natif,  mêlé  d'un  peu  de  régule 
cfarfenic.  Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'eft  qu'elle  ne 
contient  pas  un  atome  de  foufre ,  quoiqu'il  s'y  ren- 
contre quelquefois  un  peu  de  fer  &  de  cobalt.  Elle 
a  été  trouvée  ,  il  y  a  quelques  années ,  dans  les 
mines  d'AUemont  en  Dauphiné ,  en  ma/Tes  irré- 
gulières, compofées  de  larges  facettes  brillantes  & 
fpéculaires  ,  plus  blanches  que  celles  de  la  pyrite 
Hajtchc  arfenicale  ,  &  qui  ne  fe  terniflent  point  à 

^— ■  ■       ■  I  1  ,  I  fc,  M, 

00  Pyrite  arfenicale  à  facettes  hexagones ,  brillantes  &  fpé- 
cuîaires,  d'Allemont  en  Dauphiné.  Sage ,  Elém.  de  Min,  vol.  Il, 
p.  71  ,efp.  III.  Voyez auffi,  dansfes  Mémoires  de  Chimie,  p.  lot 
&  fuir.  ï'effai  d'une  mine  d'arfeqic  du  Dauphiné,  grife,  bril- 
lante &  compofée  de  feuillets  comme  le  régule  d'antimoine. 
Pyrite  arfenicale  brillante  &  fpéculaire  qui  ne  contient  pas  de 
foufre.  Démette,  Lettres,  vol.  II,  p.  130.  Mine  d'arfenic 
blanche  donc  les  lames  plus  raflemblées  ont  une  blancheur  & 
on  éclat  extraordinaires  :  fa  gangue  eft  le  quarts  ;  du  Dau- 
fèiné»  Dtfcript.  de  Jditu  p.  270,  n#  & 
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l'air.  J'en  ai  vu  des  morceaux  très-pefans  j  méteâ 
de  mine  d'antimoine  en  plumes  rouges  fuperfi* 
cielles  ,  qui  y  for moient  des  efpèces  de  dendrites* 

M.  Sage  obferve  que ,  quoique  Farfenic  ne  foit 
qu'en  très-petite  quantité  dans  cette  mine  d'an- 
timoine ,  il  y  eft  fi  fingulièrement  engagé ,  que  les 
dernières  portions  ne  s'en  féparent  que  lorfque  la 
mine  eft  réduite  à  l'état  de  verre  d  antimoine.  Lorf- 
qu'on  expofe  au  feu  cette  mine  pour  la  griller  # 
elle  y  entre  promptement  en  fufion,  &  la  fumée 
blanche  qui  s'en  dégage ,  eft  de  la  neige  blanche 
d'antimoine ,  ayant  une  forte  odeur  d'arfenic. 

C'eft  par  l'intermède  du  foufre ,  qu'on  parvient 
à  féparer  complètement  l'antimoine  de  l'arfenic  qui 
le  minéralifoit.  On  reconnoît  alors  que  ce  dernier 
ne  s'y  trouvoit  que  dans  la  proportion  de  quatre 
livres  par  quintal.  Le  réfidu  de  la  distillation  eft  de 
l'antimoine  combiné  avec  le  foufre ,  femblablc  à 
V antimoine  cru  du  commerce*  M.  Sage  a  remarqué 
que  dans  la  mine  d  antimoine  grife  ou  fulfureufe,  il 
entroit  un  cinquième  de  foufre  pour  minéralifer 
l'antimoine »  tandis  qu'il  n'entre  dans  la  mine  d'an* 
timoine  blanche  arfenicale ,  qu'un  vingt-cinquième 
de  régule  d'arfenic. 

9IKW 
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E  s  p  k  c  e     1  IL 

m 

Aline  d'antimoine  grife  ou  fulfureufe. 

k 

jËntimonium  futphure  minerait  fatum  colore  grifeo  ,  cœrutefcentt* 
Wall.  Min.  1778,  fp.  302,  304,  305*  Antimonium  fulphura 
mineralifa:um ,  antimonium  propriè  fie  ii&uril.  Cronft.  %.  134, 
B ,  i.  Antimonium  albo-grife'um  fpltndtns.  Wolt.  Min,  p.  27. 
Stibium  minera li fatum  colore  chalybeo.  Scop.  Princ,  min.  $.212. 
Stibium  fulphure  mineralifatum.  Bergm.  Opufc.  U ,  p.  450. 
Antimoine  minéraUfé  par  lefoufre  ou  mine  d'antimoine  grife* 
Démette,  L.ttrcs,  voL  U,  p.  309,  elp.  L 

La  criilallifation  déterminée  de  ce  minéral  e/i 
nn  prifme  hexaèdre  un  peu  comprimé ,  terminé 
par  deux  pyramides  tétraèdres  obtufes  à  plans  tra- 
pézoïdaux (  PL  Pli ,  fig.  13  ).  Ce  prifme  dérive 
d'un  oâaèdre  rhomboïdal  à  pyramides  obtufes ,  fé- 
parées  par  un  long  prifme  intermédiaire ,  ayant 
deux  angles  aigus  de  88°,  &  conféquemment  deux 
obtus  de  920  (PL  VIlsjig.  //  ).  Ce  prifme  devient 
hexaèdre  par  la  troncature  longitudinale  de  fes 
bords  aigus;  ce  qui  ajoute  au  prifme  deux  nouvelles 
faces,  lefquelles  forment  «  avec  les  faces  contiguës 
du  priime  y  des  angles  obtus  de  1 340.  Cette  même 
troncature  des  bords  aigus  du  prifme  change  en 
trapézoïdes  les  triangles  des  pyramides  qui  le  ter- 
minent. 

Plusieurs  Minéralogiftes  avant  moi  avoient  re- 
marqué que  la  mine  d'antimoine  grife  ou  fulfu* 

Tome  III.  Pan.  III.  Cri/t.  mitalL  D 
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reufe  crîftallifoit  en  aiguilles  prifmatiques  plus  ou 
moins  déliées  (6)  ;  mais  je  crois  avoir  donné  le 
premier  (7),  la  figure  déterminée  de  çesprifmes, 
d'après  un  très-beau  groupe  de  mine  d'antimoine 
grife  de  Hongrie ,  qui  fe  voit  dans  le  cabinet  de 
M.  le  duc  de  Chaulnes.  Les  plus  grands  de  ces 
criftaux  ont  plus  d'un  pouce  de  longueur ,  fur  en- 
viron deux  lignes  de  diamètre.  Ils  s'élèvent ,  en 
divergeant,  d'un  même  centre,  auquel  ilsadhèrent 
par  Tune  de  leurs  extrémités.  J'ai  depuis  reconnu  la 
même  forme  dans  d'autres  mines  d'antimoine  grifes 
criftallifées ,  de  Hongrie  &  de  l'île  de  Corfe  (8)  , 
que  je  conferve  dans  ma  collection  :  j'en  ai  même 
vu  de  Lubillac  en  Auvergne ,  dont  les  prifmes 
avoient  plufieurs  pouces  de  hauteur ,  fur  quatre  à 
cinq  lignes  de  diamètre.  Lorfque  la  criilallifation  de 

(6)  Minera  antimonli  cryftallifata.  WafL  Min.  1778 ,  fp.  305. 
Stibium  cryftallinum.  Linn.  Syji.  nat.  1768,  p.  113,  n°  2.  And- 
jnonium  mineralifatum  cryjlailifatum  prifmaticum  vtl  pyramidatum. 
Cronft.  J.  234,  d,  I.  Jntimonii  cryjlaflifati  minera  miré  jlriatam 
Eph.  Nat.  Cur.  Dec.  II,  ann.  2,  obf.  135;  Valentin.  MuC 
Mufaeor.  tom.  11,  p.  73  *,  Richter  Muf.  tom.  ll,feâ.  i,c.i, 
G.  1.  Etfi  dicat  nativum.  Scop.  Princ.  min.  p.  155. 

(7)  Effai  de  Cnft.  p.  326 ,  pi.  ill ,  fig.  6  ;  Weig.  trad.  allem. 
p.  322;  Sage  ,  Elém.  de  Min.  H  ,  p.  150  ,  efp.  II  j  Démette, 
Lettres,  vol.  II , p.  an. 

(8)  »  Mine  d'antimoine  crïftallifée  en  prifmes  minces  oblongs, 
h  hexaèdres ,  comprimés  &  ftriés  fuivant  leur  longueur ,  terminés 

.  »»à  l'un  des  bouts  par  une  pyramide  tétraèdre  obtufe,de  l'île  de 
»  Corfe»  u  Dcfcript.  de  Min.  p.  212 ,  n°  1. 


v 
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ces  priâmes  eft  incomplète ,  ils  paroiffent  tronqués 
à  celle  de  leurs  extrémités  qui  eft  apparente.  M.  de 
Boni  en  cité  même  de  quadranguUircs  (9). 

Sou  vert  t  ils  fe  réunifient  plufieurs  enfemble  pa* 
rallèlement  â  leur  axe  ;  ils  repréfentent  alors  des  ef- 
pèces  de  cylindres  fines  fuivant  leur  longueur  (io), 
fouvent  aflez  gros  pour  être  Jpéculaires  &  luifans 
dans  leur  fraôure  (1 1)* 

(9)  Jntimomam  mineralifatum  cryflal/ifatum  cryjlallis  tetrae- 
drîs  prifinaùcis  trancatis ,  créais  inordinatim  aggregatis  ,  ad 
Cremniti  Hang.  inf*  Litoph.  Born.  I,p.  136.  —  cryjlallis prifi* 
maticis  tetraedris ,  in  granato  martiali  lateo  pire  fiente,  è  Nojwt- 
giâ.  Ibid.  U ,  p.  142  ;  Weig.  trad.  ail.  p.  322. 

(I°D  —  ttyjlallif  columnatibus  longionbus  concentrant  conna* 

Us,  i   Tranfilv.  Litoph.  Born.  I,  p.  136.  — cryjlallis  columnari* 

but  longionbus  concentrant ,  diftantièus  ,  è  Felfobanya.  IbiJ» 

—  cryjlallis  majoribus  columnaribus  diftantibas ,  cryfta/Ios  rhonv* 

boiiales  fluoris  mineralis  albi  (ce  n'eft  point  un  fluor,  mais  un 

fpath  pefant  Ou  féléniteux)  intercujfantibus^  Ibid.  Minera  anti- 

monii  cryfiallifata  turrita  feu  pyramidalis.  Walf.  Min,  1778,  fp» 

305  ,  è.  Mine  d'antimoine  à  longues  aiguilles  divergentes ,  qui 

traverfent  de  part  en  part  des  rhombes  de  fpath  féléniteux ,  de 

Felfobanya  en  TranfHvanie.  D'Agoty ,  Règne  minéral,  4e  Dec, 

pi  XXXVII, fig.i. 

(11)  Mine  d'antimoine  grife  fpécufaire ,  de  Tofcane,  com- 
posée de  lames  minces  aflez  larges ,  &  de  plufieurs  pouces  de 
longueur.  Ces  lames  font  tantôt  parallèles  &  tantôt  diver- 
gentes, aflez  lifles  pour  réfléchir  les  objets  comme  une  glace  dé 
miroir.  Defcript.  de  min.  p.  216,  n°  8;  Sage,  Elém.  de  Min* 
O ,  p.  151 ,  efp.  III.  Mine  d'antimoine  en  aiguilles  prifmatiques 
forges  &  fpéculaires ,  de  Braunfdori  en  Sa*e.  Forft.  CataL  177a, 
n°  672  ;  &  celui  de  1780,  n#  876. 

Dij 
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Quant  à  la  difpofition  refpeftive  de  ces  prifmes* 
elle  varie  à  l'infini  ;  ils  s'élèvent  tantôt  verticale- 
ment (12),  tantôt  dans  des  direâions  obliques  ou 
inclinées  (13)  ;  d'autres  fois  ce  font  des  aiguilles 
plus  ou  moins  déliées,  groupées  par  faifceaux ,  qui 
partent , en  divergeant,  de  différens  centres  (14). 
On  en  voit  qui  femblent  avoir  été  jetés  pêle-mêle 
l^s  uns  fur  les  autres ,  &  qui  s'entrelacent  dans 
toutes  les  direâions  poffibles  (1 5).  Enfin ,  lorfque 
la  criftallifation  eft  abfolument  confufe  ou  indéter- 
minée (16),  on  ne  diftingue  plus  dans  la  mine 
d'antimoine  grife  9  que  des  maffes  informes  ,  glan* 
dulcufcs  ou  mamelonnées  â  la  manière  des  ftalao 


(12)  Antimonium  mineralif&tum  cryfîaUifatam  cryftalUs  majo* 
tibus  perpendicularibus ,  cryflallis  hori^ontalibus  'minoribus  inttr- 
textis.  Litoph.  Born.  I,  p.  136. 

OS)  —  cryjlallis  minoribus,  dijlantibus,  ere&is ,  jïellatim  ag- 
gregaiis,  ad  Nagyag  Tranfih.  Ibid.  p.  137. 

(14)  _  cryjlaUis  minoribus  dijlantibus  fajciculatim  concen- 
îratis.  Ibid.  Aiguilles  d'antimoine  fines  &  luttantes  difpofées  par 
faifceaux  étoiles ,  dans  les  cavités  d'un  quartz  grenu  &  criftai- 
lifé,  de  Hongrie.  Defcript.  de  Min.  p.  213  ,n°  4.  Forft.  CataL 
177a ,  n©»  669,  67 1 ,  675 ,  682  ;  &  celui  de  1780 ,  no»  874  &  fuiv. 

(15)  Mine  d'antimoine  criftallifée  en  aiguilles  prifmatiques 
de  la  plus  grande  fi  nèfle ,  difperfées  en  tous  fens  dans  une  gangue 
terreufe,  de  Hongrie.  Defcript.  de  Min.  p.  213,  n°  3. 

(16)  Minera  antimonii  cryflallifata  figura  incertâ.  Wall.  Min» 
fp.  305  9  a.  Stibium  jlriatum  feu  mineralifatum  fibrofam  plumé  i^ 
colorum.  Linn.  Syjh  nat.  176?,  p.  123,  n°  3.  Mine  d'antimoine 

gtifç  lameiieufe  çu  ftri&.  Defiript,  et  MiR\  p<  2x4»  dp<  UU 
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tïtes  (17)  9  &  dont  le  tiffu  n'offre  alors  que  des 
fines  parallèles  (18)  ou  divergentes  autour  d'un  ou 
de  plufîeurs  centres  (19).  Quelquefois  le  tiffu  la- 
melleux  de  ce  minéral  (20)  imite  celui  de  la  galène 
ou  mine  de  plomb  grife  ;  d'autres  fois  il  eft  folide 
&  compaâe  (21),  ou  d'un  grain  plus  ou  moins 
ferré ,  dont  la  couleur  grlie  tire  affez  fouvent  fur  le 


(17)  Minera  antimonii  cryftallifata  tuborofa  &  nodofa.  Wall. 
Afin*  fp,  30^,  c.  EJl  drufica  quafi  glanjulis  pcl  nodis  confiais* 
Ibid. 

(18)  Jlnûmojiiam  minçraii fatum  ji&rofum  fièris  paralUIis.Lhoph. 
Born.  I,  p.  136.  Minera  antimonii  firiata ,  firiis paralleHs.  Walf. 
Min.  fp.  302, ,  a.  Henckel  dit  (dans  fa  Pyritologie,  trad  franc. 
P«  ^5)  <ïue  dans  1*  m,ne  d'ajnimpine  grife  les  aiguilles  font  pla- 
cées parallèlement",  au  lieu  que  dans  le  cinabre  elles  vont  quel* 
quefois  fe  réunir  comme  les  rayons  d'un  cercle  à  un  même 
centre  :  mais  eette  obier vation  n'eft  point  fondée;  car  il  eft 
tout  auffi  ordinaire  de  trouver  la  mine  d'antimoine  grife  en  ai- 
guilles ou  (tries  divergentes, qu'en  aiguilles  ou  ftries  parallèles* 

(19)  Antimonium  min trati fatum  fibrofum ,  fibris  concentrons* 
Litopb.  Born*  I ,  p.  136.  —  fibris  jïellatim  concentrant  Ibid. 
— fibris  fparfis,  Ibid*  Stibium  fibris  concentrais  radiantibus.  Linn. 
Syft  nat.  1768 ,  p.  123 ,  n°  3 ,  ^.  •*— firiis  fltllatis  cV  firiis  fparfit 
inordinatii  vtl  dccajfantibus.  Wall.  Min.  fp.  302 ,  c ,  b. 

(pd)Jntimonium  mineralifatum  texturâ  lamellofà.  Litopb.  Born. 
1 ,  p.  136. — firiis  in  plana  nitiia  coneretis.  WaH.  Min.  fp,  302 ,  a\ 
Sùbimm  mineralifatum  fquamafum.  Scop.  Prise,  min.  §.  212,  y. 

(21)  Antimonium  fulpkuie  mineralifatum ,  minera  diffbrmi  fin 
MA,  lipido-fufcâ.  Wall. MinK  1778.  fp.  304.  -—folidam,  amot- 
pksm,  textarâ  cJialybeâ.  Litoph.  Born.  II,  p.  142.  Stibium  mi- 
utrali fatum  granofum.  Scop.  Princ.  min.  §.  212 ,  £  Mine  d'an- 
qpoine  folide  &  compaâe,  d'un  gris  brun.  Defcripu  de  Mi*+: 

D  Uj. 
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brun.  Maïs  toutes  ces  variétés  dans  la  forme  n'em* 
pèchent  pas  que  ce  ne  (bit  une  feule  &  même  ef« 
pèce. 

Espèce    IV, 

Mine  d'antimoine  grife  tenant  argent ,  dite  «mm 
forgent  grife  antimonialt. 

Argentum  antimonio  fulphurato  mi nerali fatum,  Cronft.  §•  173  ,  5. 
Mine  d'antimoine  tenant  argent.  Détnefte ,  Lettres,  vol.  II 3, 
p.  442.  Mine  d'argent  dant  l'antimoine*  Defcripu  et  Afwr, 

P*  35  >  efP-  x« 

On  a  trouvé  dans  la  mine  $Himm*lsfurflk  Frey* 
berg,  une  mine  grife  &  fulfureufe  d'antimoine  te- 
nant argent,  en  criftaux  fort  éclatans ,  dont  la 
forme  déterminée  paroît  être  un  prifrne  hexaèdre 
comprimé  ,  terminé  par  deux  fommets  dièdres  â 
plans  pentagones  (PL  VU ,  fig.  tj);  mais  les  can- 
nelures ou  ftries  longitudinales  de  ce  prifme  font 
pour  l'ordinaire  fi  prononcées  ,  que  fes  facettes  fe 
confondent  ;  il  fe  préfente  alors  comme  un  prifme 
rhomboïdal  renflé  dans  fon  milieu ,  aminci  vers  les 
bords  (aa)  ,  Se  terminé  par  deux  fommets  dièdres, 

(as.)  "Mine  d'argent  grife  ami  moniale,  en  criftaux  prifma* 
t»  tiques  rbomboïdaux  &  comprimés ,  lefqueis  ,par  leur  décom- 
npoûtion ,  donnent  naiflance  à  k  mine  d'argent  tn  plumes  grifts 
»  qui  les  accompagne.  lis  font  entremêlés  de  mine  de  fer  fpa- 
utbique  en  petits  criftaux  lenticulaires,  &  de  petits  criftaux  de 
n roche  fur  une  gangue  quartzeuiè ,  avec  blende,  galène  &  kneKs  j 
d'HimmtUfurfl,  Forft.  CutaU  1780,  n*  If)  &  I4U 


dont  les  plans  font  des  efpèces  de  triangles  ifocèles 
curvilignes.  Ces  prifmes  9  moins  alongés  que  ceux 
de  la  mine  d'antimoine  grife  ordinaire ,  me  paroif- 
fent  être  également  une  modification  de  l'oc- 
taèdre rhomboïdal. 

Lorfque  cette  mine  s'altère  &  fe  dëcompofe 
dans  le  fein  de  la  terre ,  elle  donne  naiflance  à  la 
mine  <f  antimoine  en  plumes  grifes  ,  plus  connue 
fous  le  nom  de  mine  d'argent  en  plumes.  Dans 
l'un  ou  l'autre  état  9  elle  donne  rarement  au-delà 
de  fept  à  huit  marcs  d'argent  par  quintal  ;  le  refte 
efl  de  l'antimoine  minéralifé  par  le  foufre. 

On  trouve  auffi  à  Magurska  dans  la  bafle-Hon- 
grie ,  une  mine  d'antimoine  grife  folide  à  petites 
écailles  kifantes ,  qui  contient  de  l'or  (23)  ;  mais 
ce  métal  n'y  eft  point  minéralifé  ;  il  y  efl  feule- 
ment interpofé ,  de  manière  qu'il  fuffit  de  réduire 
cette  mine  en  poudre  9  pour  en  extraire  l'or  par 
le  fimple  lavage. 


(23)  Aurum  nûtipum  in  antitnonio  fqttamofo  ,  fquamis  mini» 
mis,  ad  Magurska  Hung.  inf.  Litoph.  Born.  1,  p.  66.  —  in  4**' 
iimoaio  cryjiallifato  JUllato  ,  ai  Stani^a  Tranfi/r.  Ibid. 
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« 
[C]  En  Mine  secondaire, 

E  s  p  k  c  e    V. 

Mine  d'antimoine  en  plumes. 

jfntimonium  fulphurt  mineralifatum  lana  inftarfibris  tapiUarilue 
feparatis  ;  minera  antimonii  plumofa.  Wall.  Min.  1778  jf£-  3°3* 
Flores  antimanii  nonnuiiorum.    lbi$. 

1 

Dans  cette  mine ,  qui  eft  un  produit  de  la  dé* 
compofition  des  mines  d'antimoine  grifes  ou  ful- 
fureufes ,  l'antimoine  eft  minéralifé ,  non  par  le, 
foufre  feul ,  mais  par  un  foie  de  foufre  à  bafe  d'al- 
kali  volatil ,  dont  la  produftionparoît  être  l'effet 
de  la  réaftion  de  l'acide  igné  fur  ces  fubftances. 
Quoi  qu'il  en  foit,  on  diftingue  deux* variétés 
principales  de  cette  mine  en  plumes*,  à  raifon  de 
la  couleur  ,  qui  eft  d'un  gris  noirâtre  ,  dans  celle 
qui  provient  de  la  décompofition  des  mines  d'an- 
timoines fulfureufes  tenant  argent  (  ci-deffus  efp« 
IV  ) ,  &  d'un  rouge  pourpre ,  dans  celle  qui  pro- 
vient  de  la  décompofition  de  la  mine  d'antiix\olne 
grife  ordinaire  (  ci-deffus  efp.  III  ). 

Variite  /.  Mine  d'antimoine  en  plumes  grifes 
tenant  argent*  laquelle  porte  auflï  le  nom  de  mint 
d'argent  en  plumes. 

Argtntum  antimomo  fulphurato  mineralifatum,  miatrâ  atmltù* 
nigrefante ,  cry  fiai  lis  capillarihut .  (lu  minera  argenti  antimç- 
çialis  capillarisf  Cronft.  £,  173,  5 ,  i„  Minera  arpati  pltp> 
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mofit.  Waïï.  Min.  1777 ,  fp.  393,  Argentigo  veï  ochra  argua 
germinans  nigricans.  Linn.  Syji,  nau  17689  p.  1949  nQ  x4» 
jtrgentum  larvatum  plumofum.  Scop.  Princ.  min.  J.  278  ,  /• 
Mine  d'antimoine  en  plumes  grifes.  S.kge ,  Elém.  de  Min.  II  y 
p.  151 ,  efp.  IV  ;  Démette,  Lettres ,  vol.  Il,  p,  aia,  efp.  II, 
JDefcript.  de  Min.  p.  221 ,  tfp.  V,  n°  3  ;  fie  p.  55,  efp,X. 

On  la  trouve  fous  la  forme  d'une  efflorefeence 
capillaire  à  la  furface  &  dans  les  'cavités  des  mines 
d'antimoine  grifes  tenant  argent ,  qui  fe  décompo- 
sent (14).  Elle  eft  en  fibres  élaftiques  &.  foyeufes, 
d'un  gris  foncé ,  ou  d'un  bleu  noirâtre ,  &  quel- 
quefois panachées  des  plus  vives  couleurs  (25)» 

. : j    1  , : —  . 

(24)  Jntimonium  phtmofiim  minerait  fatum ,  cryfta(lis  tenuijji- 
mis  ,  capillaribus  ,  flexilibus  ,  nigris  aggregatis  t  è  Felfobanyâ* 
Licoph.  Boni.  I,  p.  137,  — auriferum  ad  Nagyag  Tranfib.  Ibid* 

argentiferum,  ad  Freyberg  Sax.  lbid.  Stibium  mintralifatum 

colore  chalybeo  capiliare .  repertum  nuper  in  Feffofanya  fodinis  » 

+ih&rens  cryjïallis  çuart^ofis,  utrinque  acuminatis  ac  interdum  & 

ftibio  çjyfiaUifato ,  undè  tfflorefçit  ad  inftar  capillorum  biuncialium 

&  triuncialium ,  quïbtts  colttr  atro-fufeus.  Scop,  Princ.  m/w.p.  156. 

»Un  morceau  qui  montre  fe  paflage  de  la  mine  d'argent  grife 

w(  antimoniale)  à  ia  mine  £  argent  en  plumes.  Dans  tous  les  en* 

m  droits  où  la  première  de  ces  mines  fe  décompofe,  on  trouve 

*  l'argent  en  plumes  qui  s'en  dégage  fous  la  forme  d'une  e£ 

"florefeence  en  petits  filets  gris  très-déliés,  Ces  mines  font  en- 

n  tremêlées  de  petits  criftaux  de  roche,  la  plupart  à  deux  pointes, 

&  fort  menus,  fur  une  gangue  de  quartz  carié,  de  Freyberg.  «  Forft. 

ÇataL  177a  np4475  &  ft"v'  Voyez  auffi ,  ibid.  ïe  n°  précédent, 

(25}  m  Mine  d'antimoine  en  plumes  ou  en  filets  de  la  plus 
»  grande  fineffe  ,.Ies  uns  bleu  célefte  fie  foncé ,  les  autres  gris  fie   r 
t» couleur  de  queue  de  paon,  dans  les  mterftices  fie  à  la  fuper- 
»fîcie  d'un  quartz  criftallifé  dont  la  bafe  contient  de  la  mine 
»  d'antimoine  grife  folidç,  de  Stolhrg,  m  Forft,  Catal,  17721 
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La  vivacité  de  ces  couleurs ,  &  la  ténuité  des  filet* 
qui  la  compofent ,  font ,  comme  l'obferve  très- 
bien  le  doâeur  Démette ,  »  des  indices  certains 

*  que  cette  mine  éft  le  réfultat  d'une  efpèce  de 
to  fublimation  naturelle  opérée  parune  chaleur  fou- 
»  terraine ,  qui  a  non-feulement  volatilifé  les  mo- 
»  lécules  constituantes  de  la  mine  d'antimoine  grife 
»  folide  à  laquelle  elle  doit  fon  origine  ,  mais  en- 

*  core  réagi  fur  la  terre  métallique  de  l'antimoine 
»  qui ,  fans  quitter  fon  foufre  ,  a  paffé  à  Fétat  de 
n  chaux  plus  ou  moins  parfaite ,  en  fe  furcombinant 
»  foit  avec  l'acide  méphitique,  foit  avec  l'acide 
»  igné  :  cette  mine  eft  donc  une  efpèce  de  foufre 
»  doré  natif;  mais  elle  n'a  point  la  couleur  rouge 
*>  de  l'efpèce  fuivante  ;  ce  qui  provient  peut-être 
»  de  la  portion  d'argent  fulfuré  qui  s'y  rencontre,  « 

Variété  2.  Mine  d'antimoine  en  plumes  rouges  : 
foufre  doré  natif firié. 

Sage,  Elém.  de  Min.  II,  p.  153,  efp.  VI;  Démette,  Lettres ; 
vol.  II,  p.  213,  efp,  III  ;  Defcript.  de  Min.  p.  219,  efp.  V  \ 
n9  I  &  2.  Minera  antimonii  plamofa  rubra.  Wall.  Min,  1778  , 
fp.  303 ,  h.  Stibium  mineralifatum  fibrofam  rubrum.  Linn.  Syfl. 

'  natm  1768,  p.  124 ,  n#  4.  Stibigo  vel  ocra  ftibii  germinans  ru- 
era. Ibid.  p.  194,  n°  13.  Flores  antimonii  feu  minera  antimonii 
rubra.  Vogel.  Min.  496.  Stibium  mineralifatttm  colore  xubro. 
Scop.  Princ.  min»  §•  ^13 ,  p.  157. 

La  couleur  rouge  que  prend  ordinairement  le 
foufre  ,  lorfqu'il  fe  combine  avec  l'arfenic ,  a  fait 
croire  à  plusieurs  Minéralogistes ,  que  dans  la  minp 
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en  plumes  rouges  ,  l'antimoine  étoit  minéralifé  par 
du  foufre  uni  à  l'arfenic  ;  mais  M.  Sage  a  fait  cou» 
noître  que  cette  couleur  rouge  n'étoît  due  qu'à 
la  réaâion  de  l'acide  phofphorique  igné  fur  la  terre 
métallique  de  l'antimoine ,  &  que  cette  mine  en 
plumes  ^étoit  un  vrai  foufre  doré  natif  d'antimoine 
produit  par  l'altération  qu'éprouvent  dans  le  feih 
de  la  terre  les  mines  d'antimoine  fuifureufes,  C'eft 
en  effet  à  la  (urface  ,  6c  dans  le  votfinage  de  ces 
dernières ,  que  le  rencontre  cette  mine  eh  plumes 
rouges ,  c'efl-à-dire ,  en  petites  houppes  ibyeufes 
ou  en  filets  capillaires  extrêmement  déliés  (26) , 
dont  la  forme  criftafline  eft  toujours  indéterminée  t 
il  n*eft  pas  même  absolument  rare  de  voir  fur  cer- 
tains morceaux  le  paflage  de  la  rftine  d'antimoine 
grife  fulfureufe  à  cet  état  fecondaire  (27) ,  dont 

(26)  Antimonium  plumofum ,  coloratum  rubram  ,  cryjlallis  ca~ 
-ptllaribus  chngatîs,  aè BrattrrfihrfSax.  Lîtoph.  Born.  I,p»T37* 
— cryjïaUîs  minimis  breviffimis  coneentratis.  Ibid.  p.  138. —  cryf- 
tallis  rubris  cV  cinereis.  Ibid.  —violaceum  Felfobany*  Hun  g.  inf. 
îbid.Miûe  d'antimoine  en  plumes  rouges,  nuancées  de  bleu  ce- 
leûe,dtBraim$derf.  Foxft.  CamL  177a  ,  n°  689  fîcfuiv.  Mine 
d'antimoine  en  aiguilles  capillaires  panachées  des  plus  vives 
couleurs,  de  Ftlfabanya.  Forft.  CataL  1780,  n°  878  &  furv. 
(C'elt  un  paffage  à  la  mine  en  plumes  rouges.)  Mine  d'anti- 
moine en  plumes  rouges ,  mêlée  de  m*ae  d'antimoine  en  plumes 
grifes  &  colorées,  lb'uL  ne  889.. 

(vf)  Un  morceau  des  plus  curieux ,  en  ce  qu'il  préfente  I 
côté  Fluide  l'autre  deuxraifceaux  d'aiguilles  d'antTmohie^eff/Êj 
&  du  plus  bwi  rougi  dons  r\ra ,  grifts  &  erifiailifies  dans  {"autre; 
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l'efpèce  Suivante  n'eft  encore  qu'une  très-tégère 
modification. 

Espèce    VL 

Mine  d'antimoine  rouge  granuleufe;  kermès 
nànlral  natif* 

Démette  ,  Lettres  ,  vol.  II  ,  p.  214 ,  efp.  IV  ;  Sage  ,  Elém. 
4e  Min.  Il;  15a,  efp.  V  ;  Dtfcripu  de  Min.  p.  217 ,  efp.  IV» 
Minera  antimonii  colorata  ruàra  cV  violaeea.  Wall.  Mûr.  1778, 
fp.  306  >a,b.  Antimonium  auripiçmento  mincralifatum.  Cronft, 

M.  Sage  eft  le  premier  Auteur  de  Minéralogie  f 
qui  nous  ait  fait  connoître  cette  efpèce  ,  qui  eft 
ordinairement  granuleufe  &  d'un  rouge  brun  , 
comme  certaines  mines  de  cinabre.  Elle  fe  trouve, 
ainfi  que  la  précédente,  à  la  furface  &  dans  les  in-* 
terftices  de  quelques  mines  d'antimoine  grifes» 
qui ,  comme  cellç  en  grandes  mafles  fpéculaires 


■>  t 


de  Braunfdorf  en  Saxe.  Defcript.  Je  Min.  p.  aii  ,  n°  a.  Mine 
d'antimoine  grife  en  aiguilles  qui  paffent  à  l'état  de  foufre  doré 
natif,  dans  le  quartz  de  Kapnick  en  Tranfîïv.  Forfh  CataL  1780» 
n°  892.  Mine  d'antimoine  étoiiée  fur  le  fpath  féléniteux  ;  elfe 
fert  de  bafe  a  un  large  faifeeau  d'aiguilles  capillaires  d'antimoine. 
Les  unes  &  les  autres  offrent  les  plus  vives  couleurs  de  l'arc- 
en-ciel.  De  Felfobanya.  Forft.  CataL  1780  ,•  n°»  878  &  879». 
—  Autre  beau  faifeeau  d'aiguilles  fines  &  vivement  colorées  dç 
mine  d'antimoine.  Elles  font  comme  faupoudréesdemÎACd'Mv 
ùmine  en  plumes  aufli  coloré*^  lbid,  u!  gjfo 
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de  Tofcane  (28) ,  ont  éprouvé  une  décompofitioa 
plus  ou  moins  complète.  La  forte  odeur  fulfu- 
reufe  qu'elle  exhale ,  fur-tout  lorfqu'on  en  cafle 
des  morceaux»  indique  d'une  manière  très-fenfible 
le  foie  de  foufre  volatil  qui  la  minéralife.  L'union 
du  foufre  avec  la  chaux  d'antimoine  eft  fi  foible 
dans  ce  minéral ,  que  fes  cavités  font  commune* 
ment  incruftées  de  petits  criftaux  de  foufre  cïtrin 
natif  en  oâaèdres  ihomboïdaux ,  parfaitement 
femblables,  au  volume  près,  à  ceux  de  la  foufrière 
des  environs  de  Cadix  (29). 

£D]     A     l!  ÉTAT     S  i  L  I  N, 

Voyez  dans  la  première  partie,  les  combinaifont 
des  divers  acides  avec  cette  fubâance  métallique» 


(28}  M.  Ferber  décrit  ainG  cette  mine,  dans  fes  Lettres  fut 
C  Italie  :  «De  l'antimoine  gris  en  rayons  très-grands,  longs  & 
»  épais,  couvert  de  petits  criftaux  de  foufre  jaune  &  d'orpiment 
"farineux,  d'une  minière  qui  produit  plus  de  foufre  que  d'an- 
wtimome.  Cette  mine  eft  à  Pereta  nella  Maremma  di  Sanefe,k 
»3o  ou  40  milles  de  Sienne. ««  Lett.  XVII, p.  381  de  la  traduc- 
tion françoife.  Ce  que  M.  Ferber  a  pris,  dans  ce  minéral,  pour 
de  l'orpiment  farineux ,  n'eft  autre  chofe  que  le  kermès  minéral 
natif  dont  il  s'agit  ici.  Voyez  Defcnpu  de  Min  .p.  218 ,  n0*  1  &  2. 

(29)  Voyez,  dans  la  première  partie,  les  combi&ajfons  do 
l'acide  vitriolique ,  p.  292  du  premier  volume. 
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GENRE     III. 
Zinc. 

£JJ     En     Régule. 
Espèce  J.  Régule  de  zinc  artificiel. 

\*j  RONSTEDT  dit  avoir  vu  une  criftallifatiôn  rayon-* 
née  d'apparence  métallique,quife  trouve  à  Schnée- 

berg  ,  où  on  lui  donne  le  nom  de  fleurs  de  bif- 
muth  ;  mais  qui  dans  l'erTai  qu'il  en  fit ,  loin  de 
s'annoncer  pour  du  bifmuth ,  lui  préfenta  les  phé- 
nomènes du  régule  de  zinc,  j£ toutefois,  ajoute-t-il, 
on  peut  fuppofer  que  le  [inc  fe  rencontre  â  fêtai 
natif (i).  En  effet,  quoique  M.  deBomare  dife 
avoir  trouvé  du  [me  vierge  en  petits  filets  plians , 
d'une  couleur  grifâtre,  &  s'enflammant  facile-* 
ment  (2) ,  la  terre  jaunâtre  ocracic  dont  il  dit  que 

(1)  Voyez  Ta  Minéralogie ,  $.  123.  Au  refte ,  Cronftedt  ne 
parle  qu'en  paflant  de  ce  prétendu  zinc  natif,  &  n'a  pas  cru 
devoir  en  faire  une  efpéce  particulière  à  l'article  du  zinc. 

(2)  »«  Il  eft  fort  rare ,  dit-il ,  de  le  rencontrer  ainfî  feul  de  fon 
»  efpéce.  Nous  en  avons  rencontré  par  petits  morceaux,  dana 
Mes  minières  de  calamine  du  duché  de  Limbourg ,  &  dans  les 
»  mines  de  zinc  à  Goflar.  Ce  zinc  était  toujours  environné  d'une 
99  terre  jaunâtre ,  ocracée ,  ferrugineufe.  Nous  ne  connoiflbns  au- 
»cun  Auteur  qui  ait  encore  parlé  de  ce  zincu  Minéralogie  ê 
voL  II,  p.  58,  efp.  242. 
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te  zinc  étoit  environné ,  donne  lieu  de  foupçon- 
oer  que  les  morceaux  qu'il  a  vus  n'étoient  autre 
cbo/e  que  d'anciens  produits  des  fourneaux ,  tels 
que  les  cadmîes  qu'a  obfervées  M.  Grignon  dam 
les  fourneaux  de  Champagne  (3) ,  parmi  lesquelles 
il  fe  rencontre  quelquefois  du  zinc  revivifié  ou  â 
l'état  de  régule*  Tel  eft  encore  ce  zinc  artificiel 
qui  fe  forme  fur  les  fcories  du  cuivre  dans  la  fonte 
de  ces  mines,  qui  fe  fait  à  Fahlun ,  &.  dont  parle 
Linné  (4). 

Quoi  qu'il  en  (oit ,  l'exiilence  du  régule  de  fine 
natif  eft  d'autant  plus  fufpeâe ,  que  la  chaux  de 
ce  demi-métal,  à  raifonde  fa  volatilité  »  fe  combine 
très-difficilement  avec  le  phlogiftique ,  excepté 
dans  les  vaifleaux  fermés. 

Quant  au  régule  de  [inc  artificiel 9  fa  forme  crif- 
talline  ne  m'a  point  paru  différente  de  celle  des 
cadmîes  tranfparentes  ou  à  l'état  vitreux,  lefquelles, 
ainfi  que  Tobferve  M.  Grignon ,  préfentent  des 
dendrites  fort  approchantes  de  celles  de  Y  argent 
natif \  qui ,  comme  Ton  fait,  font  compofées  d'oc- 
taïdns  implantés  les  un»  dans  les  autres.  Il  eft  vrai 


(3)  Voyez  la  deferiprion  de  ces  cadmîes  des  fourneaux ,  dans 
la  première  partie ,  p.  287  du  premier  volume. 

(4)  Zintum  cryjbHifatum  artifciale  fuprà  cupri  fiorificatiooa 
FëMnut  fufim  txfitrgit  pftuio-cryftAUis  obiongis  quadrangulis , 
•rt&is,  laminofit ,  truncatis,  exaranspiis  quadrw&ilit  coiwvt- 
tricis  flurinài.  Syft  nat.  1768  ,  p.  i*5*  . 
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que  ces  oôaèdres  font  d'ordinaire  très-peu  difiinéfe  > 
fur-tout  lorfqufon  opère  fur  de  petites  mafles.  Jt 
tiens  de  M.  Brongniard  un  régule  de  zinc  ,  dans 
lequel  ces  oâaèdres  font  groupés ,  de  manière 
qu'il  en  réfulte  des  étoiles  hexagones  à  rayons 
branchus,  à  peu  près  femblablesà  celles  de  la  neige, 
obfervées  par  Bartholin  (5)  M.  Mongez  le  jeune 
dit  avoir  obtenu  ce  régule  de  zinc  en  aiguilles  ou 
prifmcs  quadrangulains  aflez  réguliers  ,  mais  n'y 
avoir  point  obfervé  de  pyramides  (6). 

| \yB]    En    Mine    ancienne* 

Espèce    1 1. 
Blende  ou  mine  de  zinc  fulfureufe. 

•Zincum  mineralifatum  ;  \incum  ferro  fulphurato  minerait  fatum  % 
pfeudo-galena*  Cronft.  $.  229  &  230.  Zincum  fulphure  & 

(5)  Voyez-en  la  figure ,  pi.  1 9  lett.  C  du  Traité  de  la  Glatit, 
par  M.  de  Mairan. 

(6)  »  Je  ne  puis  aflurer ,  dit-il ,  fi  ces  prifmes  font  terminât 

m  en  pyramide  ,  &  quelles  font  ces  pyramides ,  parce  que  je 

»n'en  ai  jamais  obtenu  d'ifolés.  Il  arrive  quelquefois  qu'au 

h  fond  du  creufet ,  ces  paquets  a" ai  gui  Ut  s  annoncent  une  efpéce 

99  de  pyramide  informe.  C'eft  M.  Brongniard ,  à  qui  l'on  doit  la 

99 criftallifation  du  bifmuth,  qui  m'a  fait  voir,  il  y  a  deux  ans, 

»  cette  efpéce  de  criftallifation.  ««  Journ.  de  Phyftq.  juillet  1781, 

p.  74.  Le  morceau  que  m'a  donné  M.  Brongniard  n'eft  fans 

doute  pas  le  même  que  celui  dont  parle  M.  Mongez  ;  car  let 

hexagones  granuleux  6c  à  bords  découpés  qu'il  préfente ,  ref- 

fetnbient  beaucoup  mieuxàdesaffemblages  de  pyramides, qu'à 

des  paquets  dejrifmtu 

ferro 
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\ftrro  hmeraUfakm.  Walf.  AfiTr.  1778,  fp.  316,  317,  318  & 
319.  Zincttm  calci forme,  pfeudo-galena.  Scop.  Pr.  m//?.  §.  226  ,  b* 
Zincamjulphurt  mincraiifatum.'Bergm.  de  Min,  jinci,  Opufc.  II, 
•p.  319.  Zinc  minéralifé  par  le  foufre;  blende.  Sage ,  Eléin.  de 

.   Min.  H,  p.  119,  efpw  I;  Démette  j  Leur.  vol.  il ,  p.  175; 

Quoique  le  zinc  ne  puiffe  paé  s'unir  au  foufre 
pur  9  on  n'en  doit  pas  conclure  avec  M.  Scopoli  » 
qu'il  n'y  a  point  de  mine  de  zinc  fulfureufe  (7)  * 
puifque  les  blendes  démontrent  lé  contraire  ;  mais 
on  doit  dire  que  dans  ces  mines  le  zinc  eft  uni  au 
foufre  par  l'intermède  du  fer ,  ou  même  d'une 
terre  non  métallique  avec  laquelle  le  foufre  formé 
une  efpèce  de  foie  de  foufre  à  bafe  terreufe  qui 
minéralifé  le  zinc  dans  la  blende ,  de  la  même  ma* 
mère  que  le  plomb  l'eft  dans  la  galenei 

Figure  dts  crjjlaiix  de  bïendèé, 

ta  criftallifation  déterminée  de  là  blende  opa- 
que pu  tranfparente  »  eft  tantôt  XoUaedre  alumine 
forme  (  PL  IHjfig.  1  ) ,  tantôt  le  tétraèdre  &  fe$ 
différentes  modifications  (  Pt.  I \fig.  1  &  fuvv.  ); 
rien  n'empêche  même  de  confidérer  ici  Toâaèdrè 
comme  une  des  modifications  du  tétraèdre ,  qui 
préfente  ainfi  les  variétés  fuivânte*. 

Variété  1.  Le  tétraèdre  complet ,  ou  dont  lès 

angles  Scies  bords  font  entiers  (PLI>fîg.  #  ).» 

*-  •    *    '  '  *  «...  .       •  ♦ 

•'  (7)  r>  SulphuT  natlô  moio  folvit  xincum  ont  ejus  calcem  ;  hinè 
*>  minera  \inci  nittia  poJJibilh.«  Scop.  Pfmc.  min,  p.  166. 

7mm  UL  Part.  llï.  Criji.  mitalU  È 
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Telles  font  pïufieurs  blendes  noires  ou  brode» 

4u  Hartz  &  de  Hongrie  (8). 

Variété  a.  Le  tétraèdre  régulier  légèrement 
tronqué  dans  fes  quatre  angles  folides ,  d'où  ré* 
folte  un  oÔaèdre  çompafé  de  quatre  hexagones 
larges  &  de  quatre  petits  triangjes  équilatérau* 

J'ai  vu,  cette  variété  de  blendç  brune  opaque* 
{px  des  groupes  de  Tranfilvanie  (9). 

Variété  3.  Le  tétraèdre ,  dont  les  quatre  angle* 
folides  font  tronqués  plus  ayant,  au  point  de  chant 
ger  les  quatre  hexagones  de  la  variété  précédente  * 
çn  quatre  triangles  équilatéraux ,  qui  (ont  alor* 
égaux  à  ceux  des  trpnçaturgs  ,  d'où  téfulte  fce* 
taèdre  aluminiforme  (  PI.  IÎI  9fig.  1  )• 


X8)  'Pfitifo-gnbua  nigr^fafca  opfic*  ctyjtallif  fyramidmr  m#- 
ççnis,ad  Pacherjlolln  Schemnixiiy Litoph. Born. I ,  p.  134.  —  nh 
çra  cryjlallis  trigonis,  èDognaska  Bonn.  Temefir.  Ibid.—  ery}* 
talUs  iriffuii*  pyramidafïs  ,  ad  Derby  Jjigli*,  Ibid.  II,  p.  14a  * 
\Veig.  trad.  ail.  p.  330 ,  tab.  VH ,  fig.  1 .  —  cryjiallis  perfc£tè  tri? 
gonis&atuminatis,in  vtnà plumbariâ  Schemniienfi  fpittalergaxi£ 
diBa.  Scop.  uiiu  V ,  de  pfeudo-gal.  p.  54.  —  cryjialHs  fubtri* 
quetris  minime  truncatis ,  atfftk  UM  ë/w*  o$flf./&.  Ibid.  Mine  d* 
«ne  criftallifôe  en  pyramides  triangulaires,  dy  flartz.  Forft. 

Cotai  I77a  » n*  ^45- 

(9)  Pftudo-gaUnû  nigro-fajca  cryjiallis  triçonis.  apice  trpnca* 
tis,  agpegtàs,  è  Kapnick  Tranfib.  Litoph.  Born.  I,  p.  134} 
Weifr  trad.  ail.  p.  330,  tab.  XI ,  fig.  t6.  Un  Jeul  des  foaunect 
du  tétraèdre  eft  tronqué  dans  cette  figure  ;  mais  les  quawe  doi- 
•vent  l'eue  comme  daîu  la  pi.  VU »  fig.  S  9  W* 


JZ  *  k  G. 

Les  blendes  jaunâtres  -cfomi-tranfpaf entes  de 
jHongrie  &  «de  Xranfilvanie  \  aflfeâent  aflfez  corn- 
touurément  cette  figuïe  (10).  Ces  oâaèdres  font 
tan&t  d'une  régularité  (parfaite  (  P/.  ///^g.  /  )  , 
tantôt  cunéiformes  ou  à  fommets  tranchans  (  PL 
M  yjig.  x  ) ,  fct  xjuel^fitèfcàs  tronqués  dans  leurs 
an^îcB  fondes (P/.  ÎII>fig.à>4>  S  &<T),ou 
jlans  Jeuus  tords  (  P/.  1//^  /g.  7);  quelquefois 
même  les  plans  rectangulaires  ou  carrée  s'agran- 
xlifient  aux  dépens  des  faces  hexagones,  &  ces 
jcaftaux  préfentent  alors  différentes  modifications 


«H 
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Oo)  Pfytéo-gaUnacryfinllhfata  fjufui  velflavtfczns  ftmipelU* 
hida  ,-utpUirimum  oBLaùtic*.  $pu*+  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  31g. 
— ohjcuTQ-fiava ,  cryftallis  oBtaedris  è  planis  trigonis ,  adKapnick* 
Litoph.  Born.I,  p.  JJ4.  — fufca  opaca  cryftallis  pyramidatis  oc- 
Qudrtu  4 riànis  trigonis,  ai  PachtrftoHu  ScAenaix*  'àmL  Ziacum 
jttriUem  Q9uedto-xtyftàlHfat*m  zonglomtratunu  Loin»  Jty/!.  mt. 
17689  p»  127  9  n°  7.  'Hoc  cryftallis  aluminari-oBtaedris  ,  j>amm 
fptamofis,  counatis  in  glomcresconvexos ,  more  argenti  ruM.  Jbiè. 
FfemÊ>*akoà  ayftoMisfuirQaadis  fu/cis  qu*.  è  lanânè  bafisuLfut- 
ptnt  in  pyramidtm  tttragonam  ut  cryjiallus  aluimnis.  Scop.  ann.  V, 
de  pfeudo-gaJ.  p.  54.  Blende  luifante  couleur  de  poix,  en  cris- 
taux oâaèdres,  du  Dertyyshh-e.   Forft.  Catal.  177a,  n6  597. 
fibule  ènme  en  criftaux  oâaèdres  dumhufortses,  de  Maritn- 
ierg  en  Saxe.  Defcript.  de  Min.  p»  £30,  n°  14% 

On  peut  voir  un  très-beau  groupe  de  criftaux  de  blende  oe- 
taèdre ,  detai'tranfpatente  &  couleur  de  colophane ,  des  nifaes 
et  Hongrie  ,  daas  la  faconde  Décade  des  PUtkAes  -cohriéts  de 
d'Agoty  ,  pï*  XÎV ,  fig.  ï.  Quelques-uns  de  ces  o&aèdres  fo*c 
cunéiformes  (  ibià.  lett.  C)  ;  d'autres  font  tronqués  au  foramec 
des  pyramides  (lett.  B,  D)  ;  &  d'autres  font  d'une  régularité 

eacfjfeeC4Ml£«-^-) 

E  'j 
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du  tube  (PL  H>fig-$  &  22).  6es  dernières  ftio^ 
difieations  fe  rencontrent  dans  les  blendes  des  mo- 
rtes de  Dognaska  dans  le  Bannàt  de  Témefaaf , 
&  dans  la  blende  phofphorique  de  Lafrey  près  de 
Vizille  en  Dauphiné.  j 

Variété^  L'oaaèdre  régulier  (/>/.  III>fig.  1  )  , 
eu  Foôaèdre  cunéiforme  ( ibidfig.  2 ) ,  dont  le* 
douze  arêtes  font  tronquées  par  des  plans  linéaires 
-ou  fort  étroits. 

J'ai  ces  deux  légèréà  modifications  de  la  même 
variété,  réunies  fur  le  même  groupe,  en  petits 
criftaux  de  blende  tranfparente  ,  d'un  jaune  de 
•topaze,  &  très-réguliers,  entremêlés  de  criftaux  de 
roche  fur  une  gangue  quartzeufe  aurifère ,  de  Si- 
bérie. 

Variété  S.  Le  tétraèdre  régulier ,  dont  les  quatre 
angles  folides  font  tronqués  de  biais  par  les  faces, 
d'où  réfulte  un  polyèdre  à  feize  facettes ,  dont 
quatre  hexagones  &  douze  triangulaires  ifocèles 

Variété  <f.  La  variété  précédente,  dont  les  bords 
ibnt  tronqués  de  part  &  d'autre  en  bifeau ,  d'où 
xéfulte  un  polyèdre  à  vingt-huit  facettes ,  quatre 
'defquelles  font  des  triangles  équilatéraux  :  les  au- 
tres font  douze  reâangles  &  douze  rhombes  (  PU 

M.  Beflbn  poflecîe  un  groupe  de  blende  crif- 
tallifée ,  gorge  de  pigeon,  de  Stolberg,  qui  réunit 


Ms  deux  variétés.  .Quelquefois  les  guatte  aaglea 
iblides  du  tétraèdre  font  de  plus  tronqués  net,  ca 
qui  ajoute  à  la  figure  précédente  quatre  petite  trian- 
gles éqwilatéraux  (  PL  I%Jtg.  iS  &  *tf).  Quelque- 
fois au  contraire  les  troncatures  du.  fo^met  n'y 
font  point  apparentes  *  &  les  criftaux  ii'om  alors- 
que  feize  facetter  (  PL  I  ,jpg<  u  ). 

Variété  7.  Le  tétraèdre  régulier ,  dont  chaque, 
face  eft  remplacée  par  trois  plans  trapézoïdaux  %. 
cToù  refaite  un  dodécaèdre  à  plans  trapézoïdaux/ 

Je  n'ai  point  vu  cette  variété  î  mais  if  y  a  lien 
de  croire  que  c'efl  fous  cette  forme  que  fe  pré- 
fentent  tes  criftaux  de  kUndc  dodécaèdre ,  décrits" 
par  M.  de  Born  (1 1  )* 

Variétl  8.  Le  tétraèdre  régulier,  dont  chaque 
fece  efl  remplacée  par  trois  plans  trapézoïdaux  ,' 
&  chacune  des  arêtes  par  dfeux  plans  triangulaires 
ifocèles  oppofés  par  leur  bafe  (1.2)  ;  il  en  réfultç 


(il)  PfiuJo-galtna  fu fia  pelluçidâ,  dodeeaedra  è  plûnis  tetrae- 
iris  (  Wez  tetragonii  ;  car  des  plans  ne  peuvent  être  tétraèdres)  , 
è  PacÀcrftoUn  ad  frhejnnix.  lâtoçh.  Born,  1 ,  p.  124.  M.  Weî- 
gel  cite  ,  pour  ce  criftaf ,  la  fîg.  1  de  h  pi.  Vliï  de  mon  EJfdi 
de  Crifiallographu,  qirï  eft  un  dodécaèdre  prifmatfque  à  plana 
ibombes  ou  rhomboïdaux.  Trad.  <z//,  p.  330* 

i\%)  n  Blende  noire  luttante  eu  criftaux  polygones  à  24  fa- 
i»  cette*,  entremêlés  de  galène  &  de  quartz  criflallifé,  du  duché 
t>de  Cumberland.  Les  4  faces  triangulaires  équila^érales  du  té* 
»  (raidie  régulier  font  ici  remplacées  par  12  plans  trapézoïdaux  r 
*fc  1*  petit»  triangle*  jfocêjea  opjjofës  deux  à  deux,  par  içut 

E  iiji 


un  polyèdre  à  vingt-quatre  facettes  triahguhrifes;8Ç 
trapézoïdales  (P/^  / ,  feg.  x$  ). 

Variété  g.  La  variété  précédente ,  don  t  les  qua- 
tre nouveaux  angles  folldes  formés  par  la  rencontre. 
<Jes  trapéroïdes  fur  chacune  des  faces  du  tétraèdre 
primitif,  font  légèrement  tronqués  (13)  ;  ce  qui 
ajoute  à  la  figure  précédente  quatre  petits  triangle»; 
équilatéraux  9  &  change  les  douze  ttapézoïdes  en 
pentagones  irréguliers  (  PL  I  rfip  3  o  }* 
■  Variéil  to.  La  même  plus  fortement  tron^ 
quée  (14)  ;  ce  qui.  donne  pour  lé  criffal  çntiçr; 


»bafa,  occupent  l'intervalle  îaiflë  par  i'goarteiftent  des  bord», 
*du  même  tétraèdre.  «  IVAgoty  ,  2e  0éeade  du  Rlçne  minéral  • 
<//  flanches  ccJoriéts^  pfy  XV,  fig.  I,  ïett»  ^ 

.  (13)  »  Blende  noire  luifante  en  criftaux  polygones  à  28  fa*> 
v  cettes  ;  ils  ne  diffèrent  des  précédens  que  par  quatre  légères, 
i>  troncatures  1  qqi  produHent  autant  de  petits  triangles  équiîa- 
v.téraux,  ce  qui  change  en  douze  pentagones  irréguliers  les. 
y  douze  trapézoïdes  de  la  figure  précédente."  lbia\ .Jet t.  J?. 

(14)  »  Lorfque  les  quatre  triangles  équilatéraux  des  tronc**. 
*>  tures  deviennent  plus  étendus ,  les  douze  pentagones  irrégu- 
»>liers  deviennent  autant  de  triangles.  Chacune  des  faces  du, 
xi  tétraèdre  régulier  cû  alors  remplacée  par  quatre  plans  triangu- 
9»  laites ,  dont  celui  du  milieu  de  chaque  face  çft  conftajnrnent 
*?équilatéral.  On  peutobferver  que  fes  triangles  équiîateraux; 
»>  des  troncatures  ont  toujours  leurs*  côtés  directement  oppofé* 
»>  aux  angles  des  grandes  faces  4U  tétraèdre ,  ce  qui  donne  lieu^ 
n  de  croire  que  c'eft  de  la  juxtapofkion  renverfée  des  lames 
ucriftallinés  rur  les  face»  d'un  tétraèdre  régulier,  que  naiffente^ 
*  variétés  à  24  &  à  98  facette*,  a  IM.  JetU  C. 
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tingt-quatre  triangles  ifocèles ,  &  quatre  tringle» 
equilatéraux  (PL  I  >fig*  3/). 

VariiU  11,  Le  criftal  de  la  variété  9  *  dont  les 
nouvelles  arêtes  produites  parla:  rencontre  des  ba- 
fes  des  petits  triangles  ifocèles ,  (ont  auffi  uon- 
quées  (1 5)  ;  ce  qui  ajoute  à  cette  variété  fix  hexa- 
gones linéaires ,  &  change  les  douze  pentagones 
en  heptagones  irréguliers  (PL  Iffig.  32). 

Si  les  criftaux  de  blende  (ont  difficiles  à  détermi* 
ner,  c'efl  fur -tout  dans  les  quatre  dernières  variétés 
que  je  viens  de  décrire.  Elles  dérivent  toutes  d'un  té-, 
traèdre  régulier;  mais  les  facettes  &  les  troncatures 
en  font  fi  multipliées, &  leur  difpofition  relative  eft 
en  apparence  fi  bizarre  &  fi  peu  régulière  ,  qu'il 
n'eft  pas  étonnant  que  cette  forme  n'ait  encore  été. 
reconnue ,  ni  même  décrite  par  aucun  Minera* 
logifte.  Elle  fe  rencontre  néanmoins  aflèz fréquent 
ment  dans  les  blendes  noires  ou  brunes  de  Saxe 
&  du  duché  de  Cumberland,&  même  dans  les  rou- 
ges demi-tranfparentes  du  Hartz  (16),  Il  eft  vrai. 


Ci5)»v Petit  groupe  de  criftaux  de  Jslende  noire  Euilante  à  28; 
w facettes,  parmi  lefqueîs  fe  trouve  une  autre  variété  à  34  fa- 
»  certes,  par  fix  troncatures  linéaires  à  la  bafe  des  triangles  i(b- 
w celés  des  bords  du  tétraèdre  ;  ce  qui  ajoute  à  1a  variété  B- 
»fix  hexagones  alongés  fort  éu*oits,_«  O'Agoty.  Règne  mia^ 
pï._  XVV  fîg..  2  &  3 ,  lett.  JD^ 

(if>)  Ken  ai  des  groupes  &  mène  des  criftaux  ibiitaires  bien 
4étcrauués  f  dç  ces  divers  endroits.  J'avôis d'abord  regarde.ee* 

Ei* 


que  ces  criftaux  fpnt ,  pour  l'ordinaire ,  ema(Té*f 
confufément  les  uns  fur  les  autres  ,  &  que  d'ail* 
leurs  chacune  de  leurs  pointes  a ,  pour  ainfî  dire , 
ion  apparence  particulière!  Très-fouvent  même 
les  triangles  ifocçles  du  fommet  de  la  pyramide 
font  arrondis  ou  curvilignes ,  ce  qui  ne  contribue 
pas  peu  à  rendre  méconnoiflable  la  vraie  forme 
de  ces  criftaux  ;  mais  ea  les  obfervant  avec  atten* 
tian  ,  on  reconnaît  que  leur  figure  compliquée 
provient  de  k  fuperpofition  renvèitée  dé  lames 
triangulaires  équilatérales ,  toujours  décroisantes 
fur  les  faces  du  tétraèdre  régulier ,  de  manière 
quelèabafes  des  triangles  équihtéraux  fu rajoutés , 
fe  trouvent  en  oppofition  avec  les  angles  ou  pointes 
des  quatre  grandes  faces  du  tétraèdre  primitif; 
Lorfque  la  furaddition  de  ces  laines  triangulaires 
équilatérales  toujours  décroiflkntes  ,  n'a  point  été 
interrompue ,  on  a  des  criftaux  femblables  à  ceux 
des  variétés  7  &  8  ;  mais  fi  la  furaddition  s'eft  ar-« 
rêtée  avant  que  les  lames  euffent  atteint  le  derniei 


criftaux  comme  une  modification  du  dodécaèdre  à  plans  rhomfyes 
(Voyez  Forft.  Catal.  1780,  n*  701  &fuivO  î  mais- 'a  pofition 
renverfée  des  quatre  petits  triangles  équilatéraux  m'a  fait  reve^ 
nir  de  cette  erreur.  On  ne  peut  méconnoître  dans  ces  quatre 
triangles  équilatéraux  les  quatre  faces  du  tétraèdre,  de  même 
qu'on'  reconnoît  celles  de  l'octaèdre  dans  les  troncatures  des 
huit  angles  folides  du  cube,  &  de  certains  dodécaèdres  à  plans 
rhombes  dont  je  parierai  à  L'article  du  fer  (  PL  11,  fig*  5  ô*  7.1 
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terme  de  leur  décroiflance ,  les  crifïaux  de  blende 
offrent  alors  les  triangles  équilatéraux,  que  j9ai  con-, 
fidérés  dans  les  variétés  9  ,  10  &  1 1 ,  comme  des 
troncatures  plus  ou  moins  profondes. 

Variété :  12.  Prifme  tétraèdre  ou  quadrangulaire* 
tronqué  obliquement. 

C'eft  d'après  M,  le  baron  de  Born  (17)»  que 
je  cite  cette  variété  que  je  n'ai  point  obfervée. 

Mais,  outre  ces  variétés  de  blende  déterminées  » 
il  eft  bien  plus  ordinaire  de  la  rencontrer  en  cnf* 
taux  polyèdres  (1 8) ,  à  facettes  planes  &  curvi? 

^ — — mumm, — M^^^  1  — — — 1^ — —  »     mm,  ■!  mm  m    i— ^«» 

(17)  Pfeudo-galtna  nigra  ,  cryjlallis  tetratdris  ,  columnaribus  , 
oèliquè  trunauis ,  è  PacherftalU  Huog.  infm  Litopb*  Born.  1 , 
p.  134.  M.  Weigel,  en  rapportant  cette  variété  d'après  M.  de 
Born  ,  p.  330  de  la  trad.  ail.  de  mon  Bffai  de  Crijr,cite  la  figure  7 
de  la  planche  V,  qui  eft  un  paraHélipipède  rhomboïdal  ;  maïs 
je  douce  qu'une  telle  forme  puifle  exjfter  dans  la  blende. 

(18)  Zincam  Jlerilum  femitejftllatum  atrum.  Linn.  Syft,  nat* 
17689  p.  1*6,  n*  7.  Pfeudo-galtna  cryfiallifata,  ctyftallis  fut* 
rotutuiis  ffyedris  Qfacit  gaudet  globulari  p/erumque  botryiticâ  ). 
Wall.  Min.  1778  •  fp.  317  ,  f.  —  flavefcens  pellucida  cryjlallis  po- 
ijtirism  Litopfa.  Born*  I ,  p.  134.  —  flayefcens  peilttcida  faper* 
ficie  pirtfuntc  fugaci  cryjlallis  polyedris.  lbid.  —  flavefctns  opac*\ 
çryfiallis  pofytdris.  lbid.  —  fiava.  pel(ucida  çryfiallis  hexaedris 
ûcculibits.  lbid.  —  virtfctns  pellacida,  çryfiallis  polyedris»  lbid* 
- —  fmfca  opata  cryjlallis  polyedris  faperficie  cœrv/cfcente.  lbid. 
T- *igro-fufca  cryjlallis polyedris.  lbid.  —nigra  çryfiallis  polye- 
dris.  lbid.  &  II ,  p.  142.  —  rubefcens  çryfiallis.  po/yedris.  lbid. 
^flavefctns  çryfiallis  polyedris  pellucidis.  lbid. — cryjlallis  fttb- 
rn  tandis  apice  truncatis  ,  cV  planis  pluribus  fubéqualibus.  Scop, 
aon.  V  ,  p.  54.  Blende  en  petits  criftaux  rouges  8c  tranlparens , 
dont  la  forme  peu  régulière  paroît  tenir  du  cube  &  de  i'o$aédre^ 
ÇcfirifU  de  Min.  p.  228 ,  n#  5.    ' 
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ignés ,  dont  la  forme  eft  indéterminée.  Ces  crï& 
taux  font  alors  entaflfés  &  pelotonnés  les  uns  fur 
les  autres  *  de  manière  à  former  des  mafles  glo-t 
buleufes  »  hémifphénques  ou  protubérançéçs  (xç)» 
en  un  mot  ,  de  vraies  ftalagmkes ,  &  même  des 
maffes  informes ,  que  Ton  défigrie  alors  fous  le» 
lionis  de  blende  à  grandes^  (20)  ou  à  petites  icaiU 
/«(21),  de  bttnde  finit  (22)  ,  &  enfin  de.  Mende 
Joiide  ou  compacte  (2  3)* 

Ces.  blendes  écailleufes  ou  irrégulières  ,  fost* 
qu'elles  font  opaques ,  ont  quelquefois  une  cou-* 


(19)  »  Un  groupe  de  criftaux  de  blende  en  globales ,  fur  un> 
*fpath  vitreux  çubique^fForft.  CmL  I77a,n°  599.  »  Autre  dont 
»  la  criftaîlifation  forme  des  protubérances  feuilletées,  &c.  «  Jtàfc 
h»  601.  •>  Blende  noire  fuifante  en  criftaux  lamelleux  raffenv» 
»bfés  en  boules,  &c.«  /foi.  n»  607,  610  &  fuiv.  w Blende 
»  noire  mamelonnée.  «  Ibii.  np  614  &  fuiv.  Voyez  auffi  le  Ca-. 
fa/o^ffe  de  1780,  n°  729  &  fuiv. 

(ao)  Pfeudo  -  galena  majoribus  fquamnlit  nitens  colore  f*fiùK 
— colore  viridi,  —  vtl  dtra  picea  rfiâftf.  Wall.  Min.  fp.  g  Vf ,  e , 
d,  t.  —  fquamofa,  fqeâmit  mafyibus.  Licopb.  Bonul,  p*.l33* 
&  Il ,  p.  141. 

(21)  Pfeudo-gahna  ptrticulis  minîmis  fquamojîs  nittns  colore* 
ôbfcttre  fufeo.  Wall.  Min.  fp.  317,  a.  —  fquamulis  minoribus  ni?* 
tens  colore  martialL  Ibîd.  fp.  317 ,  b.  —  fquamofa ,  fquamis  mi: 
mmis,  rubefeenu  Litoph.  Bonu  I,  p.  133. .—  *igro*fufca  fqea* 
tnis  minimis  nittntibus.  Ibîd, 

(aa)  Telle  el|  celle  qui  fe  trouve  mêlée  avec  la  galène  de», 
mines  de  Pompéan  près  de  Rennes  en  Bretagne*. 

(23) Pfeudo  galena nigri compaàa, pech-bleijde di&0.l^O^, 
Born.  I ,  d.  133  i  iWt  U  9  Pi  MV 
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feu*  métallique  d'an  gris  bleuâtre  ou  livide  (24)^ 
qui  pourrait  les  faire  confondre  avec  la  galène  % 
d  elfes  n'en  différoient  d'ailleurs,  par  uçe  gravité 
/pacifique  beaucoup  moatf  considérable  ,  par  leur» 
écailles  moins  brillâmes  &  moins  diftinâes  ,  &  par 
l'odeur  de  foie  de  fouffç  très-fenfible  qui,  s'en  dé*. 
gage  par  le  frottement  «  011  lorfqu'on  y  verfe  un 
acide*  A  l'égard  des  blendes  demi-iran/par^ntes  % 
leur,  couleur  çft  communément  brune  ou  d'un 
beau,  noir  lui/ant,  comme  les  criftaux  d'étain  :  telle» 
font  tes  biendes  couleur  dt  poix;  mais  il  s'en  trouve 
aufli  de  jaunâtres ,.  de  rougeâcres  (25)  f  &  même 
d'afîez  transparentes,  pour  imiter  lés  couleurs  de 
la  topaze ,  de  la  chryfolite  ,  de  Thyacinte.  ou  du 
grenat  (26). 


MMMMMMMMMMM^aftaaMAMMiWk^ah 


(24)  Zincum  forma  metalHcâ  ferro  fttîpfmrûto  miuerâlifatum. 
Crotifh  S-  9*a>  *•  Zînttm  fltlpkart  &  fèrro  mmrattfutttm  co- 
Un  oèfiurè  ferreux  partial  lis  micantibtts.  Wall*  Mip.  1778  ,  fp* 
31&  Zimtmm  mintrûiifatmtcompu&wn  fltbfqaatnofum*  Linn.  Syft. 
9tf«  1768,  p*.ia£r>  xi*  %>  Zincam  caaum  fftieaâ  inttjtextuuu  IbîcL 

—  lêMdfofo  -  imhricMtmn,  mtuiiicnm*  Muf.  Teff-p.  54  ,  n#  3. 

—  miniralijkmm  empatitum  atomis  albidis  nitiduliu  -Syft.  nat» 
tt£  n#$.  PJhuéo-gulena  auiafkàe  metallicâ.  Litopb.  Born.  I, 
f»  1 33.  Mfae  de  sine  bf  ancbfae.  Defcript.  de  M*,  p.  333  r 
efp,n.  B4en<fea*vû'gwW»4ur€*  Sage,  Elém.d*Mi».yo\.ÏL% 
*•  1*3. 

(^Z*nutmaikiform**tmfttJkiphumtffî.>C&n(L  f»&3o,l« 
Pfesàhgalcna  ruhtnu  WalJ.  iVfi/7.  I.778 ,  fp.  318.  Zincum  rapax* 
feu  Mcicémn  ruàîçu/fium  tritura  rufâ*  Linn.  iS)^.  ««&  1768 , 

9.1*7,11»  81 

•      •  • 
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Toutes  tes  blendes  répandent  une  odeur  de 
de  foufre  très-marquée ,  lorsqu'on  les  gratte  avec, 
la  pointe  d'un  couteau  ;  mais  quelques-unes  ont 
de  plus  la  propriété  de  paroître  alors  lumineufes 
ou  phofphoriques  dans  Pobfcurité  (27).  On  ne  coi*-' 
noiflbit  autrefois  que  les  blendes  rougeâtres  &  jau- 
nâtres de  Scharffenberg ,  qui  préfentaffenr  ce  phé- 
nomène ;  mais  il  fe  rencontre  auffi  dans  une  blende- 
verdâtre  de  Ratieborziz  en  Bohême ,  &  je  l'ai  moi-» 
même  obfervé  dans  des  blendes  de  Sibérie ,  du 
Dauphiné  (28) ,  des  environs  de  Rome >  &  même, 
dans  quelques  blendes  artificielles,  ou  régénérées  par- 
le feu  de  nos  fourneaux  (29). 


—jlapo-ruha  ptllucida,  —  rubra  pelîucida.  Litoph.  Born.  1^ 
p.  133  &  134.  Les  plus  beaux  morceaux  de  blende  verdâtre  que 
nous  connoiflions,  ont  été  trouvés  à  Radebo/iii^en  allemand 
Btrg-Stadel')  en  Bohême. 

(27)  Pfcudogalena rubra  ele&rica  opaca , è  Scharffenberg  SaxK 
Litoph*  Born*  I,  p.  133.  —*  flavefeens  opaca  elecjrica  è  Sçharf- 
ftnberg. Ibid.  —  pire/cens  opaca  ele&rica  i  Raùebor\i\  Bo/u  Ibid, 
EieStricum  \intum  è  Mifniâ.  Linn.  Syft.  nat.  1768 ,  p,  125,  Pfeudo- 
galerta  rubens  ,  flava ,  femipellucida  ,  è  Schatffeabetf,  in  Mifniâ  , 
Btreninfel  in  Ruffiâ.  Wall.  Min.  1778,  fp.  318 ,  d.  Voyez  ForlV 
Catal.  177a ,  n<»  579*580  £583  ;  &  Cotai,  de  1^80,  n01 717  719. 

(28)  Celle-ci  a  été  trouvée  à  Maronne ,  hameau  du  village  de> 
la  Garde ,  fitué  dans  les  montagnes  de  i'Oi&n,  à  9  lieues  de 
Grenoble* 

(29)  La  cadmie  des  fourneaux  où  l'on  fond- nos  mines  de  fer 
limonneufes  de  Champagne,  eft  une  vraie  chaux  de  sine,  plus 
4>u  moine  falie  ou  colorée  pat  des  molécules  moniales  &  fuJjgK 
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Il  y  a  de  ces  blendes  artificielles  où  des  four*. 
neaux ,  qui  ont  une  telle  reffemblariee  avec  les 
blendes  naturelles ,  que  je  fuis  très-porté  à  croire 
que  la  miru  it  [inc  vitrtufc  de  Wallerius  (30)  4  & 

neufes,  qui  fe  fubliment  avec  elle  dans  le  traitement  de  ce» 
*  mines  calciformes.  Mais  fa  cadmit  des  fourneaux  où  l'on  fond 

• 

les  mines  fulfureufes  de  cuivre ,  d'argent  &  de  plomb ,  qui  con- 
tiennent de  la  blende ,  eil  une  forte  de  blende  régénérée  par  le 
foie  de  fourre,  qui ,  dans  le  traitement  de  ces  mines  fulfureufes 
oupyriteufeS)  fefublime  en  même  temps  que  le  zinc,  &  s'y 
«ait  d'une  manière  très-intime.  J'ai  de  ces  blendes  artificielle* 
qui,  par  leur  tiflu,  leur  dureté,  leur  couleur,  leur  odeur  & 
leur  phofphorefcence,  reflemblent  on  ne  peut  pas  davantage 
aux  blendes  produites  par  la  Nature.  Tel  eft  un  morceau  d'un 
beau  noir  iuifant ,  des  fonderies  de  Sainbcï  prés  de  Lyon  1  on 
le  'prendrait ,  fe  fon  tiflu  ,  pour  une  blende,  noire  à  grandes 
écailles  ;  fie ,  comme  toutes  les  btendes ,  il  répand ,  par  le  frot- 
tement, une  odeur  de  foie  de  foufre  três-fenfible ,  mais  fans 
lueur  phofpnorique;  tandis  qu'un  autre  morceau,  des  mêmes 
-fonderies ,  qui  en  diffère  peu  par  fa  couleur  &  fe-  tifln,  ré- 
pand, avec  l'odeur  de  foie  de  foufre,  un  éclat  pbofphorique  , 
lorfqu'on  le  gratte  avec  la  pointe  d'un  couteau  dans  un  lieu 
îombre.  Enfin  ie  troHîème  morceau  de  cegenrequejepofféde', 
eft  une  efpèce  de  cadmie  fibreufe  fit  lameHeufe,  d'un  jaune  vetf- 
dAtre  ;  qui  fe  fubiime  à  la  voûte  des  fourneaux  où  l'on  fond  les 
mines  d'argent  mêlées  de  blende ,  à  Freyberg  en  Saxe.  Ce  der- 
nier eft  phofpborique  an  cure-dent,  de  même. que  la  blende 
rouge  de  Sckarfitnbcrg ,  &  parott  compofé  bigames  prifma- 
tiques  très*délîées ,  ferrées  parallèlement  les**  unes  contre  les 
antres» 

(30)  Zincnm  fulp hâte  mînerali fatum  ,  minera  allefctnte  vel  gri» 
Jeâ,fuU  vexa  cV  ttxturâ  vitrta  ;  minera  xincïvitrea*  Wall.  Min, 
I778,  n*  314.  »<&/i  àéec  minera  vitro  lirtci  artificiali  maxime 
***qualis,  colore  grifeo  ,  parum  cœruhfcente ,  aliquando  &  viri- 
»defctm*  an$flwfç*MU,  auafi  lapide  calamijiari  Juperficiafi  pr*~ 


^§  Ê  1  If  fi. 

de  cette  elpèce-  Ce  qu'il  y  a  de  -certain,  c'eft  qu'on 
m  doit  point  les  confondre  *  comme  rtnt  fait  ces 
Auteurs  *  avec  la  «w  ^  {aie  caUiforw  putt  $• 
endurcie  dû  Croiiftedt,  qui,  n'étant  qu'une  calamine 
criftallifée  ,  ne  doit  point  exhala  >  par  le  frotte- 
ment* l'odeur  dé  foufre  dont  parle  Walienus  ,  Ai 
fe  comparer  aux  criftaux  de  zinc  qui  fe  fubliment 
dans  les  fonderies  du  cuivre  iFahlun  (32).  . 

Quoi  qu'il  en  fott ,  les  blendes  naturelles  4e  twfct* 
Vent  fréquemment  entremêlées  de  pyrite  blanche 
arfenicale  »  de  pyrite  ûiliureufe  t  de  galène  Seau- 
tores  mines  métalliques  d'ancienne  formation.  On 
trouve  même  des  blendes  aurifères  &  argentifères 
(33)  »  ^ont  on  a  fait  une  mine  d'argent  particii- 

>>  <ftf*..  •  •  •  CaUiaaùom  flaptfùt  &  *4orem  fitlpâaream  tmittu, 
w  queœ  &  dum  matI«o  former  pércittkur ,  eiuâtt  ;  undè  ûil- 
»»phuris  pneGmti»  in  bac  misera  patet....  H*c  a  nonjutllis  pro 
»sinco  nacivo  Âslttur,  âpUrifyfU  pub  «m  efi  cognka.u  IhkL 

(31)  Zinc**  àyftatiibkm  »  trffMs  tbdpkùfoTm&us  *  xom* 
freflb-pUttis,  tinearibtts  ,  tnacads ,  nrnrpm  altero  o*ft/ta». 
linn.  ity*.  n«r.  1768  ,p- 1»5  ,  n*  1.  Zmcum  ayfiallifÊtoii  (  beat 
exoricus).  Cryjbalti  erett*  compnjJi'pU**  *  Umttrts»  inmcotà 
fin  utragonét,  marçi*e*6  aJtero  tfltmre  farfiois  ÂMftmr  encornât*  , 
colon  externo  chalyèis , /parfit  in  pyritâ pon4krofiJjima.Maf.JtSi 
p.  651,  n*  î. 

(ga)  Voyes  la  description  4ecesciîfainC4k 
deffus ,  p.  63  >  note  4. 

(33)  Pfeudo-gaiena  flavtfcens  petiaciéû  arpnàftru>  è  Jfefttltrrô 
BoL  Lkoph.  Boni.  I ,  p.  1334 


Ë  i  »  Ce  ify 

tière  (34)  ,  quelque  à  l'extérieur  eflês  ne  dffibtnt 
en  rien  des  autres  blendes ,  tant  dans  la  forme  crif- 
jalline  t  que  duas  la  couleur,  h  aai^pareooe  » 
l'opacité  »&c  (35) 


£CJ  En  Miné  sBCotfpAïai* 
EspkcsIIL 

Calamine  ou  pîere  calanùna*re* 

X'incnm  taki forme  naturah.  Crouft.  S-  22$ 9  4»  tintnni  çaki* 
firme;  lapis  ca/a*//7<m>.  Scop.  Princ.  min,  j.  as6,  4.  Zincnm 
ilifium  vfrQtm  cancre»»  &indur*mm>  «  BpfywUi* 


C34)  Argentnm  \wco  falphurate  mineralifatum*  Crotift.  $.  77^, 
Jirffutmm  fintofim,  feu  miaeralifiuum  finco  JUrilo*  Linn.  £^k 
Jtof.  1768,  p.  150,  n°  8..  Minera  argenti  zinçofa ,  difforinis  ptl 
ghfafa*  Walï.  Min.  1778,  IV*  395»  a>  *•  Biende  tenant  argent* 
Qtfcripu  de  Min.  p.  37 ,  efp»  II.  Henckel  dit  que  dans  les  mines 
fiches  de  Freybefg ,  la  blende  contient  depuis  quelques  onces 
Jufqu'à  un  marc  d'argent  par  quintal.  Introduêlion  à  la  Minéra- 
logie ,  trad.  franc,  p.  103*  l 

(35)  drgeiitum  linçofûm  tryftaUifatum  flavrtm  cryftallh  pelle» 
ïidis  polyedris  è  Siglisfrerg  Schemniiii  tfunç.  inf.  Litoph.  Porn* 
T,  p.82.  —  fufeum  cryjlaltis  majoribus  L+edris  ftièglçbofis  ,  ai 
Ratieiorxii  SoL  Ibid.  —  rtibefcens  cryjlalfis  polyedris.  /bid.  p.  8$. 
—  flaptfcens  peUscidttm  laminofum  fpeculare ,  lamellis  majoribu» 
fer'e  palmmribus ,  adRaât&erpx.  ibid.  p.  81.  —  flàrejcens  epatim 
fivomtfttm  fquamis  muwribss.  Ibid.  — •  niçnrin.  apacum  fqaanô^ 
fim  ,  ad  Joachimjlhal  Boh.  ibid.  — *  Pfcudo-gaUna  eompaSta  ni  gré  â 
ptch  blond*  argenti  fera  à  Jmckimfikol.  kbVL  II,  p.  WU  Çenuiut 
fnadium  dot  16  maroos  argenti*  Ibid* 


$o  Z  I  N  c. 

An$ià  (36).  Béf gm.  it  Min.  \înci ,  Opufci  II  ,ty  g  1 8.  ZhcûH 
acido  aérco  mincralifatum.  Ibid.  p.  449.  Zinc  minéralifé  par 
l'acide  marin  (37)  ;  pierre  calaminaire  ;  calamine.  Sage ,  El.  dé 
r  Min,  vol.  H,  p.  194 ,  efp.  II;  Démefte ,  Lettres >  vol.  II 4 
p.  181  j  efp.  II  ;  Defcript.  de  Min.  p.  232 ,  efp.  IV.  j  '  • 

Quelques  Auteurs  dîfent  avoir  vu  des  &j*r$  de 
$/«:  natives  (30)  ;  pour  moi  J  avoué  quelles  me 
font  inconnues  4  à  moins  qu'on  ne  veuille  parler! 
d'une  efpèce  de  laincphilofophiquc  en  filets  blancs* 
cotonneux, élafriqûes , qui  fe  rencontre  dans  quel* 
ques  régules  de  fer,  &  que  M.  Grignon  aprife  aflez 
mal-â-propos  pour  un  fer  déphlogifliqué  converti 
en  amiante  (39)  ;  ce  qui  a  porté  d'autres  Natura- 
liftes,  Se  entre  autres  M.  le  comte  de  BufTon,  à 
regarder  l'amiante  comme  un  produit  du  feu» 


I  l,i  ii  ■■■■  1    1    ■  ■  ■■      ,hm 


(36)  Suivant  M.  Bergman ,  ta  mine  i^xinc  en  chaux  vitriforme 
dHoIywel  en  Angleterre ,  contient  par  quintal  28  livres  d'a- 
.cide  aérien  ,  6  livres  d'eau ,  &  environ  6s  livres  de  chaux  de 
zinc  unie  à  une  petite  portion  d'ocre  excédant  à  peine  une 
livre.  Voyez  Joarn.  de  Phyfl  juillet  1780* 

(37)  M.  Sage  a  reconnu  depuis ,  que  cette  mine ,  ainfi  que  fa 
plupart  de  celles  qu'il  a  die  être  inineralifées  par  l'acide  marin . 

-rétoient  par  V acide  méphitiques  que  M*  Bergman  nomhie  acide 
aérien,  à  d'autres ,  air  fixe* 

(38)  Zincum  calcinatum  puram  particulU  diferetis  rarijjimuni 
tft.  Hue  referas  ULud  Chjnenfe  à  D.  Grill  odveEtum  cV  à  Noè»  I>» 

.yôii'Engeftrom  Qin  A3.  Stock,  anjt.  1775)  deferiptum*  Bergm* 
de  Min.  ynci ,  Opufc.  II ,  p.  316. 

(39)  Voyez  Tes  Mémoires  de  Phyflqut  fur  Part  de  fabriquer  Je 
fir,  p.  18  &  90,  pi. III,  fig.  29»  1 

La 
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La  feule  mine  de  zinc  calclforme  que  je  cor* 
Aoifle  9  eft  la  calamine  ou  pierre  calaminaire  ,  dans 
laquelle  la  chaux  du  zinc  plus  ou  moins  pure ,  le 
montre  fufcepùble  d'une  criftallifation  déterminée» 
en  raifon  de  fon  union  très-intime  avec  t acide 
méphitique ,  qui  fait  ici  les  fondions  de  minéralifa- 
teur  ,  comme  il  le  fait  à  l'égard  de  la  terre  métal- 
lique du  plomb  ,  dans  les  mines  de  plomb  blanches  , 
vertes ,  &c.  lefquelles  font  des  produits  de  la  dé- 
torrtpofîtioh  fpontanée  des  galènes  ou  mines  de 
plomb  fulfureufes ,  de  même  que  les  calamines  en 
font  un  de  la  décomposition  des  blendes  ou  mines 
de  zinc  fulfureufes. 

Les  jnetres  caiaminaires  fe  trouvant  pour  For- 
clinairè  en  mâfles  opaques  foliotes  ou  cellulaires * 
plus  ou  moins  mélangées  de  terre  martiale  &d'au* 
très  fubflances  hétérogènes  ;  on  a  regardé  cooime 
une  elpèce  différente  &  particulière ,  celle  qui  fe 
rencontre  en  criftaux  demi-tranfparèns,df  une  figure 
plus  ou  moins  diihnâe  &  déterminée.  Ces  criftaux  » 
qu'on  a  défignés  fous  les  noms  de  fpath  de  [inc  Se 
de  mine  de  [inc  vitriforme  (46)  ,  ne  diffèrent  cepen* 


(40)  Minera  linil  cakiformis  para  >  indarata,  drajicà,  Ctonft, 
$.  228,  l,a,  2.  Zincum  fpathofum  flavtfcenB  druficùm  è  Rabel 
Carinthi*.  Litopb.  Born.  I ,  p.  132.  Minera  xinci  vitrea  drufica 
*  Flinshire  in  Angliè.  Walk  Min.  fp.  314  ,  c.  Spath  de  ync  de 
Jafti.  »Sa  couleur,  dît  Cronftedt,  eft  d'un  gris  blanchâtre, & 
*fon  apparence  extérieure  refleftible  à  celle  de  la  mine  de  plomb 

TomeIlLPart.ïILCrift.mitaÏL  F 


dant  despiejrrés  calaminakes  informes ,  que  pat  tuï 
plus  haut  degré  de  pureté,  auquel  ils  doivent  leur 
blancheur  &  leur  demkrânfparence.  Dans  les  grou* 
pes  que  j'ai  vus  de  ces  criftaux  de  pierre  calaminaire» 
j'ai  cru  reeonnoître  que  leur  forme  déterminée 
étoit  un prifmc  hexaèdre  ou  thûmboldal  un  peu  com* 
prime  i^i) ,  terminé  par  des  fommets  dièdres  (/Y* 


iifpatkiquet  apparence  qui  ne  peut  bien  fe  décrire,  mais  qu'un 
5»  œil  exercé  diftingue  facilement.  On  en  voit  qui  reflemble 
»>  beaucoup  au  verre  de  \inc  artificiel*  &  die  le  trouve  parmi  le» 
99  autres  calamine*  en  Angleterre  &  dans  le  comté  de  Namur.« 
Ibid. 

(41)  Calamine  criftalïifée.  EJfai  Je  Crifl*  p.  309 ,  pîè  V  ,  fig.  9  ; 
Weig.  trad.  ail  «  p.  3*6.  Calamine  blanche  granuleufe  &  criftal- 
ïifée en  petits  prifmes  tranfparens  peu  réguliers  &  comprimés  9 
^u  comté  de  NottingAam  en  Angleterre*  Defiript.  de  Min.  p.  234  , 
n°  i.»Calaminedemi-tranfparente  &  d'un  blanc  verdâtre,  crif- 
talïifée en  prifmes  courts ,  tétraèdres  rhomboïdaux.  Sage ,  Eléntè 
et  Min.  voL  II ,  p.  I28 ,  var.  1.  Calamine  blanche  en  très-petits? 
criftaux ,  dont  la  forme  parort  être  le  prifme  tétraèdre  rhom« 
boïdal.  Démette  Lettres*  toi.  II;  p*  182.  Calamine  grifttre 
criftalïifée  en  prifmes  comprimés  très-ferrés  les  uns  contre  les 
autres ,  &  difpofés  par  faîfceaux  qui  partent  de  différens  centres  ; 
d'Angleterre.  Forft*  CataU  177*,  n°  646.  Deux  morceaux  de 
calamine  blanche  &  verte  ,  criftalïifée  dans  fes  interfaces  ;  l'un 
du  pays  de  Trêves ,  l'autre  du  comté  de  Sommerfet.  Ibid*  nf 
647.  Pierre  calaminaire  en  criftaux  blancs  ftriés:  tranfparens  de 
briltons ,  du  duché  de  Lîmbourg.  Sage ,  Elém.  de  Min.  volrll , 
p.  130*  J'en  ai  reçu  depuis  peu  un  très-beau  morceau  de  Bltyberç 
près  de  Villach  en  Carinthie,  dont  les  criftaux  demî-tranfparen» 
imitent  beaucoup  ceux  des  fpaths  féiéniteux  en  tables  carrées  donc 
ki  bords  font  en  bifeau  (P/.  ///,£*  57  >58)59>fo  *>6i> 
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H?Ùy  fig.  18).  Ces  criftaux  lotit  (Pçrdinaire  fort 
petits  ,  &  groupés  confufément  dans  les  interface* 
des  pierres  calaminaires  informes. 

Mais  on  trouve  dans  tes  mines  du  comté  de 
Sommerfet  \  d'autres  criftaux  de  calamine  blan- 
che (42)  ,  d'un  blanc  rerdâtre  (43) ,  &  quelque- 
fois même'd'un  rouge  brun  (44) ,  qui  font  creux 
dans  leur  intérieur ,  &  qu'il  ne  faut  pas  confondre 
avec  les  précédens.  Ces  derniers  qui  ont  depuis  deux 
lignes  jufqu'a  trois  pouces  &  plus  de  longueur  > 
préfentent  exaâement  la  figure  du  (path  calcaire 
pyramidal  à  deux  pointes ,  appelé  dents  de  cochon 
\PL  IV \  fis-  28  )•  La  pierre  calaminaire  n'offre 
cette  forme ,  qui  lui  eft  étrangèie  &  accidentelle* 

(4a)  Caïamine  blanche  criftalfiiee  de  même  forme  que  le 
fpath  calcaire  pyramidal  appelé  doits dt  cochon.  Ce  criftaf,  quia 
près  de  deux  pouces  de  longueur ,  eft  opaque,  cellulaire ,  &  ea 
partie  rempli  par  une  calamine  granuleufe  verte;  du  comté  de 
Sommerfet.  Defcript.  de  Min.  p.  234 ,  n*  2.  Il  eft  repréfenté 
pi.  IX ,  lett.  C  de  la  première  Décade  du  Règne  minéral  eft 
flanches  coloriées  de  d'Âgoty* 

(43)  Mt  Sage  dît  avoir  obfervé  des  pierres  calaminaires  du 
comté  de  Nottingbam,  en  criftaux  d'un  vert  clair,  demi-tranf- 
parens,  qui  préfentoient  desprifmes  âfix  pans  terminés  par  de$ 
fyramides  da  même  nombre  de  tétés.  Voyez  (es  Mém.  de  Chimie , 

F-  »59- 

(44)  "  J'ai,  dit  M.  Sage,  des  criftaux  de  pierre  calaminaire 
*  du  comté  de  Sommerfet ,  qui  font  compofés  de  deux  pyramides 
»>à  fix  pans  égaux  Jointes  par  leur  bafe  :  l'intérieur  de  ces  py- 
xramides  eft  creux  &  cellulaire;  leur  furface  eft  d'un  brun  rou* 
"geâtre*  «  lèid, 

Fij 
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que  lorsqu'elle  s'eft ,  pour  ainfi  dire ,  moulée  fat 
un  fpath  calcaire  de  cette  efpèce  (45) ,  qui  a  vrai- 
femblablement  fervi  d'intermède  à  la  décompofi- 
tion  d'un  vitriol  de  zinc,  qui  provenoit  lui-même 
de  la  décomposition  des  blendes  ou  mines  de  zinc 
fulfureufes»  On  conçoit  en  effet  qu'un  tel  vitriol , 
venant  à  rencontrer  un  fpath  calcaire,  il  doit  y  avoir 
unedoubledécompofition:  l'acide  vitriolique  aban- 
donne la  terre  du  zinc  pour  s'emparer  de  celle  qui 
fert  de  baie  au  fpath  calcaire  ;  ce  qu'il  ne  peut  faire 
fans  en  dégager  en  même  temps  l'acide  méphi- 
tique :  celui-ci  rencontrant  la  terre  du  fcinc  aban- 


(45)  "  1'"  trouvé ,  dit  M.  Sage,  dans  le  cabinet  de  M.  l'abbé 
*»Nolin,  des  morceaux  qui  m'ont  fait  connoître  que  la  forma 
»>des  criftaux  des  pierres  calaminaires  du  comté  de  Sommerfet 
»»  eft  due  à  des  criftaux  de  fpath  calcaire  décompofés,  &  qu'ils  fil 
*»font  formés  par  incruftatiom  Ces  criftaux  font  ordinairement 
*  creux,  cellulaires  &  poreux.  On  trouve  dans  les  mêmes  endroits 
m  des  criftaux  de  fpath  calcaire,de  Pel^èce  de  ceux  appelés  dents  de 
•1  tochon  Jefquels  font  femblabies  par  leur  forme  à  ceux  de  la  pierre 
ti  calaminaire ,  mais  beaucoup  plus  réguliers.  Ceux  de  cette  der- 
»>nière  ne  paroiflent  offrir  que  des  pyramides  à  trdis,  quatre 
*»&  cinq  pans  ,  rarement  à  fîx,  tandis  que  ceux  du  fpath  font 
»* des  pyramides  à  fix  pans,  fouvent  très-réguliers. u  Méat,  de 
Chimie,  p»  16*.  Mais  M*  Sage  obferve,  en  note,  que  les  pyra- 
mides de  ces  criftaux  de  pierre  calaminaire  auroient  toujours  fîx 
pans ,  comme  ceux  du  fpath  calcaire  qu'on  trouve  avec ,  fi  ces 
pyramides  étoient  complètes  &  régulières;  »  car ,  ajoute-t-il , 
»  l'efpace  que  devroient  occuper  les  pans  qui  leur  manquent 
»  pour  compléter  le  nombre  de  fls  >  eu  toujours  vide  &  cellu» 
»  taire*  uttU. 


3onnée  par  l'acide  vitôolique ,  s'y  unit ,  &  donne 
aiji/ï  naiflançe  à  l&picrre  calaminaire*  dont  la  totalité 
confervç  alors  exaâement  la  figure  du  fpath.  dé^ 
çompofé  ;  ce  qui  doit  la  faire  confidérer  comme  une 
vraie  mine  de  [inc  fpathique ,  analogue  à  ce  qu'eft  * 
dans  un  autre  genre ,  la  mine  de  fer  fpathique. 

Toute  autre  efpèce  de  fpath  calcaire ,  les  ma- 
drépores, lçs  entroques.  (46), ,  &c^  peuvent  être 
pareillement  changés  en  piètre  calaminaire ,  ou 
plutôr  la  calamine  peut  conferver  la  forme  exté- 
rieure de  dîverfes  iubiîances  organiques  de  naturç 
calcaire ,  qui  ont  fervi  d'intermède  à  ùl  génération. 
C'efi  urji  ait  dont  on  ne.  fourbit  douter ,  quand 
on  voit  des  groupes  de  fpath  calcaire  pyramidal , 
dont  une  partie  fe  montre  encore  à  l'état  fpathique, 
tandis  que  le  refîe  eft  converti  en  pierre  calant 
naire  £47}. 


m**m>em  n    i    i 


(46)  Pierre  calaminaire  avec  des  empreintes  d'entroques  ra- 
diée* ,  du  pays  de  Trêves.  FçrfL  CataL  177a ,  n°  647.  »  Le  filon 
«•prîiwipal  de  la  minière  du  Monte  Narro  à  Schio  (dans  le  Vi- 
»>  cent») ,  produit  de  la  mine  de  plomb ,  de  la  pyrite  cuivgreufe  , 
nde-Ja  blende,  delà  calamine  blanche,  de  h  pyrite  &  de  13 
nmanganaife,  dans  du  fpath  calcaire,  la  eajamiqe  ,.ïyoute  M* 
v  Ferber  >parott  devoir  ici  [on  origine  à  la  dijfofutiojt  de  la  blende  9 
»y  produite  par  F  acide  vitrioliqui  delà,  pyrite,  de  laquelle  dijfblu- 
v  tion  elle  peut  avoir  été  précipitée  4H  moyen  de  la  chaux  (ou  pierre 
n.calcaire)  qui  a  piu%  d'affinité  avec  ut  qciM  que  l'oçre  de  \inc.if 
lett.  fur  l'Ital.  tracL  franc,  p.  48  &  49. 

Crû  n  Ou  en  rencontre  de  régulier?  (  des  oifairx  de  fpajh  \ 

Fui 
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Mais  II  eft  bien  plus  ordinaire  <fe  trouver  ta  cala- 
mine en  maffes  granuleufes  (48)  ou  cellulaires(49), 
formées  à  la  manière  des  ftalagmites  (-50) ,  ou  qui 
fe  ramifient  en  façon  de  dçndritçs  (51)  :  on  la 

m  ^ 

*>  qui  font;  logés  dans  des  morceaux  de  pierre  calaminaire  , 
«  comme  des  dents  dans  leurs  alvéoles.  Lorfqu'on  tire  ces  crif-' 
v  taux  des  cavités  qui  ks  contiennent ,  on  trouve  fur  ces  ca- 
99  vices  l'empreinte  des  facettes  du  criftal.  •«  Sage ,  Mim.  de  Chlm. 
p.  162.  »  J'ai  des  groupes  de  ces  criftaux  qui  font  en  partie 
99  fpath  &  en  partie  changés  en  calamine  cellulaire ,  compofée  de 
»  petits  mamelons.  «  Idem.  Elém.  de  Min%  p.  12S  ,  efp.  II  \ 
Defcript.  de  Min.  p.  234,  n°  3. 

(48)  Calamine  granuleufe  blanche  &  grifâtre,  dont  les  finuo- 
Ctés  font  remplies  de  calamine  friable  &  mamelonnée^,  d'un 
brun  rouge.  Cette  dernière  tient  beaucoup  de  fer.  Du  comté 
fie  Namur.  lbid.  p.  2^35 ,  n*  10. 

(49)  Calamine  cellulaire  &  îametteufe,  blanche  d'un  côté, 
mais  variée  de  plufieurs  nuances  de  vert  fur  l'autre  ;  du  comté 
de  Sommerfet.  Ikid,  n?  5.  —  cellulaire  cendrée  &  verdâtre ,  du 
même  endroit.  Ibid.  —  verte  cellulaire,  où  l'on  diftjngue  en- 
core quelques  parcelles  de  blende  rouge  non  décompofée.  Ibid* 
n° 7.  —  blanche  folide  &  comme  vermoulue;  les  filions  on- 
duleux  qui  caraâérifent  cette  cfpèce  font  remplis  de  calamine 
grifâtre  &  brunâtre  ,  mêlée  d'ocre  martiale  :  du  comté  de  Not- 
^ngham.  Ibid.  n*  4*  —  fpongieufe  &  comme  vermoulue,  d'un^ 
Irun  rouge,  du  comté  de  Sommerfet.  Ibid*  n°  9. 

(50)  Calamine  verte  en  ftalagmites. Sage,  Elém.  de  Min.  Il* 
"$.  129 ,  var.  4*  II  y  en  a  auffi  de  verdâtre,  de  jaunâtre ,  & mémek 
5e  blanche  demi-tranfparente.  M.  Sage  obferye  (  dans  fes  Mim. 
de  Chimie  »  p,  160)  que  celle  de  la  paroiffe  d'Holywell,  dans' 
le  comté  de  Sommerfet, ,  lui  a  paru  formée  par  couches ,  de' 
môme  que  les  ftalagmites.  Lapis  calaminarh  albus  Jîiliatitias M 
ad  Tarvifittm  Carinth.  infer.  Litophi  Borrt.  II ,  p.  140. 

(51)  Calamine  blanchâtre  ta  dendrites  ou  en  végétation* 
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trouve  même  en  mafles  folides  &  compares  (5  2)  % 
tantôt  blanches  (53)  ou  grifes  (54)»  tantôt; 
colories  par  le  fer,  de  manière  i  préfenter  des 
nuances  plu?  ou  mpins  foncées  de  jaune  (5  5),  de 
*■  ■ ■ — *■ 

Forft,  Catal.  1769 ,  n°  214  *.  M.  Sage  obferve  que  la  pierre 
calaminaire  blanche  du  Devonshire ,  qui  iui  avoic  été  donnée 
fous  le  nom  de  fpathum  cric* forme  de  Woodward ,  eft  difpofée 
en  dendrites  ;  que  les  interftices  en  font  colorés  par  de  la  terre 
martiale  jaunâtre,  &  qu'il  en  a  retiré  un  tiers  de  zinc,  un  peu  de 
terre  martiale,  &  environ  les  «Jeux  tiers  de  fpath  féléniteux.  << 
fdim.  de  Chimie ,  p.  jdq, 

(£2)  Ochra  \inci  martialis  indurata;  lapis  calaminaris.  Cronfh 
Ç.  2299  A ,  2,  I.  Zineum  terreftre  vel  lapideum,  colore  flavef- 
cente  vel  fufco;  lapis  calaminaris.  Wall.  Min.  1778,  fp.  315. 
iiFaciem  habtt  ha\c  minera  terne  feu  ochr*  arffius  vellaxius  com*. 
9ipa8<£,  uadè  jam  folida  cV  durior  injlar  lapidis  >  }am  mollior  & 
rtfriabilis  injlar  terrée  :  adflruSuram  reperitur  velîoWà&façie  are- 
19  nofà ,  vel  lameffofa ,  plerumque  vero  fimul  quafi  exëfà  8c  caver- 
t*nofa.  «  Ibid.  Zineum  calaminaris 7fubterreum  lapide/cens.  Lmn. 
Syfl.  naU  1768 ,  p.  126,  n*  5.  Zincum  calcinatum ,  particulis  tcr- 
I  ttis  &  ferrnginofis  varié  mixtum ,  plerumque  induratum.  Bergm. 
de  Min.  xinci  ,  Opulc.  II ,  p.  317, 

(53)  Lapis  calaminaris  albus ,  è  Bthemii.  Lkoph.  Born.  I  > 

(54)  Zincum  fpathofum  cinereum  compaêtum  clc&riçum ,  è  LoU 
tel  Carinthi*.  Ibid,, 

(55)  Lapis  calaminaris  flavëfcens ,  è  Loihl  Carintàhe.  Ibid. 
—  flavëfcens  in  gypfo  ponderofo  albo ,  ad  Bleyberg  Carinth.  Ibid. 
S, p.  141* — flavus  cûmpa&us  èLimburg,  ad  Aquiferanum.  Ibid. 
Calamine  d'un  jaune  blanchâtre,  chargée  de  calamine  verte*. 
Cette  dernière  eft  plus  cellulaire  que  la  jaune*  D'Angleterre. 
Dcfcript.  de-  Min.  p.  235, n° 8.  Calamine  en  malles  pelantes , 
compactes ,  jaunâtres  ou  brunes  ;  du  duché  de  lambourg.  Sage  x 
JfUnu  de  Min*  II,  p.  130* 


88  Zinc. 

vert  (56),  de  rouge  (57)  &  dehrun.  Les  cala-* 
mines  peuvent  enfin  paffer  à  l'état  terreux  ou  pul- 
vérulent ,  &  donner  ainfi  une  ocre  ou  chaux  de 
{inc  (58)  plus  ou  moins  mélangée  de  terre  mar- 
tiale, mais  dépourvue  d'acide  méphitique 

■ 

Espèce    IF. 

Manganaife^ 

Magnefia  vitriqripwm.  Auftor.  Ftrrum  mineralifatum  »  minera  fit-, 
ligintâ  manus  inquinanu  ,  qua  fparfim  flriis  convergentibus. 
confiât.  Wall.  Min.  1748  ,  fp.  264.  Ftrrum  nigricans  Jpleq,- 
dens  è  centro  radiatttm.  Wolterfd.  Min.  p,  39,  Ferram  mine- 
ralifatum  nigricans,  obfofetè  fpUndçns,  fibrofum.  Carth.  EL 
Min.  p.  75,  tp.  5.  Fenum  intra&abiU  fufeum ,  inquinans ,  par- 
ticulis  ndcauis  ftriatis.  Linn.  Syft.  nat.  1756 ,  p.  180 ,  n°  8. 
Sydtrta  vel  magnifie  nigra.  Cronft.  $.  113.  Motybdanum  ma- 
gnefia  tritura  atrâ.  Linn.  Syft.  nat.  17689  p.  121 ,  n°  2.  Lapi* 
des  manganenfes  ;  magnefia ,  fyderei  lapides,  WaJI. Min.  1772, 


TT 


(56)  Calamine  verte,  gtife  &  jaunâtre,  mêlée  de  blende, 
rouge  &  de  galène  qui  fe  décompofent  ;  du  comté  de  Sonjmerfef. 
jpefcnpu  <fe  Mifl*  p.  236.,  n°  12. 

(57)  Lapis  calaminaris  rubefeens ,  ad-LoibeiCarinthi^. lÀto^m 
Boni.  I,  p.  132.  —  ruber  è.foloniâ.  fyïd.  —  rubro-fufeus ,  è  Na^ 
mur.  Wall,  Min.  fp.  315,  ç.  Calamine  opaque  &  compacte  de 
couleur  rouge,  à  peu  prés  femblable  à  celle  de  la  brique  ;  dp 
comté  de  Sommerfet.  Sage,  EUm.de^  Mip.  vol.  II 9  p^  129. 
var.  5. 

(58)  Zincum  pulvtjultntum  ttjrtftre.;  ochra  ynci.  WalL  Min. 
*778 ,  fp.  320*  Ockra  xinci  albida.  Linn*  Syft.  nat.  1768 ,  p.  193. 
Minera  iinci  calciformis  imputa  friabfât.  Crouft. $* 22$j  2*4.»  fx 
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p,  326*,  $•$£•  Magnefia  ripa  vel '  pitriarhnan  nifil  fere  aliui 
tft  quûm  calx  novi  metallu  Bergm.  de  Min,  ferri  alb,  Qpufc.  L[  $ 
p.  201.  Magnefium  calciforme  nudum  cV  magnefium  aêtatam, 
Ibid.  p.  452.  Zinc  &  cobalt  minéralifés  par  l'acide  marin*  Sage, 
EUm.  it  Min.  II ,  p.  131 ,  efp.  III  ;  Defcripu  de  Min.  p*  236 , 
efp.  V;  Démette,  Lettres,  vol.  II,  p.  184,  efp.  III. 

La  manganaife*  a  d^abordëte  regardée  comme 
une  mine  de  fer  ;  il  eft  vrai  que  fouvent  elle  ac- 
compagne ce  métal  dans  fes  mines  fecondaires , 
telles  que  Y  hématite  avec  laquelle  on  la  confond 
quelquefois  ;  mais  eUe  en  diffère  par  des  qualités 
e/Tentiêlles,  entre  autres,  par  fa  propriété  de  corn» 
muniquer  au  verre  une  couleur  violette ,  d'autant 
phis  foncée,  qu'on  l'y  a  introduite  en  plus  grande 
quantité  :  elle  a  de  plus  la  propriété  rernarquablé 
d'enlever  au  verre  fa  couleur  bleuâtre  ou  verdâtre; 
ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  As  favori  des  vtr~ 

tiers  (59). 

•_  .  / 

1,1  >  ■       ■  1  p      ■  ■    ■       1  lit 

(SSÙ  M.  Sa*e  attribue  cette  dépuration  du  verre  par  la  man- 
ganaife, à  la  enaux  de  zinc  qu'elle  contient ,  &  qui  fe  volatilife 
k  mefure  qu'elle  s'empare  du  phïogiftique  ,  qui  doiuioit  au 
verre  une  couleur  noire  ou  verdâtre.  Il  ajoute  que  la  petite 
quantité  de  cobalt  inhérente  à  la  manganaife ,  donne  au  verre 
une  nuance  bleue  qui  contribue  à  fa  blancheur.  Ce  Chimifte  ob- 
Jenre  qu'un  douzième  de  manganaife  fondu  avec  du  verre  blanc 
tranfparent,  le  rend  opaque,  &  lui  donne  une  couleur  d'un 
violet  G  foncé,  qu'il  paroît  noir;  mais  qu'en  ajoutant  au  dou-. 
ftiéme  de  manganaife  une  égaie  quantité  de  fafran  de  mars  apé- 
ritif, on  n'obtient  alors  qu'un  verre  verdâtre  tranfparent,dont 
fe  nuance  eft  à  peu  près  fembhble  à  celle  ^u'auioit  eue  le  verre  & 
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MM.  Cronfledt,  Wallerius,  Scopoli,  de  Bont 
&  quelques  autres»  ont  fait  de  la  manganaife  un 
genre  de  pierre  particulier ,  en  y  comprenant  le 
wolfram ,  quoique  cette  dernière  fubftance  ah  une 
pefanteur  fpécifîque  beaucoup  plus  confidérable  9 
&  qu'elle  n'ait  point  d'ailleurs  les  propriétés,  di&s 
iinftives  de  la  manganaife. 

D'un  autre  côté ,  Linné  a  réuni  dans  un  feul 
genre  la  molybdène ,  la  manganaife  &  le  wolfram  r 
quoique  [la  première  de  ces  fubilances  foit  beaur 
coup  plus  légère  que  la  manganaife  ,  &  confé- 
querament  très-éloignée  de  la  peianteur  du  vol- 
fram;.mais'f  en  plaçant  ce  genre  au  rang  des, 
fubfiances  métalliques ,  çntre  le  mercure  &  l'anti- 
moine ,  ce  Naturalise  a  foin  d'avertir  que  c'eft 
moins  dans  l'idée  d'introduire  une  nouvelle  efpèce 
de  métal  y  que  pour  rapprocher  l'une  de  l'autre 
plufieurs  efpèces  en  apparence  métalliques ,  mais 
encore  peu  connues  ,  jufqu'à  ce  que  l'art  noust 
eût  appris  s'il  étoit  poflïble  d'en  extraire  un 
régule  (60). 

M.  Bergman  prétend  avoir  obtenu  ce  régule 

9  l'on  n'eût  employé  que  !e  fafran  de  mars  feul.  Cette  expé- 
rience femble  indiquer  que  la  partie  colorante  de  la  manganaife 
Je  volatilité  par  le  moyen  de  la  chaux  de  fer. 

(60)  99  Non  introdaco  ideam  novi  metalli ,  fei  colloco  ohfcara$, 
nfpecits  mctallicas  in  loco  gratis  expetito  ,  ufqut  ium  rtgultu  co- 
*ronctur.«  Syft.  nat.  1768,  p.  121. 
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4e  la  manganaife  ;  maïs ,  loin  de  regarder  avec  lu  j 
ce  régule  comme  une  fubftance  métallique  parti* 
culière ,  je  n'y  vois  qu'un  régule  mixte*,  forme  par 
l'union  très-intime  du  fer  avec  le  zinc  &  le  cobalt; 
de  même  que  celui  du  nickel  eft  un  autre  régule 
mixte ,  formé  par  l'union  très-intime  <Ju  fer  avec 
le  cobalt  &  le  cuivre. 

M.  Bergman  convient  d^abord  que  (es  tentati* 
ves  pour  obtenir  ce  régule  >  ont  été  long-temps 
fans  fuccès ,  toute  Ja  manganaife  qu'il  employoit 
fe  réduifant  en  feories,  à  l'exception  de  quelques 
globules  métalliques  ,  presque  imperceptibles  ♦ 
épars  dans  ces  feories  ,  &  pour  l'ordinaire  û  char-» 
gés  de  fer,  qu'ils  étoient  attirés  par  Faimant  (61)  ; 
mais  enfin  des  régules  un  peu  plus  étoffés ,  qu'il 
obtint  par  la  fuite  ,  lui  ayant  permis  de  les  fou-» 
mettre  à  différentes  épreuves  *  voici  les  principaux 
réfultats  de  fes  expériences. 

La  gravité  fpéçifique  du  régule  de  manganaife 
^ft  d'environ  68.50  (•  c*eft-à<lire,  un  peu  moin- 
dre que.  celle  du  régule  de  zinc ,  qui ,  fuivant 
Çroniftedt ,  eft  de  69.00 ,  à  7OJOO  )  :  fia  fuper* 
ficie  eft  brune  poux  l'ordinaire ,  &  lorfque  ce  n'eft 

(6ï)  »  Intereà  rtduBtiontm  variis  tentaveram  modis,  fid  irrita 
t;  conam;  nom  aut  in  feerias  abierat  tôt*  mafia  »  aut  atomos  fphë? 
m  ricos  tantùm  diferetos  adquifivi ,  ta  ferri  quantitatt  pUrumqoQ 
Vgraviaatos  ut  magneti  obtdirent.it  De  Min,  fer,  alb.  Opufc,  II 
p»aoa.  '     '     " 
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point  en  globules  d'une  pçtixeffe  extrême»  à  peina 
peut-on  l'obtenir  fous  forme  globuleufe  :  fa  forme 
eft  au  contraire  tuberculeufe  &  irrégulière  ;  ce  quef 
M,  Bergman  attribue  à  la  difficulté  avec  laquelle* 
ce  régule  entre  en  fufîon ,  en  quoi  il  paioîr  9  dit -il, 
furpaflèr  le  fer  forgé. 

Plus  dur  que  le  fer ,  il  fe  brife  fous  le  marteau) 
fa  fraôure  eft  rude  ,  inégale ,  irrégulière  »  &  pré- 
fente un  éclat  métallique  qui  tirefur  le  blanchâtre  , 
mais  qui  ne  tarde  pas  à  s'obfcurcir.  Les  plus  petit» 
fragmens  de  ce  régule  n'obéi flent  point  à  l'aimant; 
mais  il  n'en  eft  plus  de  même  lorfqu'on  Ta  réduit 
en  poudre  ;  car,  quelques  précautions  qu'on  ait  pri? 
les  pour  en  écarter  tout  fer  étranger ,  il  eft  très-» 
rare  qu'il  ne  foit  pas  alors  attiré  par  L'aimant» 

Quelques  petits  fragmens  de  ce  régule,  poufles 
au  feu  de  forge  l'efpace  de  vingt  minutes ,  dans 
un  creufet  de  Hefle  clos ,  ont  donné  non-feule-r 
ment  un  verre  d'un  jaune  brun ,  mais  encore  un 
petit  globule  de  fer  ;  »  ce  qui  met  dans  tout  fon 
»  jour ,  dit  M.  Bergman  f  la  différence  notable  qui 
»  exifta  entrç  ces  deux  métaux ,  puifque  le  régule 
»»  de  manganaife  fe  vitrifie ,  tandis  que  le  fer  qui 
»  lui  étoit  inhérent  fubfifte  &  fe  raflemble  en  ré-? 
»  gule  (6a).  ♦< 

11  eft  d'abord  évident  par  ce  qui  précède,  que 

(62)  opufc.  n ,  p.  303  &  204^ 
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lé  {égule  extrait  de  la  manganaife  ,  efi  un  r/gu/t 
mixte ,  puifque  le  fer  fubfifte  après  la  vitrification 
des  fub/bnces  que  M.  Bergman  regarde  comme  le 
régule  propre  de  la  manganaife  ;  fubftances  qu'il 
faudroit  pouvoir  revivifier  &  préfenter  elles-mêmes 
à  l'état  de  régule  ,  après  en  avoir  féparé  tout  fer 
étranger  ,  pour  favoir  fi  ce  régule  à  droit  d'être 
confidéré  comme  un  nouveau  métal  particulier  > 
plutôt  que  comme  un  mélange  très -intime  de 
quelques  fubftances  métalliques  déjà  connues, 
telles  que  le  zinc  &  le  cobalt ,  ain/i  qu'on  a  lieu 
de  le  préfumer  d'après  les  expériences  de  M.  Sage. 
C'eft  cependant  d'après  ce  régule  mixte ,  qui  ne 
le  montre  fous  forme  régul&ne  ou  métallique  » 
que  lorfqu'il  contient  du  fer»  que  M.  Bergman 
obferve  ,  i°.  que  le  régule  de  manganaife  bien 
fondu  9  refte  pour  l'ordinaire  fans  altération  dans 
un  lieu  fec  ;  mais  qu'il  arrive  auffi  quelquefois 
qu'il  fe  réduit  de  lui-même  en  une  pouffîère  d'un 
brun  noir  un  peu  plus  pefante  que  n'étoit  le 
régule  (  cela  doit  être ,  ne  fût-ce  que  par  l'humi- 
dité de  l'air  dont  elle  s'eft  chargée  )  ,  &  cepen- 
dant encore  très*chargée  de  phlogiftique  lorsqu'elle 
eft  récente  ;  car  elle  s'en  dépouille  en  vieillrflant  ; 
a°.  que  les  morceaux  de  ce  régule  les  plus  chargés 
de  fer ,  font  ceux  qui  réfiftent  le  mieux  à  cette 
altération  fpontanée  (  ce  qui  prouve  que  ce  régule 
ne  doit  fa  confifiance  qu'au  fer  qu'il  contient)  j  3°. 
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que  la  chaux  du  régule  de  manganaife  obtenue  paf 
le  feu*  eft  noirâtre*  &  qu'elle  donne  un  verre  cou- 
leur d'hyacinte  ;  4°*  que  la  folution  de  ce  régule 
par  l'acide  vitriolique  affoibli ,  eft  limpide,  &  four* 
nit  par  l'évaporation  ,  des  criftaux  fans  couleur  t 
tranfparens  ,  fort  amers  ,  dont  là  forme  eft  Jpa- 
thiqui  (c'eft-à-dire  ,  rhomboïdale  )  ;  $6.  que  cette 
même  folution  donne  par  l'alkali  fixe  un  précipité 
blanc  y  qui  eft  une  chaux  blanche  aérée  du  régule  de 
manganaife;  6°.  que  cette  chaux,  d'autant  plus 
blanche  qu'elle  eft  moins  chargée  de  fer ,  con- 
ferve  aflez  de  phlogiftique  pour  être  foluble  dan* 
les  acides  »  &  que  fi  on  l'en  prive  en  la  calcinant 
£  l'air  libre  »  elle  reprend  le  caraâère  de  la  chaux 
noire  ;  7°.  qu'on  obtient  immédiatement  cette 
chaux  noire  en  précipitant  la  diflblution  par  l'al- 
kali cauiUque  (ce  qui,  pour  le  dire  en  pafîant» 
prouve  que  l'alkali  cauftique  eft  chargé  d'acide 
igné)  ;  8°.  que  la  chaux  récente  produite  par  Pef- 
florefeence  fpontanée  du  régule  de  manganaife  ,  8c 
privée  de  -fon  humidité  par  une  légère  calcination* 
donne  à  l'acide  vitriolique  affoibli ,  une  teinte 
touge  tirant  fur  le  bleu  (63)  ;  90.  que  cette  folu- 


(63)  M.  Sage  obferve  (dans  fes  Mémoires  de  Chimie,  p.  150, 
&  dans  fea  Elément  de  Minéralogie,  vol.  II,  p.  133)  que  fi 
l'on  mec  de  l'acide  vitriolique  étendu  de  deux  parties  d'eau 
drftfllée,  fur  de  la  manganaife  réduite  en  poudre,  il  prend  > 
•prés  24  heures  de  dlgeiUon,  une  très -belle  couleur  violette , 
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tion  fe  précipite  lentement  par  PalkaH  fixe ,  & 
donne  enfin  des  molécules  rouges  qui ,  raflem- 
blées  iur  le  filtre ,  prennent  cependant  une  couleur 
bruns  ;  io°.  enfin  ,  que  cette  ch?ux  rouge  du  régule 
de  manganaife,  tient,  pour  ainfi  dire ,  le  milieu  en- 
cre la  noire  &  la  blanche ,  étant  moins  fbluble  que 
celle-ci  ,  mais  davantage  que  celle-là.  On  peut 
yoir  dans  l'ouvrage  même  de  M.  Bergman  (64)  * 
ce  que  lui  ont  offert  les  diffolutlons  du  régule  de 
manganaife  par  les  autres  acides  :  il  me  fuffit  de 
Caire  obferver  ici  qu'elles  ne  donnent  toutes  que 
des  mafiès  déliquescentes  ou  non  fufceptibles  de 
criilallilation. 

Telles  font  les  expériences  d'après  lesquelles 
M.  Bergman  conclut  que  le  régule  de  manganaife 
diffère  eflentiellement  de  tous  les  régules  métal- 
liques antérieurement  connus.  Il  avoue  néanmoins 
que  ce  régule  fe  rapproche ,  en  quelque  forte  , 


qu'A  conferve  tant  qu'il  refte  fur  la  manganaife  ;  maïs  que  fi  Pou 
met  cette  teinture  dans  un  flacon  bien  bouché ,  la  couleur  fe 
détruit  au  bout  de  deux  ou  trois  jours  ,  fans  laiffer  au  fond  du 
flacon  de  précipité  fenfible.  Cette  teinture ,  mife  à  évaporer 
dans  une  capfule  de  verre,  fur  un  bain  de  fable  ,  a  produit  à 
M.  Sage  des  criftaux  blancs ,  tranfparens  &  déliquefeens.  SI 
après  avoir  diflbus  ces  criftaux  dans  de  l'eau  diftillée,  on  y 
verfe  de  l'huile  de  tartre,  ii  fe  fait  un  précipité  blanchAtre ,  qui 
contient  du  cobalt  :  ce  précipité  ayant  été  fondu  avec  du  verrs> 
blanc,  lui  fit  prendre  une  belle  couleur  bleue. 

(64)  Opufc.  vol.  II ,  p.  216  &  fuiv. 
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dujfcr  paf  fa  couleur  &  fa  fiifibilîté  ;  £c  du  {i£ij 
par  la  force  de  fon  attraâion  ,  par  fa  gravité  fp& 
cifique  &  par  fon  vitriol  fans  couleur  ;  ce  qui  n'em- 
pêche pas  qu'il  ne  diffère  abfolument  de  ces  deux 
fubftances ,  quant  à  fes  autres  propriétés  (65). 
»  Au  furplùs  ,  ajbute-t-il ,  on  a  beau  tourmenter 
f*  de  toutes  les  façons  le  ïégule  de  manganaife  * 
$»  on  ne  peut  le  convertir  en  fer ,  ni  en  zinc ,  ni 
»>  en  aucun  autre  métal  connu ,  &  il  conferve  opi- 
»  niâtrément  fes  propriétés.  Le  fer  dont  il  eft 
»  inféré ,  &  dont  il  eft  difficile  de  le  débarraffer 
»  entièrement,  ne  prouve  rien  autre  cho/e  qu'une 
»  union  tris-intime  entre  ces  deux fubjl onces  (66).  ti 

On  peut,  d'après  cet  aveu  ,  demander  à  M, 
Bergrtian  comment  il  s'eft  affiné  que  les  propriétés 
particulières  au  régule  mixte  de  manganaife,  ne 
provenoient  pas  de  l'intimité  de  cette  union  du  fer 
avec  quelques  autres  fubftances  métalliques  déjà 
connues ,  telles  que  le  zinc  &  le  cobalt  ?  Il  répond 
par  l'expérience  fuivante. 

*>  Le  régule  extrait  de  la  manganaife  noire  de 

(65)  "Proprittatesjam  allât*  haudobfcurè  tvlniunt  magnefium 
w  ab  omnibus  aliis  aiiteà  cognitis  mttallis  notabilittr  difftrrt*  Fuji» 
»»  bilitate  &  colore  quodammodo  adfenum  ;  àttraSionis  fortitudine, 
fi  gravitait  fpecificâ&pitriolo ,  colore  cartntt,ad  zincum  acctdit, 
vfedquâ  alias  qualitates  toto  cœlo  difcrcpaUu  Opufc.  II,  p.  aai« 

(66)  »  lnquinamtntum  martiale  étgtrrimè  ptnitùs  tollenJum  , 

ttNOJf  NJSl    JtCTISSMUM    JNKUJT    CONNUMIVM.  u    Ibid. 

p.  223. 

»  Suède 
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to  Sùedé ,  ayant  été  expofé  fans  addition  ,  dans  un 
n  creufet  de  Heffe,  à  un  feu  violent  9  pendant  un 
»  quart  d'heure  ,  a  perdu  ££*  <fc  ^n  poids ,  qui 
ws'étoient  convertis  en  une  fcorie  d'un  jaune 
»  brun  :  le  régule  n'étoit  point  encore  attirable  à 
»  l'aimant  ;  après  avoir  ajouté  du  fucre  à  cette  fco- 
n  rie  ,  les  acides  en  ont  extrait  une  chaux  pure  de 
»  régule  de  manganaife ,  ou  du  moins  qui  ne  don- 
»  noît  aucun  indice  de  bleu  de  Pruffe  par  l'alkali 
»  phlogiftiqué.  « 

Voila  déjà  33  livres  par  quintal  docimaffiqne, 
extraites  du  régule  mixte,  dans  lefquelles  M. 
Bergman  ne  trouve  aucun  indice  de  fer ,  &  qu'il 
regarde  en  conféquence  comme  une  vitrification 
au  pur  régifle  de  manganaife ,  quoiqu'il  n'ait  jamais 
vu  ce  régule  fous  forme  métallique ,  que  lorfqu'U 
étoit  uni  au  fer  dans  le  régule  mixte  ;  mais  voyons 
la  fuite  de  l'expérience. 

»  Le  refte  du  régule  pefànt  67  livres ,  ayant  été 
m  fournis  à  la  même  épreuve  ,  ne  pefoit  plus  que 
»^5  livres  après  l'opération ,  &  fe  montroit  alors 
v>  attirable  à  l'aimant  :  la  fcorie  étoit  noirâtre ,  &  fe 
»  trouvoit  mélangée  d'une  petite  portion  de  fer.  « 

Ce  font  encore ,  fuivant  M.  Bergman ,  42  livres 
de  régule  de  manganaife ,  mêlées  d'un  peu  de  fer, 
qui  fe  font  feorifiées  dans  cette  expérience.  Or , 
ces  42  livres  jointes  aux  33  livres  de  l'expérience 
précédente  ,-  font  75  livres  de  régule  pur ,  ou. 

Tome  III  Pan.  III,  Criji.  mltalL  G 
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prefque  pur  de  manganaife,  qui, s'il  e&unefubjïaneè 
métallique  particulière ,  comme  l'aflîire  M.  Berg* 
man ,  doit  être  fufceptible  de  réduâion  9  &  pré- 
senter alors  des  phénomènes  diftérens  de  ceux 
qu'il  offroit ,  lorsqu'il  étoit  vicié  par  le  fer  dans  le 
régule  mixte. 

»  Ce  régule 9  enfin  fondu  pour  la  troisième  fois, 
$i  s'eft  trouvé  réduit  à  17  livres  ;  &  diflfous  par  les 
y>  acides  9  il  s'en  eft  précipité  par  l'alkali  phlogifti- 
»>  que  9  des  molécules  blanches  &  bleues  9  dont  les 
t>  premières  néanmoins  paroiflbient  plus  nomv 
»  breufes  9  au  point  que  Ton  peut  en  conclure  que 
»  ce  régule  de  manganaife  vulgaire  contient  â  peine 
»  8  livres  de  fer  étranger  par  quintal  (67) .  « 

Mais  »  en  accordant  à  M.  Bergman  que  la  por- 
tion de  fer  contenue  dans4e  régule  mixte  de  man- 
ganaife 9  n'excède  pas  cette  quantité ,  &  qu'on  ne 
doive  faire  aucun  état  de  celle  qui  a  dû  ie  {confier 
dans  les  fufions  précédentes 9  il  fera  toujours  dé- 
montré par  ces  expériences ,  que  la  partie  fixe  & 
permanente  de  ce  régule ,  eft  un  mélange  de  fer 
&  de  quelque  autre  fubftance  qu'on  ne  peut  ob- 
tenir feule  à  l'état  de  régule.  Si  la  partie  feorifiée 
ieft  le  régule  propre  de  la  manganaife  9  attendons 
pour  caraôérifer  ce  régule ,  que  quelqu'un  l'ait  re» 
-vivifié  9  après  en  avoir  féparé  le  fer  qui  nécéflai- 


(67)  OpufCi  U ,  p.  aa^ 
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l'altère  &  le  modifie  :  car ,  il  faut  en  con- 
venir ,  toutes  les  expériences  de  M.  Bergman  fur 
cet  objet  9  ne  nous  ont  fait  connoître  que  les 
propriétés  du  régule  mixte ,  &  nullement  celles 
d'un  régule  homogène  >  tel  que  devroit  être  celui 
de  la  manganaife ,  s'il  exifte  en  effet  dépourvu  de 
zinc  ,  de  fer  &«de  cobalt.  . 

L'£xiftencç  d'un  nouveau  métal  dans  la  manga- 
fiaife  ,  n'eft  donc  pas  auffi  évidente  que  1'afliire  M. 
de  Morveau  dans  le  Journal  de  Phyjiqu*  (68)  , 


(68)  "Ce  nouveau  métal ,  dît-H  dans  fa  Lettre  à  M.  l'abbé 
»*Rozier,  que  l'on  s'obftine  à  méconnoître  à  Paris,  quoique  je 
r»l'y  aie  porté  bien  réguiifé  dès,  la  fin  de  1778 *  qu'il  y  ait  été 
fr*vu&  examiné  par  plufieurs  Chimiftes,  &  même  préfenté  à 
99  l'Académie  royale  des  Sciences  ;  quoique  vous  l'ayez  annoncé 
dans  votre  cahier  du  mois  de  juin  1779,  p.  471  ;  quoique  M. 
de  la  Peyroufe  art  attefté  le  fait  d'après  Tes  propres  e/Tars  , 
9* dans  votre  Journal  de  janvier  dernier,  p.  67  ;  quoiqu'il  fût 
*»  très-facile  enfin  de  s'aflurer  de  fa  réalité  en  moins  de  deux 
99 heures,  en  fuivant  le  procédé  du  célèbre  Bergman,  que  j'ai 
w  publié  dans  la  feuille  de  M.  de  la  Blancberie  du  25  janvier 
9%  dernier  :  tout  cela  n'a  pas  empoché  que  dans  des  ouvrages 
w  nouveaux ,  on  ah  encore  placé  la  manganaife  parmi  les  mines 
»  de  1er  ,  de  zinc ,  &c.  &  même  parmi  les  terres  non  métalliques, 
99  tant  on  a  de  peine  à  fa  cri  fier  fes  opinions ,  ou  feulement  celles 
9»  de  fes  amis ,  même  â  t  évidence  !  «  Journal  de  Phyfique ,  no- 
vembre 1780,  p.  348  Cependant  M.  de  Fourcroy,dans  fes  Le- 
çons élémentaires  JHiftoire  naturelle  cV  de  Chimie ,  qu'il  vient  de 
doriner  au  public  ;  après  avoir  dît  que  M.  Brongniard ,  Chi- 
nifte  très- habile  &  très-exercé ,  avoit  en  vain  eflayé  de  réduire 
ce  minéral ,  dans  un  fourneau  qui  donne  cependant  un  grand 
coup  de  feu*  ajoute  :  »  Comme  je  n'ai  point  eu  occafion  de 
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puifque  tout  ce  qu'on  a  montré  jufqu'à  pféfeiit 
fous  ce  nom ,  en  miraculés  très-exiguës ,  n'étoit 
autre  chofe  que  le  régule  mixte  dont  je  viens  de 
parler.  On  peut  donc ,  jufqu'à  ce  qu'on  ait  fait 
voir  ce  nouveau  métal  pur  &  fans  mélange ,  con* 
fîdérer  la  manganaife  comme  un  minéral  particu- 
lier y  dans  lequel  la  terre  métallique  du  zinc,  mo- 
difiée par  fon  union  très-intime  avec  une  petite 
portion  de  fer  8c  de  cobalt ,  eft  tantôt  minéralifée 
par  l'aci4e  méphitique ,  à  l'aide  duquel  elle  crif» 
tallife ,  &  tantôt  à  l'état  de  chaux  proprement 
dite  (  69  ) ,  lorfque  cet  acide  a  cédé  fa  place  â 

l'acide  igné. 

-  --       -  —  --      --     -  

»>  voir  la  manganaife  métallique  extraite  de  fa  mine ,  &  que  Je  ne 
9)  connois  aucun  Chimiste  à  Paris  qui  ait  obtenu  ce  demi-métgl,  & 
9» fait  des  recherches  fur  fea  propriétés,  j'emprunte  des  Ou- 
99  vrages  de  M.  Bergman ,  &  fur-tout  de  fa  Dilfertation  fur  les 
»»  attractions  éleâives,  tout  ce  qui  y  eft  contenu  de  relatif  à 
9}  cette  fubftance  métallique  Gnguliére.  ««  Vol.  1 9  p.  522. 

(69)  Cette  chaux ,  qui  eft  conftammem  de  couleur  noire, 
n'auroit-elle  pas  un  rapport  fenfîble  avec  une  matière  noirt  en* 
core  peu  connue ,  qui  fe  fépare  pendant  la  diflblution  du  zinc 
dans  les  acides  minéraux  ?  Cette  matière  noire ,  que  les  uns  ont 
regardée  comme  du  foufre  >  d'autres  comme  du  fer,  d'autre* 
comme  une  thaux  de  x.inc ,  8c  d'autres  enfin  comme  un  mé- 
lange de  fer  8c  de  cuivre ,  ne  feroit-elie  pas  plutôt  le  mélange 
de  zinc ,  de  fer  &  de  cobalt  modifiés  l'un  par  l'autre,  8c  qui 
porte  le  nom  de  manganaife,  lorfqu'iLa  fes  mines  propres? 
Tout  ce  que  l'on  fait  de  cette  matière  noire  9  dégagée  du  régule 
de  zinc  par  les  acides ,  c'eft  qu'elle  eft  auffi  diflbiubte  dans  les 
acides ,  qu'elle  ne  peut  point  fe  réduire  en  métal,  8c  qu'elle  (* 
calcine  fur  les  charbons  ardens.  U  feroit  k  propos  de  U  conabj-» 
fier  avec  l'acide  méphitique ,  &c,  &ç. 
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'Variété  /.  Manganaife  criftallifée. 

JPfaide  Crifi.  p.  330,  efp.  III  ;  Weîg.  trad.  aîî.  p.  327,  Afd- 
gnefia  teffalata  fplendens.  Wall.  Min.  1  edit.  trad.  franc,  p.  484 , 
n°  4.  Magnefia  parum  martiaiis  cryfiallifata,  Cronft.  §.  116, 
a,  4. 

La  forme  criflallîne  déterminée  de  la  manga- 
naife eft  un  prifme  tétraèdre  rhomboïdal  (70) , 
ftrié  fuivant  fa  longueur,  &  tronqué  net  à  fes  ex- 
trémités (P/,  Fil,  fig.  4).  J'ai  obfervé  depuis , 
que  les  angles  aigus  de  ce  prifme  étoient  de  65  °, 
&  (es  angles  obtus  de  1 1 5  °. 

Je  crois  avoir  décrit  le  premier  cette  forme  fîm- 
ple  &  primitive  de  la  manganaife ,  tant  dans  mon 
JLffaï  de  Crijiallographie  (71)»  que  dans  ma  Def* 
cription  de  minéraux  (72).  Malgré  la  précaution 


(70)  Magnefia  cryfiallifata,  cryfiallis  prifinaticis  tetraeiris 
obliqué  truncaus ,  ex  Illmenait  Saxonia.  Litopb.  Born.  II ,  p.  101, 
Outre  cette  manganaife  grife  prifmatique ,  M.'  Sage  cite  encore 
vne  manganaife  noirâtre  o&aèJpe  dans  un  fpath  félénitemt  blanc. 
Sage,  Elém.  de  Min.11r  p.  136, 

(71)  »  Ses  prifmes  font  obiongs,  tétraèdres ,  rhomboïdaux ,  & 
99  ne  diffèrent  de  ceux  que  j'ai  obfervés  dans  la  calamine  crif- 
»callifée,  qu'en  ce  qu'ils  font  ftriés  fuivant  leur  longueur.  La 
99  figure  de  ces  criftaux  n'avoit  point  encore  été  Jétermînée  :  j'en 
*po0ede  néanmoins  plufieurs  groupes  où  ils  font  parfaitement; 
wcaradérifés.  «<  Effai  de  Cri  fi.  p.  33  u 

(7a)  P.  438 ,  n°«  \  %  2 ,  3<  Le  premier  de  ces.  morceaux ,  qui 
eft  en  prifmes  courts ,  vient  de  Riefenberg ,  à  Eibenftock  en 
Saxe..  Les  deux  autres,  qui  offrent  de  longues  aiguilles  prifma- 
tiques  plus  ou  moins  déliées,  dans  le  fpath  féféniteux ,  font  d'Jik 
ftU  eu  Thuringe* 

«1 
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que  j'avoïs  prife  d'avertir  dans  le  preftiïer  de  ce* 
ouvrages ,  que  je  poffédois  plufieurs  groupes  où 
tes  criftaux  de  manganaife  étoient  parfaitement 
çaraftérifés,  M.  de  la  Pey roufe  femble  iniinuer ,  dans, 
fon  Mémoire  fur les manganaij es  des  Pyrinies{y^)9 
que  j'ai  pris  des  criftaux  de  mine  de  fer  fpathique  ,; 
ïncruftés  de  manganaife  ,  pour  les  criftaux  mêmes, 
de  la  manganaife  ;  mais  il  n'y  a  pas  le  moindre, 
veftige  de  minç  de  fer  fpathique  dans  les  manga*- 
naifes  prjfmatiques  que  j'ai  décrites.  Ces  prifrnes  9 
plus  ou  moins  longs ,  fe  préfentent  quelquefois 
dans  des  direôions  verticales  ou  diverferrtent  in- 
clinées (74)  ;  mais ,  pour  l'ordinaire  ,  leur  figure  eft 


(73)  Inféré  dans  !e  Journal  de  Phyfique  du  mois  de  janvier 
^780.  tt  M.  de  Rome  de  Wfle,  y  eft- il  dit,  fait  mention  d'une, 
99  manganaife  en  criftaux  prifmatigues  ,  courts ,  tétraèdres ,  rhom-. 
*?boïdaux.  J'ai  rencontré  plufieurs  fois  une  pareille  variété,  aux 
9»  mines  deSem.  I/effai  que  j'en  ai  fait  m'a  convaincu  que  c'é- 
99  toit  ae  vrais  criftaux  de  mine  de  fer  fpathique  noire ,  parfaitement 
n  recouverts  d'une  efpece  de  manganaife  argentée»  «  Ibid  p.  72.  II  eft; 
fans  doute  aflez  fingulier  que  M.  de  la  Peyrqufe,  qui  fe  contente 
de  dire  que  la  manganaife  criftallife  en  aiguilles  prifmatiques  , 
fans  affigner  la  forme  de  ces  prifmes  9  vienne  ptofcrjre  h  feule 
forme  déterminée  de  la  manganaife  qui  foit  encore  connue ,  & 
cela ,  parce  qu'il  a  trouvé ,  dans  une  minière  des  Pyrénées ,  des 
parai lélipipèdes  rhomboïdanx  de  mine  de  fer  fpathique,  qui  n'ont 
lien  de  commun  avec  la  forme  prifmatique  rhomboUalt  de  la 
manganaife. 

C74)  Tel  eft  le  n?  1 ,  p.  238  de  ma  Defeription  de  Minéraux. 
t> Un  morceau  de  manganaife  criftaliifée ,  (ingulier  par  ïa  pofi- 
»Ûon  variée  de  fes  criftaux.  D'un  côté .  ces  criftaux  t'éllveut 
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indéterminée  ;  ce  font  alors  des  faiïceaux  cfai- 
guilJes  prifmatiques ,  plus  ou  moins  déliées ,  plu* 
ou  moins  difHnâes ,  qui  partent  ,  en  divergeant  » 
de  différens  centres  (7$)9  ou  entrelacées  les  unes 
dans  les  autres ,  d'une  manière  plus  ou  moins  cou* 
fcfe  (76). 

■  ■  ■  ■     ■  ■  iif»— — — — — — — — — ^— ^ 

•>  ptrticaUmtnt  4  &  font  voir  les  priâmes  tétraèdres  rhomboïdaux 
>»  qui  les  compofent  r  plus  loin  ,  ces  prîfmes  (ont  couchés  Ôç 
•»  entaflTés  d'une  manière  fi  confufe ,  qu'on  ne  diftingue  plus 
>9  que  des  lames  ou  feuillets  qui  s'entrelacent*  Les  couches  fort 
9»  niées  par  ces  lames  fuirent  auffi  différentes  directions  (  d'Ei- 
97  benfiocJf).  «  Forft.  CataU  1772  ,  n°  649.  »  Autre  dont  les  prîfmes 
« rhombordaux  ,  qui  ont  huit  lignes  &  plus  de  longueur,  s'é* 
r>  lèvent  en  divergeant  9  &  le  croîfent  de  diverfes  manières  ;aufê 
»  d'£i6enjiodi\«.  Ibid,  n°  648,. 

C75)  Magneftu  partiitt  martialis  radiata*  Cronft.  $.  116,  a,  fc 

9—faIiginofaflriata.  Walï.  Afiw.  1772,  fp*.  15$,  c.  -*-  JS0/7*  ^a- 

ralltlis  fafciculatiu  Carth.  £/.  Àf/jr.  p.  72.  —  jEfr/f  é  «/?rro  nr- 

iiantibus*  Jbid.  —  texture  fibtofâ  fibris  paralUlis ,  è  Fdfobanya^ 

Litoph.  Born.  I ,  p.  47.  —  radiât  a  e  Riefetpberg,  ad  Eibenftodb 

Sax.  Ibid.  —  fibtis  loneioribus  concentrant.  Ibid.  Il ,  p.  ipi% 

ManganaiQ|  ftriée  ou  compofée  d'aiguilles  longues ,  difpofées 

par  faifceaux  qui  partent  de  différens  centres  ;  de  $dxe*DefcriptK 

4c  Min.  p.  238 ,  n6  5»  —  à  (tries  étoilées ,  ou  dont  lès  aiguilles 

fe  concentrent  comme  dans  certaines  naines  d'antimoine.  Ibid^ 

n*  6.  Voyez  Forft.  CataL  177a,  n°»  653  fc  ftiv*  &  CataL  de? 

J78o,n~  747-757. 

(76)  "Manganaife  criftallifée  en  aiguilles  prifmatiques  en- 
"trelacées  confufément  les  unes  avec  les  autres;  à'ilefeld  en 
wTburinge."  Forft.  CataL  177a,  n°  656,  „  —en  longues  ai- 
»guiJJes  diverfement  entrelacées  ;  tflljninau,  dans  le  duché  de 
»Weymar.«  Ibid.  n°  651.  »» —  en  aiguilles  implantées  dans  le 
wfpath  féléniteux,  de  ScJiar.de  en  Thuringe.u  Jd.  CataL  1780^ 


î©4  2  *  N  e: 

Cette  difpofitïon  rayonnée   àes  ,  îhatoganaife? 
prifmatiques  ,  leur  donne  un,e  telle  reffemblance 
avec  les  mines  d'antimoine  grifes,  qu'il  feroit  aife 
de  les  confondre  (77) ,  fi  la  manganaife  ne  joignoîç 
à  fa  couleur  grife  ,  moins  brillante  &  plus  obfcure 
que  celle  de  l'antimoine  9  la  propriété  de  tacher 
les  doigts  &  le  papier,  d'une  couleur  noire  comme 
de  la  fuie.  On  a  d'ailleurs  un  moyen  très -fur  de 
«diftinguer  la  manganaife  de  la  mine  d'antimoine 
grife ,  en  ce  que  celle-ci,  lorfqu'on  en  met  fur  des 
charbons  ardens  ,  annonce  par  fon  odeur  d'acide 
fulfureux ,  le  foufre  qui  la  minéralife ,  au  lieu  que 
l'acide  méphitique   de  la  manganaife  criftallifée 
s'en  dégage  fans  répandre  aucune  odeur. 

Très-fouvent  les  aiguilles  de  la  manganaife  fe. 
téunifferit  en  lames  (78)  ,  ou  fe  concentrent  en 


(77)  Les  deux  mines  d'antimoine  des  nos  238  &  239  du  Ca- 
talogue de  Forfh  1769,  n'étoient  que  des  mangantifes.  Il  en 
çft  de  mtme  des  n°*  659,  660,  677-681  du  Catalogue  de  1772. 

(78)  Magnefta  texturâ  lamellofâ ,  lamellis  nitentibus  ex  Hirfch- 
berg  ad  P latte  BoL  Litoph.  Born.  I ,  p.  47.  —  lamellis  in  czl- 
lulas  ordinatis.  Ibid.  Magnefta' fuligi  no  fa  fquamofa.  Wall.  Min. 
1772,  fp.  153,  e.  Si  le  tiffu  en  eft  plus  ferré ,  c'eft  fa  magnefia 
faliginofa  folida.  Ibid.  »  Colore  eft  obfcurè-grifeo  ,  dit  Walïerrus , 
v  texture  jblidâ  chalybeàfei  maxime  fragili.  •«  Ibid.  Mangan:.ifé 
lameHeuf-'  grife  &  comme  farinée,  difpofée  par  veines  dans  une 
manganaife  à  petits  grains;  d'Eibenflock.  Forft.  Catal.  1772, 
n°  670.  Manganaife  grife  f itinée ,  formant  deux  veines  conti- 
nues ,  dans  une  manganaife  granuleufe  j  de  Saxe,  Ibid.  n°  657, 
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petites  rtia/Teshemifphériques  ou  mamelonnées  â  la 
manière  des  ftalagmites  (79).  On  en  trouve  d'autres 
qui  fe  prolongent  en  cylindres  ou  cônes  tuberculeux 
&  protubérances ,  qui  reffemblent  on  ne  peut  pas 
davantage»  aux  mines  de  fer  en  ftalagmites/  con* 
nues  fous  le  nom  d'hématite  (80) ,  &  qui  font , 
comme  ces  dernières ,  composées  de  couches  con-r 
-1 — ■ —  ■—  -11  -.-_      , . , 

Ç79}  Magnifia,  parum  martialis  cryflallifata  hamifphariis  con-> 
tinuis.  Cronft.  $.  116,4,  a.  Magnifia  fuliginofa  Aamifpàarica* 
Wall.  Min.  1772,  fp.  153  ,  i.  —  cryflallifata  nigrefiens  fubgfa- 
fo/a  j  h&mifphtrïn  confinais,  è  Saxoniâ.  Licoph.  Boni.  I,p.  48. 
Manganaife  noire  en  ftalagmites  ,  du  comté  de  Sommerfer. 
Sage,  Elém.  de  Min.  II,  p.  137.  Manganaife  en  fines  aiguilles 
qui  s'élèvent  en  cône  autour  de  plufîeurs  centres,  où  elles 
Tiennent  fe  rendre  de  tous  les  points  de  la  circonférence  ;  de 
Hongrie.  Forft.  CataL  177a,  n°  65$.  —  en  counes  &  fines  ai- 
guilles ,  raflemblées  en  mamelons  veloutés,  du  comté  de  Sayn. 
Id.  CataL  1780,  n°  700.  —  en  grappes  ou  en  ftaiaâites  protu- 
bérancées,  de  la  minière  de  Ei\en-\echt,  prés  Naflau-Siegen, 
lbid.  n*  763.  —  en  grappes  dont  les  mamelons  paroi (Tent  for- 
més de  pluHeurs  co.uches  concentriques,  lbid.  n°  767.  —  autre; 
dont  les  dernières  couches  font  une  manganaife  à  três-hnes  ai- 
guilles ,  qui  fe  concentrent ,  &  qui  confervent  dans,  leur  caflurç 
|eur  brillant  métallique:  lbid.  n°  768. 

(80)  Magnefia  ftillatitia  nigra ,  ex  Hirfchberg.  Litoph.  Born, 
1,  p.  47.  — ftillatitia  lu rri ta ,  ex  Schwarienberg  Sax.  Ibrd.  p.  48. 
Manganaife  en  ftalaétites  très-alongées ,  qui  forment  unfaifceau 
de  cylindres  mamelonnés ,  moufles  à  leur  extrémité  inférieure  , 
&  fouvent  fiiluleux  vers  leur  origine.  Forft.  CataL  1780,  n^. 
764.  —  Autre ,  remarquable  en  ce  que  la  plupart  des  cylindres 
mamelonnés  qui  le  compofent  font  moufles  &  renflés  dans  leurs 
<leux  extrémités,  lbid.  n°  765.  Voyez  auifi ,  ibii.  lès  n<«  766. 
770  &  771. 


çentriques  ou  rayonnées  du  centre  i  la  cîrconféw 
rence  (81)  :  la  fuperficie  de  ces  manganaifes  en 
ftalaâites  eft  tantôt  lamelleufe  &  chatoyante  (82)* 
tantôt  parfaitement  liffe  f  8ç,  d'urne  couleur  brune 
plus  ou  moins  foncée. 

On  trouve  même  des  mines  dt  fit  jpathiques 
teintes  en  brun  par  de  la  manganaife  (8  3) ,  Scdes 
hématites  brunes  ,  dans  l'intérieur  desquelles .  la 
tnanganaife  forme  des  dendrites  ou  ramifications 
très-déliées  (84)  ,  qu'on  né  diffingue  de  l'héma* 
tite  que  par  leur  couleur  grife  luifante. 


(81)  M.  de  laPeyroufe  dit  que  la  manganaife  imite  quelquefois 
G  parfaitement  l'hématite  fibreufe ,  foit  pour  la  figure,  le  tiflu ,  la, 
couleur  &  la  dureté,  que  le  plus  habile  Minéralogifte  ne  pour* 
roit  la  reconnoître  pour  telle  fans, en  faire  l'épreuve,  n  Je  n$ 
»>puis  m'empêcher  d'avouer  *  ajoute-t-îl ,  que  j'ai  vu  une  gra- 
o  dation  fi  fenfible  depuis  la  manganaife ,  molle ,  tendre ,  friable  , 
»jufqu*a  ce  dernier  terme,  û  parfaitement  femblable  à  l'héma* 
9}  titë  ,  que  s'il  m'avoit  été  pofïïble  de  croire  à  la  tranfmuta- 
»»rion ,  j'aurois  penfé  fans  héfiter ,  que  les  dhTérens  états  de  la 
«manganaife  n'étoient  que  le  premier  degré  de  formation  des- 
99  différentes  mines  de  fer.  «  Journal  dç  Phyfiqut ,  janvier  1780  , 
p.  72. 

(82)  Telles  fbnt  les  mnganaijks  fatinéts  dont  parle  M.  de  fa 
Peyroufe.  Ibid. 

(83)  J'en  poffëde  plufieurs  morceaux  qui  Ibnt  de  StaAlèerg, 
h  Schmalknlden  dans  le  comté  de  Htnntbtrg. 

.  (84)  »»  Hématite  noire ,  dont  les  mamelons  fe  ramifient  :  on 
»»  remarque  dans  fes  càflures  des  dendrites  gris-de-fer  (qui  font 
*de  manganaife) ,  mêlées  de  mine  de  fer  micacée  rouge  ;  d& 
»  SchûbtnbtTg  en  Saxe*  «  Defcripu  de  Min,  p.  1 36 ,  n°  oo.  J*fen  ai 
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Toutes  ces  fhanganaifes  peuvent  fe  d&onipofe? 
par  Fefflorefcence  ou  la  perte  de  leur  acide  miné* 
rajîfant  ;  elles  donnent  alors  naiflance  à  la  variété 
fuivante. 

Variété  a.  Manganaife  en  chaux  noire  ou  rou- 
geâtre  ,  &  pour  l'ordinaire  fans  luifant  métal- 
lique.      N  , 

Magnepa  friabilis  terriformis  nigra.  Çronft.  $.  114,  À, a.  Ma- 
gntfia  friabilis  tritura  atrâ.  Litoph.  Boni.  I  ,p.  47.  Ochra  ncr 
gncfi*  palvtrea  nigra.  Lion.  Syft.  nau  1768,  p.  194,  n*  9. 
Manganaife  noire,  friable,  cellulaire  &  légère.  Defiript.  ia 
Min.  p.  238,  n°  4.  Fleurs  d'hématite,  lbid.  p.  141 ,  efp.  XIV. 
Manganaife  en  chaux.  La  Peyroufe ,  Journ.  de  Phyfi  janvier 
1780. 

Cette  manganaife  en  chaux  fe  trouve  fous  la 
forme  d'une  efflorefcence  brune ,  grife  ou  rou- 
geâtre  (85)  ,  a  la  furface  &  dans  les  interfaces  ^ 
foit  des  manganaifes  criftallifées  qui  fe  décomrio- 
fent ,  foit  de  certaines  hématites  au  nombre  des- 
quelles je  Pavois  placée  dans  ma  Description  dq 
minéraux  (86). 


auffi  dans  des  hématites  noires  en  végétation  ,  de  Naffau  Sie- 
ftn.  lbid.  n*  28.  Manganaife  en  végétation  ou  en  fhlaâites  qui 
fc  ramifient,  des  environs  de  Schwartxenberg  en  Saxe.  Forft. 
ÇataL  1780,  n°  773. 

(85)  Magnifia  rabro- fufca  ,  parti  cU  lis  ifitpaipaèilibus  friabilis  M 
trope  Extttr  Jngli*.  Litoph.  Born.  II *  p.  iox. 

(86)  C'eft  maf-à  propos  que  j'ai  donné  dans  cet  ouvrage  fe 
Bom  de  fleurs  d'hématite  ou  de  mine  de  fer  fpongieufe  à  celles  de. 


On  la  trouve  même  en  petites  mafles  cellu- 
laires &  protubérancées ,  d'une  légèreté  fingulièrç, 
ou  fous  la  forme  d'un  guhr  qui  a  pris ,  en  fe  def» 
féchant,  plus  ou  moins  de  folidité  (87). 

Enfin  il  s'en  rencontre  en  çaafles  informes  plus  on 
inoins  dures  &  compaâes,  en  raifondu  quartz  (88) 
ou  /de  la  terre  martiale  (89)  dont  elles  font  mé- 
langées. 

X 

fZJJ     A     L*  É  T  A  T     SALIN. 

Voyez  dans  la  première  partie  les  combinaifon& 
de  divers  acides ,  &  fur-tout  de  l'acide  vitripliqp^ 
avec  le  âne,  vol.  I,  §.  XVIII ,  n0..  18* 


ces  mangamifes  effleuries  qu'on  rencontre  dans  fcs  hématites* 
Je  les  regardois  alors  comme  une  vraie  fleur  de  fer;  mais  M.  de 
la  Peyroufe  a  très-bien  obfervé  que  ces  fleurs  appartenaient  k 
h  manganaife ,  dont  les  hématites  font  fouvent  mélangées.  Voye* 
là  Defcription  de  diverfes  variétés  de  manganaife ,  dans  le  Jouriu 
*  Pfyfi  janvier  1780 ,  p.  68  &  69. 

(87)  Les  morceaux  que  je  poflede  font  de  NoUa,  dans  le 
margraviat  de  Bareith. 

(88)  Manganaife  folide  &  compade.  Sage ,  Elém.  de  MinK 
n^p.  136 ,  var.  3.  Manganaife  griffe  &  compade  d'un  gris- 
foncé  ,  &  qui  ,  frappée  avec  le  briquet ,  donne  des  étincelles  ;  du> 
Piémont.  Defcript.  de  Min.  p.  239,  n°  9,  —  folide  &  feuTHetée 
rougeâtre,traverfée  par  une  veine  de  quartz  blanc ,  auffi  du 
Piémont,  lbid.  n#  la  Magnefta  iniurata  rubra.  Cronft.  §.  u6,  B,  bs 

(89)  Manganaife  impure ,  mêlée  de  beaucoup  de  terre  mat-* 
Ùale,  Périgueti*.  Sage,  Eléou  de  Min.  Il,  p.  1399  var.  6. 
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GENRE    IV, 
Bismuth. 
£4~]    En    R  é  g  .f  l  Mé         i 

Espèce    I. 
Régule  de  bifmuth  natif  &  artificiel 

yifmuthumnativum  feu  nudanu  Lînn.  Syft.  nat.  1768  9  p*ii$f 
n*  1  ;  Cronft.  Min.  $,  222 ,  A  ;  Carth.  El.  Min.  p.  54  ;  Wafi. 
M//N  1778  ,  fp.  307  ;  Scop.  Princ.  min.  §.  222;  Bergm.  Opufc* 
II,  p.  436.  Vifmuthum  regulinum.  Ibid.  p.  499.  Bifmuthum 
nudutn  nativum  ,  petrâ  varia  pejlitum  ,  vulgô  miherd  bijmutku 
Wolt.  Min*  p.  28.  Bifmuth  vierge  ou  natif.  Defcript.  de  Min* 
p.  240 ,  efp.  I  ;  Sage ,  Elèm.  de  Min,  II ,  p.  136 ,  efp.  I  ;  Dé- 
mette, Lettres,  vol.  H,  p.  159,  efp.  I. 

.Là  criftallifation  déterminée  du  régule  de  bif- 
muth 9  tant  natif  qu'artificiel ,  eft  très-certainement 
le  cube  (  PL  H>fig.  1  )  ou  fon  inverfe  qui  eft  l'oc- 
taèdre re&angle  aluminiforme  (P/.  111  y  fig.  1  )* 
M.  Brongniard  ,  le  premier  qui  parmi  nous  ait 
obtenu  des  régules  métalliques  bien,  criftallifés  , 
m'a  donné  un  régule  de  bifmuth  où  ce  demi-mé- 
tal eft  non-feulement  en  cubes  pleins  &  folides  ; 
mais  encore  en  oâaèdres  à  fommets  tranchâns  oU 
cunéiformes  (  PL  IU>fig*  *  )  »  également  folides* 
Ces  derniers  font ,  à  14  vérité ,  moins  nombreux 
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que  les  cubés  ;  tandis  que  dans  les  criftallilatiorls 
du  bifmuth  par  l'amalgame  (i)  *  c'eft  au  contraire 
l'oâaèdre  qui  fe  préfente  conftamment. 

Le  régule  dé  bifmuth  offre  auffi  quelquefois 
des  lameshéxagones,  trapézoïdales  ou  triangulaires 
équilatérales ,  qui  ne  font  que  des  élémens  de  la 
forme  oâaèdre  ;  mais  il  efl  bien  plus  ordinaire  d'ob- 
tenir ce  régule  en  éubes  incomplets ,  ou  à  angles 
rentrans ,  compôfés  de  lames  reâangulaires  qui 
imitent  p?r  leur  a/Territylagé ,  les  trémies  du  fel  ma- 
lin ;  Jes  divers  aflemblagçs  dç  ces  laines  »  pofées 
en  retraite  les  unes  Xixr  les  autres ,  ne  peuvent  être 
mieux  comparés  qu'à  ces  ornemens  de  l'architec- 
ture çhinoife ,  qu'<?n  appelle  à  la  grecque  ou  en 
hâtons  rompus  (î)  ;  mais  on  (e  tromperait  beau- 
coup ,  A  Ton  prenoit ,  avec  M.  Mongez  (3) ,  ces 


O)  v°y*z  dan»  fa  première  partie  (voh  I ,  p.  424)  les  corn- 
iunaifojp*  du  pxercure  avec  le  bifmuth. 

(2)  Voyez  Forft.  CataL  1772,  n°  578  *;  Defcript.  de  Min. 
p.  242  ;  n°  10  ;  Sage ,  Mém.  de  Chim.  p.  83  ;  Démefte ,  Lettres, 
vol.  it ,  p.  154* 

(3)  "  Je  crois,  &  croirai  jufqu'à  ce  qu'on  m'ait  démontré  le 
»  contraire ,  dit  M.  Mongez  le  jeune ,  que  les  rjdimens  de  toute 
h  criftal lifatibn  métallique  font  des  prifmes  polygones ,  qui  ,  par 
>»  des  circonftances  favorables ,  peuvent  concourir  à  former  des 
,»i  pyramides  trièdres  ou  quadrangajaires.  II  peut  encore  arriver 
v  quelquefois  que  deux  de  ces  pyramides  s'umffantbafeàbafe, 
9»répréfentent  un  oâaédre;  mais  les  demi -métaux  n'offriront 
99 jamais  ces  pyramides  régulières  (je  fuis  en  état  de  faire  voir 
j>  le  contraire)  :  ils  coafervent  pttu  ou  moins  la  forme  aigu'UUe, 
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formes  ûrcompofées  pour  une  cri/lallîiatlon  par* 
ticulière  au  bifmuth,  &  comme  une  preuve  que 
ù.  forme  eft  prifmatiqtic>  II  en  eft  de  ces  trémies 
du  bifmuth  ,  comme  de  celles  de  ¥arfenic$  de  Van» 
timoïnt  &  des  autres  régules ,  ou ,  fi  l'on  veut  » 
comme  de  celles  de  Valun  &  du fcl  marin,  dont  les 
lames  reâangulaires  dans  celui-ci ,  triangulaire* 
dans  celui-là,  font  elles-mêmes  compoféesde  cubes 
ou  d'oâaèdres  d'une  petiteffe  extrême.  J'ai  des 
régules  de  bifmuth ,  <îont  les  eûtes  s'alongent  en, 
parallélipipèdes  reâangles  &  verticaux ,  très-ré- 
guliers ,  de  fix  a  huit  lignes  de  longueur,  for  une 
de  largeur  :  ils  font  des  fonderies  <fe  Saxe.  J'en  ai 
d'autres  en  pyramides  triangulaires  articulées* 
composées  de  cubes  implantés  diagooakment  les 
Uns  fur  les  autres  (4)  :  enfin  ces  affcmblages  de 


»/ftM*«*  le  zinc  &  le  bifmuth*  Ces  aiguiHes  retenant  leur  forint 
nprimitipe ,  fc  difpofent  quelquefois  comme  celles  du  fel  ma- 
»rin ,  &  figurent  des  trémies  en  cubes,  tels  que  le  bifmuth  & 
«l'antimoine.  «  Jouta,  it  Phyf.  Juillet  1781,  p.  74.  Aufli  M. 
Monges  ajoute*t«il ,  que  »  le  bifmuth  offre  de  petites  trémies 
wirrégulières  ,  ou  plutôt  des  volutes  grecques  carrées ,  adhé* 
99  rentes  les  unes  aux  autres  en  recouvrement.  ««  Ibids 

(4)  »  Criftallifation  artificielle  de  bifmuth  des  fonderies  d* 
"Bohême.  C'eft  un  amas  de  cubes  plus  qu .moins  complets  > 
#»&  dont  plufieurs  font  implantés  les  uns.fur  les  autres,  en  dé- 
écroulant  pros^effivement,  d'où  réfutant  des  efpéces  de  pyra- 
pmides  à  angles  faillans  &  rentrans ,  très-différentes  de  celles 
/♦qui  léfultent  des  agrégations  4e  l'oâafcto**  Fprft.  Cotai* 
*7fe*  a*  S27. 
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cubes  ,  ou  de  carcafles  de  cubes ,  varient  prefque  à 
l'infini-. 

Quant  au  régule  de  bifmuth  natif,  MM.  Wal* 
lerius  &  Cronftedt  difent  qu'on  le  trouve  en  lames 
&  en  petits  cubes  (5),  affez  femblables  à  ceux  du 
régule  artificiel  *  dans  les  mines  de  Sehnéeberg  en 
Saxe.  Les  morceaux  que  je  poflede  de  ce  régule 
natif,  ont  une  forme  peu  déterminée,  à  l'excep- 
tion d'un  feul ,  qui  paroît  compofé  de  lames  trian- 
gulaires ,  pofées  en  retraite  les  unes  fur  les  autres  » 
comme  les  marches  d'un  efcalier  (6)„  M.  de  Four- 
croy  dit  qu'il  en  poflede  dès  échantillons ,  dans 
lefquels  ce  demwnétal  eft  fous  la  forme  dJo3aè+ 
dres  trh-rtgulurs  (7).  Souvent  ces  criftaux  fe  ra* 
mifiçnt  en  façon  de  dendrites  (8) ,  dans  des  gan- 

(5)  Wïfmuthum  nativum  cryjlallifatum  figura  ttjfulari.  Wa!L 
JMin.  1  edit.  trad.  franc,  fp.  243 ,  4. fVtjjnuthum  nativum  tejpt- 
larck Idem,  1778 ,  fp.  307  ,  c.  Vifmuthum  nativum particalis  eu* 
bicis,  ad  Joachimfihal  Boh.  Litoph.  Born.  I ,  p.  igi.  Bifmuth  cri£ 
tallifé.  Efai  de  Crift.  p.  333;  Weig.  trad.  ail.  p.  330, 

(6)  Bifmuth  vierge  criftallifé ,  d'un  blanc  jaunâtre  &  fans  ma- 
trice ,  de  Joachimfikal  en  Bohême.  Defcript.  de  Min.  p.  141 , 

C7)  Voyez  fes  Leçons  élémentaires ,  vol.  I ,  p.  501. 

(8)  Vifmuthum  nativum  fuperficie  dendriticâ ,  è  Friedenfeld  ad 
Joachimjlhal Boh,  Litoph.  Born.  I,  p.  131.  Bifmuth  vierge  crif- 
taliifé &  coloré ,  qui ,  dans  fes  caflures,  paroît  compofé  de  lame?' 
triangulaires ,  placées  en  retraite  les  unes  fur  les  autres  ;  de  Joâ- 
chimfthal.  Forft.  Catal.  1772,  n°  545.  —en  petits  criftaux  dont 
-on  ne  peut  déterminer  la  figure;  de  Sehnéeberg.  Hid.  n»  55c* 
Bifmuth  vierge  lameiieux  &  criftaliifé.  Ibid.  n°»  576  &  577. 

gués 
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gués  fpathiques  ou  quart^eufes  ;  fouvent  leur  tiffu 
lamelieux  rend  leur  fur  face  chatoyante  (9) ,  &  elle 
eiî  quelquefois  colorée  comme  la  gorge  des  pi- 
geons (10).  On  trouve  auffi  du  bifmuth  vierge  en 
maffe  folide  &  mamelonnée  à  la  manière  des  fta- 
ladites  (11).  Celui  que  je  poflede  de  cette  va- 
riété ,  eft  de  plus  remarquable  par  un  enduit  gra- 
nuleux, d'un  vert  jaunâtre ,  qui  paroxt  être  une 
ocre  ou  chaux  de  bifmuth. 

Au  refte  il  eft  beaucoup  plus  ordinaire  de  ren- 
contrer le  .bifmuth  à  l'état  natif  9  que  mincraUfi% 
foit  par  le  foufre  ,  foit  par  l'arfenic  ;  il  eft  même 
rare  que  les  mines  de  bifmuth  arfenicales  ou  fui* 
fureufes ,  ne  contiennent  pas  une  portion  plus  ou 
moins  confidérable  de  bifmuth  à  l'état  de  régule  ; 
&  c'eft  cette  portion  non  minéralifée ,  qui  fe  dé- 


(9)  yifmutum  nativum  fuperficie  fttgaci.    Litoph.  Born.  î, 

(10)  —  particulis  lamtllofls  Jhperficie  coloratâ.  Ibid-  Mine  de 
bifarath  gorge  de  pigeon  &  chatoyante  ,  de  Schnéebçrg.  Farft. 
Cotai.  1772 ,  n°»  554  fc  fuiv. 

(1 1)  Vifmutum  nativum  [tillatitium  folidum ,  è  Ftltitnfdà  ai 
loûchimjihal.  Litoph.  Born.  I,  p.  131.  Kentmanrt  &tBruckman% 
commémorant  vif  mu  thu  m  reperiri  quafl  calore  fubtenaneo  è  minera 
eliqaatum ,  ad  Joachimjlhal  in  Bohtmiâ.  Wall.  Min.  1778,  p.  2o6« 
Bifmuth  vierge  folide ,  ou  en  maffe  lamelleufe  &  protubérante  j 
de  Schnéeberg*  Defcript.  de  Min.  p.  241 ,  n°  2.  Bifmuth  vierge 
folide  &  mamelonné  comme  s'il  eût  été  en  fufion.  Forft.  CataU 

177*,*°  575- 
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gage  d'abord  en  globules  métalliques  blancs  8c 
bnllans  (12) ,  lorfqu'on  expofe  ces  mines  au  plus 
léger  degré  de  feu*  Ceft  là  fans  doute  ce  qui  a  fait 
dire  à  M.  Scopoli  9  quil  rCexijlou  point  fa  mine 
de  bifmuth  proprement  dite  (13);  maïs  la  portion 
xninéralîfée  ne  fe  dégage  pas  de  la  mine  auffi  fa- 
cilement: on  la  retrouve  fous  forme  de  chaux, 
lorfque  le  foufre  ou  Farfenic  ont  été  volatilités  par 
le  grillage  ou  la  torréfa&on  (14}* 


(12)  Bifmuth  vierge  mêlé  de  mine  de  bifmuth  arfenkale  &  de 
cobalt.  Le  premier  a  été  dégagé  en  partie  des  deux  autres  par  le 
grillage,  &  il  s'eft  fixé  à  la  fuperficie  du  morceau  fous  la  forme 
de  globules  blancs  &  brillans  dans  leur  origine,  mais  actuelle- 
ment ternes  &  d'un  gris  foncé.  Dcfcript.  àt  Min.  p.  242 ,  n°  6« 
Voyez  Ford.  Catak  1772,  n°  562;  &  Cotai,  de  1780,  n°*  830, 

83*  &  847. 

(13)  »  Ckm  t>êrà  mUaUumhocahfyae  immtiiato  conta&u  fubfian- 
atia  igné*  mox  effluat  è  mineris  quibus  inneret,  fie  ridttur  pro~ 
»  babillas  i&pfum  non  mintrali fatum  ntc  calciforme ,  ftd  nmëum 
99  femper  exifltre.  «  Scop.  Princ.  min.  p.  163. 

(14)  99 Pour  favoir ,  dit  M.  Sage,  fi  le  bifmuth  eft  minéralHe* 
99  par  le  foufre  ou  par  l'arfenic ,  H  faut  expofer  la  mine  au  feu  : 
»  le  bifmuth  vierge  fe  dégage  fur  le  champ;  mais  011  n'obtient 
»  la  portion  de  bifmuth  minéralifée ,  foit  par  le  foufre,  Cbît  par 
»?  l'arfenic  ,  qu'après  l'entière  volatilifation  de  l'une  ou  de  l'autre 
»  de  ces  fiibftaBcet  mineralifàntes.  ««  EUm.  it  Min*  Il ,  p.  108. 
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tB]  En  Mine    ancienne* 

Espèce    IL 
Mine  de  bifmuth  arfenicale» 

Wifinuthum  falphure  &  utfenico  mi  nerali fatum,  fqaamu  lis  aatpâr* 
ticulis  micans  >  minera  utifmuthi  cinerea*  Walï.  Min*  1778* 
fp.  309^  —  colore  flavefcente  pariegato  efflorefcens  ;  minera  wif+m 
wnuthi  verficolor.  lbid.  fp.  310.  Kifmutam  commune  Vmru  Syjl* 
nat.  176S  9  p*  ia8 ,  n°  a.  Bifmuth  minéralifé gar  l'arfenic.  Sage, 
Elém.  de  Min.  U,  p.  107,  elp.  II  ;  Démette,  lettre*.»  vol.  H, 
p.  16b,  efp.  II.  Mine  de  bifmuth  arfenjcaie  &  cobaltique. 
Defcript.  de  Mi/fê  p»  143 ,  efp.  IL 

Cette  mine  eft  réputée  bifmuth  naiif  par  ceux 

qui  ne  regardent  point  l'arfenic  comme  un  miriez 

ralifateur;  ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'eft  qu'une  bonne 

partie  du  bifmuth  qu'elle  contient  n'eft  point  mi- 

néralifée ,  &  que»  dans  les  mines  de  Schnéeberg, 

elle  criftallife  en  dendrites  (15)  ,  dans  un  jafpe 

rouge  ,  qui ,  lorfqu'on  le  frappe  avec  le  briquet , 

répand  9  avec  une  forte  odeur  d'ail ,  de  vives  Se 

nombieufes  étincelles  ;  elle  eft  fréquemment  mê* 


(15)  Mine  de  bifmuth  arftnicalt  en  petites  lames  ïuifatites, 
ffun  gris  clair,  difpofées  par  fuîtes  longitudinales ,  ou  en  forme 
de  décrites  chatoyantes ,  dans  du  jafpe  mêlé  de  mine  de  cobalt 
grife,  avec  fes  fleurs  fuperficieHes  ,  de  Daniel  à  Schnéeberg» 
btftiipu  de  Min.  p»  244,  n°  1.  Mine  de  bifmuth  en  dendrites 
dans  île  jafpe  rouge;  du  Cerf  blanc  à  Schnéeberg.  Ford.  CaUL 
1780, n»  81*.  Mine  de  bifmuth  tigrée  dans  lefpath  calcaire, 
de  Scbfebwg,  lbid.  n°  8a* 

H  1) 


ïi6  Bismuth* 

lée  de  mine  de  cobalt  arfenicale  ,  ou  chargée 
d'une  efflorefcence  cobaltique ,  qu'on  a  prife  quel- 
quefois pour  des  fleurs  de  bifmuth  :  fon  tiffu  la- 
melleux  la  rend  fouvent  chatoyante  &  colorée 
comme  la  gorge'  de  pigeon  (16). 

Espèce    III. 


*        * 


'    Mine  de  bifmuth  fulfureufe. 

•Vifmutum  fulphure  mineralifatum.  Cronft.  §.  224,  C,  1  ;  BergtlU 

•  Opufc.  II  ,p.  439.  — fulphure  minerait  fatum ,  minera  albâ  cœru- 
lefcente  laminofâ.  Galtna  wifmuthL  Wall.  Min.  1778,  fp.  308. 
Vifmutum  iners  feu  mineralifatum  nitens  fttblaminofum.  Linru 
"Syfi.  110^.17689  p.  1^8,  n°  4.  Vifmutum  fitlphuratum.  Bergm. 

•  Opufc.  Il }  p.  500.  Bifrnuth  minérallfé  par  le  foufre.  Sage ,  Elém. 
4e  Min.  vol.  II,  p.  108 ,  efp.  III  ;  DtSmefte ,  Lettres ,  vol.  II , 
p.  161 ,  efp.  III  ;  Defcript.  de  Min*  p.  245 ,  efp.  IIL 

Je  ne  crois  .pas  qu'on  ait  encore  vu  cette  ef- 
pèce  fous  une  forme  criftalline  déterminée.  Les 
morceaux  de  Suède  que  je  poflede ,  préfentent 
d'un  côté  le  tiffu  lamelleux  de  la  galène  à  grandes 
facettes  (17)  ;  &  de  l'autre ,  le  tiffu  aiguillé  ou  à 
•  1  ■  ■  ■     » 

(16)  Mine  de  bifmuth  gorge  de  .pigeon,  entre  deux  liûôres 
de  quartz;  de  Joàann-Georgenftadt.  Forlh  Catal.  177a,  n°«  g$g 
&  fuiv.  —  lamclleufe  &  gorge  de  pigeon  dans  du  quartz  ,  de 
Scbnéeberg.  Ibid.  n°  574. 

(17)  Mine  de  bifmuth  fulfureufe, xl'un  gris  bleuâtre  &  brillant. 
Elle  eft  en  lames  ou  ftries  parallèles,  dans  une  gangue  quart* 
zeufe  mêlée  de  fchorl  fibreux  vert ,  de  Baflnaes  à  Riddarby ttan 
pefeript,  i%  M/i*  p.  245,  n*  J.    Vifnvttunx  mintrglifajum  fut* 
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fines  parallèles  des  mines  d'antimoine  grifes.  J'en 
ai  même  un  échantillon  dans  la  mine  de  fer  fpa* 
thique  blanche  ,  de  Biber  en  Heffe ,  qui  eft  pana- 
ché des  plus  vives  couleurs ,  &  qui  reffemble  par- 
faitement aux  mines  d'antimoine  gorge  de  pigeon. 
J  ai  reçu  des  Pyrénées  un  autre  échantillon  de 
mine  de  bifmuth  fulfureufe ,  qu'on  ne  distingue  de 
la  galène  à  petites  écailles  (18)  ,  que  par  fa  légè- 
reté. M.  Cronftedt  fait  mention  d'une  mine  de 
bifmuth ,  de  Kongsberg  en  Norvège ,  qui  eft  ea 
même  temps  fulfureufe  &  martiale  (ip)  ,  &  quï 
criftallife  en  greffes  écailles  cunéiformes.  Je  n'ai 
point  vu  cette  efpèce» 

phare,  lamellis  majoribus,  ad  Riddarkyttan  Suscia.  Litoph.  Borru 
I  ,  p.  1 3 1.  Galtna  wifmuthi  teffularis  *  colore  gaudet  albo  t  ai  cœru* 
Ititatem  inclinante  &  particulis  confiât  tejfularibus  ,  vel  ftriatis pa- 
tellelipipedis  pofttiffimis.  WaïJ.  Min.  1778*,  fp.  308 ,  a.  Vifinu-  * 
tvn  m'uteraiifatamfulphuretfimile  galtna, particulis  lamtlhfis  fplen* 
itnùbus ,  &  ferè  flriaxam ,  è  Chuttm\  Bob.  Litoph.  Boni.  II ,  p.  14c 

(18)  Vifmntum  minerait  fatum  fulphure ,  lamellis  minoribus ,  à 
Ja&bfgrufpan  £irtci*.  Litoph.  Bonul,  p.  131.  — fquamulis  mi* 
noribut.  Ctonft.  §.  204,  K 

(19)  Vifmutumferro  fulphurato  mineralifatum*  Cronft.  S-2^5, 
0.  — fulphure  &  ferro  minerait fatum. lamellis  caneiformibus  com- 
pfiu.  Minera  wifmuthi  martialis.  WaH.  Min.  1778.,  fp.  311» 
—martiale  vel  minerait  fatum ,  lamellis  jeuneatis.  Linn.  Syft.  nat» 
1768,  p.  128,  n°  3.  Mme  de  bifmuth  martiale.  Defcripu  <fc 
MiAp.  246,efp.  IV. 
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QCJ   En  Mine  secondaire* 
Espèce    IV. 

* 

•  Mine  de  bifmuth  calciformé. 

fàflnutum  calciform.  Cronft.  $.  £23 ,  B.  Ochra  viflnutiflnpo-vi- 
refaits*  è  Schn&betg  Sax.  Litoph.  Born.  I  ,p.  131.  Vifmutam 
.calciform*  five  nudum,  ftpe  aciio  aëreo  mintralifatum.  Bergnu 
Opufc.  II ,  p,  440,  Ocra  ou  chaux  de  bifmuth  native,  Defcr* 
de  Min.  p,  246 ,  efp,  V,  Ocre  de  bifmuth. Démette ,  fJtttres  , 
Vol.  II,  p,  i6c,e$.  iV^ 

Ce  minéral ,  qui  doit  fon  origine  à  la  décompo- 
sition fpontanée  des  hifmuths  natif  &  nûrvétJ&sfé  9 
n'étoit  connu  jufqu'à  préfent  que  fous  hi  forme 
d'-uoe  -efflorefcence  d'un  jaune  verdâtce  eu  d%m 
jaune  blanchâtre ,  qui  fè  Rencontre  quelquefois  à  là 
fuperficie  des  "bifmuths  d'ancienne  formation  ;  xse 
qui  lui  avoit  fait  donner  le  nom  de  fleurs  de  bif- 
muth Q16)  ;  mais  nous  avons  reçu  depuis  peu  >  M» 

-  «  .ii...—  ■  »       ■  m  ■  ■        .  ■■  li  ■  u.       1  .    .    1   .        .  .  ^^^— — — 

(ao)  Ochra  vifmuti  ptdvtrultnta  vtl  /riofr/i** -Cronfh  $.  233  > 
JB,  1.  Ochra  wifmuti  pulvtrta  flavefeerts*  Linn.  iy/l.  nat.  1768, 
P'  ,Q3*  n°  7«   Wifmuthum  terrefire,  puktrultmum ,  favtfctttsi 
ochra  wifmuthi*  Wall.  Min.  1778,  fp.  312»  Efl  Urra  àynineris 
wifmuthi  deJlruSis  provemens  A  in  ton  fin  ils  aëris,  coloré  flavef* 
cente;  Loos  in  Hclfmgiâ,  Ibid.  p,  209.  Fhs  ivifmuthi*   Jufti, 
M/o,  p,  165,  CMra  vifmuti  cinerea  ,  è  JoAann-Georgeftftadt  Sax„ 
Ljtoph.  Born,  II ,  p.  140.  Habet  libres  80  vifmuti  in  cintum  ponr 
dio^  Nullibi  deferiptum  rtpcr'u  Ibid,   Il  y  a  Heu  de  croire  qut 
cette  ocre  de  bifmuth  cendrée ,  que  M.  de  Born  dit  n'avoir 
trouvée  décrite  nulle  part,  eft  notre  mine  de  bifmuth  calciformé 
folide ,  puifquç  les  fleur»  de  bifmuth  fuperficielles  étoient  déjà 
connues* 
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Sage  &  moi,  un  morceau  affez  confîderable  ,  de 
confiflance  folide  &  pierreufe  9  d'un  jaune  verdâtre, 
mêlé  de  taches  blanchâtres  &  rougeâtres ,  que  l'ana- 
lyfe  nous  a  fait  connoître  pour  une  ocre  ou  chaux 
de  biûnuth ,  mêlée  d'un  peu  de  chaux  de  cobalt 
&  d'ocre  martiale ,  le  tout  minéralifé  par  l'acide 
méphitique ,  comme  ie  font  la  plupart  des  mines 
calciforcaes.  Ce  morceau ,  dont  la  gangue  pajoît 
être  le  même  jafpe  martial  qui  fert  de  gangue  aux 
mines  de  biûnuth  de  Schnéebeig,  a  quelque  ref- 
fembl^nce ,  i,  la  couleur  près,  â,une  pierre  calaroi- 
naire  cellulaire  Scgrenuç;  mais  il  étincelle,  forte- 
ment avec  le  briquet*  &  copCerveencore  quelques 
parcelles,  d'up  minéral  gris,  qui  feâable  être  un 
bUmoth  non  décompofe, 

£p2     A     L9  t  T  A  T't  A  L  I  & 

Voyez  dans  la  première  pâme  les  combinaisons 
3es  divers  acides  avec  le  tt 
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|\f]      E  N       R    É    G    U    L    E. 

'E  s  p  èc  M  L  Régule  de  cobalt  'aitificiçî. 

xJ  N  ne  connoît  point  de  régule  de  cobalt  natif* 
â  moins  qu'on  ne  veuille  donner  ce  nom  a  h,  mine 
de  cobalt  arfenicale  i  &  dans  ce  cas ,  la  forme'crâftat- 
line  de  ce*  régulé  feroït  très-connue ,  puifque  la 
iriïnë  dont  il  s'agît  cTiflaHife  en  cubes;  dont  les 
huit  angles  folides  font  fouvent  tronqués  ;  ce  qui 
indiqua  eji  même  tempj  une  tendance  â  la  forme 
ôdaèdre ,  de  même  que  dans  la  galène  ,  la  mine 
^'argent  vitreufe,  &c*  ;  mais ,  comme  Tarfenlc/eft 
très-certainement  un  minjéralifateur  >  ainfi  que  le 
démontre  la  forme  criftalline  particulière  qu'il 
donne  au  fer  Aax\s\£-mîfpickely  je  ne  crois  pas 
qu'on  puiffe  adhère*  >a  ^opinion  de  ceux  qui  re- 
gardent IsurniHe  de  cobalt  arfenicale  t-^mme  un  ré** 
gule  natif  du  pjemier-de  ces  demi-méïtux» 

Quant  au  régule  de  ctibah artificiel,  il  eft  très-dif- 
ficile de  l'obtenir  ,  fur -tout  dans  nos  laboratoires , 
fous  une  forme  criftalline  déterminée.  M.  Sage  a 
fouvent  obtenu  des  culots  de  régule  de  cobalt ,  & 
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même  de  régule  de  nickel ,  criftallifés  à  leur  furface  ; 
mais  il  n'y  a  pu  diftinguer  que  des  lames  hexago- 
ne (0  9  ou  des  frics  entrelacées  &  comme  nattées  » 
ainfî  qu'on  en  voit  fur  la  plupart  des  régules.  M. 
Mongez  le  jeune  dit  que  celui  de  cobalt  criftallife 
en  faifeeaux  <P aiguilles  couchées  les  unes  furies  au- 
tres cm  différens ftns  i  imitant  ajfc{  une  maffe  de  bar 
faites  écroulés  (2)  ;  mais  il  ne  s'agît  point  ici  des 
groupes  formés  par. ces  aiguilles  ;  c  eft  la  forme 
même  de  ces  aiguilles  qu'il  faudroit  déterminer , 
ou  plutôt  ces  aiguilles  ne  font  que  des  ébauches 
très-imparfaites  delà  vraie  forme  criftalline  du  cch 
balt  à  l'état  de  régule  ,  ptûfque  nous  lui  voyons 
affeôer  la  forme  cu&tqpt  ,lors  même  que  l'arfenic 
s'y  trouve  joint  comme  minéralifateur  (  ci-après 
efp.  II  )  »  &  qu'il  la  ûonkrve  encore  lorfqu'il  eft 
minéralifé  par  le  ibuîre  &  par  l'arfenic  enfemble  > 
copime  on  le  voit  dan*  la  mine  de  cobalt  blanche 
de  Tun^berg  (  ci-après  efp.  III  ). 

Au  furplu*,  ce  n'fft  que  dans  les  fontes  en  grand» 

qtt'on  peut  dîpéret  d'avoir  le  ré&uW  de  cobalt  foUS 

une  forme  criftallinfe  bien  faillante  &  déterminée  ; 


-r. r-7 


(1) M.  Bergman  décritaihfi  le, régule  de  nickel  :  >»  Sèmuncia 
9>h*jtt$  calcis  eu  m  triplo  flnxûs  nigri,  quatuor  hore  minutis,  op* 
nfollis  infoco  fabrilifujax  regulum  prabuit  f^^erQderexkuh^ 
»areofis  fingulis  plerumque  fexangularibus ,  centra  tubêrcutatù^ 
ntx  quo  flri*  radiabant  teauijjimoe.  «  Opufc.  vol.  II ,  p.  336* 

£*)  Journal  de  PbyG<jue ,  juillet  1781 ,  p.  74, 
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je  poftode  iés  morceaux  de  l'éfpèce  de  régule 
métallique  ,  que  l'on  trouve  au  fond  des  pots  ou 
ereufets  où  fe  prépare  en  grand  le  finale  à  EtU  en 
Saxe.  Celte  portion  du  régale  jqui  ne  s'eft  point 
vitrifiée ,  &  &  laquelle  les  Atiemand&donnent  le  nom 
àefpeiff\  n'eft  Souvent  quedarégulede  cobalt  ptir  ; 
mais  très-fouvent  auffi  ce  régule  eft  mélangé  de  eu* 
tre ,  d'argent  9  de  fer  &  même  *k  bi&nudi.  Je  le 
poflède  dam  ces  deux  états  :  dans  celui  qui  eft  pue 
cobalt ,  &  auquel  adhère  encore  un  peu  dé  finalt* 
on  voit  «ne  cavité  tapiffée  de  /***>*  eûtes  9  très-» 
diffiiiâs  à  la  taupe  ,  &  dont  quelques-uns  fe  pré- 
tentent  par  tara  feoes ,  tancés  que  les  autres  n'of- 
frent quW  de  leurs  angles  fcîides.  Dans  tefpeiff 
mélangé  de  btfmath ,  jfcfc.  fescriftaux  font  plue  gtos 
Se  plus  nombtttex  ;  'mais  ils  nVrffrenttque  des  lames 
hèKagone*  4  fc&tfs  en  bHe&H>4c4e6  fegmens  <àe 
Foâaèdre  'prifipïweiqoe  à  foiwwe«^Ciftéiformeô&  i 
pyramides  tronquées  jflus  oûm&iiys  presse  leur 
bafe.  Parmi  des  fegmens  ,  on  dîÉfogue  auffi  des 
éffpèces  de  prifmes  oâogones  à  fomroets  triàdres  * 
qui  ne  font  autre  rîiofe  que  des  o&âèdres  â  'fom^ 
mets  cunéiformes ,  tronqués  près  de  leurlwfe*  & 
dans  les  quatre  arêtes  foïméfes  parla  rencontrées 
bafes  de  chaque  pyramide ,  airtfî  qu'on  le  voit  dans 
^certaicte-oriftaux  de  nître  (  PL  III. 9  jig.  4^},  Ces 
crifiaux  font  colorés  &  chatoyans  -à  leur  furfcce  > 
comme  la  gorge  de  pigeon,  ils  n'ont  ,  4t  m&ne 
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que  ceux  du  régule  de  cobalt  pur,  aucune  a&on 
fur  le  barreau  aimanté, 

. [£J    En    Mine    ancienne. 

Espèce    ï  I. 

m 

Mine  de  tobak  arfefiicafe* 

Colaltum  arfenicale.  Linn.  Syft.  nau  1768 ,  p.  129  y  n°  l.  — ferfo 
Êf  ùrfctiico  -màafïifofmi  mineralifatam  ,  i*//£ô  cobaltum  die* 

.  ratkOrosft.  $,  gafÇy  0>  1.  Minera  cobalti  tinata.  Wall,  itffo. 
1778,  fp,  iggt  Cobaltum  grifeum  vel  farfenicum  nigro-grifiur$ 
fpltodetis  t  vitro  cœruleo.  Wolt.  AT//?,  p.  28.  Cobalti  minera* 
Uramft  ,  Aô.  'tJpfcfl.  ^733.  Cobaltum  metalliferum.  Stop. 
J*Jt»c.  toow.  §.  &<J6 ,  i«  GbfalorJfe  rtptlinmn  naûimnu  Bergm. 
Opufc,  U  ,  p.  ^4  &  501.  Mme  tic  cobalt  «rfenicale  <ftra 
^ria  cendré,  &age ,  £lim  Je  Mïn.  II  ^  p.  88 ,  efp.  H  ;  Démefte  > 

.  Jjêttrts ,  vdï.  ï ,  p.  139 ,  efp.  U.  Wîne  de  cobak  #rife  ou  cen> 
drde.  tàefcript.  HtPHn,  p.4$o ,  efp.  IL 


Cette  efpïce  où  le  cobak  e&  mménkêé 
Pnfowk,  >  fetsi  ou  mélangé  d'une  petite  portion  <te 
fer  ,  criftàWifè  9  comme  la  galène ,  en  cubes  lif- 
fe*  (3),  dont  les  kuit  angles  folides  font  quelque- 
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f'3)  Cobaltum  arfenicale  cryjlaliï fatum  drypallis  eubicis ,  ai 
Scfinecbcrg  Sax.  Litoph.  Bt)rn.  I ,  p«  144.  Minera  cobalti  cryf- 
iitli]ata  JiguràtéflularL  Wall.  W/ji.  i*77$/fp'  »95,  a.  Mine  de 
cobalt  grife  crîftaliffée.  Èfll  de  Crift.  pi  333 ,  efp.  I  ;  Weig.  trad. 
Api  331;  DénieRe,  Lettres,  vol.  II*  fc.  140.  Kupfernicîcet 
avec  mine  de  cobalt  folide  &  criftallifée  en  cubes  dont  les 
tngles  &  les  bords  font  entiers  ;  à'Jnnnbérgen  Safee.Forir.  CataU 
Ï77V1*  S2!*  Mine  de  cobalt  grife  for? de  Se  crHVaffifte  en  cubes,  dé 
&kaéeber$  en  Saxe.  Ford.  CataU  1780,0°  foi.  Je  poflfêde  un 
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ibis  entiers  {PL  Ihfig**)*  mais ,  pour  l'ordinaire, 
plus  ou  moins  tronqués ,  d'où  réfultent  les  variétés 
fuivantes. 

Varihé  /.  Le  cube  liffe,  dont  les  huit  angles  fo- 
lides  font  légèrement  tronqués  (4)  ;  ce  qui  donne 
un  polyèdre  i  quatorze  facettes ,  dont  fix  oâo- 
gones  larges ,  &  huit  petits  triangles  équilatéraux  , 
{Pl.ll.fig.  5). 

Je  poflede  plufieurs  groupes  de  cette  variété  ; 
les  uns  font  de  Sainte-Marie-aux-Mines  dans  le 
fpath  calcaire  ,  &  les  autres  de  Saxe  (5). 

Variiti  2'.  Le  cube  liffe ,  dont  les  bords  &  les 
angles  font  légèrement  tronqués  (6) ,  d'où  xéfulte 


Mrirt- 


ir£s-beau  gToupe  de  mine  de  cobalt  grife  criftallifée  en  grands 
-cubes  entiers ,  qui  ont  comme  végété  les  uns.  fur  Jes  autres. 
Ce  morceau,  prefque  fans  gangue,  &  couvert  de  fon  enduit 
granuleux  coule tr  de  fleurs  de  pêcher ,  eft  de  IVittichen  dans 
te  duché  de  Wîrtembterg.  Quelquefois  les  cubes  ne  préfentent 
qto'un  de  leur  angles  folides  ;  c'eft  alors  le  abattant  arftniçali 
cryflallis  trigonis  pyramidatis ,  du  Litoph.  Born»  I,  p.  144. 

(4)  Eflai  d/CrjftaUographie,  p.  334 ,  var»  2,  pi.  IV,  fig.  6m 
Mme  de  cobalt  grife  &  colorée  ,  criftaflifée  en  cubes  dont  !et 
angles  fonuxonqués;  de  Joachimjlàal  en  Bohême.  Ford.  Catak 
.1772  fnoS  420  &  434*  Cobaltum  album  cryftallifatum  cubicum  api* 
à  bits  ançulorum  truncatis ,  ex  Einîgkeit  in  JoachimfiAaJ  Bob* 
Litoph,  Born.  II ,  p.  145.  Minera  cobalti  cryftallifata  tetradccaH* 
irica,  ex  Annaberg  Sax.  VPali,  Min.  I778,p.  179, 

(5)  Voyez  mzDefçript*  de  Min*  p.  249  , jaP*  %  &  5  ;  p.  250 ,  n*  S; 
&  p.  253 ,  n«  12.  ' 

(6)  «  Mme  de  cobalt  grife  folide  &  criftaliifëe  en  cubes  dont  le* 
99 bords  &  les  angles  font  tronqués  ;  de  jQgchimftàal  en  Bohême. « 
Ptferipu  de  Min.  f.  251  ,nM, 
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ta  polyèdre  à  vingt- fix  facettes\  fix  defquelles  font 
oftogones  ,  douze  reôangulaires  ,  &  les  huit  au- 
tres des  hexagones  à  côtés  alternativement  larges 
&  étroits  {PL  II,  fig.  6). 

On  trouve  quelquefois  cette  variété  réunie  fui 
le  même  groupe  avec  la  précédente  (7).  '  * 

Variiti$.  Le  cube  de  la  première  variété,  mais 
dont  les  triangles  équilatéraux ,  produits  par  la 
troncature  des  huit  angles  folides ,  fe  touchent 
par  leurs  angles  (ans  s'entamer  réciproquement  (8  )  ; 
ce  qui  change  les  fix  o&ogones  en  carrés  qui  fe 
touchent  auffi  par  leurs  angles  ,  les  autres  faces 
leflant  triangulaires  {PL  II ,  fig.  y). 

Vanttl  4.  La  variété  précédente >  tronquée  plus 
profondément  ;  ce  qui  change  les  huit  triangles 
équilatéraux  en  autant  d'hexagones  à  côtés  alter- 
nativement grands  &  petits  (  PL  II,  fig.  $  ). 


(7)  »>Mine  de  cobalt  grife  en  cubes  dont  les  angles  &  le* 
tobords  font  entiers  ,  parmi  lefquels  il  s'en  trouve  qui  ont 
fleurs  angles  &  leurs  bords  tronqués  ;  d'Aonabcrg  en  Saxe." 
Forft.  Catal.  1772 ,  n°  421. 

<8)  Eflai  de  CriftàHographie ,  p.  334,  var.  a,  pï.  IV»  fig,  7. 
n  Autre  groupe  des  mêmes  enftaux  de  mine  de  cobalt  blanche, 
«mais plus  grands  &  de  couleur  plus  foncée;  de  Joachimflhal 
99 en  Bohême.  Leurs  huit,  angles  folides  font  tronqués  plus 
» avant.  «  Defcript.  Je  Min.  p.  34g ,  n*  3.  Ces  criftaux  ont  prés 
d'un  pouce -de  diamètre ,  ce  qui  eft  afiez  rare  dans  cette  efpéce* 
Ils  font  reprefentés  pi.  XXIV ,  fi>.  a  de  la  3*  Décade  du  Jttf  *« 
migrai  en  fl+nchtt  çttoriét*  de  d'AftOty, 
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Ces  deux  dernières  variétés ,  qui  font  â  qijatonet 
facettes  ,  comme  la  première ,  fe.  trouvent  fou* 
vent  enfemble  fur  le  même  groupe,  &  qui  plus  efl* 
fur  le  même  criftal  ;  ce  qui  provient  de  la  trou» 
cature  plus  ou  moins  profonde  des  angles  folîdes, 
ou ,  fi  Ton  veut ,  de  ce  que  quelques-uns  de  ces 
angles  folides  ont  pris  plus  d'accroiiTement  que  les 
autres.  Quelques-unes  de  ces  troncatures  ont  alors 
la  forme  de  pentagones  ou  de  trapèzes.  J'ai  reçu 
de  M.  de  Bournon  quelques  échantillons  de  la  mine 
de  cobalt  grife  d'AUemont  en  Dauphiné,  qui 
présentent  ces  deux  variétés. 

La  mine  de  cobalt  grife  fe  rencontre  suffi  très-fréb» 
quemment  en  criftaux  ,  dont  la  forme  polyèdre  eft 
plus  ou  moins  indéterminée  (9)  ;  quelquefois  elle 
eft  en  dendrites  ou  comme  tricotée  (10)  ;  mais 


.  (9)  Miatra  cqUIÙ  cryfiaUifatapolyedrica  4  figura  pyramidali  ytl 
prifmaticâ.  Waïï.  Min.  1778,  fp.  295,  a.  Mine  de  cobalt  grife 
Jblide  &  criftallifée ,  du  Rappold  à  Schnéeberg.  Forft.  CataL 
1780 ,  n°  603. 

(10)  Minera  cobahi  cryjlallifata  figura  dendriticâ.  Waiï.  Min* 
1778  f  fp.  295 ,  b.  tt  Vidttur  quafi  pegetando  nota  ,flmili$  vtl  minû* 
t»  ribus  arbufeutt  s  aut  firamini  cougtflo  ,  vtl  £f  reti  cuidam  qtto 
99  minera  fiiperindu&a  fuit ,  à  quibut  Km*  pofttrior  cité  in  oër* 
»fatifcit.  m  Ibid.  Çobaltum  miaeraUfatum  déndriticum ,  ad  Scknw 
htrg  &  ad  Jnnaberg.  LitopR.  Boni.  I,p.  144.  — album fuperfieii 
Tericulatâ,  ad  Schnéeberg.  Ibid.  p.  #45.  —  arfenicale  déndriticum, 
ad  JoachimfkkaL  Ibid.  II ,  p.  144.  Mme  de  cobalt  grife  en  den* 
dritea  ouprifmes  articulés,  formés  cPoâaédres  implantés  les 
uns  fur  les  autres ,  comme  ftifent  vierge  en  végétation  de 
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celle-ci  ne  paroît  êerç  qu'un  argent  vierge  èn.den- 
drites ,  en  partie  déçoHipofé  par  Tarienic  &  le  co- 
balt qui  l'enveloppent  (n).  Celle  qui  fe  pré/ente 
eamaffukns ,  en  grappes ,  en  ehpttfieurs,  s'eAfor*- 
mée  Ala  manière  des  fialaftites  (13).  Enfin»  quand 

Saînte-TMarie-aux-Mines.  C'eft  la  mine  de  cobalt  tricotée  de 
Schafeberg.JDe/fcripr.  £  M/fl.  p»252,  vP  a.  Voyez  Forft.  Gn\ 
1771 ,  n* 423, 430  &  431*  Mine  de  cobalt  tricotée  ou  en  den- 
drites ,  tfHimmelfurft  à  Freyberg.  Forft.  CataL  1780  n9.  807. 
— tricotée  tenant  argent,  à'Jnnaberg.  Ibid.  n°  809. 

(i\)  M.  Brinnîch  ,  dans  fes  Notes  fur  Cronftedt,  dît  qu'on 
trouve  de  l'argent  minératifé  dans  ie  cobalt  fuffureux  &  arfe- 
nîcaf ,  à  fa  Margenjlein  prés  de  Freyberg  &  d*Annaberg  ;  que 
cette  mine  eft  quelquefois  en  dendrites  dans  la  pierre  qui  fa 
contient  ;  que  les  mines  de  cette  efpéce  fe  terniffent  générale- 
ment à  l'air ,  &  perdent  TaTgent  qu'elles  contenoient  ;  mais 
qu'elles  fe  confervent  très-bien  dans  l'eau  «  M.  Cronftedt , 
»»  ajoute-t-îl  plus  bas ,  parott  douter  que  l'argent  fe  trouve  mi- 
»  néraïifé  avec  le  cobalt  &  le  bifmutb  ;  mais  les  mines  de 
nSchnéeberg  &  d'Annaberg  fuffifent  pour  en  confrater  la  pofB- 
v*  bflité.  «  Brinn.  Notes  far  la  Min.  de  Cronftedt. 

(12)  Cobaltum  arfenicale  mineralifatam  flilùhitittm ,  nodalofam 
jâTticalis  impalpabilibus  ,  ad  Joachimflhal.  Lhoph.  Born.  I  , 
p.  144.  — Jlillatitium  botryites,  ad  Annaberg,  Freyberg,  Marien- 
berg  cV  "Scnnceberg.  Ibid.  Minera  cobahi  cryftallifata  figura  g/b- 

bofâ  ftriûtâ  »    ad  Kungsbtrg  in  Norwegta.    Wali.    Afin.    1778", 

fp.  295,  c  Mine  de  cobalt  grife  folide  &  mamelonnée ,  chargée 
de  fon  enduit  granuleux,  couleur  de  fleurs  dépêcher;  à* Adam 
àSchnéeberg.  Defcript.  de  Min.  p.  252,  n*  3.  -^  dont  le* 
criftaux  fe  ramifient  &  forment  une  efpèce  de  végétation  ma- 
melonnée comme  les  ftalagmites  en  grappes  ;  d9Jnnabergm  Forft. 
Cotai.  1772  ,  nQ  44a  —  en  aiguilles  ou  fileta  granuleux  très- 
longs  &  très-déliés ,  de  Scbnéeberg.  Ibid.  nQ  4*5.  —  folide  & 
mamelonnée ,  méiée  de  bifinuth  ;  de  Wther  en  Refit.  Forft. 
CataL  1780,  nS  804. 
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{a  criftallifation  eft  tout-à-feît  confufe  9  elle  n'offre 
plus  que  desmaffes  informes  &  irrégulieres,  dont  le 
tiffu  eft  tantôt  compacte  Se /erré  comme  l'acier  (13)» 
tantôt  d'un  grain  plus  greffier  *  mais  toujours  à 
particules  peu  diftinSes  (14).  Quelquefois  ùl  fur* 
facse&Jpéculaire  (15)  ou  chatoyante  (^16)^  mais 
plus  communément  elle  eft  chargée  d'une  efflo 

xefeence  rougeâtre  ou  couleur  de  fleurs  de  pêcher, 

-* — ■ — — — — — ■ , 

(13)  Minera  cobaltl  cinerea  folida  texturâ  chaîibtâ,  Waîï.Af///. 
1778  >  fp.  293,  a.  Cobaltum  arfenicalè  texturâ  ckâlibeâ.  Litoph» 
Born.  I,  p.  143.  — amorpAum  folidum.  Jbid.  II,  p.  144.  Suivant 
les  eflais  de  M.  Sage,  la  mine  de  cobalt  grife  foiide  de  la  vallée 
de  Gijlan ,  dans  les  Pyrénées  Efpagnoles ,  ainfi  que  celle  des 
environs  de  Saint-Maurice  dans  le  Vallais,  ne  contient  ni  fer, 
ni  bifmuth  étrangers.  Ces  mines  perdent ,  par  le  grillage ,  50  à 
57  livres  de  leur  poids  par  quintal  ;  fie  la  chaux  qui  refte ,  fondue 
avec  le  flux  noir,  donne  un  culot  de  cobalt  très -pur,  dans  la 
proportion  de  14  livres  par  quintal  de  mine. 

(14)  Cobaltum  arfenico  minerait  fatum  minera  diffbrmi,  granulis 
colore  plumbeo  micanùbus.  Wall.  Min,  1  edit.  fp.  231.  Minera 
tobalti  cinerea  granularis.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  293 ,  b.  Cobal- 
tum arfenicalè  texturâ  granulatâ,  granis  minimis  ,  è.Rappold  ai 
Jckncebcrg.  Litoph.  Born.  I ,  p.  144.  —  texturâ  granulatâ  friabile, 
ûd  Schladming  Stiriée.  Ibid. 

(15)  Cobaltum  arfenicalè  texturâ  chalybeâ  ,  fuperficie  fpeculari ', 
adNeuJladel  Sax,  Litoph.  Born.  I,  p.  144.  Mine  de  cobalt  fo- 
iide à  fuperficie  fpéculaire ,  de  Schwartzbourg  en  Thuringç. 
Defcripu  de  Min.  p.  253 ,  n*  9.  Voyez  Forft.  CataL  1772 1 

n°  442- 

(16)  Cobaltum  arfenicalè  fuperficie  fugaci,  ad  Schladming  Sri- 
ri*.  Litoph.  Born.  I ,  p.  144.  Mine  de  cobalt  grife  &  colorée 
gorge  de  pigeon,  de  Schnéeberg.  Defcripu  de  Min»  p.  253, 
n*  8.  Voyez  Forft.  CataL  1772,  n9  429» 

qui 
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qfui  provient  de  l'altération  fpontanée  qu'elle 
éprouve ,  à  mefure  que  l'arfenic  qui  la  minéralifoit 
vient  à  fe  dégager  par  le  concours  de  l'air  &  de 
JTiumidité. 

Espèce    III; 

Mine  de  cobalt  arfenico-fulfureufe. 

Vobaltum  tant  ftrroJUlpfwrato  67  arfknicato  mimralifatnm*  Ctanft» 
§.  251 ,  3.  Cobaltum  cryjtallinum  feu  cryjlallifatum  9  è  Tunabcrç. 
Linn.  Syft.  nau  1768,  p.  129,  n*  1.  Minera  cobalti  tejjiilari* 
clba ,  fraSura  micans.  Waff,  Min.  17789  fp.  292,  a.  Cobaltum 
album  veï  arfenicum  albo-grifeum  fplendens  vitro  cœrulco.  Woh. 
Min.  p.  28.  Mine  de  cobalt  arfenicale  &  fulfureufe  en  crif- 
tauxfpéfulaires».  Sage ,  Elém*  de  Min.  vof.  II,  p.  87 ,  efp.  Iç 
Démefte ,  Lettres ,  vol.  II  ,  p.  141 ,  efp.  IU.  Mine  de  cobalt 

.    planche  ou  d'un  gris  blanc.  Dtfcripu  de  Min*  p.  248 ,  efp.  I, 

La  criflallifation  déterminée  de  cette  efpèce, 
eft ,  comme  dans  certaines  marcaflîtes ,  le  cube 
ftrié  fur  fes  fix  feces'  (17) ,  de  manière  que  les  ftries 
des  faces  oppofées  font  parallèlesâèntre  elles ,  & 
perpendiculaires  à  celles  des  faces  voifines  (  PL  II9 

fig.  ij  );  mais  communément  ce  cube  eft  tronqué 
plus  ou  moins  profondément  dans  fes  bords  (18),' 


07)MinedecobaItb!anchecriftaHifée.jBj^i</e  CW/?.p.  334 
pi.  IV ,  fig.  5;  Weig.  trad.  ail.  p.  331.  »  Sa  forme  criftaiïine  pri  * 
»mitive  eft  le  cube  rectangle  ftrié.  «•  Démefte ,  Lett.  vol.  II  , 
Jp.  142. 

Cx8)  Effai  de  Criftallograpbîe ,  var.  1 ,  pi.  IV ,  fig.  11  &  123 

Tom M. Part.  11U  Crifi.mltalL  l 
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&  préfente  alors  Tune  ou  l'autre  des  variétés  fui- 
vantes. 

Variété  /.  Le  cube  ftrié,  dont  les  bords  font 
légèrement  tronqués  de  biais  fur  chaque  face ,  d'où 
refaite  un  polyèdre  à  dix-huit  facettes  (19) ,  dont 
fix  reâangulaires  ftriées  ;  les  douze  autres  font  des 
hexagones  alongés ,  liffes  Se  peu  réguliers  (  PL  II9 

J'ai  cette  variété ,  tant  en  ciriftaux  folitaires  (20) 
que  groupés  9  parmi  lefquels  il  s'en  trouve  de  près 
d'un  pouce  de  diamètre  (21).  Ils  font  tous  d'un 


&  ibid.  fig.  16.  Minera  cobalti  cryftallifata  oQodecaedrica  ,  è  Tu- 
naberg  in  Sudermanniâ,  WAL  Min  1778  ,  fp.  295 ,  a.  Cobaltum 
Arfenkalt  cryfiallifatum  cryjtallis  iftidris ,  i  Tunaberg.  Litoph. 
Born.  I,  p.  144. 

(19)  nCryftallus  tefjera  lSedra,  i  plants  tetragonis  6,  ktxa- 
99  gonis  12  ;  ubique  plana  tria  proxima  eodem  modo  firiata ,  &  femr 
»per  kabent  plana  ejufmodi  tria  oppofita;  at  alterna  ternafemper 
»  contrarié  firiata^  ut  quoeunque  vertus  erint  femper  lattra  tria 
y» proxima  reUqutRontrario  modo  ftriata  ;  ex  hit  tribut  femper 
nplanum.  médium  erit  tetragonum  &  lateratia  kexagona.**  Linn. 
Syft.  nau  1768 ,  p.  129 ,  fig.  35.  Cette  defeription  eft  exaâe,  mais 
la  figure  citée  ne  convient  point  à  cette  efpèce»  en  ce  que  les 
troncatures  des  bords  font  parallèles  à  ces  mêmes  bords,  au 
lieu  d'être  inclinées  deux  à  deux  fur  chacune  des  faces  du  cube  ; 
ce  qui  produit  alors  des  hexagones  moins  réguliers  qu'ils  ne  le 
font  dans  cette  figure. 

(20)  Voyez  ma  Defeription  de  Minéraux ,  p.  249 ,  n°r. 

(21)  Un  de  ces  groupes  eft  repréfenté  pi.  XXIV,  fig.  3  de  fa 
3e  Décade  des  Planches  coloriées  de  d'Agoty  ;  &  le  criftai  foli- 

itaire,  ibia\  lett»£, 
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blanc  éclatant  /&  viennent,  ainfi  que  les  fuivans, 
delà  mine  de.. Tunabcrg  en  Sudermanie. 

Variété  2.  Le  cube  tronqué  de  la  variété  pré* 
cédente  >  mais  dont  les  hexagones  liffes  ont  pris 
plus  de  largeur  aux  dépens  des  fix  reâangles  ftriés', 
qui  deviennent  fouvent  fort  étroits  (  PU  II,  fîg. 

J'ai  deux  criftâux  fblitaires  de  mine  dé  cobalt 
blanche  deTunaberg  ,qui  présentent  cette  variété  ; 
l'un ,  qui  a  près  de  fix  lignes  de  diamètre ,  eft  des 
plus  réguliers  (22)  ;  l'autre  au  contraire  eft  -irré- 
gulièrement comprimé  par  l'inégale  profondeur  de 
les  troncatures,  au  point  que  des  fix  reâahglès  ftriés* 
l'un  a  difparu  totalement  ,  un  autre  eft  à  peine  in- 
diqué ,  &  quatre  (ont-  bien  prononcés.  C'eft  un 
paflâge  à  la  variété  iuivante. 

Variété.  3 .  Le  dodécaèdre  à  plans  pentagones 
lifles  (23)*  lequel  a  lieu  dans  cette  efpèce ,  lorfque 
les  troncatures  de  la  variété  précédente  ont  pris 
aflez  d'étendue  pour  faire  difparoître  les  fix  plans 
fines  reâangulaires  du  cube   primitif  (  PI.  Il , 

_____ . '  ■ 

Ou)  U  eft  repféfenté  ,  maia  grofli  du  double,  pfj  XXIV, 
lett.  F  de  la  3e  Décade  des  Planches  coloriées  -de  d'Àgoty. 

(13)  Minera  cobalti  cryjlàllifata  dodecaëdrica.  Wall.  Min.  fp. 
I95,  a.  C'eft  à  cette  variété  qu'il  faut  rapporter  la  rnîne  de  co- 
tait pyramidale  décrkeainfi  par  Valen  tin  :  Cobalti  minera  pyra- 
toidilus  obftffa  ,  tribus  planis  extremis  pentagonis  cpnjlantibùs. 

Valent*  Muf.  11,  cap.  13  j  Démefte,  Lettres,  vol.  U,  p.  143. 

T    *• 
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Cette  variété  fe  trouve  quelquefois  réunie  fur 
le  même  groupe ,  avec  la  précédente.  M.  Walle- 
«ius  la  cite  .comme  exiftante  dans  fon  cabinet  (24). 

VarUtt  4.  Le  criftal  de  la  variété  1 ,  dont  les 
Jiuit  angles  folides  font  légèrement  tronqués  (25% 
d*o\i  réfulte  un  polyèdre  â  vingt-fix  facettes  ,  fo 
desquelles  font  des  reâangles  ftriés  qui  appartien- 
nent auxfaces  du  cube  primitif:  les  dix-huit  autres 
produites  par  les  troncatures  des  arêtes  &  des  an- 
gles folides  de  ce  même  cube ,  font  douze  tra- 
pèzes &  huit  petits  triangles  équilatéraux  liflçs 
£PL  Il.fig.  20). 

Je  poflede  un  petit  criftal  folitaire  de  mine  de 
cobalt  blanche,  de  Tunaberg,<ie  cette  variété  (a 6)  : 
£1  eft  de  la  plus  parfaite  régularité ,  &  le  feu!  que 
j'aie  vu  jufqu'à  prefent ,  puifque  c'eft  le  même 
<jue  pofledoit  M.  Davila. 

Ce  font  là  les  feules  formes  déterminées  que 
>■  ii  ■  ■  . 

Çtl4)  DoiecoXàricam  à  Tunabtrg  in  Sudtrmanniâ  ego  pojfideo* 
Wall.  Min.  1778 ,  p.  179. 

(25)  Eflai  de  CriftaHographie ,  p.  334,  var.  3 ,  pi.  IV,  fig.  ij* 
pémefte ,  Lettres,  vol.  II ,  p.  142. 

(26)  Petit  criftal  folitaire  de  mine  de  cobalt  blanche  à  26  fa- 
cettes. C'eft  un  cube  dont  les  bords  &  les  angles  Jbnt  tron- 
qués. Defcript.  de  Min.  p.  249,  n*  4,  Voyez  Davila,  CataL 
vol.  II ,  p.  340 9  n°  12;  &  p.  362  ,n°4,  fous  le  nom  dt pyrite 
cubique  à  26  facettes.  Ce  criftal  eft  représenté  ,  mais  plus  volumi- 
neux qu'il  n'eft  en  effet,  pi.  XXIV,  lett.  P  de  Ja  3e  Décade 
#e»  P.ljUiihts  çrfwtà  de  d'Apoty. 
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nous  conrtoiflïons  dans  la  mine  de  cobalt  blanche 
de  Tunaberg^mais  je  ne  doute  pas  qu'on  ne  puHfe 
auffi  ht  trouver  fou&la  forme  d'un  icofaèdre  à  plans, 
triangulaires  (  PL  Hyfifr  3*  ),  &  même  avec  fix 
bexagenes  linéaires  de  plus  (PL  H+fig.  zi  )  ;  ce* 
dernières  variétés  n'étant  auffi  qqe  de  {impies  mo- 
difications du  cubeftrié,  comme  on  le  verra  lorfqu'il 
fera  queftlon  des  marcaflîtes  qui  jréfentent  cett$ 
même  forme. 

Cette  multiplicité  de  facettes  fur  Te  même  criftaf, 
cend  fouvent  fa  forme  confufe&  très-difficile  à  dé- 
terminer  dans  la  mise,  de,  cobak  dont  iL  s'agit  (27)  , 
de  même  que  dans  k  pyrite  cuivreufe  qui  fouvent 
Vaccompagne*  On  peut  enfin  trouver  cette  mine 
ten  mafles  informes  plus  ou  moins  compaâes,  gra- 
nuleufes  (28)  ou  ûnées ,  mais  prefque  toujours 
aflez  dures  pour  donner  des  étincelles ,  avec  une 
légère  odeur  d'ail ,  lorfqu'on  les  frappe  avec ,  l$v 


*m*^*i*m 


{v\)  Cobaltum  minerait  fatum  cryftallinum ,  cryftallis  pofyedris  , 
jntidiffimis  albis.  Carth.  El.  min.  p.  55.  — album  cryjlalllfatum  » 
vjfldlis  pofyedris  nitentibus.  Litoph.  Born.  I,  p.  145.  Miner* 
cobûlti  cryfiallifata.polyedrica ,  è  Tunaberg.  Wall.  Min.  fp.  295,  <u 
On  doit  rapporter  à  ces  crMhux  polyèdres  de  figure  indéter- 
minée ,  la  première  &  fantoi&èjpe  variétés  du  Catalogue  de  M* 
DavHa ,  vol.  Il  ,p.  362,  a°  4  v 

(28)  Muura  cubain  tejjularis  granulata,  i  TunaBerg.  Walfc 
Min.  fp.  292  ,  c.  Cobaltum  album  parttculis  minimis,  granulatis  » 
ûlbis ,  nitentibus,  ad  Schladming  Stiri*.  Litopb.  Born,  I,  p.  144.. 
—tu  tara  fibrofâ Ahi^..?.  145.  —album  folidiun.Jbiâ.ll  ,.p.  144^ 

1     llj. 
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briquet  Cette  propriété ,  qui  caraôérife  auffi  la- 
mine  de  cobalt  grife ,  prouve  qu'on  ne  doit  point 
donner  à  ces  mines  le  nom  de  régule  de  cobalt  natifs 
puifque  le  régule  de  cobalt  pur  ou  proprement  dit* 
n'eft  point  affez  dur  pour  faire  feu  avec  le  briquet, 

Espèce    IV. 

Miné  de  cobalt  fulfurçufe^ 

Cùbattum  ferro  fnlpAurato  min  $rali fatum.  Cronfh  $•  250 ,  a.  Car 
baltum  pyriticofum.  Linn.  Syjî.naL  1768,  p.;1! 29,  n°  3  ;Brandt» 
Adt.  Hofm.  1746.  Minera  cobald  fulphurea,  Wall.  Min.  1778, 
fp.  294.  Mine  de  cobalt  fulfureufe.  Sage  ,  Elém.  de  Min.  Il , 
p.  94,  efp.  IV;  Defcript.  de  Min»  p,  2541  efp.  1U  ;  Démette» 
Lettres ,  vol.  II ,  p.  238 ,  efp.  I, 

Dans  cette  mine  ,  dont  la  couleur  tire  fur  celle 
de  l'argent  ou  de  Pétain  ,  le  cobalt ,  mêlé  d'un 
peu  de  fer ,  efl  minéralifé  par  le  foufre  feul.  Il  né 
paroît  pas  qu'elle  ait  encore  été  trouvée  ailleurs 
qu'en  Suède.  J'en  poffède  quelques  morceaux 
tirés  de  la  mine  de  Bat n ah  à  Riddarhy ttan  ;  mais 
ils  ne  présentent  aucune  forme  çriftaliine  déter- 
minée. Cependant  Cronftedt  dit  qu'on  la  rencontre 
en  crijlaux  polyèdres  ,  dont  il  ne  détermine  point; 
^la, figure  ;  ôç  il  en  diftingue.deux  variétés ,  l'une» 
d'un  tiffu  fragile ,  l'autre ,  à  gros  grains.- 

M,  Weigel ,  en  ajoutant  cette  efpèce  à  celles 
dont  j'avois  fait  mention  dans  mon  Eflài  de  CriC- 
topographie ,  lui  attribue  la  forme  d'un  polyèdre 
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à  dix-huit  ftcettes  hexagones  &  reâangulaires , 
femblable  à  celui  qui  appartient  à  la  féconde  va- 
riété de  Fefpèce  précédente  ;  il  en  cite  même  (29) 
one  variété  très-comprimée ,  où  les  reâangles  qui 
appartiennent  aux  fix  faces  du  cube  font  fort  étroits  : 
mais  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il  a  pris  des  criftaux  de 
la  mine  de  cobalt  blanche  de  Tunaberg  ,  pour  des 
criftaux  de  mine  de  cobalt  purement  fulfureufe  ,  à 
moins  qu'on  ne  veuille  dire  que  ces  deux  efpèces 
ont  une  feule  &  même»  forme  criftalline  ;  ce  que 
je  ne  voudrais  pas  affirmer.  Quoi  qu'il  en  foit , 
M.  Sage  obferve  que  la  mine  de  cobalt  fulfureufe 
dont  il  s'agit ,  eft  quelquefois  recouverte  d'une 
efflorefeence  lilas  Se  d'un  jaune  verdâtre ,  qui  eft 
un  vitriol  de  cobalt ,  mêlé  d'un  peu  de  fer,  lequel 
produit  cette  dernière  couleur. 

E  s  p  k  c  e    y. 

Mine  de  cobalt  tenant  cuivre,  &c.  ou  kupfernickeL 

Mine  de  cobalt  arfenkale  d'un  gris  rougeàtrc.  Sage  ,  Elém.  de 
Min,  p.  89 ,  efp.  III  ;  Defcript.  de  Min.  p.  255,  efp.  IV.  Co- 
baltum  *ri$  modo  lucens.  Gefn.  Cadm.  pn  20 ,  n°  32*  Pfeudo- 
cobalatm  vtl  arfenicam  falpum.fphnden&.  Woït.  Min.  p.  28. 
Arftnicam  mineralifatum  informe, particu lis  rttbitttndis  niridis: 
Cartb.  Et  Min*  p.  58.  Cuprum  nikelum ,  vel  cuprttm  minera* 
nlifétum  arfcnicaU  fulvum.  Linn.  Syjl.  nat.  1768  ,  p.  146,. 


1* 


(39)  Ttaduâion  allemande  de  non  EJfai  de  Crifialiographie, 
P-  334»  «*P-  UI %  pL  IV,  fig.  16  ;  &  pi.  XI ,  fig.  15. 

Iiv 
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ji°  16.  Pftudo-cuprum  vel  minera  cupri  Jpùria  DOttimtloraRtw 
Wucolum  ferro  &  cobalto  arfeniçati*  &  fulphuratis  mineralifa^ 
tum;  criprum  nicohû  feu  niccoiï.  Kupfernickel.  Cronft.  $.  256$ 
JB  ,  1.  Niccolam ,  feu  cuprum  niccoli,  Wall.  Min.  1778 ,  $•  î2l  » 
gen.49,  Diiuolum.  Scop.  JVi/ic.  mi/r.  §.  300.  NUcolum  nativum 
-  vel  pauxillo  fulphuris  adunatum  3fimul  tamen  cum  ferro  ,  cobalto. 
&  arftnico  intimé  conjttnSum.  Bergm.  Opufc.  II,  p.  440.  Nic- 
colum  regulinum  &  fulphuratum.  Ibid.  p.  500  j  &  DiJJert.  de 
Mccofo,  jfoicU  p.  aji  &  fuiv* 

Tous  les  Chknîftes  &  Minéralogiftes  convien-" 
nent  aujourd'hui  que  le  minéral  appelé  kugfer- 
nickel  par  les  Allemands  ,  e/l  un  mélangç  très- 
intime  de  différentes  fubftances  métalliques ,  entre 
autres  ,d*arfenic,  de  cobalt;  &  de  fer  ;  mais  les  uns, 
tels  que  MNï.  Cronftedt ,  Bergman ,  Wallerius  % 
^cc.  y  trouvent  de  plus  un  demi-métal  particulier , 
qu'ils  défignent  fous  le  nom  de  nickel  ;  tandis  quer 
d'autres,  tels  que  Linné  (30),  Jufti  (31),  MM* 
Sage&Scopoli(32)  avouent  que  leurs  expérience* 


(30)  «  Genus  niccolum  àicendum  ex  hoc  polymorpho',  mifcelâque 
>>  yario  introducere  conatus  cfl  Cronfledtius  ;  juduent  chtmiciy,  &  dif- 
9»  tinguant,  qui  velint,  &  référant  ad  cobaltum  vel  arfenicam.  Eâ- 
j»  dem  ratione  poffet  &  oriçhalcum  metallum propriam  conficere ,  ubi 
»»  copiofior  quant  {tas  linci  mixtà  miner*  çupri\**  Linn.  Syfi.  nau 
1768,  p,  147^ 

(31)  »  Annihilart  hoc  inventum  tentauit  quidem  /•  Ô.  v*  hifli  in 
w  Chyh*  Schr.  p.  49,  &  in  reliquis  fuis  feriptis ,  conundttis  nreco- 
i>  îum  non  effe  peculiarc  femimetallum  »  fed  mixtum  metallicum  & 
»  cupra ,  fpçis ,  arfenico  &  ferro.  ««  Wall.  Min.  1778 ,  p.  189. 

(32)  »  Niccolum  pio  noyo.metalhpwpofitum  à  CL  Cronftçdto  , 
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>ne  font  point  favorables  à  l'admiflion  de  cette  nou- 
velle lubftance  métallique.  Les  premiers  nient 
l'exifiencedu  cuivre  dans  le  kupfernickel  (33)  »  & 
foutiennent  que  jufqu'à  préfent  ,  perfonne  n'a  pu 
extraire  la  moindre  parcelle  de  ce  métal  du  régule 
mixte ,-  qu'ils  nomment  nickel;  les  féconds ,  & , 
entre  autres ,  M.  Sage  (34) ,  y  démontrent  non- 
feulement  la  préfence  du  cuivre ,  mais  très-fouvent 
encore  celle  de  l'or  &  de  X argent  »  dont  les  pre- 
miers font  à  peine  mention. 

Il  eft  vrai  que  le  régule  extrait  du  kupfernickel 
a  des  caraôères  particuliers ,  qui  femblent ,  au  pre- 
mier coup-d'œU,  le  difHnguer  de  toute  autre 

*  1  ■     1   '  ^  ■       ■     ■  '■ ■  ■ 

^  à  Juftio  &  Linnaeo  refeBum  fait.  Stâ  neqite  propria  cum  niccolo 
»»  Stiriaco  infiituta  expérimenta  novo  huic  generi  favenu  Ventura, 
nattas  veriora  forte  docebin*  Scop.  Princip,  min*  p.  226. 

(33)  n  Henckelcobalti  velarfenici  fpteiem  cupro  inquinatam  ejjt 
f9  exifiimat,  cV  Cramer,  eamiem  ai  mineras  cupriftras  vel  arfini- 
*  odes  refyrt;fed  »  n%e  ipfi,  nec  alius  quifpiam,  utfatentur,  ne 
nmiculam  quidem  cupri  extrahere.  valnernnt.it  Berçm.  Dijfert.de 
niccolo,  Opufc.  vol.  II,  p.  231. 

C34)  "  Lorfqu'après  avoir  diflbus  ïe  régule  de  kupfernickel 
a  par  l'un  des  trois  acides  minéraux  r  on  verfe  fur  cette  diflb- 
m  îution  de  l'alkali  fixe ,  il  fe  fait  un  précipité  verdfttre  ;  l'alkali 
«volatil  diffout  ce  précipité  fans  effervefeence ,  6V  la  diflolution 
"prend  alors  une  belle  couleur  bleue  ;  ce  qui  fait  connoitre  que 
f>ce  régule  contient  du  cuivre*  La  chaux  verte  que  le  kupfer- 
m  nickel  montre  à  Ja  furface ,  &  la  couleur  verte  qu'il  donne  au 
»  verre  blanc  avec  lequel  on  l'a  fondu  ,  démontrent  encore  1% 
»  préfence  du  cuivre  dans  ce  mixte  métallique,  «  Sage,  EUnu 
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fubflance  métallique.  Sa  gravité  fpécifique  tient  # 
pour  ainfi  dire ,  le  milieu  entre  celles  du  régule 

d'arfenic&du  cuivre  (35).  Sa  couleur, ion  tifïu, 
4a  confiftance  (36)  ,  font  à  peu  près  les  mêmes 
que  dans  le  régule  de  cobalt ,  quoiqu'il  préfente 
dans  fa  calcination  &  dans  la  manière  dont  il  fe 
comporte  avec  les  acides,  des  phénomènes  diffé* 
rens  de  ceux  du  régule  pur  de  cobalt. 

Mais  ççs  phénomènes  appartiennent-ils  à  la 
fubftance  métallique  particulière  qu'on  affure 
exifler  dans  le  nickel,  plutôt  qu'au  mélange  in- 
time des  différentes  fubftances  métalliques ,  dont 
ce  régule  eft  compofé  ?  Je  ne  vois  qu'un  feul 
moyen  de  décider  la  queftion ,  c  eft  de  féparer 
exaôement  du  régule  de  nickel  fuppofé ,  tout  le 
fer9  le  cobalt ,  Var/enic ,  le  cuivre ,  &  même  Vor  êC 
Y  argent  qui  néceflkîrement  l'altèrent  6c  le  modi- 
fient 9  &  de  le  fou^iettre  alors  aux  différentes 
épreuves  auxquelles  on  n'a  foumfe  jufqu'à  préfent 
que  le  feul  régule  mixte ,  plus  ou  moins  épuré 

» 

(35)  La  gravité  fpécifique  du  régule  d'arfentc  eft  de  83.08  1 
celle  du  régule  de  nickel,  de  85.00  fuivant  Cron8edt,&  celte 
du  cuivre,  de  87.841  > 

(36)  »  Eft  femi-metallum  fragile ,  colore  aléa,  aialiqnam  ru-* 
j»  bedinem  inclinante,  denfum ,  fraêtura  nitens.  u  Wall,  Min,  17789. 
p.  188.  »  H<rç  heterogtnea  in  caufû  quoque  funt<ur  régulas  mut* 
•ytum  variez,  non  tantàm  refpe&a  fradLurax,  cujus  nttidula  fuper~ 
vficies  vel  litvis  eft  >  vel  Umellofa  ,  fed  etiam  ratione  coloris  alkidl 
v  qui  magis  minufve  flayet  vel  rubtUM  Sergnu  OpufU  U,  p.  234, 
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d'une  partie  de  ces  fubftances  (37)  :  malheureu- 
fement  la  plupart  cfentre  elles  9  &  fur-tout  le  fer» 
Parienic  ,  le  cobalt  &  le  cuivre  y  font  tellement 
unis  (38)»  que  ce  n'eft  qu'avec  la  plus  grande 
difficulté  qu'on  peut  parvenir  à  en  dégager  quel- 
ques-uhes ,  au  point  qu'après  un  bon  nombre 
de  calcinations  &  de  réductions  fucceflïves  (39)11 
M.  Bergman  convient  n'avoir  pu  réuffir  à  en  fé- 
parer  entièrement  le  fer  &  le  cobalt  (40). 


C370  Qa*l*  fi1  niccoïum  omnraô  purum  adeuratè  non  potuit 
i»  determinari ,  aàm  ftrrum  fcmpcr  prazfeas  ejufkm  quodammodo 
vconfitndat  proprietates.**  Bergm.  Opufc.  II,  p,\66. 

Ç38)  »*  Hune  perd  çat>t  credas  jam  purum  ejfe ,  nam  ufiulationt 
9»  lictt  vehemtntijfimâ  ,  quant  iiutijjimè  tortafuerit  minera ,  multum 
m  tamtn  fufphuris  &pr*firàm  arfenici  in  regulq  adhuc  reeonditum 
11  xtftritur,  prieur  cobaltum  &  ingentem  ferri  copiam ,  qua  pU- 
n  ramque  efficit  ut  magntti  fit  obfequiofus.  a  Ibid,  p.  234. 

(39)"  P°$  rtduStiontm  (feptimae  uftulationis)  infeoriis ,  ferrq 
fiplurimùm  contaminant ,  minutijfimus  invemtbatur  globulus ,  mz- 
fgneti  adhuc  obfequiofiw.  «  lbid.  p.  238*  M.  Bergman  rapporte 
ainû  le  réfultat  d'une  autre  expérience  :  »?  Hec  f  jtoafla  )  cam  bar 
v»  race  fufa  rtgulum  prétbuit  proprietatibus  gaudentem  niccolinit , 
"noiidum  tamen  omni  privât um  cobalto*  9*1  magntti  *dh*flt& 
1»  vt  quidem  poft  binas  in  acido  nitri  folutiones  ,  varia/que  redut- 
ntiêues  6r  eum  borate  infiitutas  fufiones,  forum  amfit*H  lbid, 
p.  245. 

(46)9»  Omnibus ,  quétjam  attulimus ,  expérimentât ,  rite  ptnfîtatis 
>*À4Md  dijpculter  eluctt,  perfeâam  niccoli  purificationem  &  om- 
>>ràmodam  hecerogeneorum  feparacionem ,  mediis  hue  ufque 
"cognitis  râ  &  ne  v\x  quidem  poffe  obtineri.  Jpfitm  fuiphur 
"tûlànationibut  &  folationibus  *grè  aufertur;  arfenicum  adhuc 
nfortiu  adktîti.  . .  .  cobaltum  pertioaciffimum^  reftat. . ,.  ut  8$ 
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Or;  en  attendant  que  toutes  les  expérience* 
qui  peuvent  fervir  à  constater  l'exiftence  de  ce 
nouveau  demi-métal  ,  aient  été  faites  fur  du  ré- 
gule- de  nickel  pur ,  &  non  fur  le  régule  mixte  qui 
en  porte  le  nom  ,  je  continuerai  à  regarder  les  f cu- 
ries d'un  bleu  d'azur  qu'on  obtient  (41)  ,  lorsqu'on 
réduit  la  chaux  du  kupfernïckel  avec  un  flux  vi- 
treux, comme  une  preuve  très-certaine  qu'il  con- 
tient du  cobalt ,  puiique  ce  demi-métal  eft  le  feul 
qui  ait  la  propriété  de  colorer  le  verre  en  bleu 
d'azur. 

Je  regarderai  comme  une  preuve  que  ce  ré- 
gule mixte  contient  du  cuivre  »  la  couleur  bleue 
qu'on  obtient  du  régule  de  nickel ,  lorique  *  après 
l'avoir  dûTous  dans  les  acides  vitriolïque ,  nitreux 
ou  marin  ,  on  reduTout  enfuite  par  l'âlkali  volatil 

h  optredoti  ingrat  fiijîcistzr  qatnrkai  cum  cobalto  Gmul  omna 
ttenMTau  nkcohmt.  Sa  iguar  femm  Jbùtn,  nfUns  (f  tjat 
ttaaaaûtaumxAta  certo*  limites  dimhtuere  non  potuimus,  tjxf- 

n  **  pr*fcmi*m  magatt  fatiUimi  pniit. c*uram  tuiaciu* 

tt&fafiaaû  iigicMlxat ,  pM  tù-  magis  crtfcsuu ,  quAtorqmttmr  mec- 
m  tolmm  <MH>,  mimmJè  taflaafr  Je.  fiparaado-  ftrrm  wix  mlUm  f*~ 
wiw«tfîyf««....«Bergin.Opufc.  U, p. 356  &  357. 

UO»r^*a*i»fi*ao.iafaa*>  faift.ru,  fafcU,„itTtfcta~ 
»  nias  &  nonnimquMn  etum  cœruleu  ,  acurrit  guAalat  aut.1- 

f  filT  C  imA'  mccoli>  ™^"  ****»*"  °*fiî«WW 
LZÏTr'  *"'  *■"■«■■«■*•*  W«  AT»  *tt-«M «to» 
fMWH.icotHmqw.  dédit  (àtuntè  «rrulnm.w liid.  p.  339, 


Cobalt.  141 

le  précipité  qu'on  avoit  obtenu  par  l'alkali  fixe  (42); 
car  le  cuivre  eft  la  feule  fubftance  connue  qui  ait 
la  propriété  de  faire  prendre  à  l'alkali  volatil  une 
très-belle  couleur  bleue*  à 

Je  regarderai  comme  une  preuve  qu'il  con- 
tient du  fer ,  l'aveu  même  de  M.  Bergman,  qui , 
de  tous  les  Chimiftes ,  eft  celui  qui  a  le  plus  tour- 
menté ce  régule ,  &  qui  convient  de  bonne  foi 
tju'il  eft  impoflîble  d'en  féparer  entièrement  ce 
«nétal  (43). 

Je  regarderai  comme  une  preuve  que  le  kup- 
fernickel  contient  quelquefois  de  V argent  ,  la  mine 
d'argent  dite  merde  d'oie ,  qui  n'eft  autre  chofe 
que  de  Y  argent  natif  capillaire  9  qui  fe  rencontre 
dans  certains  kupfernickels  effleuris  Scdécompofés, 
<ïe  couleur  brune  &  verdâtre,  comme  on  le  voit 
dans  quelques  mines  de  Saxe  ,  &  fur-tout  dans 

celles  d'Allemont  en  Dauphiné,  dont  M.  Sage  a 

lait  une  analyfe  trds-exafte  (44)* 


(4a)  Voyez  la  note  34  ci-deflu» ,  p.  13*7. 

(43)  Voyez  ces  aveux  de  M.  Bergman  dans  les  notes  37^ 
38, 39  &  40  qui  précèdent* 

.  (44)  Voyez  dans  fes  Mémoires  Je  Chimie  (p.  231  &  fuiv.  ) , 
J'effaide  la  mine  d'argent  merde-d'oie  d'Allemont.  CeChimifte 
«n  a  retiré  par  quintal ,  8  livres  d'un  mélange  métallique  com- 
pote de /er,  de  cobalt  &  de  cabre.  Ce  mélange  étoit  beaucoup 
flus  fragile  que  le  régule  de  cobalt  :  l'émail  vert  qui  le  couvroit 
deroit  fe  couleur  à  du  cuivre.    . 
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Je  regarderai  enfin  comme  une  preuve  que  le 
kupfernickel  contient  quelquefois  de  Vor,  celui 
*jue  M.  Sage  a  retiré  conftamment  des  kupfer*- 
nickels  de  Bibçr  en  HeflTe  &  d'Allemont  en  Dau- 
phiné  ,  &  cela  depuis  dix  gros  jufqu'à  cinq  onces 

par  quintal  (45)* 

M.  Bergman  nie  que  le  cobalt  (bit  uri  des  prin- 
cipes conftituans  du  nickel ,  &  la  plus  forte  raifon 
qu'il  en  donne ,  eft  que  ce  régule  diffous  par  un 
foie  de  foufre ,  en  peut  être  précipité  par  le  co- 
balt (46)  ;  mais  on  pourroit  nier ,  par  la  même  rai-» 
fon ,  que  le  fer  &  le  cuivre  fiffent  partie  du  régule 
de  nickel  ;  car  ces  deux  métaux  féparent  auffi  ce 


(45)  «Pour  déterminer,  dit  M.  Sage,  fi  le  kupfernickel  con- 
tient de  Pdf ,  il  faut  en  di  (foudre  le  régule  dans  de  l'acide 
**nitreux  précipité,  &  coupe! le. r  la  poudre  noire  qui  refte  au 
»  fond  du  vafe.  Le  grain  qu'on  trouve  fur  la  coupelle  eft  gris  * 
*»>  &  contient  de  Por  &  du  cobalt.  ««  Elém.  de  Min*  vol.  H  ,p*  94* 
Pour  avoir  cet  or  dans  toute  fa  pureté ,  il  faut  redîflbudre  fa 
bouton  dans  de  nouvel  acide  nitreux  :  il  fe  précipite  alors  une 
poudre  grife ,  qui ,  pafïee  de  nouveau  a  la  coupelle ,  préfente  un 
bouton  d'or  pur&  fous  fa  couleur  naturelle*  Oeft  faute  d'avoir 
connu  ce  dernier  procédé,  que  quelques  Chimiftes n'ont  point 
«trouvé  d'or  dans  les  kupfemickels  dont  il  s'agit. 

(46)*!  Cobalto  tx  /i épate  fulphurls  niccolum  folutam  précipita- 
'9%  tar ,  quo  igitur  jure  unum  iiemque  efle  poffitnt  f  «  Bergtn.  Opufc. 
II ,  p.  259.  Auflî  ne  dit-on  point  que  le  régule  mixte  de  kup- 
fernickel ne  foit  que  du  cobalt ,  mais  un  mélange  métallique 
qui  contient  du  cobalt  :  il  n'eft  donc  pas  étonnant  qu'il  fe  com- 
porte autrement  que  le  pur  cobalt,  foit  avec  les  acides  miné- 
raux, foit  avec  Paikali  volatil* 


Cobalt.  14^ 

régule  du  foie  de  foufre  qui  le  tient  en  diffolu- 
tion  (47)  ;  ce  qui  prouve  feulement  que  le  nickel  * 
ji'efl  ni  du  cobalt  pur ,  ni  du  fer,  nî  du  cuivre  purs, 
mais  nç  détruit  *  en  aucune  façon  ,  l'opinion  de 
ceux  qui ,  fondés  fur  des  expériences  tout  auffi 
certaines ,  le  regardent  comme  un  mélange  très* 
intime  de  ces  trois  métaux. 

Mais ,  quand  on  pourroit  démontrer  qu'il  n'exifte 
ni  cuivre ,  ni  cobalt  dans  le  régule  de  nickel  le  plus 
épuré  ,  il  fuffit  que  le  fer  s'y  décèle  alors  par  fes 
propriétés  ;  pour  tju'on  ne  puHTe  faire  de  ce  ré- 
gule un  demi-métal  particulier.  Cette  opiniâtreté 
reconnue  du  fer ,  à  ne  point  fe  féparer  du  régule 
mixte  qui  porte  le  nom  de  nickel ,  ne  peut  fe  com- 
parer qu'à  celle  avec  laquelle  ce  même  métal  ad- 
hère au  régule  mixte  de  manganaife  ;  auffi  M.  Berg- 
man croit-il  avoir  de  fortes  raifons  de  penfer  que 
ces  deux  nouvelles  fubftances  métalliques  ne  font 
peut-être»  ainfî  que  le  cobalt ,  rien  autre  chofe, 
que  différentes  modifications  du  métal  que  naus  ap- 
pelons fer  (48). 


*C47)  "Mccolum  folutum  htpatt  felino  fa  fi ,  pracipitari  potejl 
naddito  ferro,  cupro ,  fiarnio ,  plumbo,  immà  etiam  cobaîto.  Rç- 
fygulas  adquifttus  ferè  nunquam  magnéto  attrahitur  ;  fid  qui  ided 
$t  heic  omne  abejfe  ftrrum  crédit  ,  ft  ipfum  fallit ,  nam  idem  Àete* 
x»rogeneis  impeditntibus  rite  lîberatut  magnetis  imperiam  haad 
n  obfcuri  agnofiit.  ««  Bcrgm.  Opufc.  II ,  p.  246, 

(48)  »  Solum  itaque  jam  ferrum  reflat  &  fané  paria  taddnytt 


144  C  O  B  A  L  t 

Au  furplus,  le  kupfernickel  fe  trouve  avec  la  mihe 
de  cobalt  grife  (49)  ,  ou  dans  fon  voifînage ,  mais 
jamais  fous  une  forme  criftalline  déterminée  (50). 
On  le  trouve  enmaffes  folides  &  compaâes  (5 1)  , 
quelquefois  granuleufes  (52)  ou  feuilletées  (53)* 
-Quelque  chargé  qu'il  puiffe  être  d'arfenîc»  de  co- 


h  non  exigui  momenti  radones  faadent ,  &niccolum  ,&  cobaltum, 
»  &  magneftum ,  forfan  non  aliter  «t  divcrfas  fêrri  modifications 
99  cJfé^conjidiTanias.  *«  Ibid.  p.  260. 

(49)  Kupfernickel  mêlé  avec  miné  de  cobalt  Colide  Se  fahltrt\9 
oujmine  de  cuivre  grife  tenant  argent,  de  Saalfeld.  Ce  mor- 
ceau ,  donc  le  tiflu  eft  feuilleté ,  eft  parfemé  de  taches  irrégu- 
lières  de  diverfes  couleurs ,  dues  au  mélange  du  cobalt  avec 
le  kupfernickel.  Forft.  CataL  1772,  n°  521.  Autre  morceau  où 
le  kupfernickel  entremêlé  de  cobalt  forme  une  veine  entre 
deux  couches,  l'une  de  fahlertz  pur,  l'autre  de  mine  de  co- 
balt grife  folide  ;  de  Saalfeld.  Ibid.  û°  523.  Kupfernickel  avec 
mine  de  cobalt  folide  &  criftallifée  ;  A'Annaberg.  Ibid.  n°  527. 
Kupfernickel  coloré  comme  les  mines  de  cuivre  gorge  de  pi- 
geon ,  avec  mine  de  cobalt  grife  en  très-petits  grains.  Ibii, 
n°*  528-&0.  — r  avec  mine  de  cobalt  folide  &  mine  de  fer  faa- 
>  inique,  de  Biber  en  Hefie.  Ibid*  n°  531.  —  avec  mine  de  cobalt 
grife  en  criftaux  cubiques,  de  Schnéeberg.  Ibid.  n°  535.  —avec 
arfenîc  noir  &  mine  de  cobalt  folide ,  du  Ha rf^.  Ibid.  n°  538. 
Kupfernickel  ftrié  &  coloré ,  &  une  autre  variété  peu  commune 
en  ce  qu'elle  eft  mamelonnée  &  même  criftallifée.  Ibid.  n°  544. 

(50^  M*  deFourcroy  dit  cependant  qu'/7  ejlfouvtnt  criJlalMjV 
tu  cubes.  Leç.  élém.  vol.  I,  p.  51 1.  Si  cela  eft ,  il  eft  bien  éton* 
liant  qu'aucun  Minéralogifte  n'en  ait  fait  mention. 

(£ï)  Cuptum  niccoli  folidum.  Wall.  Min.  1778,  fp.  209,  aé 

(£2)  Cuprum  niccoli  granulare*  Ibid.  fp.  299 ,  b. 

, ,    (fi£)  QtpTwt  niçcçli  JjumQfim*  Ibft  (p.  *99  9  c- 

balt* 
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Volt, de  fer,  &c. ,  il  fuffit  qu'il  (oit  prive  de  fouixe, 
confïme  il  arrive  quelquefois ,  pour  que  M*  Berg- 
man le  décore  du  nom  de  régule  natif  de  nickel (5  4)4 

\jC]  En  Mine  secoîîdà^re. 

Espèce    VU 

Mine  de  cobalt  en  efflôrefcence ,  ou  fleurs  de 
Cobalt. 

Defcripc.  de  Min.  p.  2$f9  e/p.  V.  Cobaltum  caïci forme.  Cronfh 
5«  247,^.  Ochra  cobalti  &  ochra  cobaltigo.  Lfnn.  Syft.  nati 
Z768,  p.  193  »  n*  8  ;  8c  p.  195 ,  n°  15.  Cobald  minera  colore 

.  rubro  vel  fiavo  effiorefeens.  Walf.  Min.  1  edit.  fp.  235.  FIos 
cobalti  &  oc  Ara  cobalti.  Wall.  Mi/i.  1778 ,  fp.  297  &  298. 
Cobaltum  fitrilt.  Scop.  Princ*  min.  §.  296$  2.  Cobaltum  arfi- 
nicatum  naturale.  Bergnu  Opufc.  U  ,  p.  446  &  447. 

Les  mines  de  <¥>balt  fulfureufes  ou  pyriteufes  , 
en  fe  décompofant  dans  le  fein  de  la  terre  ,  don- 
nent naiflance  â  des  vitriols  natifs  de  cobalt ,  plut 
t>u  moins  mélangés  de  terre  martiale  ou  cuivreufe  ; 
mais  celles  qui  ne  font  qu1 arfenicalcs  patient,  à  mé- 
dire que  leur  minéralitateur  fe  volatilife ,  à  l'état  de 


(54)  n  Hoc  metallum  admûdàm  patch ,  in  officine  natura  aliit  ad- 
bmïxtum ,  reperitur ,  partis  tamen  indutum  faciebus,  Non  raro  na- 
»tivum9  pe/  pauxilh  fulphuris  adunatum ,  fimal  tamen  cumferroÈ 
tocoèalto  y  arfenico  intimé  conjun&um ,  adeà  ut  fuec  peregrina  mê* 
htalla  non  fine  multâ  difficaltate  fejungi  queant,  &  ferrum  ha** 
♦>  tenus  non  ni  fi  imperfeâtè.  «  Bcrgm.  Opufc.  II ,  p.  440. 

Tome  III.  Part.  III.  CriJI.  métal/.  K  . 
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chaux  pure ,  ou  mlnéralifée  par  l'acide  méphi- 
tique. 

Cette  dernière  fe  préfente  fous  une  forme  cris- 
talline rarement  déterminée  :  j'ai  cru  cependant 
yreconnoître  (55),  des  priimes  tétraèdres  ter- 
minés par  de$  fommets  dièdres  à  plans  rhomboï- 
daux  (  PL  Vil  >fig.  $5  &  j(T)  ,  ou  tétraèdres  à 
plans  rhombes  (PL  FH9fig.  37).  Ces  prifmes  qui 
font  d'un  beau  rouge  ,  &  plus  ou  moins  tranfpa~ 
rens ,  font  pour  l'ordinaire  raflemblés  en  mame- 
lons qui ,  dans  .leur  fraâure ,  paroiflent  (Inès  du 
centre  à  la  circonférence  ;  ce  qui  leur  fait  alors 
donner  le  nom  de  fleurs  rouges  de  cobalt  ttoi- 
lies  (56).  Souvent  ces  mamelons  font  fort  petits 


(55)  Effai  de  Criftallographie ,  p.  336*,  efp.  II ,  pi.  III ,  fig.  15. 

{56)  Mine  de  cobalt  rouge  à  fibres  divergenres.  Effai  de  CriJK 
îbid.  Weig.  trad.  alf.  p.  335;  Sage,  Elém,  de  Min.  Il, p.  95, 
jefp.  5;  Démette,  Lettres,  vol.  II, p.  146,  var.  3*  Ockra  cobatti 
rubra  iuiurata  radiata.  Cronft.  §.  248 ,  b.    Cobaltum  flriatum 
Rriis  friabHibus  è  centro  commuai  divergentibus.  Vogef.  Min* 
*p.  507.  Flos  cobalti  amianthiformis  jlriata.  Wall  Afin.  1  edit> 
fp.  235,  var.  I.  Ochra  cobalti  rubra  cryftallis  capillaribus,fitbpe//a- 
ci  dis,  longioribus,  è  Rappold  ad  Schneeberg.IAtoçh.  Born.  I,  p.  143. 
Rieurs  de  cobalt  étoiiées  d'un  rouge  pourpre ,  mêlées  de  fleurs) 
granuleufès  ;  de  Saalfcld.  Dtfcript.  de  Min,  p.  258 ,  u°  1.  —  étoi- 
iées rafiemblées  en  mamelons  aiguillés  du- centre  à  la  circonfé- 
rence ,  fur  de  la  mine  de  fer  fpathique ,  qui  a  pour  bafe  une 
'  mine  de  cobalt  grife  foiide  ,  avec  fon  enduic  fuperficiei  ;  de 
Biber.  Ibid.  n°  2.  —rouges  ftriées  en  petites  étoiles  bien  dif- 
tin&e*,  de  Thuringe.  Ibid.  n°  3*     étpiléea  couleur  de  rofe  vif, 


C  O  B  A  L  **  147 

&  tous  la  forme  de  grains  ou  de  boutons  veloutés  » 
d'un  rofe  pâle  ou  de  la  couleur  des  fleurs  de  pê* 
cher  ;  c'eft  ce  qu'on  appelle  fieurs  dt  cobalt  gra* 
nukufcs  (57)  ;  plus  fou  vent  encore  ils  fe  montrent 
fous  la  forme  d'une  pouffière  ou  (Tune  effloref* 


fcvecmine  de  cobalt  vitreufe  noire ,  fembïabïe  h  des  fcories;  de 
Saalfeld.  Ibid.  n°  4.  —  étoiiées  &  en  mamelons  d'un  rouge  pour* 
pre,  ftriés  du  centre  à  Ja  circonférence,  mêlés  avec  azur  de  cuivre  * 
fahlerti  &  mine  de  cobalt  grife ,  de  SaaJfefd.  Ibid.  n°  5.  —  étoi- 
iées &  crifcalIiTées  en  prifmes  tranfparens  couleur  de  rubis ,  de 
Saaffefd.  Ibid*.  n°  6.  Voyez  Forft.  CataL  1769,  n<>*  160,  161  * 
17 1 ,  176,  181 ,  182;  &  CataL  de  1772,  noS  466  &  fuiv» 

(57}  OcArû  cobalti  germinans  purpurea.  Linru  Syjl*  nat.  1768  g 
p.  195 ,n*  15*  Flos  cobalti  gtrminans.  Wall. Min.  1778, fp.  297, 
a,  Cobaltum  ochraceum  rubrum.  Carth»  El.  Min.  p.  $5,  fp.  4,  c* 
Ochra  cobalti  ruera  germinans  cryjlallis  capiilaribus  brevijfimis , 
in  ochra  cobalti  viridi ,  è  Saalfeld*  Litoph.  Born.  I  ,  p.  143* 
^—cryfiallifatafuperficialis  in  fpatho  ponderofo  albo.  Ibid.  —  cryfi 
tallis  capiilaribus  iu  galenâ,  ad  Sterling  Scoti**  Ibid.  II,  p.  144* 
Fleurs  rouges  de  cobaft  granuleufes.  Démefte ,  Lettres ,  vol.  II  ^ 
P*  145  j  var  *•  Ffeurs  de  cobaït  granuleufes  rouges  &  verdâtres 
fur  une  mine  de  cobalt  décompofée,deSchnéeberg*  Dtfcripudé 
Min,  p.  259  ,  n°  7.  —  granuleufes  d'un  rouge  pâle ,  mêlées  de 
quelques  fieurs  vertes,  fur  une  mine  de  cuivre  grife,  de  Thu- 
jznge.  Ibid.  n°8.  —  granuleufes  d'un  rouge  pourpre.  Ibid.  n°$  9 
&  10.  —  avec  azur  &  vert  de  cuivre ,  &  mêlées  de  cobair  gra- 
nuleux noir.  Ibid.  na  11.  —  granuleufes  d'un  beau  rouge  dans 
les  cavités  d'une  mine  de  cobalt  limonneufe  &  hépatique.  Ibid» 
ïr»  13.  —  granuleufes  du  rouge  le  plus  vif  fur  de  la  mine  de  fer: 
lfcatbique  grife,  de Biber.  Ibid.  n°  14.  Voyez Fovft.  CataL  1769  , 
to*  172 ,  175,  I79;&  celui  de  1772  ,nos 460, 473  &  475.  Fleur» 
granuleufes  rouges  en  végétation.  Ibid.  n?  562. 
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fcence  rougeâtre  (5  8) ,  &  quelquefois  blanche  ($9), 
à  la  furface  des  mines  de  cobalt  arfenicales  qui  fe 
décompofent  ou  déjà  décornpofées.  On  en  trouve 
même  de  couleur  noire  (66) ,  ou  en  maffes  fria- 

(58)  Ochra  cobald  pulvemlenta.  Cronft.  $.  448,  a.  Ochra  co- 
bald pulverea  fulva.  Linn.  Syft.  nat.  1768,  p.  193 ,  n°  8.  Flos  co- 
balti  fupcrficialis.  Wall.  Min.  1778,  fp.  297,  b.  Ochra  cobald 
rubra  germinans  pulverulentû ,  ai  Saalfeld  Éf  Schneeberg.  Litoph. 
Born.I,  p.  142.  Fleurs  decobaît  granuïeufes  fuperficieHes,d'uu 
rouge  très-pâle ,  fur  de  ïa  mine  de  cobalt  grife  mêlée  de  py- 
rites, de  la  Dorothée  à  Nîgelfdorf.  Defcripu  de  Min.  p.  260, 
n°  12.  Fleurs  rouges  de  cobalt  pulvérulentes.  Démefte ,  Lettr. 
vol.  Il ,  p.  145 ,  var.  1.  Voyez  Forft.  CataL  1769 ,  n°*  157  ,  158  ; 
&  celui  de  1772 ,  n<*  476 ,  478  &  fuiv. 

(59)  Ochra  cobald  alba  nafcitur  ex  ochrâ  cobald  germinante 
rubrâ.  Cronft.  obf.  ad  §•  248.  Ochra  cobald  alba  in  quarto 
tryftallifato ,  ad  Schneeberg  Sax.  Litoph.  Boni.  I ,  p.  140.  Je 
tiens  de  M.  Hamell  deux  échantillons  de  ces  flturt  de  cobalt 
blanches ,  l'un  defquels  eft  mêlé  de  fleurs  granuïeufes  couleur 
de  fleurs  de  pêcher. 

(60)  Cobaltum  calciforme  mardale  abfqut  arfenico  feu  minera 
cobajù  calciformis  puherulenta.  Ochra  cobald  nigra.  Cronft. 
$.  247, 1 ,  a.  — fuj'ca  friabilis,  ad  Saalfeld,  ad  Cumfdorf  &  ad 
Annaberg.  Litoph.  Born.  I,  p.  141.  —  nigrefcens  ad  Schneeberg* 
Ibid. —  nigra  puherulenta ,  ad  Saalfeld.  Ibid.  —  nigra  friabilis. 
Ibid.  Minera  cobald  fcori&formis  fpongiofa.  Wall.  Min,  1778, 
ïp.  296 ,  b.  Calx  cobald  nigra.  Bergm.  Opufc.  II ,  p.  447.  Mine 
de  cobalt  noire.  Démefte,  Lett.  vol.  II,  p.  147,  efp.  V,  Mine 
de  cobalt  noire ,  friable ,  cellulaire  &  fpongîeufe,  qui  noircit  les 
doigts  comme  de  la  fuie.  On  nomme  quelquefois  cette  variété, 
fleurs  de  cobalt  noires.  Cronftedt  la  compare  au  fafre  artificiel. 
Seroit-ce  le  fafre  natif  as  Woodward  CataL  exot.  t.  2,  part.  I, 
p.  27  ?  Defcript.  de  Min.  p,  2$2 ,  rj?  5,  Voyçz  Fwft%  Çatal9 
?7fy>  n*  i4$&fuiv. 
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blés  &  fpôngieufes ,  qui  tachent  les  doigts  comme 
de  la  fuie ,  &  qui  d'autres  fois  ont  aflez  de  con- 
iîfîance  pour  reflembler  à  des  fcories  (61).  Enfin 
celles  qui  préfentent  une  couleur  verte  (61) ,  font 
un  produit  de  la  décompofition  du  kupfernickel. 
On  appelle  mines  de  cobalt  molles  ou  terrew* 
fes  (63)  ,  celles  qui  font  dans  un  état  de  de'com- 


(60  Minera  cobalti  calciformis  indurata  ;  minera  cobalti  pp? 
trta.  Cronft.  $.  247, 1  ,b.  Cobaltum  fioriatum  feu  porofum  çlau- 
cefeens  fufeum.  Linn.  Syfl.  nau  1768,  p.  129,  n*  4.  Cobaltum 
feoria  fimik.  Gefn.  Cadm.  p.  17.  Minera  cobalti  feoritformit 
dura.  Wall*  Min.  fp.  296,  a.  Mine  de  cobak  vitreufe  noire  oit 
femblable  à  des  feories.  Defcrïpu  de  Min.  p.  260,  efp.  VI* 
nos  1-4  ;  Sage ,  Elém.  de  Min.  U,  p.  56,  efp.  VI»  Voyez  Fûift* 
CataL  1772,  n«  449. 

(62)  Ochra  capri  niktli  pnlvtrea  viriii  flapefieas.  Linn.  Syjfc 
pat.  17689  p.  193  ,  n°  5.  Niccolum  calciforme  vel  ochra  niccoli 
martialis.  Cronft.  $.  255,^,  1.  Niccolum  colore  viridi  effioref- 
tens,flos  niccoli.  Wai!.  Min.  1778 ,  fp.  300.  Niccolum  acido  aëreo 
mineralifatum.  Bergm.  Opufc.  II,  p.  440  &  441.  Ochra  niccoli 
rirefeens ,  è  Rappold  ai  Schnctbcrç.  Litoph.  Borti.  I ,  p.  146* 
Ochra  cobalti  flapefeem  &  vitidis,  ad  Saalfeld.  lbid.  p.  141. 
—fiapo-pirefeens  e-£>«c.  WiTtembtreylbià.  —  viridis  pulverultnta 0 
ai  Saalfeld*  lbid.  —  piridis  friabili*.  lbid.  —  piridit  indurata 
fiaSurâ  glabrâ.  lbid.  Mine  de  cobalt  verte.  Sage ,  Elém.  de  Min* 
II, p.  98, efp.  VII;  Déraeût  t  Lettres*  vol.  II,  p.  151,  efp.  VIIL 

C63)  Defcr.  de  Min.  p.  26$,  ef>.  VIL  Cobaltum  terreflre  fria* 

èile.  Carth.  EL  Min.  Cobaltum  facie  &confiflentiâ  terreâ.  WaîL 

Min.  1778  ,  fp.  298.  Flos  cobalti  cum  lapide  arenario  concrem. 

lbid.  (p.  297 ,  c.   Minera  arenacea  ex  flore  cobalti  cum  arenâ. 

Cronft.  $.  278 ,  c.  Ochra  cobalti  germinans  in  argillâ  indurata, 

êd  Saalfeld.  Litoph.  Born.  I ,  p.  142.  —  w  hpidt  arenuteo  gla- 

xr  ••• 
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pofitxon  complète  ,  c'eft-à«<lire  ,  à  l'état  de  chaux 
proprement  dite  ,  maïs  mélangée  de  différentes 
terres  métalliques  &  non  métalliques ,  &  fur-tout 
d'oçre  martiale  ou  cuivreufe*  Telles  font  les  mi- 
nes de  cobalt  terreufes  (64) ,  qui  portent  le  nom 
de  mines  d'argent  mcfdt  d'oie  (65) ,  lorfqu'il  s'y. 

tint  argillaceo.  lbid.  —  in  concrète  è  glandulis  cobalti  ochrateit. 
&  cupro  cinereo.  Ibid. —  in  ochrâ  cobalti  flavefeente.  Ibid.  p.  143» 
^  in  ochrâ  cobalti  fufcâ.  Ibid.  —  in  cancreto  ex  ochrâ  cobalti 
fufcâ»  cinereâ,  flavefeente  &  nigrâ.  Ibid,  — ./*  minera  cobalti  vi~ 
trtà ,  ad  Schneeberg.  —  in  ochrâ  cupri  ccwuUâ.  Ibid,  Mine  de 
cobaf  t  Hmonneufe  avec  des  efflorefeences  de  cobalt  couleur  de 
fleurs  de  pêcher  ;  de  Saalfeid.  Forft.  Cotai.  177a ,  n*  458.  Mine 
de  cobalt  fablonneufe,  avec  des  efflorefeences  de  cobalt.  Ibid» 
Xïq  459.  Mine  de  cobalt  hépatique ,  avec  fes  fleurs  9  azur  &  vert 
4e  cuivrq. 9  &c.  Ibid.  n"  489.,  503  &  fuiv. 

(64)  Mine  de  cobalt  argileufe  grife  &  de  couleur  o?ocre> 
dont  ies  cavités  font  remplies  de  fleurs  granuleufes  rouges* 
J)efiriptm  de  Min.  p,  264,  n<*  3  &  4.  Mine  de  cobalt  terreufe 
de  couleurs  variées,  où  dominent  le  rouge  &  le  brun.  La  partie 
jàe  cette  mine  la  moins  décompofée,  eft  parfemée  de  petits 
grains  luifans  de  mine  d'argent  grife,  d'Allemont  en  Dauphiné. 
C'eft:  une  efffèce  de  mine  d'argent  mcrdtr  d'oie ,  qui  contient  fou- 
irent de  l'argent  vierge  capillaire,  lbid.  n°  5  ;  &  p,  4?  >  efp*  XIV. 

■  (65)  Minera  argenti  mollior  divcrficolor  que  ah  aliis  minera  etr- 
-$enti  fiercoris  anferini  vocatnr.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  401 ,  eu 
Mine  d'argent  merde-d'oie.  Lebm.  Art  des  min.  trad.  franc. 
p.  11 5  \  Defeript.de  Min.  p.  3a,  efp.  VIH;&p.  33,nwi&a; 
Cage ,  Elém.  de  Min.  Il ,  p.  329  ;  Démefte  >  Lett.  vol.  II ,  p>  449 , 
«fp.  IX,  Lorfque  cette  mine  a  plus  de  conmtance,  Wallerius 
en  fait  une  nouvelle  efpèce  qu'il  déGgne  ainfî  :  Argcntumnaiiwm 
yel  mineralifatum  lapidibus  diverfi  coloris  mixtis  inherens  colore 
fiercoris  anferini  ;  muera  argenti  lapidea  fiercoris  anferini.  Ibid. 
fp.  400* 
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rencontre  de  l'argent  vierge  en  filets  capillaires  ; 
telle  étoh  encore  la  plus  grande  partie  du  cobalt 
qu'on  a  trouvé  dans  la  foffe  de  Chalances  aux 
mines  d'Allemont  en  Dauphiné. 

£Z>2    A    l'état    salin. 

Voyez  dans  la  première  'partie  les  combinat- 
Ions  des  divers  acides,  &fuc-»ut  de  l'acide  vitrio- 
lique,  avec  le  cobalt  &  le  nickel }  vol.  I ,  §.  XV11I  , 
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GENRE     VI. 
Mercure, 

*  9 

Espèce     I. 

Mercure  vierge  ou  coulant, 

fjydrargyrum  virgineum  feu  nuium fiuiiunu  Linn,  Syft.  naU  1768  * 
p.  119,  n°  i,  —~nudum  nativum.  Wolu  Min*  p.  26.  —  nudum^ 
Scop,  Princ.  mi/î.  J.  203, 1.  —  nativum.  Wall.  Afi/^  1778$ 
fp.  279.  i\i«rc«nai  native  yirgincus.  Cronft.  §.  217* 

JL  e  mercure  à  l'état  métallique  étant  toujours 
fous  forme  fluide  à  la  furface  de  U  terre ,  ne  pour^ 
roit  être  vu  fous  une  forme  concrète  &  criftallinç, 
que  dans  une  température  extrêmement  froide  » 
telle  que  celle  que  lui  ont  procurée  MM.  les  Aca- 
démiciens de  Saint-Pétersbourg  (1),  en  l'expofant 
à  un  froid  artificiel  de  1870  au-deflous  du  terme  de 
la  congélation  dç  l'eau  (i)  ;  il  eft  vraifemblable 

^—  1  «  1    ■        ■  1        1      ■  »  ■  «  ■      m  .  1  ■  1    ■    1  1      1  1  ■     1       ■   ^— ■— — ^ 

(1)  Voyez  les  détails  de  cette  expérience  dans  une  Differta- 
tîon  très-curieufe ,  intitulée  :  De  admirando  frigore  artificiali» 
quo  mercurius  eft  congelants,  &e.  au&ore  J.  A.  Braun,  TypU, 
Jcad.  Scient.  Pctropolit.  176a,  1V40. 

(2)  Buff.  SuppL  à  rpiji,  nau  vol.  II ,  in-tf  p.  6.  M.  Macquer , 
<3am  fon  Dictionnaire  de  Chimie ,  ne  porte  ce  froid  qu'au  I2fp  au 

de(Tou3  dç  z&t  du  thermomètre  de  R&umur, 
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que  le  mercure  criftalliferoit  alors ,  comme  la  glace  , 
en  dendrites  ou  ramifications  très-déliées  ,  corn- 
po fées  d'oâaèdres  implantés  les  uns  dans  les  au- 
tres. Ce  qu'il  y  a  de  certain  ,  c'eft  que ,  dans  ton 
amalgame  avec  l'or ,  Fargent  ou  le  bifmuth ,  il 
criftallife  en  oftaèdres  aluminiformes  très-régu» 
Jiers.  J'ai  même  déjà  fait  mention  (3)  d'un  amnU 
game  natif  <T  argent  &  de  mercure  ,  trouvé  dans  la 
mine  de  la  Caroline  à  Mufchel-Landsberg  ,  &  qui 
fe  voit  aujourd'hui  dans  le  cabinet  du  Roi  J'ai  re- 
connu dans  cet  amalgame  une  forme  criftalline  très- 
décidée»  c'eft-à-dire,  un  oâaèdre  aluminiforme 
de  la  grofleur  d'un  pois ,  tronqué  dans  fes  angles 
.fofides  &  dans  fes  bords  £  PL  Illyfig.  8  ). 

Quant  au  mercure  vierge  ou  coulant ,  il  fe  trouve 
dans  les  mines  d'Idria ,  SAlmaden  &  du  Palatinat, 
en  petits  globules  logés  dans  des  gangues  argi- 
leufes  ,  calcaires ,  fchifteufes  ou  quartzeufes  ,  &c» 
fouvent  entremêlées  de  pyrites ,  d'afphalte,  &  fur- 
tout  de  cinabre  folide  ou  criftallife ,  &  même  de 
mercure  doux  natif  (4.).  Je  pafle  aux  mines  de 

(3)  Voyez  dans  la  première  partie, les  combinaifons  du  mçr- 
curc  avec  différentes  bafes  métalliques,  auxquelles  i!  fert  en 
quelque  forte  de  minéralifateur.  Voyez  fur-tout  la  note  345  de 
la  page  420. 

(4)  Voyez  Litopb.  Boni.  I ,  p.  127  ;  Defcu  de  Min.  p.  209 , 
n°*  1-5;  &  ibid.  p.  205,  n°*  1,  2;  Forft.  CataL  1769,0^345- 
if8i  idem  1772,  nQ«  699-709;  idem  1780,  n"  895-899!, 
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£B1   En    mine    ancienne* 
E  s  p  k  c  e    II. 

Mine  de  mercure  fulfureufe ,  connue  fous  le 
nom  de  cinabre  natif. 

Cinnabaris  nativa.  Daïe  pharm.  p.  35.  Mercurius  fulphurt  mine- 
raiifatus.  Cronft.  $.  218,  B. — fulphurt  minerait  fatus  mintrâ 
rubrâ.  WaiL  Min.  17  78,  fp.  080.  Hyirargymm  minerali fatum 
pyriticofum.  Linn.  Syfi.  nat.  1768 ,  p.  119  ,  n°  3.  Hydrargyrum 
larvatum.  Scop.  Princ.  min,  p.  303 ,  2.  Mine  de  mercure  en 
cinabre.  Defcript.  de  Min.  p.  905,  efp.  III  ;  Sage,  £/4ff.  de 
itf mi.  II ,  p.  56 ,  efp.  H.  Cinabre  natif.  Démette,  Letu  vol,  II # 
p.  1 10,  efp.  IIL 

La  forme  criftalline  déterminée  de  ce  minéral  (5  ), 
paroît  dériver  du  tétraèdre  (P/.  /,  ./%%  /  ),  ou  plu- 
tôt de  deux  tétraèdres  joints  &  oppofés  par  leur 
bafe  (PL  I9fig*  $5  ).  Maïs ,  dans  tous  les  criftaux 
déterminés  de  cinabre  ,  que  j'ai  rus  jufqu'à  prév- 
ient y  le  fommet  de  ces  pyramides  étoit  tronqué 
plus  ou  moins  près  de  leur  baie  (PL  1 9  fig. 3G &. 
$y}.  M%  de  Born  cite  cependant  des  criftaux  de 
■ .    ■  ■  ■ ■  1       1  !        ■■« 

(5)  Cinabre  criftallîfé  tranfparent.  Eff.it  Cri/2,  p.  324,  efp.  I; 
Weig.  trad.  ail.  p.  319.  Mine  de  mercure  criftallifée.  Defcript.de 
Min.  p.  204  ,  efp,  IL  Hydnargyrum  cryftaUinunu  Linn.  Syft.  nat. 
1768 ,  p.  119?  n°2.  Hydrargyrum  cinnabaris  cryflàllifatum.  Ibid. 
îi°3,  yar.  y.  Minera  mercurii  indurata  cryflallifata.  CronfL 
$.  218,  B,  b,  4.  Cinabre  tranfparent  d'une  couleur  rouge  fem- 
Wable  a  celle  du  rubis.  Sage ,  EUm.  de  Min.  H*,  p.  56,  var.  x. 
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cînabre  sn  pyramides  triangulaires,  des  mines 
cTIdria  (6) ,  &  il  ne  dit  point  que  ces  pyramides 
fu  fient  tronquées  au  fommet ,  ni  même  qu'il  en 
ait  vu  d'oppofées  par  leur  bafe.  Quoi  qu'il  en  foit, 
j*ai  obfervé  fréquemment  dans  le  cinabre  natif, 
les  deux  variétés  fuivantes. 

Variété  /.  Deux  pyramides  triangulaires  équi- 
îatérales ,  tronquées  affez  près  de  leur  bafe  (7)  , 
par  laquelle  elles  font  jointes  Tune  à  l'autre  £an$ 
aucun  prifme  intermédiaire  (P/.  /,  fig.  3^). 

Ces  criiiaux ,  qui  font  d'un  beau  rouge  &  tranf- 
parens  comme  des  rubis  ,  feroient  à  huit  facettes, 
s'ils  étoient  folitaires ,  chaque  pyramide  étant  tron- 
quée parallèlement  à  fa  bafe ,  ce  qui  donne  un  plan 


(6)  Cinnabaris  folida  cryftaîlifata ,  cryftallis  pyramUatis  tri- 
gonis,  Jdria  in  Carniolâ.  Litoph.  Born.I,  p.  128.  L'exiftence 
du  cinabre  natif  en  tétraèdres  fimpîes  &  non  tronqués  efl  d'au- 
tant plus  vraifemblable ,  que  je  pofTède  des  crijlaux  de  cinabre  ar- 
tificiels en  tétraèdres  (impies  bien  déterminés ,  lefquels  m'ont 
été  donnés  par  M.  Pelletier ,  jeune  Chimifte  qui ,  le  premier, 
nous  a  fait  connoître  le  cinabre  factice  fous  fa  vraie  forme.  J  ufques 
dors  on  n'avoit  obtenu  ce  cinabre  qu'en  mafies  plus  ou  moins 
confafes ,  où  l'on  ne  diftinguoit ,  de  même  que  dans  les  criftaî- 
fHarioîK  artificielles  du  rbufredrde  Pantimome  cru,  que  des  af- 
finités prifmatiques  très-déliées ,  parafléles  012  divergentes  ;  ce 
qui ,  pour  le  dire  en  paflant ,  démontre  que  ces  formes  aiguil- 
lées font  rarement  caraâérrftiques ,  &  qu'elles  tiennent  prefqot 
toutes  à  fa  criftairifàtion  confufe. 

(7)  Effai  de  CriftaHographîe ,  p.  326,  pi.  VU,  fig.  8;  Dé* 
incite,  Lturts ,  vol»  II ,  p.  112. 
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triangulaire  ëquilatéral  ceint  de  trois  trapèzes  ;  mais' 
on  les  trouve  d'ordinaire  groupés  affez  confufé- 
ment  à  la  furface  &  dans  les  interfaces  des  mines  de 
mercure  en  cinabre  d'Idria  en  Carniole,  de  Mufchc£- 
Landsberg  dans  le  duché  de  Deux-Ponts ,  &  de 
Mocrfchfcld  dans  le  bas  Palatinat.  Communément 
ils  n'excèdent  pas  deux  à  trois  lignes  de  diamètre  , 
&  fe  trouvent  quelquefois  réunis  fur  le  même 
groupe  avec  la  variété  f  uivante  (8). 

Variété  2.  Les  deux  mêmes  pyramides  trian- 
gulaires tronquées,  féparées  par  un  prifme  court 
interaîédiaire  (9) ,  dont  la  forme  eft  auffi  triant 
gulaire  (/>/./,/#,  37). 


(8)  Mine  de  mercure  en  petits  criftaux  tranfparens,  d'un 
beau  rouge  de  rubis ,  formés  par  deux  pyramides  triangulaires 
tronquées ,  jointes  bafe  à  bafe ,  ou  féparées  par  un  prifme  in- 
termédiaire très-court.  Ces  criftaux ,  mêlés  de  mercure coulant  & 
d'afphake  en  grumeaux  d'un  noir  iuifant ,  font  de  MoerfchfeicT« 
Defcript.  de  Min.  p.  205,  n°»  I  &2.  Voyez  Forft.  CataL  177a, 
n°»  692-702. 

(9)  Effai  de  Criftallographie ,  p.  325 ,  var.  i ,  pL  VII ,  fig.  7  ; 
Démette,  Lettres,  voi.  II ,  p.  1 12.  H  eft  parié  dans  le  Catalogue 

.  de  M.  Daviia  (  vol.  U  ,  p.  382,  h°  138, 1)  «d'une  mine  de 
»  mercure  en  cinabre  avec  mine  d'argent  vitrenfe  crijlallifée ,  dont 
»  les  criftaux  groupés  enfemble ,  paroiflent  formés  d'un  prifme 
*>  triangulaire  très-court ,  terminé  par  une  pyramide  triangulaire 
«  dont  le  fommet  eft  tronqué,  u  Ces  criftaux ,  dont  la  defcrip- 
ijon  eft  exacte  ,  n'étoient  point  une  mine  d'argent  vitreufe, 
maïs  le  cinabre  même ,  (bus  la  forme  criftaiiine  que  je  viens  de 
décrire.  Ce  beau  groupe  fait  aujourd'hui  partie  de  la  riche  coi* 
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Le  plus  gros  criftal  que  j'aie  vu  de  cette  variété, 
porte  quatre  à  cinq  lignes  de  diamètre ,  fur  prefque 
autant  de  hauteur.  Il  eft  d'une  régularité  parfaite, 
&  groupé  avec  d'autres  moins  volumineux ,  fur 
un e..  mine  de  mercure  en  cinabre  folide  &  fans 
gangue ,  de  Mocrfckfeld.  M.  d'Aubenton  en  a  fait 
depuis  peu  (10)  Pacquifition  pour  le  cabinet 
duRoL 

Lorfque  ces  criftaux  de  cinabre  font  engagés 
dans  leur  gangue ,  de  manière  à  n'offrir  qu'un 
des  plans  reâangulaîres  du  prifme ,  il  eft  très-diffi- 
cile de  reconnoître  leur  véritable  figure  :  il  y  a 
même  lieu  de  préfumerqu'on  doit  rapporter  à  cette 
variété  les  criftaux  de  cinabre  en  cube  s,  Ae  MufchtU 
Landsbcrgj  cités  par  Cronftedt&  Linné  (i  i) ,  ainfî 
que  ceux  de  Siglisberg,  en  prifmcs  tétraèdres  tron- 


ieftion  de  minéraux  de  M.  Beflbn.  Au  refte,  il  eft  bon  d'obfer- 
ver  que  ces  criftaux  de  cinabre  ne  font  pas  toujours  tranfparens  ; 
on  en  voit  d'entièrement  opaques,  &  qui  imitent  aflez  la  cou- 
leur des  mines  d'argent  rouge  foncées ,  &  même  des  mines  d'ar- 
gent grifes.  Il  fuffit  alors  de  les  broyer  pour  reconnoître  le  rouge 
vif  du  cinabre. 

Cio)  Voyez  le  Catalogue  de  M.  le  Marquis  de  G*** ,  1780, 
tfi  319. 

(n)  Bydrargyram  cryftallifatum  cubicum.Lmn.  Syjl.  nau  1768 , 
p. Ilo,n°a.  Minera  mercurii  indurata cryflallifata cubica.  Cronft. 
J.  218  9  b  ,  4,  a.  Cianabaris  cryftallifata  cubica ,  ptlluciia ,  rubi* 
nto  colore.  Wall.  Min.  1778,  fp.  280,  g.  — cryjlallis  cubicis* 
èMicAaelisjlolinadSchtmnii,  Litoph.Born.l,p.  128, 
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çi/&  ,  décrits  par  M.  de  Born  (1 2).  On  en  peut 
trouver  auffi  dont  la  forme  foit  polyèdre  ou  in* 
déterminée  (13). 

Mais  il  eft  bien  plus  ordinaire  de  trouver  le  ci- 
nabre en  maffes  informes  ou  par  veines  irrégu- 
lières ,  dont  le  tiffu  eft  tantôt  icailUux  ou  lanul* 
hux  (14) /tantôt  granuleux  (15)  /tantôt  enfin  fo- 
lide  &  compaâe  comme  l'acier  (16). 

.•— — ■   ■  ■  ■         ■    1  ■  ■  ■  .      1  W 

I  '  • 

(12)  Cinnabaris  folida -cryflaUifata ,  cryjlallis  tetratdris  prifma* 
ticis  truncatis  ,  è  Siglisberg  ad  ScAenuiii.  Litoph.  Born.  I  9 
p.  128. 

(13)  — cryjlallis  pofyedris  ,  ex  Almaitn  ffifpani*.  lbid.  —  cryp 
taUis  pofyedris  aggregatis ,  ai  Schemmi.  lbid.  —  cryjlaUis  pofye* 
dris  cum  pice  mon  tan  â  nigrâ ,  in  faxo  mttallifero  ,  è.  Moerfchfeli 
Paladin  fer.  lbid.  II,  p,  139. 

(14)  Cinnabaris  nativa  cubis  minimis  compojita  vtl  fquamofa* 
Cronft.  §.  218  ,  b ,  3.  Cinnabaris  fquamofa.  WaH.  Min.  1778  9 
fp.  280,  c.  —  texturâ  fquamofa ,  fquamis  minimis,  è  Dumbrava 
Trû/7/z/vflni<c.Lîtoph.Born.  I,p.  128.  Cinnabaris lamellata.Scop. 
de  Hydrarg.  Idrienfi  ,  20  &  26.  —  è  Moerfchfeld.  Litoph,  Born.  ibid. 
-.fquamofa  in  argillâ  induratâ,  è  Wolffiein  Palat.  in  fer»  lbid.  II, 
p.  139.  Mine  de  mercure  en*  criftaux  informes,  de  Hongrie. 
Defcript.  de  Min.  p.  205,  n*  3.  Mine  de  mercure  en  cinabre, 
cellulaire  &  lameHeufe,  ou  en  criftaux  très-confus ,  d'un  rouge 
vif,  mêlé  de  pyrite  aurifère,  (de Rofttwu en  Hongrie.)  lbid* 
p.  206,  n°  1.  Voyez  Forft.  CataL  1772,  n°«  71c  &  7x1. 

05)  Cinnabaris  granulata ,  obfcuri  rubra.  Walf.  Min.  1778  * 
fp.  280 ,  d.  —  texturâ  granulata ,  i  Baboja  Tranfiiv.  &  i  SigUfr 
herg  ad  Scheumii*  Lkoph.  Born.  I ,  p.  128.  —  graniUatd  in  fax9 
métallifère ,  è  Moerfchfeld.  lbkL  II ,  p.  139. 

OQ  Çiiùiabaris nativa  taxturâ  chafybeâ*  Cronft.  $.  2x8 >£*  *• 
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Quoique  le  tiffu  du  cinabre  artificiel  Toit  Com- 
munément aiguillé  ou  ftrié ,  il  eft  très-rare  de  trou- 
ver ainfi  le  cinabre  natif  (17).  La  plupart  même  , 
des  cinabres  natifs ,  où  j'ai  vu  des  ftries  parallèles 
ou  rayonnées  du  centre  à  la  circonférence ,  m'ont 
paru  les  devoir  à  leur  mélange  avec  la  pyrite  mar- 
tiale ,  ou  avec  la  mine  de  fer  hépatique  ou  d'un 
brun  rouge  qui  provient  de  fa  décompofition  (18). 
Ces  cinabres  pyrluux  s'effleuriffent  facilement ,  & 
donnent  alors  naiflance  au  cinabre  en  pouffiirt 
cTun  rouge  vif,  plus  ou  moins  mélangé  d  ocre 


*—  compa9a  colort  fpadicta.  Wall.  Min.  fp.  a8o,  t.  — folida, 
uê  Sckmolnrr  Hung.  inf,  Litopb.  Born.  I,  p.  ia8.  — folidatex* 
tard  chalybtâ,  Idrue  in  Carn.  ibid. —  filida  cum  falphurt  nativ* 
pâtre feente  in  argillâ  induratâ,  Idri*.  Ibid.  II  9  p.  139.  — folida 

in  quart?*  pingui,  i  NtumarAet  CarnioU.  Ibid.  Voyez  Defcript. 

de  Min.  p.  206*  ,  n°»  a,  4—6;  &  Forft.  CataL  1711  ,  n«*  71% 

&  fuiv. 

(17)  Cînnabaris  natira  radiata.  Cronft.  §•  2l8,  b,l.  Cinna* 
haut  flriata.  Wall.  Min.  1778  ,  fp,  280  9  b. 

(18)  Mine  de  mercure  en  cinabre  {triée  d'un  rouge  brun  , 
dans  une  gangue  ferrugineufe ,  de  Wolfftein  dans  le  Pafatinat. 
Defcript,  de  Min.  p.  207  ,  n°  7.  Mercure  en  cinabre  brun  fonce 
ou  couleur  d'hématite  :  il  eft  pefant,  compacte  &  ftrié,  difpofé 
par  couches  avec  cinabre  fuperficiei  d'un  rouge  vif.  Ford.  ÇataL 
1769^°  250.  —  folide  &  criftaHifé  dans  fa  mine  de  fer  chargée 
d'un  côté  de  fleurs  de  cinabre  en  poufliôre  d'un  rouge  vif.  Idem , 
Citai.  1780,  ns  910.  —le  môme  mêlé  de  pyrites.  Ibid.  11*911. 
—  dans  la  pyrite  fulfureufe  qu'accompagne  une  mine  de  fer  bé» 

pati^ue ,  de  NPoIfltein.  IM.  n°  912, 
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martiale  ,  Se  qu'on  défigne  quelquefois  fous  le* 
noms  de  fleurs  de  cinabre  ou  de  vermillon  (19). 

On  trouve  »  dans  les  mines  d'Idria ,  le  cinabre  in- 
timement uni  à  des  gangues  fchifteufes  &  bitumi- 
neufes  qui  lui  communiquent  une  couleur  noire 
ou  d'un  brun  noirâtre  (20).  On  a  donné  le  nom 
de  korallen-errj  à  ceux  de  ces  morceaux  qui  s'élè- 
vent en  tubercules  lamelleux  très-friables  &  d'un 
noir  luifant  (21).  Quelques  Auteurs  parlent  auflï 


(19)  Minium  Plfnii  cV  Dxofboridis.  Cinnabaris  nativa  friabi- 
lité Cronft.  §.  218, 1 ,  a.  Cinnabaris  friabilis;  terreâ  ejî  confiften- 
tiâ,  ochr*  rubra  fimilis ,  interdum  faperficialiter  cinnabari  ftriataa 
ndhcerens ,  gravis,  digitos  inquinans.  Wall.  Min.  fp.  280 ,  a.  Cin- 
nabaris puherulenta ,  è  IVolfjlein.  Litoph.  Born.  I ,  p»  117.      fria- 
bilis ,  è  Schemnix.  lbid.  —  friabilis  fibrofa  ex  Almaden  Hifpani*. 
Ifaid.  -s-  friabilis  inquinans  in  gypfo  fpathofo ,  è  JVolfflein.  Ibid. 
p.  130  9  —  friabilis  fibrofa  in  gypfo  ponderofo.  lbid.  —  friabilis. 
fibrofa  fibris  concentrants.  Ibid.  Cinabre  en  poudre  d'un  rouge 
vif.  Sage,  Elêm.  de  Min.  vol.  Il,  p.  57 ,  var.  3.  Fleurs  de  ci- 
nabre en  pouffière  d'un  rouge  vif  ftrié  &  velouté,  mêlé  de  ci- 
nabre d'un  rouge  jaunâtre ,  dans  une  gangue  argifeufe  ,  de  Wolf- 
ftein.  Defcripu  de  Min.  p.  207 ,  n*  8.  —  ftrié  &  velouté  difpofé 
par  couches  concentriques.  Forft.  CataL  1769  ,  n°  249.  Voyé* 
auffî  Forft.  CataL  1772 ,  n°*  721-724  ;  &  1780 ,  n*  909. 

(20)  Mine  de  mercure  en  cinabre  dans  le  fchifte  bitumineux, 
d'Idria.  Forft.  CataL  1780 ,  n°  919.  Cinnabaris  terra  bolari  in- 
timè  mixta ,  homogenea.  Walî.  Min.  fp.  280 ,  /.  Cinnabaris  nigra 
phlogijlica  ,  ex  Idriâ.  Cronft.  J.  218.  Hydrargytum  petrofum  ±  6f 
minera  kydrargyri  pAlogijïica ,  ex  Idriâ.  Litoph.  Born.  I ,  p.  130*1 

(21)  Hydrargyrum  petrofum  homogeneum  friabile  nigrum  ,  tu- 
berculis  fabrotundis  foliaceis ,  nitidis  exafperatum  koraiienerzt. 
Scop.  de  Hydrarg.  Idrienf.  p.  19  ;  Litoph.  Born.  I,  p.  130.  Mine 

d'une 
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d'une  mine  grife  ou  noirâtre  ,  dans  laquelle  le 
mercure  eftminéralifé  par  lefoufre  &  le  cuivre  (22); 
mais  cette  efpèce  m'eft  auffi  peu  connue  que  le 
ci/taire  arfcnical  (23)» 

{C]     EN     MINE.   SfiCÔtfDAIftBé 

Espèce    III. 

Mine  de  mercure  cornée  volatile ,  ou  mercure 
doux  natif. 

Sêge9Elém,  de  Min.  vol.  Iî,  p.  60,  efp.  ÎIÎ;  UémeÛe  f  Lettres  , 
vol.  Il ,  p.  1 13  ,  efp.  V.  Hyirargyrum  acidis  vitrioli  &  falis 
mintralifatnm.  Woulf  Experim»  Lond.  1777 ,  in-40  ;  Bergm. 
Opufc.  Il,p.  423. 

Cette  mine  ,  découverte  depuis  peu  parmi  >les 
mines  de  mercure  en  cinabre  du  duché'  de  Deux- 
Ponts  ,  eft  du  mercure  fôlidifié  &  minéraliie  par 
de  l'acide  marin  avec  lequel  il  paroît  s'être  fublimé 

de  mercure  en  cinabre  avec  des  mamelons  de  fchifte  bitumi* 
totuXjdkecoralUn^erti,  à  Idria.  Forft.  Catal.  1780,  n°  920. 

(22)  Mtreurias  cupro  fulphurato  mineralifatus.  Cronft.  $**iç\ 
S.  Hydmgyrum  petrofum  crépitons,  Linn,  Syji.  nau  p.  120,  n°  5, 
Muera  mercarii  nigrefcens*  Wall.  Min.  fp.  281.  Mine  de 
mercure  grife.  Defcripu  de  Min.  p.  209 ,  efp.  V, 

(23)  Hydrargyrum  mineralifatum  arfenicale ,  folidum  glanda* 
iofoL  Limu  Sy jl.  nat*  176%  1  p.  120,  n°  4.  —  rubrum  arfenicale. 
Idem,  Syji.  nau  1756,  p.  175 ,  n°  2.  Mine  de  mercure  arfeni* 
cale.  Defcripu  de  Min.  p.  208 ,  efp.  IV.  Tel  eft ,  dit- on ,  le  cinabrt 
flu  Japon. 

Tome  III.  Part.  III.  Criji.  mitalL  L 
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dans  les  cavités  &  fur  les  parois  de  certaines  minet 
dp  fer  brunes  ou  hépatiques  >  de  même  que  le 
mercure  coulant  dont  cette  mine  eft  fouvene  ac- 
compagnée (24).  Sacriftallifation  déterminée  offre, 
jling  qu$  le  mrcufù  doux  artificiel  (25),  de  petites 
aiguilles  p rifma tiques  quadrangu lai res  aiguës  y  dont 
les  plans  font  des  rhombes  (PL  VU*  fig.  37). 

Ces  criftaux  qui ,  pour  l'ordinaire  y  font  petits  , 
&  d'une  figure  peu  diftinâe ,  varient  dans  leur 
tranfparence.  J'en  ai  de  blancs ,  de  gris ,  de  ver- 
dâtres  ;  mais  ces  derniers  ,  qui  m'ont  é%é  donnét 
par  M.  Beffon ,  paroiffent  devoir  cette  couleur  i 
de  Tocre  cuivreufe  verte ,  qu'on  obferve  fur  le 
même  morceau. 

<  On  doit  mettre  encore  au  rang  des  mines  de 
mercure  fecondaires,  les  amalgames  natifs  d?or% 
éT argent  ou  de  bifmuth  (26)  ,  qui  peuvent  fe 


(24)  Mine  de  mercure  cornée  ,  mêlée  de  mercure  coulant, 
chms  les  cavités  d'une  mine  de  mercure  en  cinabre,  de  Mu/ 
chei'Landfterg.'Foxft.  Catal.  1780  ,nQ  903*  —  Autre  où  le  mes» 
cure  corné  natif  eft  en  très-petits  criftaux ,  dont  1%  forme  eft  peu 
diftinâe.  lbid*  n°»  904  &  905. 

(25)  »  Cette  mine  4e  mercure  cornéç  a  d'ordinaire  pour  gangue 
»»  une  mine  de  fer  terreufe ,  dans  les  cavités  de  laquelle  elle  eft 
uprefque  toujours  criftaHifée ..  ..en  prifmes  à  quatre  pans  ter» 
»  minés  par  des  pyramides  tétraèdres ,  entières  ou  tronquée*.  « 
Sage ,  EUm.  de  Min.  voï .  If ,  p.  61. 

(26)  »»  Hydrargyrum  nativum  vix  alio  contaminandum  pereçriù 
V  métallo,  quant  forte  avrç  ,  argento  yel  yifmutho ,  qu*  natiua  w» 
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rencontrer  dans  le  fein  4e  la  terre  ;  Vithiopt 
minéral  natif  {ly^ ,  formé  pat  l'union  d'un  foie- 
de  (bufre  volatil  axec  quelques  globules  de  mer* 
cure  cqulaot;  &  enfia  la  «i**  d*  mercure  cornée 
brune  de  M»  Sage  (28)  »  qu'il  a  reconnue  depuis- 
pour  une  véritable  chaux  de  mercure  à  l'état  de. 
précipité  ptrfi ,  &  qu'il  nomme  en.  conféquenca 
précipité  pir  fi  natif.  Le  mercure  s'y  trouve  en 
partie  folidifié  par  l'acide  igpé  qui  le  minéralife ,  S; 
en  partie  à  l'état  de  mercure  coulant ,  le  tout  en- 
veloppé d'un  peu  de  terre  caJcaire  colorée  par  de 
la  terre  martiale.  Je  poflède  deux  échantillons  de 
cette  dernière  mine  *  en  maffes  informes  folides 
&  compaôes,  qu'on  prendroit  pour  une  mine  de 
fer  brune  ou  hépatique  ,  fans  leur  grande  pefan* 
teur  :  rien  n*indù]ùe  le  mercure  à  la  furface  de  ce* 
morceaux  ;  mais  il  fuffit  de  les  tenir  un  infiant 

s~s  

11  '.IMf    "    i*  '  >  '    "      ■  '  '    ■ 

♦  «■  #> 

»rart>  txiftant,  &-  quifaik  faàUiitàJiquiifi  métallo  folubilia.*€ 
Bergnu  Opufc.  B,  p.  40*  ^ÇfonjjL  $.  M7*  Amalgame  naturel  du 
mercure  avec  l'argent  f«  tup#  mine»  de  mercure  en  cinabre* 
DtfcnpU  de  Min.  p*  20^  &*•  o^pémsdU,  Ltttns ,  vol.  U  , 
p.  108,  efp.  II.     '* 
(37)  Démette ,  ibid.  p.  lia*  efp.  IV. 
(18)  Siemens  de  Minéralogie,  vol.  Il ,  p.  6a,  efp. IV;  De*- 
mefte,  Latns ,  vol.  II, p.  114,  efp.  VI.  Cronftedt  dit  qu'on 
trouve  quelquefois,  dans  les  mines  d'Idria,  le  mtteurt  v'urg*, 
dans  une  pierre  ollaire  noire  &  feuilletée ,  d'où  il  coule ,  foit  d* 
lui-même,  foit  après  l'avoir  échauffé  avec  la  main.  Mi/7.  §.217. 
Biais  les  morceaux  donc  il  s'agit  ici  font  folides ,  fie  nullement 
fcufllttâ, 

Lij 
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dans  la  main  ,  pour  le  voir  fortir  de  toutes  parts  en 
petits  globules  qui  groffiflent  tant  que  le  morceau 
reçoit  ce  degré  de  chaleur,  &  on  les  voit  rentrer 
dans  fon  intérieur  à  mefure  qu'il  reprend  la  tem- 
pérature de  l'atmofphère.  Ces  deux  morceaux  , 
&  un  troilième  plus  volumineux  que  poffede  M. 
Sage ,  viennent ,  dit-on  ,  des  mines  d'Idria  en 
Carniole,  que  quelques-uns  placent  dansleFrioul, 
&  Vautres  en  Cariothie. 

£2?J  -  A     V  £  T  A  T     S  1  I  I  V. 

Voyez  dans  la  première  partie  les  combinaî- 
lons  des  divers  acides  avec  le  mercure. 
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F  e  ». 

[X]     A     L'ÉTAT     MÉTALLIQUE. 

E  S  P  k  C  E     L 

Fer  malléable  natif  &  des  fourneaux. 

Ferram  nativum  feu  nudum.  Htm.  Syfl.  nat.  1768  ,  p*  136  ,  n°  K 
—  nudum  malhabile.  Carth.  EL  min.  p.  71  ;  Scop.  Princ.  min. 
5.  24a;  CharfetonOnomaft.p.  393;  Volkman,  Silef.  fubterr. 
p.  II,  c.  7  9  $•  4;  Richter.  Muf.  gen.  1,  tab.  VIII,  fîg.  1,  A.; 
Lehman,  $•  81  ;  Vogef  9p.  476,  $..  69;  Hamburg.  Magaz. 
tom.  VII,  p.  441.  Fer  vierge  ou  nati£  Defcr.  de  Min.  p.  101  , 
efp.  I  ;  Sage ,  Elém.  de  Min.  voL  H ,  p.  169 ,  efp.  I  ;  Démette  , 
Lettres,  vol.  H, p.  049,  efp«.L 

MM  .  Cronftedt  >  Wolteisdorf  &  Jufti  ont  nié 
Fexiftence  du  fer  natif,  &  elle  paffe  encore  au- 
jourd'hui pour  problématique  dans  l'efprit  de  plu- 
fieurs  Phyficiens  ;  cependant  Wallerius  dit  qu'oA 
en  trouve  de  cubique  au  Sénégal  (i) ,  &  qu'il  s'çn 


Cl)  Ferrum  nativum  cubicum  reperitur  ad  Sénégal  in  Jfritfr, 
ait  à  Mauritanu  plurima  ai  hoc  ferro  rudi  conficiuntur  yafa* 

Lnj 
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cft  rencontré  en  grains  polyèdres  près  $ Eîbcnftock 
en  Saxe ,  ainfi  qu'en  Stirie  (2).  M.  de  Born  cite  t 
dans  la  première  partie  de  fon  Catalogue ,  un 
morceau  de  fer  natif  {3)  -,  <ju*â  tenott  tie  fAcadé- 

m 


Confer.  Alïgem.Reifc.  tom.  II , p. 510;  Wall»  Min*  1778 , p.  233. 
ai  vu  quelques  échantillons  de  ce  fer  natif  du  Sénégal ,  appor- 
tés par  M.  Adanfon.  Leur  furface  étok  ocreufe  9  mais  fans  forme 
criftaUme  déterminée.  Voyez  ÇataL  de  M.  h  î&atnuis  AG*** 

3780,  n*  15& 

(2)  Su  m  Juec  grunuU  j>kr*mqtn  fl*pe]hentia>  nittntta  &  pê~ 
Jytdrica ,  politurA  nutem  colorait  ferreum  fufcipiunt.  Wall,  ibid» 
99  Hoc  quoi  defcripfi  in  Muff  Teffinitno,  ernt  gmtta  ferrea,  ma" 
»  gnitudine  pifi ,  ferra  gin  eum  >  quafi  aquà  humide  illinitnm\,  mah 
inhabile,  mintTétftm  adhétrem.  «Linrt.  Syft.  nat.  17689  p.  igf  , 
n°  1.  Mut  TeflT.  p.  56 ,  x.  Lehmann  dit  que  M.  Margrafif ,  célèbre 
"Chimifte  de  Berlin ,  pofède  un  morceau  de  fer  natif d'Eibenftocfe 
en  Saxe,  dans  lequel  on  voit  encore  les  deux  côtés  latéraux  ou 
Sifîères  du  filon.  » C'eft ,  dit-il ,  une  mine  de  fer  brune,  dans 
99  laquelle  on  voit  plufieurs  morceaux  afles  gros  de  fer  natif, 
»  attrrable  par  l'aimant ,  qui  font  flexibles  comme  du  fii  de  fer, 
»> s'étendent  (bus  le  marteau,  &c*«  Art  des  mines,  trad«  franc, 
p.  112,  M.  le  Baron  de  Dietrich ,  dans  les  Notes  fur  Ferbej, 
dit ,  au  fujet  de  deux  morceaux  de  fer  natif,  l'un  de  Stirie , 
l'autre  de  Johann-Geûfgenttadt,  qui  font  dans  le  cabinet  de 
Padoue  ;  »  L'Auteur  doute  ,  avec  ration  ,  que  ots  deux  niôr- 
»»ceaux  foient  du  fer  natif  :  ils  m'ont  auffi  paru  fort  fufpeâs; 
99 non,  ajoute-t-if ,  que  Je  révoque  en  doute  Pexiftence  du  fet 
%»  pierge  ;  j'en  fuis  au  contraire  très-convaincu»  M»  AfargrefT*o£ 
wfèdeun  morceau ,  dré  d'Eibenftock  en  Saxe,  qui  eft  encore 
«  renfermé  dans  fa  matrice,  compofée  de  grenats  d*étain«  Le 
m  mine  de  Orofcamfdcrf  fournit  auffi  du  fit  natif,  qui  eft  tout- 
**à  fait  malléable. «  Lut.  fut  CluU  p.  io&ao» 

C3)  Fsrr«iii  natiyuot,  tttt$6hmmê  malttaUh,  èftrM  ndutrê 


mie  métallurgique  de  Freyberg  ,  &  qui  s'eft 
trouvé  dans  un  filon  de  mine  de  fer  à  Grofcàmfdorf 
en  Thuringe.  11  exiïte  à  Paris  plufieurs  morceaux 
tant  de  ce  dernier  ,  que  de  celui  dont  le  do&eur 
Pallas  a  fait  la  découverte  en  Sibérie  (4).  La  ma- 
tièfe  vitreufe  que  celui-ci  renferme  ,  jointe  à  fa 
forme  cellulaire  &  déchiquetée ,  prouvent  qu'il 
doit  (on  origine  au  feu  ;  mais  on  n'a  pas  droit 
pour  cela  d'en  conclure  qu'il  foit  un  produit  dé 
■  ■  .  »     ■ 

ftrri  ad  Eifirnen  Joannts  ,  propè  Grofcamdorf  Saxonia;  donun\ 
étfcètrr.Jtdd.  mtàlturgie*  Frtf6ergthfl$+Utoph.'Èoni.li'p.  123. 
W.  Scopoti  décrit  atnfi  ce  morceau  :  »  Eft  ma  fa  ftrri  fubmalUa* 
h  Wis  ■>  hlnt  iriéèèthri  edfpttfa  >  êbfyki  ornai  lapide  adhérente  ;  tes- 
9*  tara  ferri  minime  pùrbfa ,  tftff  /triant  »  qualit  femper  in  pane  me* 
rttallicQ  ohfeiVafmr*  Partit  ejus  quidam  attraBtori*,  reliquaom 
9fkes,  demis  maffklis  othHctis ,  rettùffori*  fitnt >  cVe.««  Prfnc» 
min.  p.  IffS.  On  en  voit  un  très-beau  dans  le  cabinet  du  Roi* 
Sage 5  EUm.  de  Min.  Il,  p.  169.  Voyea ma  Defcripu de  Min. 
p.  102,  Do,  1  &  s;  Forft.  Catal.  177a,  n°  10*6;  Idem,  2780 1 
W*  1108&  1109. 

(4)  Cet  habite  Natufalittê  fa  trouvé  dans  une  montagne  voi- 
flhe  de  la  riVfere  de  Jthijei.  *  La  production,  dit-  H ,  de  cette 
femaflè  de  fer  ,  naturellement  malléable  >  intimement  mêlée 
f>é  comme  pëttfe  d'une  matière  vitreufe  Jaune  &  tranfpa- 
fc  rente ,  devient  problématique,  ip.  par  fa  grandeur ,  qui  étok 
hét  plus  de  tfoo  livre*:  2°.  par  la  pureté  &  la  duûilité  du  fer 
fcqu'èfte  contient;  fbn  alliage  intime  avec  la  matière  vitreufe  . 
h  5*.  pat  une  écofce  qui  eft  de  la  nature  des  mines  de  fer,  aê 
f»qui  femble  sRK>îr  revfttu  toute  la  marte.  <i  Obfttrâtions  fur  1% 
formation  des  montagnes ,  Pétersb.  1777  >  /tf-40 ,  p.  $5.  Vojtf* 
tmè  defcriptiûn  |Hus  d€tniUee  de  cette  mafle  de  fer  natif,  dana 
le  SmpfrL  *m  Journ.  de  Phyf.  ann.  1778,  p.  ift?  ;  &  ibid*  mot? 
d'août  dcl'annee  1776,^135*  .    # 

L  1T. 
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l'art  (5)  ;  &  il  prouve  au  moins ,  contre  l'aiTerrioii 
de  M.  de  Morveau  (6) ,  qu'il  peut  y  avoir  du  fer 
très-pur ,  très-duÔile  &  très-rpalléable ,  fans  avoir 
paffé  fous  le  rriaiteau. 

Le  fer  de  fonte ,  qui  eft  un  mélange  métallique 
&  non  malléable  de  zinc  &  d'aciçr  ;  Iç  régule  de  fer  f 
qui  eft  ce  même  métal  devenu  malléable  lorsqu'une 
plus  longue  fufion  Ta  débarraffé  d'une  partie  du 
zinc  qui  altéroit  fa  duÔilité  (7)  :  le  fer  de  fonte  , 


(5)  »  De  Siberico  (ferro  native)  etiam  num  difeeptatar,  cV  certk 
99  negari  non  poteft  quin  capitales  in  ferreâ  hacce  majplfufam  ne* 
»  feront  &  fpumefundi  quafi  inflawn;  paria  tamen  alla  moment* 
1*  haut  operatiooem ,  fi  unquam  loçum  habuit ,  fine  artis  ad  juta-? 
99  mento  fa&am  ionuert  videntur.  «  Bergm,  Opufct  II ,  p.  43a. 

(6)  m  Je  tiens  pour  conftant,  dit  M.  de  Morveau,  que  la  Na«r 
99  ture  n'a  aucun  moyen  de  produire  du  fer  pur  malléable  natif; 
99  que  s'il  fe  trouve  des  minéraux  qui  aient  en  apparence  ces  carac- 
»*  tères ,  ce  font  des  alliages  de  fer  &  d'autres  métaux-,  dans  des 
99  proportions  capables  d'opérer  la  ductilité.  Cette  affertion ,  con> 
9»tinue-t-il,  paroîtra  hardie,  après  ia  defeription  du  morceau 
99  de  fer  natif  de  Sibérie,  qui  fe  trouve  dans  le  Journal  de  Pbyr 
»>fique  du  mois  d'août  1776 ,  p.  135;  mais ,  pùifque  ni  le  fer  le 
w  plus  pur  9  ni  le  meilleur  acier  fondus ,  ne  font  malléables  qn'ar 
99 pris  qu'ils  ont  été  malles*  il  n'y  a  ni  dj  Ablution  humide,  ni 
» diflulution  par  le  feu,. qui  puifie,  dans  quelque  circonftance 
99  que  ce  foit ,  donner  une  malle  de  fer  pur ,  pourvu  de  cette 
91  propriété  ;  &  pour  cela ,  le  marteau  eft  tout  aujfi  nèceffaire  que  h 
»  main  du  cordier  pour  filer  une  corde.  «  Journ.  de  Phyfique,  non 
vembrei776,p.  351, 

* 

(7)  Quelle  que  foit  la  matière  que  M.  de  la  Place  introduit 
dans  ia  fonte  en  bain ,  &  au  moyen  de  laquelle ,  comme  le  conf* 
(Atent  les  expériences  faites  h  frtfon ,  il  ftbarnuTe  cette  font* 
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ts-)e*kfon  régule,  font  l'un  &  l'autre  fufceptibles 
de  criftallifation. 

M.  Grignon  ,  le  premier  qui  ait  décrit  &  donné 
la  figure  de  ces  criftaux ,  dit  »  que  la  fonte  de  fer 
»  grife  9  dans  fon  degré  de  perfeâion ,  donne  une 
»  criftallijation  très-régulière  ,  chaque  criflal  étant 

»  diflinà  &  ifolé que  chaque  criflal  efl  une 

»>  ejpice  de  pyramide  dont  la  bafe  efl  un  rhombe ,  le 
»  long  de  chaque  face  de  laquelle  font  appliquées 
*>  à  angles  droits  &  continuement  d'autres  pyra~ 
*>  mides  ,.  dont  la  bafe  eft  égale  au  diamètre  dm 
»  point  d'incidence  de  la  pyramide  principale  à 
»  laquelle  ils  font  attachés  ;  &  comme  les  dia- 
»  mçtrçs  diminuent  fpçceffivement,  les  pyramides 
»  du  bas  font  plus  groffes  &  plus  longues ,  celles 
»d9en  haut  plus  courtes  &  plus  déliées,  y  ayant 
»  une  jufte  proportion  entre  le  diamètre  de  la  bafe 
m  &  la  longueur  de  la  colonne.  Les  quatre  py- 
»  ramides  oppofées  cruçialement  font  >  ajoute-t-il  > 
m  en  tout  égales  entre  elles ,  &  fucceflivement 
»  viennent  aboutir ,  par  gradations  de  diftances  , 


■*■* 


des  matières  qui  altèrent  fa  duâilhé ,  l'éclat  que  répand  la  mafl* 
métallique  a  i'inftant  de  cette  opération  9  fembJe  indiquer  que 
la  matfére  introduite  par  M.  de  la  Place  agit  en  débarraflant 
très-promptement  le  fer  de  4a  portion  de  zinc  qui  y  demeura 
interpofée  lorfqu'on  le  traite  furvant  la  méthode  ordinaire  ;  ce 
qui  rend  la  découverte  de  TW.  de  la  Place  très  -  précîeufe  pour 
la  métallurgie.  Voyez  fon.  Mànoirç  fur  l'art  <k  mollifitr  &  A 
furifier  Us  fers ,  178a ,  /V40. 
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M  de  longueur  &  de  groffeur ,  fur  une  ligne  top* 
»  pofée  droite  &  oblique  au  haut  de  la  pyramide 
•»  centrale ,  dont  la  pointe  très-aiguë  eft  un  point 
»  de  mire  »  d'où  s'apperçoivent  toutes  les  pointes 
*»  des  pyramides  inférieures  ;  et  qui  confluât  cha- 
M  qitt  crifiai  de  fonte  groupé  régulièrement.  Les  pe- 
fc  rites  grottes  où  fe  font  formés  des  amas  de  cet 
t*  criftaux  ,  offrent  â  l'œil  *  armé  d'une  loupe  ,  le 
*>  fpeSâclê  d'tihe  petite  forât  métallique  »  compo 
v  fée  d'arbres  à  branches  quatemes  oppofées  (8)t  * 
"  Cette  defeription  eft  exaâe  »  à  cela  près  que 
M*  Grigtioh  donne  pour  tin  feu!  criftai  diflinS  & 
ifolé  i  ce  qui  èft  en  effet  un  groupe  *  non  de 
ïhomfos  appliqués  les  uns  far  les  autres ,  mais  de 
petits  àâahdtos  toujours  déetoiffarts  &  implantés 
tes  uns  dans  les  autres ,  tomme  on  le  voit  plus 
diftinôement  dans  l'argent  vierge  en  végétation  » 
de  S*ime-Mfitié-atix-Mines ,  dans  For  natif  en  dem 
dfitèS  *  de  Trârt filvânie  >  &  dans  les  criftallifetiofts  en 

grand  de  l'alun.  J*ai  des  ramifications  femblabies, 
non^feulêtrtent  dans  le  régule  d'antimoine,  où  elles 
ne  font  *  il  eft  vrai*  que  Superficielles  »  mais  en- 
core dânsdes  régules  d'éiain >  de  enivre  &  de  ptomèi 
Ces  dernières  mêmes  ne  cèdent  en  rien ,  pou* 
leur  grandeur»  leur  faillie  verticale  &  leur  régula* 


<$)  Mémoire  de  Phyfique  Air  l'art  de  fabriquer  le  fcr,p.  7* 
te  89,  pi.  II,  fig.  10-2* 


ihé  >  aux  plus  beMes  qtt^ic  obferv&s  M*  Oflgatti 
dans  tes  fonces  glifc»  de  fe*  fotaweauau  J*âi  même 
umfonu  iiuncht  dt  fir*  t}Ui  reffêfafete  fi  parfaite- 
ment à  l'argent  natif,  pat  &  coùteat  %  fes  ramifr- 
«alrtftS  Gompofêes  d\kteèdltè&*  qu'il  fetoit  trèS- 

&ôte  de  **y  méprendre  >  fois  foft  ô8ioh  trè^maN 
<quée  Ait  tebarteau  aûftamé*  EU*  efl  fefflblabte  ,  à 
la  coutettr  ptis  s  â  un  attire  Wioteeâu  que  je  tieAs 
de  M»  Grigttôfc  luÎHffléine i  fec  dans  lequel  la  fonte 
grife,  entttffiêlé*  d'un  lakitt  Hanc  qu'on  pren- 
drait p&tir  du  qUalt* »  eft  criitellifée  wr  pyràtoiiis 
qwutomgubtim  àftkVli&s  6-  irâttchues  (9) ,  mais 
«ton*  tel  branché*  latéfetes  ne  déeroiffeht  pas  toli- 
)oai%  auffi  régulièrement  qu'où  le  voit  dans  tes 
figura  publiée*  par  M»  Grignon ,  &  fur-tout  dans 
telle*  qu'il  arepréfetottte  greffier  eonfidérablemeiît 
4  k  leape  (iô> 

Le  même  ftiyflcieit  décrit  encore  tttt  aUtfe 
ttfciteau  qui  s'eft  ttouvé  niché  dans  une  tftafle 
As  fonte  fie  de  laitier ,  qui  étbit  reftée  en  firfïdh 

pèfeknt  pluOéurt  jours  »  6t  dont  le  teftoidiffemeftt 

dan*  te  fourneau  avoit  été  prolongé  pendant  plus 
4e  quinte»  *  Ce  «ioreeàa  »  dit-il  »  eft  irtégnlier  dan* 
*  Ion  enfembte»  3é  bftfe  éft  ettewe  àdhétént*  à 


,   GO  Diiariptio*  do  Mmtfroux  ,  p.  10a ,  n*  3  fc  4* 

(to)  Mtaofret  de  Phyfiqut  »  yf.  0,  !fe  H? ;  ft  fL  I0t » 
fcic.  C,  JD. 
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i. 

>>  des  parties  de  laitier  qui  forment  une  gangue 

»  artificielle  :  Ton  y  apperçoit  deux  criftaux  cubi- 
»  ques  de  régule  de  fer.  La  partie  du  milieu  s'élève 
»  comme  une  crête  de  coq  percée  à  jour  ;  elle  eft 
»  formée  d'une  multitude  de  criftaux  de  fonte  de 
y>fer.  Chaque  criftal  eft  compofé  de  plusieurs  autres 
»  groupés  régulièrement.  «  ....  M.  Grignon  dé- 
crit enfuite  ceux  de  ces  criftaux  branchus ,  qu'il 
appelle  Jimples ,  &  leur  forme  ne  diffère  en  rien 
de  celle  qu'on  a  vue  plus  haut  ;  puis  il  ajoute  : 
»  Quelques-uns  de  ces,  criftaux  font  furcompofés 
h  à  l'infini  y  c'eft-à-dire*  que  ce  font  des  groupes 
,  »  de  criftaux  réguliers  &  complus  ,  implantés  far 
»  les  pyramides  latérales  du  premier  criftaL  Ces  crif- 
»  taux  font  tous  abfolument  femblables  ;  ils  font 
*>  réguliers  dans  toutes  leurs  parties ,  &  s'il  y  en  a 
»  qui  diffèrent  entre  eux  »  ce  n'.eft  que  par  leur 
»  volume  :  ils  font  donc  parfaits  (i  i). 

Mais ,  quelque  réguliers  que  puiflent  être  ce* 
groupes  de  criftaux  de  fonte  de  fer ,  il  fuffit  qu'ils 
foient  branchus  &  articulés ,  pour  qu'on  ne  puifle 
les  confidérer  comme  des  criftaux  fimple?  &  cqui** 
plets%  Il  en  eft  d'eux  à  cet  égard, comme  de  toute 
autre  criftallifation  ramifiée  par  fqraddition  de  per 


(ii)  Mémoires  fur  des  criftallifation»  métalliques  artfBcieflet 
formées  par  le  moyen  du  feu*  Ibid,  p.  476  bis±  &  480 ,  pi.  XIII  9 
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txts  criftaux  implantés  les  uns  fur  les  autres ,  &  ; 
dont  les  divers  affemblages  tiennent  toujours  aux 
circonftances  locales  de  la  criftallifation.  Ces  cir- 
conftances locales  font  ici ,  de  même  que  dans  les 
criftaux  de  la  neige ,  la  grande  volatilité  du  diflbl- 
▼ant ,  c'eft4-<fire ,  du  principe  de  la  chaleur,  qui, 
dans  l'un  &  l'autre  cas ,  tient  les  molécules  criftal^ 
Unes  en  diffolutiôft. 

v  La  fonte ,  dit  ailleurs  M.  Grignon  ,  perd ,  pat  ■ 

»  \a  macération  qui  la  réduit  en  régule ,  fon  état  ' 

55  grenu  d'un  tiflu  lâche,  &  la  propriété  Je  crijlallifer 

5>  en  arbrij/eaux formés  par  des  pyramides  compofées 

5>  de  rkombes  articulés  ,  pofés  Us  uns  fur  les  autres  s 

55  alors  le  régule  forme  des  criftaux  qui  font  de? 

»  tétradécaïirts  >  dont  les  élcmcnsfont  des  cubes  9 

55  des  rhombes  &  des  fegmens  de  rkombes  ;  ou  il 

5>  criftallife  en  parallélipipldes  ou  en  cubes.  Ces 

»  criftaux  font  formés  par  des  lames  très-déliées  , 

»>  preffées  les  unes  fur  les  autres ,  d'une  couleur 

m  blanche  &  argentine ,  &  en  des  maffes  fouvent 

»  très-confidérables  (i  2).  « 

•    J'obferverai  ici ,  que  loin  que  le  fer  à  l'état  de 

régule  perde  ,  comme  l'affure  M.  Grignon ,  là 

propriété  de  criftallifer  en>dendrites  articulées,  u 

montre  encore  cette  même  forme  lorfqu'îl  eft  le 


•    (11)  Mémoire»  de  Phyfique,  p.  434  ,  p!,  I,  fig.  15  te  16; 
pl.UI,fi|.Xtt;*pl.XlH,fi*  i,ieu.*,      ■  %      .  i 
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plu*  put  poffiblô ,  c^ftràrdir^^  à  Tétat  dWe/v  J*aî 
des  culots  arrondis  de  régule  de  fer ,  dont  la  fur- 
face  eft  en  partie,  chargée  de  dandrttea  fiiperfi- 
cielle*  %  qui  fouvetn  s*enttelacwt  en  feçon  da 

M»  Gjrigoon  dit  enfin  que  br/qu\me  rafle  de 


(13)  »  Le  fer,  dit  M,  Mongez ,  donne  des  pyramides  fem- 
siblables  à  celles  du  cuivre;  mais  [il  arrive  très-fou  vent  que  les 
aiguille*  font;  ifolées  &  féparees  {es  unea  dea  autres.  Uatgcvà* 
sti'or  criftallifent  de  même;  feulement  la  pyramide  de  l'argenj; 
99  tft  plus  écraféeÂ  &  celle  de  For  p/aj  aiguë.  «  Jauni,  de  Phyf. 
juillet  1781 ,  p.  95.  Voyez  dans  le  même  Journal  (décembre 
3^779)  le  Mémoire  de  M.  Pafuroot  fur  la  criftaltifation  du  fer  : 
il  en  gftjke  que  ce  métal  criftallife,,  comme  les  autr.es ,  foit  er* 
cubes,  foit  çn  o3a.èdres  qui  fe  ramifient.  La  différence  qu'a  re- 
marquée M.  Mongez  entre  h  pyramide  de  l'or  &  cette  de  l'ar- 
gent, n'çft  due  qu'à  l'imperfeâion  de  nos  procédés  ;  car  IV  & 
l'argent  à  l'état  de  régule  ne  fout  point  différent  de  for  &  de. 
l'argent  natifs ,  dans  lefqueis  i'oâaé^dre  aiuminiforme  eft  trop 
kiencaraâérifë,pour  qu'il  foit  poffibfe  de  fe  méconnoftre.  J'ai 
leçu  de  M.  de  la  Tourette ,  Secrétaire  perpétuel  de  £  Académie 
de  Lyon ,  de  petits  criftaux  de  fer,  Q#aèdre$,foJitay;es  ougrou? 
pés ,  qui  fe  font  formés  par  fublimajjon  <fcn;  le.  grillage  d'une 
grande  maffe  de  pyrites  aux  fonderies  deSainbe).  Ceacriftaux* 
qui  n'excèdent  pas  fa  groffeur  d'une  tête  d'épingle*  font  <£une 
régularité  parfaite,  noirâtres  &  fort  attirantes  à  Paimanc;  mai» 
comme  ifs  fe  réduifent  en  poudre  fous  le  marteau ,  ils  qppartfei*- 
ment  yraifemblabfement  au  fer  oâaédre  non  malléable  de  Pefpècp 
Gavante.  Bf  •  feellerier  en  a  obtenu  de  femblabfea.  en  tcajtatt  de> 
la  limaille  de  fer  avec  du  fel  ammoniac ,  &  en  chaflant  ce  der- 
nier à  l'aide  d'un  feu  très-violent.  Voyez  auffi  dans  la  premiers 
rtie  (p«  393)>its<qriftaux  de  fer  attirantes  obtenus  par  M* 
duc  d'Ayen ,  en  traitant  Je  fo  avec  1'arôfe  nurâ, 


fer  greffier  ou  à  l'état  de  régule ,  eft  foumîfe  à  la 
chaufferie  à  un  degré  de  chaleur  afîez  vifpour  faire 
entrer  en  fufion  le  laitier  qu'elle  contient  intérieu- 
rement ,  &  que  les  molécules  de  fer  qui  lui  étoientf 
unies  ont  pu  fe  rapprocher ,  elles  prennent  une 
forme  régulièrç  dans  ce  laitier;  qu'alors  fila  chaudç 
eft  forcée,  8ç  qu'elle  crève  fous  te  marteaq* 
il  s'échappe  des  groupes  de  cçs  criilaux  >  que  le$ 
forgçrons  nomment  grumillons  (14)  ;  qu'au  coi* 
trairç  ,  fi  la  chaude  eft'  rani^ffée  adroitement  ,  lç 
laitier  fue  à  travers  Içs  porcs ,  les  criflaux  deviçn-i 
lient  irréguliers  par  h  prefïipn  qu'ijs  reçoivçp$ 
dans  leur  état  de.  mollefte  ,  &  s'unifient  en  tou* 
fens  pour  forme;  I3  barre  ,  laquelle  é$ant  caflee  % 
préfente  des  faces  brilfciue*  ,  des  angles  $c  des  ca» 
vices  qui  ne  font  que  les  ûjrfaççs  dç  cç$  çjiâ?qx, 
Yus  en  différens  kns  (1 5). 

(14}  Par  la  figure  que  M.  Grignon  donne  de  ces  criftaux  dans 
leur  groffeur  naturelle ,  PL  II F,  fig.oo,  8c  groffis  confidérable* 
Meoi  à  ta  loupe,  ibid.fig.  17  &  18,  on  voit  qu'ils  refiembleju: 
parfaitement  à  ceux  de  la  mine  de  fer  grife  &fpéculaire  de  Fra* 
taont  ;  c'eft- à-dire  que  ce  font  deux  pyramides  hexaèdres  troiw* 
quées  plus  ou  moins  près  de  leur  bafe ,  d'où  réfuke ,  pour  chaque 
pyramide  tronquée ,  un  hexagone  régulier  ceint  de  fix  trapèze* 
enbifeau(P/.  «,Jfc.  40  #41). 

(15)  w  J'ai  trouvé,  dit  encore  M.  Grignon ,  dans  des  mafles 
** de  laitier  de  chaufferie,  des  groupes  confiderables  de  ces  cri£ 
m  taux,  formés  pat  des  parties  de  fer  qui  s'étoient  échappées 
»avec  lui  par  le  chio ,  &  qui  avoient  criUatlifé;  dans  le  laitier^ 
r» comme  dans  leur  rtffQlyâju  naturel...,.  Ces  ci ^44  d^ fer 


ij6  Fer. 

E  s  p  è  c  m    IL 

.  Fer  à  l'état  métallique  non  malléable ,  ou  êthiop* 
martial  natif. 

S'il  efl:  très*râre  de  trouver  dans  la  Nature  le  fer 
duSile  &  malléable  ,  il  n'en  eft  pas  ainfi  d'un  fer  à 
fétat  métallique  ,  fragile  &  caffant  fous  le  mar- 
teau, &dont  le  principe  mitallifant  ne  peut  être 
dégagé  par  les  acides,  qui  n'exercent  fur  lui  qu'une 
aâion  prefque  infenfible.  Ce  dernier ,  qu'on  a  dit 
être  minéralifé  par  un  peu  de  foufre,  quoique 
Tanalyfe  n'ait  pu  jufqu'à  préfent  en  extraire  le 
moindre  veftige  (i6);ce  dernier,  dis-je ,  re- 
monte à  une  époque  antérieure  au  foufre  même, 
jpuifque  celui-ci  doit  fon  origine  à  l'eau-mère  des 

criftallilations  primitives  (17)  ;  tandis  que  le  fer 

1 .  ...   

»»font  rarement  bien  réguliers, parce  que  le  feu  qui  leur  donne 
»>  naiflance  les  fond  enfembie ,  mutile  leurs  angles  par  l'aâion 
t»  qu'il  a  fur  leur  fubftance*  Les  plus  réguliers  m'ont  paru  des 
9f  polygones  hexaèdres ,  formés  de  plufieurs  rhomboïdaux  unis  pal 
t»  leur  grande  face.  «  Ibid.  p.  79  &  8a  La  fonte  blanche  affeûant 
Couvent ,  dans  fes  cafluresj,  la  forme  rhomboïdale ,  M.  Grignon 
en  a  conclu  que  toutes  les  formes  criftallines  du  fer  à  l'état  mér 
tallique,  dérivoient  du  rhomboïde,  quoiqu'elles  ne  foient  toutes 
que  des  modifications  du  cube  ou  de  Yo&aèdre. 

(16)  Minera  attraStiles  cV  retraSori*  quamvis  fulphure  car  tant 
h  uberiore,  inqainamento  tamen  vix  unquam  defiituuntur ,  menjlruis 
9>  nihilominks  ex  Mis  Aujus  materi*  ni  Ail  extricare  potuimuu** 
Bergm.  Opufc.ll,  p.  433, 

(17)  Voyez  l'Appendice  à  la  feconde  partie  y  p.  563  &  587. 

noirâtre 
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noirâtre  &  fort  attirable  à  l'aimant,  s'il  n'eft  aimant 
lui-même ,  fait  partie  de  ces  mêmes  roches  pri- 
mitives tant  du  premier  que  du  fécond  ordre  ,  & 
qu'il  s'y  trouve ,  non  par  filons  ,  mais  par  couches 
plus  ou  moins  épaiffes  »  ou  difféminé  dans  leur 
fubftance. 

'C'eft  ce  fer  primitif  phlogiftiqué  qui  teint  en 
vert  &  rend  attirables  à  l'aimant  ceux  des  granités 
qui  en  contiennent ,  les  ophites  ouferpentins,  lesyir- 
ptntints  ,  les  mica  ,  les  pierres  ollaires ,  &  même 
certains  marbres  primitifs.  Il  fe  rencontre  dans 
toutes  ces  roches,  tantôt  en  criftaux  folitaires  (  1 8) 
&  déterminés  ,  enfevelis  dans  ces  mêmes  roches 
à  la  manière  des  fchorls  &  des  grenats  que  fouvent 
il  accompagne ,  tantôt  en  malles  plus  ou  moins 
con/îdérables ,  dont  la  criilallifation  eft  ou  indé- 
terminée, ou  tout-â-fait  confufe.  Dans  le  premier 
cas  ,  c'eft  : 

Le  fer  noirâtre  oâaèdre  attirable  à  l'aimant. 

Ftrrum  tejfulare  feu  cryjlallifatum  retraStorium  filitarium.  Limu 
Syft.  rtat.  1768  ,  p.  136,  n°  2,fig.  13.  Minera  ferri  calciformis 
Marata  oSaedra.  Cronft.  §.  203,  e,  i.  Ferrum  calci forme 
cryfLalUnum.  Scop.  Princ.  min.  $.  244 ,  a.  Minera  ftrri  cryf- 
tallifata  oSaedrica,  figuré  aluminari,  colon  nigro.  Wall.  Min* 
1778  9  fp.  322 ,  a.  Minérale  fuecicum  o&aedrum ,  Idtve,  fpUn* 

(lV)  »  Hoc  magnitudine  fitpius  nucis  coryli ,  o&aedrum  alu- 
»jr*aij  figura  ,  ex  triangulis  planis  080,  folitarium ,  fuperficle 
**nuJA ,  idtidâ ,  nigrâ  :  intégra  cryjlallus  efl,nec  adharendo  muti- 
nlata.it  Unix.  Syft.  nau  1768,  p.  136. 

Tome  III.  Part.III.  Crijl.  métall.  M 
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iens ,  coloris  ferraginei.  Dan*  Major.  Eph.  Nat#  Cur.  Dec.  f  y 
•  ann.  m,  obf.  52  ;  Cappelf.  Prodr.  cryfi.  p.  31.  Mine  de  fer 
oâaédre  alumipifonne.  Eflai  de  CrifL  p.  354 ,  efp,  I ,  pi.  VI, 
fig.  1  &  2;  W(eig.  trad.  ail»  p.  353 ;  Defcr'yu  de  Min. p.  104, 
efp.  II  ;  Sage ,  Elém.  de  Min.  II ,  p.  171 ,  efp.  III  ;  Démette  , 
Lettres  •  vol.  11  ,p.  251 ,  efp.  IL 

Sa  forme  criftalline  déterminée ,  régulière  & 
complète ,  eft  l'oâaèdre  aluminifonne  9  terminé 
par  huit  triangles  équilatéraux  (PL  III ,  fig.  1  )• 
Le  plus  grand  des  criftaux  folitaites  que  je  pof- 
fède  de  cette  efpèce ,  a  plus  d'un  pouce  de  dia- 
mètre de  l'extrémité  d'une  pointe  à  l'autre  ;  il 
-vient  des  mines  de  Suède  où  Ton  trouve  fréquem- 
ment Tune  ou  l'autre  des  variétés  fuivantes* 

Variété  1 .  L'oâaèdre  alongé  ou  cunéiforme  » 
chaque  pyramide  étant  compofçe  de  deux  trian* 
gles  alternes  avec  deux  trapèzes  (PL  III \  fig.  a). 

Variété  2.  Segment  d'oàaèdre  qluminiforme  , 
dont  deux  faces  oppofées  font  hexagones  9  2c  les 
fix  autres  des  trapèzes  alternativement  inclinés  en 
fens  contraire  (PL  III \ fig.  iz  )• 

Variété  3.  Uoâaèdre  aluminifonne  paffant  au 
parallélipipède  rhomboïdal  par  la  juxtapofition  de 
lames  triangulaires  équilatérales  toujours  décroîf- 
famés,  fur  deux  faces  diamétralement  oppofées  de 
cet  oôaèdre.  Par  cet  alongement ,  les  faces  de 
l'oâaèdre  deviennent  des  pentagones  irréguliers  9 
i  l'exception  des  deux  petites  oppofées  qui  relient 
triangulaires  {PL  III ',  fig.  cj).  J'ai  ces  trois  variété* 


9  ë  ju  i?0 

ftft  criftaux  fôlitaîres ,  &  quelquefois  groupés ,  de- 
puis la  plus  extrême  petiteffe  (19),  jufqu'à  cinq 
eu  fix  lignes  de  diamètre.  On  les  dégage  facile- 
ment de  l'intérieur  des  ftéatites  qu  pierres  ollaires 
de  l*ile  de  Corfe ,  qui  leur  fervent  de  gangue  (10); 
&  dans  lefquelles  Us  font  enchatonnés ,  de  même 
que  le  font  ailleurs  dans  ces  mêmes  roches  *  le* 
grenats ,  les  fchorls  &  les  tourmalines. 

Variété  4.  L'oâaèdre  aluminiforme  paffant  au 
.  dodécaèdre  à  plans  rhombes ,  par  la  juxtapofition 
de  lames  triangulaires  équilatérales  toujours  dé- 
croiflàmes ,  fur  les  huit  faces  de  l'oâaèdre  pri- 
mitif. Lorfque  la  furaddition  des  lames  triangu* 
laires  s'eft  faite  également  fur  toutes  le*  faces  * 
jufqu'au  point  central  de  chacune  d'elles  ,  on  a 

(lç)  Ftrrttm  retrtâforium  tryfUlli fatum,  oêtaedrum  tryflallis  mit 

mimis,  ad  Bernflcin  Htingari*.  Lkoph*  Bôrn.  II,  p.  13$.  M.  de 

Born  m'écrit  que  ces  criftaux  fe  trouvent  anffi  à  Iglau  en  Mo* 

ravie  ,  aux  ufinès  du  comté  de  Harrach  i  maïs  fi  petits  qu'on 

lie  peut  diftinguer  leur  figure  qu'au  microfcope»  J'en  ai  de  cent 

petiteffe,  dans  une  pierre  ollahre  grife  de  l'île  de  Corfe,  donc 

la  fuperficie  eft  en  quelque  forte  hérîffée  par  les  pointes  de  ces 

Cfifiaux»  J'en  aï  suffi  dans  la /Watite  blanche  d'Efpagne,&  dans 

des  morceaux  de  mçrbre  blanc  de  Carrare  :  Hs  y  forment  ces 

veines  brunes  qui  déparent  quelquefois  nos  plus  belles  ftacues* 

(ao)  Terrain  refraSorium  cryftallifatum  cryjialiis  oêiaedris  ar- 
§iliâ  induratâfiffili  infldaitibus ,  ex  Haagenfiein  Moravia*  Litoph» 
Jfonul,  p.  1*5»  — in  faxo  i  quarto,  mica  &fleatite ,  è  Bisèefg 
Suecut.  Ibid.  Mine  de  fer  oôaèdre  en  petits  criftaux  lifles ,  d'un 
gris  noirâtre ,  épars  dans  une  gangue  talqueufe  ou  efpéce  de  colu- 
krine  feuilleté*  de  111e  de  Corfe.  Dtfcr*  dt  Min.  p.  105,  n°j. 

Mîj 
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le  dodécaèdre  à  plans  rhombes  (  PL  IV>fig.  1 06e) , 
qu'on  ne  diftirigue  de  celui  du  grenat ,  que  par  fes 
ftries,  qui  forment  des  fuites  de  triangles  tou- 
jours décroiffans ,  &  non  des  carrés  comme  dans 
le  grenat. 'Mais ,  fi  la  juxtapofition  des  lames  trian* 
gulaires  s'arrête  avant  d'avoir  atteint  le  dernier  de- 
gré de  petiteffe  9  il  en  refaite  un  polyèdre  à  vingt 
facettes  9  dont  douze  font  hexagones  &  les  huit 
autres  triangulaires  équîlatérales  {PL  IV \  fig.  Gg)  ; 
c'eft  alors  un  dodécaèdre  tronqué  plus  ou  moins 
profondément  dans  fes  huit  angles  folides  ob- 
tus (21).  Enfin,  fi  la  troncature  étoit  fort  pro- 
fonde 9  on  auroît  encore  un  polyèdre  â  vingt  fa- 
cettes ,  mais  femblable  à  l'oâaèdre ,  dont  les  douze 
arêtes  font  légèrement  tronquées  (P/.  IH*fig.  7). 
Je  poflede  un  morceau  de  fer  noirâtre  folide 
&  très-attirable  à  l'aimant ,  des  mines  du  Bannat 
de  Témefvar,  lequel  préfente  dans  une  de  fes 
cavités ,  la  féconde  des  modifications  de  cette 
quatrième  variété  ;  la  troifième  m'a  été  donnée 
par  M.  Faujas  de  Saint-Fond ,  qui  Ta  ramaflee  avec 
plufieurs  autres  criftaux  de  fer  o&aèdres ,  dans  le 
fable  du  ruifieau  d'Expailly  (12). 


.  (21)  Depuis  Fimpreffion  de  mon  fécond  volume,  M.  fe  Dru 
fils  m'a  donnéun  fchorl  ou  grenat  brun  ,qui  a  précifément  cette 
même  forme  :  j'en  ai  même  rencontré  un  fécond  parmi  des  crif- 
taux bruts  de  tourmaline  de  Ceylan. 

(aa)  M.  Faujas  de  Saint-Fond,  dans  fes  Rechercfos  fur  lc% 
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"Le  fer,  dans  ces  criftaux,  eft  tantôt  apparent, 
noir  &  luifent  à  fa  fuperficie  (23) ,  tantôt  revêtu 
tTune  croûte  talqueufe ,  brunâtre  ou  verdâtre  *  plus 
ou  moins  épaifle  (14),  au  point  qu'on  les  a  pris 

yolcans  éteints  du  Vtvarais,  parie  de  ces  criftaux  de  fer  oâaèdres 
qu'on  trouve  parmi  le  fable  ferrugineux  à  gros  grains ,  mêlé 
d'hyacrates  &  defapbirs,  du  ruifleau  d'Expailly,  près  de  la 
Tille  du  Puy.  »»Ces  criftaux,  dit-il  ,  font  fembiables  à  ceux 
yy  qu'on  trouve  ifolés  en  Corfe  dans  une  gangue  talqueufe.  •* 
VqU.  du  Vw.  p.  186.  Il  eft  aifé  de  voir  que  le  fable  de  ce  ruif- 
feau  n'eft  compofé  que  du  débris  des  rocbes  feuilletées  primi- 
tives qui  contenoient  ces  byacintes ,  ces  faphks  &  ces.  criftaux 
de  fer  oâaèdres. 

(23)  Fcrrum  tejptlare  dtcorticatum  nudum.  Linn.  SyfU  nat.  1769, 
p.  136  ,  n°  a ,  «.  —  retra&orium  cryflalli fatum ,  cryftallis  ofïae- 
dris  i  planis  trigonis ,  fuperficie  politâ ,  in  lapide  ollari  &  pyrite 
cubico ,  ad  Bernfiein  Hungari*.  Litopb.  Born.  li ,  p.  138.  —  cryfi 
taUis  mgrefeentibus  3,4,6* o&oedris,  midis,  hamatiti  carulef- 
etnti  immerfls.  Ferrum  fydereum  Linn.  è  Langbansbyttan  lVermc- 
landi*  in  Sueciâ*  Ibid.  Mine  de  fer  oâaèdre  en  criftaux  foiî- 
taires  aluminiformes.  Le  fer  eft  à  nu  dans  ces  criftaux ,  qui  font 
d'un  gris  noirâtre  &  fort  attirabïes  à  l'aimant.  Us  viennent  de 
Galice.  Defcript.de  Min.  p.  104  ,n*  1.— *  Autre  en  petits  criftaux 
d'un  brun  noir,  épars  avec  mine  de  cuivre  jaune  &  colorée  *  dans 
une  pierre  Ôllaire  grife  &  feuilletée ,  de  Norberg  en  Weftmannie. 
14j£p.  105,  n°4.  Ce  font  de  petits  criftaux  de  cette  eipéce  que 
Linné  >  dans  fon  voyage  d'Oftrogothie,  avoit  pris  pour  des  crif- 
taux d'étain ,  mais  qu'il-  a  depuis  rangés  parmi  les  mines  de  fer, 
en  les  décrivant  ainû:  Fermai  cryjUIUnum  retra&orium  confertum 
sdhétrens.  Syft*  nat.  1768,  p.  137»  n°  3.  Habitat  Nordberg*. , 
Penbtrgét  fuprà  mineram  ferri*  Hoc  confiât  cryftallis  minutie, 
aftaèdris ,  fparfls ,  adhétrentibus ,  nkidis  retra8oriis  >  non  fcinùU 
Untibas ,  tritura  fufcâ.  Ibid. 

(34)  Fctrum  c/yfûllittum^retraSmam  cortke  talcofo  vtftitum^ 

Miij    ' 


i6i  Fkr. 

quelquefois  pour  une  efpèce  de  talc  particu- 
lière (25);  maïs  cette,  écorce  talqueufe  ou  do 
ftéatite  «  n'empêche  pas,  qu'ils  ne  foient  toujours 
fort  atûrables  à  l'aimant. 

Ce  même  fer  fe  rencontre  auflî ,  comme  je  l'ai 
dît  plus  haut ,  en  maffes  irrégulières  &  confufé- 
jnent  criftallifées  9  dont  les  particules  font  plus  00 
moins  difHnôes  (26).  Ces  maffes  font  tantôt  la- 
pitlUufes  (27)  9  liflfes  ou  ftriéçs ,  &  fe  divifont  quel* 


Syft.  nat.  1768  ,  p.  136,  n*  2 ,  fi%  Minera  fkrri  ùryfialUfata 
toëdrica  mUâ  te8an  Tejfer*  micacé*.  Wall.  Min*  1778,  ip.  32*,  r« 
ferrum  retra&orium  cryfiallifatam ,  cryfiallis  otXoëdris ,  cortice  tal- 
tofo  pefiitis,  è  Fahlun  Sueciau  Litoph.  Çonu  1,  p.  12&  Voye* 
aufïï  Defcript.  6t  Min*  p.  105 ,  n*  3, 

(a5)  Cryjialltts  aluminiformis  folitaria  dnereo-fafca  ollarit^ 
Jtshler  Am<  acad,  p.  481 ,  n$  28,  tab.XVI,  fig,  23.  In  fodinâ 
Fahlunenfi  rcptrta  efipollictm  circiter  long*  >  latâque*  rafitram  utt 
çllaris  admittit  &  omnes  apices  acutefunt,  totaqut  cryftalius  opac*9 
ideoque  à  reliquis  nobis  cognitis  cryfallis  divtrfijfima.  lbid,  AUl- 
men  talcofum  opacum.  Lion.  Syfl.  nat.  17569  p»  169,  n*  4*  Telp 
tum  cubiçam  o&aëdram.  Wall.  Min%  1  edit.  fp.  ijfô. 

(26)  Ferrum  fulphttre  infenfibiliter  mineralifatim  minera  nigri- 
eante ,  tritura  nigrâ ,  magntti  arnica*  Minera  fem  nigra.  Walï, 
Min.  1778 ,  fp.  324.  Minera  ferri  atra  retragoria.  Cïonft.  $.  2199 
9,  a.  Ferrum  talciforme  nigrieant.  Scop,  Princ.  min.  J.  2469  J, 
•—amoxpkum  nigricans^  Woft.  Afiji.  p.  31.  Mine  de  femohitt© 
attirable  à  l'aimant,  Defcript,  de  Min.  p.  106 ,  efp.  m  ;  Sage, 
Xlém.  de  M<*.  p,  17a ,  efp,  IV  ;  Pétncltc ,  lettres  Â  yol.  II ,  p*  *5J, 
tfp,ffl 

(37)  Minera  ferri  nigra  teffularh.  Walî.  Miff,  fp.  324 ,  /«  »»  Hiff 
w  êliquando  tejfulis  nuentibus  compêjlta. . .  .ficpiui  irerd  particalis 
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qucfois  en  cubes  ou  en  rhomboïdes  ;  tantôt  elles 
font  granukufis  (28)  à  gros  ou  à  petits  grains  ; 
tantôt  en&nfolidts  incompaSts  comme  l'acier  (29)* 


»  iermannsi,  Storberg  in  ffîejtmannià*  u  fbiâ.  Ferrant  retraàorium 
nigrans  maculh  rhombicis  miner*  ferri  infpdrfis.  Linn.  SyJL  nau 
J768 ,  p.  1 37  »  n*  5. —particulis  rAomèeit..  lbid,  n9  6.  —  decuf- 
fatum  feu  rhombto^ftriatum.  lbid.  p..  139 ,  n*  14.  — rttraSorium 
lamtlhfum  iamellii  craffioribut  nigrefcenrlbas  fotidit ,  è  cupri  fo- 
dinâ  Bersèb  ià  Suecià\  Lrtopb.  Borar.  II ,  p.  13&  —  retra&àriunê 
fptculare ,  tritura  mira  è  subis  compaftum ,  è  Bisb&g.  lbid.  I  f 
p.  125.  jfaine  de  fer  noirâtre  feuilletée  ou  en  lames  fuperficielfea 
ftriées  &  contournées ,  de  Btubetg*  L«  frrîés  des  rames  ou  feuïï- 
!et*font  très-fine*  &  fe  crôifent  obHquemént.De/cri^f*^  Min^ 
p.  107  ,n*^  —  noirâtre  Iblide  &  lameiiettfe,  de  la  mine  de 
Staf  en  Sudermamûe.  Ses  fragment  affeâént  la  forme  cubique 
ou  rhomboidale,  comme  les  galènes  teflulaires.  lbûL\>.  108  * 
n°  4.  —  noirâtre  écailleufe  difpofée  par  taches  ,  la  plupart  rhonv 
fcoïdafes,  dans  une  mine' de  fer  bleuâtre  non  attkable  à  I'aî«* 
mant ,  de  Nofdberg*  lbid*  h°  7* 

(a8)  Minera  ferri  nigra  granularis.  WalL  Mîm\  ip*  304,  c«, 

h  EJl  fatis  palgaris  hsc  in  Sueciâ  minera ,  majoribus  ont  minori* 
h  bas  gronuUt  ,  orStius  vel  laxius  combinatis  compofita,  unie  in> 
m  grannla  fub  perçuffiane  abiL  m  IbicU  Ferrum  retraêtorium  nigrans 
pardeuUt  arenaceis*  linn.  Syfl»  nat.  p.  138,  n°  9* — particulia 
fubgranulatis  inaqualiius.  Ibîd.n#  10*—  retraSarium  texturû  gra- 
mmlatâ  granit  minimis.  Litoph.  Boni»  I,p.  124.  — granit  coh*\- 
wenùbus  friabile.  lbid.  —  granulatum  iniuratum*  lbid*  —  granit. 
mtâBtiïut.  lbid.  —  granis  majoribus»  lbid*  —granulis  nitentibut 
matrice  pirefetnti  immixtis.  IbicLp*  125.  Voyez  DefcripU  de  Min* 

(29)  Minera  ferri  nigra  foliàu ,  feu,  ttxtu  rà  chatyheâ.  Walf .  Min* 
fp.  324  ,£•-*-  /li^ra  particulis  nitens*  lbid*  fp.  324 ,  £•  Ferrant 
utraSarium  nigrans  fubfcintillaas  compaSiffimum.  Linn.  ifyp.  uat* 
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&fouvent  à  fuperficie  fpécufaire  (30).  Celles  qui 
font  homogènes  ou  dans  des  gangues  de  fpath 
calcaire ,  de  ftéatite  ou  de  pierre  ollaire ,  ne  font 
point  feu  avec  le  briquet  ;  mais  il  s'en  rencontre 
auffi  qui ,  par  leur  mélange  avec  des  particules  de 
quartz ,  de  fchorl  ou  de  grenat  9  étincellent  vive- 
ment fous  le  briquet»  Telle  eft ,  entre  autres ,  la 
fameufe  mafle  de  fer  en  roche  qui  conftitue  le 
mont  Tabcrg  en  Smolande  (31)  :  telles  font  en- 
core les  roches  quartzeufes  chargées  de  fer ,  qui 
portent  le  nom   tfémeril  gris  (32)  attirable  à 

p.  1 37 ,  n*  4.  — particulis  fubimpalpabilibus  folidefiens.  Ibid.  n°  8. 
Ferrum  retraSorium  texturâ  chalybtâ,  Litoph.  Born.  I ,  p.  124  9 
&  II ,  p.  136  &  137.  Voyet  Defcript.  de  Min.  p.  107 ,  n°* 1  fie  a. 

(30)  Minera  ferri  nigra  fpecularis.  Wall.  Min,  fp.  314 ,  e. 
t9  Qaudetin  uno  lattrt  fuperficic  poli  ta  9  fpteuli  inftar  nitchte.  Dan- 
t>  nemora.  ««  Ibrd.  Ferrum  retra&orium  texturâ  chalybtâ  fuperficic 
fpetulari.  Litoph.  Born.  1 ,  p.  124. 

(31)  Ferrum  intraSabile  nigrans ,  particulis  granulatis  opacis. 
Habitat  in  monte  Tabergfummo  capite  regni  Gothici,  ubi  fodina 
eft  mons  conicus  fiiper  campum  arenofum.  Linn.  Syft*  nat.  1768  * 
p.  161 , n*  24.  Minera  ferri  fuliginofa.  Wall. Min.  1778  ,fp.  325. 
99  Colore  eft  nigro  feu  obfcure  fufco  »  particulis  feu  granulis  quaft 
tffuligineis  compoflta ,  fed  abfque  nitore  minerali  feu  metallico ,  ei 
ntamen duritie  ut  vitrum  feindat. ...è  Taberg in Smolandiâ ubi  in* 
toteger  mons  hâc  minera  conflar.n  Ibid.  Ce  mont  Taberg  (uni- 
quement compofé  d'une  mine  de  fer  noirâtre  à  particules  gra- 
nufeufes  cimentées  avec  le  quartz  en  une  mafle  folide  trés-com- 
pacte  &  très-dure)  a  plus  de  400  pieds  de  hauteur  fur  une  tieuo 
de  circuit,  au  milieu  d'une  plaine  fableufe. 

(32)  Mine  de  fer  noirâtre  en  petits  grains  dans  une  roche  cal- 
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l'aimant.  1? aimant  lui -môme  (33)  n'eft  autre 
chofe  que  le  fer  noirâtre  &  phlogiffique  dont  nous 
parlons ,  mais  modifié  de  manière  à  livrer  paflage 
au  fluide  magnétique  ,  &  poffédant  en  confé- 
quence  ,  dans  un  degré  plus  ou  moins  émlnent  9 


queufe  (&  quartzeufe)  grife  où  bleuâtre  ,  qui  fe  divife  par  feuil- 
lets comme  les  fchiftes  &  certaines  pierres  ollaires  ,  mais  qui, 
frappée  avec  le  briquet  ,  jette  beVucoup  d'étincelles.  On  la  vend 
&  on  l'emploie  fous  le  nom  d'4/ne>*£~~Defcr.  de  Min.  p.  110 , 
Hot  15  &  16.  Ferrum  mintralifatum  durijfimum ,  particulis  durif* 
fi  mi  s  acerofis  ,  tritura  fufcâ.  Smiris  nigrefiens.  Waff •  Min.  fp.  329. 
rt  Colore  eft  nigricante ,  minera  ferri  nigrefcentis  inpar ,  Militer 
*»  verà  vel  non  nitens ,  magntte  attraffilis.  u  Ibid.  Ferrum  retraSo- 
rium  rubricofum  vitrum  arans.  Linn.  Syjl.  naU  1768 ,  p.  139  , 
nQ.  17.  Mine  de  fer  quartzeufe;  émerii.  Démette,  Lerrr.vol.il, 
p.  332 ,  efp.  XXL  Emerii.  Sage, Elém.  de  Min.  vol.  II ,  p.  173 , 
efp.  V. 

C33)  Ferrum  attraQorium.  Linn.  Syft.  nat.  p.  142,  n*  27.  Mi- 
nera ferri  attraëtoria.  Cronft. $.211,1, £,i.  Ferrum calciforme 
magnes  m  Scop.  Princ.  min.  $.  246  ,0.  —  mintralifatum,  minera 
ferrum  attrahente  6*  polos  munii  oftendehte  ;  magnes.  Walï.  Min. 
*77^  *  fl?-  3-3* "  Colore  efi  diverfo,  de  cœtero  in  omnibus  proprietati- 
nbtis  cum  mineris  ferri,  imprimis  cum  minera  ferri  nigrâconveniens. 
Ibid.  Magne*,  in  ferpentino  ex  monte  magnetum  în  infulâ  Elbe. 
Pini,  Oflerv.  p.  108.  Mine  de  fer  magnétique,  aimant.  Defcr. 
de  Min.  p.  1 11 ,  efp.  IV  ;  Démette ,  Lett.  vol.  II ,  p.  255,  efp.  V. 
M.  Sage  dit  qu'il  polfède  un  motceau  d'aimant  de  Saint-Do- 
mingue, où  l'on  diftingue  des  o&aèdres.  Elém.  de  Min.  p.  170, 
efp.  II.  On  lit  auffi  9  dans  l'Hijl.  gén.  des  Voyages  (tome  XIX, 
.  P-  47*) ,  qu'à  20  lieues  de  Solikamskaia  en  Sibérie,  on  trouve 
de  l'aimant  cubique  &  verdâtre,  dont  les  cubes  font  d'un  bril- 
lant vif,  &  qui,  quand  on  les  putvérife,  fe  réduifent  en  pail- 
lettes brillantes  couleur  de  fer. 
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les  propriétés  particulières  que  tout  le  ftionde 
connoît  (34). 

[5]    En    Minkavcibnnk. 
E  s  f  k  c  e    I IL 

Mine  de  fer  grife  ou  fpéculaire ,  légèrement 
attirable  par  l'aimant. 

Minera  ferri  grifea,  eœrulefcens  fpecnlaris*  Auétorunu  Ferrum 
mintralifatum  ,  Minera  grifeâ ,  feu  alèo-cœrulefiente ,  tritura  »- 
brâ,  magneti  rtfraStaria.  'Wall.  Min.  1778,  fp.3a6. —  minera 
tmrulefcente,  tritura  rubente  nigrefeente,  magneti  vel  arnica* 
vtl  rtfra&aria*  Ibid.  fp.  317.  —  mintralifatum  grifeum  fraQuris 
albtfctns.  Carth.  El.  Min*  p.  72*—  mintralifatum  fuèearuUum 
fplenienu  Ibid,  Minera  ferri  calcifermis ,  pura ,  indurata ,  ca- 
&«  /erreo.  Cronft.  $.  203 , I.  Ferrum  calciforme  pulgart+  Scop« 
Pr/ffc.  min.  $.  346 ,  c.  Mine  de  fer  grife  ou  bleuâtre,  &  mine 
de  fer  fpéculaire.  Defcript.  de  Min.  p.  lia,  efp.  V,  &  p.  107  , 
efp.  VII.  Fer  minérairfé  par  ie  foufre;  fer  fpéculaire  ou  à  re- 
cettes brillantes.  Sage ,  ElémK  de  M/ik  voK  11 ,  p.  174 ,  efp.  VU 
Mine  de  fer  grife  ou  blanchâtre  attirable  à  l'aimant.  Démette  > 
Lettres ,  vol.  II ,  p.  255 ,  var.  1.  Mine  de  fer  polygone  à  fa? 
cettes  brillantes.  Ibid.  p.  357 ,  efp.  V. 


'  (34)  Je  ne  fais  pourquoi  B#.  de  Boffbn  (H#.  «tf,  •&(/>/>/.  B> 
p,  37)  exclut  l'aimant  du  nombre  des  mines  de  fer.  Sans  douta 
que  l'aimant  de  Suède  &  celui  de  Sibérie ,  qui  font  des  plus  riche* 
en  fer,  lui  étoient  inconnus  ;  ou  bien  il  s'en  eft  rapporté  au  té* 
moignage  de  Lebmann ,  qui  dit  {Andes  min.  trad,  franc,  p.  13a) 
que  l'aiment  ne  donne  qu'une  petite  quantité  d'un  affo  mawui* 
fir  ;  ce  qui  n'eft  vrai  que  des  morceaux  où  ce  minéral  n'eu  que 
difleminé  dans  des  gangues  quarueufes* 
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Cette  efpèce  ne  diffère  de  la  précédente ,  qu'en 
ce  que  le  fer  y  eft  minéralifé  par  une  petite  portion 
de  Jbufre  qui  diminue  fa  force  attractive  fur  ta 
barreau  aimanté  ,  fans  cependant  la  lui  ôter  tout* 
à-fait.  Cette  mine  a  quelquefois  même  les  pro- 
priétés magnétiques  (3$);  ce  qui  prouve  que  le  fer 
y  eft  encore  uni  avec  affez  de  phlogiftique  pour 
jouir  jufqu'à  un  certain  point,  de  fes  propriétés 
métalliques. 

Ses  formes  crifhllines  font  des  plus  variées  ; 
elles  préfentent  différentes  modifications  de  IV- 
taèdre ,  du  cube  9  &  même  du  dodécaèdre  à  plans 
triangulaires  ifocèles ,  mais  jamais  Yoctaèdre9  le 
cube  ou  le  dodécaèdre  complet.  Il  n'eft  donc  point 
aifé  d'aflïgner  la  figure  (impie  &  primitive  d'où 
dérivent  ces  diverfes  modifications,  ni  les  rap- 
ports qui  lient  celles  du  cube  ou  de  VoSaèdre  a 
celles  du  dodécaèdre  a  plans  triangulaires.  Sans 


(35)  J'ai  <fc*  mines  de  fer  grifes  &  fpéculaires  envoyées  dé 
Philadelphie  $  qui  ont  la  propriété  magnétique.  J'ai  de  plus  utt 
morceau  d'aimant  de  fe  Lorraine  allemande ,  qui  ne  paroît  être 
qu'une  mise  de  fit  hritelleufe  grife  /chargée  d'une  mine  de  fêr 
micacée  ràugt,  qui  ftché  lés  doigts  coirtme  la  molybdène.  Là 
venu  trtraâiVé  &  réffeliite  de  ee  morceau  n'eft  point  affefc 
forte  pour  imprimer  au  barreau  aimanté  une  révolution  com* 
pléte  fur  ton  pivot.  An  ftrtum  atttàBUnium  particvlis  mieaceîk 
fûcie  ferri  Jpat Aofl  fatifcthtii,  è  petaftisfodims  montis  argentiferi, 
*d  Kongsèerg  Nerwegi*  ?  Lhoph,  Born.  II ,  p«  138,  Minefù, 
firri  attta&qria  fquamofc  Cronft,  $.  91 Y ,  I,  d% 
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rien  décider  à  cet  égard ,  je  me  contenterai  de  dé- 
crire celles  qui  me  font  connues ,  comme  fi  elles 
dérivoient  en  effet  de  Tune  ou  de  l'autre  de  ces 
trois  figures. 

[a]  Modifications  dtVoaaïdre  aluminiforme. 

Variété  i.  Segmens  minces  (Toâaèdre  en  lames 
hexagones  ,  ceintes  par  fix  trapèzes  linéaires  en* 
bifeau  (36),  alternativement  inclinés  en  fens  con- 
traire (PI.  III,fig.  /*). 

Telle  eft  la  mine  de  fer fpèculaire  du  Mont -D  or 
en  Auvergne  (37)*  Ses  lames ,  qui  ont  l'éclat  du 


(36)  Effai  de  Criftatlographie ,  p.  356 ,  var.  1 ,  pi.  II ,  fig.  8 , 
*flf ,  B;  Weig.  trad.  ail.  p.  355.  Mine  de  fer  fpèculaire  en  feg- 

snens  minces  d'oâaèdres.  Démette,  Lettres,  vol.  II,  p.  259, 
var,  1. 

(37)  M.  le  marquis  de  Groifier  m'écrit  qu'il  a  trouvé  parmi 
les  crilhux  de  mine  de  fer  fpèculaire  du  Mont-Dor  &  des  laves 
de  Volvic  en  Auvergne,  »  trois  variétés,  toutes  o&aèires ,  quoique 
»  de  formes  très-différentes  ;  l'un  pouvant  être  regardé  comme 
>'  un  fegment  très-mince  de  prifme  hexaèdre ,  dont  les  fix  côtés 
«font  coupés  en  bifeau,  trois  d'un  côté,  trois  de  l'autre  en 
"oppofhion;  l'autre  présentant  deux  furfaces  fpéculaires,  qui 
»»font  des  hexagones  alongés  très-minces  ,  dont  les  deux  grands 
t» côtés  font  coupés  en  bifeau  fur  le  même  plan,  de  même  que 
9»  les  quatre  petits  fur  le  côté  oppofé  ;  enfin  le  troifième  de  ces 
»  criftaux  préfentant  deux  triangles  équilatéraux  placés  en  op- 
9>pofition ,  &  féparés  par  fix  autres  triangles  reâangles  ifocèles 
»  difpofés  trois  à  trois  en  oppofition.  «  Cette  dernière  modifi- 
cation eft  certainement  des  plus  ûngulières  dans  i'oâaèdre  alur 
miniforme. 
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plus  bel  acier  poli,  &  prefque  la  fragilité. du  verre, 
portent  fou  vent  plufieurs  pouces  de  longueur ,  fur 
un  pouce  ou  environ  de  largeur ,  &  une  ligne  ou 
deux  d'épaîfTeur.  Elles  font  interpofées  dans  une 
roche  argileufe  ocracée  ,  dont  on  les  dégage  fa- 
cilement  :  j'ai  plufieurs  de  ces  lames  qui  font  de 
plus  chargées  de  la  même  mine ,  en  petits  oftaè-  > 
dres  comprimés ,  ou  en  fegmens  d*oftaèdres,  donc 
la  forme  eft  très-diftinde  (38). 

M.  de  Bournon  m'écrit  qu'il  a  parmi  les  crif~ 
taux  de  mine  de  fer  fpéculaire  des  Vofges ,  dont 
je  parlerai  ci-après  variété  1 1 ,  un  petit  groupe 
où  cette  mine  eft  en  oSaidres  alongés ,  qui  ont  le 
(bmmet  de  leurs  deux  pyramides  tétraèdres  tron- 
qué ,  mais  plus  profondément  fur  Tune  que*  fur 
Yzuxxe(Pl,III,fig.  34). 

[b]  Modifications  du  cube. 

Variété  2.  Le  cube ,  dont  deux  des  angles  dia- 
gonalement  oppofés  font  tronqués  de  biais  par 
les  faces  (39)  9  d'où  réfulte  un  dodécaèdre  à  plans 


(38)  Voyez  DtfcripU  de  Min*  p.  117,  n#  1  ;  Sage,  Eté  m.  de 
Min.  II,  p.  174. 

(39)  »  Cube  rectangle  dont  les  faces  oppofées  font  tronquées 
de  biais  alternativement ,  d'où  réfultent  douze  pians  triangu- 
laires. Eflai  de  Crifl.  p.  361 ,  var.  4 ,  pi.  IV ,  fig.  15 ,  lett.  A ,  B  ; 
Weig.  trad.  ail.  p.  359  ;  Démette  ,Utxrt*,  vol.  II ,  p.  261 ,  var.  4. 


triangulaires,  fix  defquels  font  des  trîartgles  fed* 
tangles  lifles ,  &  les  fix  autres ,  des  triangles  ob- 
tuûuigles  \  ftriés  parallèlement  â  leur  bafe  (  PL 

V*  fig-  34)*  . 

Lorfque  la  troncature  oblique  des  fix  faces  * 

fur  deux  angles  folides  oppofés  ,  n'atteint  pas  la 
diagonale  de  ces  mêmes  face? ,  on  a  pour  lors 
fix  grands  pentagones  irréguliers  lifles  ,  qui  font 
la  portion  non  tronquée  des  fix  faces  du  cube  9  & 
fix  petits  triangles  ifocèles  *  ftriés*  fur  les  deux  an- 
gles diagonalement  oppofés.  Ces  criftaux  cubi- 
ques démine  de  fergrife»  n'ayant  ainfi  que  deux 
de  leurs  angles  folides  qui  foient  légèrement  tron- 
qués de  biais  par  les  faces ,  il  eft  aifé  de  les  pren* 
dieyout  des  cubes  parfaits  (40) ,  fur-tout  lorsqu'ils 
font  petits ,  ou  groupés  de  manière  à  ne  préfenter 
que  ceux  de  leurs  angles  folides  qui  ne  font  point 
tronqués.  Tel  eft  un  groupe  que  je  pofïede  (41)* 

J'ai  des  criftaux  de  même  forme,  mais  dont  toutes  les  facettes 
font  lifles ,  dans  des  récrémens  de  fer  provenans  des  prépara- 
tions d'acier  des  fabriques  de  Rives  en  Dauphîné*  Ces  criftauX 
artificiels  font  noirs, fragiles,  &  fort  attirabies  a.  l'aimant. 

(40)  Hématites  cetruUfcms ,  ttffularis,  è  cubis  agçreçatis  fr& 
tara  nitente  (Cronft.  $.  203 ,  n,  i)  4  Mofgrube  ad  NorhergSut- 
cite.  Lkoph*  Bom.  I,  p.  xj& 

(41)  Mine  de  fer  criftallifée  en  petits  cubes  plus  ou  moins 
réguliers,  dont  les  uns  ont  leurs  angles  entiers,  &  les  autres 
tronqués ,  fut  un  groupe  de  criftaux  de  roche  de  Saxe.  Defirift» 
de  Min.  p,  n8,n°5;  £j0ii  dû  Crifl*  p.357,var.  2; Démette, 
Lettres,  voK  JJ ,  p.  $60^  yar.  3. 
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ou  9  parmi  les  petits  cubes  tronqués  qui  le  corn* 
pofent  ,  quelques-uns  m'avoient  paru  n'être  point 
tronqués  dans  leurs  angles  folides  ;  maïs  dans  un 
autre  morceau  que  j'ai  reçu  depuis ,  &  qui ,  comme 
le  précédent ,  vient  des  mines  à' citent  erg  en  Saxe, 
ces  criftaûx  étant  plus  gros  &  moins  preffés  les  uns 
contre  les  autres ,  j'ai  reconnu  qu'ils  étoient  tous 
tronqués  de  biais  dans  deux  de  leurs  angles  folides 
oppofés ,  &  quelquefois  tronqués  net  dans  les  fix 
autres  ;  ce  qui  ajoute  fix  petits  plans  triangu- 
laireslifles aux  douze précédens. 

Je  poflede  en  mine  de  fer  de  File  d'Elbe ,  un 
petit  criftal  prefque  folitaire ,  &  quelques  autres 
groupés ,  de  cette  variété  à  douze  facettes ,  qu'oa 
peut  encore  confidçrer  comme  formée  par  deux 
pyramides  trièdres  obtufes  à  plans  triangulaires 
ftriés ,  féparées  Tune  de  l'autre  par  fix  plans  in- 
termédiaires 9  qui  font  auffi  triangulaires ,  mais  par- 
faitement liffes.  C'eil  un  paflage  aux  variétés  fui- 
vantes,  quiibuvent  fe  trouvent  réunies  fur  le  même 
groupe  (42). 

FarUti  3.  Le  criftal  de  la  variété  précédente 
tronqué  plus  avant  9  de  manière  que  fur  chaquç 
face  du  cube  ,  la  troncature  oblique  va  plus  loin 


(4*)  Voyez  Dtfcripu  h  Min.  p.  118  ,  n°  6  ,  un  groupe  qui 
réunit  dans  un  trèi-perit  efpace  trois  des  variétés  qui  font  propres 
à  cette  efpéce  de  mine.  J'en  ai  reçu  depuis  plufieurs  autres  dans 
le  mtae  genre. 
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que  la  diagonale  de  cette  même  face.  Il  en  re- 
faite un  dodécaèdre  applati ,  à  plans  pentagones 
irréguliers  ,  dont  les  fix  qui  appartiennent  aux 
pyramides  trièdres  obtufes  font  toujours  fines  , 
tandis  que  les  intermédiaires  qui  appartiennent  à 
la  portion  non  tronquée  du  cube ,  font  constam- 
ment lifles  (  PL  II ,  £g*  3  S  ). 

J'ai  plufieurs  cri ft aux  de  mine  de  fer  de  l'île 
d'Elbe  de  cette  variété,  réunis  fur  les  mêmes 
groupes  avec  des  criflaux  de  la  variété  fuivante. 

Variété  4.  Les  mêmes  encore  plus  tronqués , 
au  point  qu'if  ne  refte  des  fix  faces  du  cube,  que 
fix  petits  plans  triangulaires  lifles ,  lefquels  font  un 
angle  très-obtus  avec  les  pentagones  ftriés  des  plans 
extrêmes  ou  des  troncatures  (  PL  II ,  fig.  3  <T). 

Cette  variété ,  très-commune  à  l'île  d'Elbe ,  s'y 
trouve  fréquemment  panachée  des  plus  vives  cou- 
leurs ,  ainfi  que  les  variétés  fuivantes.  On  peut  la 
confidérer  comme  un.  criftal  lenticulaire  formé  par 
deux  pyramides  trièdres  obtufes  ,  à  plans  penta- 
gones fines,  jointes  bafe  ibafe  en  fens  contraire» 
avec  fix  plans  intermédiaires  lifles  &  triangulai- 
laires  (43)*  Cette  figure  a  quelque  rapport  avec 


(43)  Effai  de  CriftaHographie  f  p.  359 ,  var.  1 ,  pï.  II ,  fig,  14  ; 
&  pi.  IX ,  iett.  Ai  Weig.  trad.  ail.  p.  358 ,  var.  1.  Mine  de  fer 
grife  lenticulaire  ou  en  criftaux  comprimés  dodécaèdres, formés 
par  deux  pyramides  trièdres  obtufes  a  plans  pentagones  ftriés  , 
oppofées  en  fens  contraire,  &  féparées  par  fix  plans  triangu- 

celle 

/ 


m\ 
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Celle  àyxfpatk  calcaire  tcntlculain  (  PI.  ÎVyfig.  S  ); 
mais  elles  diffèrent ,  i°.  par  Tinclinaifon  refpeâive 
des  feceà  ,  qui  n'eft  pas  la  même  dans  ces  deux 
genres  ;  1°.  par  les  ftries  des  faces  extrêmes  qui, 
dans  le  fpath  calcaire ,  font  perpendiculaires  à  la 
bafe  des  pyramides ,  tandis  qu'elles  font  au  con- 
traire parallèles  à  cette  même  bafe  dans  la  mine  de 
fer  grïfé  terrtittftaire.      :        -  ' 

Varïltl  '5.  Le  cube  »  dont  deux  angles  diago- 
halement  oppofés  font  tronques  de  biais  par  les 
faces,  &  les  file  intermédiaires  de  droite  &  de 
gauche  fur  lés  faces  alternes  (/V.  //,  fig.$y}* 

Ces  crïftaux  de  mine  de  fer  grife  de  l'île  d'Elbe, 
font  à  vingt-quatre  facettes ,  dont  les  dix-huit  in- 
termédiaires font  Mes  &  luifantes  comme  lé  plus 
bel  acier  poli ,  &  les  fix  extrêmes ,  ftriée*  (44).  Les 
duc-huit  plans  lifles  intermédiaires  forment  deux  ef- 


Iaires  Iiffcs.  Démette ,  Ltttns ,  vol.  Iî  ,p.  361 ,  varj*  Jfirrri  an,* 
&Ut*  cQrpQre ,  iuo4tcim  planis  contprthtnfa  v  quorum  fexariaa- 
guUria  futtf  &  potita ,  reliqua  ftx  pentagona  &  firiata.  Scen»  4a 
jbtid.  iattà  foiid.  &c  Cappell.  Pro4r.  cryfL  p.  31.  ,  , 

(44)  Effai  de  Criftaf Iograpfaie ,  p.  360 ,  van  3  ,  pî*  II ,  6g»  19  ; 
&  pi.  IX,  lett.  B;  Weig.  trad.  afî.  p.  358,  var»  3.  Mine  âtièc 
en  criftaux  polyèdres  à  24  facettes*,  de  17fe  d'Elbe.  Démeftè, 
-  Lettrts  ;  vol.*  Ify  p.  263 ,  var.  7.  Criftaux  de  minfe  de  fer  fpé- 
cataires  de  ttfe  d'Elbe  ,  d'un  beau  noir  luifant ,  la  plupart  4s 
la  variété  1  24  facettes.  Dtftripu  et  Miri.  p.  119 ,  n°  7.  Ifct- 
Mantes  pyramidûtui  pyramide  trigonâ** „  e*  ftrri  fodifiâ  Ifif.  Ëihi^ 
Fini ,  Ojjerv.  p.  105;  —  fubpyramîdatus  potyzdrui,  IbidY    :  • 

Tom  III.  Part,  III,  Çrifimétalt.  ».  ' 
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pèces  de  pyramides  ennéaèdres  ,  engagées  par 

leur  bafe  en  fens  contraire ,  &  féparées  par  une 
"ligne  circulaire  en  zig-sag,  de  manière  que  les 
feces  de  U  pyramide  fupérieure  font  alternative- 
ment oppofées  aux  faces  de  la  pyramide  inférieure* 
Les  fix  plans  extrêmes  ftriés  font  ici  triangulaires , 
&  forment  une  efpèce  de  fommet  trièdre  obtu$ 
fur  chacune  des  jpyrçmides  ennéaèldres  liffés  :  des 
xieuf  faces  qiuicpnïppfent  ces  dernièresfles  trois  plp* 
larges  qui  forment  des  .pentagones  kriguliers  » 
font  les  faces  même*  du  cube  (45)» Ies  fi*  autres 
"produites  par  les  trQPC^tures  obliques  des  angle* 
folides  intermédiaires  ,  font. des  triangles  fcalènes 
qui  répoadenç  deux  £  deux  aux  pentagones  Uffes 
de  Wpyr^nidç  oppofiée  (46). 

(45)  Stenon  eft  !e  premier  qui  ait  obferyé  que  dans  ces  crff- 

taux  à-  facettes  multipliées»  toutes  les  facéa  naifloient  du  cuht 

tronqué  :, »  car ,  dit-il ,  il  y  a  fix  faces  pentagones  qui  coïncident 

«exaéèrienï  àWfes'fix  faces  du  cuBe,  A  qu*/p*  quatre* 

-inïeursan^ës,divifentèn  deux  parties  égatwles  efeés  du  ctbe. 

^  toutes  les  aurres^fecës  font  produites  par  les  angks  do  cuba, 

» tronqués  d'une •eêrtaUfe  manière.*.  Les pentagones Hits £*- 

régullm  dw»t  a  s-'agit,  Qnt  deux  angles  droktTQiBns  l'un  de 

:ramre,  *  fe  touchent  fur  fa  même  pyrami*  par  le^a**** 

'dfoks,  «  C'eft ,  ajoute  Sténo»  ,  dans  cet  endroit  même  ,  &  entrt 

'»*>u*çe*  pentagones  pris  deux  à  deux,  quej'orv  vQU.det* 

>/pi*W 'ri^gdafcet  liflCeç,  oV  les  bafes  pom^denç  avec  Je 

t4ôtéperp?ftdiculî|ire^ pentagones  kiégu^s.?  ^tenon,* 

-*fttïtfrt*fi*  tiaduit  ^françois  dans  la  CoUeâiDn  **& 

inique,.Wpe^Wg.tomelV,p.fX),pî.XXV|.  . 

C4tl  On  voit  (tel  M  ***»«  de  .¥,..*  *>*  «*  W0Iier 
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Variété  <T.  Les  deux  angles  diagonalemenc 
oppofés  du  cube  de  la  variété  précédente ,  font 
tronqués  plus  profondément  ;  ce  qui  change  les 
triangles  ifocèles  ftôés  de  chaque  Commet  trièdre  , 
en  pentagones  égatementr  ftriés,  &  les  douze 
triangles  fcaiènes  liflfes  intermédiaires,  en  autant  de 
trapézoïdes  ;  le  nombre  des  faces  refiant  le  même 

Cette  Variété ,  qui  rfeft  qu'une;  très-légère  mo- 
dification de  la  précédente ,  eft  celle  qui  fe  ren- 
contre  fe  plus  communément  dans  les  crifoux  de 
mine  de  fer  fpeculaire  à  vingt-quatre  facettes ,  de 
nie  d'Elbe  (47).  Ces  criftaux  font  d'autant  plus 
comprimés ,  -qu'ils  approchent  davantage  de  1* 
variété  fuivante. 


*m 


général  des  Etats  de  Languedoc ,  un  très-beau  groupe  de  mpuj 
de  fer  criftaHifèe  de  l'île  d'Elbe,  où  l'on  diftingue  non- feule- 
ment deux  crfftaux  très-compfetsde cette  variété",  maïs  encore" 
plufieun  autres  tu»  de.  la  variété  précédente  >  <me  de  celle* 
qui  me  relient  à  décrire.  Ce  groupe ,  que  j'ai  fait  repréfenter 
#.  XXSV,  fig»  1  <k  la  4e  Décade  du  Règ**minét<d«i. planche* 
tohriitf  ,  offre  même  une  modification  de  h  cinquième  variété^ 
frèa-femarqoable  en  ce  que  chaque  pentagone  Kffe  eft  dIMfé  ? 
Juhrant  fa  longueur,  en  deux  partie»  égales ,  par  une  ar&e  crdM 
légère  qui  partage  amfî  chacune  des  feees  du  èufce  fulvant  I» 
diagonale.  BU.  lett.  C. 

(47)  renpoffêde  un  très-be^u  groupe  eh  crîftaux  d'un  pouce 
Ae  diamètre  &  au  deffbus  ;  j'en  ai  môme  en  çrhtaux  (blitaires. 
On  en  dîftlngue  plufieurs  de  cette  même  forme 'dans  le  groupe 
appartenant  à  M.  de  Joubert.  Voyez  d'Agoty ,  Règnt  minéral,- 
4  Décade  r  pi.  XJXV ,  fig.  i  %  Iw.  Jl 

Nij 
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Variété  y.  Les  criftaux  de  la  variété  prudente 
encore  plus  tronqués ,  &  devenus  prefque  lenti- 
culaires (  PL  H ,  fig.  J5>  )• 

Je  poflede  un  très-beau  'groupe  de  cette  va- 
riété (48) ,  en  criftaux  qui  ont  près  d'un  pouce 
&demi  de  diamètre ,  &  dans  lefquelsles  douze  tra- 
pézoïdes  lifles  ont  pris  plus  d'étendue  aux  dépens 
des  fix  pentagones  lifles  intermédiaires  ;  ce  qui 
change  ces  trapézoïdes  en  pentagones  encore 
.  plus  irréguliers  que  ceux  qui  tiennent  la  place  des 
fix  faces  du  cube,  lefquels,  dans  cette  variété» 
font  communément  plus  petits  que  ceux  des  tron- 
catures. Les  pentagones  flriés  des  fommets  trié- 
dres ,  fontaufli  plus  larges  que  dans  la  variété  pré- 
cédente. 

Variitl  8.  Les  criffaux  des  variétés  5  &  6,  dont 
les  fix  angles  folides  intermédiaires  font  tronqués 
net  (49)  ;  ce  qui  ajoute  à  ces  variétés  fix  petits 


(48)  II  eft  repréfenté  pi.  II ,  fig.  1  de  la  première  Décade  du 
Règne  minéral  en  planches  coloriées  de  d'Agoty.  La  fig*  a  offre 
un  criftal  détaché  de  ce  même  groupe  dans  Ta  grandeur  natu- 
relle. Un  de  ces  criftaux  préfente  le  paflage  de  la  fhrième  à  fa 
feptiéme  variété,  en  ce  qu'une  partie  des  plans  lifles  collaté- 
raux conferve  la  figure  trapézoïdale  ,  tandis  que  les  autres 
font  des  pentagones  tranfverfes.très-irréguliers.  Hématites  len- 
ùcularis  polytirus,  ex  ferri  fodinâ  inf.  Elbe,  Pini,  OJJirv*  p.  104. 
—  nummiformit.  Ibid*  —  fubpyramiiatus  &  Itnticularu.  Ib'nL 
p.  106. 

(49)  Mtae  de  fer  en  crîftaux  polyèdres  k  fo  facettes  &  quel- 


plans  triangulaires  équilatéraux  liffes  ,  &  porte  à 
trente  le  nombre  total  de  leurs  facettes  (PI.  II  y 

Je  poflede  un  criftal  folitalre  &  quelques  autres 
groupés  de  cette  variété*  Lorfque  la  troncature  de 
ces  fix  angles  folides  intermédiaires,  da  cube  efl 
très-légère  ,  les.  fix  pentagones  liffes  des  faces  da 
même  cube  deviennent  irrégulièrement  hexago- 
nes ;  mais  ils  ie  changent  en  reôangles ,  fi  la  tron- 
cature eft  plus  profonde,  comme  on  le  voit  dans  la 
fig.  40  de  la  PL  IL  Enfin  fi  la  troncature  des  mêmes 
angles  folides  eft  encore  plus  profonde  ,  les  fix 
triangles  équilatéraux  deviennent  des  pentago- 
nes (5  a)  »  &  les  fix  faces:  du  cube  reftent  carrées* 
Ces  troncatures  plus  ou  moins  profondes  des  fix 
angles  folides  intermédiaires ,  font  aufli  varier  les 
douze  plans  liffes  collatéraux ,  depuis  le  triangle 
jufqu'à  l'hexagone. 


quefois  davantage,  de  111e  d'Elbe.  Démette,  .Lettres,  vol.  II \ 
p.  264 ,  var.  8  ;  Eflai  àt  Crift.  p.  3O0  ;  D*Àgoty 7  Règne  mm 
4e  Décade ,  pi.  XXXV,  fig.  r ,  iett.  D- 

(56)  »  Fera  angulata  corpora,  triginta  planis  compjrthtnfa,  k 
»  quibns  ftx  pentagona  finit  cV  polita  ,  duodtcim  triangularia  ttiam 
*>pohta,ftx  alia  triangularia  firiata ,  &  ftx  qttadrilatera  oblongfr 
»fe£fe«  Sténo  ,.fM4.£appefi,  Prodr.  cryfi.  p.  31. 


Nuj 
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[c]  Modifications  du  dodccahdre  a  plans  trlangifr 

loin*  ifocèles. 

Variété  5.  Deux  pyramides  hexaèdres  jointes 
bafe  à  baie,  fans  prifme  intermédiaire, &  tronquées 
près  du  Commet  ;  d'où  refaite  pour  chaque  pyra- 
mide tronquée,  un  hexagone  régulier ,  parallèle  à 
la  bafe  des  pyramides ,  êc  fix  trapèzes  atongés  , 
*jui  forment ,  avec  les  trapèzes  correfpondans  de 
la  pyramide  oppofée,  un  angle  obtus  de  1350 

(pi.n,fig.4o). 

Je  peflede  une  roche  granitique  de  Framont 
dans  les  Vofgés  {5 1  ) ,  chargée  d'une  mine  de  -fer 
grife  en  petits*criftauxtrès-éclatait$ ,  de  deux  lignes 
de  diamètre  &  au  deffous ,  fur  trois  i  quatre  lignes 
de  hauteur  ,  où  Ton  remarque  cette  variété  beau-; 
coup  moins  commune  que  la  fuivante. 


X.S'O  M.  <fe  SIvrï ,  dans  fon  formai  des  Gèfervatrons  minera* 
Ibgiques  faites  dans  une  pcttit  des  Vofjgts  &  de  i'J(/flC£  (Naarip 
1782,  i/7-80)  dit  que  la  mine  de  fer  de  Framont  eil  très-brif- 
lante,  crifiallifie  en  écailles ,  &  fouvent  colorée  comme  lamina 
de  Itle  d'Elbe  ;  mais  il  n'y  a  fans  doute  point  vu  celle  qui  pré* 
fente  des  formes  criftallines  très- déterminées.  L'Auteur  dit, 
dans  fon  Introduction  ,  que  le  célèbre  t\  favant  Minéralqgîfte 
M.  Monnet  a  bien  voulu  diriger  fa  marche  &  fes  recherches;  & 
il  eft  facile  deVen  appercevoit  aux  expreffions  que  lui  a  four* 
nies  ce  dernier,  telles  que  celles  de  chite ,  de  choërl,  de  rochers 
jafpeux  Scporphyreux ,  de  granit  chiteux,  bafaltique ,  porphyreux  , 
choirleux;  de  blinde  de  ter  I  petites  lames  réyonutuftt;  â'oko* 
fifei,|8cc.&c.  &c. 
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'Fanhi  io.  Deux  pyramides  hexaèdre? ,  jointes 
bafe  â  bafe.  fans  prifme  intermédiaire ,  comme  dans 
la  variété  précédente  ,  mais  tronquées  près  dé 
leur  bafe  (51);  d'où  refaite  pour  chaque  pyra- 
mide tronquée  un  hexagone  régulier ,  ceint  par 
fix  trapèzes  en  bifeau  (  PI.  VI ,  fi$.  41  ). 

Telle  eft  la  mine  de  fer  grife  &  fpéculaire  de* 
Vofges  &  du  Val-d'Ajols  près  de  Plombières  (5  3). 
$a  gangue  eft  pour  rbrcfiriaire  feld-fpathique  oui 
cjùartzeufe ,  ou  une  efpèce  de  granité  greffier» 
Cette  çiine ,  qu'on  trouve  quelquefois  panachée 
par  un  foie  de  foufre  ,  des  plus  vives  codeurs 
de  la  queue  de  paon ,  a  fouvent  fes  criftaux  minces, 
pofés  de  champ ,  &  très-ferrés  les  uns  contre  les 
autres  ,  de  manière  qu'on  n'apperçoit  alors  que 
les  trapèzes  en  bifeau  de  leurs  pyramides  tron- 
quées (54). 

(g2)  Mine  de  fer  en  laines  fpéculaires  formées  par  deux  py- 
ramides hexagones  jointes  bafe  à  bafe,  &  tronquées  plus  oct 
moins  près  de  leur  bafe.  Démette  ,  Lettrée ,  vol.  H ,  p.  259 , 
var«  a.  J'avojs  confondu,  dans  mon  Gjfai  4*  CrijiaihgrapAie > 
pw  gg6,  var.  1 ,  cette  criftailifarion  arec  celle  de  la  mine  fpéetp- 
laire  du  Mont-Dor,  qui  préfente  auflî  des  hexagones  minces  > 
par  des  trapèzes; mais  le  nombre  &  l'inclinaifbn  des  trar> 
font  différais  dans  ces  deux  mines. 


(53)  Ces  criftaux  font,  pour  l'ordinaire,  d'un  très-petit  dia* 
IBètre  :  j'en  ai  cependant  qui  préfenfcent  des  hexagones  de  4  ft 
5  lignes  de  diamètre  fur  une  ligne  du  plus  d'épûffeur» 

(54)  Mine  de  fer  fpéculaire  en  lames  pofées  de  champ,  donc 

Niv 
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Vanité  //•  Les  criftaux  minces  de  la  variété 
précédente ,  avec  des  troncatures  linéaires  for  les 
arêtes  alternes  de  leurs  pyramide?  tronquées  ;  ce 
qui  ajoute  à  chaque  pyramide  trois  pentagones 
linéaires ,  qui  alternent  avec  ceux  de  la  pyramide 
oppofée ,  &  changent  en  pentagones  fort  irrégu- 
liers ,  mais  peu  fenfibles ,  les  douze  trapèzes  de  la 
figure  précédente  (  PL  VI  %  fig.  42  )•  Dans  cette 
variété ,  les  deux  hexagones  des  extrémités  de- 
viennent fubennéagones.  M.  de  Bournon  m'écrit 
avoir  trouvé  cette  variété  de  la  mine  de  fer  fpé- 
culafce  des  Vofges  &  de  Lorraine ,  dans  les  mon- 
tagnes du  bourg  d'Oifan ,  où  elle  eft  fouvent  en- 
tremêlée de  criftaux  de  roche  &  de  ftéaùte. 

Variété  ix.  Les  criftaux  minces  à  vingt  facettes 
dé  la  variété  précédente  ,  dont  les  arêtes  alternes 
des  pyramides  font  plus  fortement  tronquées; ce 
qui  rend  très-fenfibles  les  fix  pentagones  produits 
par  ces  troncatures ,  ainfî  que  les  douze  penta* 
gonçs  collatéraux  (P/.  VI ',  fig.  43). 

J'ai  cette  variété  de  mine  de  fer  fpéculaire  de 
Framont ,  ainfî  que  la  précédente ,  en  petits  criA 

les  bords  font  en  bifeau  ,  dans  une  gangue  quartzeufe  du  Va!- 
d'Ajols.  Dtfcript.  de  Min.  p.  217  ,n*a,  —  en  petits  criftaux 
lametleux  fort  éclatant,  fur  un  granke  compofé  de  quartz,  de 
feld-fpath  &  de  mica.  Ibid.  p.  121 ,  n°  ao.  Hamatitts  cœrulzf* 
çun  mkactus  ItmtUit  trtHis  cryftaltifatis ,  hexatdrfhQrbkHlarihas  » 
i  Zorçt  Hcrcyni*.  Litopb.  Born,  I,  5,  117» 
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taux  d'une  â  deux  lignes  de  diamètre,  fur  une  ligne 
au  plus  d'épaiffeur.  Il  eft  bon  d'obferver  ici  9  que 
ceux  de  la  variété  12  ,  où  les  troncatures  font 
bien  prononcées ,  ne  diffèrent  des  criftaux  len- 
ticulaires de  nie  d'Elbe ,  de  la  variété  7  ci-defii», 
qu'en  ce  que  ceux  de  Framont  ont  leurs  pyra- 
mides ennéaèdres  tronquées  net ,  &  conféquem- 
ment  terminées  par  un  plan  ennéagone  parallèle 
à  la  bafe  de  ces  pyramides  9  au  lieu  que  ceux  dé 
l'île  d'Elbe  font  terminés  par  un  ibmmet  trièdre 
fort  obtus  ;  mais ,  dans  ceux  -  ci ,  comme  dans 
ceux-là ,  les  fix  pentagones  alternativement  op- 
pofés  fur  chaque  pyramide ,  repréfentent  les  fix 
faces  du  cube ,  &  démontrent  que  toutes  ces  va* 
riétés  n'en  (ont  que  des  modifications  plus  ou  moins 
prochaines.  Le  groupe  de  mine  de  fer  de  Framont, 
qui  m'offre  ce  partage  intéreflant ,  eft  panaché  des 
plus  vives  couleurs  pourpre  &  azurées. 

Variété  13.  Detix  pyramides  hexaèdres  tron- 
quées près  de  leur  bafe  ,  comme  dans  la  variété 
10 ,  jmais  féparées  par  un  prifme  court  intermé- 
diaire (PI.  Vlyfig.  44). 

Je  n'ai  point  vu  cette  variété ,  dont  je  dois  h 
connoiffance  à  M,  de  Bournon ,  qui  m'écrit  l'avoir 
obfervée  dans  le  cabinet  de  M.  le  commandeur  de 
Sayve  à  Grenoble.  >»  C'eft,  dit-il ,  un  morceau  de 
'*>  mine  de  fer  fpéculaire,  compofé  de  petites  lames 
»  lui&ntes ,  pofées  de  champ  *  Se"  formées  par  un 
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m  prifine  hexaèdre  très-court ,  terminé  par  deux 
*»  pyramides  hexaèdres  tronquées  très -près  de 
»  leur  bafe.  Ces  crifiaux  ont  depuis  une  jufqu'â 
v>  trois  lignes  de  diamètre,  &  leur  forme  eft  très* 
»  bien  caraâérifée.  Us  reflemblent  beaucoup  à  ceux 
)>  de  la  mine  de  kt  fpéculaire  des  Vofges ,  mais  ils 
f»  en  diffèrent  par  le  priûne  qui  fépare  conftamment 
>>  les  pyramides  tronquées ,  Se  qui  manque  à  ceux* 
y  là.  11  m'a  été  impoflibie  de  favoir  de  quel  lieu 
»  ce  morceau  avoit  été  tiré.  « 

Le  même  Obfervateur  me  parle  auflï  d'une 
mine  de  fer  fpéculaire  f  des  montagnes  du  bourg 
iTOifan  ,  qui  eft  en  fegmens  minces  de  prifmes 
hexaèdres  {PL  IV+fig.  23)  ,  ou  de  prifmes  dodé- 
caèdres (  PL  JF9  Jlg.  xS)  ;  mais  il  eft  très-rare  de 
la  trouver  ainfi  fans  bifeaux.  Les  morceaux  qu'il 
m'en  a  envoyés  ,  font  entremêlés  de  criftaux  de 
roche ,  &  de  petites  macles  de  fchorl  blanc  rhoia» 
boïdal  fur  une  roche  argileufe. 

Vaniti  14.  La  variété  précédente»  mais  dont 
Je  prifoie  intermédiaire  eft  plus  long  ,  Se  dont  les 
pyramides  font  tronquées  taom&  près  de  I*ur  baie 

iPi.  Vl>fo  4*)< 

J*ai  vu  dans  la  coHe&on  de  M.  Jacob  Forfter, 

un  très-beau  groupe  de  criftaux  de  mine  de  fer 
fpéculaire  »  qui  préfentent  cette  variété.  Ces  crif- 
taux, dont  la  forme  eft  celle  d'un  petit  baril, 
pnt  quatre  à  cinq  lignes  de  hauteur ,  fur  deux 


lignes  au  plus  de  diamètre  à  la  bafe  de  leurs  py- 
ramides. J'ignore  àufli  de  quel  endroit  ce  groupe 
a  été  tiré.  La  gangue  de  ces  crtfhux  eft  prefque 
toujours  une  roche  quartzeufe  ou  fekUpathique  : 
ib  font  loges  dans  les  inter&ces  des  roches  pri- 
xnitives  ,  &  rarement  en  filons. 

Toutes  les  variétés  précédentes  peuvent  fe  ren- 
contrer en  crifiaux  polyèdres  (55)  fi  petits  ou  fi 
iconfas  9  que  Ja  forme  en  devient  alors  très-diffi- 
cile à  déterminer.  Souvent  aufli  ces  crifiaux  ,  & 
4ur-tout  ceux  de  l'île  d'Elbe ,  s'arrondiflent  en 
lames  parfaitement  lenticulaires,  renflées  dans  leur 
milieu, minces  &  tranchantes  vers  leurs  bords  (56), 

(55)  Mme  de  fer  grffe  en  petits  criftanx  polygones  fort  ecïa- 
tans,  dans  les  cavités  d'un  quartz  crHraffaVé ,  des  Mottes  en 
*Yanohe-Comte*.  Defcripu  de  Min.  p.  118 ,  ne  3.  —formée  d'un 
«mas  de  petits  criftaux  polygones  trés-irregulîers  ,  de  Philadel- 
phie* tbid.'ïi0  4.  Groupe  de  criftaux  de  fer  fpéculaires ,  dans  une 
terre  argifeufe  blanche  qui  parott  criftaHifée;  mais  cette  appa- 
rente n'eft  due  qu'a  Vimpreffion  qu'ont  laiflee  fur  cette  terre 
moite  les  facettes  d'autres  criftaux  de  fer  que  ce  morceau  con- 
tenoh.  II  eft  mêlé  de  quartz,  &  vient  d'Àltenberg.  Ibid.  p.  r20, 
H*  15.  Ftrtum  YttraRorium  cryflolli fatum  cryftaUis  polycdris  in 
quartxp  cryftallifato  3  ex  infittâ  Elbe.  Litopfa.  Bonn  II,  p.  138- 
Rétmatites  ekruleftetis  cryftallifatus  cryftaUis  polycdris  nitentibus, 
à  Bondorf  Saecia.  Ibid.  p.  134.  Minera  ferri  grifea  vel  catrulef- 
ttns  ttffiilaris.  Wall.  Min.  1778, fp.  326,  à;  &  327,  c.  w  Tef- 
ftfutis  feu  rhombh  çrifcis  nitentibus  plàs  minus  ordinatis  &  dif- 
»  tinSis  ejl  compofita ,  infra&urâfempcr  infiar ferri  politi  nitcns.  « 
Ibid.  p.  240. 

(56)  Eflai  de  CriftaHqgraphie,  p.  359 ,  var  a;  Weig.  oarf. 
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&  pour  l'ordinaire  pofées  de  champ  comme  les 
fpaths  dits  en  crêtes  de  coq  :  je  dis  pour  l'ordinaire, 
car  elles  font  quelquefois  empilées  ou  pofées 
verticalement  les  unes  au  deffus  des  autres ,  de 
manière  à  former  des  efpèces  de  tourelles  articu- 
lées. On  y  difHngue  même  quelquefois  les  veftiges 
de  deux  pyramides  trièdres  obtufes  jointes  bafe 
à  bafe  en  fens  contraire  »  de  manière  que  les  an- 
gles de  Tune  des  bafes  divifent   également  les 

ail.  p.  358.  Mine  de  fer  grife  lenticulaire  à  plans  rhombes  ou  fiûV 
pentagones  (triés,  &  à  bords  minces  &  tranchans,fans  aucun 
veftige  des  plans  liffes  intermédiaires.  Démette ,  Leur,  vok  II, 
p.  262,  var.  6.  Minera  ferri  concava,  in  eu] us  cavitate  undiqut 
fefe  erigunt  fquamét ,  utrinque  lettres  ,  à  bafi  parum  craffâ  in  aciem 
adeà  acrem  deflnentes ,  ut  non  minas  quam  oopacula  feiniant;  ni* 
gri  coloris,  in  fodinis  llv*  frtqutns ,  quam  ann.  1708,  ipfe  inihi 
ieeuffu  CappelL  Prodr.  cryft.  p.  38.  Ferri  naùvl  corpora  plana.» 
in  medio  crajfiora  exifientia ,  cV  ver  fus  extrema  fenfim  attenuata  , 
mbi  in  limhum  acutum  undique definiutt,  Sténo,  Difl*.  Prodr.  Capp. 
.  ibid.  Ftrrum  retra&orium  cryjtallifatunt  cryftallis  criftatis  ,  ex  in- 
fulA  Elbe.  Litoph.  Bom.  II ,  p.  138.  Hématites  or rulefcens  cryfc 
tallifatus  cryftalUs  orbicularihus  ,  ex  infulâ  Elbe*  lbid.  p.  134» 
—totrulefcens  micaceus  lamellofus  ,  lamellis  ere&is  criftatis ,  è 
Zorge  ad  Blaukenburg  Hercynia,  lbid.  —  cmralefcens  micaceus, 
lamellis  rotundatis  ere&is.  quartxp  cryftalUfato  infidentibus  ,èDog- 
naska  Bann.  Temefw.  Ibid.,1 ,  pi.  I ,  p.  117.  Hématites  lamellofus 
lamellis  rotandis  ere&is  &  decumbenubus ,  ex  infulâ  Elbe.  Pini, 
p.  100  &  10 1.  —  rofaceus  if  lenûculatu  diu ficus.  Ibid.  p.  ioa» 
103  &  104.  —  criftatus  &  rofaceus.  Ibid.  p.  106.. —  turritus  tur~ 
ribus  conftantibus  ex  htmatitibus  nummiformibus.  Ibid.  p.  107» 
Mine  de  fer  grife  criftallifée  en  lames  minces  pofées  de  champ  Âc 
très-ferrées  les  unes  contre  les  autres  comme  les  fpaths  dits  e» 
trêus  de  coq*  Defcripu  de  Min.  p.  iai ,  n*  i& 
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laces  de  la  bafe  oppofée  ;  mais  les  angles  de  ces 
pyramides  s'oblitèrent  au  point  que  leurs  bords , 
au  lieu  d'être  angulaires ,  font  arrondis  &  curvi- 
lignes (57). 

-  C'eA  encore  à  cette  efpèce  qu'on  doit  rapporter 
la  mine  de  fer  micacée  grife  (58),  dite  eifenman  par 
les  Allemands ,  laquelle  n'eft  autre  chofe  qu'un 
fer  peu  fulfuré ,  qui  fe  trouve  en  petites  écailles 
ou  paillettes  luttantes  ;  celles-ci  n'ont  que  très-peu 
d'adhérence  entre  elles ,  &  même  fe  féparent  au 
moindre  frottement.  Cette  mine  de  fer  micacée 
grife  eft  fouvent  le  produit  de  la  réaâion  d'une 
vapeur  de  foie  de  foufre  affez  long- temps  conti- 


G>7)  Voyez  un  groupe  de  ces  criftaux  de  mine  de  fer  grîfe 
lendculaîre  à  plans  fubpéntagones  ,  de  l'île  d'Elbe ,  repréfenté 
pf  •  Il  9  fig.  3  de  la  première  Décade  du  Règne  minéral  en  plancha 
coloriées  de  d'Agoty.  J'ai  ce  groupe  dans  ma  collection.  La 
figure  4  de  la  même  planche  repréfente  un  criftai  décaché  de 
cette  variété. 

(58)  Ftrrum  micAceum  cinertum.  Auûor.  —  mineralifatum 
fqmamofum,  griftum,  fplendens  friabile.  Carth.  El.  Min.  p.  72, 
—  întraSabile  rubricans  micaceum  nittm.  Limu  Syfl.nat.  1768 1 
p.  139,  n°  1%.— mineralifatum ,  minera  mieacea,  fquamo fa  colore 
frifeo  fui  ferreo  irûeiu.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  308.  Minera  ferri  cal- 
ciformis  para  iniurata  fquamofa.  Cronft.  §.  203 ,  X  ,  i.  Fermât 
calcifome  micaceum.  Scop.  Princ.  min.  $.  245  ,  c.H&matites  extra- 
lefcens  micaeeus.  Litoph.  Born.  I,  p.  117.  Mine  de  fer  micacéq 
frife.  Defcript.  de  Mip.  p.  114,  etp.  VI;  Sage,  Elém.dt  Min. 
vol*  11, p.  176,  eip.  VU; Démolie ,  Lettres,  vol.  H,  p.  267^ 
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Huée  fur  des  hématites  ou  mines  de  Fer  calcifor* 
mes  pour  les  minéralifer ,  de  même  qu'on  voit 
quelquefois  les  mines  de  plomb  blanches  pafler  à 
l'état  de  galène  ou  de  mine  de  plomb  (ulfureufe, 
par  la  réa&on  continuée  d'une  pareille  vapeur 
de  foie  de  foufre.  Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'eft 
<jue  la  mine  de  fer  micacée  grife  accompagne 
fouvent  l'hématite  (59) ,  &  fur-tout  celle  dopt  la 
furface  eft  nuaneée  de  couleurs  vives  &  cha- 
toyantes ,  qui  ne  peuvent  avoir  été  produites  que 
par  une  femblable  vapeur.  Cette  mine  eft  auffi 
quelquefois  fuperfîcieHe  en  façons  de  dcndri- 
ies  (60). 


(59)  Mme  de  fer  micacée  grife  mêlée  d'hématite  cellulaire  & 
Jpongieufe  dans  du  quartz  de  Saxe.  Defcr.  de  Min.  p.  1 15 ,  n°  a. 
•—fur  de  l'hématite  colorée  de  Vile  d'Elbe.  Ibid.  n*  3.  Héma- 
tite en  grappe  qui  fe  minéralife,  ou  dont  la  furface  a  paffé  à  l'é- 
tat de  mine  de  fer  micacée  grife.  Ibid.  p.  136,  n°  16,  Hématite 
cellulaire  de  i'He  d'Elbe ,  dans  laquelle  le  paffage  à  la  mine  de 
fer  micacée  grife  eft  très-fenfibie.  Lafuperficie  des  mamelons  eft 
Vivement  colorée.  Ibid.  n*  37.  Hématite  prdque  entièrement  dé- 
compose &  à  l'état  de  mine  de  fer  micacée  grife*  Le  peu  qui 
tefte  de  fes  mamelons  eft  de  couleur  d'oc  JUA  n*  18.  JZcwta- 
tites  cœruttfttns  mUêtttts  fquamis  mêJtrito&fitperfioU  coiorqùà,  è 
tavâ  dtlRio  i/rfiil*  Elbe.  Litoph.  Born.  IJ,  p.  134.  —  .ftufoff* 
àiinoribus.  lbkL  —  cmruUfcent  micactas  &  faramofus  ex  ùtfiUà 
Elbe.  Pini,  Ojfetvai.  p.  104  &  105.  Voyez  Forft,  CataU  1771, 

'  (60)  Hematius  eœrulefcens  dendreticas  in  tajride  cukarfo  ftaptfi 
tente  ,  ex  tnfulà  Etbe.  Litoph.  BoriK  11,  p,  134.  If.  Béflon  à 
rapporté  de  cette  île  de  très-beaux  morceaux  de  cette  variété; 
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On  trouve  enfin  la  mine  de  fer  grîfe  ou  bleuâtre* 
légèrement  fulfurée,en  maiîes  écailleufes  plus  con- 
fiantes (61) ,  ou  en  maffes  irrégulières,  dont  le 
tiflu  eft  tantôt  lamelleux  ou  ftrié  (62)  ,  tantôt 
granuleux  (63)  ,  &  tantôt  folide  8c  compafte 
comme  Tacier  (64).  Ces  dernières  variétés  appar- 
tiennent à  la  criftallifation  confafe. 


(61)  Mme  de  fer  micacée  bleuâtre  à  petites  écailles  pinç  adhé- 
rentes que  celles  des  morceaux  précédera  ;  du  mont  Ormberg- 
en  Suéde.  Defcript.  de  Min.  p.  116,  n°  4.  Mintra  ftrri  grifea 
particulis  micans.  WaJL  Min.  fp.  326 ,  b.  —  cœrulefcehs  particules 
mica/rs.  lbid.  fp.  327  ,  a.  Ferram  fubretra&orium  rubricofum  par* 
ttculis  fquamofis.  Linn;  Syft.  nat.  p.  139*11*  i6V'  ' 

(61)  Minuta  ferti  catultfceni  lamtUèfa.  Walt;  Afin.  fy.  gay, 
.i.  Ferrum  intraSUbiît  rubricans  ,  fquamis  fitblàminofis  taruUf- 
eentibus.  Linn.  Syfl.  nat.  p.  140,  n°  19.  Hématites,  cmrulefcens) 
priâtes  fra&utâ  nittnte,  i  Larigjbanshyttan Suai*.  Litoph.J  Bovti* 
U,  p.  134.  FtrrSnï  rtiïdBoriuiti  firuttum  nitcnsfatie  antiiMnii  fa 
argillâ  ikdutatâ,  es  Altenberg  S4X.  lbià,  f.  138.  Mine  de  far 
bleuâtre  folide  &  feuilletée,  de  Graènge  en  Dalécarlie.  Défit. 
ii  Min:  p.  114,  «*  4-  Mine  de  fet  criftaffiféé  ,  famelfetofeife 
•ftnée*  Ses  fonts  r  qui&nt  colorées  ,  le  concentrent  fur  une 
gangue  quarçzeufe*  d? Altenberg.  Ib'uL  p.  121 ,  n°  17. 

(63)  Mintra  ferti  grifte-granutata,  \^all.  Min.  fp.  326,  ç. 
—cmrulefcêts  granufons,  Ibid.  fp.  317,  b. Hématites  ectrufef* 
uns  particulis  grauulatis  nitentibus.  Litoph.  0orn.  I,  p.  137. 

(64)  Mintra  ferti  grifea  folida.  Wall.  Min.  fp.  326  %  a.  —Jpe- 
auUris*  lbid.  fp.  326,  e.  Terrain  fubretraSorium  rubricofum ,  par* 
ticulit  impalpabilibus  nitidi*  Linn*  Syji.  nat.  p.  139,11°  15. — in* 

f$ra8abi[e  rubricans.  fcinùllans  folidum  rhombeo-ftriatam.  lbid. 
pt  140,  n#  oô.  Bornantes  caralefcens  anwrphus  folidus  ,  par^icuj^s 
impalpabilibus.  Litoph.  Born.  I ,  j?.  117.  —Jbliïus-  textirâ  d*+ 


Espèce    IV. 
Pyrites  martiales  ;  marcaffites. 

Sydero-pyrites  feu  pyrites  fulphuris.  Auétor.  Ferrum  palliée  lu* 
teum  fpïendens  polymorphum.  Wolt.  Min.  p.  31.  Sulphur  marte 

-  Jkturatum  ;  pyrites.  Cronft.  %.  152.  Fermm  minerali fatum.  Scop. 
Princ.  min.  J.  243,  Bergra.  Opufc.  II ,  p.  433  &  499,  Pyrite 
martiale  ou  fulfureufe.  Defcript.  de  Min.  p.  122,  efp^VIIf; 
Démette,  Lettres,  vol.  II,  p.  270,  efp.  VU.  Fer  minéraiifé 
avec  beaucoup  de  foufre  &  de  zinc*  Sage ,  Elem.  de  Min.  p.  176, 

efp.  vin. 

La  pyrite  martiale  réfutant  de  la  combinaifon 
du  fer  avec  une  grande  quantité  de  foufre  (64), 
paroît  devoir  la  multiplicité  des  formes  criftallines 
qu'elle  nous  préfente ,  à  la  faturation  plus  ou  moins 
parfaite  de  la  terre  martiale  avec  le  foufre  ,  pulf 
que  ce  dernier  s'y  rencontre  dans  dés  proportions 
très- variables,  c'eft-à-dire ,  depuis  23  ,  jufqu'à  30» 
36, 40 ,  &  même  45  livres  par  quintal.  Lorfque 
la  faturation  de  ces  deux  fubiiances  eft  parfaite  , 
■  ■     ■  »  ■ 

lybtâ.  Ibid.  II,  p.  134.  Mine  de  fer  folîde  8e  d'un  gris  bleuâtre 

•  h  petits  points  briilans,  de  Laengbans  en  Werme!ande«  Dtfir* 

deMin.  p.  1 13 ,  n»  1.  —  folide  d'un  gris  bleuâtre.  Ibid.  n»  2  &$* 

(AS)  n  Qu*  fitlpàure  fatiat*  funt,  pyritarum  fulpkareonm  vt- 
'  y*  niunt  nomine ,  cùm  ab  illis  non  nift  fiilphur  eliciatur;  nam  etflcon- 
»»  ùneant  fiepè  tan  tu  m  metalliut  impenfas  tliquatioms  ferant ,  aw 
»  tallum  tamen  edu&um  fuâ  in  igne'fragilitate  fit  intra&abih ,  & 
nairi  libero  expofitum  facillimè  in  rubiginemfatifcit.il  Bergm. 
Opufc*  II,  p.  434. 

k 
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la  pyrite  affeâe  les  formes  cubiques  f  Unes  ou 
ftriées  ,  ainfi  que  la  forme  oâaèdre  &  leurs  dif- 
férentes modifications  ;  dans  ce  cas ,  elle  eft  beau- 
coup moins  fujette  à  fe  décompofer  par  la  voit 
humide  que  par  la  voie  sèche  ;  mats  lorfqu'au  con- 
traire', le  foufre  excède  la  quantité  néceffaire  à 
l'exaâe  faturation  de  la  terre  martiale  ,  les  formes 
criflallines  de  la  pyrite  font  rhomboïdales ,  aiguil- 
lées 9  prifmatiques  &  rarement  bien  diftinâes  ;  elle 
eft  alors  très-fujette  à  fe  décompofer  par  l'effio- 
refeence ,  c'eft-â-dire ,  à  fe  yitriolifer  par  le  con- 
cours de  l'humidité» 

La  pyrite  martiale  prend  les  noms  de  marcaf* 
Jiu  ou  de  pyrite  cuivreufe,  lorfqu'outre le  fer* 
elle  contient  un  peu  de  cuivre  ;  &  on  la  nomme 
-pyrite  aurifère ,  lorfqu'il  s'y  *  trouve  de  plus  une 
certaine  quantité  d*or.  Sans  examiner  ici  jufqu'à 
«Jnel  point  ces  fubftances  métalliques  étrangères, 
ainfi  que  le  fcinc ,  &  même  les  terres  non  métal- 
liques contenues  dans  la  pyrite ,  peuvent  influer 
fur  les  différentes  formes  qu'elle  nous  préfente  , 
je  vais  tracer  le  tableau  de  ces  différentes  formes» 
en  commençant  par  les  plus  (impies  *  fous  les- 
quelles les  plus  compliquées  viendront  fe  ranger  » 
puifqu'elles  n'en  font ,  comme  on  va  le  voif ,  que 
de  très-légères  modifications* 
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Cristallisation  déterminée  (66). 

[a]  Pyrites  ou  Marcaffttes  cubiques  UJfes*  (PL  II, 

fig.  i.) 

Cube  reâang?e  USe  dont  iet  angles  &  les  bords  font  entiers* 
Ejfaide  Crifl*  p.  300 ,  var.  1 ,  pi.  IV,  fig.  2  ;  Weig.  trad.  ail. 
p.  299,  var,  1  ;  Démefte,  Lettres,  vol.  Il, p.  37a ,  var.  1.  Py- 

"  rites  eryftnUifattis  cubitus  fltptrfiete  politâ.  Litoph.  Born.  I, 
F*  57*  Pyrite*  tryfialUnas  kê*atdrjtê  ex  quadraagulis  cu&uus. 
Linn*  Syfl.  nat.  p.  1 14 ,  n9  3 ,  fi ,  fig.  19.  —  cryjjtullifauts  Uxa*- 
dricus,  exçlanisfcx  tetragonis.  Ibicf.  1756,0. 173  ,  tab.  VIII, 
fig»  ia  ;  Muf.  TeflT.  {*  42 ,  n*  4.  MarcAafit*  A'exaeiric*  teffit* 
Ures#u<U&  ûvaflpUt*.  Wall.  Min.  fp.  276 ,  k  Pyricubia* 
HH1,  HilUof  foff.  p.6i9,pf.  V,  fp.  1  &  2.  Pyritt*  auadram 
feu  cubicus.  Gefh.  <&,/*£•  /<z/>i</.  p.  13  ,.fig.  2;  Volknu  SileC 
fubter.  p.  14* 

Les  pyrites  de  cette  forme  font  les  plus  corn* 
munes  de  toutes  celles  qui  criftstfliient  folitaire*» 
ment.  Elles  font  terminées  par  fîx  faces  égales  ou 
à  peu  près  égales ,  pofées  à  angles  droits  (67).  On 

s 

_  (66)  Pytites  cryftalfinus  fat  mimralifattn  ayfttdtifatns.  Lion* 
Syjl.  nat,  1768,  p.  H35ri0  3.  Sulpkurferro  mineralifutum  formé 
cryflaltifatâ  ;  marchafita.  Walf.  Min*  1778,  fp.  276.  Pyrites  fut* 
fêPUi  aryftutiijktm.  Cronft.  §.  152  i  a ,  4  ;  S  fit  de  Crrft.  p.  30c* 
&  fuiv.  efp.  IV ,  VI  ,  VII  &  Vlii;  DêfcripL  dé  Mi*  pu  s%, 
efp.  IV  ;  &  p.  291 ,  cfp.  VI. 

(67)  »»  Pyrite  lapidis  formam  Jcribis  (  dit  Scaliger  à  Cardan) 
ve£e  mvnunquam  utujjïr*,  M  guandoque  ut  cubi,  tquidg»  t* 
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les  troilve  ou  folîtaîres  (68)  f  ou  groupées  (69)  f 
depuis  le  dernier  degré  de  petiteffe  (70)  ,  juf- 
qu^à  trois  pouces  ou  environ  de  diamètre.  Leur 
couleur  eft  d'un  jaufte  pâte  verdâtré ,  plus  ou  moins 
brillant  ;  mais  leur  furface  efi  fouvent  obfcure  & 
férrugineufe ,  par  la  pefte  du  foufre  qui  la  miné- 
ralifoit.  Celles  de  ces  pyrites  qui  font  enfevelies 
dans  des  roches  fchifteufes  &  calcaires ,  font  d'une 

• 

n  ignoratt  notim  cubam  ac  tejferam  idem  ejjc.  ...pyrite  perd  figura. 
#9  qui  rtddat  rationem ,  reddat  Ml  idem  humanœ  quoque  acjerpentinè 
nfigurd.  ««  Scaiig.  defubtîl.  ad  Cardan,  exefc.  CIV. 

(68)  Pyrites  cryjlallifatas  cuiictts  major  folitarius  folidas ,  fa- 
perficie  polhâ  ;t  ex  tara  chalybeâ.  Lfcoph.  Born.  I,  p.  57.  —  cubi* 
minorihus  folitariis.  lbid.  —  cubis  folitariis  in  fpatho  calcarh 
tryfldUifato.  lbid.  II,  p.  105.  —  cubis  folitariis  in  terra  calcarii 
indaratâ  nigrâ  fuillâ.  lbid.  —  cubis  argillét  indutatdt  pirefeenti 
immerfis,  lbid,  Cuprum  flapum  cryftallifatum  cubicum.  Ibid.  I, 
p.  lit.  Pyrites  iftaYtialês  fofîfaîres  criftaTOTées  en  cubes  dont  les 
borde  &  les  angles  font  entiers.  Les  unes  font  iuifantes  &  d'un 
jaune  pâfe  ;  d'autres  font  plus  ou  moins  obfcures ,  &  comme 
rouïflées  par  l'altération  qu'elles  ont  éprouvée  à  leur  furface. 
Defcript.  de  Min»  p.  285,  n°  1,  —  en  petits  cubes  luifans  épara 
dans  du  fchifte  de  Baffe-Bretagne,  lbid.  nc  2. 

Ç69)  Pyrites  cryjtailifatus  cubicus  è  cubo-majori  cubis  minori- 
hus imbncatQ  ;  nux  margacea  Ritteri.  Eph.  Nat.  Cur.  tûm  VI  j 
Litoph.  Born.  I,  p.  57.  —  cubis  majorîbus  aggregatis  fuperfici* 
politâ.  lbid.  —  cubis  minorihus  in  globos  aggregatis.  lbid.  —  ci- 
bis  minimis  aggregatis  dijtin&is.  lbid.  —  cubis  majoribus  imbricar 
<f*.  Ibid,  II ,  p.  105.  Voye*  Defcripu  de  Min.  p.  286 ,  nw  5  Se  è'm 

(70)  Pyrites  minimi  acuratiffimè  angulati  injïar  altaruih ,  feM 
ïaieriius  ,duriffimi ,  flayi ,  ffUmkntes*  Lteuwnj).  Àrc.nlt.  t.  2, 
p.  64. 

Oij 
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origine  antérieure  à  celle  de  la  roche  qui  les  ren* 

ferme. 

Variété  /.  Le  cube  liffe  applati  ou  tronqué  pa- 
rallèlement à  deux  de  fes  faces  (/>/.  ll%  fig.  z  ). 

Varilti  2.  Le  cube  liffe  alongé  parallèlement 
à  deux  de  fes  faces  (71) ,  ou  parallélépipède  rec- 
tangle (  PI.  II 9  fig.  3  ). 

Variété  3.  Le  parallélépipède  reâangle  liffe 
applati  (  PL  II9fig.  4  ). 

J'ai  des  marcaflïtes  folitaires  (7a)  qui  préfen- 
tent  ces  différentes  modifications  du  cube  liffe  dans 
Tune  ou  l'autre  de  fes  trois  dimenfions.  Je  les 
poflède  également  dans  le  cubefirii. 

Variété  4.  Le  cube  liffe,  dont  les  huit  angles 
folides  font  peu  tronqués  (73) ,  d'où  réfulte  un 
polyèdre  à  quatorze  facettes ,  dont  fix  oâogones 

**  '  ■        1  ■  ■  1         ..i       .i  ,        1  ■  1  ■  ■  m  — — — 

/ 

(71)  Cette  variété  fe  trouve  dans  les  mêmes  lieux  que  h 
précédente.  Elle  reflemble  fouvent  à  une  folive  écarrie.  EJfai 
Je  Crift.  p.  301 ,  var. a ,  pï.  IV , fig.  1 , 3 , 4; Démette , Lettres, 
vol.  II ,  p.  273  ,  van  3.  Marchafifét  hexaèdre  prifmalicx.  Wall. 
Min.  fp.  276,  c.  Sunt  figura  oblongà  paralUlipiptia.  IbicL 

(72)  Pyrites  martiales  folitaires  criftallifées  en  parallé!  ipipèdef 
reclangfes  dont  les  bords  &  les  angles  font  entiers.  Defcript.à 
Min.  p.  287  »  n#  *■ 

(73)  Effai  de  Crift.  p.  30a ,  var.  5 ,  pî.  IV ,  fig.  6  ;  Démette, 
Lettres ,  vol.  II ,  p.  273 ,  var.  4.  J'ai  déjà  remarqué  ailleurs  qu# 
)es  huit  plans  triangulaires  de  ces  criftaux  mdiquoient  un  paflagQ 
à  la  forme  tâaedrt ,  comme  les  fix  troncatures  carrées  de  foc* 
tttfrç  iodiquen*  un  paflage  k  h  toim  ci#f  «*.. 
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largos  ,  &  huit  triangulaires  équïïateraîes  (PL  II, 

Ces  marcaflïtes  font  tantôt  (binaires  &  tantôt 

groupées.  J'en  ai ,  dont  un  des  angles  foUdes  eft 

à  peine  tronqué ,  tandis  que  les  autres  le  font 

plus  ou  moins  profondément  ;  ce  qui  modifie  la 

figure  de  trois  des  oâogones  en  heptagones ,  & 

montre  en  même  temps  la  tendance  de  ces  crif- 

taux  à  prendre  la  forme  cubique  complète  &  fans 

troncature. 

» 

Variiti  S.  Le  cube  liffe ,  dont'  les  huit  angles 
folides  font  tronqués  affez  profondément  pour  que 
les  huit  triangles  équilatéraux,qui  réfultent  de  ces 
troncatures ,  fe  touchent  par  leurs  angles  (74)  ; 
te  qui  change  en  carrés  9  qui  fe  touchent  aufli  par 
leurs  angles ,  les  fix  oâogones  de  la  variété  précé- 
dente (PL  II  %  fig*  7).  Je  poffède  une  modifica- 
tion de  cette  variété  9  dont  les  cubes  s'alongent 
en  paxaUélipipèdes  rectangles  ;  ce  qui  change  ea 
hexagones  alongés  quatre  des  carrés  qui  forment 
ici  les  côtés  du  prifme  tétraèdre  reâangulaire  ;  îes- 


C74)  Effaî  de  Crift.  p.  303 ,  W.  6,  pi.  IV,  fig.  7.  Pyrites  e* 
cabo  &  o8aedro  compofitus,  qui  fex  quadrata  &  080  triangula  ojleu- 
<Bz  ferri  parûceps.  Camerar,  Eph.  Nat.  Cur.  cçnt.  III,  obf.  9^ 
Pyrites  cryjïallinas  nflèradecaedrus,  ex  tetragonis  fex,  trigpnis  080* 
Linn.  Syft.  nat.  p.  1 14,  n*  3, 1 ,  fig.  ai.  Marchafluedecatetraedricv^ 
WaH.  Win.  fp.  076 ,  1.  Suntcubi  quotumanguli  omntsfunttruncatU 
Q>id.  Voyez DaviIa,Cow^U, p.  333)Q°  13. 

Oui 
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autres  faces  refont  les  mêmes.  Ces  paraliélipn 
pèdes  tronqués  dans  leurs  huit  angles  folides  #  ne 
montrent  qu'une  de  leurs  extrémités ,  étant  im- 
plantés par  Uautre  fur  un  petit  groupe  de  criftaux 
de  roche  très-diaphanes ,  du  Pauphiné. 

Ces  marcaffites  fç  trouvent  rarement  fpUtaifes 
2c  d'une  régularité  parfaite.  Quelques-unes  de  leurs 
troncatures  étant  plus  profondes  que  les  autres  » 
çlles  montrent  alors  le  paffagç  à  la  variété  fqivajue. 

Variété  S.  Le  cube  lifle ,  dont  les  huit  angles 
fplides  font  encorç  plus  tronqués  (75);  le  polyèdre 
xefte  toujours  à  quatorze  facettes  ;  mais  la  feôion 
plus  profonde  des  angles  du  cube»  change  les  huit 
triangles  équilatéraux  de  la  figure  précédente  9  en 
jutant  d'hexagones  >  dont  les  çôttçs,  font  alterna- 
tivement grands  &  petits  (  fL  U>fi%  s  )• 

Je  poffède  une  marcaffite  folitaire  très-parfaite  » 
&  quelques  autres  groupées  ,  4e  cette  variété. 

ffariété  7.  Le  cube  lifle  »  dont  les  huit  angles 
folides  font  tronqués  de  biais  par  les  faces  ;  ce  qui 
produit  un  polyèdre  à  trente  facettes  (76) ,  6- 


(75)  Effaide  Criii  p.  30$,  vat.  7,  pî.  W9  fig*  S.  PynV* 

martiales  foliaires  à  14  facettes ,  ou  crUUUife'e*  en  cubes  dort 
ies  huit  angles  folides  font  plus  ou  moins  tronqués.  Vtfcrijit*  k 
Min.  p.  287  ,  nQ  !*• 

(76)  Un  de  ces  polyèdres  à  30  facettes  çft  lepré&ntépLXX» 
îett.  C  de  la  ae  Décade  du  Mègnt  minéral  tu  planches  colvtid 
de  d'Agoty. 
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voir  y  fix  grands  oâogones  qui  appartiennent  aux 
faces  du  cube ,  &  vingt-quatre  petits  triangles  ifo 
cèles  en  bifeau  (PLII%fig.  n). 

Dans  cette  variété ,  les  huit  angles  folides  du 
cube  font  remplacés  par  huit  petites  pyramides 
trièdres ,  de  même  qu'on  l'obferve  dans  le  do- 
décaèdre de  la  variété  19.  On  trouve  de  ces  mar* 
caflites  dans  les  montagnes  du  bourg  d'Oifan  en 

Dauphin^ 

VarUti  8.  La  variété  précédente  »  dont  l'extré- 
mité des  huit  angles  folides  eft  de  plus  tronquée 
net  (77)  ;  ce  qui  ajoute  à  ce  polyèdre  huit  petits 
triangles  équilatéraux  lifles  »  &  change  en  trapèzes 
les  vingt-quatre  triangles  ifocèles  9  les  autres  faces 
reliant  les  mêmes  (  JV.  II9fig.  13*). 

J'ai  des  marcafiùes  de  cette  variété  en  cubes 
folitaires  &  groupés ,  d'un  pouce  de  diamètre  &  au 
defibus. 

Vanki  j>.  Le  cube  lkffe  ,  dont  les  huit  angles 
folides  font  tronqués  net  »  &  funronqués  de  biais 

par  les  bords  (78) ,  d'où  refaite  un  polyèdre  à 

■  ■     ■■  "  >  '    ■■ 

(77)  Groupe  de  deux  marcaffites  en  cubes  ,  dont  les  huit  an- 
gles folides  font  tronqués  de  biais  por  tes*  races  9  ce  de  plus  fur* 
tronqués.  D'Agoty ,  Règne  min.  pf.  XX ,  fig.  3*  On  voit  à  la  lettre 
D  une  marcaffite  fblxuire  de  cette  variété.  J'ai  fréquemment 
obfervé  ces  mêmes  troncatures  &  furtroncatures  des  huit  angfefc- 
folides  du  cube  dans  Tes  marcaflites  dodécaèdres  à  pîans  pentar 
gones  de  nie  d'Elbe ,  comme  on  ft  verra  phis  bas ,  wr.  19. 

(78}  Groupe  de  marcaffitea  cubiques  dam  le*  huit  angles  fo- 

Oiv 
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trente-huit  facettes ,  dont  fix  grands  polygones  à 
feize  côtés ,  qui  appartiennent  aux  faces  du  cube, 
vingt-quatre  triangles  fcalènes  ,  &huit  hexagones 
irréguliers  (  P/.  ll9jîg,  14). 

Je  poflede  des  marçaffites  folitaires  &  groupées, 
tant  de  cette  variété  que  de  la  fuivante. 

Fariitè  /o.  La  variété  précédente  plus  forte- 
ment tronquée  ;  ce  qui  change  en  dodécagones 
les  fix  polygones  à  feize  côtés ,  &  les  huit  hexa- 
gones irréguliers  en  triangles  équilatéraux  ;  les 
autres  faces  refïant  les  mêmes  (PLII^fig.  /5) 

Dans  cette  variété ,  de  même  que  dans  la  pré- 
cédente ,  les  triangles  des  furtroncatures  font  quel-* 
quefois  ifocèles ,  &  trçs-fquvent  rectangles. 

DQ  Pyrites  ou  Marcaffitcs  cubiques Jlriccs  (jçl)% 

Fariété  //.  Le  cube  ou  le  parallélépipède  rec- 
tangle ,  ftrié  fur  toutes  fes  faces  ,  mais  dont  les 
bords  &  les  angles  font  entiers  oç  fuis  troncaturea 
{PLIJtfg,,7). 

Cette  variété,  d'où  paroiffent  dériver  la  phi- 


|ides  font  tronqués  net,  $  de  plus  furtronqués  de  biais  par  Ie$ 
tords.  D*Àgoty ,  ibU.  figt  4.  La  iett,  E  de  la  même  planche; 
offre  une  marcaffite  folitaire  de  cette  yari<té- 

(79)  Effai  de  Grill,  p,  30a,  var,  3; &p.  304,  yar.  8  &  9» 
pl«  lV,fig,5, 10, 11  &  12;  Démette,  Ltttr.  vol.  II, p.  a^, 
var.  a  &  3;  $  p,  274,  yar,  $$6* 
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part  des  variétés  fuivantes ,  eft  très-fingulière ,  en 
ce  que  les  ftries  des  faces  oppofées  font  paral- 
lèles entre  elles ,  &  perpendiculaires  à  celles  des 
laces  voifines  (80).  Cette  direâion  contraire  des 
cannelures  dont  les  faces  du  cube  font  fillon- 
nées ,  indiquent ,  fuivant  Stenon ,  deux  mouve- 
mens  divers  dans  le  fluide  ambiant,,  l'un  vertical, 
&  les  deux  autres  horizontaux ,  mais  perpendi- 
culaires l'un  à  l'autre  :  »  Ces  cubes ,  ajoute-t-il , 
v>  paroiflent  avoir  pris  leur  accroiffement  entre 
*»  deux  fluides  (81)  ;  puifque ,  dans  les  plus  gros 
»  cubes  ,  on  ne  voit  pas  le  moindre  veftige  d'une 
»  adhérence  avec  un  corps  étranger ,  quoiqu'on 
»»  en  trouve  fouvent  de  petits  9  qui ,  durant  leur 
»  accroiffement ,  fe  font  unis  les  uns  aux  autres  à 
»  la  furface  du  fluide  (82).  «  M.  de  Mairan  à  auffi 
cherché  à  rendre  raifon  de  l'admirable  ftruâure 
de  ces  marcaflitçs  ;  mais  l'explication .  qu'il  en 


(80)  »  In  pyritarum  familiâ  cubi  nonnunquam  occurrunt  fingu- 
»*  lari  ftriati  mode  ,  adeà  ut  unius  lateris  Une*  ftnt  Mis  perpcndîcu- 
99  lares  qu*  quatuor  adjaccntia  diftingunL  «  Bergm.  defig.  cryflallor. 
p.a3,tab.I,fig.  15. 

(81)  Voyez  dans  la  féconde  partie,  vol.  II ,  p.  68,  $.  VII, 
la  manière  dont  Stenon  concevoit  ftiâion  de  ces  deux  fluides. 

(8a)  Difftrt.  de  folid.  intrà  folié,  trad.  en  franc,  dans  laCoF- 
feâion  académique ,  part,  étrang.  vol.  IV,  p.  402  &  403.  L'un  des 
fluides  dont  if  s'agit  étoit  aqueux ,  autant  que  l'on  en  peut  juger, 
dit-il ,  par  la  nature  du  banc  où  l'on  trouve  ces  cubes,  &  qui 
n'efi  autre  chofe  qu'un  fédiment  du  même  fluide.  Ui<L    . 
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donne  (83)  ,  eft  plus  ingénieufe  que  farisfaifante  » 
puifqu'on  ne  remarque  dans  l'intérieur  de  ces 
cubes  pyriteux ,  aucune  trace  des  aiguilles  ou  fibres 
parallèles  ,  dont  il  les  dit  compofés  jufqu'à  leur 
centre  (84)* 


w 


(83)  Dans  fa  Dijfèrtation  fur  la  glace,?.  156&  fuhr.  ,pl.II, 
fig-  3 ,  C,  P ,  J.  »  il  y  a ,  dît-il ,  des  pyrites  formées  comme  de 
»  petits  dés ,  tant  cuivreufes  éc  dorées ,  que  ferrugineùfes  &  ar- 
yy  fènicales  ou  bfanches ,  dont  il  femble  que  la  ftruâure  admi- 
»  rabfe ,  toute  viGble  qu'elle  eft  ordinairement  fans  le  fecours 
n  de  la  foupe  &  du  mîcrofcope  ,  ait  échappé  aux  Naturaliftes  ; 
1»  du  moins  ne  trouvé-jenulle  part  qu'ils  en  aient  parlé.  «  (M,  de 
Mairan  ne  connoiflbit  pas  fans  doute  le  Traité  de  Stenon  que  je 
viens  de  citer ,  où  fe  trouve  une  defcrîption  très-exaâe  de  ces 
marcaffites.)  »  Ce  que  je  remarque  donc  de  plus  fingulier  dans 
.  »  cette  conftruâion,  continue  M,  de  Mairan ,  c'eft  que  ces  py- 
99  rites  cubiques  ou  parailélipipèdes  reûangles,  toutes  compoféts 
n  de  petites  aiguilles  de  même  madère,  ont  toujours  régulière- 
99  ment  ces  aiguilles  dirigées  a  angles  droits  les  unes  a  l'égard 
m  des  autres ,  non  fur  un  même  plan ,  mais  par  rapport  à  celles 
99 des  autres  faces  du  cube;  c'eft-à-dire  qu'elles  font  parallèles 
"entre  elfes  fur  chacune  des  fix  faces  du  cube,  et  perpejndf- 
tfrcuhires  a  celles  de  chacune  des  quatre  faces  contiguës,  qui  * 
»  par  la  nature  du  cube  ou  du  paralléUpipède  reâangle  ,  font 
99  elles-mêmes  perpendiculaires  l'une  à  l'autre.  u  M.  de  Mairan 
pane  enfuite  à  l'explication  de  ce  phénomène  ,  qu'on  peut  lire 
dans  {'ouvrage  même. 

(*4)  »  Cette  difpoikion  confiante  de  fihm  n^eft  pas  ,  dit-il  t 
99  feulement  extérieure  ;  elle  cfi  continuée  }nfqu' au  castre  du  ctit.- 
»»de  manière  que  ce  cube  peut  être  confidéré  comme  réfultanc 
>»de  PalTemblage  de  fix  pyramides  quadrilatères,  qui  ont  pom 
»bafe  chacune  >de  les  fix  faces  %  &  leur  fommet  à  fon  centre.  « 
lbid.  p.  158. 
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Ce  qu'il  y*a  de  certain  ,  c'efl  que  tontes  le» 
piarcaffitçs  en  cubes  folitaires ,  liffes  ou  ftriés  » 
que  nous  trouvons  dans  les  fchiftes  argileux ,  fana  ,v 
aucun  vçftige  d'adhérence  avec  ces  mêmes  fchiftes» 
gnt:  été  prpduîtes  dans  un  fluide  »  &  ce  fluide  ne 
peut  avoir  été  que  Wtu-mèrt  d<$  crifi^lïfat\on$ 
primitive  (85)  t  puisque  ces  rnarcafluçs  fe  trou- 
vent çnfevelies  dans  les  roches  fchifteufes ,  argi- 
leufes  &  calcaires ,  qui  fe  formèrent  immédiate- 
ment après  la  criftallifàtion  des  roches  primitives 
du  fécond  ordre*  Mais  le$  pyrites  ou  marcaflites 
en  groupes  des  filons,  font  d'une  formation  beau- 
coup moins  ancienne  que  les  précédentes ,  puif- 
qu'elle  ne  remonte  qu'au  temps  où  les  fentes  ou 
ruptures  produites  dans  ces  montagnes  par  les 
premières  explorons  fouterraines  9  furent  rem- 
plira de  fublimations  minérales  &  métalliques  de 
toute  efpèce ,  qui  transformèrent  ces  fentes  en 
filons*  Ces  iparcaflites  de  formation  fecondaire  % 
occupent  tantôt  la  partie  extérieure  &  fuperficielle 
de  drfférens  groupes  ,  auxquels  elles  n'adhèrent 
fauvent  que  par  un  feul  de  leurs  côtés  i  tantôt  elles. 
font  diffémin^es  dans  la  fubflance  marne  des  crif- 
taJHfations  fpathiques ,  quartzeufes  &  minérales  de 
foute  efpèce  ,  qui  içmpliflent  les  filons  ;  tantôt 


(85)  Voye*  V Appeadfec  k  la  féconde  partir ,  vol.  U ,  p.  587k  & 

ci-defius,p.  176. 
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enfin  elles  forment ,  avec  ces  diverfes  fubflancû  , 
des  couches  ou  veines  alternatives  plus  ou  moins 
épaiffes  (86)  ;  ce  qui  prouve  qu'à  l'époque  de  la 
formation  des  filons ,  la  pyrite  a  dû  précéder ,  ac- 
compagner &  fuivre  la  criftallifation  des  autres 
fubftances  métalliques ,  minérales  &  pierreufes 
qui  s'y  accum^loient.  Celle  en, cubes  ftriés ,  dont 
il  s'agit  ici ,  eft  ordinairement  blanchâtre  ou  d'un 


(S6)  J'ai  dans  ma  colieâîon  (Defiript.  de  Min*,  p.  178  ,  n#  43) 
tin  morceau  de  galène  à  grands  cubes ,  lefquels  font  chargés! 
d'une  couche  de  fpath  vitreux  cubique  :  fur  ce  fpath  eft  une 
veine  de  pyrite  fulfureufe ,  qui  eft  elle-même  recouverte  par 
fui  fpath  calcaire  en  petits  criftaux  prifmatiques  hexaèdres,  ter- 
minés par  des  pyramides  trièdres  obtufes.  Ce  groupe,  qui  eft 
de  Planché- Us-Mines  en  Franche-Comté,  montre  d'une  manière 
crès-diftinfte  h  formation  fucceffive  de  ces  diverfes  fubftances, 
enibrte  que  dans  ce  morceau ,  la  formation  de  la  pyrite  eft  pot 
térieure  à  cerle  du  (patb  vitreux  cubique  ,  mais  antérieure  à 
celle  du  fpath  calcaire  ;  tandis  que  ces  trois  couches  font  elles- 
mêmes  d'une  formation  plus  récente  que  la  galène  qui  leur  ferc 
de  bafe.  H  eft  parlé,  dans  Forft.  CataL  1/769,^60,. d'un  fpath 
vitreux  cubique  qui  renfermoit  dans,  fon  intérieur ,  outre  une 
veine  de  galène,  un  cube  de  fpath  vitreux  chargé  de  très-pe- 
tite» pyrites  dans  l'intérieur  d'un  autre  cube;  &  îbid.  ^265, 
d'une  mine  de  plomb  teffulaire  h  grands  cubes  ^incmftés  de  pe-* 
tits  cubes  de  fpath  vitreux ,  lefquels  font  eux-mêmes  chargés  de 
très-petites  pyrites  iuifantes,  de  galène  fuperficielle ,  de  blende 
oâaédre  j  &o.  Rien  n'eft  plus  fréquent  dans  les  mines  que  ces 
mélanges  alternatifs  de  la  pyrite  avec  les  autres  criftallifationt 
pierreufes  &  métalliques  des  filons,  comme  on  peut  s'en  con- 
vaincre en  parcourant  les  deux  Catalogues  de  Forft er,  pour  le* 
années  1772  &  1780  tainfi,  que  celui  de  1783, 
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jaune  très-pâle ,  &  mêlée  d'un  peu  de  cuivre  (87). 

Variété  /2.  Le  cube  flné  de  la  variété  précé- 
dente, dont  toutes  les  arêtes  font  légèrement 
tronquées  de  biais  dans  une  direâion  parallèle  aux  " 
fines  ,  fur  chaque  face  du  cube  (88)  ;  d'où  ré  fuite 
un  polyèdre  à  dix-huit  facettes  ,  favoir ,  fix  grands 
xefiangles  ftriés  qui  refient  de  la  portion  non  tron- 
quée des  faces  du  cube ,  &  douze  hexagones 
linéaires  Mes,  irréguliers  (  PL  II ,  fig.  18). 

J'ai  plufieurs  marcaflites  folitaires  (89)  ,  &  quel- 
ques-unes groupées  (90) ,  de  cette  variété.  L'un 


>•• 


(87)  Pyrites  martiales  folitaires  d'un  jaune  blanchâtre  ou  d'un 
gris  clair ,  criftallifées  en  cubes  (triés  fur  toutes  leurs  faces. 
Dcfcript.  de  Min.  p.  287 ,  n*  9.  Petites  pyrites  cubiques  hexaè- 
dres, blanchâtres, à  angles  droits,  &  dont  les  fix  faces  font 
ftriées  de  manière  que  les  ftries  d'une  face  font  dans  une  direc- 
tion contraire  à  celle  des  faces  voifïnes.  Davila ,  Catal.  voL  II, 
P-  33*  9  n*  4*  Petites  pyrites  cubiques  de  même  efpèce,  dont 
les  cubes  fe  réunifient  &  fe  confondent  Tun  dans  l'autre,  Ibiâ. 
n*  5;  D^Agoty ,  Règne  minéral,  Dec.  I,  pi.  X,  iett.  E. 

(88)  Effai  deCrilLp.  304,  var.  8, pi.  IV, fig.  10;  Démette, 
Lettres  ,  vol.  II,  p.  274,  var.  5.  Pyrites  eryjlallinus  oQodecaë- 
irus ,  ex  tetragonis  6 ,  kexagonis  12  Unearibus.  Linn.  Syfl.  nat» 
p.  114,  n*  3 ,  *>  fig.  18.  Pyrites  cubiques  à  18  facettes,  donc 
fix  carré-long,  &  douze  hexagones  alongées  ;  de  Galice,  Da- 
Vila  ,  Catal.  U  ,  $>.  334,  n*  14,  ... 

(89)  Pyrites  martiales  folitaires  à  18  facettes  9  ou  criftallifées 
en  cubes  firiés  dont  les  bords  font  plus  ou  moins  tronqués» 
Dtfcript.  de  Min.  p.  a88  ,  n«  13  ;  D'Agoty,  Rigm  minéral, 
Dec.  I, pi.  X,  iett.  F. 

(90)  Voyez  Defcr.  de  Min.  p.  288,  n°  14.  Pyrites  eubicat,  or- 
bit  imbrUëÛBPofitis,  tum  miatrâfemfiuamofâ  liveafi.  Pmi?p.  98. 
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de  ces  groupes  éft  compofé  de  quatre  à  cinq  cuber 
pyriteux  de  fifc  à  fept  lignes  de  diamètre  ,  engre- 
nés les  uns  dans  les  autres ,  de  manière  que  les 
angles  folidés  des  uns  fembfent  fortir  du  milieu  des 
faces  des  autres  *  fans  que  le  par  alléïHme  des  côtés 
de  chacun  de  ces  cubes ,  ah  iouffert  le  moindre 
dérangertiént.  A  l'égard  des  tubes  foïitaires ,  j*eft 
ai  dont  les  troncatures  linéaires  font  plus  ou 
moins  prononcées  dans  le  même  cube  ;  quelque- 
fois mêirie  Tuft  des  bords  refte  fens  troncàtiffe , 
ou  n'tft  tronqué  que  dans  la  moitié  de  fa  lon- 
gueur. 

Vûtliti  f  j.  La  variété  précédente  plus  forte- 
ment tronquée  (91)  ;  ce  qui  rend  les  douze  hexa- 
gones irréguliers  ,  produits  par  ces  troncatures 
liftes ,  beaucoup  plus  large* ,  aux  dépens  des  firt 
re&angtes  ftriés  ,  qui  deviennent  ainfi  plus  étroits 

Dan*  les  mareaffites  fbiitafres  que  je  poflede 
\îe  cette  variété  (92) ,  ïe$  troncatures  font  rare- 
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(91)  Effitf  d*  CriflaHograpIti*,  p.  304 ,  ymt.  7*  pk  1%  tlg.  r& 
Ffriiê*  cryflâtiik**  t&éiècaSdrut  ex  tttragorrisfis,  htxagonis  ti 
Jîmiles  cobolti.  Linn.  Syft.  nat.  pi  114,  r>*  J,  A,  fig.  35.  ' 

(91)  »L*  mértW  rîmrcaffiteà  18 facettes,  dofit  fes  fcé*8gtmet 
♦t  liflfes  dm  pris  pfcrt  de  torgeur ,  ara*  dépens  des  fi*  rv&toglefc 
«1  ftriés  ^  (Jui  font  teî  pfofrétioifc  quethmî  la  Variété  prëcédjrtifce.  « 
D*Agoty ,  JW^n*  minéral,  première  Décade , pli X ,  tett.  0:  »rLt 
«mène  marcaffifè  à  18  facettes  ;  dont  fes  heftgftnetf  (ifiev  ap- 
«proehettt  fenfijtfemw  de  la  forme  pentagone ,  &  dont  1* 
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ment  d'égale  largeur  fur  les  fix  faces  du  cube. 
Quelques-unes  de  ces  faces  ont  leurs  troncatures 
fi  larges,  que  lereâangle  linéaire  ftriéquiles  fé- 
f>are ,  eft  à  peine  fenfible ,  tandis  que  fut  d'autres 
ce  reâangle  intermédiaire  eft  fort  apparent.  J'en 
ai  d'autres  où  ces  reâangles  font  linéaires  fur  les 
fix  faces ,  au  point  que  les  douze  hexagones  liffe* 
des  troncatures  font  fubpentagones  ,  c'eft*à-dire  > 
qu'ils  ne  diffèrent  que  de  très-peu  des  douze  pen* 
tagones  de  la  yariété  16  ci-après. 

Fariéeé  14.  Le  cube  ftrié  à  bords  tronqués  de 
la  variété  précédente ,  ayant  de  plus  fes  huit  an* 
gles  fôlides  furtronqués  net ,  mais  peu  profondé- 
ment  (93)  ;  ce  qui  change  en  trapèzes  liftes  les 
douze  hexagones  irréguliers  de  la  figure  précé- 
dente ,  &  ajoute  à  cette  figure  huit  petits  triangles 
équHatéraux  liffes,  qui  portent  à  vingt-fix  le  nom* 
bre  total  des  facettes  de  cette  variété,  (  PL  II, 
fig.20). 

•   Je  n'ai  point  cette  marcaffite  en  cubes  foli- 
taires,  mais  je  la  poffiède  réunie  fur  un  même 


»  reâangles  ftriés  deviennent  linéaires  ,  s'oblitèrent  &  difpa- 
wTOiffent  même  tout-à-fait  dans  quefques-uns  des  côtés  de  la 
*Biarcaffite««  IBid.  fett.  J#. 

(93)  Eflai  de  Crift.  pî.  IV ,  fig.  13  ;  Ûémefte ,  Lettres ,  vol.  Iî , 
p.  175,  w>  &•  La  mine  de  cobalt  arienico-fuïforcufe  affecte  la 
plupart  de  ces  motfiftcatlom  du  cube  ftrié.  Voyei  ci-deflus, 
p.  130,  var.  ificfuiv. 
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groupe  avec  d'autres  criftaux  pyriteux  >  qui  pre- 

fententla  variété  fuivante. 

Variété  iS.  Le  cube  à  dix-huit  facettes  de  la 
variété  1 3 ,  dont  les  huit  angles  folides  font  tron- 
qués fort  profondément ,  fans  entamer  néanmoins 
les  fix  reftangles  linéaires  ftriés  ;  ce  qui  change  les 
douze  hexagones  irréguliers  de  cette  variété  13, 
en  autant  de  triangles  équilatéraux ,  les  fix  rec- 
tangles linéaires  ftriés  en  hexagones  linéaires ,  & 
ajoute  huit  hexagones  liffes  irréguliers ,  qui  ont  la 
forme  de  triangles  équilatéraux  dont  les  trois  an- 
gles auroient  été  coupés  (  Pl.,II9jlg.  2/  ). 

Cette  variété  fait  voir  ,  d'une  manière  très- 
fenfible ,  le  paffage  du  cube  à  l'icofaèdre  régulier 
(  ci-après  variété  22  ).  J'en  poflede  non- feule- 
ment un  petit  criftal  folitaire  d'une  régularité  par- 
faite ,  mais  encore  plusieurs  groupes ,  dont  les 
criftaux  très-éclatans  ont  quatre  â  cinq  lignes  de 

diamètre. 

» 

Variété  16.  La  variété  13  encore  plus  tron- 
quée, au  point  que  les  fix  reâangles  linéaires 
ont  entièrement  difparu  ;  d'où  réfulte  un  dodé- 
caèdre à  plans  pentagones  (94) ,  liftes  pour  lordi- 

(94)  Eflài  de  Crift.  p.  305,  var.  10,  pî.  IV,  fig»  17;  &  pU 
VIII ,  fig.  6.  Pyrites  dodécaèdres  à  plans  pentagones  lifles.  Dé- 
mette ,  Lettres,  vol.  U  ,  p,  274,  var.  6.  Pyrites  cryfiallinus  do- 
decaëdrus  ex  quinquingulis  la  aqualièus.  Linn.  Syft*  mtf.p.'iX4» 
n*  3 1$  »  %•  30-  l&archa$it*  dodcçecdriç*.  Wall.  Min.  fp.  276 ,  h. 

naire 


\ 
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teure  (95)  9  &  qui  ne  diffèrent  de  ceux  du  dodé- 
caèdre régulier  (PL  II ,  fig.  %S) ,  qu'en  ce  que  dans 
celui-ci,  tous  les  côtés  des  pentagones  font  égaux  > 
au  lieu  que  dans  le  dodécaèdre  à  plans  pentagones, 
dont  il  s'agit  ici  >  il  eft  rare  que  les  côtés  de  cçs 
pentagones  foient  égaux  entre  eux*  Celui  de  ces 
côtés  qui  eft  commun  aux  deux  pentagones  (  les- 
quels pris  enfemble  ,  remplacent  chacune  des  fix 
faces  du  cube),  eft  communément  plus  long  que 
les  quatre  autres  côtés  des  mêmes  pentagones 

Ces  marcaffites ,  qui  pour  l'ordinaire  font  eut- 
vreufes  ,  fe  trouvent  affez  fréquemment  folitai- 
tes  (96)9  &  très-fouvent  en  groupes  ,  dans  lés 

—  plants  confians  péntagonis.  Ibid.  Pyri-polygohia.  Hifl,  Hift.  of 
foin  p.  621 ,  pi.  V.  Pyrites  dodecaëdros  qui  in  quacumque  parte  h- 
tatus,  Jlare  filet.  Kentm.  Nomencf.  tit.  23  ;  Scheuchz.  Orff&ogr* 
j*.  186  ;  CappeH.  Prodr.  cryft.  p.  32.  Pyrites  àryjlallifatas  doit- 
caedrus  in  argillâ  induratâ  virefiente.  Litopb.  Borm  II ,  p.  105; 

(95)  Marcaffites  dodécaèdres  à  plans  pentagones  Iifles.  D'À* 
gOty  ,  Règne  minéral,  première  Décade  ,  pi.  X  ,  lett.  t  ;  &  manie 
planche  ,  fig.  1  &  a ,  iett.  Ë.  Quoique  ces  marcaffites  dodécaèdres 
foient  liffes  pour  ^ordinaire ,  il  arrive  néanmoins  quelquefois 
qu'elles  font  ftriées ,  comme  on  en  voit  plufieurs  fur  les  groupes 
de  mine  de  fer  fpathique  de  Viziïes  en  Daupbiné ,  repréfentés 
ib'uL  fig.  I  &  a;  mais  alors  cesftries  font  toujours  parallèles 
dans  les  pentagones  qui  remplacent  deux  à  deux  chacune  des 
fis  faces  du  cube* 

C96")  Pyrites  martiales  dodécaèdres  folitaîrés  ou  groupées,  d\m 
jaune  pâle  éclatant*  Defin  de  Min.  p«  288 ,  n»  15.  Marcaffites 
cumeufes  dodécaèdres  en  criftaux  foiitaires,  Iifles,  éclawnSj 

TomlII.  Part,  III.  Crifl.  mitalî.  P 
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filons  ou  vemes  métalliques.  J'en  poflede  une  trèft- 
curieufe ,  en  ce  qu'elle  préfente ,  pour  ainfi  dire , 
le  paffàge  de  la  treizième  à  la  fekième  variété.  En 
effet  cette  marcafltte  offre ,  d'une  part ,  des  plans 
aeôangles  ftriés ,  même  aflez  larges ,  entre  deux 
hexagones  irrégufieis  lîfles  ,  comme  dans  la  va- 
riété 1 3  ,  tandis  que  de  l'autre ,  une  des  (aces  du 
cube  eft  remplacée  par  deux  pentagones  liftés, 
comme  on  le  voit  dans  les  marcaffites  dodécaè- 
dres» Dans  ces  variétés  mkeyennes ,  le  nombre 
de$  facettes  eft  variable  entre  douze  &  dk-huit,  1 
&  les  faces  en  font  fubhexagones  ou  fubpenta- 
gones. 

La  pyrite  cubique  à  foixante-douze  facettes, 
dont  il  eft  parlé  dans  le  Catalogue  de  M.  Da- 

d'ui»  jaune  vif ,  dont  les  plans  font  pentagones.  Dtfcripu  k 
Min.  p.  293  ,  ne  5.  Voyez  Davifa,  CataL  II,  p.  333,  n°  io, 
Pyrites  martiales  dodécaèdres  dans  une  mine  de  fer  brune 
&  ocracée  du  pays  de  Trêves.  Defcript.  de  Min,  p.  288,  n°  16, 
Marcafiites  cuivreufes  dodécaèdres ,  éparfes  avec  du  fpath  cal- 
caire fur  un  groupe  de  criftaux  de  quartz,  du  pays  de  Trêves. 
Ibii.  p.  293 ,  n°  6.  —  en  très-petits  criftaux  qui  recouvrent  en 
entier  un  fpath  calcaire  en  lames  hexagones,  qui  a  pour  baie 
des  criftaux  de  roche,  de  Freyberg.  IBM.  n°  7.  —  encore  plus 
éclatantes ,  fur  une  pyrite  martiale  informe  mêlée  de  fpath  cal- 
caire pyramidal,  d'Angleterre.  Ibii.  n*  8.  Petits  groupes  de  mar- 
caffites dodécaèdres  à  plans  pentagones  ,  les  unes  avec  nrièe 
de  fer  fpathique  ,  de  Vbigtlani;  les  autres,  en  criftaux  pfas 
grands ,  font  éparfes  dans-  du  fchifte.  Forft.  CttaL  1772,  n«  384. 
Voyez ibiJ.n™  382,  386,  387 ;&  Cotai. de  1780, 1^62^,640, 
6|*  1 657  >  to  9m ,  «85 ,  *93  >  *c. 
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vîla  (97)>  n*étoît  autre  chofe  qutun  petit  groupe 
folitaire  de  deux  marcaffites  dodécaèdres  à  plans 
pentagones,  qui  fe  pénétroient  exafiement  Tune 
l'autre  ,  de  manière  que  chacune  des  fix  faces  du 
cube  paroiffoit  compofée  de  quatre  pyramides 
triangulaires  obtufes ,  difpofées  en  façon  de  croix 
.de  Malte.  Un  groupe  moins  régulier  de  deux  py- 
rites femblables  *  que  je  poflede  ,  démontre  que 
c'eft  une  efpèce  de  macle  produite  par  le  concours 
des  angles  folides  de  Tune  des  marcaffites  avec  les 
faces  pentagones  de  l'autre  ,  &  réciproquement. 
Cette  macle  eft  très  -  régulière ,  iorfqu'elle  n'eft 
compofée  que  de  deux  marcaffites  égales,  dont 
les  angles  folides  répondent  au  milieu  des  faces 
pentagones  de  chacune  d'elles  ;  mais  le  nombre 
des  marcaffites  qui  compofent  ces  macles,  eft 
fouvent  beaucoup  plus  considérable,  &  fans  ré- 
gularité dans  leur  enfemble. 

ladite  ij.  Le  dodécaèdre  â  plans  pentagones , 
afangé  ou  pyramidal  (  PL  II  9fig.  xG). 

Dodécaèdre  dongé ,  formé  par  deux  pyramides  pentagones  tron- 
quées ,  jointes  bafe  à  baie  de  manière  que  la  ligne  qui  les  fVparo 
eft  en  zig-zag»  Démette ,  Lttu  vol.  II 9  p.  i^) ,  var.  2. 

Je  poflede  une  marcaffirc  folitaire  très-parfaite 


(97)  Tome  II*p.  334»  n0  15  ;  Démefte,  Lttt.  vol.  II,  p.  286.  Ces 
tnacles  pyriteufes  fe  rencontrent  fouvent  à  l'état  de  mine  de  ter 
brune  ou  hépatique ,  par  la  diffipation  plus  ou  jnoîns  compléta 
du  foufre  qui  mjnéraiifoit  le  fer  dans  ia  pyrite. 

pu 
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de  cette  variété ,  qui  ne  diffère  de  la  précédente  i 
qu'en  ce  que  le  dodécaèdre  à  plans  pentagones 
s'eft  alongé  parallèlement  à  deux  de  fes  faces  ;  ce 
qui  produit  deux  pyramides  pentaèdres  tronquées» 
engagées  Tune  dans  l'autre  en  fens  contraire ,  & 
féparées  par  une  ligne  circulaire  en  zig-zag. 

C'eft  à  cette  variété  qu'appartient  la  marcajpte 
dodécaèdre  à  pyramides  pentagones  tronquées , 
jointes  bafe  â  bafe ,  dont  j'ai  parlé  dans  mon  Eflài 
de  Cristallographie  (98) ,  &  qui ,  dans  les  groupes 
où  elle  fe  rencontre ,  eft  pour  l'ordinaire  tellement 
engagée  ,  qu'on  n'apperçoit  bien  diftinâement 
que  les  deux  pentagones  des  extrémités  ;  ce  qui, 
joint  à  l'irrégularité  des  dix  pentagones  intermé- 
diaires, a  pu  faire  prendre  ces  derniers  pour  des  tra- 
pèzes ou  des  tétragones  (99)  ,  inclinés  vers  les 
pentagones  extrêmes ,  &  oppofés  deux  à  deux 
vers  la  bafe  des  deux  pyramides ,  qui  feraient  alors 
feparées  par  un  plan  parallèle  aux  pentagones  ex- 
trêmes; mais  une  telle  figure  ne  fauroit  exifter 
dans  la  marcaffite  à  plans  pentagones ,  dont  les 

(98)  Page  310,  efp.  VII,  pf.  VIII,  fig.  5;  Weîg.  trad.  aîïeœ. 
P-3°5î  Démette,  Lettres,  vol.  II,  p.  279,  var.  1.  Pyrites  cryp- 
tallinus  dodecaedrus  ex  pentagonis  2,  trape^iis  10.  Linn.  Syjt* 
nat.  p.  114,  n0  3, 9,  fig.  29 ;  Muf.  Teff.  p.  44,  n#  8,  tab.  Il, 

fi«-  3-  • 

C99)  Cryftallus  ex  planis  duobus  pentagonis  verticalibus  km* 
tibus ,  lattùbuf  ex  decem  planis  tetragonis ,  taure  txtcrÎQre  longJ9+ 
tibus.  Ibid,  DayUa ,  CataU  II ,  p.  334 >  n°-  3*- 
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pyramides  font  néceflairement  alternes ,  de  même 
que  dans  le  fpath  calcaire  à  plans  pentagones  (i  oo)  . 

Variété  /<?.  Le  dodécaèdre  à  plans  pentagones 
de  la  variété  16 ,  dont  les  huit  angles  folides  (  qui 
tiennent  ici  la  place  des  huit  angles  folides  du 
cube),  font  tronqués  net ,  mais  peu  profondé- 
ment ,  d'où  réfulte  un  polyèdre  à  vingt  facettes, 
douze  desquelles  font  des  heptagones  irréguliers 
lifles ,  &  les  huit  autres ,  de  petits  triangles  équi- 
latéraux  également  lifles  (  PL  II ,,  fig.  28  ). 

Cette  marcaffite ,  qui  accompagne  fouveitt  les- 
mines  de  fer  fpéculaires  de  l'île  d'Elbe ,  efl  un  pat 
fage  à  Picofaèdre  régulier  de  la  variété  12  (  PI. 
II  y  fig.  32.  ) ,  qui  ne  diffère  de  celle-ci ,  qu'en  ce 
que  la  troncature  des  huit  angles  folides  du  dodé- 
caèdre à  plans  pentagones  de  la  variété  16,  s'eft 
faite  aflez  profondément  pour  que  les  triangles 
équilatéraux  produits  par  ces  troncatures ,  fe  tou- 
chent par  leurs  angles  ;  ce  qui  réduit  alors  le? 
douze  heptagones  de.  la  variété  dont  nous  parlons,  . 
en  autant  de  triangles  ifocèles ,  peu  différens  dès 
triangles  équilatéraux  des  troncatures. 

On  peut  obferver  ici  que  dans  les  marcaflitea 
dont  il  s'agit  ,  l'icoiaèdre  ne  dérive  point,  comme 
on  pourroit  té  croire  >  du  dodécaèdre  régulier 
{PL  II ,  fig.  2S)  ,  mais,  du  dodécaèdre ,  dont 

chaque  pentagone  a  toujours  un  côté  plus  grand 

»  -.      ■.  ■  ■ 

(100)  Vojtez  dans  la  première  partie ,  p.  510,  van  4,  note  au 

Piij 
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que  les  quatre  autres  {PL  ll9j!g*  27).  En  effet* 
les  icofaèdres  qui  réfultent  de  la  troncature  corn* 
pièce  de  huit  des  angles  folides  du  dodécaèdre  ré- 
gulier ,  n'ont  que  huit  triangles  équilatéraux ,  les 
douze  autres  font  ifocèles  ;  au  lien  que  Ficofaè* 
dre  qui  dérive  de  la  variété  16 ,  a  tous  fes  triangles 
prefque  équilatéraux  »  lorfque  la  troncature  des 
huit  angles  folides  eftaflez  profonde  pour  atteindre 
le  côté  commun  des  pentagones  qui  remplacent 
deux  à  deux  chacune  des  fix  faces  du  cube  ;  mais 
les  troncatures  s'arrêtent  foulent  en-deçà  de  cette 
ligne  du  milieu ,  &  alors  les  huit  petits  triangles 
équilatéraux  produits  par  ces  troncatures ,  laiffent 
entre  eux  les  heptagones  irréguliers  qu'on  obfôrve 
dans  cette  variété ,  de  même  que  dans  les  deux 
fuivantes. 

Variétl  ig.  Le  dodécaèdre  de  la  variété  16  9 
dans  lequel  les  huit  angles  folides  du  Cube  foriç 
légèrement  tronqués  de  biais  par  les  face$  (rot)  * 
d'où  réfulte  un  polyèdre  à  trente-fîx  facettes  ,  qtri 


(101)  >•  Groupe  de  marcailkes  à  plans  pentagones ,  de 
i»  dans  I*îïe  d*Efbe  :  elles  font  remarquables  et*  ce  que  des 
"vingt  angles  folides  du  dndétaèére,  les  huit  qui  tiennent  la 
99  place  des  angles  folides  du  euhe  font  tronqués  dp  biais  pat 
»»les  faces,  précifément  comme  le  cube  de  marcafite  fblicaire 
»  qu'on  voit  repréfemô  fous  la  lettre  C,  Les  <Tai»e*utres  angles 
"Toi ides  du  dodécaèdre,  qui  répondent  deux  I  deux  il  l'une 
«des  fix  faces  du  cube,  ne  font  jamais  tronqués.  «  D'Agoty  % 
Règne  minéral,  #  Décade,  pi,  XX,  fig.  * 
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font  douce  grands  heptagones  &  vingt-quatre  pe- 
ut* triangle»  ifocèles,  femblaUes  à  ceux  de  la  va- 

Cette  variété  fe  trouve  fréquemment  à  l'îb 
d'Elbe  ,  réunie  fur  le?  mêmes  groupes  avec  k  va- 
riété fuivante. 

VarUtc  20.  La  variété  précédente  *  dont  les  huit 
angles  folide*  déjà  tronqués  de  biais  par  les  £*ces  j 
font  de  pWtronqués  net;  ce  qui  ajoute  à  la  figura 
précédente,  huit  petits  triangles  équilatéiau*  »  & 
change  «a  trapèzes  les  vingt-quatre  petits  trian- 
gles focales;  les  autres  faces  refont  le*  même* 
<P/.JJ,j%.3o). 

S'il  étoit  encore  posffiUe  6c  douter  que  le  do- 
décaèdre à  plans  pentagones  fût  une  modification 
dà  cube  y  il  &iffiroit  de  comparer  cette  marcaflîte 
à quaram&quattt  facettes, avec  celle à  txente-hpk 
facettes  de  1?  variété  8 ,  ainfi  que  la  marcafïite  i 
trente-ik  facettes  de  la  variété  précédente  ,  avec 
ceHe  à  trente  facettes  de  la  variété  7 ,  pour  être 
pleinement  convaincu  que  dans  les  unes  f  comme 
dans  lerastres»  c'eft  toujours  le  cube  tronqué  de 
fasan  par  ies  hces  ,  &  fouvent  iumonqué  dans  fee 
iurit  angles  iblidea.  Je  poflede  un  bon  nombre 
«de  ces  marcaifitet  à  trente-fix  8c  à  quarftnte?qt|4tre 
facettes ,  de  ttlc  d'Elbe,  noa-feulement  en  çriftaux 
folitaires  d'un  pouce  &  plus  de  diamètre  »  mais. 
%<cout  en  groupes  fort  éçlatans ,  où  de*  vingt 

Piv 
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angles  folides  du  dodécaèdre ,  il  n'y  a  jamais  qud 
ceux  qui  tiennent  la  place  des  huit  angles  folides 
du  cube  ,  qui  préfentent  ces  troncatures  &  fur- 
troncatures  ,  &  cela ,  jufques  dans  les  plus  petits 
criftaux ,  qui ,  par  leur  aflemblage ,  concourent  à 
former  les  plus  grands. 

Vanité  21.  Le  polyèdre  &  trente-fîx  facette»  de 
la  variété  199  dont  les  troncatures  de  biais  des  huit 
angles  folides  atteignent  le  côté  commun -des  peu* 
tagones  qui  remplacent  deux  à  deux  chacune  des 
fix  faces  du  cube  ;  ce  qui  change  les  douze  hep- 
tagones de  la  variété  19,  en  autant  de  triangles 
équilatéraux  ,  les  plans  des  troncatures  reftantlej 
mêmes ,  mais  fe  touchant  par  leurs  angles  (  PL  II, 

fig-3')- 

Cette  variété ,  qui  fe  rencontre  aufli  parmi  la 

groupes  de  marcaffites  de  l'île  d'Elbe ,  eft  des  plus 
intéreffàntes ,  en  ce  qu'elle  réunit ,  en  quelque 
forte  9  le  cube ,  le  dodécaèdre  à  plans  pentagones  & 
Xicofaïdrt  régulier.  En  effet,  i°.  la  direôkm  per- 
pendiculaire des  fix  faces  du  cube  entre  elles ,  eft 
indiquée  par  les  fix  arêtes  qui  forment  la  baie 
commune  des  deux  triangles  équilatéraux  quirenv- 
placent  chacune  des  fix  faces  du  cube.  2°.  Chacun 
de  ces  triangles  équilatéraux  9  joint  aux  deux  pe» 
tits  triangles  ifocèles  qui  l'accompagnent ,  reprâ* 
fente  un  des  pentagones  du  dodécaèdre  de  la  va- 
riété 16.  j°.  Enfin,  ricofaèdxç  eft  ici  figuré  f» 
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vingt  triangles  équilatéraux  ,  dont  douze  font  à 
iurface  plane ,  tandis  que  les  huit  autres  s'élèvent 
en  pyramides  trièdres  obtufes ,  par  la  juxtapoiition 
de  lames  triangulaires  équil?térales  toujours  dé- 
croisantes ,  fur  les  côtés  de  l'icofaèdre  qui  ré- 
pondent aux  huit  angles  folides  du  cube.  Cette 
variété  ne  diffère  donc  que  de  très-peu  de  la  va- 
riété fuivante. 

Varilti  zi+  Uicofaidre  régulier  (xoa)  ou  la  va* 
riété  18  tronquée  dans  fes  huit  angles. folides  affea 
profbndémenrpour  que  les  triangles  équilatéraux  > 
qui  réfultent  de  ces  troncatures ,  fe  touchent  par 
leurs  angles  (  PL  II  *fig.  32.  ) 
.  . Cette  figure,  qui  eft  Tinverfe  du  dodécaèdre  à 
plans  pentagones  ,  eft  un  des  cinq  polyèdres  ré* 
£Ùliërs  de  la  Géométrie.  Les  marcaffites  où  elle 
fe  rencontre  font  cuivreufes  ,  &  pour  l'ordinaire 
fort  éclatantes.  J'en  pofiedfe  de  folitaires,  qui  ont 
environ  deux  ligoes  Se  demie  de  diamètre  (103), 
Me  d'autres  plua  petites  qui  font  groupées  fur  une 
pyrite  informe  9  dont,  une  des  cavités  ofire  aufli 
<ies   inarc^ffites  dodéçaçdrçs  à  plans    pentago- 


(10a)  Effiri  de  Çriftaftographîe ,  g.  310,  efp.  Vlft,  pï.  Vlff, 
Çg.  17;  Wcig.  trad.  ail.  p.  306;  Démefte,  vol.  U,  p.  357^ 
variété  7. 

(103)  Marcaffites  cuivreufes  icofaèdres, ou  en  petits  criihux 
fdicaires  à  aa  facettes  triangulaires.  JDtfcripuM  Mia,  p.  2.95, 
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nés  (104).  Cette  variété  peut  être  encore  con* 
fidérée  comme  une  légère  modification  dp  la  va- 
riété z  5  9  puisqu'elle  n'en  diffère  que  par  les  fis 
hexagones  linéaires  que  celle-là  préfeme ,  &  qui 
ont  ici  difparu. 

Variété  23.  Le  triacomakdre  à  plans  rhombes  % 
ou  le  polyèdre  à  viagt-iix  facettes  de  la  variété  14, 
dont  les  vingt-quatre  angles  folides  font  furtron* 
qués  de  biais ,  &  profondément  par  les  faces,  de- 
manière  que  les  douze  trapèzes  ont  difparu  ;  les 
huit  triangles  équilatéraux  font  alors  remplacés 
chacun  par  trois  plans  rhombes ,  qui  9  joints  aux 
fix  qui  font  reftés  de  la  portion  non  tronquée  des 
faces  du  cube ,  forment  les  trente  rhombes  flriéa 
de  ce  polyèdre  (PLlI9fig.  33  ). 

Je  n'ai  point  encore  vu  cette  raarcaffite  folitaire 
&  complète  ,  mais  je  la  pofiede  groupée  avec 
d'autres  marcaflite*  à  tf  ente-fix  &  à  quarante-qiatre 
facettes  de  l'île  dîElbe  ,  qui  toutes  font  des  modi- 
fications du  ci  odécaèdre  à  plans  pentagones  (105). 


r  r 

(lO^yVofét-S^Tcript*  it  Min»  y.  105 ,  «•  13. 

(*05)  Le  cube  tranché  par  iè*  arêtes  jusqu'au  centre  ,6àt- 
vife .en  fi*  .pyramides  carrées,  qui,  pofées  par  leurs  bafes  fur 
les  faces  dfûn  fécond  cube  d'égale  grandeur ,  donnent  !e  è&r 
waeirt  à  ytàris  rhombes  ÇPL IV \  fig.  ib5)",  lequel ,  comme  l'on 
voit,  peut  être  confidéré  comme  un  cube  développé  fur  les  Cx 
faces  d'un  autre  cube.  Le  dodécaèdre  à  pians  pentagones  (PL 
U>  fig.-  *S  )  étant  de  même  tranché  par  fes  arêtes  jusqu'au 
centre  x  fe  divife  en  don*e  pyramides  pentac,dresobtufes)f  <piU 
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La  dtreftion  des  Aries  (  toujours  parallèle  aux  an- 
gles obtus  des  plans  rhombes ,  &  qui ,  par  leur 
rencontre  ,  forment  toujours  des  triangles  équi- 
hrtér aux  concentriques  ) ,  ne  permet  pas  de  douter 
que  cette  variété  n'ait  été  produite  par  la  farad* 
dkion  de  lames  triangulaires  équilatérales  toujours 
décroisantes  fur  les  vingt  faces  de  Picofeèdre  ré- 
gulier de  la  variété  précédente.  Ceft  ainfi  que 
nous  avons  vu  le  fer  oâaèdre  paffer  au  dodécaè- 
dre à  plans  rhombes  (106),  &  que  nous  verrons 
plia  bas  (107)  des  marcaifites  oâaèdresà  {banne  ts 
tronqués  de  biais  par  les  bords  ,  produire  des 
polyèdres  à  trente-fix  facettes ,  qui  s'éloignent  très- 
peu  de  la  vingt-unième  variété, 

£0  Pjrriâcs  ou  Marcaffitts  oSaidres  (108), 

Variitl  24.  L*ôâaèthtt   ahiminifbrme  com- 


'foféM  pat  hur  fcftfe  foi  ies  face*  tf un  fecond  dodécaèdre  lé- 
gale grandeur , donnent  le  triacontaèdre  à  plans  rkmfos(PL  II, 
fedS)  »  *&'<**  P**c  ft«ft  wnfl^rer  cen^ni;  uh  dodécaèdre  à 

:ffans  pentagones  itsmméfr  développé  for  I^domeiacesd'ua 
pareil  dodécaèdre.   ......  /  , 

(toi  Voyezjctakftnt,  ffc  *f9,  «ar.**.   . 

(ro7)  Voyez  cf-aptès;  tan  29  &  30 ,  p.  240  &  fuîv. 

(108)  La  maraffite  o&uèdre  ou  aluroiiufoime.  EJJai  dt  Crifl* 
*♦  3°7  »  efp.  VI ,  var.  x ,  4 ,  6,  7 ,  %9f9  10 ,  1*  ;  Weig.  cr^J. 
allt  pt  304;  Démefte,  Lettres*  vol.  II,  p,  276  3  #. 
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plet  (109)  ,  ou  termine  par  huit  triangles  équi- 
latéraux  (  PL  III ,  fig.  1  ). 

Ces  marcaflites  ordinairement  cuivreufes  (1  io)f 
{e  trouvent  dans  les  filons ,  en  criftaux  tantôt  fb- 
litaires  (iu)>&  tantôt  groupés  (1 1 2) ,  foit  entre  j 
eux  y  foit  fur  différentes  gangues  pierreufes  ou  j 
métalliques. 

Variltc  z5.  L'oâaèdre  alongé  %  ou  à  fommets 


(109)  Effai  de  Criftaîfographie ,  p.  30& ,  var.  r ,  pi.  VI ,  fig.  ç 
Démette,  voï.  II ,  p.  276,  var.  1.  Pyrites  ayftaUinus  oàaUm 
ex  trigonis.  Linn.  Syft.  nat.  p.  114,  n«  3,  £,  fig.  23.  —  offue- 
dricus  ex  triangutis ,  tarins  integer.  Ibid.  1756,  p.  173  9  n*  3,  c» 
pi.  VIII  ,jig.  14  ;  Muf.  Teff.  p>  44.  n*  &  MarchafLut  o8oldrit*. 
Wall.  Min.  fp.  276 ,  /.  »  Figura  funt  aluminari ,  reperiuntur  ùh 
99  ttriam  in  minera  martis  grifeâ ,  interium  in  lapide  calcarco.  Ibid* 
Pyrodlogovia.  Hiff.  Hïft  of  ilff.  p.  530,  pi.  V.  Pyrites  oflaAe- 
dros.  Kentm.  Nomend.  tit.  33  ;  Scheuchz.  Qryêtogr.  p.  186; 
Cappelï.  Prodr*  cryfl.  p*  32*  fyrites  oêtotdrus  è  planis  trigoniu 
Litoph.  Born.  I  ,  p.  57. 

Ci  16)  Cttprum  fiamnx  cryjlallifatam ,  cryjlallis  o&atdris  è  p£h 
ms  trigonis*  tx  fitrnngrund  Hung.  &  è  Misbanya  Hung.  fif* 
Ibid.  p,  ni.  .  . 

(su)  Marcaffites  euhrreolès  en  criftaux  oâaèëres  foUora 
'  d'an  jaune  pâle  ou  de  couleur  grife.  Les  unes  &  les  «net 
,  Viennent  de  Suéde.  Defcript.  de  Min.  p.  293,  n°  3* 

(112)  Je  poflTède  un  groupe  de  ces- marcaffites  oétaèdres  dant 
une  pyrite  fulfureufe  informe,  bù  l'un  de  ces  octaèdres  a  IaifRS 
fon  empreinte,  ce  qui  prouve  que  dans  ce  morceau,  la  pyrite 

-  Informe  a  été  produite  poftérieurement  à  la  marcaQtc  ocT&Wrt 

*  k  laquelle  clic  fert  d'enveloppe* 
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cunéiformes  (113)  ;  d'où  réfultent  pour  chaque 
pyramide  deux  triangles  alternes  avec  deux  tra- 
pèzes (  PL  III,  fig.  x  &  33  ). 

J'ai  des  marcaffites  cuîvreufes  de  cette  variété  * 
fur  un  groupe  de  criftaux  de  quartz ,  des  mines  de 
Baygorry  en  baffe-Navarre. 

Variitl  zff.  L'oâaèdre  alumîniforme ,  dont  le 
fommet  des  deux  pyramides  eft  tronqué  net  (114); 
d'où  réfulte  un  décaèdre  plus  ou  moins  compri- 
mé ,  fuivant  que  ces  pyramides  font  tronquées 
plus  ou  moins  près  de  leur  bafe  (  PL  III,  fig.  3 
&  Si  ). 

Je  poflede  une  marcaffite  très-parfaite  de  cette 

variété  (n  5)  ;  elle  eft  à  peine  engagée  dans  une 

«"  - ■    ■--         «  1       <     ■■■■■■     *  ' ■— 

O13)  Eflai  de  Criir.  p.  308,  var.  4  &  6,  pf.  VI ,  fig.  2  &  21. 
Oâaédre  complet  inéquilatéraî.  Démette  ,  Lettres  ,  vol.  II , 
p.  177,  var,  a. 

C114)  Effai  «te  Crift.  p.  309,  var.  8,9,  to,  pL  VI,  fig*  9, 

15  f  16  &  17  ;  Démette  ,  Lettres  »  vol.  Il ,  p.  277 ,  var.  3.  Py- 

rites  cryftallinus  iecaëdrus  ex  tetragonis  2  ,  linearibus  8.   Linn. 

Syft.  naU  p.  II4  ,  n*  3  ,  •  ;  Muf.  Tcff.  p.  44 ,  n*  6 ,  tab.  Il ,  fig.  2. 

»»  Cryftallus  ex  planis  2  tetragonis ,  latioribus,  verticalibus ,  Utero. 

»  ex  8  planis  linearibas,  longioribus,  angujiioribus ,  tetragonis,  la- 

99  tere  exteriore  longiore ;  Aine  teffera  iepreffa  tetragona,cin6ta  qua- 

»  tttor  marginibus  acutis  in  aciem*  «  Ibid.  MarchafitG  decaedricce. 

'Wall.  Min,  fp.  276 ,  g.   99  Confiant  duabus  pyramidibus  quadri- 

*>  lateribus  Jtruncatis ,  bafl  conjuniïis.  u  Ibid.  Pyrites  cryflaltifatus 

decaedrus  è  planis  tetraedris,  (lifez  tetragonis)  è  Saska  in  Bann. 

Temefw.  Lîtoph.  Boni.  I ,  p.  57. 

(1 15)  Elle  eft  repréfemée  de  grandeur  naturelle,  pi.  XX ,  fig.  5 
de  la  féconde  Décade  du  Règne  minéral  en  planches  coloriées  de  , 
d'Agoty, 
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pyrite  fulfureufe  informe,  du  pays  de  Trêves.  Peu 
ai  auflï  dont  les  pyramides  font  tronquées  plus 
près  de  leur  bafe  (n  6). 

Variai  %j.  L'oôaèdre  aluminiforme  ,  dont  les 
fix  angles  folides  font  tronqués  net  (1x7)  ;  d'où 
réfulte  un  polyèdre  à  quatorze  facettes  ,  fix  def- 
qoelles  font  cornées  ,  &  les  huit  autres  des  hexa- 
gones plus  ou  moins  réguliers  (  PL  III  f  fcg*  4 ,  i 
&G). 

Cette  variété ,  qui  a  beaucoup  de  rapport,  par  le 
nombre  &  la  figure  de  fes  plans ,  avec  la  variété  6 
ci-deflus ,  dérivée  du  cube  lifle  ,  fe  trouve  pour 
l'ordinaire  en  groupes  plus  ou  moins  confus, 
qui  affeâent  une  figure  globuteufe  ou  rénîfbr- 
me  (n 8).    La  plupart  des  marcajptts  himifphi* 

m  »  ■  ,  1.    ii         ■  1  ■  11  ,m 

(1 16)  Groupe  de  marcaflïtes  cuîvreufes  décaèdres ,  ou  en  lames 
.carrées ,  blanchâtres,  pofées  de  champ  &  tronquées  en  bifeau  fur 

les  bords.  Dtfcripu  de  Min.  p.  293  ,  n#  4* 

(117)  Eflai  de  Crift.  p.  309,  v«r.  la,  pi.  VI,  fig.  6  ;  W- 
mefte,  Letns ,  vol.  11 ,  p.  177 ,  w.  4  jDavila ,  Cotai.  U  ,  p.  340, 
n°  11. 

(118)  Groupe  de  marcaflïtes  cuivreufes  blanches  très-êcfa- 
tames ,  en  criftaux  à  14  facettes ,  formés  par  des  octaèdres  dont 
les  fix  angles  foi  ides  font  tronqués.  Dcfcription  de  Min.  p.  ajWt 
n°  9.  Autre  groupe  des  mêmes  marcaflïtes,  dont  la  furfàce  tire 
fur  le  noirâtre.  Ibid.  n°  10.  Marcaflïtes  cuivreufes  à  14  facettes, 
d'un  jaune  pâle  tirant  ftur  le  grifâtre.  Elles  font  groupées  en 
mafle  globule ufe ,  &  tellement  engagées  les  unes  contre  les 
autres ,  que  la  plupart  ne  montrent  qu'un  des  fommets  de 
l'oftaèdre  tronqué  qui  les  compofe  ;  ce  qui- donne  à*  ce  groupe 
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riques  appartiennent    à  cette   variété   (119). 

Variété  z8.  L'çâaèdre  aluminiforme ,  dont  les 
fix  angles  folides  font  tronqués  de  biais  par  les 
bords  ,  d'où  refaite  un  polyèdre  à  vingt  facettes 
inégales ,  dont  huit  irrégulièrement  hexagones , 
qui  appartiennent  ^ 'portion  non  [tronquée  des' 
faces  de  l'oâaèdre ,  &  douze  triangulaires  ifo- 
cèles  (120),  produites  par  les  troncatures  (/7. 
III,fig-zo). 

J'ai  plufieurs  marcafittes  folitaires  de  cette  va- 
riété ,  depuis  3  lignes  jufqu'à  un  pouce  &  plus  de 
diamètre  :  la  plupart  font  de  l'île  d'Elbe ,  §c  peu- 
vent être  confidérées  comme  une  modification 
très-voifine  de  l'icofoèdre  régulier  (  ci-deffus  va- 
riété 22)  ,  puisqu'elles  n'en  diffèrent  que  par  la 
troncature  plus  profonde  des  faces  qui  répondent 
aux  huit  angles  folides  du  cube  ;  ce  qui  change 
huit  des  triangles  équilatéraux  de  l'ictrfaèdre  en 
hexagones  irréguliers  ,  en  réduilant  à  la  forme  ifo* 


l'apparence  d'un  amas  de  marcaffites  cubiques.  Ibid.  n*  1 1.  Mar- 
caffites à  14  facettes ,  groupées  en  rognons  cylindriques ,  de  Cor* 
aouaflie.  Ford.  Catal.  1780,  n°  694. 

(119)  Pyrites  figurants  /uemifpharicus particulis  cubicis  feu  do* 
àtcatiris.  Linn.  Syfi.  nat.  1768,  p,  114,  n#  4  ,  fi  ;  Ibid.  1756  ? 
•°4,«. 

•   (i3o)  L'angie  formé  par  la  jonâion  des  bafes  des  deux 
triangles  fur  chaque  pointe  de  l'oâaèdre ,  eft  de  1289.  Quant  à 
l'angle  formé  par  ia  jondion  des  bafes  de  l'oâaèdre ,  H  eft 
comme  dans  tout  oâaédre  aluminiforme,  de  no\ 
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cèle  les  douze  autres  triangles ,  qui ,  pris  deurf  i 
deux ,  remplacement  chacune  df  s  fix  faces  du  cube. 
Variiti  z$.  La  variété  précédente ,  fur  les  faces 
hexagones  de  laquelle  s'élèvent  autant  de  petites 
pyramides  trièdres  obtufes  à  plans  fubpentagones 
ftriés ,  tandis  que  les  douze  j|*ns  triangulaires  ifo- 
cèles  n'éprouvent  aucun  changement;  ce  qui  porte 
le  nombre  des  facettes  de  vingt  à  trente-fix  (PL 

lll9fig.2l). 

Cette  variété  réfulte  très-certainement  de  la 
furaddition  de  lames  triangulaires  équilatérales 
toujours  décroiflàntes  fur  les  huit  faces  de  l'oâaè- 
dre  tronqué  de  la  variété  précédente.  Cette  fur- 
addition  devient  fenlible  par  les  ftries  concen* 
.  triques  qui  régnent  depuis  la  bafe  de  ces  petites 
pyramides  trièdres  jufqu'à  leur  fommet ,  qui  fou- 
vent  eft  tronqué  net  »  &  préfente  alors  un  petit 
point  triangulaire  équilatéral  liflfe  &  fort  éclatant , 

•qui  f  s'il  étoit  plus  apparent  fur  chaque  fommet , 
porterait  à  quarante-quatre  le  nombre  des  facettes 
de  cette  variété.  J'en  poflede  quelques  criftaux 

-  folitaires  ;  mais  le  plus  parfait  que  j'aie  vu  »  efl 
prefque  ifolé  fur  un  groupe  de  mine  de  fer  grife 

'  &  de  petits  criftaux  de  roche  de  l'île  d'Elbe  ,  qui 
fait  partie  de  la  riche  colleâion  de  minéraux  de 
cette  île ,  qu'on  voit  à  Paris  dans  le  cabinet  de  M. 
Bedon. 

C'eft  d'après  ce  cridal ,  qui  a  cinq  â  fîx  lignes 

de 
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de  diamètre  ,  que  je  donne  ici  la  figure  de  cette 
marcafïite,  dans  laquelle  chacun  des  triangles  ifo- 
cèles  lifles  ,  joint  aux  deux  pentagones  ftriés  qui 
l'accompagnent ,  repréfente ,  pour  ainfi  dite ,  une 
des  faces  du  dodécaèdre  à  plans  pentagones ,  à  peu 
près  de  la  même  manière  qu'on  l'obferve  dans  la 
variété  21. 

Variété  30.  Le  polyèdre  à  trentè-fix  facette* 
de  la  variété  précédente  *  avec  cette  différence* 
que  les  pentagones  irréguliers  placés  de  droite 
&  de  gauche  de  chaque  triangle  ifocèle ,  fe  font 
accrus  aux  dépens  de  ce  même  triangle ,  qui  refte 
ainfi  fort  petit  (  PL  III ,  fig.  zz). 

M.  Beffon  poflede  encore  (ut  une  mine  de  fer 
.grife* de  File  d'Elbe,  une  très-belle  marcaflûe de 
cette  variété.  Les  triangles  liflès  ifocèles  devien- 
nent quelquefois  fi  petits  fur  Certaines  faôçs ,  qu'on 
les  diffingueà  peine  ;  ce  qui  donne  à  cette  mai> 
taffite  l'apparence  d'un  dodécaèdre  à  plans  pen- 
tagones irréguliers  ,  dont  chacune  des  faces  feroit 
divifée  pa*  une  arête  peu  faillante  ,  en  deux  par- 
ties égales-  Je  poflede  une  marcaffite  folijtaire  afiez 
fingulière  9  en  ce  que  chacune  des  faces  du  dodé- 
caèdre à  plans  pentagones ,  eft  àinfi  divifée  par  une 
arête  peu  faillante ,  en  deux  parties  ,  mais  inéga- 
lement fur  chaque  face,  &  d'ailleurs,  fuivadf  des 
direâions  qui  femblent  n'avoir  aucun  rapport 
entre  elles. 

Tontt  III.  Part.  IJI.  Crîfi.  métatL  Q 


00  Pyrites  ou  Marcajptcs  rhomboldalcs. 

La  forme  de  ces  marcafïites  eft  plutôt  celle  (Tint 
cube  lamelleux ,  peu  régulier ,  dont  les  faces 
s'éloignent  un  peu  de  la  perpendiculaire  par  leur 
inégale  largeur,  que  celle  d'un  parallélépipède 
rhomboïdal  bien  détermina  :  aufli  leurs  principes 
conftïtuans  paroiffent-ils  être  moins  intimement 
unis  que  dans  les  précédentes,  &  perdent-elle* 
beaucoup' plus  facilement  le  foufre  qui  les  miné- 
ralifoit.  Il  eft  très-ordinaire  de  les  rencontrer! 
l'état  de  mine  de  fer  brune  ou  hépatique,  dû 
moins  à  leur  furface ,  qui  fouvent  aulïi  fe  trouve 
recouverte  d'une  croûte  ocreufe  plus  ou  moiffi 
^paiffe. 

V^riètl  3  /.  Hexaèdre  obliqqangle  lifle  ou  ftrié* 
&le  plus  fouvent  lamelleux  (121). 

Ces  pyrites  fe  rencontrent  en  criftâtfx  fofi- 
taires  (xaa) ,  plus  ou  ftiôins  abngés ,  quelquefois 


<«0  Eflai  de  Crift.  p.  302 ,  yar.  4 ,  pï.  V ,  flgV  &  ;  DéraefW, 
lettres ,  vof.  H ,  p.  278,  C.  Af&rcfiaflte  hexâeêr*  rhomboldête^ 
^Watf.  Min.  $.  276*,  £  jÛur  figure  approche  wpeu  4»  celle  an 
vitriol  martial ,  fans  en  avoir  cependant  la  régularité. 

.  (ww)  Pyrites  martiales  folitaires  criftallifée?  en  cubes  obli- 
quangles,  dont  les  angles  .&  lès  bords  font,  entiers,  les  unes 
•font  totalement  àPétàt  pyritèW:  d'autres  font  TecouTertes  d'unt 
croûte  ferrugineufe  brune  d'une  à  plufîeurs  lignes  ff<paiffeuï: 
4'auttçi  «ofin  ont  entfoemem  p*JT$  kl'im  de  www  <fe  Jfcr  àif* 
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feiéme  un  peu  cortteumés  ;  ma»  il  ef!  tien  plus 
ordinaire  de  les  trouver  en  criflauxlamelleux  (î'2^)f 
Quelquefois  même  en  prifmes  hexagones  (124),, 


*-*• 


tique.  Defcript.  6V  Mnn  p.  287 ,  n40  to.  ôros  cube  fol kaire  oblt* 
quangie  de  pyrite  martiale  d'un  Jaune  pâle  !  lesfcailfets  qui  té 
compofent  forment  des  espèces  de  'ftries  fui  fuiveot  Hi  mémo 
direction  dans  les  faces  du  cube  qui  font  oppofées*  Forft.  Calai* 
177a ,  n*  39c* 

(113)  Pyrites  martiales  delà  varier/  précédente  ,  groupées  eç 
jnaife  irrégulière  &  lamelleufe  ;  d'Angleterre.  Béfbrtpt.  étMhn 
p.  287,  n*  iir  Groupe  de  màrcaffites  en  cubes.,  ia.piapart  obli- 
quangles  cV  d'un  jaune  pâle;  du  Derbyehire.  Forft.  Catal.  1772^ 
ft*  $£6*.  —  en  cubes  oBTiqùangtes  feuifletés  fur  du  quartz ,  de 
Cornouàitie.  liià.  h*  H57.  —  Mm  à  plus  grands  cubes  qui  le 
concentrent  en  mamelons.  ïtaf.  n°  358»  Voyez  ibid.  n°  |$3?ifc 
CotûÂ  de  1780  ;  no.  641 ,  648 ,  66a  » .#2 ,  686  &  688. 

(124)  Pyrite  en  prifmes  hexaèdres  2quifatéraux  tronqués  net 
aux  deux  extrémités  (  PL  IV 9  fi^iS  6r  24), 

»  Pyrite  Qnguliére  en  lames  hexagones  qui  parofflent  devoir 
n  cette  nguse  à  wo  fpath  calcaire  de -arôme  «ferme- ,  qui  *  "Servi 
*>de*bale'  à  onTpath  calcaire  ;  de  Prtyèerg.  «  Forft.  Cita/.  1772  > 
*•  14)8.  Voye» encore  ibid.tp*  376,-382.  M.  deBpurnonrm'é* 
fcrit  qu*H*a* deXrx  InôrceaUx  de  cette  variété  prïî.narique,  l'ua 
éefijuèls  eft  uulrafltrttnt  tfttUVerlW'tf^i  fort  gros  criftal  tjufâ 
été  cafféhoiiaonmlfment  ,defbneqn'H  n*eft  qu'un  fegment  du 
cfiUto&l.  »»Le  pWn 'hexaèdre  qui  re  termine  a  ,  dit*if  7trpis 
wponcte*  è^ttémètre  ;  atoll?  tepzrrticurier quï  Pa  trouvé  *  m'a  t  ïï 
«dit  queceprifme  avoir  plus  d'un  pied  de  longueur.  Je  regretté 
irtàmà&xfrtbvc  pu  Savoir  en «ntier.  Je  poffède  «m.D£tit  grimpe 
Htréi-iniéreffint  de  cette  variété ,  où  les  pr  fines,  qui  font  vn- 
n  tîCfS  »  ont  jdqu'fc  wr  jwrc«  &  A«i  4  lôtgatfn  >  jbr  />ré*  4  ils? 
n  lignes  Jt  é*amètrt<  Ces  morceai  x  viennent  du  même  endroit 
#t d'o*  t#oo  a  ti*é  les  /cWs  hoUu>*q  in. voit  même  ejyalfl 
trpfctf«irsjfOHFés(Wrc«c£iftettX*«  . 

Q  ij      ' 
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groupés  les  uns  fur  les  autres  d'une  manière  plus 

ou  moins  confufe.  ;    % 

J'ai  donné ,  d'après  Henckel ,  dans  mon  Eflai 
de  Criftatfographie  (125),  plufieurs  variétés  de 
marcajjitcs  oUaldns  rhomboîdalcs  en  criftaux  fo- 
lkaires  ;  mais  je  dois  dire  ici  que  je  n'ai  point  vu 
de  ces  marcaflttes  où  l'oôaèdre  rhomboïdal  fut 
complet  &  bien  déterminé  :  toutes  celles  qui  pré- 
fentent  '  cette  forme  ,  appartiennent  donc  à  la 
feûion  fuivante. 

Quant  aux  marcaffites  tétraèdres  ou  pyramidales 
triangulaires ,  elles  font  affez  riches  en  cuivre  pour 
mériter  d'être  placées  parmi,  les  mines  de  ce  mé- 
tal (126) ,  &  font  d'ailleurs  beaucoup  moins  dures 
que  les  marcaffites  proprement  dites. 

■ 

$.  h. 

Cristallisation  indéterminée  (127). 

< 

Toutes  les  marcaffites  qui  ont  été  décrites  dam 

la  feâion  précédente  ,  nous  ont  piéfenté  des 

m  1'  * 

.  ( ï2$)  Page  308 ,  variété  3 ,  pi.  VI ,  fig.  19  ;  &  p.  309 ,  nr.  $$ 
7&  11  ,pl.  VI,  fig.  00,22, 13  &  14;  Démette,  Lettres,  vd.  Il  f 
p.  280 ,  var.  3  fie  4* 

(  1 26)  Voyez  la  mint  jaune  de  cutprt ,  ci-après ,  Cuivre,  dp.  IL 

(127)  Pyrites  criftallifées  en  groupes.  Démette',  Ltttr.  vol.  H, 
p.  282,  $.  1IL  Pyrites  minérale fatus  aggregatus  figurâtes.  Linn. 
Syfi.  nat.  1768 ,  p.  u 4,, il*  4.  Marchafit*  in  congtrie  êryfalUat 
Mrufa  marthafltica.  WaH.  Min.  fp.  276,  /•  »  A  cryflallis  tel  &* 
#>  mellis  inoriinatè  congefiis-  compojîue,  unie  Ça#trnqj4  €f  dtfffê 
w/iwf.««ibM.p.i3$» 
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formes  crirtaltlnes  à  facettes  planes  bien  determi» 
nées  :  on  obferve  encore  r  à  la  vérité ,  de  ces  fa- 
cettes planes  »  &  même  des  pyramides  entières 
ou  tronquées  »  dans  les  marcaffites  dont  je  vais 
parler;  mais,  comme  elles  font  toujours  enga- 
gées ,  &  fort  ferrées  les  unes  contre  les  autres 
par  une  de  leurs  extrémités  ,  cette  extrémité  refte 
confufe  ,  indéterminée,  &  n'offre  plus  que'des  lames 
ou  ftries  parallèles  ou  divergentes,  comme  on 
Fobferve  fur-tout  dans  la  variété  fuivante. 

Varilti  32.  Pyrite  martiale  en  globules  à  fur- 
face  liffe  ou  tuberculeufe. 

* 

Eflai  de  Crift.  p. 295  ,  efp.  III  ;  Defcript.  de  Min.  p.  28a  ,  efp.  EflL 
Pyrit*  globofi  aut  globuli  pyritacei.  AuÔor.  Pyrites  figurants 
globofus.  Lînn.  Syft.  nat.  2768,  p.  114, n°  4,  *.  Sulphurferr* 
jninerali fatum  ,  minera  globofi  concretum.  Globuli  pyriticofi. 
Walf.  Min.  1778  ,  fp.  375.  Sulphur  ferro-  mixtum  globofum  , 
ponderofum ,  dilutè  flavum.  Carth.  EL  Min»  p.  51 ,  fp.  6.  Py~ 
ritricha ,  pyritrichipkylla  &  pyro&ogonia.  HHI.  Hift.  of  foflV 
p.  615  &  fuiv»  pi.  V.  Pyrites  arugineus  cufus  protuberanri& 
acuminat*  funt  diamantis  ïnflar.  Muf.  "Brakenhof.  p.  65.  Py- 
rïtes  ferreus  globofus  pyramidibus  quadrangalaribus  prominalis 
indique  afper.  Scheuchz.  Oryff.p.  186  ;  Lang.  Hift.  lapid.  p.  14. 
Pyrite  globofi  intus  ftriati  finis  à  centro  ad  circumferentiam  ex- 
currentibus.  Cappell.  Prodr.  cryfi.^.  35.  Pyrite  globulares  mar- 
tiales. Bocc.  Muf.  pan.  II ,  p.  240;  Voïkman.  Silef.  fubrerr. 
p.  960  ;  Cappell.  ibid.  p.  00  &  24.  Syderius  Scheuchz»  Jtinm. 
Alpin.  Pierre  de  foudre  vulgà. 

Cette  pyrite  fe  trouve  dans  la  craie ,  l'àrgillè  > 

la  marne,  &c.  en  petites  xnaifes  folitaires ,  doat 

Qiij 
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Ja  forme  eft  $  ou  parfaitement  glohukufc  (128), 
ou  ovoWe  (1^9)  f  PU  cylindrique  (130),  ou  coni- 
que ,  &  fiftuleufe  à  la  manière  des  ftalaâites  (1 3 1). 
Souvent  ces  boules  pyriteufes  adhèrent  deux  ou 


(iflft)  G/oA*/i  pyriticofi  fi^rici.  WalU  Mm.  fp.  37g ,  *«  »  flf- 
ti  gwni  fùnt  fpharicàplus  minas  ttgulaù  •  magnitudiat  éiverfl  ,  fy- 
99 perfide  interdum  çquabiti  %  intrrdum  quafl  cryflallis  compofiti  , 
rtimerdum  înxquabULu  Ibid,  A'fices  margacea.  Au.  Nat.  Cur* 
vol.  VI  ,  Append.  Pyrites  cryflaUifatas  rotuêdûtus  aggregëtm. 
3VT. T.  Teff.  p.  44,  dq  9,  a.  Pyiies  *nti  coloris  rotunàts.  Gefp» 
de  fig*  iapid.  p.  15.  —  figuratus  globofus ,  çlobulis  JpkerkU  foli* 
tariisi  Litoph.  Born.  I ,  p.  -58; 

(129)  Glohuii  pyriticofi  ob  ongL  Renés  pyriticofi.  Wall.  Mu 
fp.  375,  b.  Pyrites  figurants  globofus  globalis  ailongis.  Litopb, 
Bom.  l,p.  ^9.  —  gloiulis comprtjfis.  Ibir1, —  glofalis  rtmfvwi* 
ius.  Ibid.  Pyrite  martiale  *n  boy  le  ovoïde ,  dans  laque!!*  les  pyra- 
mides de  ia  furfece  font  t'ofi  -f^Hante*  &  rapprochée  en  mame- 
lons comme  dans  les  pyrites  en  grappes.  Dejctipt.  de  Min.  p.  «83» 
31°  3.  Pyr'u*  ovales  Ùjùlidi.  G.  Fabric,  ObC  metalf,p.  30. 

(130)  Globuli  pyriticofi  pyramidales  feu  cylinirici.  Waff.  M», 
fp.  275 ,  e.  Ceraunias  nonnulior,  7£ii.  Pyrites  figuratus  ftiflatitu* 
tylindriats.  Litoph.  Born,  II ,  p.  106,  —  ftillatitius  cwiiformit. 
Ibid  I ,  p.  ,58.  Pyrites  cylindriques  à  furface  raboteufe.  Davi/a, 
Cafa4Il,p.  330,  n°  14.  Pyrites  en  priapolitts,  enconcom&rt, 
enfufeau ,  &c.  7J/V,  n<>*  a£  &  ?©*.  JVn  ai  qui  four  comme npuees 
aux  deux  extrémités ,  &  quipreXentçnt  exactement  la  forme  d'un 
cervelas. 

(131)  Gfoàuii  pyrincofi  fiftmJsfl.  Watt.  Min.  Ibid.  fyntufr 
ratus  fijlulofus.ljinTi,  Syfl.  nau  p.  114,  o#  4, y.  ^-jtillatiiwfr 
tuiofu;.  Litoph,  Born.  i,p.  58.  Marcaffite  tfftukufe  en  tuyau  cy  fou 
drique,  hériflëdans  toute  fa  furface  de  petites  pyramides  qua- 
drilatères ,  qui  ont  comme  végété  les  unes  fur  les  autres,  Pfr 
«îla  ,  ÇataU  U  ,  p.  34a  ,  »•  X. 


^lufieuf S  enfemble  ;  ce  qui  leur  a  fait  donner  les 
ppjrçis  de  diorchites  ,  de  triorchitcsy  &c*  (132). 
D'autres  fois  ce  ne  font  que  des  mamelons  ou 
tubercules  raflçmblés  fous  la  forme  de  grappes  f  de 
chouJUurs  (133)9  en  un  mot,  de.  vraies  flaîag- 
pites.  Leur  furfacç  eft  rarement  lifle  &  polie  (1 34); 
cljeeft  au  contraire  tantôt  granuleufe ,  tantôt  par- 
femée  d'éminçnces  ou  d'inégalités  qui  là  rendent 
raboteufe  »  &  en  apparence  fort  irrégulière.  Mais  ^ 
«juand  on  examine  avec  atjenfion  .ces  prétendus 
tubercules ,  on  ç'apperçoit  aifément  que  ce  font 
jutant  de  py&çiides  qua^rangplaires  ,  ici  com- 


(13*)  Pyrites  iuorum  vtl  trium  ttjliculorum  fpecU.  Kentm* 
Jtfomencï.  tît.  16.  Bini  al  his  globulis  ad  invitent  consreti  teflicalos 
rtftrunt,  vocantur  Diorchitts.  Waff.  Min*p.  13b. 

(133)  Globuli  pyrideofi  in  Botryitem  concret!  ~  WalL  Min.  fp» 
275*  <*•  Gynnopyrts  Botryoides.  Hill.  Hift. of foff. p. 61$ ,  pi.  V, 
fp.  2.  Pyrites  cryflalUfaïus  aggregatus  conglomeratus.  Muf*  Teflfl 
.p.  44, n°  10.  Stalactites  py  rit  ico fus  polymorphus.Sy  Çï.  nat.  1768  >. 
jp.  185,  n*  io*  Pyrites  figuratus  globofus >  globulis  conerttis  fu- 
perficie  cryfrallifatâ.  Iitoph^Bom.  I,  p.  59.  —  globulis  fungifor- 
jnibus*  Ibid.  —  gioÇulis  minimis  aggregatis  pipformibus.  IbkL. 
—jUlfaiitius  Botryitts  fuperficie  hinc  inàt  cryfiallifatâ ,  cryfiallis 
pyramidatis  letraea'ris  &  triedris.  It>id.  IL  p„  106.  Pyrite  d'uiv 
jaune  paie  en  végétation,  Davifa ,  CataLl},  p.  329,^4.  _gra- 
nuleufe  en  végétation.  /£&  n°  5*  Pyrite  en  grappe,  lbid.n"j* 
pyrite  martiale  en  ftaJa*tes*JForft.  CataLiyp  ,  n0$  636,  ^64, 
672,  &c. 

Ç134)  P^r/fe*  fiptratus  globofas  ,  globulis  folitariis  fitptrficie 
mttntttus*  Litopb. '  Born.  T9  p.jfà*~figuratus  jliïïatitius  niuns* 
lbid.n,p»i'o&  ï}ymnopyn$.  Hiïl.HiJl.  offbiT.p.6j4,pL  V-. 

Qiv 
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plètes  &  régulières ,  là  comprimées  ou  cûnéifoN4 
mes,  &  fouvent  à  fomroet  légèrement  tron- 
qué (135);  quelquefois  ces  pyramides  ne  font  que 
des  cubes  reôangles  ou  rhomboïdaux  ,  tronqués 
dans  leurs  huit  angles  folidçs ,  mais  engagés  de 
manière  qu'ils  fe  préfentent  comme  des  pyramides 
hexaèdres  tronquçes  (136)  dont  les  plans  font  al- 
ternativement hexagones  &  triangulaires  (  PL  1V9 

fg.  se). 

Chacune  de  ces  pyramides  paroît  être  Qppo 
fée  par  fa  bafe  avec  une  autre  pyramide  intérieure 
qui  fe  prolonge  vers  lç  centre  de  la  pyrite ,  où 


^^ 


(135)  Eflai  de  Crift.  pi.  VI ,  fig,  3  &  4.  Pyrite  martiale  en 
boule ,  hériffée  à  fa  furface  par  les  Commets  pyramidaux  des  ai- 
guilles qui  la  compofent  Defcript.  de  Min.  p.  083 ,  n°  1.  Pyrites 
figurâtes  gloèoftts  fliptrficit  eryjlallifatâ*  Litopb.  Boni.  1,  p.  59. 
»)  En  cgnfîdérant ,  die  Henckel ,  les  pyrites  fphériques  ,  qui  ne 
9' font  réellement  compofées  que  de  rayons  &  de  pyramides, 
9»  on  trouve  que  les  bafes  de  ces  pyramides  s'étendent  non-feu- 
9»  lement  au-delà  de  ia  circonférence  de  la  fphère ,  mais  encore 
9*  qu'elles  s'y  terminent  en  angles  &  eh  facettes  de  toutes  fortes 
»  de  figures.  On  peut  les  voir  repréfentées  dans  les  planches  cf- 
99  jointes ,  aux  n°*  7  ,  8 ,  9  &  10  ;  &  on  peut  même  les  découvrir 
9» fans  le  fecours  de  la  loupe,  fur  les  pyrites  quf  paroi  ffenr  les 
9»  plus  liiTes.M  Pyritologie,  trad.  franc,  p.  $8,  pi.  IV  ,  fig.  34. 
La  pyramide  intérieure  n'eft  jamais  aufli  déterminée  qu'elle  le 
paroît  dans  ces  figures ,  &  dans  celles  que  j'avois  données,  d'a- 
près Henckel ,  dans  mon  Effai  de  Criftaiiograpbie, 

(136)  Eflai  de  Crift.  pf.  VI,  fig.  5.  Pyrites  çryjlallifattts  pyro* 
wiiatus ,  pyramidibus  hexatdris  apice  trUttÇ4tfitf  ai  Kafnick  7>4Jh 
fityavi*.  Licoph,  Born.  I,  p.  £7, 
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toutes  vont  aboutir  comme  autant .  de  rayons  ; 
mais  ces  pyramides  intérieures ,  loin  d  offrir  une 
forme  diffinéie  &  déterminée ,  fe  confondent  & 
fe  preflent  tellement  les  unes  contre  les  autres , 
qu'elles  ne  préfentent  que  des  aiguilles  ou  ftries 
convergentes  autour  d'un  centre  commun.  Quant 
aux  pyramides  de  la  furface,  les  feules  qui  foient 
diftinâes ,  elles  ont  plus  ou  moins  de  faillie ,  & 
font  encore  pour  l'ordinaire  fi  ferrées  les  unes 
contre  les  autres  ,  qu'elles  s'entament  &  s'endom- 
magent réciproquement  par  leurs  bafes  &  leurs 
côtés  9  au  point  qu'on  n'apperçoit  fouvent  que  la 
pointe  ou  le  fommet  tronqué  de  ces  pyramides  , 
avec  une  portion  plus  ou  moins  grande  des  faces 
qui  les  compofent. 

Ces  pyrites,  qui  font  le  produit  d'une  criflal- 
lifation  rapide  &  tumultueufe  à  la  manière  des 
Aalaôites  ,  font  aufli  les  plus  abondantes  en' 
foufre  ,  &  celles  qui  fe  décompofent  le  plus 
facilement  à  Van  libre  ,  foit  par  la  voie  humide , 
foit  par  la  voie  sèche.  Dans  le  premier  cas ,  la 
décompofîtion  commence  toujours  par  le  centre , 
ou  pour  l'ordinaire  fe  rencontre  une  très-petite 
cavité  ;  &  peu  à  peu  toute  la  pyrite  tombe  en 
efflorefeence  en  fe  vitriolifant.  Dans  le  fécond 
cas  ,  la  décompofîtion  commence  par  la  fur- 
face;  &  la  pyrite,  fans  changer  de  forme,  mais 
en  perdant  fon  éclat  métallique  &  de  fa  dureté  » 
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p^ffç  à  lVtat  de  zbùw  <&  fir  brune  ou  hepaà* 

qut{iyj). 

On  peut  obferver  ici  que  les  prétendus  diamant 
trouvés  en  Bourgogne,  &  annoncés  comme  tels 
dans  une  Lettre  inférée  dans  le  Mercure  de  France 
du  mois  de  décembre  1731  >  n'étoient  que  des 
pyrites  de  cette  efpèce ,  &  non  les  diamans  cou- 
leur d'acier  9  dont  parle  Pline  (bus  le  nom  àejydc- 
rjfts{iî$).  Ce  quia  trompé  TAuteur  de  cette 


(137)  Voyez  ci-après, efpèce  VI  ;  &  mon  Mémoire  far  les  al- 
térations qui  furviennent  à  différentes  mines  métalliques  ,  cV  paru- 
ticulièrement  à  la  pyrite  martiale ,  inféré  parmi  ceux  de  PAca- 
démie  électorale  de  Mayence ,  année  1776 ,  p.  97 ,  &  réimprimé 
dans  le  Journ,  de  Phyf,  du  mois  d'oôobre  1780* 

(138)  Suivant  l'Auteur  de  cette  Lettre ,  on  trouve  dànslef 
environs  d'Auxerre  des  criftallifations  qui  font  de  l'efpôce  de* 
diamans  qui  ont  l'éclat  du  fer  poli,  $  que  Pline  appelle  fidé- 
lités, dans  le  livre  37 ,  chap.  4  de  fon  Hiffoire  naturelle.  Après 
avoir  rapporté  le  texte  de  Pline,  l'Auteur  ajoute  :  »  Je  croît 
»  trouvée  dans  les  fiderkes  d'Auxerre  ce  quePline  tronvok  da*f 
»  les  fiderites  de  Macédoine  :  Jes  uns  &  les  autres  font  d'une  e*ê 

*»terne  &  approchante  delà  couleur 'ta  fer  poli.  Les  nôtre*, 
»  comme  ceux  de  PJine,  font  des  plus  pefans,  eu  égard  àletf 

r*»  groOeur*  Je  m'en  fuis  convaincu  par  l'expérience  ;  car  ajier «W» 
9»  dans  un  trébuchet  un  cUamant  4  un  fidérite  d'un  égal  volume  9 
»  ce  dernier  s'eft  trouvé  excéder  le  poid>  du  diamant  de  trois 
wkarats  &  demi.  Enfin  les  nôtres  font  fi  tendres ,  que  non-feu- 
»  lement  je  n'ai  pas  eu  peine  à  eu  réduire  plufieurs  en  mîeijes, 
t>  mais  même,  en  près  de  trois  Jieures ,  jf «  ai  prefqu*  caufim** 
9»  un  à  le  tenir  dans  ma  bouche*  «  .  m 

J'avoue  que  dans  cette  expérience4  il  y  apîufieurs  ptrncui* 
«tés  qui  s'accordent  peu  avec  ce  que  j'ai.dit  ei-deffus  de  la  &r 


Lettre  ,  c'eft  ce  même  nom  dp  fydiritts  donné 
par  Sçheuçhzer  à  ,une  pyrite  globuleufe ,  hériflëç 
de  petites  pyramide*  qu^drangulaires  ;  &  qui  ,  $ 
pn  juger  par  la  figure  &.  la  defcnption  qu'en  donne 
cet  Auteur,  ne  diffère  en  rien  de  nos  pyritps  marr 
tiales.  J'ai  cru  devoir  relever  cette  erreur  ,  pour 
çmpêcher  qu'on  ne .  confonde  à  l'avenir  pes  pré- 
tendus  dîamaçs  dg  Sn&fls  &  de  France ,  avec  J?s 


lire  martiale  en  «lobules ,  $  qui  conviendraient  plutôt  aux 

Kriftaux  de  fer  oSaèdres  dont  j'ai  parlé  plus  haut.  Mais  cette  eau 

terne,  qui  fuppofe  au  moins  une  demi  tranfpaTence,&fepeude 

jluceté ,  ou  plutôt  cette  falubilité  plus  propre  à  un  fel  qu%  un; 

fneire,  m'auroient  fait  regarder  ces  prétendus  diamans  comme 

(tes  êtres  de  raifon  9  û  F  Auteur  n'ajoutoit  enfuite  :  »»Une  chofe 

JfSM*  j'ai  a  vous  faire  remarquer,  c'eft  que  dans  les  cinq  ou  fix 

p  matrices  de  tfdérites  que  je  pofféde,  il  s'en  trouve  une  4.e  /* 

tPgroflèur  du  poing,  cV  à  demi  fphérique,  de  même  efpêce  Tant 

j»  doute  que  celle  dont  parle  Saumaife  dans  Tes  Notes  fur  Solin. 

f»U  en  parle  a  in  fi  :  Haizo  inter mea  cioitlia  lapidem  ferrei  colorif 

f>ac  pwfare ,  pvgni  maçnitftdiac ,  rotaadam,  uçdique  fecàs  formis 

pçupflranguUs  in  mxcroaem  turbinatis  afptrum  :  diceres  manupo- 

t»Jtita*  &  ip  /«jwcm  ffiWnviguiifm  attritas  ,aitâfafi*  hodie  tenentuf 

piçnobiUs  adamautês ,  quas  à  folo  natal}  Alenconios  appellamus*  « 

XÇaumaife  fe  trompe  en  ppribuanjt  aux  diamans  ^4ltn^on  ,  quji 

jne  font  qu'un  criftal  de  roche ,  la  forme  pyramidale  quadran- 

£ulaire  des  vrais  diamans),  nSydsritm  nuncupari  poffe  illum  /a~ 

*9puUm  nullus  dubitat,  ita  pffuut  fplen/frr&n  f&rri  tphibet  ac  pou- 

f»  dus  àaj>tt , . . ,  lapifcw  4u/amanùs  vocabat  qui  jnihi  vendidiu  Saut 

^maife  (ajoute  l'Auteur  cjfe  ]a  Lettre  que  je  viens  de  citer  (  djr 

*  qu'il  avoit  été  apport  des  Indes.  M«£cheuchzer  nous  apprend 

p  qu'on  en  trouve  beaucoup  en  Çuifle ,  Semblables  en  tout  £  celui 

j»  de  Sauraaife ,  excepté  que  les  facettes  n'en  font  point  brillantes, 

itmajs  copme  cahute*  d'iweefpèoe  dérouille.  M,  le  chevalier 


■< 


a$i  Fer. 

véritables  diamans ,  donc  la  formé  efl  auffi  pyra- 
midale quadrangulaire ,  mais  qu'on  cherchèrent 
vainement  dans  les  rochers  des  environs  d'Auxerre» 
Variété  33.  Pyrites  martiales  lamelleufes  &  en 
crêtes  de  coq. 

Pyrites  figuratus  lamellofus  feu  ctilulofus  è  Iaminis  ereSis  inter- 
textis.  Linn.  Syjï.  nat.  1768  ,  p.  114,  n°  4 ,  £  MarcAafite 
èra&eat*.  Wall.  Min.  {778 ,  fp.  276 ,  nu  Globuli pyriticofi  plani 
vel comprejfu  lbid.  fp.  275 ,  /".  t>  Criji*  galli  inttrium  squales , 
interdum  a  lia  orbiculari  gaudentes  figura  comprcjpî.  «  lbid.  Py- 
rip laces*  Hill.  Hift.  of  foflT.  p.  612-614  ,  pi.  V.  Pyrites  figura* 


9»  Alton  en  a  fait  graver  la  figure  (  dans  !e  premier  volume  de  Vit. 
99  Jlp.  de  Scheuchzer  )  qui  efl  femblablt  au  fldèrite  que  je  tiens  de 
»  vous.  On  trouve  ces  fidérites ,  non  dans  les  entrailles  de  h 
*>  terre ,  mais  dans  les  fentes  des  rochers  qui  fe  voient  à  l'en- 
»trée  de  quelques  perriéres  :  c'eft-Ià  qu'on  les  trouve  collés  & 
»  appliqués  fur  ces  rochers  comme  une  efpèce  de  croûte ,  qu'on  1 
»  détache  aifément  avec  le  doigt  ou  avec  le  couteau.  Cette  croûte  1 
»  eft  fimple,  &  d'une  couleur  plus  fombrt  lorfque  la  furfact  de  ta 
r»  pierre  efl  à  Pair.  Les  perriéres  ou  on  les  trouve  font  à  deux 
w  lieues  &  demie  ou  trois  lieues  au  deflus  d'Aùxerre»  à  douze 
mou  quinze  toifés  plus  bas  que  la  rivière ôTYonne.  On  trouve 
»  auffi  de  ces  fidérites  dans  des  chemins  qui  traverfent  des  terres 
»  labourables  au  deflus  de  Salmaife  en  Bourgogne ,  &  dans  le  Nf- 
rt  vernois ,  proche  Mez-le-  Comte.  «  Extrait  d'une  Lettre  écrite 
à  M.  lé  Bœuf,  par  M.  A  *  *  *,  Médecin  de  Paris.  Mercure  h 
France ,  1731 ,  décembre,  p.  3719^2735.  On  voit  par  ce  long 
extrait ,  que  les  fidérites  de  Scheuchzer  &  de  Saumaife  étant  les 
mêmes  que  celtes  qu'on  trouve  en  Bourgogne ,  les  unes  &les 
autres  ne  font  que  des  pyrites  martiales  qui  ne  méritent  point 
ie  nom  de  diamans.  Quant  aux  fyderites  de  Pline ,  il  y  a  tout  lien 
de  croire  que  ce  n'étoit  autre  chofe  que  nos  criftaux  de  fer  oétatè* 
dres  attirantes  à  l'aimant  3  de  l'efpece  II  ci-deffus ,  p.  176* 


tms  lamellofits.  Lîtoph.  Born.  I ,  p.  58  ;  lèîd.JÏ,  p.  106.  Py- 
rites en  crêtes  de  coq.  Démette,  Lettres,  vol.  II.  p.  185. 

Ces  pyrites  me  paroiffent  réfulter  de  l'agréga- 
tion de  criftaux  pyriteux  de  différentes  formes  , 
mais  qui  dérivent  en  général  du  paralléllpipède 
ou  de  l'oâaèdre  rhomboïdaux.  Ce  font  tantôt  des 
lames  triangulaires  plus  ou  moins  contournées , 
pofées  de  champ ,  amincies  ou  dentelées  dans  leurs 
bords  ;  ce  qui  leur  a  fait  donner  le  nom  de  py- 
rites en  crêtes  de  coq  (139)  ;  tantôt  ces  lames  fe 
réunifient  deux  ou  plufieurs  enfemble  ,  de  manière 
que  le  point  de  réunion  eft  plus  élevé  que  les  par* 
ties  oppofées ,  qui  s'en  éloignent  en  ligne  courbe 
&  rentrante  (140).  D'autres  fois  ces  lames  font 

'  C*39)  Pyrites  cryftallifatus  triqutter  fquamofo-imbricatus.  MuC 
TeflT.p.  46,  n*  13.  Pyrites  lamellofits ,  lamellis  trigonis  in  fluoré, 
minerali ,  ad  Derby  Anglia.  Lîtoph.  Born.  II, p.  106. — lamellis 
irregularibus  ereBtis  ,  in  tri  an  gui  a  ordinatis  ,  ita  ut  pyrites  in- 
cifus  effè  videatur,  ad  Joha/w-Georgenfiadt  Sax.  Ibid.  I,  p.  58. 
r—  lamellis  ita  dijpojitis  ut  pyrites  cultro  incifus  fuijfe  vid&atur ,  è 
JoacAimjihal  Boh.  Ibid.  H,  p.  106. —  lamellis  tetraedris.  Ibid. 
t.*- lamellis  triait gularibus  aggregatis ,  è  Kapnik  Tranfilv.  Ibid.I^ 
p.  £g.  —  lamellis  crajfioribus  tetraedris  ereàis.  Ibid.  —  lamellis; 
tttraedris  minoribus.  Ibid.  —  lamellis  aggregatis  polyedris.  Ibid. 
Pyrites  martiales  criftaffifées  en  lames  dentelées,  plus  ou  moins 
IpailTes ,  pofées  de  champ ,  6c  très  -  ferrées  les  unes  contre  les 
autres,  comme  lasfpatbs  dits  en  crêtes  de  coq.  Eïïes  font  grou- 
pées fur  du  fpath  vitreux  cubique,  mêlé  de  galène  à  grandes 
facettes,  du  comté  de  Derby*  Defcript.  de  Min.  p.  289 ,  n0s  17- 
*}$.  Voyez  Forft.  CataL  "1772,  nos  333  &  fuiv. 

.04°)  Pyrites  lamelhfus ,  lamellis  du  abus  trigonis  in  angultim 


*l6       .  Pï  K 

Quant  aux  marcajjites  cellulaires  htxcààrtU 
dont  parle  Wallerius ,  &  qui  fe  rencontrent  dans 
le  voifinage  de  Freyberg  (146),  j'en  poflede  un 
morceau  où  Ton  voit  très-clairement  que  ces  ca- 
vités cubiques  ou  hexaèdres  font  dues  à  des  cubes 
de  galène  féparés  les  uns  des  autres  par  des  cloi- 
fons  minces  pyriteufes ,  qui ,  dans  les  endroits  où 
les  cubes  ne  font  plus.,  en  ont  confervé  l'empreinte 
en»  creux.  Quelques-uns  de  ces  cubes  adhèrent  fi 
peu  aux  cellules  pyriteufes  qui  les  contiennent , 
qu'ils  y  font  mobiles  comme  de  mauvaifes  dents 
ébranlées  dans  leurs  alvéoles  (147).  Au  refteles 
pyrites  cellulaires  peuvent  devoir  ces  impreffions 
cubiques  ou  polygçmes  quelconques  à  toute  autre 
fubftance  qu'à  la  galène ,  entre  autres ,  à  des  cubes 
de  fpath  vitreux  ,  à  des  fpaths  calcaires  &  féléni- 
teùx,  à  des  criflaux  de  roche  ,  &c.  (148) 

xefte  cependant  aucune  trace.  Ibid.  i\°  627.  Portion  d'un  très- 
grand  prifme  hexagone  de  pyrite  martiale  lamelleufe.  lbidé 
ri°  651.  Pyrite  prifmatfque  hexaèdre ,  accompagnée  de  criftaux 
ipathiques  &  quartzeux;  de  Saxe.  Ibid.  n#  680. 

Çi/fiyMarchaftt*  htxatârica.  cellulares.  Wall.  Min.  fp.  Vj6,  c 
J-favi$  apumfimïles.  Ibid.  Effai  de  Crifl.  pL  VII,  fig.  Il  &«; 
JDtfcript.de  M//?,  p.  173,  n°  16.  "La  pyrite  cellulaire  hexagone 
»que  l'on  trouve  dans  le  territoire  de  Freyberg ,  a  cela  de  par- 
»ticulier,  dit  Henckel,  que  les  petites  cellules  dont  elle  cft 
«compofée,  font  quelquefois  remplies  de  galène,  &c  «  fy** 
tologic ,  trad.  franc,  p.  59 ,  pi.  I ,  fig.  4* 

(147)  Voyez  Henckel ,  ibid. 

(148)  Pyrites,  lamellofns  ,  kmtllif  ertâtit  in  cellulas  ordinath» 

yatiltl 


Variitè$4.  Macles  pyriteufes* 

ïtémefte ,  Lettres,  vol.  II ,  p.  285  &  286. 

J*ai  déjà  parlé  de  celles  qui  font  formées  pa* 
des  cubes  (149)  ou  des  dodécaèdres  (150)  ,  qui 
femblent  fe  pénétrer  Pun  l'autre.  Le  doâeur  Dé- 
mette fait  aufli  mention  d'une  efpèce  de  macle 
pyriteufe  ,  formée  par  la  réunion  de  quatre  prit» 
mes  tétraèdres  articulés ,  qui  réfultoient  eux-mêmes 
d'oâaèdres  implantés  les  uns  dans  les  autres  ;  mais 
ce  que  je  poffède  en  ce  genre  de  plus  fingulier» 
ce  font  des  oâaèdre6  tïès-applatis ,  qui  diffèrent 
de  Toôaèdre  à  plans  triangulaires  ifocèles  ,  repré- 
senté PL  IHjfig.  n5  *,  non-feulement  en  ce 
que  les  faces  des  pyramides  font  féparées  Tune  de 
l'autre  par  un  fillon  très-léger,  qu'on  ne  diffingue 
qu'à  la  loupe ,  mais  encore  en  ce  que  les  quatre 


pyrites  cellularis ,  aiKapnik  Tranfifa.  ad  Schemnix ,  adFreyèerg* 
tfc  Litoph.  Boni.  I ,  p.  58*  Pyrites  cryftallifatus  ag'gregatas  ce/-. 
lulofus.  Muf.  Teff.  p.  46*  n°  11.  Pyrite  martiale  en  ftalaôito 
comme  certaines  hématites.  Sa  bafe  offre  quelques  empreintes 
cubiques ,  qui  paroiflent  avoir  été  biffées  par  une  galène  décom- 
posée; duHartz.  Forft.  CataL  1780,  n°  636*  Croûte  pyriteufe 
&caverneufe,de  Hongrie»  lbid.  n°666.  Marcaffite  de  Hongrie, 
dont  une  des  faces  offre  des  empreintes  de  quelque  corps  décom> 
pofé.  lbid.  n°  675.  Pyrites  figurants  veftigiis  cubicis  imprejfus ,  è , 
Joackimjthal  Boh.  Litoph.  Born.  I,  p.  59. 

(149)  Voyez  ci-deffus,  la  variété  1» ,  p.  aia. 

(150)  Voyez  ihid.  la  variété  16 ,  p.  227. 

Jomt  III.  Part.  III.  Crijî.  mltalL  R 


2$8  Feu, 

angles  folides  de  la  bafe  des  pyramides  ,  de  même 
que  ceux  du  fommet ,  offrent  chacun  une  petite 
pyramide  quadrangulaire  en  creux ,  dont  les  plans 
triangulaires  ifocèles  ,  femblables  à  ceux  de  la 
grande  pyramide  »  font  également  féparés  par  des 
rainures  ou  filions.  La  petite  croix  formée  par 
les  filions  des  pyramides  rentrantes  eft  fenfible  à 
l'œil  nu  fur  les  plus  grandes  de  ces  macies  9  qui 
ont  huit  à  neuf  lignes  de  diamètre.  Ces  macies  py* 
riteufes  font  quelquefois  comprimées ,  de  manière 
a  reflçmbler  beaucoup  à  1*  pyrite  décaèdre  à  bords 
çn  bifeau  >  de  la  variété  ?6.  Le  plus  grand  de* 
deux  groupes  que  je  pofiède  ,  eft  'encore  à  l'état 
pyritçux  daos  la  pierre  marneufe  qui  l'enveloppe  : 
le  fécond  çft  parvenu  à  l'état  de  mine  de  fer  brune 
ou  hépatique* 

Toutes  les  marcaffites  en  criftaux  déterminés, 
des  variétés  précédemment  décrites  »  peuvent  for- 
mer par  leur  agrégation,  de  petits  groupes  très- 
diversifiés  »  &  plus  ou  moins  régulier»  ;  mais  on 
n'appelle  macies  ,  que  ceux  de  ces  groupes  foli- 
taires  où  règne  une  certaine  fymétrie.  On  con- 
fond toutes  les  autres  fous  la  dénomination  de 
pyrites  polyèdres  à  facettes  indéterminées  (i$i)* 


050  Pynt*  angulofi  &  polyeêri.  Kentm.  NomencL  tir.  23; 
CappeH.  Prodr.  ciyjk.  p.  £2,  PytitucryflolUfittu&pofytdrtts,  cryf- 

taliis  folitariis.  Litoph.  Born.  I  ,p.  57 çryftallis  pofycdris  ëg- 

greçatiu  Jbid.  &  II,  p.  iqô.  Marçhajlt*  irregutare$i  WlU.  M*tt* 
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$.  III. 
Cristallisation  confuse. 

VarUU  ji.  Pyrite  martiale  Informe. 

Pyrites  falphureas  redis  Auétor.  Pyrites  ferri  minerait fatus  amor* 
phus  fciaûllans.  Lhw.  Syft.  nat.  1768,  p.  115,  n°  5»  Sulphur 
ferro  mineralifatum ,  minera  diffbrmi  pallidè  flavâ  ,  nitente  ;  py+ 
rytes  fulphunus.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  274.  Sulphur  marte  /à- 
zuratum  texturâ  equali  vtl  chalybeâ  vtl  granulatâ.  Cronft.  $•  152, 
B ,  1,2,3.  —ferro  mixtum,  informe ,  ponderofum ,  iilutè  fia* 
vum  fiiperfiùe  plauiufculâ.  Carth.  EL  Min.  p.  51.  Ferrum  pal- 
liée luteum  Jplendens  polymorphum.  Woft.  Min.  p.  31  ;  Defir* 
de  Min.  p«  279,  efp.  IL  Pierre  à  feu  Nonnullor. 

Cette  pyrite  fe  trouve  en  maffes  plus  ou  moins 
confidérables ,  dont  le  tiflu  eft  tantôt  granuleux» 
ou  compote  de  particules  plus  ou  moins  dif- 
ftin&es  (152);  tantôt  aiguillé ,  capillaire  ou  fi- 


3778,1p. 276,  h.  Figura utplurimumpolyedriçavixdtterminanda* 
ïbid.  Pyrites  globularis  poiygonus  in  argillâ  albâ  ,  ex  ftrri  fodin* 
HvtnfZ  Pini ,  p.  97.  —  fpecularis  poiygonus  ,  cryfiallis  majoribusm 
Ibid.  p.  98. 

(15a)  Pyrites  fulphunus  rudis  granularis.  Waîf.  Min.  fp.  274, 
l.  n  Majoribus  aut  minoribus  granulis ,  frequentiàs  figurant  cubU 
*  cam  affé&antilws  conerttus.  m  ibid.  Pyrites  fubflapus  texturâ  gra  - 
lutlatâ.u  Litoph.  Born.  I,  p.  56.  — fiavefeens  texturâ  granulatà\ 
Ibid,  H,  p.  105.  Pyrites  granulatus  in  argillâ  fubcœruleâ  ex  ferri 
fodtnâ  ad  Rivttm.  Pini ,  p.  97.  Pyrite  martiale  informe  â  gros 
grains ,  dont  piufieurs  affeâent  la  forme  cubique  ;  de  Fahlun  en 
Dalecarlie*  Defeript.  de  Min.  p.  281 ,  n°  3.  —  informe  à  peciv 

paioj  9  du  Vivaw  •  W.  d°  4. 

R  i) 
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* 

breux  (153);  tantôt  enfin  follde  &  compaôe 
comme  l'acier  (154)  ,  quelquefois  même  à  fuper* 
ficiô  fpéculaire  (155).  Elle  tient  fou  vent  un  peu 
de  cuivre ,  &  on  l'appelle  alors  pyrite  cuivreufe 
d 'un  jaune  pâte  (156) ,  pour  la  diffinguer  de  celle 
qui  eft  d'un  jaune  plus  foncé  ,  moins  dure  &  aflez 
fiche  en  cuivre  pour  mériter  d'être  placée  parmi 
les  mines  de  ce  métal  (157)* 


053)  Pyrites  falphurcus  nu  Jus  ftriatas  feu  capillarité  Waïï. 
Min.  fp.  374,  c.  — figuratus  capillaris.  Lîtoph.  Boni.  I ,  p.  57. 
'  —  capillis  concentratis  in  fafciculos  aggregatis.  Ibid»  Pyrite  mar- 
tiale informe  à  particules  prifmatiques ,  f  uifantes  &  (triées.  Defcr, 
de  Min.  p.  281 ,  n°  5.  —  en  aiguilles  prifmatiques  dans  du  quartz, 
«3e  Dannemore.  lbid.  h°  6. 

(154)  Pyrites  fulphureus  nuiut  folidus.  WaU.Min.fp.  374,1* 
—  fubflavus  texturâ  chalybeL  Litoph.  Born.  I,  p.  56.  —  fiavtf- 
tens  texturâ  aquali  in  lapide  ollari  virefeente.  Ibid.  II ,  p.  205. 
Pyrite  martiale  informe,  folide,  dure  &  compacte,  entre  deux 
ïiïières  très^mmees  de  colubrîne  feuilletée  brune ,  des  mines  de 
Louife  en  Weftmannie.  Defcripu  de  Min.  p.  280,  n°  1.  —à par- 
ticules plus  fines ,  d'un  gris  Jaunâtre,  lbid.  n°  2. 

055)  Pyrites  fubfiapus  texturâ  aquali  po/ùd.  Litoph.  Born.  I, 
p.  56.  — flavefiens,  texturâ  aquali  fuperficie  jpeculari.  Ibid.  II, 
p.  105. 

(156)  Pyrites  fubfiapus  tupreus  Au&or,  Pyrites  cupri  pallUè 
favus.  Ctonft.  $.  *9^  9  d.  Pyrites  cupri  feu  ferreo-cupreus  «mor- 
phus<  Lmti.  Syji.  nau  1768 ,  p.  1 15  ,  n°  6.  Minera  cupri  fubjUm* 
Wall.  Mi».  1778 ,  fp.  356.  Pyrite  martiale  informe  tenant  cui- 
vre ,  ou  mine  de  cuivre  d'un  jaune  pâle»  Defcripu  de  Min.  p.  749 
•fp*  IX  ;&  p.  289,  efp.  V ,  no»  1-6. 

057)  Vpyez  les  mines  de.  cuivre ,  ci-après  9  efp.  U> 
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On  doit  regarder  comme  appartenantes  à  la 
pyrite  informe  »  toutes  les  fubftaflces  animales  & 
végétales  pyritifées  (158),  qui  fe  rencontrent  fî 
fréquemment  dans  l'argile  &  dans  la  craie.  En  effet, 
les  formes  qu'affeSe  alors  la  pyrite  lui  font  abso- 
lument étrangères,  puifqu'en  pénétrant  &  décom- 
pofant  ces  fubftances  organiques ,  elle  s'y  eft  mou* 
lée  ,  pour  ainfi  dire  >  au  point  d*en  conferver  exac- 
tement la  figure.  C'eft  ce  qu'on  obferve ,  non- 
feulement  dans  les  poiffbns  pyritijes  des  fchifles 
argileux,  dont  la  pyrite  eft  plus  ou  moins  cui* 
vreufe,  mais  encore  dans  les  cochlitts  ,  les  cornes 
tfammon  ,  les  bcUmnius  y  les  ofiracites ,  les  ptcli- 
nites  ,  les  èçfdnitcs  ,  les  entroques  ,  &  même  dans 
les  bois  pyritifés  des  couches  calcaires ,  fableufes 
&  marneufes ,  dont  la  pyrite  eft  prefque  toujours 
purement  martiale. 

Quant  â  la  pyrite  arfenicatt  où  îe  fer  eft  miné- 
ralifé  par  Tarfenic  avec  un  peu  de  foufre  (159)'* 
on  peut  voir  ce  qui  en  a  été  dit  ci-deffus  (  arfenic , 
efp.  II  ) ,  fous  le  nom  de  mifpickel  ou  mine  (Tan* 
fenic  blanche* 

(158)  Sulphur  ferra  mineralifatum  corporiSas  peregrinis  inh*- 
rens  ;  petrificatum  pyriticofûm.  Wall.  Min.,  fp.  278.  Corpora  pe- 
regrina  pyrite  impregnata  ;  petrefaiïa  pyrilacea.  Cronft.  §.  287  ,c» 
Larvét  pyritacea.  Ibid.  §.  29a,  a. 

059)  Mine  de  fer  blanche  arfenjcaî e»  Defiript.  de  Min.  p.  lao^ 
efp.  X;  Sage,  Elém,  de  Mitu  vol.  II,  p.  206,  efp.  XIV. 

Riij 
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Espèce    V. 

Wolfram. 

Mine  de  fer  bafaltique.  Démette ,  Lettrtt  ,  vol.  II ,  p.  331 ,  dp* 
XX.  Mine  de  fer  noire  compaâe  &  feuilletée.  Sage ,  Elém.  de 
Min.  p.  209 ,  efp.  XVI.  Magnefta  parpà  cum  porthne  mardi  €f 
jovis  mixta  ;  fpuma  lupi  ;  wolfram.  Cronft.  $.117, 3.  Magnefià 
cryftallina  nigra ,  fufca  vel  rubra  >  intrinfecè  jtriata ,  attritu  r#- 
bens  ,  fpuma  lupi  Wafl.  Min.  1772, fp.  155.  MolyManum  fpu- 
ma lupi  tritura  rubré.  Linn.  Syft.  mat.  1768,  p.  121,  n*  3. 
J?enum  arfenico  minerait  fatum,  minera  aigri  vtl  fufcA,attrttm 
rubente ,  cryftallifatâ  ,  planis  nitiiis  Jpleadcnte.  Wall.  Mit* 
2  edit.  trad.  franc,  p.  484 ,  fp.  265. 

Ce  minéral ,  qu'on  a  d'abord  regardé  comme 
une  mine  de  fer  arfenîcale ,  puis  comme  une  man- 
ganaife,  &  enfin  comme  un  métal  particulier  »  ne 
contient  ni  foufre  9  ni  arfenic ,  &  diffère  i  plufieurs 
égards  de  la  manganaife.  Le  fer ,  dans  le  wolfram  % 
paroi t  être  uni  d'une  manière  très-  intime  à  la 
fubftance  du  fchorl  ,  2c  cela ,  dans  une  proportion 
bien  fupérieure  à  celle  où  il  fe  trouve  dans  les  au- 
tres fchorls  ferrugineux ,  que  le  wolfram  furpaffe 
de  beaucoup  enpefanteur  (160).  Quel  que  f oit  Je 

(160)  Suivant  les  expériences  de  M.  Briflbn,  la  pefcmeur 
fpécifique  du  fchorl  vert  prifmatique  du  Dauphiné ,  qui  doit  fa 
couleur  au  fer,  n'eft  que  de  34.529;  tandis  que  celle  du  wol- 
fram *  d'après  un  morceau  très-pur  de  mon  cabinet ,  s'eft  trou* 
voe  de  71.195:  celle  d'un  criftal  oâaédredemine  d'étain  Man- 
che ,  que  j'avois  fourni  pour  terme  de  comparaifon  5  n'a  été  quft 
de  60,076. 


Feu.  265 

incîpe  qui  minéralife  le  fer  dans  cette  fubflance , 
elle  ne  manifefte  aucune  aâion  fut  le  barreau  ai- 
manté» 

On  a  quelquefois  dortné  le  nom  de  welfram  à 
des  mines  de  fer  grifes ,  à  des  fchorls  en  aiguilles 
prifmatiques  >  &  même  à  la  molybdène ,  qui  ac- 
compagnent les  mines  d'étain  d'Altènberg  (161)  ; 
mais  le  véritable  wolfram  fe  trouve  en  mafles  fo- 
lides  &  Compactes ,  d'un  noir  luifant  *  dont  le  tiffu 
cft  lamelleux  (t6i)  ,  &  quelquefois  fttié  :  il  eft 
fbuvent  entremêlé  de  quartz ,  de  fnifpickel  &  de 
mica.  Son  excefltve  pefanteur  Ta  fait  quelquefois 
confondre  avec  les  mines  d'étain ,  qu'il  accompagne 
dans  les  mines  de  Saxe  2c  de  Bohême.  Je  ne  l'ai 


(161)  "Effcéce  de  fiibftance  fèrrugineufe  que  les  Allemands 
»f  nomment  wolfram*  Elle  eft  (triée  &  d'une  vraie  couleur  de  fer. 
«On  la  trouve  kJltenkrgen  Mifrtie ,  où  on  lui  donne  trôs-im- 
9t  proprement  le  nom  à9 antimoine.  «Henck.Pyrito/.  trad.fr.  p.  64. 
Spama  lupijlriata.  WalLMùr.  fp.  155,41.  t>  lumbago  jlimmijimi  lis 
Xentm.  ex  Alunhtrg  in  Mi/nid.  lbid*  Spumalupi  radiatn ,  radiiê 
ctyftallifatif  concentrant,  Lkoph.  Borné  I,  p*.  48.  —  radiata,  ra* 
éuscryftallijatis  fafticulatim  concentrent*  colore  plumbtoAbià.Uy 
p.  iox  'yDefcript.  de  Af//7.p.  157. 

(16a)  Spuma  lupi  amorp/ta  Jbtidà  nigra ,  pûrtUalis  lamèllojis, 
è  Taberg  in  Nerike  Sueciét.  Litopfa.  Borml,  p*.  48»  —  particklit 
lamellofts  nittntibut  *  ad S*h*nfeld propè  Schlaggtnwald  Bon.  Ibid* 
—  nigra  folida  fta&arâ  nitentt ,  udAlteoberg  àaxonl**  Ibid»  J'en 
poféde  un  tfti-beau  morceau  mêlé  dt  quarts  &  de  mica,  dé 
Zinnewalde  en  Bohême  ;  il  m'a  été  donné  par  M.  le  bâton 
d'Heynitz» 

Riv 


point  encore  vu  fous  une  forme  criftalline  déte** 
minée  ;  cependant  MM.  de  Born  &  Wallerius  lui 
attribuent  la  forme  cubique  (163)  ,  &  même,  &'il 
en  faut  croire  ce  dernier ,  hprifma$ique  rhomboU 
date  (164). 

Ne  doit-on  pas  auffi  regarder  comme  un  wol- 
fram de  couleur  blanche,  jaunâtre  ou  rougeâtre  » 
un  minéral  très-pçfant ,  en  maffes  folidefs ,  lamel* 
leufes  ou  grenues ,  qu'on  a  longtemps  confondu 
avec  la  vraie  mine  dfttain  Uçnche  ,  quoiqu'il  ne 
contienne  que  du  fer  dans  la  proportion  d'environ 
30  livres  par  quintal  ?  Ce  minéral  eft  le  Tungfiein 
des  Suédois  ,  &  le  fer  pefant  dç  quelques  Miné* 
jalogiftes  (165). 


(16^)  Spuma  lupi  m'gra  cryftallifata  cubica,èJohann-Georgenfladt 
Saxr  Ibid,  Spuma  (upi  çubica.  Wail.  Min.  fp,  155 ,  ç.  A nonnullil 
yocatur  galena  fini;  hu^us perd  cubi  finis çompoflti  vidtntur.  Ibid. 

(164)  Spuma  lupi  rhomboldalis.  Wall.  Min.  fp.  155,  b.  »  Confiai 
99  çryjiallis  rhomboïdalibus  feà  longioribus  feu  oblongis  congtflis  , 
v  unit  polytdricam  ,  vil  minera  jiannl  cryflaUifat* ,  zmngraupen 
•woeat*,  figurant  ferè  fufeipit  ;  Zinnewalde  in  Bohemiâ.**  Ibid. 
*—nigrefcens  partiçulis  granulatis  &firiatisA  ad PlattcBoLlÀto^h, 
Born.  I ,  p.  48. 

(165)  Ferrum  calciformt  terra  quâdam  incognitâ  intimé  mwf- 
tum.  Cronft.  $.  210.  — fpathofitm  album  ex  Marienberg  &  Âl* 
tenberg*  Ibid,  Ferrum ponderofum  folidum  carneum.  Litoph.Born, 
1 ,  p.  123.  Ferrum  lapidi  pitrtfcihili  intutrens,  minera  alba  vel  r*t 
icos ,  facie  lapide  â,fwe  nitore,  in  igne&magoeti  rffra&ariagra^ 
VÎffima*  WaH.  Min.  1778  «,  fp,  337.  »  Ejt  minera  cohre  alàêfienu4 
vflarefçtMt  aut  rubente ,  façie  [ère  franatiçâfeu  graaad  rndiQti% 


Fbk,  $6$ 

[C]    En    mine    secondaire. 

Espèce    VI. 

Mine  de  fer  brune  ou  hépatique. 

Defcript.  de  Min.  p.  124,  efp.  IX,  &  p.  76,  efp.  X;  Démette, 
Lettres ,  vol.  II ,  p.  288  &  fuiv.  &  ibid.  p.  301 ,  efp.  IX  ;  Sage  , 
Elém*  de  Min.  p.  184.  Pyrites  fufcus  vel  aquofus  Auclor.  Py- 
rites aquofui  mineralifatus  lividus.  Linn.  Syfl.  nat.176% ,  p.  1 16 , 
n°  7.  Pyrites  colore  rubefcinte.  Cronft.  $.  153.  Sulphur  ferro 
mineralifatum ,  minera  fufcâ  pel  kepaticâ  ,  pyrites  fufcus.  Wall. 
Min»  1778,  fp.  377. 

Ce  minéral,  qu'on  a  long-temps  regardé  comme 
une  (impie  variété  de  la  pyrite  martiale ,  provient 
en  effet  de  fa  décompofition  fpontanée  par  la 
voie  sèche  (166);  &  comme  cette  décompofition 
n'eft  fou  vent  que  fuperficielle  ,  ou  qu'elle  ne  pé- 
nètre qu'à  quelques  lignes  au  deflbus  de  la  fur- 
face  de  la  pyrite,  il  n'eft  pas  étonnant  que  les  Miné- 
ralogistes qui  m'ont  précédé ,  n'aient  regardé  cette 
mine  hépatique  ou  de  couleur  de  foie ,  que  comme 
une  pyrite  plus  pauvre  en  foufre  que  celle  qui  con« 


m  aut  cryjlallorum  mineralium  ftanni ,  pondère  mineras  cV  lapides 
tinter  grapijflma,  cum  acidis  non  effcrpefcens ,  &c.u  Suivant  le 
même  Auteur ,  la  pefanteur  fpécifique  de  ia  variété  jaunâtre  ou> 
rougeâtre  de  Suède,  eft  de  49.88  ;  celle  de  la  variété  blanche 
d'Altenberg ,  de  58.25  ;  &  celle  du  wolfram ,  de  41.80. 

066)  Voyez  le  Mémoire  dont  j'ai  parlé  ci-defîus,  p.  350, 
»ote  137. 
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fervoit  fa  couleur  &  fon  brillant  métallique.  Ce- 
pendant ,  comme  il  arrive  auffi  très-fouvent  que 
la  décompofuion  de  la  pyrite  eft  complète ,  c'eft- 
à-dire ,  qu'elle  a  perdu  peu  à  peu ,  &  fans  changer 
de  forme ,  tout  le  foufre  qui  la  minéralifoit ,  on 
eft  d'autant  mieux  fondé  à  regarder  comme  une 
mine  de  fer  particulière  ,  le  minéral  réfultant  de 
cette  décompofîtion ,  que  le  fer  s'y  trouve  alors 
à  l'état  de  chaux  minéralifée  par  l'acide  méphi- 
tique. 

Ce  nouveau  minéral ,  très-reconnoîffable  i  fa 
couleur  brune,  hépatique  ou  rouillée,  a  beaucoup 
perdu  de  la  pefanteur  &  de  la  dureté  qu'il  avok 
dans  l'état  pyriteux ,  mais  fa  forme  refte  la  même  ; 
ce  qui  fans  doute  n'a  pas  peu  contribué  à  dérober 
aux  plus  habiles  Minéralogistes  les  changement 
qu'il  avoit  éprouvés  dans  fon  intérieur.  Les  diffé- 
rentes formes  que  préfente  la  mine  de  fer  hépa- 
tique,  étant  ainfi  précisément  les  mêmes  que  celles 
de  la  pyrite  martiale  (  efp.  IV  ) ,  je  me  contente- 
rai de  rapporter  fuccintement»  &  fuivant  le  même 
ordre ,  celles  de  ces  formes  que  je  poflede  ,  ou 
dont  les  Auteurs  ont  déjà  fait  mention  fous  dif- 
férera nom» ,  faute  d'avoir  connu  leur  véritable 
origine» 


[a]  Modifications  du  cube  HJJe. 

Variltls  i9  2,3.  Mine  de  fer  hépatique  en  cubes 
ou  parallélipipèdes  reftangles  lifles  (P/.  H9fig. 

Eflai  de  Crift.  p.  356 ,  efp.  II ,  var.  1 ,  pi.  IV,  fig.  1-4-  Pyrite 
brune  cubique.  WaM  Afin.  1  edit.  trad.  franc,  efp.  ai8,n*  3. 
Miner*  ferri  ctyfiaUifau  cubic*.  Wall.  M10.  I778,fp.  3aayl» 
Pyrites  cubicus  hepaticus  in  terra  ferrugineâ.  Pi  ni ,  Offtrv^  98. 
Venflsferri  cubicû  cY  an gu lofa.  Scheuchz.  OryCtùgr.  p.  198  ; 
Volkm.  Silef.  IUbL  p.  013,  214  ;  Cappeif.  Proir.  cryft.  p.  31* 
X«pj«  cëitdar,  pulgà  pedra  quadrata  ,  figuut  cubiae  »  cokris 
ferrei*  Semmedo  ,  Hift.  exotic.  Cappeif.  ibid.  Pyrites  aquofus 
cryftallifatus  cubicus,  cubis  fotitariis.  Litoph.  Born.  I,p.  60- 
—  colore  rubefeeate  cryftallifatus  cryftallis  trigonis.  Ibid.  CSup- 
pofé  que  cette  dernière  ne  provienne  pas  de  la  décomposition 
d'une  mine  jaune  de  cuître  en  criftaux  tétraèdres.) 

Wallerius  a  range  cette  mine  hépatique  en  cubes 
lifles ,  dans  la  même  efpèce  que  les  criftaux  de 
fer  noirâtres  oâaèdres ,  quoiqu'il  ait  très-bien  vu 
qu'elle  n'avoit  point ,  comme  ces  derniers»  la  pro- 
priété d'être  attirée  par  l'aimant  (167).  On  h 
trouve ,  comme  la  marcaflite  dont  elle  provient* 
en  cubes  foliaires  ou  groupés  (1 68). 

(167)  »*  Magnete  utplurimum  attraQiles ,  féepè  perd  nom  trukuih 
niur,  imprimis  quét  cubicâ  fini  figura.**  Ibid.  p.  334. 

(168)  Marcaffites  cubiques  lifles ,  folitaires ,  donc  l'extérieur 
décompofé  efti  l'état  de  mine  de  fer  brune  ou  hépatique.  Defer. 
de  Min.  p.  78,  n°  3;  fie  p.  1289  n°  k  Hématites  cryftaWfatus 


a.63  Fer. 

Variétés  4*5,  6.  Mine  de  fer  hépatique  â  qua* 
torze  facettes  ou  en  cubes  liftes ,  dont  les  huit  an- 
gles  folides  font  plus  ou  moins  tronqués  (JY. 

An  lapis  trisk*decagpnus, idefi tredccim  anguhrumfKentm.  6t.  4} 

Cappeif .  Prodr*  cryft,  p.  30. 

•  1 

Parmi  les  crifbux  folitaires  que  jepoflede,  de 
ces  variétés  à  quatorze  facettes  (169) ,  il  en  eft  un 
où  Ton  n'en  compte'que  treize  ,  par  la  raîfon  que 
l'un  des  angles  folides  du  cube  n'a  point  été  tron- 
qué. J'en  ai  d'autres ,  dont  les  huit  angles  folides 
font  tronqués  fort  avant. 


tubicus ,  l  Raskowa  ad  Jtonrç  Hung.  Litoph.  Born.  I ,  p.  1 19.  Pe- 
tits cubes  alongés  de  couleur  ferrugineufe;  —  pyrite  ou  pierre 
carrée  des  Indes,  appelée  eandas  ; — pierres  carrées  d'Efpagne, 
d'Angleterre,  de  France,  d'Auvergne,  &  celles  qu'on  trouvai 
dans  des  pierres  ardoifines  grifâtres  &  groffiéres ,  dans  les  en- 
tons de  Rennes.  Nouvelles  idées  fur  la  formation  des  fojfdes  M 
p.  106,  pi.  I,  fig.  3,  4,  5  &  6.  «Mine  de  fer  hépatique  et» 
99 partie  mamelonnée  &  en  partie  crijUllifie  en  caftes  «dont  plu- 
99  Oeurs  ont  leurs  angles  tronqués.  c«  Defcu  de  Min,  p*  117  9  n°$« 
"Hématites  fiavefcens  cryftallifatus  fuperficie  cryjiallis  cubicis  ob« 
éuBA ,  ad  Ronii  Hung.  Litoph.  Born.  I ,  p.  ifto. 

(169)  Voyez  Defiripu  de  Min.  p.  78,  n°  3  $  &  UU.  P*  *&» 

^6» 


tîîï 


[b]  Modifications  du  cube  fini. 

'Variété  i  /.  Mine  de  fer  hépatique  en  cubes  ou 
parallélipipèdes  reâangles  ftriés  fur  toutes  les  faces 

<iY.  //,  fig.  i7). 

JEflai  de  Crift.  p.  356 ,  var.  2 ,  pT.  IV ,  fig.  g»  Mme  de  fer  brune 
en  cubes  ftriés  ,  de  Sibérie  &  des  environs  de  Montbard  en 
Bourgogne.  Sage ,  Exam.  chim.  p.  234  &  furv.  Mine  de  fer 
cubique  femblable  à  celle  de  Sibérie.  Buff.  Suppl.  à  CHift.  nau 
Vol.  II,  p.  72 ,  j'a-4*.  Mine  de  fer  criftallifée.  lbid.  p.  39. 

M.  le  comte  de  Buffon ,  qui  réduit  toutes  les 
mines  de  fer  à  deux  efpèces  principales  9  favoir  ; 
les  mines  en  roches ,  ou  produites  par  le  feu  (170)  ; 
&  les  mines  en  grains ,  qui  (ont  le  produit  de  Teau  , 
compte  parmi  ces  dernières ,  la  mine  de  fer  cubi- 
que de  Montbard  :  il  en  fait  même  un  genre  par- 
ticulier ,  fous  le  nom  de  mine  de  fer  crifiallifée ,' 
comme  fi  cette  mine  -étoit  la  feule  du  fer  qui 
criftalliftt  ;  tandis  qu'à  Fexception  des  mines  de 
tranfport ,  il  n'en  eft  aucune  qui  ne  fe  rencontre 

(170)  Les  Minéralogiftes  auront  peut-être  peine  à  fe  perfua- 
der  que  M.  de  Buffon  comprenne  la  mine  de  fer  fpathiqui  (ci- 
après  ,  efp.  VIII  )  parmi  ces  mines  en  roche  produites  par  le  feu  ; 
candis  qu'il  leur  reproche  d'avoir  compris  dans  les  mines  de  fer, 
V aimant ,  Yémeril ,  l'hématite  »  &c.  qui ,  dit-il ,  »  font  en  effet 
»  des  minéraux  ferrugineux  en  partie ,  mais  qu'on  ne  doit  pas 
*»  regarder  comme  de  vraies  mines  de  fer ,  propres  à  être  fon- 
t»dues  &  converties  en  ce  métal.  «  Suppl.  à  l'HiJL  nau  vol.  II, 
p.  37.  Cependant  nos  fers  du  Rouffillon ,  d'Alface  &  du  comté 

4c  Fojx,  proviennent  en  partis  de  la  fonte  des  hématites, 
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fous  une  forme  criftalline  plus  ou  moins  déter- 
minée ;  maïs ,  au  fond ,  cette  mine  de  fer  cubique 
de  Montbard  n'eft,  de  même  que  celle  de  Sibérie, 
qu'un  produit  de  la  décomposition  fpontanée  d'une 
marcaffite  de  même  forme»  On  voit  à  Paris ,  dans 
le  cabinet  de  M,  Sage ,  un  morceau  affez  consi- 
dérable de  cette  mine  de  Montbard ,  le  même  qui 
lui  a  fervi  pour  en  faire  Tanalyfe ,  &  dans  lequel 
on  distingue  encore  des  portions  de  la  pyrite  qui 
ne,  font  point  décorapofées  (171)*  Celle  de  Si- 
bérie n'en  diffère  que  par  l'or  natif  qu'elle  con- 
tient (17a)  ;  celle-ci  4e  trouve  en  grands  cube* 


(171)  »  Cette  mine  eft  brune  9  fait  feu  avec  le  briquet,  &  eft 
»»mméraUfée  par  l'acide  marin  (M.  Sage  a  reconnu  depuis  que 
»  c'étoît  de  l'acide  méphitique  ).  On  remarque  dans  fa  fracture 
w  de  petits  points  brillans  Je  pyrites  martiales,  &c.  "  Sage,  cité  par 
M.  de  Buffon ,  ibiê.  p.  72 ,  note  g-. 

(171)  On  trouve  auffi  quelquefois  de  l'argent  natif  en  filets 
contournés  dans  la  mine  de  fer  hépatique  ;  d'où  l'on  peut  con- 
clure qu'il  y  a  des  pyrites  argentifères ,  comme  il  en  eft  d'au  ri - 
fères.  C'eft  à  ces  pyrites  futfureufes  tenant  argent,  qu'on  doit 
rapporter  les  fynonymes  fuivans:  Argentum  ferra  fulphurato  mi- 
nerali fatum.  Cronft.  §.  176,  la  — fulphtre  &  ferro  wtttcralifa*  ' 
tum ,  minera  pyriticofa  fufca  ;  minera  argenti  pyriticofa*  Watf, 
Min*  1778  ,  fp.  396.  Pyrite  futfureufe  tenant  argent.  DefaipU 
àt  Min.  p.  40 ,  efp.  XH1  ;  Démefte ,  Lettres ,  vol.  il ,  p.  451 , 
efp.  XII.  J'ai  vu  dans  se  cabinet  de  M.  le  comte  d'Angiviller 
un  très-beau  morceau  d'argent  vierge  en  filets  contournés  dans 
une  mine  de  fer  hépatique ,  de  la  Catkarina  prés  de  Rafthau  en 

Saxe.  On  a  tiré  de  cette  même  minière  une  grande  quantité  dt 

pyrites. 


foluaircs  (173)  9  ou  groupés  (174)  ,  dans  Tinté- 
rieur  defquels  la  pyrite  n'eft  pas  toujours  entière- 
ment décompofée  (175)  »  quoiqu'il  s'en  trouve 
auilï  qui  n'en  confervent  aucune  trace» 

Variétés  iz  ,  /j  ,  14.  Mine  de  fer  hépatique  ea 

073)  M.  Pailas  dit  qu'on  trouve  quelquefois  ces  cubes 
fblicaîres  depuis  un  quart  de  pouce  jufqu'à  deux  pouces  &  demi , 
rarement  jufqu'à  trois,  à  Pyfchminskifche  &  a  Berefoffskifche ; 
&  il  en  donne  la  figure  dans  fon  Voyage  de  Sibérie ,  tome  II  ,* 
pi.  VI ,  fig.  1  &  2 ,  p.  168 ,  édition  allemande.  Mine  de  fer  noi- 
râtre  en  cubes  cellulaires  ,  des  environs  d'Ekaterinbourg. 
Cbappe  ,  Voyage  en  Sibérie,  tome  I,  p.  655.  »La  partie  folide 
»»  n'eft  ,  dit-il ,  compofée  que  de  cubes  de  la  grandeur  des  dex 
99  ordinaires  :  on  en  voit  cependant  quelques-uns  dont  les  faces 
9*  n'ont  que  quatre  lignes.  Ces  cubes  font  placés  irrégulièrement* 
99  On  obferve  fur  toutes  leurs  faces  des  ftries  longitudinales  & 
9 f  parallèles  aux  côtés;  mais  celles  d'une  face  font  toujours  dif- 
m  pofëes  dans  un  feus  différent  de  celles  d'une  autre.  La  furface 
99 de  ces  cubes  eft  luttante,  d'une  couleur  noirâtre,  &c.«  Ibid, 
&  avec  l'or  natif  à  Bérefouskoi,  au  nord  ds£Icatérinbourg.  Ibid. 
p.  681. 

(174)  Or  natif  en  petits  grains  épars  dans  une  mine  de  fer  hé- 
patique crifiallifét  en  cubes  ftriés  fur  toutes  leurs  faces  ,  &  cel- 
lulaires daas  leur  intérieur.  Ce  curieux  morceau ,  dont  la  gangue 
eft  un  quarts  mêlé  de  mica,  vient  des  environs  de  Catherine-! 
bourg  en  Sibérie.  Defiript.  de  Min*  p.  2,  n°  3. 

•  (175)  Mine  de  fer  hépatique  crijkallifée  en  cube*  ou  parafléfi- 
pîpèdes  reâangies  ftriés  fur  toutes  leurs  faces  ;  de  Sibérie.  La 
pyrite  cuivreufe  tenant  or  qui,  par  là  décompofition ,  a  donné 
balance  à  cette  mine  de  fer ,  eft  encore  très-fenfibie  dans  la 
fraôure-de  ces  cubes,  Ibid.  p.  127  ,  n°  4.  Ce  morceau  eft  re« 
préfenté  pi.  ViU,  fig.  2  de  la  3e  Décade  des  Planches  cnlum* 
nées  de  M.  Buc'hoz, 


criftaux  folitaires  ou  groupés  ,  qui  ont  dix-huit  od 
vingt-fix  facettes  (PL  H*fig.  18 ,  19 ,20  6*  21  )* 

J'en  poffède  un  petit  groupe  qui  réunît  la  plu-» 
part  de  ces  variétés  (176).  On  a  pris  quelquefois 
ces  marcafïites  décompofées  pour  des  grenats 
opaques ,  ou  pour  une  hématite  criftallîfée  ;  mais 
l'hématite ( ci-après  efp.  VII) »  n'eft point fufcepti- 
ble  d'une  criftallifation  déterminée  ,  &  les  modifi- 
cations de  la  forme  du  grenat  n'ont  rien  de  com- 
mun avec  celle  dont  il  s'agit  ici» 
•  Variété  t&.  Mine  de  fer  hépatique  en  criftaux 
dodécaèdres  à  plans  pentagones  (PL  II,fig.2.j}. 

»  On  trouve ,  dit  Lémery  ,  dans  la  campagne 
**  de  Rome,  fous  la  terre ,  de  certains  petits  criftaux 
»  gros  comme  des  noifettes ,  noirâtres  ,  de  figure 
»  dodécaèdre  ,  ou  bornée  par  douze  pentagones* 
v>  Ces  petits  criftaux  font  rangés  par  veines  l'un 
55  près  de  l'autre.  C'eft  une  découverte  de  M.  Ma* 
*>  raidi,  de  l'Académie  royale  des  Sciences  (177).  « 

(176)  "  Lapis  in  quo  Natitra  Geometricam  artem  exercuit;  in  tê 
11  p  fora  latera  funt  ita  difpofita  ,  ut  aliqua  eorum  pentagonâ,  ait-' 
qua  hexagonâ  ,  necnon  triangulari  &  quairatâ  figura  circttmfiri- 
wta/iri/r.«Bonarï.Muf.Kirchcr.  Lib.VI,  p.  208;  Capp.  Prodrm 

Çryfl'  P*  3°- 

(177)  »>  Cryjlalli  parv<£  dodecahedra ,  duodecim  p  en  ta  go  ni  s  cont* 
nprchenfœ,  nigricantes ,  magnitudint  avtUanarum  ,  ptnarum  in 
»  modum  facentts  in  campejlribus  Romanis.  «  Lémery ,  Di8t.  des 
Drogues,  au  mot  Cryjlal;  Cappell.  ibid.  tab.  III,  fig.  19.  An 
lapis  pentagonus  f  Kentm.  tit.  4.  Ibid* 

Ces 
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Ces  criflaux  ne  peuvent  appartenir  qu*â  la  mine 
de  fer  hépatique  dont  il  s'agît.- J'en  ai  plufîeurs, 
tant  folitaires  que  groupés ,  &  même  en  forme 
de  machs.  Ceux  qui  font  folitaires  ,  liffes  &  lui- 
fans  ,  ont  fauvent  kété  pris  pour  des  grenats ,  dé 
même  que  les  cubes  ftriés  de  la  variété  4 \  ont 
quelquefois  paflë  pour  des  criflaux  de  fchorL 

(VJ  Modifications  de  Poctaldrc. 

*  * 

VarUtls  24  &  z5.  Mine  de  fer  hépatique  en 
criflaux  oâaèdres ,  folitaires  ou  groupés  (  PL  III  ± 

Minera  ferri  cryftallifata  oGtaUra ,  magneU  non  attraSilis.  WalL 
Min.  1778  ,fp.  322. 

J'en  poflede  un  criflal  légèrement  engagé  dans 
une  pierre  marneufe  grife ,  &  quelques  autres  en 
groupes  (178). 

VarilU  zy.  Mine  de  fer  hépatique  en  criftaux 
à  quatorze  facettes ,  dérivés  de  l'oâaèdre  (  PL  III % 

Je  ne  poflede  qu'un  feul  groupe  de  cette  va- 
riété ,  que  je  n'ai  point  encore  vue  en  criflaux  fo* 
litaires. 


!..       I         I     *    ■        '■!      I 


(178)  Defcript.  de  Min.  p.  78  ,  n?  3.  Mme  de  fer  fiépatîqua 
en  faifeeaux  Iameileux ,  mêlés  de  marcaffites  oâaèdres ,  pareil- 
lement décomposes  &  de  couleur  brune,  de  Bohême,  lbid, 
p.  109,11°  9. 

Tom  III.  Part.  JIL  CriJL  mitait.  $ 
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£ <T]  Modifications  du  rhomboïde. 

.  Variété  3/.  Mine  de  fer  hépatique  hexaèdre 
rhomboïdale. 

J'ai  trois  marcaffites  îolitaïres  rhomboïdales  en- 
tièrement  décompofées ,  comme  oh  s'en  apper- 
çoit  d'abord  à  leur  légèreté  &  à  la  couleur  rouillée 
de  leur  furface.  La  plus  grande  a  été  caflee  en 
deux  pour  faire  voir  fon  intérieur  ,  qui  eft  à  l'état 
{le  mine  de  fer  brune  ou  hépatique  rjiêlée  dV 

Variété  3  i.  Mine  de  fer  hépatique  en  glçhule* 
à  furface  lifTe  ou  tuberculeufe. 

•  *  - 

Pyrites  aquofas  colon  rubefetnte  globofus.  Lîtoph.  Born.  I,  p.  6& 
.__  giobofus,  glqbulU  bptryititn  coacttùs.  IjjkL  —aquofm  nni~ 
formis*  ibicL  —  ufiaceus.  Ibid. 

Cette  variété ,  qui  eft  des  plus  communes  * 
«lôit  fe  pïéfenter  avec  toutes  les  modifications  de 
formes  qui  fent  propres  à  la  pyrite  en  ftalaâw 
tes  (180)  ,  puifque  la  mine  de  fer  hépatique  n'eft 
autre  chofe  qu'une  pyrite  décomposée  ,  foit  dans 


-  ('79)  Ptfcriptfoad»  Mméraiix,  p»  ia&rn8  3»  . 

-  (i8a)  lvfme  de  fier  brune ,  cylindrique ,  ou  en  tayau  marne- 
lôftrié,  qur  paroft  provenir  de  la  décompofition  d'tinepyirk* 
triartialé  de  même  forme.-  Ibid.  p.  129,  »*  •'  Voye*  ibié.  pf  176, 
»°3* 
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Ton  entier  (181) ,  foit  en  partie  feulement  (182). 
Variété  33.  Mine  de  fer  hépatique  lamelleufe 
ou  en  créus  de  coq. 

Pyrites  fa  feus  lamelloftts.Wdl.  Min.  1778 ,  p.  477 ,  i.  Acctiit  ad 
marcÀûflïam  èraStcatam.  IbicL 

La  mine  d'Hop-Dail  en  Staffbrdshire  ,  &  quel- 
ques autres  du  Derbyshire  &  du  comté  de  Not- 
tingham ,  nous  ont  procuré  de  très-beaux  échan- 
tillons de  cette  mine  de  fer  hépatique  en  lames 
dentelles  ou  en  enftaux  cunéiformes ,  femblables  , 
à  la  couleur  près ,  aux  pyrite:  martiales  en  crêtes 
de  coq  qui  fe  rencontrent  dans  les  mêmes  mines. 
De  ces  groupes ,  les  uns  font  entièrement  à  l'état 


(181)  J'ai  pluGeurs  de  ces  pyrites  en  globules  f  décomposes 
Jufqu'au  centre,  &  qui  font  ainii  totalement  à  l'état  de  mine  de 
fer  hépatique.  Voyez  Defcript.  de  Min*  p.  152,  n#  I. 

(i£o)  Groupe  de  pyrites  martiales  en  globules,  au  milieu  du- 
quel eft  une  échinite  pyritifée,  du  genre  des  cœurs  marins*  Le 
centre  de  ces  pyrites  eft  encore  dans  Ton  état  naturel ,  mais  les 
parues  voifine»  de  la  circonférence  ont  éprouvé  de  l'altération  * 
Se  forment  une  mine  de  fer  hépatique  iricruftée  d'ocre  jaunâtre* 
Defcript.  de  Min*  p.  084,  n°  4.  Pyrite  martiale  en  boule ,  dont 
la  furface  eft  lamelleufe  &  protubérancée.  Le  centre  eft  encore 
pyriteux,  mais  le  refte  eft  decompofé  &  à  l'eut  de  mine  de  fer 
hépatique  mêlée  d'ocre  martiale  couleur  de  rouille.  lbitL  n°  g* 
Vovex  auffi  ihia\  p.  128,  n°  5.  Mine  de  fer  brune  en  partie  ma- 
melonnée ,  &  en  partie  criftallifée  en  cubes  dont  quelques-uns 
ont  leurs  angles  tronqués.  Cette  mine  paroh  réfutter  d'une  py- 
rite martiale  cubique  &  mameIonnée,que  le  foufre  a  abandonnée* 
Fojft.  Çttal.  1772 ,  n°  1094, 

Si,' 
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de  fer  hépatique  (183)  ^  les  autres  font  encore 
pyriteux  vers  le  centre  des  lames  qui  les  compo- 
sent (184)  ;  ceux  enfin  dont  l'altération  eft  la  phi* 
complète ,  fe  trouvent ,  pour  ainfi  dire ,  revêtus 
d'une  croûte  plus  ou  moins  épaifle  d'ocre  mar- 
tiale jaunâtre  :  de  plus ,  une  partie  de  la  galène  ou 
mine  de  plomb  fulfareufe ,  qui  fouvent  accom- 
pagne ces  morceaux ,  s'y  trouve  aufli  plus  ou 
moins  décompofée,  &  même  remplacée  par  de 

(183)  "Mine  defercriftallifée  en  pointes  cunéiformes,  groa- 
»pée  en  mafle  orbiculaire  &  mamelonnée.  Ce  morceau  flngu- 
wiier,  qui  tient  auffi  de  la  galène,  a  été  nouvellement  décoii- 
»  vert  en  Angleterre ,  &  paroît  être  une  mine  de  fer  de  féconde 
>»  formation.  «  Forft.  Catal.  1769,  nos  356  &  357.  *  Un  autre  mor- 
s»ceau,4)ù,  parmi  les  criftaux  cunéiformes ,  on  en  remarque 
99  d'autres  plus  minces ,  &  dentelés  au  fommet  comme  les  mar* 
99  caflites  en  crêus  de  coq  de  l'article  1 16.  «  Jbid.  n°  358  &  fuiv. 
t>  Mine  de  fer  en  lames  dentelées  comme  les  pyrites  en  crtut 
»»  de  coq  décrites  au  numéro  333.  La  refTembiance  des  unes  &  des 
*>  autres  eft  fi  parfaite  9  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  douter  que  cette 
99  mine  de  fer  n'ait  été  produite  par  une  altération  furvenue  s 

99 ces  pyrites Cette  mine  de  fer  vient,  ainfi  que  les  pyrites 

9»  qui  lui  donnent  naiflance,  des  mines  du  comté  de  Derby  eu 
y> Angleterre. «  Forft.  Catal  177a, no»  1084 ,  1086-1091  ;  Idem, 
Catal.de  1780,  n°»  1163-1165  ;&  Catal.  de  1783,^924. 

(184)  "  Un  autre  morceau  de  la  même  efpèce ,  qui  montre  chi- 
ffrement le  paflage  de  la  pyrite  martiale  à  la  mine  dont  nous 
*»  parlons.  Les  lames  les  plus  minces  font  totalement  changées 
w en  mine  de  fer  brune;  mais  dans  celles  qui  font  épaifles,  la 
*  croûte  ferrugineufe  n'a  qu'une  ligne  ou  environ  d*épaiffeur, 
»>  tandis  que  le  centre  eft  encore  dans  l'état  pyriteux.  La  bafe  de 
9»  ce  morceau  eft  chargée  de  galène.  «  Forft.  Catal*  1772,^*  io&5 
4  1092  ;  Dtfcrift,  de  Min,  p,  127  ,  »•  *• 
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petits  cri/Eaux  de  mine  de  plomb  blanche  »  liés  de 
ia  décompofition  (  1 8  5  )• 

Vanki  3  4.  Mine  de  fer  hépatique  en  .criftaux  - 
polygones ,  dont  la  figure  eft  en  forme  de  maçlt 
ou  indéterminée» 

Pyrite*  fttfcus  granularis  particuKs  mûjoribus.'Wzïï.'M.in.  fp.  277/. 
Hic  ut  teffitlaris  inttrdum  canfpicrtar.  Ibid.  H&matitts  cryflal-  \ 
ii/atus  cryjiallis  polyedris  yfolitariis ,  rotundatis.iÀxaçk.  Boni» 
I ,  p.  119.—  cryflalèis  polyedris  rotuniatis ,  nitentibus  coh&ren*  ' 
tibus,  ex  Efyucbo  ai  Surinam  America,.  Ibid» 

'  J'ai  plufieurs  macles  jfolitaires ,  autrefois  pyri- 
teufes  ,  mais  actuellement  converties  en  mine  de 
fer  hépatique; 

VaxiUt  3.5.  Mine  de  fer  hépatique  en  mafles 
informes. 

Pyrites  aquofus ,  rubefcens ,  foliius  amorphu*.  Litoph.  Boni.  Ir 
P»  59  »  &  **&  M»  P- 107. 

Le  tiffu  de  cette  mine  eft,  de  même  que  dans  la 
pyrite  dont  elle  provient ,  tantôt  granuleux  (186). 

(185)  »  Un  morceau  de  mine  de  fer  brune  de  Pefpèce  des 
h  précédente»,  intéreûant  en  ce  que  la  galène  qui  l'accompagne 
»paroît  avoir  auffi  fouffert  de  l'altération.  On  remarque  dans- 
m  une  des  cavités  qu'elle  forme ,  des  criftaux  de  mine  de  plomb 
»»  blanche ,  en  lames  carrées  dont  les  bords  font  en  bifeau.  "ForfL, 
Catak  177a,  n°  1093.  Voyez  auffi  Dtfcr^dt  Min.. p.  xa6,  n°  1  j. 
&  p.  191 ,  n°  îx 

(186)  Pytites  fujcus  granularis ,  particulis  ndnoribus.  Valf* 
Min.  fp.  %ii  ,  b.  Pyrites  aquofus  colore  rubcfçenttttxturÂ granit* 
latâ  ambrphus.  Litoph.  Bom.  I,  p.  59* 

S  il) 
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à  particules  plus  ou  moins  diftinâes ,  8c  tantôt 
folide  &  compaâe  (187)-  C'eft  encore  à  cette 
variété  qu'appartiennent  les  mines  de  fer  hépa- 
tiques ou  ocracées ,  qui  proviennent  de  la  décom- 
position de  fubftances  animales  &  végétales  pyri- 
tifées  ,■  &  qu'on  défigne  fous  le  nom  de  mine  de 
fer  figurée ,  ou  de  corps  étrangers  pénétrés  par  le 
fer  (188).  Tels  font,  dans  le  règne  végétal,  les 
bois  minéralifés  ferrugineux  (189)  ,  &  dans  le 
règne  animal ,  les  poijfons  (190),  les  madrépores 3 
les  entroques  (191)  ,  les  ourfins  ,  les  cornes  cCam- 


(l%j)  Pyrites  fufetts  fài&ts.  .tyi&\.  Mûr.  fp..  377 ,  a.  Viietut 
intrinfecâ  jlruBurâ  folidus  &  compaiïus.  Ibid.  Pyrites  aquofiu  co- 
lore  rubefeente,  retraStorius ,  texturâ  càafybeâ.  Litoph.  Born.  I  , 
B-  59» &JM»  U>  P-  107. 

(1 88)  Defcription  de  Minéraux ,  p.  153 ,  efp.  XVIH  ;  P&mefte  , 
Lettres  ,  vol.  II,  p.  337 ,  efp.  XXIV;  Sage  ,  Elém.  de  Min.  II  , 
p.  210  ,  efp.  XVII.  Lairvét  fenifer*  feu  ferrum  cafciforme  cor- 
pora  peregrina  ingrejfum*  Cronft.  $.  391 ,  C.  Ferrum  corpùribws 
peregrinis  infucrens  $  pétrification  ferreum*  JWdil.  Min .  1778  ^ 

*P-  345- 

(189)  Bois  minéralifé  ferrugineux  de  II  Lorraine  allemandev 
Defiript.  de  Min,  p»  155 ,  n9  9. 

(190)  Ichtyolite  ferrugineufe,  ou  pohlbn  eh  relief  mhYéralifë 
en  fer  dans  du  fchifte ,  de  la  principauté  de  Safm.  Htd.  p.  154, 
1*  7.  Autre  à  l'état  de  mine  de  fer  brune  ou  hépatique,  dans  une? 
boule  fchifteufe  ;  ovoïçle  &  comprimée ,  d'Uménau.  Ibid.  n*  & 

(191)  Amas  tfentroqnes  radiées  minéralifées  en  fer ,  de  la  prin- 
cipauté de  Salm.  ttid.  n°  3.  Idem,  avec  un  madrépore  fo agite 4 
auffi  minéralifé,  Ibid.  n°  4* 


) 


Put  «£9 

tmk  te  autre*  coquilles  (192)  *  qui  ïbuvènf  fe-ren- 
contrent  en  maffes  affez  confidérables  pour  mérite* 
l'exploitation*   . 

£  s  p  k  c  £    Vil. 
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,  ou  terré  martiale  en  Ûalaâites* 

JFerrdmhaematites  intraQabile  ruhicans ,  glandulofum ,  fragments 

*  conçentratîs.  Lmn.  jy/t.  na*.  1768 ,  p.  140 ,  n°  2*.  Minera  ferrî 
-  cakifirmis  para  iniurata  nigrefans  »  pûl  rubra  vtl  /&mz»€Tcmftb 

S*  204  ,  205  ,  006.  Ferrum  calcifoune  h&matitts.Sco^.  Pxiac . 
min.  $. 24^ ,  </;  Sage,  S/^ot.  de  Mia.  Û  9  p.  192 ,  eïp.  X ;  JDé? 

*  mefte,  Lettres,  vol.  Il, p.  308^  cfp.  XlV ;  Defcripu ie  Mitti 
p;i3L,dp.XL 

_  •  j 

(192)  Cornes  d'artimon  ,  Tés  unes  pyrkeufes,  les  autres  min& 
ralifées  en  fer,  de  SuilTe  &  de  Franche-Comté»  Parmi  tes  déï*- 
aléres,  II 7  en  a  de  brunes,  de  couleur  de  rouille,  de  dfatitres 
gui  font  mendiées  d'une  couleur  d'or  fuperficielle.  Dcfcripf.ty 
Min.  p.  ^53 ,  n*  1.  Groupe  d'oftréope&inites  mihéralifées  en  fer^ 
des  environs  de  Cobttntz*  lbilL hPn.  Hyftértkitts  ferrugineùfés 
rfOberlànftein.  Ibid*  n°  5.  Groupe  de  petites  e&rnt*  d*àiàmoh; 
ttinératifées  en  fer,  de  Freyemvald.  IfeicL  n°  6.  Cornes  damiUùa 
pyriteufes,qui  bnt  plus  ou  moiirs  paffé  à- l'état  de  mine  de  for 
hépatique ,  dont  trois  avec  leur  nacre ,  de  Mézières  ;  &  une  à 
Fétat  de  mine  de  fer  ocreufe  ,auffi  de  Mézières»  Catal.  de  M.  **% 
3774,  in-8*,n*  1025.  J'ai»  dans  ^ettemme  de  Jêr  hépatique 
fies  environs  de  Méxières,  des  cornes  d'ammon  dontJa  nacçe- 
ue  cède  en  yen ,  pour  la  beauté  de  Ton  orient  &1a  vivacité  »<te 
les  couleurs ,  à  celle  des  bivalves  de  la  lumathelle  opalifêt  de 
Uleyberg  en  Carinthie ,  qui ,  comme  je  l'ai  obfervé  vol.  II  > 
p.  575,  note  39  ,elt  auffi  mélangée  de  pyrite  paflant  à  l'état  et 
mine  de  fer  hépatique-  '"    ,;  *  **    * 

Siv 


\ 


! 
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Je  "n'ai  jamais  vu  l'hématite  fous  une  formé  criT- 
talline  déterminée  :  comme  elle  doit  fon  origine 
à  différens  guhrs  ferrugineux  qui  proviennent  vrai- 
femblablement  de  la  déflagration  fpontanée  des 
pyrites  martiales  par  la  vpie.  humide^  ces  guhrs , 
en  s'infiltrant  dans  les  cavités  fouterraines  ,  s'y  dé- 
jpofent  à  la  manière  des  ftalaftites  &  desftalagmites, 
c'eft-à-dire  ,  qu'il  en  réfulte  des  maffes  hémifphé- 
xiques ,  protubérancées ,  mamelonnées ,  coniques» 
[cylindriques ,  fiftuleufes  ,  en  grappes ,  en  chou- 
fleurs  ,  en  réfeau ,  en  dendrites  ;  enfin  ,  fous  une  j 
infinité  de  figures  bizarres  qui  n'ont  rien  de  conf- 
iant que  leur  tiffu  formé  par  couches  concentri- 
ques plus,  ou  moins  diftinôes  ,  ainfi  que  par  ai- 
guilles ou  fUies  divergentes  autour  d'un  ou  de  plu- 
sieurs centres. 

Toute?  ces  ftalaâites  martiales  peuvent  être  ré- 
duites aux  quatre  variétés  fuivames  :  i°.  l'héma- 
tite rouge  ou  pourpre  (193)  »  qui  porte  le  nom 
û$fanguintî<i°.  Y  hématite  noire  ou  brune  (194)» 
plus  aqueufe  que  la  précédente  ;  3*.  Yhémafiu 


(193)  Fermai  oehraeeum  minerait fatum ,  minera  rairâ  >  dttri  , 
'  wttphrimumfiguratâ ,  magneti  refraSariè.  Hématites  ru  for*  WtAU 
Min.  rft8,fp.  331.  • 

(194)  Fy-ram  ockraccam  mineralifatum ,  minera  nigrtfctjtu» 
fhrumque  tejlaceâ,  aut  figuratâ,  tritura  rubrâ,  magatti  refra8a+ 
riâ.  Rétmatitcs  mgrè/uns*  Wall,  ibid*  fp,  330. 
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Jaune  (195)  ou  i  farface  ocracée;  40.  enfin  lTiéma- 
titç  friable  en  paillettes  ou  à  petits  points  bril- 
lans  (196).  Cette  dernière,  que  les  Allemands 
nomment  tifenram ,  eft  douce  &  onftueufe  .au 
toucher ,  &  fouvent  à  fuperficie  fpéculaire  (1 97). 


r  * 


Espèce    V 'III. 


-    Mine  de  fer  fpathiquè. 

»  -s 

Minera  martis  fpaihofa  feu  minera  chaîyhis  Audtor.  vulgo  mines 
d'acier.-  Defcript.  de  Min.  p.  135 ,  efp.  XV.  Ferrum  intraSabile- 

-  alSicans  fpathofitm.  ;Linn.  •  Syft.  nat.  1768,  p.  141  ,  n9  26. 
— fpathofum  colore  gifaofeu  badio.  Wolterfd.  Min.  p.  31. — cal- 
careis  lapidibus  infuérens,  minera  alba  velfufca,facie  lapideâ, 
fine  nttort ,  magntte  non  attra&ilis.  Minera  ferri  alba  Wall* 

*  •  Min*  1778,  fp.  363.  Minera  ferri  alba  confiant  fempercalte, 
ferro  6*  magnefio.  Bergm.  de  Min.  ferri  aie*  Opufc.  chem. 


Osa  Fe'rrurii  otkraceum  mineralifatum  ,  miner  A  flaifâ  ,  vie* 
rumquefiguratâ,  rafurâ  fiavà ,  magneti  refra&ariâ.  Hamatitcs  fia- 
rus.  '  ValL  Min .  foîd.  ty.  332. 

(196)  Ttrmm-ôckruteum  min  tjali fatum  rttb'mm  ,  minera  fqua- 
WUt/Ài  mollis  *  inqffhtans ,  m^gpeti  refraftaria,  hématites  mica* 
£{V4.^Val!.  Min.  1778,.  fp.  333.  —  intraSabile  ruèrkans  rubrumr 
que,  pu  n3  a  lis  impalpabilibusnitidis.Urin.  Syft.  nat.  17689  p.  141, 
U*  23.  Hamatiîes  ruber  fquamofus  inquinans.  Cronft.  $.  205, 3  ,fc 
•ferrum  calciforme  mie  ace  u  m.  Scop.  Princ.  min*  $.  245,  t*  Mica 
ferrea  ruera.  Wall.  Min.  1  edit.  fp.  266,2.  Hématite  friable 
en  paillettes.  Defcript*  de  Min.  p.  140,  efp.  X1IL  Mine  de  fer 
micacée  rouge.  Démette,  Lettres,  vol.  Il,  p.  316,  efp.  XV; 
Sage,  Elém.  de  Min.  vol.  II ,  p.  195 ,  efp.  XI. 

(197)  Voyez  Dtfcription  de  Minénatto+cp.  141 ,  n<*  2  &  3  ; 
&  Forft.  Cotai.  1769 ,  n°  355. 


a8i  F  s  fli 

vol.  II  *  p.  216.  Terra  calcarea ,  marte  intimé  mixta ,  indttratâî 
Crouft.  $.30-33.  Ferrum  calciforme  fpathofum.  Scop.  Prinu 
min.  §.244,*;  Sage,  Elém.  de  Min.  II,  p.  196,  efp.  XIII; 
Démefte ,  Lettres,  vol.  fi ,  p.  322 ,  efp.  XIX. 

Ce  minéral  n'eft  pas  Amplement,  comme  l'ont 
penfé  Cronftedt  &  Wallerîus ,  un  fpath  calcaire 
mêlé  de  fer,  îijais  bien  ui>  fpath  calcaire  ou  perlé, 
qui ,  foit  par  l'intermède  d'un  vitriol  martial ,  foit 
par  quelqu'autre  agent  qui  nous  eft  iricohnu ,  s'eft 
décompofé  fans  changer  de  forme,  pour  paffer  à 
ce  nouvel  état  (198),  dans  lequel  la  terre  mé- 
tallique du  fer,  minéralifée  par  l'acide  méphiti- 
que, remplace  la  terre  abforbante  non  métallique, 
qui ,  faturée  de  ce  même  acide  ,  formoit  le  fpath 
calcaire.  La  mine  de  fer  fpathique  n'eft  pas  le 
feul  exemple  que  nous  aylôns  de  la  converfion 
du  fpath  ou  de  la  terre  calcaire ,  en  un  minéral  qui 
cogferve  exactement  la  figure  de  la  fùbftàncé  cal- 
caire qu'il  a  remplacée.  Sans  parler  de  certaines 
pierres  calaminains  qui  préfententle.  même  phé- 
nomène (199)  ,  ne  voit-on  pastorales  jours d» 
cornes ,  d'ammon  &  autres   teftadées  ,   doht  tt 


(198)  Lorfque  la  décompofîtfori  du  fpttth  eft  complet* ,  fe 
iri'méral  ne  fait  -aucune  effervefcehcfe  arec  lucide  nftmii ,  & 
donne  des  étincelles  avec  fe  briquet.  La  légère  eflTêrvefccnce 
qu'on- y  apperçoit  quelquefois ,  provient  des  portioiîs  de  fpa» 
calcaire  ou  perlé  qui  n'ont  point  été  converties  en  mïné  de  f* 
ipatbiquej  ôcqoi.jpuifltent  encore  de  leurs  propriétés» 

(199)  Voyez  ci-deflus ,  p.  83  &  fur*.    . 
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iub'ftancé  calcaire  a  cédé  fa  place  à  la  pyrite  mar- 
tiale (200)  ,  &  celle-ci  conferver  tous  les  traits 
du  corps  organique  qtii  a  fèrvi  de  bàfe  à  ce  dépla- 
cement ?  Né  voit-on  pas  auffi  des  bois  convertis 
en  jafpe  9  préfentef  tricoté  le  trflu  de  la  fubftance 
lîgneufe  ,  quoique  celle-ci  foit  détruite  &  Rempla- 
cée par  la  matière  quartzeufe  ?  Ce  qu'il  y  a  de  cer- 
tain *  c'eft  que  la  mine  de  fer  fpathique  »  de  quel- 
que couleur  qu'elle  puiffe  être ,  qu'elle  foit  mé- 
langée ou  rioride  zinc  ou  de  manganaifé,  coriferve 
exa&ement  la  forme  cfiftalline  rhomboïdale,  &  le 
tiffu  feuilleté  *  foit  du  criftal  cCIflandc,  (bit  au  f pat  h 
ptrli ,  comme  le  démontrent  les  variétés  fuivantesf. 
Variété  /.  Mine  de  fer  fpathique  en  parallélé- 
pipèdes rhomboïdaux,  dont  les  plans  rhombes  ont 
leurs  angles  aigus  de  yy°  30';  comme  ceux  dû 
criftal  d'Iflan'de  ;  ce  qui  donne  102°  30*  pour  leurs 
angles  obtus  {PL  If9  fig.  iy  zy  3  )• 

»  » 

ïffai  de  Criftal lographîe  ,  p.  362 ,  efp.  lV\  pi.  V,  fig.  1  &  2; 
Weig.  trad.  a!L  p., 361..  Mine  de  fer  fpathique  rhomboïdale. 
Démette  ?  httu  Vol.  îl  ,  p.  328.  Minera  ftrri  àlè  a  fpat  ht  for- 
ints. Wall.  Min.  1  edk.  Jp.  253 , 3.  —  fpàthçfa  tiflhlaris.  Idem  , 
1778,  fp.  336  ,  u  «  JSjl  ftatAum  ttjfulare  ftrrq  gravidum  igat 
yinigrcfcens.H  Ibid.  Ferrum  ffathofum.  cryflaili fatum,  cryjlat- 
lis  rhomhtiaïïbus;1Jio\>hi  Boni.  î,p.  123.  —cryfiallis  tejpir 

■    iaribus.  Ibtd.  -     -  '  '  ' 

•  ^ 

.  .....  1  * 

J'ai  plufieurs  groupes  parfeiteiîiém  CMa&érifés 


mmm 


(aoo)  Voyez  d-delTus  ',  p.  261. 
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de  cette  variété  :  les  uns ,  de  couleur  blanche  * 
font  de  Viziles  en  Dauphiné  (201)  ;  la  mine  de 
fer  fpathique  y  forme  des  parallélipipèdes  rhom- 
boïdaux  de  fept  à  huit  lignes  de  diamètre ,  dont 
quelques-uns  font  aflez  peu  engagés  (202) ,  pour 
qu'on  en  puifTe  mefurer  les  angles  avec  facilité: 
les  autres,  de  couleur  grife  ou  brune,  font  du 
Voigtland  &  de  Saalfeld  enThuringe  (203)  :  feo 

.  (201)  Groupe  de  mine  de  fer  fpathique  blanche  rhomboïdale » 
entremêlée  de  rrjarcaffites  dodécaèdres  à  plans  pentagones ,  de 
Vïziles  en  Dauphiné.  D'Agoty ,  Règne  min.  première  Décade, 
pi»  X ,  fig.  1  &  2  ,  iett.  A.  f»  Dans  ce  groupe ,  fa  mine  de  fer 
»>  fpathique  conferve  exactement  la  forme  du  fpath  calcaire 
»  rhomboïdal.  Elle  eft  en  partie  d'un  beau  blanc  mat  &  en  partie 
'y*  ventre  de  Inche  clair.  Cette  mine  eft  aflez  dure  pour  donner 
m  des  étincelles  awed  le  briquet  «excepté  dans  quelques  endroits 
»  qui  font  une  légère  effervefcence  avec  l'acide  nitreux.  «  Ibih 

(201)  Souvent  les  parallélipipèdes  rhomboïdaux  font  enga- 
gés de  mamèré  à  ne  préfenter  qu'un  de  leurs  angles  folldes,  ce 
qui  les  a  fait  prendre  alors,  par  quelques-uns ,  pour  des  pyra- 
mides triangulaires.  Fenum  fpathofum  cryftallifatum  flavefctas, 
tryftallh pyrdmidatis  trigonis,è  Bugpropè Kuniittrritor. Schwar 
\tnbtrg  Sax.  Litoph.  Borfi.  I ,  p.  12a.  M.  Weigel  en  a  fait  fa 
première  variété  dd  fer  fpathique ,  &  a  cité  la  figure  du  tétraèdre, 
qui  ne  peut  convenir  à  cette  efpèce.  Eflai  de  Cri/f.  trad.  stf- 
p.  362 ,  var.  1 ,  pî.  VII,  fig.  1,  Les  angïès  folides  du  fer  Cadu- 
que font ,  comme  au  crïftal  d'Iflande ,  de  700  &  ï  ïo°. 

(203)  Deux™êcharitiHons  de  miné  de  fer  fpathique  grife  en 
petits  cubes  rhombéaux  très-réguliers  ;  de  Voigtland.  Defer.  de 
Min*  p.  14e,  nP  $•  Mine  de  fer  fpat&que  brune  criftaDifée 
comme  le  fpath  calcaire,  en  petits  cubes  rhombéaux,  de  Saal- 
feld. Forft.  €at*L  1771^1*»  1133-U34  Mme  defer  fpathique 
grife  en  petits  cubes  rhombéaux  raflemblés  «a  mamcjous»  ou 


al  même ,  dont  les  criftàux  font  parvenus ,  fans 
changer  de  forme ,  à  l'état  de  mine  de  fer  hépa- 
tique ou  de  couleur  de  rouille.  Plu/leurs  de  ces 
groupes  font  entremêlés  de  marcaflites  &  de  fpath 
calcaire  rhomboïdal  ou  pyramidal. 

Variltl  z.  Le  parallélipipède  rhomboïdal  de  la 
variété  précédente ,  tronqué  plus  ou  moins  pro- 
fondément dans  fes  deux  angles  folides  obtus  ;  ce 
qui  change  les  plans  rhombes  en  pentagones  ir- 
réguliers, &  ajoute  aux  fix  plans  du  parallélipipède, 
qui  paroît  alors  comprimé ,  deux  triangles  équila- 
téraux  diagonalement  oppofés  {PL  lf9jlg.  60). 
Je  poflede  cette  variété  fur  un  groupe  de  mine 
de  fer  fpathique  brune  ,  ou  paffant  à  l'état  hépa- 
tique, de  Violes  en  Dauphiné.  On  remarque  fur  le 
même  groupe  des  parallélipipèdes  non  tronqués  ? 
comme  ceux  de  la  variété  r  ;  &  d'autres,  dont  les 
trois  rhombes  fupérieurs  font  au  contraire  tron- 
qués jufqu'au  milieu  ,  de  forte  qu'il  ne  refte  plus 
4e  ces  rhombes  que  trois  triangles  ifocèles  ,  les- 
quels ont  chacun  pour  bafe  un  des  côtés  du  trian- 
gle équilatéral.  Cette  modification  du  parallélipi- 


épars  en  petits  grains  fur  un  fer  fpathique  irrégulier,  du  marquî- 
fat  de  JJareith.  Ibid.  n°  11 36.  Autre  prefque  entièrement  cou* 
Vert  de  mine  de  fer  fpathique  grife  en  cubes  rhombéaux ,  qui , 
malgré  leur  extrême  finefie,  font  très-réguliers.  Ibid.  n°  1137, 
Mine  de  fer  fpathique  en  rhombes  bleuâtres  très-ditonôSj  de 
Bihr  ea  ifcfff  •  f  wft.  ÇmU  J7*°>  «*  ^$* 
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pède  rhomboïdal  tft d'autant  plus  curiëufe,  qu'elfe 
a  quelque  rapport  avec  celle  que  préfente  le  cube 
dans  la  mine  de  fer  lenticulaire ,  de  l'île  ,d'Elbe. 
Voyez  la  fig.  34  de  la  PI.  IL 

VarUti  3.  Le.  parai  lé  li  pi  pède  rhomboïdal  -,  dont 
les  fix  arjkes  intermédiaires  (  c'eft»à?dire ,  celles 
qui ,  par  lf  ur  rencontre  ,  forment  une  ligne  cir- 
culaire en  zig-?ag  ) ,  font  tronquées  légèrement 
en  bifeau ,  tandis  que  les  fix  autres  qui  concou- 
rent â  former  les  deux  angles  folides  obtus  de  ce 
parallélipipède  reftent  entières  &  fans  troncatures 
(  PL  IV,  fig.  78). 

On  voit  à  Paris  ,  dans  le  cabinet  de  M.  Beffon, 
un  groupe  *de  mine  de  fer  fpathique.brune ,  qui 
préfente  cette  variété  (ingulière ,  qu'on  obferve 
auffi  dans  le  fpath  perlé  rhomboïdal  (204). 

Cristallisation  indéterminée, 

Varihl  4.  Mine  de  fer  fpathique  en  criftaui 
lenticulaires  groupés  en  crêtes  dt  coq. 

Eflai  de  CriflaHographie ,  p.  363  ;  Sage,  EUm.  de  Min.  vof.II, 
p.  197;  Démefte,  Lettres,  vol.  II,  p.  329;  D'Agoty,  Règne 
min.  Dec.  I ,  pi.  VI ,  fig.  1  &  a. 

La  minière  des  Trois-Rois  à  Baygony  en  bafle- 
004)  Voy «s  dao»  la  première  partie ,  vol  I  >  p.  619 ,  var.  & 


F  e  R.  afy 

Navarre  (20$)  ,  a  fourni  de  très-beaux  groupes 
de  cette  mine  de  fer  fpathique  criflallifée  en  petites 
jnafles  orbiculaires  pofées  de  champ  ,  &  diverfe- 
ment  inclinées  les  unes  fur  les  autres  (206).  Ce 
minéral  doit  ici  fa  forme  à  un  fpath  perlé  rhom- 
bridai ,  dont  les  petits  criftaux  groupés  en  recou- 
vrement les  uns  fur  les  autres ,  ont  formé  des 
corps  lenticulaires ,  renflés  dans  leur  milieu  ,  min- 
ces Se  tranchans  vers  les  bords.  Parmi  les  diffé- 
rera groupes  que. je  poflede  de  cette  mine  de 
Baygorry ',  il  en  eft  un  des  plus  in tére flans,  non- 
feulement  par  les  marcaffites  cuivreufes  &la  mine 
d'argent  grife  en  criilaux  tétraèdres  dont  il  eft  char- 
gé ,  mais  encore  en  ce  que  la  bafe  du  groupe  offre 
fur  la  partie  qui  eft  oppofée  aux  criftaux  de  fer 
ipathique,  un  fpath  perlé  rhomboïdal,  d'une  blan- 
cheur éclatante,,  qui  n'a  point  été  converti  en  fer 
fpathique.  Ce  fpath  perlé ,  qui  eft  lui-même  chargé 


.  C2°5)  Voyez,  fur  cette  mine,  VEJJai  fur  la  Minéralogie  des 
monts  Pyrénées  ,  p.  lo&fuiv. 

;  (006)  Mine  de  fer  fpathique  blanche  en  criftaux  lenticulaires* 
luifans  &  chatoyans ,  formés  par  l'agrégation  d'une  multitude 
3e  petites  lames  rhomboïdales.  Ces  criftaux,  qui  font  pofés  de 
champ,  comme  les  fpaths  dits  en  crêtes  de  coq»  ont  pour  bafe 
lin  groupe  de  criftaux  de  roche  Se  de  mine  d'argent  grife  en 
criftaux  triangulaires  :  on  y  remarque  aufïï  quelques  marcaffites 
cuivreufes  pyramidales ,  dont  la  forme  eft  abfolument  ia  même 

que  celle  des  criftaux  de  mine  d'argent  grife.  De  Baygorry  eu 

Baffe-Navarre.  Defcript.  de  Min.  p.  146 ,  n°  4. 
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d'un  groupe  de  criftaux  de  roche  très-diaphanes* 
a  précisément  la  même  forme  que  la  mine  de  fer 
fpathique  qui  eft  fur  l'autre  partie  du  groupe ,  ce 
qui  ne  peut  laifler  aucun  doute  fur  la  converfion 
de  ce  fpath  perlé  en  mine  de  fer  fpathique  ,  quelle 
que  foit  d'ailleurs  fa  couleur ,  blanche ,  grife ,  rou- 
geâtre ,  feuve  ou  brune  (207).  Ce  fpath  a  pris 
une  teinte  jaunâtre  dans  l'endroit  où  j'ai  mis  de 
l'acide  nitreux  pour  m'affurer  de  fon  effervefcence. 
1  Variltl  S.  Mine  de  fer  fpathique  écailleufe 
blanche ,  grife ,  ou  de  toute  autre  couleur. 

Minera  ferri  alha  fquamofa.  Wall.  Min.  1778,  fp.  336,  a.  n  ûh 
nloTC  albo  aut  cinereo  ,  Cakareo  lapidi  fquamofo  pmilis ,  in  aère 
»>  nigrefcens.  u  Ibid.  Ftrrum  fpathofum  luteum  particnlis  fqua- 
mofis.  Litoph.  Born.l,  p.  122. 

Cette  variété  doit  encore  fon  origine  au  fpath 
perlé  de  même  forme,  ainfi  qu'il  eft  facile  de  s'en 
convaincre  en  examinant  la  gangue  des  mines 
jaunes  de  cuivre  en  dendrites  de  Grofcamfdorf  en 
Thuringe.  En  effet ,  fouvent  une  partie  de  cette 
gangue  eft  encore  à  l'état  de  fpath  perlé  criftallifé 
en  petites  écailles  blanches  &  contournées ,  tandis 

— — — — ^— — ^— ^—  1     1     ^— — ■ i— — — — — ^— i      — ^— — ~^*' 

(207)  Ftrrum  fpathofum  nigrum  cryflallifatum ,  cryftallis  trip* 
lotis ,  in  quarto ,  ad ZelUrfeld Hercynie.  Litoph.  Born.  II, p.  13& 
Mine  de  fer  fpathique  grife  &  jaunâtre,  en  très-petits  criftaux 
lenticulaires ,  raffemblés  en  mamelons  :  ceux-ci  ne  laiflent  voir 
que  les  extrémités  <to  James,  qui  les  compofent.  Forft.  Caul 

qu'une 


qu'une  autre  partie  de  la  même  gangue  fe  trouve  à 
l'état  de  mine  de  fer  fpathique  écailleufe  grife  (208)* 
Souvent  encore  cette  mine  de  fer  fpathique  écail- 
leufe grife  ou  brune ,  incrufte  des  cubes  de  galène 
Ou  de  fpath  vitreux  (209)  ,  des  fpaths  féléniteu* 
en  tablés ,  des  fpaths  calcaires  prifmatiques  ou 
pyramidaux,  Ou  même  des  criftaux  de  quartz ,  dont 
elle  conferve  l'empreinte  en  creux  ,  lorfque  l'une 
ou  l'autre  des  fubftances  pierreufes  qui  lui  fervent 
de  bafe  ,  a  été  détruite* 


(208)  Mme  de  cuivre  d'un  jaune  verdâtre ,  mêlée  de  marcaf- 
fites  dodécaèdres ,  dans  un  fpath  perlé  blanc  ou  légèrement  co- 
loré ,  où  elle  forme  des  taches  &  des  dendrîtes ,  de  Camfdorf 
en  Thuringe.  JDe/cr.  de  Min.  p.  72 ,  n°  10.  Deux  morceaux  dans 
iefquels  la  mine  de  cuivre  en  dendritès  9  décompofée  à  fa  furface  , 
eft  colorée  en  brun  par  le  fer.  Le  fpath  perlé,  qui  fert  de  gan- 
gue, n'a  été  décompofé  qu'en  partie  dans  l'un  de  ces  morceaux  : 
dans  l'autre ,  il  eft  en  entier  à  l'état  de  mine  de  fer  fpath* que 
grife.  Ibid.  n°  13.  Voyez  Forft.  CataL  1772,  n<»  1272-1286;  & 
CataL  de  1780,  n°»  2260-1266. 

C209)  Mine  de  fer  fpathique  en  croûte  plus  ou  moins  épaifle, 
qui  conferve  les  empreintes  d'un  fpath  vitreux  cubique,  détruit 
en  partie:  de  Northumberland.  Forft.  CataL  1780,  n"  n  66- 
xi 69.  Un  plateau  de  mine  de  fer  fpathique  écailleufe  grife  & 
mamelonnée.  Ibid.  n°  117a  Mine  de  fer  fpathique  éçaiileufe 
brune ,  entremêlée  de  galène.  Ibid.  n°  11 73.  Mine  de  fer  fpa- 
thique  blancne  en  petites  écailles  rhomboïdales  comme  les 
fpaths  perlés,  de  la  principauté  de  Furftemberg.  Ibid.n°  11754 
—  en  petites  lames  rhomboïdales  luifantes,  groupées  comme 
celles  des  fpaths  perlés  ;  de  Kunii\  en  Thuringe.  Dcfcript.  dé 
Min.  p.  145,  nQ  1.  Voyez,  dans  la  première  partie ,  la  3e  va- 
riété des  fpaths  perlés  ,«vôl.  I ,  p.  6I2  9  notes  59  &  60. 

Tome  III.  Part.  III.  Crift.  mitall.  T 
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CRISTALLISATION    CONFUSE» 

Enfin  la  mine  de  fer  fpathique  fe  trouve  en 
snafîes  informes  plus  ou  moins  confidërables ,  qui 
préfement  à  leur  furface  &  dans  leur  caflure ,  le 
tiffu  feuilleté  rhomboïdal  du  fpath  calcaire  (210). 
Les  lames  qui  la  compofent  varient  dans  leur 
grandeur  ;  ce  qui  Ta  fait  distinguer  en  mine  de 
for  fpathique  à  grandes  (211)  ou  à  petites  écail- 
les (212).  On  en  trouve  auffi  de  cellulaire  kjpon- 

(210)  Mine  de  fer  fpathique  en  malfe  irrégulière ,  formée  de 
lames  rhomboïdales  comme  le  fpath  calcaire  ;  d'Allevarden  Dau- 
phiné.  On  voit  fur  ce  morceau  l'altération  que  cette  mine  a  éprou- 
vée à  fa  furface  ,  qui  eft  brune  &  chargée  d'ocre.  Dcfcript.  de 
Min,  p.  146 ,  n°  6.  Mine  de  fer  fpathique  grîfe  &  tirant  fur  le 
fauve  :  elle  eft  en  maife  folide  &  lameileufe  ;  de  Noila  dans  le 
marquifat  de  Bareîth.  Ibid.  n°  7.  Autre  morceau,  dont  la  cou- 
leur sJaijère  jufqu'au  brun  foncé  ;  6'AlUvard.  Ibid.  n°  g.  Voye» 
Forft.  CataU  177a,  n°«  1155&  1156. 

(2 1 1)  Minera  ferri  alba  fpathofa  lamellofa.Wnïï.  Afin.  fp.  3  36^/. 
»  Colore  albo ,  flapejbente ,  vtl  grifeo  ,  lamdlis  ordinatis  facie  fe- 
99  leniticâ ,  in  igné  nigrefeens  :  h*c  minera  ferri  Urne  [taris  vocattr 
»à  quibufdam  minera  ferri  fpteuhris.  Ibid.  Ferrnm  fpathofum  al* 
»  bum  partial  lis  majoribus,  exArtsbergStirie.  «•  Litoph.  Born.II; 
p.  136.  — fpathofum  fucefeens  partien lis  majoribus.  Ibid.  Mine  de 
fer  fpathrque  fauve  à  grandes  écailles,  dite  maillé;  d'Articoltn 
Oifan  dans  le'Dauphmé.  —  noire  ou  d'un  brun  luifant,  qui* 
fait  donner  à  cette  variété ,  par  quelques-uns ,  le  nom  de  fpi* 
calait*:  du  Hartz.  Defcript.  de  Min.  p.  147 ,  n°  1 3. 

(212)  Minera  ferri  albaparticulis  nitens  Wall.  Min.  fp.  336 ,  «. 
»*  Lapidi  calcareo  albo  particulis  minoribas  nitenti  fimrlis ,  in  aire 
w  obducitur  crufiâ  nigre-fufcâ  velinpulnrtfi  wgrumfaiifiit*  «ibid. 


ptufc  (213),  &  enfin  d'entièrement  Solide  & 
compaâe ,  comme  la  pierre  calcaire  (2 14}*  Celles 
de  ces  mines  qui  confervent  leur  cèuleur  blanche 
primitive  ,  font  prefque  toutes  plus  ou  moins  mé- 
langées de  marcaffites  ;  ce  qui  oblige  fouvent  de 
griller  ce  minér&l  $  ou  du  moins  de  l'expoCer  quel- 
que temps  à  l'air  libre  ppjir  accélérer  la  décom- 
polition  des  fubftances  pyriteufes ,  dont  il  eft  plus 
ou  moins  infeâé» 

Les  différentes  couleurs  qu'on  obferve  â  la  mine 
de  ferfpathique ,  font  dues ,  pour  la  plupart,  aux 
divers  degrés  d'altération  qu'elle  éprouve  $  foit 
dans  le  fein  de  la  terre ,  foit  lorfqu'on  l'expofe  aux 
injures  de  l'air  (115).  A  mefure  qu'elle  fe  dé- 

FerrumjJmià^famflaveJhenspaTtkttlis  micanti&us.  Litoph.  Born.  I, 
p.  iai*  Mine  de  fer  ffcathique  blanche  &  brune  à  petites  écailles, 
dites  ttoé  >  d'AfJeVard  en  Dauphiné. 

C-13)  Mine  de  ferfpathique  cellulaire  &  fpongieufè,  du  mar- 
quifat  de  Bareith.  Forft.  Catal.  177a,  n*  liaç*  Minera  ferri  alba 
treltularis.  Wall.  Mih.  fp.  336 ,  /l  Quartz  cellulaire  granuleux  & 
comme  ramifié ,  dont  une  partie ,  décompofee  &  pénétrée  par  le 
ftf  ,  forme  une  mine  analogue  à  la  mine  de  fér  f£athic}ue  \  de 
Sefaemnitfe  en  Hongrie.  Forft.  Oftal.  1780 ,  n°»  1  rti  éc  1 182» 

(^4)  Minera  ferri  albd  folida.  Wall*  Min.  fp.  336  9  g.  — paN 
dctlis  fuètilijfimis  compofita ,  quap.  foliJa.lbïd,  jPtrrum  fpathofuai 
particulis  ferè'impaipabitiSus,  ex  jfrtsberg  Stiri*.  Litoph.  Born.  I, 
p.  121.  —fpathofitm  compaHum  rubefcens.  Ibid. —  compaâtum  fit- 
cefcensAbiâ.  Mme  de  fer  fpatbique  dont  le  tiffu  eft  continu  ,fo- 
lide  &  compaâe,  de  Châtel-A&dnn  en  Baffe-Bretagne*  Démette , 
Lettres ,  vol.  II  ,  p.  329. 

(215)  J'ai  reçu  d'ArticoI  en  Oifan  dans  le  Dauphiné ,  une 

Tij 
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pouille  du  principe  acide  qui  la  mineralifoit ,  elle 
paffe  du  blanc  au  fauve ,  au  rougeâtre  ,  au  brun 
plus  ou  moins  foncé.  Elle  perd  alors  une  partie 
de  fon  poids ,  de  fa  dureté  »  de  fa  confiftance ,  & 
parvient  ainfi  peu  à  peu  à  l'état  ocreux  plus  ou 
inoins  imprégné  d'humidité  (21 6). 

[Z?3     A     L*  ÉTAT     SALIN. 

Voyez  dans  la  première  partie  les  combinai- 
sons des  divers  acides ,  &  fur-tout  de  l'acide  vi- 
trioUque ,  avec  la  terre  martiale.  Vol.  I ,  $.  XVIII , 
n°.  1a. 


mine  de  fer  fpathique,  appelée  par  les  Mineurs  mine  douce, 
parce  qu'elle  a  la  propriété  de  fe  fondre  à  la  forge ,  &  de  s'y 
réduire  en  fer ,  fans  avoir  été  torréfiée  ni  fondue  en  gueufe. 
99  Ferrum  fpathofitm  feu  chalybeum  cali  injurîis  diutiùs  expofltum 
99  formant  omnem  lapidis  calcarii  feu  fpathofi  fenfim  exuit ,  facum- 
9t  que  ferri  fatifcentis  longo  tempore  prêt  fe  fert ,  deln  auStis  muta* 
99  tionis  gradibus  in  ochram  migrât,  a  Poda,  in  Addiu  ad  Am&n. 
Lirin.  Litoph.  Bom.  I9  p.  122. 

(216)  Ferrum  fpathofum  fatifcens  mgrum  puUterulentum ,  ex 
Artiberg  Stirie.  Litoph.  BoriK  ibid,  —  fufcum  friabiU.  Ibid. 
—fufcum  induratunu  Ibid.  —fpathofum  fatifcens  particulis  ma}e~ 
tïbus.  Ibid,  II ,  p.  136.  — fufcum  fatifcens  cum  minera  cupri,  è 
Punkler  ai  ÇamfdorfSa*.  1bïd.  —  nigrmfauficn$,  ibid. 
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£E3  En  Mines  î>e  transport. 
Espèce    IX. 

« 

Ocre  martiale. 

Ochra  ftrri  pulperea  lutta  vil  rufa.  Ltnn*  SyfL  nau  1768  ,p*  192* 
W»  X  &  2.  Minera  ftrri  cajciformis  pura  ,  friabilis ,  pulveru- 
Unta  lutta  vtl  rubra,  Cronft.  §.  202,  A,  I ,  %•  Ferrum  calei- 
formt  friabile.  Scop.  Princ*  min.  J.  247 ,  e  ;  Defiripu  de  Min» 
j>.  151 ,  efp.  XVIL 

C'eil  un  fer  à  Fétat  de  chaux  plus  ou  moins 
pure  &  parfaite  ,  lequel  eft  charié  ,  puis  dépofé 
par  les  eaux  fous  forme  urreuft  'ou  pulvérulente; 
ce  qui  filait  pour  le  faire  diflinguer  des  mines  d* 
fer  limoneufes  de  Teipèce  fuivante ,  îefquelles  font 
plus  pauvres  en  fer ,  en  raifon  du  mélange  de  la 
terre  martiale  ,avec  une  terre  argileufe  ou  calcaire  % 
également  chariée  ou  arrondie  par  les  eaux.  On 
diftingue  donc,  i°.  Yocre  martiale  jaune  (117) , 
ou  fafran  de  mars  apéritif  qui  fe  précipite  jour- 
nellement des  eaux  martiales ,  chaudes  ou  froides* 

(217)  Ferrum  aeido  folatum  & préteîpitatum  cohrefiavOi  Ochrtt 
ftrri  fiapa»  Wall.  Min.  1778,  fp.  341.  Ochra  ftrri  flavtfctns  ptd- 
wtrultnta*  Litopb.  Born.  I,  p.  11 6.  Safran  de  mare  natif.  Dé- 
mette, Lettres,  vol.  II,  p.  305,  efp.  XL  Les  bols  jaunes  de 
Lemnos  ,de  Ligniti  &  de  Striégau,  font  des  argiles  colorées  pas 
cette  efpèce  d'ocre* 

Tiii 
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vitrioliques  ou  acidulées  (218)  ;  2°.  1W*  martiale 
rouge  (219) ,  ou  jfi/rtra  <&  «wrj  aflringent  natif  y 
qui  doit;  à  l'acide  igné  fa  couleur  *  puifqu'il  fuffit 
d'expofer  au  feu  Focrç  martiale  jaune  de  la  variété 
précédente  9  pour  lui  faire  prendre  une  très-belle 
couleur  rouge  ;  30.  Vocrc  martiale  noire  (220)  ,  ou 
fthiqps  martial  ne\tify  qui  q'çft  aytrç  chpfe  qu'une 
chaux  de  fer  imparfaite  ou  légèrement  phlogtJb- 
quée  :  on  la  rencontre  foit  dans  la  vafe  dçs  marais, 
foit  à  la  furface  des  mines  de  fer  fpathiques  en  dé- 
compofition  (an)  ;  40.  enfin  Vocrc  martiale  bleue* 

(218)  »  Eft  titra  martialls  m  agis  vulgaris  ,  à  mineris  ferri  fuh- 
V  phare is  feu  pyrkiçojk  ieftruitis  orta,  vel  ab  aquis  pirriolictf 
v  pr<*~cipitata  ;  M  ne  non  folùm  in  rimis  atque  fijuris  montium  tint 
r>  cjfè  filet ,  fid  &  in  acidulis  cV  thtrmis  plu  ri  mi  s ,  eum  aquis  ad' 
91  neralibus  profluens  eft;  calcinatione  rubet.u  Wall.  Min»  ibi<^ 
p.  058. 

(219)  PerrumacUû  eorrofitm,  ruèrttm.  Ochrmftrri  rubra»  Watt. 
$4in,  1778»  fp»  342.  Eft  terra  martial»,  çonflfUntiâ  difirepam 
colon  rubra  croco  manu  artificiali  Jfmilit,  Ibid.  Ochra  martispalr 
verulçnta  rubra  vel  rubéfient.  Litoph.  Born.  I ,  p.  Il6.  —  rubra 
tinnaharina  in  hématite  fufeo.  Ibid.  Démefte, Lettres,  vol.  HP> 
p.  go6  9  efp,  XII*  Les  bois  rouges  dits  d'Arménie.  »  de  Lem*** 
de  Turquie ,  de  Portugal,  &c.  font  auffi  des  argiles  plus  ou  noms, 
fines ,  colorées  par  cette  ocre  martiale. 

(220)  Ferra*  à  mutera  ferri  alhà  deftrudtâ,  forma)  terreftrifufia*. 
Ochra  ferri  fu fia.  Wall.  Min»  fp.  344.  Minera  ferri  alba  palier* 
Unta  nigra.  Cronft.  $.31.  Ochra  ferri,  f «ce/cens  pulvérulente^ 
Litoph. Born.I,  p.  116.—  fufio-nigta.lbid.  Démêàe, Lettres, 
vol.  II ,  p.  307 ,  efp.  XIII. 

» 

(221)  m  Originem  \habet  à  minera  ferri  alii  calcareà  (fp, $ffy 
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qui  porte  auflî  le  nom  de  bleu  dePruffe  natif  "(222)* 
quoiqu'elle  diffère  à  plufieurs  égards  du  bleu  d* 
Prujfe  artificiel.  Cette  ocre  qui  fe  rencontre  quel- 
quefois dans  les  tourbières ,  paroît  provenir  de  la 
décompofition  des  fubftances  animales  &  végé- 
tales ,  dont  le  principe  martial  fe  trouve  alors  corn* 
biné  avec  un  fel  phofphorique  ammoniacal  aveo 
excès  d'alkali ,  réfultant  de  la  décompofition  de 
ces  mêmes  fubftances  »  à  peu  près  comme  on  le 
vok  dans  le»  ardoifes  qui  préfentent  la  mêrxiù 
couleur  (ai  j). 

Toutes  ces  ocres  martiales»  fans  en  excepter 
la  dernière ,  fe  trouvent  à  Rio  dans  l'île  d'Elbe 
aux  enviions  de  la  montagne  f  où ,  depuis  plus  de 
dix-huit  fié  clés,  on  exploite  â  ciel  ouvert  la  mine  de 
fer  griie  à  facettes  brillantes  *  dont  cette  montagne 


ttiefiroffâ,  qtté  in  atrt  oèfcurttm  ptftipit  colorent  ;  non  nullibi  & 
99  à  mintrâ  mertis  lacufin ,  pUrutnqat  fltjèo  coiort  thêta  ;  rarà  ta* 
•»  me*  ctfjft  acidis  erftn>tfciuuyWd\\.  Min.  1778 ,  p.  t6u 

(aaa)  Fcnum  folutum  alJkali  prxcipitatum  &  pâlogifto  jundfanf, 
tmruUum.  CœruUum  Berotinenft  naturalu  WaH.Af/0. 1778,  fp. 
343.  Calx  marris  phlogiflo  JknSa  cV  alkali  pracipitata*  OoniK. 
J.  308 ,  g-  Ccttultum  Btrolintnft  natwûm  pulvewlentam.  Litopb* 
Bom.  1 ,  p.  133.  — .  olfcuro-carulcum.  Ibid.  —  in  argillà  pirtÇunt* 
friabilu  —  h  argillà  cincreâ,  Ibid.  II ,  p»  136  ;  Defiript.  dt  Min^ 
K  155  *  efp.  XIX;  Sage ,  £Um.  it  Min.  II  ,p.  wa ,  efp*  XVUl^ 
Démette,  Lettres,  voUU ,  p.  318  ,  efp.  XXlL 

(223)  Voyez,  dans  l'Appendice  h  U  féconde  part»)  la  feo- 
tio«  des  ardoifes  &  fchifies  argileux»  vol»  U ,  p.  599  >  *au6*. 

TÎK 
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eft  presque  en  entier  compofée  (214).  On  voit 
à  Paris ,  dans  la  colleâion  de  M,  Beffon ,  une 
fuite  des  plus  variées ,  quant  aux  couleurs ,  de  ce? 
çcres  martiales  deTîle  d'Elbe  (215). 

espèce    X. 
Kfine  de  fer  terreufe  ou  limoneufe. 

Tophus  Tubakaini  feu  humofo-oehraceus.  Linn.  Syjl.  nau  1768, 
p.  187 ,  n* 5,  Ferrant  Itmofitm,  rentra  fufca,faciç terrtftri  pel 


(224)    .    m    ,    •    ,    .    .    •  Afk.  Ilva  treâento* 
fnfula  inexhayftis  ckaiybum  generofa  mctallis. 

iEneid.  iib.  X* 

Voyez  Ojferva\ioni  mincralogicke  fit  la  mimera  ii  ferro  £  Rio, 
çd  altrt  parti  de(('  ifo(a  (TE  lia ,  di  Ewtiitg.  fini  ;  in  Milano  M 
Î777,  i/7-80  ;  &  h  traduction  qu'on  en  a.  donnée  dans  fe  Jour- 
nal de  Phyfîque  de  décembre  1778.  Les  ocres  martiales  nées  de 
la  décompofitîon  àes  hématites  &  des  portions  de  mine  de  fer 
grifes  reftées  dans  les  décombres  accumulés  des  anciens  travaux 
de  cette  minière ,  n*ont  lans  doute  pas  peu  contribué  à  main- 
tenir l'opinion  vulgaire,  que  le  fer  s'y  régénérpit  fans  ceffe  au 
çoint  de  la  rendre  inépuisable, 

,  (225)  Dans  1'énumération  donnée  par-  le  R.  P,  Pini  de  ces 

différentes  ocres ,  pn  en  trouve  une  en  cri  faux  heptaèdres ,  & 
une  autre  en  crijlaux  polyèdres  ;  mais  ces  formes  criftaliines  a^ 
partenoient  au  fer  de  l'île  d'Elbe ,  que  cette  ocre  incruftoit. 
Ochraferri  cryftaiiifata  heptaedra  in/iarcns  Aamatiti  ro facto.  Pini, 
Ofierp.  p.  99.  Ochra  ferri  cryftaiiifata  polyedra  inhétrens  /ucma- 
titi  fquamofo ,  teâta  çruflâ  nigrâ.  Ibid,  On  voit  par  les  phrafes  de  la 
page  ioi,  que  ces  hématites  en  rofes  cV  écailleufes  duR.  P. Pini, 
ne  font  autre  chofe  que  fa  mine  de  fej  grife  écaifieufe  &  lenri-i 
cuiaire  de  Rio  ,  que  j'ai  décrite  ci-deffus,p.  304,  $  «Jont^ 
Synonymes  font  rapportés  ibidr  note  56, 
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fioriacjtâ  fubaquofa  ;  minera  ferri  fubaquofa.  WalL  Min.  1778 , 
fp.  339.  Minera  ferri  calciformis  concreta.  Cronft.  $.  202  ,  a ,  2* 
Mine  de  fer  terreufe  ou  limoneufe.  Sage  ,  Elim.  de  Min, 
vol.  II ,  p.  188  ,  efp.  IX  ;  Defcript.  de  Min.  p.  148 ,  efp.  XVI  ; 
Démette ,  Lettres ,  vol.  II ,  p.  318  ,  efp.  XVII* 

Cette  mine  eft  ,  comme  la  précédente ,  un  des 
derniers  réfultats  de  la  décompofitiori  d'autre» 
mines  plus  anciennes  (226)  ,  &  fur-tout  des  py- 
rites  martiales  (227)  ;  aufli  l'ocre  martiale  eft-elle 

*y— ^ — — 1—  — — — -^—  ■  I»  ■  1  ■  11  ii  » 

(216)  m  ^  oebrâ  ferri  eatenàs  eft  A<tc  minera  difiin&a ,  quatenùs 
99  durior  &  origincm  habtt  à  mineris  detritis  vel  alio  modo  deflruc- 
»»  tis,  pulvtre  dttrito  cnm  limo  commixto  vel  ab  ochraceâ  terra  in- 
9»  duratâ.u  Wall.  Min.  1778 ,  p.  256. 

(127)  Voyez  Defcript.  de  Min.  p.  149.  »•  D'après  l'examen 
99  des  falaifes  de  la  rivière  de  Marne ,  fous  Saint-  Dizier ,  je  me 
99  confirmai ,  dit  M.  Grignon ,  dans  l'idée  que  toutes  nos  mines 
99  de  Champagne,  ainfi  que  leurs  analogues ,  font  produites  par 
9» la  dejlruftion  des  pyrites  martiales. ....  Suivant  la  difpoOtion 
9«desfubttances  fur  Iefqueiles  fe  dépofe  la,  liqueur  martiale  pro- 
9»  venue  des  pyrites  décompofées  »  elle  forme ,  ajoute  M.  Grignon  y 
9»  19.  ou  les  mines  que  l'on  appelle  communément  grojfes  mines  m 
.  9»  mines  en  pierre ,  que  l'on  nomme  improprement  en  roche  >  qui 
99  le  trouvent  ou  ifolées  fur  la  furface  de  la  terre ,  fuite  de  l'effet 
tt  des  eaux,  ou  par  couches  dans  les  montagnes , à  différens  de- 
99  grés  de  profondeur ,  ou  conglomérées  paray  des  rochers  rom- 
99  pus  &  brifés  :  2Q.  ou  les  menues  mines ,  dont  il  y  a  trois  efpèce* 
»  principales.  Les  premières  font,  dit-il ,  très-rondes  &  rrès-pe- 
99 rites:  elles  refemblent  à  la  graine  de  navette.  Ce  font,  pour 
99  l'ordinaire ,  des  grains  de  fable  qui  leur  fervent  de  noyau ,  ou 
99  ce  font  des  oolites  minéralifées. .  ».  Les  fécondes  ont  pour  baie: 
♦9  &  pour  noyau  des  molécules  de  glaife ,  pénétrées  &  envelop- 
»pées  du  dépôt  ferrugineux  :  elfes  font  un  peu  plus  grofle*  que 
ries  précédentes,  mais  déprimées  &  anguleufes  ,  luttantes  au, 
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ici  non-feulement  mélangée  de  zinc  à  l'état  de 
chaux  ,  mais  encore  de  parties  fablonneufes ,  ar- 
gileufes  &  calcaires  (228)  %  également  chariées 
par  les  eaux  qui  ont  donné  naiffance  à  ces  mines 
de  tranfport.  Ces  dépôts  ocracés  ne  (ont  jamais 
criftallifés  :  on  les  trouve  par  couches  plus  ou  moins 
épaiffes  à  la  furface  de  nos  continens  9  mais  tou- 
jours dans  les  plaines  les  plus  baffes  t  ou  dans  les 


m  dehors.  Touies  ces  efpèces  de  mines  ne  fe  fouillent  point  dans 
v  ie  lieu  de  leur  origine  *  tlles  ont  été  roulée}  &  conduites  dont 
nies  vallées  élevées  au  diffus  du  niveau  des  rivières....  Les  rroi- 
»  Gèmes  font  celles  dont  le  dépôt  ferrugineux  a  été  reçu  par  une 
»  terre  douce ,  lefquelles  mines  ont  reçu  une  forme  ronde ,  par 
»»  un  mouvement  imprimé  par  les  eaux ,  &  font  de  la  groffeuràet 
»  pois ,  &  de  leur  forme, . ..  Les  mines  du  omté  de  Bourgogne 
»ou  du  Berri  font  ordinairement  de  cette  forme.  3°«Ouiedé- 
»pôt  ferrugineux  ne  fait  point  de  liaifon  avec  les  parties  inté- 
»  grantes  des  pierres  qu'il  a  rencontrées  •  « . . .  tels  font  les  guhn 
t> ferrugineux,  qui  tiennent  prefque  tous  des  différentes  efpèces 
»de  grès,  ou  de  mauvaifes  hématites***  Qbfervau  fur  là  forma* 
non  des  mines  de  fer ,  dans  tes  Mémoires  de  Phyfique  &  de  Mé- 
tallurgie, p.  22  &  fuir. 

(228)  M.  Te  comte  de  Buffon ,  après  avoir  très-bien  obfèrvf 
que  toutes  nos  mines  de  fer  en  grains  de  Bourgogne ,  de  Cham- 
pagne ,  de  Franche  -  Comté ,  de  Lorraine  ,  du  Nivernois ,  de 
TAngoumois,  du  Berri,  &c«  ne  contiennent  point  ée  Jbufre» 
ajoute  :  »  Ces  mines  de  fer  en  grains  né  fe  trouvent  jamais 
»  pures  dans  le  fein  de  la  terre  ;  toutes  font  mélangées  d'une 
n  certaine  quantité  de  terre  qui  peut  fe  délayer  dans  l'eau  »  & 
m  d'un  fable  plus  ou  moins  fin  ,  qui,  dans  de  certaines  mines» 
»eft  de  nature  calcaire,  dans  d'autres,  de  nature  vitrifiabU,& 
»  quelquefois  mêlé  de  l'une  &  de  l'autre*"  Stf^LàTHi^  ** 
toi. il, p.  5a,  in+\ 
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collines  &  mentagms  ternaires ,  formées  ,  comme 
on  Ta  dît  ailleurs  (229) ,  par  les  cataftrophes  les 
plus  récentes  du  globe  (230). 

Ce9  mines  de  fer  par  dépôts ,  ne  foftt  pas  moins 
variées  dans  leur  ferme ,  que  dans  leur  tiffu ,  leur 
dureté  >  leur  couleur.  II  y  en  a  de  jaunâtres  ,  de 
brunes ,  de  grifes,de  rougeâtres  (231) ,  &  d'au- 
tres qui  participent  de  deux  ou  trots  de  ces  cou- 
leurs ;  mais ,  dans  ce  cas,  la  couleur  jaune  eft  tou- 
jours â  la  furface.  Leur  dureté  eft  en  général  peu 
considérable  ,  &  le  fer  qu'elfes  contiennent  eft 
trop  dépouillé  de  phbgiftique  ,  pour  qu'il  ait  au- 
cutt  aftion  fenfible  (ur  le  barreau  aimanté. 

On  nomme  minçs  en  roche  t  celles  qui  font  en 
inafles  informes  plus  ou  moins  coniidérahles ,  ior 


(#1%)  Voy  es  PAppftràcc  fe  la  Seconde  partie,  vol.  Il ,  p.  607, 
note  68. 

C93°)  *  Eamiem  cum  «eplris  originem  habens  h  detricis  partir 
Hca/u  aq*â  immixns&  êtinie  dtpofitis,  hinc  Manquant  non,  aut 
mmdknc  fubaquofa  rtpermr ,  aut  ohm,  fine  dubio ,  txtitiu  Scilieet 
ttin  heis  p*Mefl*,in  confiniis  mondain  &  Atpium ,  neenon  in  la- 
» cubuî xlurma,  hinc  &  pfernmque  ftgurata  eft,  &  inclnfa  habtt 
»«/»0iMmfe  corpon  hetcn&uUL  Qmt.i/1  ftratis  montiam  &  terra- 
t»  mm  phâmit  in  heu  rtptmup  êsmd^n  fine  ê*bi*  okm  habnit 
»  originem.  •«  Waif .  A60.  177*,  p>  15e. 

(231)  w  Colore  extrinfecè  Jîfcrepat  hétc  minera.  x  jam  rubenta, 
*}am  ftavtfctntt ,  fiepius  fufco  aut  obfcuro  ;  intrinfecë  pUntmqite 
m  colore  ferreo  vel  grifeo  cœrulefiente,  fragilU,  fiepè  çayernofa  £f 
+  quaflexeja.u  ïbid*        .  . 
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lides  (232),  ou  caverneufes  (233)  ;  &  mine  en  gâ- 
teau ,  celles  qui  font  en  mafles  fphéroïdales  ap- 
platies  (234) ,  dont  le  centre  eft  pour  l'ordinaire 
occupé  par  quelque  corps  étranger ,  tantôt  fixe 
&  tantôt  mobile ,  par  la  retraite  qu'ont  éprouvées 
fur  elles-mêmes  les  couches  concentriques  argi- 
lofomartiales ,  en  fe  defféchant  ;  ce  qui  a  fait  aufli 
donner  à  ces  géodes  ferrugineufes  le  nom  $  cuites 
ou  de  pierres  <f  aigles  (235). 

Enfin  les  mines  de  fer  en  grains ,  en  pois ,  en 
fèves ,  en  amandes ,  en  oolites  (236)  9  ne  diffèrent 


(232)  Minera  ferri  fubaquofa ,  amorpha  ,  folida ,  tuberofa* 
Wall.  Min.  fp.  339,  a.  Ochra  ferri  indurata  friabilis  ruhra , 
— fiavefeem,  — fufea.  Litoph.  Boni.  I ,  p.  116.  —  indurata  fia- 
vejeens  jlillatitia ,  artnâ  mixta.  Ibid.  H,  p.  133.  Mine  de  fer  lr* 
moneufe  rougeâtre  ,  connue  fous  le  nom  de  rouffur  de  Pou- 
toife.  Defcr.  de  Min.  p.  149,  nQ  1. 

(933)  Minera  ferri  fubaquofa  amorpha ,  fcorUformis.  WalL 
Min.  fp.  339 ,  b.  —fubaquofa  tubulata.  Ibid.  p.  339 ,  /. 

(234)  Minera  ferri  fubaquofa  placentiformis  £f  twmifmaUs. 
Wall.  Min.  fp.  339,  h,  d.  Ochra  ferri  indurata  globii  comprefi* 
majoribus.  Litoph.  Born.  I,p.  117.  —glabulit  comprejps  plunis* 
Ibid.  Mine  de  fer  terreufe  en  gâteaux  ou  en  petites  mafles  fphé- 
roïdaïes,  de  Cartel.  Sage ,  Elénu  de  Min.  II ,  p.  19a 

(235)  Minera  ferri  fubaquofa  globofa,  nucleumintracrmftatfo- 
vens ,  quo  refpeSta  inter  dtùtas  à  nonnullis  commemoratur.  WalF. 
Min.  fp.  339,  c.  Mine  de  fer  limoneufè  en  géodes ,  ou  formée 
par  couebes  minces  autour  d'un  noyau  mobile»  Deftripu  dt 
Min.  p,  150 ,  n*  6.  Voyez  Davila ,  CataL  vol.  II ,  p.  467 ,  n°  366 
«cfuhr. 

(236)  Minera  ferri  fubaquofa  globofa,  ghbulis  interdit*  min* 
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des  précédentes  que  par  leur  moindre  volume , 
&  par  la  reffemblance  extérieure  qu'on  a  cm 
leur  trouver  avec  différens  corps  auxquels  on 
les  a  comparées.  Ces  dernières  fe  trouvent  fou- 
vent  réunies  en  mafles  concrètes  ou  conglomé- 
rées (237). 

Le  doâeur  Démefte  dit  avoir  vu  dans  le  pays 
de  Liège  une  couche  de  mine  de  fer  marneufe, 
d'un  jaune  brun  ,  qui  pourroit  mériter  le  nom  de 
mine  de  fer  terreufe  rhomboïdale ,  étant  corn- 
pofée  d'un  affemblage  de  rhomboïdes  plus  ou 
moins  irréguliers  f  au  milieu  defquels  on  trouve 
affez  constamment  un  noyau  fixe  &  alongé  qui 
paroît  avoir  été  pyriteux  ;  mais  il  ajoute  avec  rai- 
fon  ,  que  ces  efpèces  de  rhomboïdes  ne  font  pas 
des  criftaux  proprement  dits ,  &  qu'ils  ont  été 

ribas,  qno  cafu  pifîformis  pocatur,  interdum  majoribus  fabarum  ma- 
rjiituiine*  Watt.  Min.  fp.  339 ,  e.  Ochra  ferri  indurata  fufia  glo- 
tulofa:  Licoph.  Born.  I ,  p.  117.  Minera  martis  piflformis  pet  in 
gtobulis  minuriu  Wolt.  Min.  p.  31.  Ferrum  calciforme  piflforme. 
Scop.  Frinc.  min»  S*  245 ,  /•  Mine  de  fer  limoneufe  en  globules 
de  lagroiTeur  d'un  pois  &  au  denous,  de  Franche -Comté* 
JHcript.de  Min.  p.  150  ,n°l-  en  petits  grains  détaches ,  aux- 
quels ou  donne  Couvent  fe  nom  d'oolites,  à  caufe  deieur  ref- 
femblance à  des  œufs  de  poiflbn.  Ibid.  n*  3. 

(237)  Mine  de  fer  limoneufe  en  petits  grains  difpofes  par 
couches  de  cinq  à  fix  lignes  d'épaiffeur.  Cette  miné ,  dont  Hn- 
teneur  eft  d*un  bleu  noirâtre ,  eft  couleur  de  rouille  à  fa  fur- 
fe<*  ;  des  environs  de  Beauvais,  lbid.  n*5.  —  en  petits  grains 
dans  uqc  pjcrre  calcaire ,  de  Franche-Comté,  lbid.  n°  4. 
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formés  par  le  retrait  de  cette  marne  ferrugineufe  » 
de  même  qu'il  arrive  à  la  mine  terreufe  fphérot- 
dale  de  Caftel  (238).  Je  poffède  plufieurs  de  ces 
luius  argilofo  -ferrugineux ,  dont  les  prifbies  po* 
lygones  ont  absolument  la  même  difpofi tion  que 
celle  des  bafaltes  en  colonnes  (239)  ;  ce  qui  ne 
permet  pas  de  douter  que  dans  les  unes  comme 
dans  les  autres ,  la  forme  prifmatique  ne  foit  reflet 
du  fimple  retrait ,  plutôt  qu'une  criftallifation  pro- 
prement «dite  (240). 


^♦«#1  >i  l 'm  1* 


(2$) Démette, Lettres,  vol*  11/ p.  32Î. 

(339)  Mhic  de  fer  terreufe  en  gâteaux ,  dé  Cafteî  dan*  le  pays 
de  Saarbrufc  Ceû  le  morceau  cité  par  M*  Sage  (£/ém»  h  Mi». 
vol.  II 9  p.  190  )  comme  imitant  en  petit  l'affetnblage  des  prifmes 
de  la  Chauffée  des  géants.  D'Agoty,  Règne  min.  3e  Décade, 
pi.  XXIX,  ftg.  1.  Ludus  quartzeux'fc  cellulaire ,  différent  du 
précédent  en  ce  que  l'argile  martiale  qui,  parfon  retrait  fur  elle- 
même,  a  fourni  Pefpace  néceflaite  au  quartz  pour  y  criftailifa» 
s'eft  en  partie  détruite  au  point  que  le  plus  grand  nombre  des 
cellules  quartzeufes  de  ce  morceau  eft  abfoiument  vide.  lbiù 
pi.  XXX, 

(240)  Voye*  dans  b  féconde  partie,  vol.  I ,  p-  439  *  5*5 
&  les  pages  6ao  le  621  de  l'Appendice.  M.  de  Troîl,  dans  A* 
Lettres,  Jkt  tlflande ,  obferre  que  dans  les  ba&bes  voktwqoe» 
de  l'île  .de.  Staffa,  la  petite  diftance  ou  le  peu  d'intervalle  qui 
exifte  entre  chaque  colonne,  fie  trouve  le  plus  fouvent  rempli 
par  une  croûte  criftallifée  (  tradè  franc,  p.  309  )  »  La  couleur 
»  de  ces  colonnes  eft ,  dit-il  *  d'un  gris  foncé  ;  mais  les  join- 
»  turesfont  remplies  d'une  croûte  jaune  de  quartx  JUùiSut,  qui 
»  marque  bien  la  réparation  des  colonnes ,  &  qui  ,  par  la  variété 
»  des  nuances ,  produit  l'effet  le  plus  agréable  à  l'œil  «  iW 
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On  doit  encore  confidërer  comme  des  mines 
de  tranfport ,  le  fable  ferrugineux  noir  attirable  à 
F  aimant  (241)  9&  le  mica  ferrugineux  gris  ou 
bleuâtre  (242) ,  qui  fe  rencontrent  fur  certaines 
plages  aux  environs  des  volcans  (243),  ainfi  que 
dans  les  contrées  dominées  par  des  montagnes 
primitives,  tant  du  premier  que  du  fécond  ordre  ; 
mais  comme  ces  fables  ferrugineux  ne  diffèrent 
du  fer  noirâtre  attirable  a  t  aimant  de  Pefp.  II ,  & 
des  mines  de  fer  grifes  ou  fpéculaireS  de  Tefp.  III, 
qu'en  ce  qu'il*  ont  été  entraînés ,  comminués  & 


p.  379.  Cette  incruilatkm  des  balafres  de  ff!e  de  Staffa  eft, 
comme  Von  vôk  ,  exactement  en  rapport  avec  celle  qui  rem- 
plit les  inferfticef  des  ludut  argileux ,  marneux  ou  ferrugineux* 

(041)  Jrtng  mefallkû  ferri  t  artn*  ferrea.'WnM*  Min.  1772, 
p.  HO,  n*  1;  &  /778,  (p.  3$S»  Aremaferri  ûi  a.  Linn.  Syjl.  nau 
1768,  p.  199,'  n*  *$.-  Gktnë.  ferre*  feu  ftrrum  glareofum  atrum 
magnetem  fiqaens.  Woîu  Mût*  p*  31  >  Défi  ri p  t.  de  Min.  p.  no, 
n*  17  ;  Démette,  têtu  vol.  Il ,  p.  $21 ,  e:'p.  XVI1L 

(242)  Telfe  eft  une  mine  de  fer  micacée  grife  à  petites  pail- 
lettes fuifantes ,  dépofées  par  couches  minces  horizontales,  que 
j'ai  reçue  de  l'Ile  d'Elbe, avec  le  même  fer  micacé  réduit  en  fa- 
ile ,  &  la  mine  roulée  dont  il  provient. 

(243)  Tel  eft  celui  qu'on  trouve  fur  le  rivage, entre  NapFes 
&  Pouzzofe  ,  &  que  M.  Ferber  regarde  comme  ayant  été  charié 
paries  eaux  tf{ui  l'ont  détaché  des  collines  volcaniques.  Le  doc- 
teur Démette  obferve  que  celui  qu'on  rencontre  fur  le  rivage  de 

•  la  mer  qui  baigne  un  des  côtés  de  la  montagne  ferrugineufe  de 
l'île  d'Elbe,  provient  de  la  mine  de  ter  à  facettes  brillantes , 
&  des  mines  micacées  grifes  entraînées  par  les  eaux  qui  lavent 
cette  fioguiiére  montagne*  Lctt,  Vol.  Il ,  p.  322* 
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depofes  par  les  eaux  ,  conjointement  avec  les 
débris  des  roches  qui  les  contenoient ,  à  des  dis- 
tances plus  ou  moins  grandes  du  lieu  de  leur  ori- 
gine ,  je  n'ai  pas  cru  devoir  en  faire  une  efpèce 
particulière. 
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GENRE     IL 

CUI^RL 
[A]   A    L'ÉTA  I     MÉTALLIQUE. 

Espèce     1. 
-  Cuivre  natif  &  des  fourneaux* 

Cuprum  nativum  &  ngulinum.  Bergm.  Opufc.  II,  p.  4I7  &  49^ 
Cuprum  nativum.  Cronft.  §.  193 —  pnecipitatum  &  nativum» 
Linn,  Syfl.  nat.  1768 ,  p.  143 ,  n°*  1 ,  a  ;  Wall.  Min.  I778  ,fp. 
346  &  347.  —  nuéum  nativum  forma  varia*  Wof  t«  Min.  p.  30* 
— nuium  malhabile  Carth.  EL  min.  p.  69.  Cuivre  vierge  ou 
natif  &  de  cémentation.  Defirlpt.  de  Min.  p.  51",  efp.  Il;  8c 
p.  49  ,  efp.  I;  Sage  9  Elént.  de  Min.  vol.  U  ,  p*  aa6,  efp.  I  ;  Dé- 
mette ,  Lettres ,  vol.  II ,  p.  354 ,  efp.  I. 

V^  UOIQUE  le  cuivre  fe  rencontre  affez  fréquent* 
ment  à  l'état  métallique  dans  le  fein  de  la  terre,. 
il  eft  très-rare  de  le  trouver  fous  une  forme  crif- 
tattine  bien  déterminée.  Je  poflede  néanmoins  du 
cuivre  de  cémentation  9  de  Neushol  en  Hongrie , 
fous  la  forme  d'un  dépôt  granuleux,  dont  les 
grains  font  autant  de  petits  crirtaux  affez  diftinéts, 
pour  qu'on  puiffe  y  reconnoître  ,  fans  le  fecours 
de  la  loupe  ,  des  cubes  ou  des  parallélîpipède* 
reâangles,  tronqués  dans  leurs  angles  folides 
Tome  III.  Part.  III.  Crifi.  métal/.  V 
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(  PL  H  ffig.  5  &  7).  Ces  cnftaux  font  agglomérés 
les  uns  fur  les  autres  ,  de  manière  à  former  fur  la 
partie  inférieure  du  groupe  des  dtndritcs  fines  & 
très-rapprochées  ,  qui  rendent  le  deflbus  de  ce 
dépôt  rude  au  toucher  comme  une  broffe  (i). 
Je  ne  doute  pas  que  ces  dendrites  ne  foient  elles- 
mêmes  compofées  (  comme  .nous  allons  le  voir 
dans  les  criftallifàtions  artificielles  du  cuivre  ) ,  de 
très-petits  octaèdres  implantés  les  uns  dans  les  au- 
tres ;  mais  il  eft  bien  plus  ordinaire  de  trouver  le 
cuivre  natif  en  petits  grains ,  dont  la  forme  eft  in- 
déterminée (2),  &qui  font  çntaffés  fans  ordre, 
ou  raflemblés  en  grappes  (3)  ,  en  dendrites  (4)  , 
en  ré&au  (5)  »  &  plus  fouvem  encore  fous  la  forme 


Fi»*- 


(1)  Defcr*  de  Mim  p»  51 ,  n°  7.  Cnprttm  nativum  cryjbl&l*- 
tum.  Wall.  Afin,  fp.  346,  «.  Bfk figura  oêtûëdricâ  vtl  cubicâpyri- 
ticofâ.  Ibid. 

(2)  Cuprton  a&ivtm pankulu  cûuglamruiii  £#oéKi  «  Çrooil 
S.  193  9  À  »  2.  Cuprum  naûpum  granulatm.  Waif.  Miu.  fptyfi*  *• 
—  pracipitatum  Çranulûtum ,  Jbliium  nitens ,  è  Schmolnii  Jîrof. 
Litopfa.  Bon  A  ,p.  101.  Cuivre  précipité  en  croûtes  granufcuf» 
formées  par  l'agrégation  de  petits  graina  de  cuitrt;  de  ÇaMu* 
Defcr.  de  Min.  p.  50 ,  n°  2> 

C3)  Cerprirm  natipum  botryoides*  \Palï.  Afi/i.  fp.  346,  «.  Cuivre 
précipité  en  grains  raflemblés  fous  forme  de  grappe,  fur  <to 
quartz ,  de  Krufaanbk  en  Ruffie»  Defcrtpu  A  Aû'/k  ibid*  *•  J. 

(4)  Gprart  jw^Vw/n  A*fo<4&  WtJk  JUfau  Jp.  Mit*'"** 

pz7/are  dendroidts  ramufafum ,  ramw  longior$us  &  wfiwèv* 
Litoph.  Born.  I ,  p.  101. 

(5)  Cuprum  nativum  reticutatum.  Lftoph.  Born.  itii*  l'en  « 
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de  croûtes  granuleufes  ou  de  lames  fuperfi- 
cielles  (6)  fur  des  gangues  quartzeufes  &  ferrn- 
gineufes.  On  trouve  enfin  le  cuivre  natif  en  maiTes 
folides  &  compares  (7),  qui  tantôt  paroiffent  être 
une  réunion  plu»  intime  de  ces  mêmes  grains ,  8c 
tantôt  paroiffent  avoir  été  formées  comme  <f  un 
feul  jet.  Ces  derniers  morceaux  font  pour  Pordi* 
naire  accompagnés  ou  incruftésde  mine  de  cuivre 


en  dendrites  fuperffciéîîes ,  fous  fa  forme  d'un"  réfeau  minée, 
détaché  du  quart!  qui  lui  fervoit  de  gartgue  ;  de  Schemnit\  eu 
Hongrie*  Le  cuivre  natif  en  filets  capillaires  eil  très-rare  ;  j'en. 
ai  cependant  un  morceau  fur  du  quartz ,  de  Neu-Moldava  dans 
le  Bannat  de  Temefwar.  Cuprum  nat'wum  capillart ,  è  Rudtooôanya 
Htutg*  f*p.  Litoph.  Born.  I ,  p.  JOI.  —  capillart  dtndràYdes,  ad 
Kapnick  TraufilvAbid*  — ttativttm  capillatê,  è  Frankcnbtrg ;  a- 
nuijfimis  quafi  fias  confiât.  WaJL  Min  fp.  346 ,  /. 

(6)  Cuprum  nativum  foliaceum.  W&U.  Min*  fp.  346,  t.  — fa- 
perficiaU. Ibid.  g.  — tamellofiim.lÀtoph.  Born*  î, p.  loi.  — fupef- 
ficîaiû ,  l  $chmokHx*tb\d.  —  foperfkiatt  muns,  è  SasJea.H*d> 
Cuivre  précipité  pur ,  en  feuilles  minces ,  flexibles  ,  &  d'un  jaune 
rougeâtre,fans  matrice  9  de  Finneberg  fur  le  Rhin.  Ces  feuilles 
ont  été  détachées  du  quartz  auquel  elles  adhéraient  JDefcript* 
dt  Mu.  p.  50,  n*  t  ;  &  p.  53,  n*  à. 

(7)  Cuprum  naûvum  foiiium  compaêtum.  Litoph»  Born»  I,  p.  loi. 
—  foîîium  ëchrâ  cupri  ruôrâ  indu  rata  cryflallinâ  circumdatum ,  è 
Dogtm&ka.  Ibid.  — filiehim  in  ophlte,  è  SlSeria.  Ibid.  II,  p.  128* 
Cuivre  vierge  folide  en  jointes  &  en  rameaux,  mêlé  de  quartz,  de 
Fiizfrefcr^Defcr.  de  Min.  p.  5a ,  n°«  1-5.  Cuivre  natif  folide ,  dans 
la  mine  de  cuivre  vitreufe  rouge  mêlée*  de  quartz ,  de  DognasJka 
dans  le  Bannat  de  Temefwar.  Forft.  CataL  1780,  n°*  1217  & 
fuivant • 
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vitreufe  rouge ,  folide  ou  criftallifée  ,  de  malachite 
fuperficielle ,  &  même  d'ocre  martiale. 

Quant  au  cuivre  fie  roftttt  ou  des  fourneaux  f 
j'en  poflede  plufieurs  échantillons ,  provenans  des 
fonderies  de  Sainbtl  près  de  Lyon ,  &  dans  les- 
quels le  cuivre  eft  en  petits  rameaux,  flexibles  , 
articulés ,  formés  par  des  oâaèdres  très-diftinâs  (8) , 
implantés  les  uns  dans  les  autres ,  comme  ceux  de 
l'argent  vierge  en  dendrites  (9).  J'ai  de  plus  un 
morceau  provenant  dés  portions  de  métal  qui 
s'échappèrent  des  coulées ,  lorfqu'on  jeta  en  fonte 
la  ftatue  équeftre  de  la  place  Louis  XV.  Ce  mor- 
ceau ,  malgré  l'alliage  du  cuivre  avec  le  zinc  & 
rétain ,  eft  également  criftallifé  en  dendrites  ou 
prifmes  articulés  ,  compofés  de  très-petits  oâaè- 
dres implantés  les  uns  dans  les  autres ,  mais  dont 
la  plupart  ont  leurs  arêtes  moufles.  M.  Grignon , 
dans fes  Mémoires  de  Phyfique  ,  donne,  compa- 
rativement avec  les  criftaux  de  fonte  de  fer  qu'il 


(8)  »»Le  cuivre ,  dit  M.  Mongez ,  donne  des  pyramides  &**• 
»  drangulaircs  bien  prononcées  (ce  font  des  moitiés  d'oâaédres); 
»>  &  à  l'aide  de  la  loupe ,  on  diftingue  facilement  les  aiguilla 
99  enveloppées  d'une  couche  de  cuivre  ,  dont  chaque  arête  ou 
>»  angle  étoit  compofé.  ««  Journ.  de  Phyf.  juillet  1781 ,  p.  74.  Ces 
aiguilles ,  apperçues  par  M.  Mongez  dans  toutes  les  criftallifi- 
tions  métalliques,  ne  font  que  les  ruclimens  des  cubes  ou  dei 
o&aèdrcs  qui  les  compofent ,  &  qui  font  rarement  bien  diftiriQs  » 
lorfqu'on  opère  fur  de  petites  malTes. 

(9)  Defcripu  de  Min.  p,  53 ,  n9  7, 


^ 
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âvoit  obtenus,  la  figure  de  plufieurs  petits  groupes 
de  criftaux  de  cuivre  jaune  ou  laiton  (10).  Quoi- 
que ce  Phyficien  ait  donné  pour  des  criftaux  fini- 
pies  ,  les  moins  furcompofés  de  ces  groupes  (1 1)  * 
il  a  très-bien  vu  qu'ils  réfultoient  en  général  de 
petits  oâaèdres  implantés  crucialement  les  uns  fu* 
les  autres. 

£B]    En    Mine    ancienne. 

%  Espèce    IL 

Mine  jaune  de  cuivre. 

Minera  capri  ftava  aut  lutea.  Chalco  -pyrites  feu  pyrites  flavus 
Audor.  Pyrites  cttpri  flavo-viridefcens.  Cronft.  §.  198,  c.  Ca- 
prum  mineralifatum  pyriticofum  flavum.  Linn.  Syfl.  nat.  17689 
p.  144,  n°  4.  — fulphure  &  ferro  mineralifatum,  minera  colore 
aureo  vel  variegato  nitens  ;  minera  capri  flava.  Wall.  Min.  1778, 
*P-  354»  —  minera  ex  ftivo  viriiefcens.  Wall.  Min.  ibid.  fp. 
355.  —  mineralifatum  iuriufculum  faturatè  luteum  nitens.  Carth» 

(10)  »•  Criftal  oûangulaire  C  ou  plutôt  à  huit  pointes  )  de 
m  cuivre  jaune"  ou  de  laiton.  La  bafe  de  chaque  colonne  efl 
vub  o&ogone,  &  fur  chaque  face  font  implantées  d'autres  co.- 
99  tonnes  oâaèdres  ou  tétraèdres.,  groupées  à  peu  près  comme 
r*  celles  de  la  fonte  de  fer.  «  Mém.  de  PAyfiq*  p.  48Q  bis ,  pi.  XIII  > 
lett.  T,  V,  Y,  X.  ^ 

(1 1)  m  Criftal  dé  laiton  groupé  fur  trois  faces  feulement  de  fa 
»  colonne  principale,  &  tronqué  fur  l'autre  face.  L'on  y  voit 
n  feulement  un  élément  du  criftal  complet,  qui  eft  ordinaire- 
»mçnt  un  oûaèdre,  adhérent  par  fa  bafe  à  une  des  faces  de  la 
»  pyramide  principale."  lbii*y.  481* 

Viij 
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El.  Min.  p.  70.  —  htuum  fplendens.  Wolt.  Min.  p.  30,  —  mi- 
itérait  fatum  fiavum.  Scop.  Princ*  min.  p.  256 ,  a,  — -  fulpkure 
mintrali fatum,  Bergjn.  Opufc.  II,  p.  247  ;  Sage ,  £?/^m.  <fe  Afijr. 
II ,  p.  234  ,  efp.  VI  ;  Defcripi,  de  Min.  p.  68 ,  efp.  XVilf  ; 
Dtrnefte ,  Lctt.  vol  II ,  p.  365 ,  efp.  V, 

Cette  mine  n'eft  autre  cbofe  qu'une  marcaffito 
cuivreufe  ,  atfez  riche  en  cuivre  pour  mériter  d'être 
comptée  parmi  les  mines  de  ce  métal.  Elle  diffère 
des  marcaffites  martiales  tenant  cuivre ,  qu'on  dé-* 
figne  fous  le  nom  de  mines  de  cuivre  d'un  jaune 
pâle  (12) ,  quoique  le  cuivre  n'y  foit  qu'edjtrès* 
petite  quantité ,  non-feulement  par  fa  coûtait  plus 
foncée ,  tirant  fur  le  verdâtre  ,  mais  encore  par 
fa  moindre  dureté ,  &  fur-tout  par  fa  forme  crif- 
talline ,  qui ,  lorsqu'elle  çft  déterminée ,  n'eft  jh 
mais  que  le  tétraèdre  ou  la  pyramide  triangulaire 

équilatérale  (13)  &  fes  variétés.  Ces  tétraèdres  de 

•— — — ^-^^— ^-^— —  1  .  — ■ — — — 

(13)  Minera  atpri  fiûflapay  pyrites  fitifiarus  Au&or.  Pyrites  eu- 
frt  palliée  flaws.  Cronft.  $.  198 ,  d.  Pyrites  eupri.  Linn.  Syjt* 
çat.  1768 ,  p.  1 15 ,  n«  6.  Mènera  cupri  fubfiava.  Wall.  Min.  1778 , 
fp.  356.  Hac  minera  reipfâ  nihil  aliuà  cjl  quam  pyrites  falpkttrtus 
fi.  374,  pauxillum  cupri  ttnens.  lbid.  Defcript.  de  Min.  p.  74 9 
efp.  IX;  Sage ,  Elém,  de  Min.  II ,  p.  235,  efjp.  VII;  Démefte, 
Lettr.  vol.  II ,  p.  367 ,  efp,  VI,  Voyez  ci-deffus  les  variétés  il 
&  fuiv.  de  la  pyrite  martiale,  p.  216  &  fur?. 

i 

(13)  Eflai  de  Criftallographie ,  p.  305 ,  efp.  5  var.  1 ,  pi.  VU, 
fig.  ï  ;  Weig,  trad.  ail.  p.  303  ;  Démette ,  Lettres ,  vol.  U  ,p.  28 1  > 
var.  5.  Pyrites  tetraedrus  ex  triangulis  Jblis.lÂtm.  Syft.nat.  1768, 
p.  114,  "*  3>  «•  Marchafit*  tetraedrus.  Wall.  Min.  1778,  fp< 
276",  a.  »>  Harum  unum  latus  bapn  confïituit,  reliqua  latera  1» 
napicemfe  terminait;  hine  quçdrangu lares  exiftttnt,  rarà  occaç* 
»  runU  ««  lbid.  v 
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la  mine  jaune  de  cuivre  fe  rencontrent  ou  foli- 
taires  (14)  ,ou  groupés  (1 5)*  &  quelquefois  vides 
ou  décompofés  dans  leur  intérieur  (16).  Us  font 
ibuvent  panachés  des  plus  vives  couleurs ,  mais 
pour  l'ordinaire  en  ctiftàux  fi  confus  (17)  ,  qu'il 
efl  très-rare  que  Ton  puiffe  y  dîftmguer  Tune  ou 
l'autre  des  variétés  fuivames, 

Vuttttii*  Le  tétraèdre  légèrement  tronqué  dan* 
fes  quatre  angles  folîdes  (18);  ce  qui  change  en 

(14)  Pyrites  cryftaHifatus  pyramidatus  >  pyramide  trigonà ,  è 
Pachcrftolk  SchemniiNung.  /w/'.Lrtoph.Born.  I ,  p#  56.  —  pyra* 
midibus  trigonis  folitariis  t  è  Misbanya  Bttng.fetp*  lbid,  —pyrù- 
midibus  trigonis  coloratis ,  è  Pacherftolln.  lbid. 

05)  Pyrites  pyramidatus  ,  pyramidibus  trigonis  aggregatis  ,  &-> 
Michatllisjtottn  Sohtmnix.  lbid.  I ,  p.  56.  —  eryfballis  trigonis  co- 
loratis  in  gypfo  fpathofo  lamtUofo ,  è  Zillt  ad  ClaujLkal  Hercy- 
uiét.  Ibid.  II,  p,  205. 

Ci  6)  Pyrites  cryftaHifatus  pyramidatus ,  pyramidibus  trigonis 
viajoribus  inanibus,  è  Pachtrfiolln  Sehemmxii.  lbid.  l9  p.  56. 

(17)  Minera  cupri  viridtfctns  cryjlaîlifata.  Waîl.  Min.  fp.  355  % 
d*  Pyrites  curvreufeé  criftaiiifées  ,  dont  la  forme  paraît  être  le 
tétraèdre  ;  de  Fnmdenfei*  près  de  Freyberg.  Dejcripu  de  Min*. 
p.  295,  n9  14.—  criftaiiifées  &  coloréeé  de  i'afleur  le  pîus  vif  fur  # 
«lu  fpath  calcaire  pyramidal,  du  Derbysfaire.  ibid.t\0$  15  &  16.. 
—-d'un  jaune  verdâtxe  en  partie  criftaf  lifte  &  colorée  comme 
la  queue  de  paon,  de  Gîromagny.  Ibid*  p.  71 ,  nv  4.  Voyez 
Forft.  CataL  1769 ,  n*  xoé-in  ;  177a ,  n*  S»7*J3ft;  &  1780,. 
»*  605-6x7. 

(18)  Démette ,  £e*rr*  irof.  H,  p.  281.  Marcaffites  cuivreufes 
colorées  de  i'écUt  le  plut  -vif.  On  dsfttague  dans  pïuûcurs  la 
forme  criftalline,  qui  eft  te  tétraèdre  ou  la  pyramide  triangu- 
laire ,  dont  les  quatre  angles  foiides  font  tronqués.  Forft.  CataL 

1780,  nu6io* 
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hexagones  les  quatre  plans  triangulaires  du  tétraè- 
dre régulier ,  &  ajoute  à  ce  tétraèdre  quatre  petits 
plans  triangulaires  équilatéraux  (  PL  I9fig.  z  ). 

Je  poflede  deux  mines  jaunes  de  cuivre  colo- 
rées comme  la  queue  de  paon ,  dans  lesquelles 
cette  variété  eft  des  mieux  caraâérifées  (19)* 

Variété  2.  Le  tétraèdre  régulier  ,  dont  toutes 
les  arêtes  font  tronquées  »  d'où  réfulte  un  décaèdre 
formé  par  quatre  triangles  équilatéraux  larges ,  & 
iîx  hexagones  linéaires  (PL  I ,  fig.  ij). 

Je  n'ai  point  vu  cette  variété ,  que  je  donne  ici 
d'après  Linné  (20). 

Variété  3 .  Le  tétraèdre  alongé ,  de  manière 
que  le  triangle  de  la  bafe  refte  équilatéral ,  ceux 
des  côtés  devenant  ifocèles. 

Cette  variété  m'eft  encore  inconnue  *  &  je  ne 
la  donne  ici  que  furie  témoignage  d'Henckel  (21}. 

(19)  »  Mine  de  cuivre  d'un  jaune  verdâtre  en  criftaux  té- 
*»  traèdrts  groupés  confufément ,  &  prefque  fans  gangue ,  du  du- 

m  »>ché  de  \fc  irtemberg.  Quelques-uns  de  ces  criftaux  ont  leur  py- 
»*ramide  entière  ( Iett.  A}\  mais, dans  le  plus  grand  nombre, 
"les  quatre  angles  folides  du  tétraèdre  font  tronqués  (iett.  B).« 
D'Agoty ,  Règne  minéral,  2e  Décade,  pi,  XX ,  fig.  l.  C'eft  le 
plus  grand  des  deux  morceaux  que  je  poffède. 

(20)  Pyrites  cryftaliinus  decatdrus  extrigonis  quatuor,  lintaribat 
ftx ,  feu  tetraeàrus  aagulh  omnibus  pianis  àtxagonis.  Linn,  Syfl* 
oau  176.8 ,  p.  114,  n*  3 ,  £,  fig,  37 ;  Muf.  Teff.  p.  449  »°  Vt 
ÇJT-  de  Cri/*,  p.  307, var.  3,  pi,  VII, fig.  % 

(ai)  «Les  pyramides  tétraèdres  ou  à  quatre  côtés  font  lei 
vpks  rares  de  toutes  les  pyrites  anguleufcs  ;  elles  ne  fe  toi** 
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Vtriltè  4.  Le  dodécaèdre  à  plans  triangulaires 
ifocèles  (  PL  /,  figm  $  ). 

J'en  poflede  un  petit  groupe  en  mine  colorée 
dans  le  fpath  perlé  de  Sainte -Marie-aux-  Mines. 

Mais  autant  la  mine  jaune  de  cuivre  eft  rare 
à  rencontrer  fous  une  forme  criftalline  bien  dé- 
terminée, autant  elle  eft  commune  en  maffes 
informes ,  folides  &  compaSes  (as) ,  quelquefois 
lamelleufes  (23) ,  &  même  à  particules  plus  ou 
moins  diftinûes  (24).  On  en  trouve  de  fuperfi- 
cielle  fur  les  poifTons  des  fcbiftes  argileux  d'Eifle- 
ben  Scde  Mansfeld  (25)  ;  &  d'autre  qui  eft  folide 
à  fu perfide  fpéculaire  (26). 

99  vent  que  très-rarement  fur  des  criftallifations ,  ou  attachées  fur 
»  du  quartz  où  elles  ont  été  portées  par  des  exhalaifons  miné- 
99  raies.  La  pyrite  pyramidale  à  quatre  faces  eft  plus  rare  encore. 
«Une  face  étroite  fait  la  bafe,&  les  trois  autres  faces  font  d'é- 
»gafe  longueur,  8c  vont  fe  terminer  en  une  même  pointe  au 
99  fommet.  «  Pyritot.md.  franc,  p.  58  ;  Effi  de  Crift.  p.  307,  var.  1. 

(23)  Minera  cupri  flava  folida.  Wall.  Min,  fp.  354 ,  a*  Ca- 
pntm flavum  Jblidum  texture  ckalybià, Lhoph.  Born.  I,p.  110; 
Defcript.  de  Mi/ï.p.  70, n° I  ;&i*i</.  p.71 ,  n" 3, 4,  5>7>&* 

(23)  Minera  çupri  ftapa  foliacea.  Wall.  Min.  Jp.  354  ,  h 

(24)  Minera  cupri  flava  particulis  majoribus.  Ibid.  c. 

(25)  Cupram  flavum  fitperficiale  inepidermidepifciumpetrefaffa- 
rum,  adEifleben  Sax.  Litopb.  Born.  I ,  p.  110.  Minera  cupri 
figurata  pifcium  vefiigia  oflcndens,  Wall.  Min.  1778  *  fp*  303 ,  e. 
Larv*  cupri  fer*'.  Cronft.  §•  90. 

(26)  Cuprum  flavum  figuratumfpecularefiiperficie  politâ ,  è  Goflar 
Htrcynia.  Litopb.  Born.  I, p.  1 10.  Mine  de  cuivre  jaune  fpécu- 
laire ,  fur  du  fpath  vitreux ,  d'Angleterre,  Forft.  ÇataL  1772 , 


gx4  Cuivre. 

Cette  mine  conferve  fa  couleur  jaune  tant 
qu'elle  n'a  point  éprouvé  d'altération  ;  mais  ,  dès 
qu'elle  vient  à  perdre  une  portion  du  foufre  qui 
la  conftituoit ,  elle  prend  à  fa  furface  les  couleurs 
variées ,  vives  &  changeantes ,  qui  la  font  alors 
défigner  fous  le  nom  de  mine  de  cuivre  gorge  de  pi- 
geon ,  ou  couleur  queue  de  paon  (27).  Dans  cet 
état ,  elle  donne  tres»diffic'dement  des  étincelles 
avec  le  briquet  :  peu  à  peu  ces  belles  couleurs  dif- 
paroiflent  ,  &  la  mine  py  riteufe  perd  d'autant  plus 
de  lafolidité,  qu'elle  approche  davantage  de  l'état 
où  le  cuivre  qu'elle  contenoit  s'en  fépare  pour  fe 
dépofer  fous  forme  de  malachite  (  voyez  efp.  VII) 
à  la  furface  du  fer  hépatique  réfultant  de  cette  dé- 
compofition.  •  Les  morceaux  qui  préfentent  ces 
divers  degrés  d'altération  de  la  mine  jaune  de 
cuivre  (28) ,  exiilcnt  dans  tous  les  cabinets. 


n*  1308.  Autre  de  Thuringe.  IbiJ.  n*  1309.  Mine  de  cuivre 
jaune  folide  &  colorée ,  liffe  &  lûifentt  à  fa  fupernYre ,  de  Cer* 
fiouailte.  Forft.  Cotai  Ï7S0 ,  n°  1270. 

(27)  Mine  de  cuivre  d'un  jaune  verdfttre,  avec  des  couleurs 
d'azur  qui  chatoyent  comme  la  gorge  de  pigeon,  thfcripu  à 
Afifl.  p,  71 ,  n9  4.  Mine  de  enivre  jaune  &  colorée  comme  la 
queue  de  paon  ,  mêlée  de  vert  de  cuivre ,  &  plus  ou  moins 
friable.  Rid.  p.  7a  ,  tr  9.  Voyez  Forft.  C*ul.  1769,  n°»  429- 
454;  1772,  no»  1272-1307  ;  &  1780,  n*  1249-1259. 

(28)  Mine  de  cuivre  d'un  jaune  verdâcre ,  q«i  préfente  fur 
Tes  différentes  faces  les  divers  degrés  d'altération  qu'elle  a 
éprouvés,  en  paffant  du  jaune  vif  au  mélange  de  pourpre  &  d'à* 
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E  s  p  k  c  e    1  IL 

Mine  de  cuivre  grife  tenant  argent  ;  fahlert^  : 
mine  cPargent  grife. 

Minera  cupri  atiba  vel  grifea  Auûor.  Wall.  Min.  1778,  fp.  351 

&  353-  Pyrit**  cupri çrifenu  Cronft.  §.  198 ,  2 ,  a.  Cuprum  ferro 

&  arfcnico  falphurato  mineralifatum.  Ibid.  §.  199 ,  $.  —  atbidam 

Teu  miner  alifaum  arfenicalc  album.  Lmn.  Syft.  nat.  1768  , 

p.  145  ,  nft  8,  —  mineralifatum  pyriticofum  çinereum.  Ibid* 

p.  J44,  n°  7.  —*  pallido-grifeum  Jplendens ,  argtnti  dires.  Wolt, 

Min.  p.  30.  — obfcurè-grijèam  fplendens,  argtnti pauper.  Ibid. 

Mimera  cnpri-luiut  pallida ,  feu  cuprum  mincsdlifatum ,  durant 

Çrifcum.  Çarth.  £/.  Afo.  p.  7a  —  JSvwjh  fubfufcum.  Ibid* 

^argento  &  arfcnico  mixtum.  Gronov.  fuppf.  13  ,'  nQ  38, 

—  mineralifatum  atbidâm  &  cinereum.    Scop.  Princ,   min, 

J.  156,  & ,  c;  Dtfcr.  de  Min. p.  59, dp.  V,&p.  6a , efp.  VI ; 

Sage ,  £/dn.  à  Afi//.  II ,  p.  33a , efp.  IV  ;  Démette ,  Lettres, 

vol.  TI,p.  361,  efp.  III. 

Ce  minéral  auquel  la  petite  portion  d'argent 
qu'il  contient  a  fait  auffi  donner  le  nom  de  mine 
forgent  grife  (29) ,  n'eft  au  fond  que  la  pyrite 

mr ,  dk  queue  de  paon*  Dtfcr ip t.  de  Min.  p-  7»,  n*  10.  Autre 
plut  décompofée.  Léo  couleurs  jaune  &  asurée  font  presque  to- 
talement détruite* ,  &  remplacées  par  la  couleur  brune  <fu  fer 
hépatique.  Les  petites  oiarcaffites  eufrreufet  dodécaèdres  doue 
cette  mine  eft  parfemée  ,  ne  paroiient  point  avoir  éprouvé  d'al- 
tération. Ibid.  n°  1 1.  Autre  qui  réunit  à  l'état  primitif  de  cette 
mine  tous  les  degrés  d'altération  des  deux  morceaux  précé- 
dons. Ibid.  n»  la  ,  13  &  15.  Voyez  FoVft,  CataL  1772 ,  n°*  I3/JQ- 
J355 ;  &  CataL  de  1780,  n°»  1268,  1274,  1278-1285,  &c. 

(20)  Minera  argenti  gûfu  Auftor,  Jrgemunx  ûlfamfti  m*V 
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cuivreufe  de  Fefpèce  précédente ,  mais  dans  la 
compofition  de  laquelle  font  entrés  de  plus  l'ar- 
fenic  &  l'argent ,  dans  des  proportions  plus  ou 
moins  confidérables.  Auffi  n'eft-ce  point  une  chofe 
rare  de  trouver  réunies  dans  le  même  morceau 
la  mine  jaune  &  la  mine  grife  de  cuivre  tenant 
argent  (30).  Ces  deux  mines  fe  reffemblent  en- 
core ,  en  ce  que  leur  forme  criftalline  eft  le  ti- 
traédrt  régulier  plus  ou  moins  complet  ;  maïs  dans 
la  mine  grife  ,  où  les  principes  conftituans  ,  quoi- 
que plus  nombreux ,  font  fans  doute  mieux  com- 
binés ,  la  forme  pyramidale  triangulaire  eft  com- 
munément plus  diftinâe ,  plus  facile  à  rencontrer  ; 
&  malgré  les  troncatures  multipliées  de  fes  angles 


nerali fatum  cupri  arfenicalis.  Linn.  Syft.  nat,  1768» p.  149  j»*  5» 
—  cinereum  feu  minerait fatum  cupri  cinereu  Ibid.  nQ  6.  nHoc 
n  pix  differt  à  cupro  cinereo ,  nifl  quoi  argento  iitatum ,  vis  d 
»>  argento  albo  nifl  gradu ,  colore  albidiopt  dignofctndo*«  Linn» 
ibid.  p.  50.  —  albo-grifeum  fplendens  cupro  mixtum.  Wolt.  Mi. 
p.  29.  —  arfenico  &  cupro  fulphurato  mincralifatum  ;  minera  et- 
genti  grifea.  Waîl.  Min.  1778 ,  fp.  391.  — -  arfenico,  fulphund 
cupro  mincralifatum;  minera  argenti  alba.  Ibid.  fp.  389  ;  Defcriff 
de  Min.  p.  229efp.  V,&p.  24,  efp.  VI;  Sage,  Elém.deMi*. 
vol.  II,  p.  304,  efp.  V.  Mine  d'argent  grife  ou  blanche*  Dé- 
mette ,  Lettres ,  vol.  II ,  p.  441 ,  efp.  V. 

(30)  WaHerius  dit  au  fujet  de  la  mine  d'argent  grife  :  *H*c 
»  minera  plerumque  cum  mineris  cupri  hofpitare  filet,  m  Vof.  fl> 
p.  338.  Les  mines  de  Giromagny,  de  Sainte-Marie,  de  SaatftB 
&  de  Baygorry ,  en  offrent  des  exemples  fréquens.  Voyta 
Dêfcript.  de  Mm.  p.  61 ,  n«  4, 5  &  9. 
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&  de  fes  bords ,  moins  fujette  à  fe  déformer ,  à  fe 
contourner  ,«gcjue  la  pyramide  fimple  des  mines 
jaunes  de  cuivre. 

Quoique  le  tétraèdre  régulier,  terminé  par 
quatre  plans  triangulaires  équilatéraux  (  P/.  I9 
fig.  1) ,  doive  être  confidéré  comme  la  figure  la 
plus  parfaite  que  puiffe  avoir  la  mine  grife  de 
cuivre  tenant  argent  (31)  :  il  eft  très-rare  de  la 
trouver  ainfi  fans  aucune  troncature ,  foit  dans 
fes  angles  fondes,  foit  dans  fes  arêtes  ou  bords. 
J'en  poflede  néanmoins  un  petit  criftal  engagé 
dans  une  mine  jaune  de  cuivre ,  de  Schemnit^ 
en  Hongrie  :  mais  on  rencontre  très-fréquemment 
Tune  ou  l'autre  des  variétés  fuivantes. 

Variltii.  Le  tétraèdre  régulier ,  dont  les  quatre 
angles  folicfes  font  tronqués  net  (32)  ;  ce  qui 

(31)  EflTai  de  Criftallographie ,  p.  374 ,  efp.  V,  var.  1 ,  pî.  VII , 
fig.  1  ;  Weig.  trad.  ai),  p.  369 ,  var.  2 ,  a  ;  &  p.  376 ,  var.  1  ; 
Démette,  Lettres ,  vcH.  II ,  p.  443.  Argtntum  cinereum  cryjîalli- 
num.  Linn.  Syfi.  nat.  1768,  p.  150  ,  n°  6,  £.  Argtntum  met*, 
figuré  concretum  quadrangulttm.  Kentm.  lit.  14;  C appel!.  Prodn 
cryfl.  p.  24.  Argtntum  acttminatum  angulis  tribus ,  quatuor,  quin- 
que  ,  pluribus.  G.  Fabric.  Obf.  métal),  p.  7 ,  h.  Cappell.  ïbiL 
Misera  argenti  grifea  cryfiallifata  cryjlallis  pyramidalibus,  Wall. 
Min,  fp.  391 ,  a.  Argtntum  cinereum  cryftallifatum  cryjlallis  py- 
ramidatis  trigonis ,  è  Kapnik  Tranfilv.  Litoph.  Born.  I ,  p.  82. 
Argtntum  album  cryftallifatum  cryjlallis  trigonis  pyramidatis  ereC' 
fis ,  fuperficie  ochrâ  cupri  virefcentc  ttStâ ,  in  quart\o puro  amorpho  , 
è  Sainte-Marie-aux-Mines  Alfati*.  Ibid.  II ,  p.  118. 

(32)  Weig.  EJJai  de  Crift.  trad.  ail.  p.  366,  var.  2, 6,  tab. 
VU,  fie- 5- 
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change  en  hexagones  les  plans  triangulaires ,  & 
ajoute  à  ce  folide  quatre  nouveaux  '  plans  qui  font 
eux-mêmes  triangulaires  {PL  1  ,fig.  *).  M,  de 
Born  cite  une  mine  de  cuivre  grife ,  de  Kapnik 
en  Tranfilvanie ,  où  cette  forme  fe  rencontre^), 
ainfi  que  dans  les  mines  d'argent  blanches  & 
grifes ,  qui  ne  font  que  la  même  efpèce  fous  un 
autre  nom. 

Variété  z.  Le  tétraèdre  régulier,  dont  les  fix 
bords  font  tronqués  net  (34)  9  ou  s'arrondifient 
en  plans  linéaires  légèrement  curvilignes  &  ftriés, 
d'où  refaite  un  décaèdre  (  PL  I9fig.  17). 

Cette  variété  n'eft  pas  commune. 

Variété  3.  Le  tétraèdre  régulier ,  dont  les  quatre 
angles  fofides  font  légèrement  tronqués  de  biais 
par  les  face*  (jï);d*où  refuke  un  polyèdre  â 


(33)  Cuprum  cinerevm  cry/lûtUfatum ,  tryflallis  trigorns  épia 
trurtcatis ,  ai  Kapnik  TranfHv.  Iicoph.  Born»  I ,  p.  108.  jfrgêHtn 
tintrtum  cryflallifiïtum  cryflaUîs  pyramidatis  irigonis  bafi  kextf 
ira,  è Kapnik  Tranfllr.  lbid.  p>  8a.  Argtnmm  mintrafifitfom d- 
bum  tryfktU{Jhtum  cryflallit  pyramidstii  trigonh  bafi  hexatiri,* 
Kapnik  Tranfllr.  Ibid»  p.  78.  Mine  d'argent  grife  en  crifaux  té- 
traèdre» très-réguliers ,  8t  dont  les  bords  font  Etais  bifesu,  ma» 
Il  fommets  tronqué»;  de  Kapnik  en  TranfflVanie.  Focfti  Catik 
1780,  n*  1409. 

(34)  Eflai  de  CrifhHographie ,  p*  374 ,  var.  2 ,  pf.  Vff ,  Qg.  *• 
Cuprum  cinereum  cryjlallifatum ,  cryjtallis  êtcaldrii  rotuniatis,  t 
Dognaska  in  Sann.  Ttmtfw.  Litoph.  Born.  1 ,  p.  108. 

(35)  Mine  de  cuivre  grife  folide  &  criftaflitëe  ,  tenant  ar- 
gent ,  de  SaalftU*  Ses  çrjftaux  luifans  font  des  tétraèdres  dont 
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feize  facettes ,  dont  quatre  hexagones  réguliers 
qui  appartiennent  aux  faces  du  tétraèdre ,  &  douze 
petits  triangles  ifocèles  en  bifeau  (Pi.I9fig.  3). 

39 ai  vu  fréquemment  cette  variété  fur  des  grou- 
pes de  mine  de  cuivre  grife  tenant  argent ,  de 
Saalfeld  &  de  Sainte-Marie-aux-Mines. 

Variété  4.  Le  tétraèdre  régulier,  dont  les  quatre 
angles  folides  font  tronqués,  de  biais  par  les 
bords  (36)  ;  (fou  refaite  un  polyèdre  à  feize  fa- 
cettes ,  dont  quatre  ennéagones  larges ,  &  douze 
petits  trapézoïdes   (  /Y.  /,  fig.  4 ). 

La  mine  d'argent  grife  ,  ou  de  cuivre  tenant 
argent ,  de  Baygorry  dans  la  baffe-Navarre ,  m'a 
fourni  deux  petits  criftaux  folitaires  très-parfaits  de 
cette  variété.  Je  les  ai  dégagés  moi-même  d'une 
efpèce  de  bol  blanc  qui  leur  iervoît  de  gangue. 
Le  doâeur  Démette  obferve  avec  railbn  (37) ,  que 


{99  quatre  angles  folides  font  tronqués  en  bifeau  fur  chaque 
face  ;  ce  qui  change  les  quatre  grands  triangles  en  hexagones  dont 
les  côtés  font  alternativement  larges  &  étroits.  Il  en  réfuf  te  auftt 
douze  petits  plans  triangulaires  ou  rhombofdaux ,  formés  par 
les  brfeaux  des  quatre  angles  rblides  ;  mais  ces  tétraèdres  tron- 
qués, étant  fort  engagés  par  leur  baie ,  ne  montrent,  pour  la 
plupart ,  qu'un  de  leurs  angles  folides ,  compofé  de  trois  petits 
plans  triangulaires  ou  rhornboîdaux ,  &  d'une  très-courte  por- 
tion des  trots  hexagones  irrégutiers  qui  forment  les  faces  de  la 
pyramide  triangulaire  de  ces  criftaux.  Forft.  Catâl  1773  , 
n*  1149  &  1250. 

(36*)  Démette,  Lettres^  vol.  Il,  p.  443. 
(37)  Ibid.  vol.  II  ,p.  444,  note  i. 
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rien  n'eft  plus  rare  que  de  rencontrer  ce  miné- 
ral en  criftaux  folitaires. 

Variétés.  Le  tétraèdre  régulier ,  dont  toutes  les 
arêtes  font  tronquées  de  part  &  d'autre  en  bi- 
feau  (38)  ;  d'où  réfulte  un  polyèdre  à  feizê  fa- 
cettes ,  quatre  defquelles  font  triangulaires  équi- 
latérales ,  &  les  douze  autres  des  trapèzes  linéaires 
ou  fort  étroits  (/V.  /,  fig.  1 1  ). 

Cette  variété  eft  celle  qu'on  obferve  le  plus 
communément  dans  les  mines  de  cuivre  tenant 
argent,  qui  portent  le  nom  de  mines  d'argent 
grifes  (39)*  C'eft  un  partage  au  dodécaèdre  à  plans 


(38)  Effai  de  Criftallographie ,  p.  374 ,  var.  3 ,  pi.  VII ,  fig.  3  ; 
Démette,  Lettres,  vol.  Il,  P-443» 

(39)  Mine  d'argent  blanche  en  criftaux  triangulaires  dans  fe 
fpath  perlé  blanc ,  de  Sainte  -  Marie  -aux  -  Mines.  Defcripu  à 
Min.  p.  23  t  n°  3.  Mine  d'argent  grife  en  criftaux  tétraèdres, 
dont  les  bords  font  tronqués  de  part  &  d'autre  en  bifeau.  Cet 
criftaux ,  incruftés  d'une  pyrite  lamelleufe  &  chatoyante  ,  00c 
pour  gangue  une  mine  de  fer  fpathique,  mêlée  de  petits  crif- 
taux de  fpath  ;  de  Claujlhal  au  Hartz.  Forft.  Catal.  1780  9 
ji°*  1415-1417.  Argentum  mintralifatum  album  cryjlalli fatum , 
cryjlallis  trigonis  eredtis ,  angulis  compreffh ,  pyrite  fuptrficiali  /a- 
dudtis  ,  è  Zille  ai  Claujlhal  Hercyni*.  Litopb.  Born.  I ,  p.  78. 
Mine  d'argent  grife  criftallifée  en  tétraèdres  ou  pyramides  trian- 
gulaires, avec  mine  de  fer  fpathique  en  crêtes  de  coq  ;  de  Bay- 
gorry  en  Baffe  -Navarre  (du  cabinet  de  M.  Sage).  La  plupart 
des  criftaux  d'argent  gris  qui  compofent  ce  groupe,  ont  leurs 
bords  tronqués  de  part  &  d'autre  en  bifeau.  D'Agoty ,  Rig** 
minéral,  Décade  I ,  pi.  VII,  fig,  l  &  a ,  Iett.  Ai  &  ibii-  pL  VI, 
fig.  1,  lett.  £. 

triangulaires 
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triangulaires  ifocèles  de  la  variété  7  ci -après.  En 
effet ,  ce  dodécaèdre  paroît  réfulter  de  la  fuper- 
pofition  de  lames  triangulaires  équilatérales  tou- 
jours décroiffantes  fur  les  quatre  faces  du  tétraèdre 
primitif;  mais  la  furaddition  de  ces  lames  triangu- 
laires s'arrêtant  fouvent  à  peu  de  diftance  des  bords 
du  tétraèdre  ,  il  en  réfulte  la  variété  dont  il  s'agit , 
dans  laquelle  le  tétraèdre  fe  préfente  comme  s'il 
avoit  été  légèrement  tronqué  de  biais  fur  toutes 
fes  faces. 

Variété  Gm  Le  polyèdre  à  feize  facettes  de  la 
variété  précédente  ,  mais  dont  les  trapèzes  en  bi~ 
feau  ont  pris  plus  de  largeur  ;  d'où  réfulte  fur 
chaque  face  du  tétraèdre  primitif  une  pyramide 
trièdre   obtufe  tronquée   près  de   fon  fommet 

{pi.  i9fig.ioy 

Cette  variété  ,  beaucoup  moins  commune  que 
la  précédente ,  Taccompagne  quelquefois  dans  les 
mines  du  Hartz.  Depuis  l'impreffion  de  ma  pre- 
mière planche  »  où  f  ai  donné  les  modifications 
connues  du  tétraèdre ,  avec  quelques  autres  que 
je  crois  poffibles  ,  mais  que  je  n'ai  point  encore 
vues ,  &  que  j'ai ,  par  cette  raifon  ,  distinguées 
par  un  aftérifque ,  j'ai  reçu  de  M.  de  Bournon  une 
nouvelle  modification  de  la  variété  6  ,  qu'il  a 
trouvée  fur  un  groupe  de  mine  de  fer  fpathique 
en  petits  criftaux  lenticulaires  ,  de  Vizille  en  Dau- 
phiné.  Les  criftaux  de  mine  de  cuivre  grife  tenant 
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argent ,  y  diffèrent  de  ceux  de  la  figure  i  o  r  en 
ce  qu'ils  ont,  non-feulement  toutes  leurs  arêtes 
tronquées  de  biais  vers  les  quatre  principaux  angles 
foliées  du  tétraèdre  primitif,  mais  encore  en  ce 
que  ce  même  tétraèdre  eft  tronqué  net  dans  fes 
quatre  angles  folides  8c  dans  fes  bords  ;  ce  qui 
change  les  douze  trapèzes  en  bifeau  de  la  fig.  10, 
en  hexagones ,  &  plus  fouvent  encore  en  oâo- 
gones  irréguliers  ;  tandis  que  les  quatre  angles  fo- 
lides du  tétraèdre  primitif,  font  terminés  chacun 
par  un  hexagone ,  ceint  de  trois  petits  triangles 
ifocèles  en  bifeau ,  alternes  avec  trois  petits  tra- 
pèzes également  en  bifeau.  Ces  derniers  répon- 
dent d'une  part  à  l'hexagone  des  fomtnets  ;  &  de 
l'autre  ,  aux  reâangles  linéaires  produits  par  la 
troncature  des  bords  du  tétraèdre ,  ainfi  qu'on  le 
voit  dans  la  fig.  8  de  la  première  planche  que 
j'avois  donnée  comme  hypothétique  ou  poffiMe, 
&  dont  l'exiftence  eft  aujourd'hui  conftatée  par 
cette  découverte  de  M.  de  Bournon.  La  totalité 
des  facettes  de  ce  criftal  eft  conféquemment  de 
cinquante  ;  favoir  »  i°.  les  quatre  petits  triangles 
équilatéraux  primitifs  ,  comme  on  les  voit  fig.  ro; 
2°.  douze  hexagones  ou  oôogones  alongés  peu 
réguliers  ,  qui  remplacent  les  douze  trapèzes  en 
bifeau  de  la  même  fig.  io  ;*3°.  douze  petits  trian- 
gles ifocèles  en  bifeau ,  analogues  à  ceux  de  h  fig. 
1 5  î  4°-  douze  trapèzes  en  bifeau ,  &  fix  reftan- 
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gles  linéaires  analogues  à  ceux  de  la  fig»  8  ;  5°* 
enfin  quatre  hexagones  plus  ou  moins  réguliers  » 
produits  par  la  troncature  des  quatre  angles  foli- 
des  y  comme  on  le  volt  dans  les  figures  19  &  20 
de  la  même  planche. 

Variété  7.  Dodécaèdre  à  plans  triangulaires 
ifocèles ,  formé  par  la  juxtapofition  continuée  de 
lames  triangulaires  équilatécales  toujours  décroif- 
fantes  jufqu'au  dernier  degré  de  petitefle  fur  les 
quatre  faces  du  tétraèdre  primitif  (P/.  Iyfig.  5)  ). 

Cette  variété  fe  rencontre  aufli  quelquefois  dans 
la  mine  jaune  de  cuivre  ;  elle  eft  plus  commune  & 
mieux  conformée  dans  la  mine  grife  tenant  argent* 
dont  jYi  vu  des  criftaux  de  plus  d'un  pouce  de  dia* 
mètre.  J'en  poflede  un  petit  crillal  (olitaire  de  deux 
lignes  &  demie  de  diamètre ,  dans  lequel  les  pyra- 
mides trièdres  obtufes  ont  leurs  triangles  ifocèles 
«Jiftingués  par  un  léger  flUon  qui  remplace  les  arêfe* 
de  ces  pyramides ,  lesquelles  f  dans  ce  criftal ,  pa- 
roiflent  formées  ,  non  de  triangles  équilatéraux  % 
mais  de  triangles  ifocèles  juxtapofes. 

Variiti  8.  Le  tétraèdie  à  bords  en  bifeau ,  de 
la  variété  5  ,  dont  les  quatre  angles  folides  font 
légèrement  tronqués  de  biais  par  les  faces  (40)  $ 

m  ■  —  ■    ■■  i  ii  .....  ■■ -„ 

(40)  Groupe  de  criftaux  de  mine  d'argent  jçrife  en  pyramides 
triangulaires  dont  les  bords  &  les  angles  font ,  ou  entiers ,  ou 
légèrement  tronqués  en  bifeau  ;  de  Langenheck.  Forft.  Catah 
177a,  n*  1460.  f  N.  B.  Ci  group*  en  eonttnoit  anjji  des  deux  va- 
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ce  qui  ajoute  à  cette  variété  douze  petits  plans 
rhombes ,  &  change  en  reâangles  les  douze  tra- 
pèzes en  bifeau ,  les  quatre  autres  faces  reftant 
triangulaires  (PL  I9fig.  #3). 

Variété  5.  La  variété  précédente  ,  dont  les 
troncatures  de  biais  des  quatre  angles  folides  font 
affez  profondes  pour  entamer  les  plans  triangu- 
laires du  tétraèdre  (41)  ;  ce  qui  les  change  en 

riétés  décrites  dans  tes  mines  de  cuivre  grifes  des  nos  1249  &  1251 
du  même  Catalogue,  rapportés  ci-dejfus ,  note  35,  cY  ci- après, 
note  41.  ]  Autre  groupe  des  mômes  cri  fia  ux  de  mine  d'argent 
grîfe  ,  entremêlés  de  quartz  criftallifé  avec  mine  d'argent  grife 
fo!ide;de  Sainte-Marie-aux- Mines.  Ibid.  n°»  1461 ,  1464-  147a 
—  en  très-petits  criftaux  triangulaires, fur  une  galène  à  quatorze 
facettes ,  de  Freyberg  en  Saxe.  Ibid.  n°  1459.— en  criftaux  trian- 
gulaires légèrement  incruftés  d'une  pyrite  changeante  couleur 
«l'or,  dans  une  mine  de  fer  lpathique  écaiileufe  grife  ,  du  Haro. 
Ibid.  n°i47i. 

(41)  Mine  d'argent  grife  en  criftaux  triangulaires ,  forme» par 
le  tétraèdre  dont  les  bords  font  tronqués  de  part  &  d'autre  en 
bifeau.  La  plupart  des  pans  en  bifeau  font  ici  ftriés  fuivant  leur 
longueur  :  les  angles  folides  du  tétraèdre  font  auffi  tronques  de 
biais  dans  la  plupart  de  ces  criftaux,  d'où  réfultent  de  petit  plans 
dont  la  forme  varie  depuis  le  triangle  jufqu'à  l'octogone.  Ces 
criftaux,  moins  engagés  dans  leur  gangue  qu'on  ne  les  trouve 
d'ordinaire ,  font  avec  mine  de  mercure  en  cinabre  ,  de  Stahf- 
berg  dans  le  Palatinat.  (  Ces  tétraèdres  ont  été  pris  par  quel- 
ques-uns pour  une  mine  de  mercure  en  criftaux  gris.)  Defiript. 
de  Min.  p.  25,  n°  1.  Voyez  auffi  les  n°»  3 , 4,6.  Mine  de  cuivra 
grife  folide  &  criftallifée  tenant  argent ,  de  Saalfeld,  dont  les  té- 
traèdres à  angles  tronqués  de  biais ,  ont  auffi  leurs  bords  tron- 
qués de  pan  &  d'autre  en  bifeau.  Le  nombre  de  ces  faces  eft  fort 
variable,  ainfi  que  leur  figure ^  à  caufc  de»  bifeaux  qui  tmr 


hexagones  k  côtés  alternativement  grands  &  petits, 
&  transforme  en  pentagones  les  douze  rhombes 
de  la  variété  précédente  (PL  Iyfig.  *4  ). 

Cette  variété  fe  trouve  fréquemment  avec  la 
précédente  fur  le  même  groupe ,  &  fouvent  fur 
le  même  criftal ,  dans  les  mines  'de  cuivre-argent, 
de  Bay  gorry  en  baffe-Navarre  (42)  *  de  Saalfed ,  de 
Langenheck,  & deSainte-Marie-aux-Mines. 

Variété  10.  Le  polyèdre  à  vîngt-huit  facettes  de 
la  variété  8  ,  dans  lequel  les  quatre  angles  folides 
du  tétraèdre  font  tronqués  net  ;  ce  qui  ajoute  à 
cette  variété  quatre  petits  triangles  équilatéraux , 
&  change  fes  douze  rhombes  en  triangles  ifocèles, 
oppofés  par  leur  Commet  avec  les  triangles  équi- 
latéraux des  faces  du  tétraèdre.  Dans  cette  va- 
riété ,  les  douze  reôangles  en  bifeau  redeviennent 
des  trapèzes  comme  dans  la  variété  5  ,  ou  de- 
meurent reâangutaires  ;  ce  qui  dépend  de  la  pro- 
fondeur des  troncatures  (  PL  l>feg.  1$  ). 

Variété  //.Le  polyèdre  à  vingt-huit  facettes" de 
la  variété  9 ,  dans  lequel  les  quatre  angles  folide* 
du  tétraèdre  font  auffi  tronqués  net  (43);  ce  qui 


quent  fouvent  for.  une  ou  pïufîeurs  faces  du  tétraèdre ,  qui  eft 
la  figure  primitive  de  ces  criftaux.  Forft.  CataU  1772 ,  nos  12&1- 
*a53>  Defiript.  de  Min.  p.  61 ,  n°*  i  &  8. 
(42)  Defcript*  de  Min.  p.  146 ,  n°  4  ;  Démette,  Lettres,]!  r 

P*443r 
C4â)  w  Parmi  les  crîflauxqui  composât  ce  groupe  ,.il  y  ea* 
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ajoute  à  cette  variété  quatre  petits  triangles  e5quï- 
latéraux,  &  change  en  hexagones  alongés,  les 
douze  pentagones  des  fommets ,  les  autres  faces 
reliant  les  mêmes  (PL  1 \fig*  iG). 

J'ai  cette  variété  réunie  fur  le  même  groupe , 
non-feulement  avec  les  criftaux  des  trois  variétés 
précédentes  ,  mais  encore  avec  des  criftaux  de  la 
variété  3  ,  dont  lés  quatre  angles  folides  font  de 
"plus  furtronqués  net  ;  ce  qui  change  en  trapèzes 
]  :s  douze  triangles  ifocèles  de  cette  variété  qui 
eft  alors  à  vingt  facettes. 

Variété  /2.  Le  tétraèdre  à  bords  tronqués 
net  de  la  variété  a ,  dont  les  quatre  angles  folides 
font  aufli  tronqués  net ,  &  de  plus  furtronqués  lé- 
gèrement de  biais  par  les  faces  (44)  ;  d'où  réfulte 
un  polyèdre  à  vingt-fix  facettes»  qui  font  quatre 
hexagones  larges  à  côtés  alternativement  grands 
&  petits  ,  fix  hexagones  linéaires ,  quatre  petits 
triangles  équilatéraux ,  &  douze  re&angles  en  bi- 

feau  (PLIfJig*  2/). 

■  «    1  «     p     1 1  — — .— ^—  ■  1  *  — - — — ^— — — — ** 

»  un  remarquable,  en  ce  qu'un  des  angles  folides  du  tétraèdre  eft 
»  tronqué  net  9  d'où  réfulte  un  petit  plan  triangulaire ,  ceint  de 
»  trois  hexagones  alongés  peu  réguliers.  Si  ce  criftal  étohcom- 
»»pfet,  il  feroit  terminé  par  32  plans,  u  Dtfcr.de  Min*  p.  26. 

(44)  Peut  erre  rencontrera- ton  quelque  jour ,  dans  cette  ef- 
pèce>  les  variétés  de  forme  que  j'ai  repréfentées  PL  I,  fig»  5» 
6 ,  7 ,  $,  is ,  18 ,  19  &  20  ;  mais  jufqu'ici  je  ne  les  ai  point  ôfa- 
fervées.  Je  ne  cite*  donc  ici  ces  figures  que  comme  poffibles  o* 
hypothétiques  ,  &  c'eft  la  raifon  pour  laquelle  je  les  ai  diffa" 
guées  fui  la  planche  par  un  aftérifque. 
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Fariétè  /j.  Le  tétraèdre  régulier,  dont  le» 
quatre  angles  folîdes  &  les  fix  bords  font  non-feu- 
lement tronqués  net ,  mais  de  plus  furtronqués  de 
biais  par  les  faces ,  d'où  réfulte  un  polyèdre  à 
trente-huit  facettes ,  qui  font  quatre  triangles  équi- 
latéraux  pour  les  grandes  faces  du  tétraèdre,  quatre 
autres  petits  pour  les  fommets  tronqués ,  fix  hexa- 
gones linéaires  ,  douze  reSahgJes  &  douze  pen- 
tagones en  bifeau  (PL  1 , fig.  22 ). 

VariiU  14,  Le  tétraèdre  à  bords  en  bifeau  de 
la  variété  11,  dont  les  mêmes  bords  font  de  plus 
tronqués  net  ;  ce  qui  ajoute  à  cette  variété  fix 
hexagones  linéaires ,  &  change  en  oâogones  les 
douze  hexagones  des  fommets  (P/.  /,  fig.  23  )• 

Cette  variété ,  de  même  que  les  deux  précé- 
dentes, fe  rencontre  quelquefois,  finon  complète, 
du  moins  fort  apparente  fur  la  portion  /aillante 
ou  la  moins  engagée  des  pyramides  triangulaires 
de  la  mine  grife  tenant  argent. 

Variitk  \S.  Le  tétraèdre  à  bords  en  bifeau  de. 
la  variété  9 ,  dont  les  trois  arêtes  des  fommets 
font  furtronquées  ;  ce  qui  ajoute  à  cette  variété 
douze  hexagones  linéaires ,  &  change  en  autant 
d'hexagones  également  linéaires  ,  fçs  douze  rec- 
tangles en  bifeau  ,  les  autres  faces  reftam  les  même» 

Cette  rare  &  très-jolie  variété ,  qui  a  auroit  pa$ 
moins  de  quarante  facettes,  fi  on  la  tfourokfb- 

XiY 
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litaire,  fe  voit  dans  un  groupe  de  criftaux  de  mine 
de  cuivre  grife  tenant  argent ,  du  cabinet  de  M. 
Sage. 

Toqs  les  criftaux  des  variétés  précédentes  peu* 
vent  fe  grouper,  &  comme  fe  pénétrer  l'un  l'autre, 
au  point  de  préfenter  des  formes  furcompofées , 
plus  ou  moins  confufes  &  très-difficiles  à  déter- 
miner (4;).  J'ai  même  vu  dans  la  colleâion  de  M. 
Jacob  Foriler ,  un  groupe  de  mine  de  fer  fpathi- 
que  de  Zille  à  Claufthal  au  Hartz  ,  fur  lequel  eô 
une  macle  folitaire ,  affez  régulière  &  peu  enga- 
gée ,  formée  par  deux  tétraèdres  à  bords  en  bifeau, 
qui  femblent  fe  pénétrer  l'un  l'autre ,  de  façon  que 
les  pointes  de  l'un  de  ces  tétraèdres  fortent  du  mi- 
lieu des  faces  de  l'autre  tétraèdre,  à  peu  près  comme 
on  le  voit  (PL  1 ,  fig.  3$).  Cette  macle  de  mine 
d'argent  grife  eft  incruftée  de  la  pyrite  changeante 
couleur  d'or ,  dont  j'ai  déjà  parlé  (46). 

M.  de  Born  cite ,  dans  fon  Catalogue ,  une  mine 
d'argent  blanche  en  criftaux  cylindriques ,  tron- 


(45)  Argtntum  minerait  fatum  album  cryfiallifatum  cryjlallis  po+ 
lyedris.  Litoph.  Born.  I,  p.  78.  —  cryjlallis  pofytdris  fuptrfuit 
vridâ.  Ibid.  p.  79.  —  fuperficie  politâ.  ibid.  —fitptrficit  rtitUif- 
fimâ,  ad  Kapnik  Tranfllp.  Ibid.  Cuprum  cintrtum  cryflallifamm 
cryjlallis  polyedris.  Jbid.  p.  108.  —  cryjlallis  polyedris  majorifa 
viuntibtit.  Ibid.  Voyez  Forft.  CataL  1780,  n°*  2404-1408. 

(46}  Voyei  ci-deffua,  p.  3*4,  note  40. 
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qués  aux  deux  bouts  (47) ,  de  Kapnîk  en  Tran- 
filvanie;  mais  les  criftaux  que  j'ai  vus  de  cette 
forme ,  appartenoient  à  la  mine  d'argent  blanche 
antiraoniale  ,  dont'  il  fera  parlé  parmi  les  mines 
d'argent.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'eft  que  les  mines 
de  cuivre  blanches  ou  grifes  tenant  argent,  fe 
trouvent  très-communément  en  maffes  informes 
folides  &  compaôes  (48) ,  qui  font  des  produits 
de  la  criftallifation  confufe.  On  trouve  même  à 
Franckeoberg  en  HeflTe ,  dans  le  fchifte,  des  fubf- 
lances  ligneufes  (49)  ,  &  des  cônes  de  pin  ($0), 

■ 

(47")  Argentum  minera  H  fatum  album  cryjtalli fatum  cryflallis  cy- 
lindrieis  utrinque  truncàtis ,  ad  Kapnik  Tranfllv.  Litopb.  Born. 
I,p-79. 

C48)  argentum  album  arfenico  cV  cupro  fulphurato  mintrali fa- 
tum,  tritura  albidà,  folio* um ,  amorphum  ,  è  Sainte-Marie-aux- 

Mines  Jlfati*.  Ibid.  \\  ,  p.  115 è  Zeilerfeld ,  Andreasberg , 

Cfaufthai ,  Freudenftadt ,  Kapnik ,  &c.  &c.  Ibid,  p.  1 16.  Cuprum 
tinereum  amorphum,  i  Sainte-Marie-aux  Mines ,  &c.  &c.  Ibid, 
p.  130  &  131. 

(49)  Minera  cupri  figurata  lignea.  WaH.  Min.  1778  »  fp.  363  ,  h. 
—  cum  pefligiis  v.gttabilium.  ib.d.  fp.  363  ,  c,  Argentum  album 
figuratum  lignum  referens ,  è  Franckenberg  Haffue.  Litopb.  Boni* 
I,  p.  79.  Bois  minérulifé  de  Franckenberg ,  dont  on  diftingue 
encore  les  Sures  &  les  nœud*  ou  infertions.  Dtfcript.  de  Min» 
p.  46. 

(50)  Mine  d'argent  figurée  en  épi ,  de  Franckenberg ,  dans 
hqu  *lle  il  eft  aifé  de  reconnoître  la  forme  des  cônes  cV  des 
écailles  du  pin ,  quoiqu'elles  fuient  comprimées  :  ce  font  ces 
écailles  qui  ont  été  prifes  pour  les  pointes  ou  barbes  de  préten- 
dus épis.  DefcripU  de  Miné  p.  45 ,  n°  1. 
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minéralifës  en  cuivre  tenant  argent ,  &  dont  les 
Auteurs  ont  fait  mention  fous  le  nom  de  mine  d* ar- 
gent en  épis  (51)  ;  mais  les  formes  que  cette  mine 
préfente,  lui  font  abfolument  étrangères  ,puifquel- 
les  appartiennent  aux  fubftances  végétales  (52) 
que  ce  minéral  a  pénétrées  &  remplacées,  de  même 

»— — ■  ■       ■  '  "■' — — — ■ ■  m 

(51)  Minera  argentifigurata.  Wall.  Min.  17789  p.  348.  Minera 
eupri  figurata  fpîcam  referens»  Ibid.  fp.  363,  a,  »  Suà  figura  jam 
fpicas ,  jam  ftrobulos  pi  ni  compreffbs ,  &t.  referens.  Ibid.  Argtn- 
tant  album  figuratam  fpîcam  referens,  Litoph.  Boni,  J,  p.  79. 
Larvée  argentifère.  Cronft.  §.  288.  Spka  frumenti  mctaUaris. 
Wolf.  HaflT.  tab.  V,  fig.  5  ;  Defcripu  ae  Min.  p.  43 ,  efp.  XV; 
Démette,  Lettres,  vol.  II ,  p.  452,  efp.  XIV;  Sage,  Eiém.  et 
Min.  II ,  p.  333 ,  efp.  XII. 

(52)  On  doit  bien  fe  garder  de  mettre  au  nombre  des  crifc 
tallifations  la  mine  d'argent  figurée  en  épis  de  Franckenberg. 
Ces  prétendus  épis,  qui  en  ont  impoféà  plufieurs  Naturaliftes, 
ne  me  paroifîent  être  encore  aujourd'hui  que  des  cônes  ou  des 
écailles  de  pin  minéralifées  par  la  pyrite  cuivreufe  tenant  argent. 
II  eft  vrai  que  Lehmann ,  qui  en  donne  la  figure ,  pi.  Ut ,  fig.  4 
de  fon  Ouvrage  fur  Us  couches  Je  la  terre  ,  trad.  franc,  p.  383  a: 
fuiv. ,  explique  autrement  la  figure  de  ces  cônes.  M.  Beck- 
mann  ,  dans  fa  Bibliothèque  Je  phyflque  cV  J* économie ,  corne  IX, 
p.  135  ,  en  rendant  compte  de  mon  Effai  Je  Criftallogrmphie , 
«'étonne  que  j'ailte-prendre  dans  le  règne  végétal  l'origine  de 
la  min*  d'argent  en  épis  ;  mais  tant  qu'on  ne  m'aura  point  dé- 
montré la  fauflfeté  de  cette  opinion  ,  je  croirai  d'autant  moins 
devoir  y  renoncer ,  que  tous  les  morceaux  de  ce  minéral  que 
j'ai  depuis  examinés ,  n'ont  fervi  qu'à  me  perfuader  de  plus  es 
plus  qu'elle  étoit  bien  fondée.  Linné  joint  à  cette  mine  figuré* 
des  épis  métalliques  ou  pyritifés  qui  fe  rencontrent  dans  l'ar~ 
doilè  de  Glaritz,  &  qu'il  rapporte  Kiphalarisj  genre  de  grami- 
nées que  nous  appelons  alpines  ou  graine  Je  CanarL  Voyez 
Syft.  nat.  1768,  p.  172,  n°  6. 
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que  nous  avons  vu  les  poiflbns  desfchiftes  d'Eiile- 
ben  &  de  Mansfeld ,  pénétrés  &  remplacés  par  la 
pyrite  cuivreufe  ou  le  fer  hépatique  né  de  fa  dé* 
compofitîon(53). 

M.  Sage  parle ,  dans  la  nouvelle  édition  de  fes 
Elémens  de  Minéralogie ,  d'une  mine  de  cuivre 
d'un  gris  clair ,  aufli  minéralifée  par  le  foufre  & 
l'arfenic  ,  mais  qui  contient  beaucoup  d'anti- 
moine (54)  &  point  d'argent.  Cette  mine  lui* 
fante  dans  4a  fracture  9  n'a  jufqo'â  prëfent  été 
trouvée  qu'enonalfes  informesfolides  &  compaâes, 
fujettes  à  fe  recouvrir  d  une  efflorefcence  verte 
&  bleue» 

£Ç]  En  Mine  secondaire. 

Espèce    I  K  • 

Mine  de  cuivre  vitreufe  rouge. 

Minera  cupri  calciformis  pura  &  indurata  colore  rubrà.  CroniL 
$•  '95*  *•  Mi"*™  eu?™  rubra  feu  vitnea  rubra  Auûor*  Cuprum 
rubrum  ferè  nudunu  Wolt.  Afin,  p.  30. — rubrum  oc  hracto- indu* 
retum.  LÀnn.  Syft.  nat.  1768,  p.  l^S^9  9.  Minera  cupri  hepa* 
tka  rubra.  Wal*.  Min.  1778,  fp.  34^  ,  a.  Cuprum  calciforme 
rubrum  amorphum  &  ayftallinum.  Se  op.  Princ.  min.  $.  258, 
c ,  b  ;  Defcript.  de  Min.  p.  53 ,  cfp.  III.  Mirte  rouge  de  cuivre. 
Sage ,  Elém.  de  Min.  11 ,  p.  227  ,  efp.  Il  ;  Démette  ,  Lettres* 
vol.  II ,  p.  355  ,  efp.  11. 

il-  

(53)  Voyez  ci-deflUs,  p.  313,  note  25;  &  p.  178,  noce  totx 
(54)  Sage,  EU  m.  de  Min.  vol.  Il ,  p.  228,  efp.  IiL 
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Cette  mine ,  née  de  la  décomposition  fponta- 
née  du  cuivre  natif  (55)9  à  la  furface  &  dans  le 
voifinage  duquel  elle  fe  rencontre ,  eft  fi  riche  en 
cuivre ,  qu'elle  ne  paroît  différer  de  celui  qui  eft  â 
Tétat  métallique ,  que  par  la  portion  de  phlogiftx- 
que  dont  elle  eft  privée  ($6).  Ce  paflage  du  cuivre 
natif  à  l'état  de  chaux  pure  criftalline  ou  pulvé- 
rulente ,  eft  prouvé  par  de  petits  criftaux  tranfpa- 
rens  &  très-éclatans  de  mine  rouge  de  cuivre, 
lefquels  tapiflbient ,  conjointement  avec  d'autres 
criftaux  d'azur  &  de  vert  de  cuivre ,  les  parties  cet 
lulaires  &  décomposées  d'une  jambe  de  cheval  de 
bronze  antique ,  trouvée  dans  une  fpuille  faite  i 
Lyon  en  1777  (57).  Ce  paflage  eft  également 
prouvé  par  la  portion  d'un  cylindre  de  cuivre 
rofette ,  qui  a  fervi  dans  les  travaux  pour  jeter  en 


(55)  Voyez  Defin  de  Min.  p.  54;  Démette,  Lettres,  vol. II, 
p.  3&k 

(£@)  »  Sapé  &  eupro  naïivo  aitb  iives ,  utftre  tota  cupro  confia, 
99  fine  fenfibili  mixto  fcrro  autfulphure ,  unie  à  nonnullis  pro  cs« 
ttpro  habetuT  natipo  quoi  fintm  ptriii'u  pàlogijlon.t*  Watt.  MU* 
1778, p.  277. 

(57)  Voyez  fa  relation  de  cette  découverte  y  &  la  dcfcriprion 
très-exaûe  de  ce  monument  d'Hiftoire  naturelle  &  d'Antiquité  » 
dans  une  Lettre  deM.Rigod  de  Terrebaffe,  inférée  par  extrait 
dans  le  fécond  volume  des  Lettres  du  doâeur  Démette,  p.  356 
&  fuiv.  &  dans  une  Lettre  de  M.  de  la  Tourette ,  Secrétaire 
perpétuel  de  F  Académie  de  Lyon ,  inférée  dans  le  Jwnal  4* 
Phyfique  du  mois  de  décembre  1779* 


Cuivre.  335 

fonte  la  ftatue  équeftre  de  la  place  Louis  XV ,  & 
qui  ,  par  la  perte  rapide  &  prefque  inftantanée  de 
fon  phlogiftique ,  s'eft  prefque  entièrement  con- 
verti en  une  mine  de  cuivre  vitreufe  rouge  ,  qu'on 
prendroit ,  au  premier  coup-d'œil ,  pour  un  mor- 
ceau de  réalgar ,  fans  quelques  portions  voifines 
du  centre  ,  qui  font  encore  à  l'état  métallique. 
Les  furfaces  concave  &  convexe  de  ce  cylindre  , 
dont  je  poffède  un  fragment,  font  un  cuivre  à  l'état 
de  chaux  friable  d'un  rouge  obfcur ,  fous  lequel  la' 
mine  vitreufe  rouge  forme  deux  couches  de  criftaux 
lamelleux  9  de  figure  indéterminée. 

Mais  les  criftaux  de  cuivre  vitreux ,  tantôt  rou- 
ges ,  tantôt  grifâtres ,  &  quelquefois  d'un  blanc 
franfparent ,  qui  tapiflent  les  petites  cavités  du 
bronze  antique  découvert  â  Lyon ,  font ,  ainfî 
que  l'a  fort  bien  remarqué  M.  Rigod  de  Terre- 
Ba/Te  (5  8)  ,  de  forme  cubique  ou  prefque  cubi- 
que ,  tandis  que  la  mine  de  cuivre  vitreufe  rouge 
naturelle  criftallife  pour  l'ordinaire  en  oftaèdres 
aluminiformes  (59)  ,  d'une   régularité  parfaite 


•  (58)  Voyez  Démefte ,  Lettres »  voî.  II ,  p.  359.  Le  morceau 
que  je  poffiède ,  &  que  j'ai  reçu  de  M.  de' la  Tourette ,  montre, 
dans  une  de  fes  cavités ,  de  petits  cubes  très-parfaits ,  d'un  rouge 
éclatant.  On  voit  encore  fur  ce  morceau  des  veftiges  de  la  feuille 
d'or  dont  ce  monument  étoit  incrufté. 

(59)  Effai  de  CriftaHographie  f  p.  363 ,  efp.  I ,  pï.  VI ,  fig.  1  ; 
Weig.  trad.  ali.  p.  363.  Cuprum  vyflaUinum  feu  cryfiallifatuin 
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(  PL  III  »  fig.  i  ).  Je  poflede  plufïeurs  échan- 
tillons provenans  des  mines  de  Cornouaille  &  du 
BannatdeTémefwar,  où  cette  forme  eftfidiftmâe, 
qu'elle  fuffit  feule  pour  empêcher  qu'on  ne  con- 
fonde cette  mine  de  cuivre  vitreufe  avec  la  mine 
d'argent  rouge.,  dont  elle  imite  parfaitement  la 
couleur  (66).  Quelquefois  ces  oftaèdre$  font  à 
fammet  tranchant  ou  cunéiforme  (A7.  lll^fig.  2  ); 
d'autres  fois  ces  fommets  feuls  font  tronqués  net , 


oSaëdrum.  Lïnn.  Syjl.  nau  1768,  p.  143,  n°  3.  Hocfere  nudtm 
c&aëdrum  planis  trigonis.  Ibid.  fig.  23  ;  Muf.  Teli.  p.  6b,  ns  3, 
—  tejptlatum  nudum.  Syft.  nat.  1756, p.  171,  n°  2,  tab.  VIH , 
fig.  14.  —  nativum  cryjlaliinum  eryfalUs  odtaedris.  Carth»  EL 
Min*  p.  69,  fp.  I  ,  f.  Ochra  cupri  indurata  ruera  cryflalUfata , 
cryflallis  oSoedris  è  planis  trigonis  ,  e  Saska  Bann.  Tcmefie, 
Litoph.  Born.  I,  p.  105.  M.  Monnet ,  dans  Ton  Nottveaafyjlcmt 
de  Minéralogie ,  1779,  p.  330 ,  dit  que  >»la  mine  de  cuivre  vi- 
wureufe  rouge  fe trouve  criftallifée  odtogonemenmt  C'eft  très- 
mai  s'exprimer;  car  un  oQaèdre  a  bien  huit  faces,  maii  il  n'a 
que  ûx  angles  ;  ce  n'eft  donc  point  un  o/togont. 

(60)  Un  morceau  de  cuivre  natif  chargé  de  mine  de  cuivre  vi- 
treufe rouge  fuperfkie  1  le,  &  ed  petits  criftaux  o&édres  alumt- 
niformes , dans  le  quartz;  des  mines  de  Cornouaille  en  Angle- 
terre. Dtfcript.  de  Min.  p.  56  ♦  n°  1.  La  minière  qui  le  produit 
fe  nomme  Predannah .  fui  van  t  Lehman  n  ,  Art  des  mi**  métmlL 
trad.  franc,  p.  xai,&  fuivant  d'autres  Pei/zam/re*.  Min*  de  cuivre 
en  petits  criftaux  octaèdres  colorés  comme  l'argent  rouge  ,  dans 
une  gangue  quartzeufe ,  de  Cornouaille.  Forft.  Cat.  1769,^*422, 
423.  Voyez  idtm,  Catal.  de  1772,  rt0*  1201  &  I2c£;&  CataL 
de  1780,  n°«  1227-1229.  Dans  les  groupes  que  je  po(Tède,plu- 
fieurs  de  ces  c  etnèdres  ont  leurs  arêtes  tronquées  pax  des  hexa- 
gones linéaires  (  PL  lll,  fig.  7  ), 
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dfoù  réfulte  un  décaèdre  (  PL  III \  fig.  3  )  ;  mais 
on  a  des  criftaux  à  quatorze  facettes ,  fi  la  tronca- 
ture s'eft  faite  fur  les  fix  angles  folides  (  PL  III \ 
fig.  4 ,  5  &  G).  On  en  voit  même  de  ces  derniers  % 
dont  toutes  les  arêtes  font  auffi  tronquées  (  PI. 
III ,  fig.  8  ).  La  troncature  des  fix  angles  folides 
femble  indiquer  dans  cette  efpèce  une  tendance 
â  prendre  quelquefois  la  forme  cubique  ;  de  même 
que  dans  la  galène  ,  la  troncature  des  huit  angles 
folides  du  cube  indique  une  tendance  â  l'oôaèdre. 
Il  y  a  même  lieu  de  préfumer  que  la  mine  de  cui- 
vre vitreufe  rouge  affeâe  quelquefois  dans  fes 
groupes  la  forme  cubique  ,  &  que  ce  font  les  an- 
gles folides  de  cubes  fort  engagés  ,  que  M.  de 
Borna  pris  pour  des  tétraèdres  (6l), 

Quoi  qu'il  en  foit ,  fouvent  ces  cri/laux  font 
polyèdres  &  très-confus  (62),  ou  bien  ils  fe  pré- 


(61)  Ockra  cupri  iniurata  rubra  cryftallifata  cryfUUis  pyrami* 
daiis  trigonis  nutnùbus  aggregatis,è  Saska  Battu.  Terne/»'.  Litoph. 
Born.I,  p.  105, 

(6a)  »  Moéà  cryftalli  font  part*  ,  ruèimformts  ',  fubrûtuni*  , 
»  polyedr*  ,  fitpius  folitûriét  ;  moià  vtrà  mafia  rabens  ,  fraSturâ 
»  nitens ,  fécie  argtnti  rubri ,  continent  rameuta  exigea  cupri  pr*« 
r»  cipitati  &  ochri  cupri  piridi  plerumau*  involate.  u  Scop.  Princ. 
min.  §.  193  ,  b.  Ochra  cupri  iniurata  rubra  cryftallifata  cryflallis 
potyeéris  >  è  Saska.  Lkopb.  Boni.  I  ,  p.  105.  — -  cryjlallifat* 
amorpha  ,  è  Ducat.  Fiortttt.  hait*.  Ibid.  p.  104.  —  i  Saska. 
Ibid.  —  in  quart^o,  è  Cornubiâ  Angliét.  Ibid.  Il, p.  Il 9.  Mine 
de  cuivre  vitreufe  rouge ,  folide  &  criftaliifëe,  dans  tihe  pkrr» 
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Tentent  en  filets  prifmatlques  très-déliés  (63) ,  tan- 
tôt parallèles  ,  tantôt  divergens  (64)  ;  &  tantôt 
entafles  (ans  ordre  (65)  à  la  furface  &  dans  les 
interfaces  de  certains  morceaux  de  cuivre  natif  en 
décompofition.  On  en  voit  en  filets  capillaires 
tranfparens ,  d'un  rouge  vif  »  &  d'autres  9  d'un 
rouge  obfcur,  qui  tendent  à  fe  décompofer  par 
Fefflorefcence.  On  défigne  ces  ^ernières  variétés 

argileufe  mêlée  de  vert  de  montagne ,  du  duché  de  Wirtera- 
berg.  Dtfcript.  de  Min.  p.*  57,  n*  3.  Voyez  Forft.  CataL  1772, 
soi  1214  &  1227. 

(63)  Ocàra  cupri  indurata  ruera  cryflallifata  ,  cryfaltis  tttraedris 
capillaribus ,  pellucidis  cinnabarinis  M  è  Dognaska  Bann.  Ttmtf». 
Litoph.  Born.  I ,  p.  104*  Mine  de  cuivre  vicreufe  rouge  en  fibres 
ou  petits  filets  iogés  dans  les  interfaces ,  ou  réunis  en  firme  de 
croûte  mince  à  la  fuperficie  d'un  cuivre  natif  mamelonné,  du 
duché  de  Wirtemberg.  Dtfcript.  de  Min.  p.  56 ,  n°  2. 

(64)  Ochra  cupri  indurata  ruera  cryjlaliifata  ,  cryflaliis  capilk- 
ribus  rubris  concentratis ,  ad  Freybtrg  Saxon.  Litoph.  Born.  I» 
p.  105.  Fleurs  de  cuivre  rouges  dont  les  fibres  très-déliées  &  con- 
centrées forment  de  petits  amas  veloutés  fur  du  fpath  vitreux 
blanc,  de  Saxe.  Forft.  CataL  1772 ,nQ  1228. 

(65)  Cuprum  natîpum  capillarc  capillis  contortis  fattfientièus , 
tx  Hoffnung  Gottes  Moldave  Bann,  Temejw.  Litoph.  Born.  I, 
p.  loi.  Ochra  cupri  indurata  rubra  cryflalUfata ,  cryflaliis  miaimis 
capillaribus  nitentibtts  fatifientibus ,  in  argillâ  indurata  ,  ai  Mol» 
éapq.  Ibid.  p.  105.  Fleurs  de  cuivre  rouges  (triées  ou  en  petits 
filets  capillaires  dans  une  ocre  martiale  jaunâtre  de  Afar-Mol- 
éava  dans  le  Bannat  de  Temefwar.  Forft.  CataL  1780,  n"  1238 
&  1239.  J'ai  dans  ma  .collection  un  petit  morceau  de  ces  fleurs 
de  cuivre  rouges  en  filets  très-déliés  entaffés  les  uns  fur  les  autres, 
fans  mélange  d'aucune  autre  matière ,  &  fans  gangue  ;  du  du- 
ché de  Wirtemberg. 

fous 


« 


i 
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fous  les  noms  de  fleurs  de  cuivre  routes  &  de  mine 
dt  cuivre  vitreufe  en  plumes  rouges. 

Cette  mine  enfin  fe  rencontre  auffi  totalement 
à  l'état  terreux  ou  pulvérulent  (66)  $  tantôt  à  la 
iurface  du  cuivre  natif,  fous  la  forme  d'un  enduit 
granuleux  d'un  rouge  mat  ou  couleur  de  cina- 
bre (67) ,  tantôt  en  maffes  informes  plus  ou  moins 
mélangées  de  malachite  &  même  d'ocre  mar- 
tiale (68). 

Souvent  la  mine  de  cuivre  vîtreule  rouge  cri£ 
tallifée,  prend,  en s'altérant,  une  couleur  blanche 
ou  grife  :  la  plupart  des  Minéralogistes  en  ont  fait 


(66)  Ochra  cupri  vitrati  pulvtna  obfcurè  ferruginea.  Linn.  Syfl* 
nau  17689p.  193  ,n°  6.  Minera  cupri  calclformis  para,  rubra, 
friabilis.  Cronft.  J.  194 ,  a ,  3.  Ochra  cupri  rubra.  Rubigq  arià 
nonnullorum.  Wall*  Min.  1778 ,  fp.  360. 

(67)  Mine  de  cuivre  terreufe  &  granuîeufe  d*un  rouge  mat  j 
mêlée  de  vert  de  montagne ,  fur  du  cuivre  vierge ,  auquel  adhère 
un  peu  de  quartz  friable  ;  de  Finntberg.  On  voit  fur  ce  morceau 
quelques  parcelles  de  mine  de  cuivre  vitreufe  rouge ,  lefquelles 
n'ont  point  encore  perdu  leur  brillant.  Dtfcripu  dt  Min.  p.  57  5 
iï°  4*  Voyez  Forft.  CataU  177a,  n°*  1239-1244.  Ochra  cupri  put- 
vtrukr.ta  rubra  cinnabarina,  ai  Oravi\a  Bann.  Temefi».  Litopb. 
Boni.  I,  p.  104. 

(68)  Ochra  cupri  rubra ,  indurata,  friabilis,  inquinans.  Ibid* 
—  cortice  virtfctntt,  ad  Dognaska  Bann,  Temefiv.  ibid.  (»ifcc 
Jidum  fatifeit  tbrtice  viridi  iuduitun«]bid.  )  — indurata ,  rnbro- 
fufca  jafpidea  ,  ad  chatybcm  feint  Mans.  Ibid.  —  indurata  rubrti 
cinnabarina,  ad  Moldavâ.  Ibid*  »  In  fodinis  Banaticis  h&c  varie- 
11  tas  octurrit  colore  colcotharis  vittioli  cV  ochra  cupri  viridi  quart- 
ndoqut  immixta.**  Scop.  Princ  min.  p.  193. 
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alors  une  nouvelle  efpèce  fous  le  nom  de  mine  d* 
cuivre  vitrcufc  grife  (69) ,  quoiqu'elle  ne  diffère 
point  êfleritiellement  de  celle  que  je  viens  de  dé- 
crire. Elle  firëfenté  lès  mêmes  formes  criftallines, 
je  veux  dire  Toôaèdre  &  fes  variétés  (70)  ;  ce  qui 
n'empêche  pas  qu'il  ne  puiflfe  auflï  s'en  rencon- 
trer en  petits  cubes  (71) ,  en  criftaux  polyèdres 
plus  ou  moins  confus.  (72) ,  &  même  en  maffes 
informes  (73)*  J'ai  des  oâaèdres  folitaires  de  cette 


(69)  Cuprum  pitreum.  Minera  cupri  pitrea  nonnullor.  Wall. 
Min,  17789  fp*  349.  Cuprum  pitratum  feu  mineralifatum  pyrito- 
fum  feàile  tanum.  Linn.  SyjU  nat.  1768 ,  p.  144,  n°  6.  Cuprum 
Julphurt  mineralifatum,  Cronft.  $.  197,  C,  1.  (  Cette  mine  ne 
contient  pas  un  atome  de  ibufre.)  Defcript.  de  Min.  p.  58, 
efp.  IV;  Démefte,  Lettres,  vol.  II, p.  363.  M.  Rigod  obferve 
que  les  petites  cavités  du  bronzé  antique  trouvé  à  Lyon ,  et  oient 
tapiffées  de  criftaux  de  cuivre  dont  là  couleur  approcboh  de 
celle  du  grenat  ou  de  la  rubine  d'arfenic ,  dans  le  nombre  def- 
quels  il  s'en  trouvoit  de  grifâtres,  cV  quelques-ans  d'un  blanc  tran f- 
parent.  Démefte,  Lettres,  ibid,  p.  359. 

(70)  Cuprum  vitratum  cryjtallifatum ,  cryftallis  decaedris ,  èplir 
mis  tetratdris  (lifez  tetragonis) ,  ex  Herrngrund  Hunç.  t/rf.Litoph» 
Born.  I,  p.  107.  C'eft  i'oâaédre  tronqué  net  au  fommet  de  ks 
deux  pyramides  (P/.  ///,jî£.3). 

(71)'  Minera  cupri  fitlphurata  ttjjulit  conftans  minonbus ,  i 
Sunnerskog  in  Smoland.  Cronft.  §.197,  b.  Cuprum  pitreum  tef- 
fulare  ,  minimis  tejjulis  compofttum.  Wall.  Min,  fp.  349 ,  b, 

(72)  Cuprum  vitreum  granularë*  Ibrd.  fp.  349,  c.  Cuprum  w- 
tratum  cryftallis  minimis  potyedris ,  i  Ùdgnaska  Bonn*  Timefw» 
Litoph.  Born.  I,.p.  107 

(73)  Cuprum  vitratum  fititile  canum  amorp  hum,  è  Saska  Bonn. 
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mine  vîtreufe  grife ,  qui  ont  depuis  deux  jufqu'à 

quatre  &  cinq  lignes  de  diamètre.  Les  faces  de 

ces  oôaèdres  à  demi  décompofés ,  font  comme  af* 

faiffées  vers  le  centre  du  criftal ,  &  tellement  in- 

cruftées  d'ocre  cuivr  eufe  verte ,  qu'on  les  prendroit 

pour  une  malachite  oBaèdrc  (74)  ^  fi  l'on  n'apper- 

cevoit  en  caflant  ces  criftaux ,  que  leur  intérieur 

eft  encore  à  l'état  de  mine  de  cuivre  vitreufe  grifu 

1 
Espèce    yi 

Mine  de  cuivre  hépatique  ou  violette  azurée. 

Minera  cupri  la^urea.  Cronft.  $.  198 ,  L  Cuprnm  purpareum  feu 
mineralifatum  pyriticofitm  rubro  -  a\artum  datum.  Linn.  SyfU 
nat.  1768,  p.  144,  n°  5.—  nigricans  fplendens  pltrumque  via- 
laceum.  Wolt.  Min.  p.  30.  —  mineralifatum  duriufculum,  pio- 
laceum,  nitens.  Carth.  El.  Min.  p.  7e.  —  Gron.  Supp.  12  , 
»>•  14-18*  —falphare  &  ferr*  parce  admixtis  mincralifatum  > 
minera  folida,  nittns,  piolacea  pel  cœrulefcens.  Cuprum  la?u- 


Ttmefw.  Ibîd.  —fuperfieu  coloratâ,  è  Dognaska*  Ibîd.  —  fuptr- 
ficUfati fiente  fuliginof à.  Ibid.  —  amorphum  texturâ  chalybtâ.  IbidL 
II,  p.  129 &  130.  Cuprum  vitrtum Jbli4um.Wd\L  Min.  fp#  349,  rf# 
minera  folidâ  texturâ  indeterminatâ.  Cronft.  §.  197 ,  a. 

(74)  Malachite  oâaédre.  Sage ,  Elém.  de  Min.  vol.  Il  9  p.  344 , 
efp.  XIV.  m  Elle  doit  ,  dit-il  ,  fa  naiflance  à  des  pyrites  cui- 
*>vreufes  décomposes.  Ces  criftaux  ne  font  que  des  carcaffes 
*»  d'octaèdre,  c'eft-à-dire,  qu'il  n'y  a  que  les  côtés  qui  fe  foienc 
99  confervés  en  pyramides ,  leurs  plans  n'étant  qu'un  peu  ébau- 
»chés.  *<  Fragment  d'un  criftai  oâaédre  de  mine  de  cuivre  vî- 
treufe grife  :  fa  furface  eft  incruftée  de  malachite.  Defcripu  de 
Min.  p,  59 ,  n°  3. 

Yij 


540  Cuivre. 

reum.  Walf .  Min.9 1778 ,  fp»  350,  Minera  cupri  hepatica  fufca. 
Ibid.  fp.  348  9  b.  Minera  cupri  uigra  vitrata.  Scop.  P  ri  ne.  min. 
p.  191.  Mine  de  cuivre  vitreufe  hépatique  &  azurée.  Dcfcript. 
de  Min.  p.  64 ,  efp.  VII  ;  Sage ,  Elém.  de  Min.  II ,  p.  233  , 
cfp.  V;  Démette ,  Lettres,  vol.  II ,  p.  364,  efp.  IV. 

Cette  efpèce  provient  de  l'altération  qu'a  éprou- 
vée la  mine  de  cuivre  grife  (ci-deflus  efp.  UI  )  9  qui , 
dans  ce  nouvel  état ,  a  perdu  l'arfenic  &  la  ma- 
jeure partie  du  foufre  qpri  la  minéralifoient  (75). 
C'eft  à  la  diflipation  plus  ou  moins  confidérable 
de  ces  fubftances  minéralifantes  que  font  dues  les 
couleurs  roligeâtres  ,  pourpre ,  violette  ,  azurée  , 
ainfique  le  chatoiement  &  l'efpèce  de  glacé  qu'on 
obferve  à  fa  furface.  Lorfque  la  décompofition  de 
ce  minéral  eft  plus  avancée ,  fes  vives  couleurs  dif— 
paroiffent ,  &  il  prend  une  teinte  d'un  brun  rou- 
geâtre  foncé  ,  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de 
mine  de  cuivre  hépatique.  Il  n'eft  pas  rare  de  trou- 
ver fur  le  même  morceau  le  pafîage  de  la  mine 
de  cuivre  grife  à  cet  état  fecondaire ,  &  même  à 
celui  d'azur  &  de  vert  de  cuivre  qui  en  font  le 


(75)  »>  Hoc  fra&ara  nitida  purpurea,  tandem  violacé  a  chalybit 
»  inflar  evadiu  Caret  arfenico.  «  Linn.  Syfl.  nat.  p.  144.  »  Color 
91  qttafl  chalybeus  (  cupri  cinerei  )  fenftm  nigricansfatifeendo  qaan- 

»  doque  la\ureui hue  pertinet  &  minera  illa  quai  in  Banati- 

99  cis  cupri  fodinis  dicitur,  minera  cupri  nigra  vitrata.  LUccupro 
nditiffima,  piumbei  coloris ,  pondewfa ,  fuperfiâe  çl(tbra*«  Scop. 
Frinc,  min,  p.  291, 
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«dernier  réfultat  (76).  Il  ne  paroît  pas  que  cette 
mine  affeâe  une  forme  criftalliiie  particulière'  & 
déterminée.  Je  ne  l'ai  jamais  vue.  qu'en  mafles  in- 
formes plus  ou.  moins  folides  ou  compaôes  (77)* 
On  trouve  en  Sibérie  des  bois  minéralifé^s  en  cuivre 
"hépatique  (78) ,  qui  probjibleraenr  contiennent  uri 
peu  d'argent ,  conpme  ceux  de  Franckenberg  ea 
Heffe. 

Espèce    V L 

*  «  »• 

Azur  de  cuivre ,  eu  fleurs,  de  cuivre  bleues- 

Mirura  cupri  talciformis  para ,  vd  ochra  reneris  cœrulea.  CronnV 

.    $.  194, 1,  a.  Cupri  go  vej  othra  cupri  gtrminant  cœrulea»  Liniu 

Syjl.  nat.  1768,  p*,  194  vnQ  12.  Cupmm  carultum  plumofum* 

Wofr.  Min.  p.  30.  —  arrofum  cotrultum  ;  durum ,  glalram ,  ni* 

tt»s.  Carth.  EL  min.  p.  70.  — -  corrofumb *  folutum ,  àmintris 


(76)  Mine  de  cuivre  hépatique  &  vitreufe,  où  fà  couleur 
rouge  brune  domine  davantage.  Les  cavités  dont  ce  morceau 
«ft  parfemé ,  font  incruftées  ,_les  unes  de  petits  criftaux  d'azur 
«le  cuivre  brillans  comme  des  faphirs ,  les  autres  de  vert  de  cuivre 
mamelonné;  deSaaJfdd.  Defcripu  de  Min.  p.  67,n06.  Plu- 
sieurs fragmens  du  même  morceau,. où  l'on  voit  le  paflage  de 
la  mine  de  cuivre  grife  à  la  mine  hépatique*  lbid.  n°  7. 

(77)  Mine  de  cuivre  vitreufe  hépatique  &  azurée  9  prefque 
iàns  gangue,  de  Dognaska.  Porfr.  CatuL  1780, 11°  1245.  La  même» 
entremêlée  de  grenats  dodécaèdres.  Ibiâ.  n°  1146- 1248.  Voyear 
iitm,  Cafa/.de  1772,  n*  1 266-1271. 

(78)  Bois  mméralifé  ou  entièrement  converti  en  mine  de- 
enivre  vitreufe  d'un  gris  noirâtre ,  pénétrée  de  bleu  &  de  vert. 
de  montagne,  de  Sibérie*  Forih  Gâtai*  1780,  n°  1240». 
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dtflru&is  pr&cipitatum  cœrultum.  Cctruîeum  montamim  purtau 
Wall.  Min.  1778  ,  fp.  359,  a;  Defiript.  de  Min.  p. ,  85  y 
dp.  XIII  ;  Sage ,  EUm.  de  Min.  II ,  p.  237  efp.  VIII  j  Démette  , 
Ltttns ,  vol.  II ,  p.  369 ,  efp  t  VIII, 

J'ai  remarqué  que  l'azur  de  cuivre  pur  &  crit 
tallifé  (79)  9  fe  trou  voit  communément  à  la  fur- 
f^ce  &  dans  les  cavités  des  mines  griles  de  cuivre 
décompofées  »  ou  parvenues  à  l'état  de  mine  de 
cuivre  hépatique  (80).  C'eft  un  fait  dont  il  eft 
facile  de  fe  convaincre  ,  lorfqu'on  examine  la 
plupart  des  mçrceaux  qui  ont  été  tirés ,  foit  des 
mines  de  Buldch  dans  le  duché  de  Wurtemberg; 
foit  des  mines  de  Saalfald9  de  Langenhcck  &  de 
Zdkrftld ,  qui  ont  fourni  les  plus  beaux  groupes 
connus  de  ces  criftaux. 

Quel  que  puiffe  être  le  procédé  que  la  Nature 
emploie  .pour  minéralifer  le  cuivre  dans  ces  crit 
taux ,  la  parfaite  reffemblance  qu'ils  ont  avec  ceux 
que  nous  obtenons  en  diflblvant  le  cuivre  par 
Falkali  volatil  (  81) ,  ne  permet  pas  de  douter  qu'il 
■  ■  * ■ 

(79)  Eflai  de  Criftaiïographie,  p.  365,  efp.  II;  Weig.  trad. 
ail.  p.  364»  Criftaux  d'azur  de  cuivre.  Sage,  EUm.<de  Mî*<U9 
p.  337  ,  efp.  VIII,  Ocàra  cupri  cœrulea  cryftallifata,  Litopfc,  Boni, 
J,p.  103.  Cttprumcakifomecœruleumçryflatlinam.  Scop.Prxjte# 
win.  $.  357  ,  b  ,  fi.  Cœrulcum  moatanum  çryfiallijutum.  Wall* 
M*,  fp,  359 ,  f • 

(80)  Voyez  i'efpèce  précédente, 

(81)  Voyez,  dans  la  première  partie,  les  combxnaiibns  de* 
alkaiis ,  &  fur-tout  de  i'alfadi  volatil  avec  différente*  bafetaustt 
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n'y  ait  entre  les  criftaux  d'azur  4e  cuivre  naturels 
&  les  artificiels,,  une  analogie  çtes  plus  marquées. 
Dans  les  11ns  comme  dans  les  autres ,  la  forme 
criiialline  dérive  d'un  o&aèdre  reûangulaireà  plans 
triangulaires  ifotcèles  ,  ayant  fur  chaque  pyramide 
deux  faces  oppofées  plus  inclinées  que  les  deux 
autres ,  de  manière  que  les  faces  le$  moins  incli- 
nées ,  forment  par  leur  rencontre  à  la  bafe  des  py- 
ramides ,  un  angle  obtus  de  1240  9  &  les  deux  au- 
tres un  angle  aigu  de  700  (  PL  Mrfi&-  àz\  L'an* 
gle  du  fommet  des  mêmes  pyrart^^es  efl  par  con- 
fequent  de  5  6°  pris  fur  Je;  faces  ]es  plus  large; 
ou  les  moins  inclinées ,  &  de  1  io°  fur  les  face* 
étroites  ou  les  plus  inclinées. 

Mais  cet  oâaèdxe  primitif  de  l'azur  de  cuivre 
eft  prefque  toujours  alongé ,  foit  parallèlement  à 
l'angle  aigu  &>rmé  par  la  jonâion  des  bafes  des, 
deux  pyramides  red^ngulaires  j  foit  parallèlement 
à  l'angle  obtus  formé  par  la  jon&ion  des  mêmes; 
bafes  ;  d'où  réfulte  un  o,3t<ùdrc  prifinatique  àfom- 
mets  cunéiformes ,  dont  l'inclinaifpn  des  faces  eft 
la  même  que  d$ns  l'oftaèdre  primitif. 

Dans  le  premier  cas,  les  triangles  les  moins  in- 
clinés fe  changent  en  u^pèzes ,  &  deviennent  les 

•        >*<«  ...  t  *  *  ♦  * 

que  les  acides,  p.  $ij ,  n°  3.  »  Cryftulti  fuflt  tenues,  partim  im 
»»  minores  lame  Uu  las ,  partim  in  prias  formata ,  Us  fimilcs  que  à  ca- 
?»ppo  infpiritu  alkalino  volatil  i  foluto  o&lintri  folent.M  WalhÀfc4k 
.1778,  p.  090, 
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.  côtés  d'un  prifme  rhomboïdal ,  dont  les  deux  an- 
gles obtus  étant ,  comme  on  vient  de  le  voir ,  de 
124%  donnent  une  inclinaifon  de  5  6°  pour  les 
deux  angles  aigus  qui  en  font  le  complément  à 
deux  droits  (  PL  IH9jîg.  43  ).  Les  fommets  diè- 
dres &  oppofés  qui  terminent  ce  prifme ,  font  les 
deux  plans  triangulaires  de  l'oâaèdre  primitif  (  /Y. 
JH$jig.  3*  )  9  &  qui ,  par  leur  rencontre  ,  for- 
tnoient  à  la  bafe  des  pyramides  reôangulaires  » 
l'angle  aigu  de  700, 

Dans  le  fécond  cas ,  qui  eft  l*inverfe  du  précé- 
dent, les  triangles  les  plus  inclinés  fe  changent 
en  trapèzes ,  &  deviennent  ainfi  les  côtés  d'un 
prifme  rhomboïdal ,  dont  les  deux  angles  aigus 
étant ,  comme  on  Ta  vu  plus  haut,  de  700,  don- 
nent une  inclinaifon  de  1  io°  pour  les  deux  angles 
obtus  qui  en  font  le  complément  à  deux  droits 
K  Pl-  Ht  9  fig-  <*3  )•  Les  fommets  dièdres  &  oppo- 
fés qui  terminent  ce  prifme  ,  font  les  deux  plans 
triangulaires  de  l'odaèdre  primitif  (PL  III,  fig. 
âz  ) ,  &  qui  ,  par  leur  rencontre ,  formoient  â  la 
bafe  des  pyramides  reâangulaires ,  l'angle  obtns 
de  1240. 

Cette  féconde  modification  f  dans  laquelle  le 
prifme  rhomboïdal  eft  beaucoup  moins  comprimé 
que  dans  la  précédente  ,  eft  auffi  celle  qui  fe  ren- 
contre le  plus  fréquemment  dans  les. criftaux  na- 
turels d'azur  de  cuivre.  Les  fa&ces  préfement  au 
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contraire  très-communément  la  première  de  ces 
modifications ,  je  veux  dire  celle  où  le  prifme 
rhomboïdal ,  ayant  deux  angles  aigus  de  5  6° ,  pa- 
raît ,  par  cela  même ,  plus  comprimé  que  celui 
dont  les  angles  aigus  font  de  700  ;  mais  il  eft  rare 
que  ces  oâaèdres  prifmatiques  ou  cunéiformes  fe 
préfentent  fans  troncatures ,  foit  dans  leurs  angles 
folides ,  foit  dans  leurs  bords  (8a)  ;  rien  n'eft  plus 
ordinaire  que  d'y  rencontrer  Tune  ou  l'autre  des 
variétés  fuivantes. 

Varlttè  /.Prifme  tétraèdre  rhomboïdal  tronqué 
net  à  fes  extrémités  (83)  ,  ou  terminé  par  deux 
plans  rhombes  perpendiculaires  à  Taxe  du  prifme 

(Pi.ru,fig.  4). 

Je  poflfède  un  petit  groupe  de  criftaux  d'azur 
de  cuivre  ,  où  cette  variété  fe  rencontre  (84). 
Comme  il  n'y  a  que  les  deux  plans  extrêmes  de 

(8a)  Azur  de  cuivre  en  criftaux  prifmatiques  rhomboïdaux , 
terminés  par  des  Commets  dièdres.  EJJai  de  Crifl.  p.  365 ,  pL  V  , 
fig.  10.  Ces  criftaux  reflemblent  à  un  oûaèdre  comprimé. 

(83)  Oc  Ara  cupri  cœruha  cryftallifata ,  cryflallis  tetraedris  elon- 
gatit  truncatis ,  ex  Oraviia  in  Bdnn,  Ttmtfw.  Litoph.  Born.  [ , 
p.  103.  Azur  de  cuivre  en  criftaux  prifmatiques  de  la  plus  riche 
couleur ,  de  Blanckembourg.  Forft.  Cotai.  1772,  n9  1313. 

(84)  Azur  de  cuivre  en  petits  criftaux  prifmatiques  rhomboï- 
daux, dont  les  bords  font  en  bifeaua  groupés  avec  oVautres  plus 
petits  de  mine  de  plomb  blanche  ;  du  Hartz.  Dtfcript.  de  Min. 
p.  87  ,  n°  I.  »  Crypaiii  cttrult*  fubrhombe*  ,filitaria  aut  imbù- 
neat*  lit  maffiilas  varie  fi çmta,  infldentes  &  immixt*  Qcàntfcrri 
n  &  cupri.  <«  Scop.  Princ.  min,  p.  192, 
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ce  prifme  qui  foient  rhomboïdaux ,  les  quatre  au- 
tres étant  reâangulaires ,  il  n'eft  pas  étonnant  que 
le  doâeur  Pallas  ait  attribué  la  forme  cubique  à  des 
criftaux  d'azur  de  cuivre  (8  5)  9  qui  fans  doute  fe 
préfentoient  par  leurs  faces  re&angulaires ,  les 
deux  plans  extrêmes  fe  trouvant  plus  ou  moins 
mafqués  par  les  criftaux  voifins.  Dans  le  groupe 
que  je  poflcde ,  on  en  voit  dont  le  prifme  rhom- 
boïdal ,  au  lieu  d'être  tronqué  net ,  eft  terminé 
d'un  côté  par  un  fommet  dièdre  à  plans  triangulaires, 
&  de  l'autre  parunfeulplan  fort  oblique  furie  même 
prifme  (86),  Ils  font  entremêlés  de  petit  criftaux 
<le  plomb  blanc ,  &  viennent  de  la  mine  de  Zeller- 
feld  au  Hartz. 

Variltt  2.  L'oftaèdre  primitif  à  plans  triangu- 
laires ifocèles  (  PL  IU9fig.  àz  ) ,  mais  dont  les 
faces  étroites  (c'eft-à^dire,  celles  qui,  par  leur  ren- 
contre ,  formoient  à  la  bafe  des  pyramides  reâan- 
gulaires ,  l'angle  aigu  de  700  )  ,  font  légèrement 
tronquées  de  part  &  d'autre  en  bifeau,  de  manière 
que  le  bifeau  d'une  pyramide  forme  avec  la  face 

(85)  w  Azur  de  cuivre  criftallifé  «a  cubes  tris-beaux  &  réguliers, 
99  qui.,  ou  forment  des  groupes ,  ou  fe  trouvent  épais  dans  une 
»  ochre  de  plomb ,  à  Karajnifchafskoi-Rudnick  ,8c  dans  lamine 
»  de  Haufen  de  la  montagne  Ouralîque.  «Pallas ,  Voyagt  en  Si* 
hérU,  édit«  ail.  tom.  II,  p.  530. 

(86)  Ef&i  de  Çriftallographie ,  p.  365,  var.  1.  Ochra  tipri 
tarulea  cryflallifata ,  cryfiallis  tctracdris ,  i  Bulach  Duc.  Wïnvù* 
litoph.  Born,  I ,  p.  103.    . 
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correfpondante  de  la  pyramide  oppofée 9  un  angle 
de  900{Pl.rH,fg.,). 

Cette  variété  eft  commune  9  ainfi  que  la  fui- 
van  te,  dans  les  criftaux  d'azur  de  cuivre  artificiels. 

VariUi  3.  La  variété  précédente  devenue  prîf- 
matique  9  &  dont  les  deux  troncatures  en  bifeau , 
faites  fur  l'angle  de  700  *  ont  pris  plus  de  largeur  : 
il  en  réfulte  un  prifme  rhomhoïdal  (  ayant  deux 
angles  aigus  de  $6°  9  &  conféquemment  deux 
pbtus  de  1240  )  9  terminé  à  chaque  extrémité  par 
un  double  foipmet  dièdre  *  on  plutôt  par  un  fom- 
met  tétraèdre  formé  par  deux  triangles  ifocèles  9 
&  par  deux  trapèzes  en  bifeau.  Les  plans  du  prifme 
font  irrégulièrement  hexagones. 

Variki  4.  Le  prifme  rhomboïdal  de  la  variété 
précédente ,  tronqué  dans  fes  deux  bords  obtus  9 
d'où  réfulte  on  prifme  hexaèdre  ou  fubhexaèdre  > 
terminé ,  comirçe  le  précédent ,  par  deux  fommets 
téjrraèrtrjes  (  /*/,  fll^fy.  a).  Les  plans  triangu- 
laires ifocèles  de  ce  foixunet  n'éprouvent  aucun 
changement  ;  mais  les  deux  trapèzes  en  bifeau 
deviennent  fubhexagones  par  la  troncature  des 
bords  obtus  du  prifme  9  lefqueb  Jbmt  ici  remplacés 
par  deux  hexagones  alongés  9  mitât  linéaires  ,  & 
tantôt  plus  ou  ipoins  larges. 

Cette  variété  eft  une  de  celles  qui  fe  rencon- 
trent le  plus  fouvent  dans  les  criftaux  d'azur  de 
cuivre  artificiels  ;  elle  paroît  réfulter  de  ce  que  Ici 
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plans  qui,  pat  leur  rencontre,  dévoient  former  2 
la  bafe  des  pyramides  l'angle  obtus  de  1240, 
prennent  la  place  de  ceux  qui  formoîent  fur  cette 
même  bafe  l'angle  aigu  de  70%  tandis  que  ces 
derniers  fe  dépofent  à  leur  tour  fur  les  côtés  dont 
l'incidence  formoit  à  la  bafe  des  mêmes  pyramides 
l'angle  obtus  de  1240.  Les  fommets  tétraèdres  de 
ces  criftaux  deviennent  fouvent  pentaèdres  ou 
fubhexaèdres  par  de  légères  furtroncatures  obli- 
ques qui  font  varier  la  forme  des  trapèzes  en  bi- 
feau  de- ces  mêmes  fommets,  depuis  le  reâangle 
ou  carré  jufqu'à  Fhexagone  (87). 

Variété  i.  Prifme  rhomboïdal  formé  oar  l'oâaè- 
dre  à  plans  triangulaires  ifocèles  (Pi.  III9Jig9 
Sz) ,  alongé  parallèlement  à  l'angle  obtus  de  124°, 
mais  devenu  fubo&aèdre  par  la  troncature  des 
bords  qui ,  dans  ce  même  prifme  ,  formoient  les 
angles  aigus  de  700 ,  &  les  angles  obtus  de  1  io°$ 
ceux-ci  font  alors  remplacés  par  des  hexagones  li- 
néaires ,  tandis  que  des  reôangles  également  li- 
néaires ,  remplacent  les  angles  de  760.  De  plus , 
ces  reôangles  linéaires  du  prifme  changent  en  tra- 
pèzes les  triangles  ifocèles  'des  fommets ,  tandis 
que  les  trapèzes  en  bifeau  des  mêmes  fommets 
deviennent  fubhexagones  par  les  troncatures  des 
deux  bords  obtus. 


(87)  Eflkide  Criftallographie,  p»365,  var.  2 ,  pi.  V,  fig.  n 

&12. 
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Variété  S.  La  variété  précédente ,  absolument 
jfemblable ,  quant  au  prifme  ,  mais  dont  les  Com- 
mets deviennent  hexaèdres  ou  même  oftaèdres 
par  des  furtroncatures ,  dont  la  figure ,  le  nombre 
&  la  largeur  font  très-variables ,  &  qui  entament 
par  conséquent  plus  ou  moins  les  deux  trapèzes 
en  bifeau  de  chaque  extrémité  (  PL  VII \fig.  3  ). 

J'ai  cette  variété  réunie  fur  le  même  groupe 
avec  la  précédente ,  non-feulement  fur  un  quartz 
criftallifé ,  de  Bulach  dans  le  duché  de  Wirtem- 
berg,  mais  encore  dans  les  interfaces  d'un  fpath 
féléniteux  blanc,  de  Saalfeld.  Plufieurs  de  ces 
criftaux  font  parfaitement  conformés ,  quoique  les 
plus  grands  n'excèdent  pas  5  lignes  de  longueur  , 
fur  deux  de  largeur.  Les  criftaux  d'azur  de  cuivre 
artificiels  des  variétés  précédentes  ont  quelquefois 
un  pouce  &  plus  de  longueur,  fur  une  largeur 
proportionnée. 

Les  deux  dernières  variétés  d'azur  de  cuivre  fe 
•préfentent  d'ordinaire  en  criftaux  fi  petits  ou  fi  con- 
fus, que  ,  faute  d'avoir  pu  les  déterminer ,  on  s'eft 
contenté  jufqu'à  préfent  de  les  défigner  fous  le 
nom  d9a{ur  de  cuivre  en  crijiaux  pofyèdres  (88)  , 
ou  àta^ur  de  cuivre  granuleux  (89)  ;  d'autres  fois 


(88)  Ochra  cupri  carulea  cryjlallifaUi  cryfiaUis  polytdris ,  ad 
Saska  Bartn.  Temefw.  Litopb.  Boni.  I,  p.  103. 

(89)  Azur  de  cuivre  criftattifé  &  granuleux,  de  ïa  mine  de 
Glackfrade  à  ZeUerfdd  au  Hara.  Dtfcripu  de  Min.  p,  89 ,  n°  14. 
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ce  font  des  aiguilles  ou  lames  divergentes  autour 
d'un  ou  de  plufieurs  centres ,  que  Ton  défigne  fous 
le  nom  $a{ur  de  cuivre  étoile  (90)  ;  ou  bien  ces 
criftaux  fe  concentrent  en  globules  &  en  mame- 
lons à  la  manière  des  ftalagmites  (91)  ;  enfin  ils 
tapiflent  les  cavite's  de  .différentes  gangues  fpa- 
thîques  ou  quartzeufes  (92)  ,  qui  en  font  quel- 


>—de  Saatfeid*  Ibid.  p.  88,  n°»7,  8, 10.  —  d'Embs,  princi- 
pauté de  Naflau.  Ibid.  n°  9.  Voyez  Forft.  CataL  1769,  n°»  470- 
4%2;idem,  1772,  nos  889-891, 1316-1318;  idem,  1780,0°'  130a* 
1306  ;  &  CataL  de  1783 ,  nos  1030- 1047. 

(96)  Ockra  cupri  cœrulea  cryftallifata  cryjtallis  utratim  cou* 
tentratis.  Litoph.  Born.  I ,  p.  103.  Azur  de  cuivre  lamelleuxSc 
étoile ,  mêlé  de  mine  d'argent  grife ,  dans  du  quartz  en  partie 
criftaHifé ,  qui  a  la  couleur  du  faphir  d'eau  ;  de  Bulacb.  Defir. 
Je  Min.  p.  87 ,  n°*  3  &  4.  Azur  de  cuivre  ftrié  ou  en  aiguilles 
difpofées  par  grands  faifeeaux  étoiles  comme  l'antimoine.  Da- 
vila ,  CataL  II ,  p.  506  7  n°*  462-476.  —  en  petites  lames  minces 
diverfement  inclinées  les  unes  fur  les  autres.  Ibid.  n°»  455-461* 
Voyez  Forft.  CataL  1772,  n°  1315;  Idem,  1780,1V  1301. 

(91)  Azur  de  cuivre  en  petits  mamelons  veloutés ,  de  Bob&ne. 
Forft.  CataL  1772,  n*  469.  —  de  Saalfeld.  Ibid.  n°  478.  —en 
très-petits  criftaux  qui  fe  concentrent  en  mamelons  veloutés* 
Idem,  1769,  n<*  1321  &  1314.  J'ai  dans  rtla  collection un  mor- 
ceau d'azur  de  cuivre  en  globules  lifles  ,  raflemblés  fous  forme 
de  grappe  ,•  de  la  commandent  de  Beckeins,  à  deux  lieues  de 
Sar-Louis. 

(92)  Ochra  cupri  cœrulea  iodarata  fitperficialis  in  quarto  fcV 
plumbo  fpathofo ,  è  Bleyfeldad  Ztlltrftli  Hercyn'ut*  Litoph.  Born* 
II ,  p.  128.  — cœrulea  fuperficialis  in  ockrâ  cupri  fufiâ  indaratâ, 
è  Saska  Bann.  Temefiv.  Ibid.  Azur  de  cuivre  Iamelleux  fuper- 
ficiel  fur  du  quartz,  de  Freudenjladt  dans  ie  duché  de  Wirtem- 
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quefois  pénétrées,  au  point  d'en  recevoir  une 
teinte  d'azur  plus  ou  moins  foncée ,  mais  rarement 
exempte  de  nuances  vertes  ;  ce  qui  fuffit  pour  faire 
distinguer  du  lapis  la^uli ,  ces  gangues  pénétrées 
d'azur  de  cuivre.  On  défigne  fous  le  nom  de  lapis 
armcnus ,  ou  de  pierre  arménienne  (93) ,  celles  qui 
font  aflez  dures  pour  être  fufceptibles  du  poli. 

Espèce    VIL 

Fleurs  de  cuivre  vertes  ;  Malachite. 

Minera  cupri  calciformis  para,  vel  ochra  pencris  colore  viridi. 
Crond.  $.  194,  a,  2.  JErugo  pel  ochra  cupri  germinans  piridis* 
Linn.  Syft.  nat.  1768  ,  p.  194,  n°  11.  Viride  teris  feu  ca- 
prum  vitidt  plumofum.  Wolc.  Min.  p.  30.  —  arrofitm  piride 
ftriatum.  Cartb.  El.  Min.  p.  70.  —  corrofum  &  folutum ,  à  mi- 
neris  defiruSis  pnecipitatum  piride.  JE  ru  go  natiptu  Wall.  Min* 
1778,  fp.  359.  —  calciforme  piride  friabile.  Scop.  Princ  min» 
S»  257,  a,  *;  Defcripu  de  Min.  p.  89,  efp.  XIV. 

De  même  que  l'azur  de  cuivre  doit  fon  exiftence 
à  l'altération  fpontanée  des  mines  grifes  de  cuivre 


berg.  Defcripu  de  Min.  p.  87  9  n*  5.  II  faut  rapporter  aux  azurs 
de  cuivre  le  Bafaltes  cœruleus  hexaedro-prifmaticus  ,  è  Saska 
Bann.  Temefip.  Litoph.  Born.  I*p*34;  ainfi  que  ie  Bafaltes 
tryjlaliifatns  cœruUus ,  cryflallis  pofyedris  in  minera  cupri  fufcâ 
pieté,  i  Saska.  Ibid.  II,  p.  96. 

(93)  Sage ,  Elém.  de  Min.  p.  239  9  efp.  X.  Voyez  les  fyno- 
nymes  de  cette  pierre,  dans  la  féconde  partie,  vol. II, p.  167  \ 
note  211 ,  à  l'article  des  quarts  colorés. 
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(efp.  III)  9  Tefpèce  dont  il  s'agit  ici  doit  la  tienne 
à  la  décompofition  de  la  mine  jaune  (  efp.  II  )  , 
qui ,  comme  je  l'ai  dit ,  n'eft  autre  chofe  qu'une 
pyrite  martiale ,  plus  riche  en  cuivre  que  celles 
qui  portent  le  nom  de  marcaffites  cuivreufes.  Le        i 
fer  entrant ,  comme    partie  conftituante  ,  dans 
toute  pyrite ,  fans  en  excepter  celle  que  fa  richeflè 
en  cuivre  a  fait  ranger  parmi  les  mines  de  ce  der- 
nier métal ,  il  n*eft  pas  étonnant  que  la  terre  mé- 
tallique du  fer  fe  montre  à  nu  dans  les  morceaux  où 
la  mine  jaune  de  cuivre ,  en  fe  dépouillant  peu  a 
peu  du  foufre  qui  la  minéralifoit ,  femble  avoir  fait 
en  même  temps  divorce  avec  le  cuivre  qui  for- 
moit  l'autre  partie  conftituante  de  la  mine  jaune 
antérieurement  à  fa  decompofition. 

Rien  n'eft  plus  commun  dans  les  mines  &  dans 
les  cabinets,  que  ces  morceaux  qui  présentent 
les  divers  degrés  d'altération  delà  mine  jaune  de 
cuivre ,  depuis  l'état  que  Ton  nomme  gorgt  de 
pigeon  &  queue  de  paon  (94) ,  jufqu'à  celui  où  le 
vert  de  cuivre  granuleux  ,  folide  ou  criilallifé ,  fe 

C94)  "  4deà  copiofa  cupro  flavo  fepe  inhaut  terra  ftrriftra  ê 
f t  ut  in  examine  docimajïico  nucleum  martialem  non  venertum  oh* 
*>  tinuerinu  H*c  calx  cupri  fulpkurata  eft  mater  omnium  aliarum 
»  rarietatum ,  qaa  pro  fpeciebus  propofit*  paffim  leguntur  iafcrip 
»  tis  Lithologorum.  A  minera  cupri  flavâ  vei  nigrâ  gêneront  i*> 
"labens,  quam  eau  dam  pavonis  quidam  votant  ob  varios  quoi  ka- 
» bet  colores;  ab  hâc  vtrb  dilapfâ  ea  qua  nunt  viriJîs  ,  nunç  vtrà 
wcœrulea."  Scop,  lier  Tvrolenfe,?.  78. 

rencontre 


I 
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rencontre  à  la  furface  d'une  mine  de  fer  hépatique  y 
dont  on  a  fait  mal-à-propos  une  mine  de  cuivre 
particulière  »  fous  le  nom  de  mine  de  cuivre  brune 
hépatique  ou  rougeâtre  (95)  ,  puifque  alors  ce  n'eft 
plus  le  cuivre ,  mais  le  fer  même  à  l'état  de  chaux 
qui  nous  préfente  cette  couleur  (96). 

Quant  au  vert  de  cuivre  pur,  ainfi  dépofé  à  la 
furface  ou  dans  les  interfaces  de  la  pyrite  cuivreule 
(paffée  à  Pétat  de  fer  hépatique)  dont  il  provient ,  il 
efl  tantôt  criftallifé  en  aiguilles  prifmatiques  très-dé- 
liées ,  que  Ton  croit  être  rhomboïdales  (97)  ;  mais 
dont  la  vraie  forme  criftalline  n*a  point  encore  été 
bien]  déterminée.  Ces  aiguilles ,  fouvent  transpa- 
rentes &.  d'un  beau  vert  d'émeraude ,  font  plus  ou 
moins  longues ,  plus  ou  moins  engagées  ou  fer- 
rées les  unes  contre  les  autres ,  &  par  rayons  di- 
vergens  autour  d'un  ou  de  plufieurs  centres  (98)  ; 


(95)  Minera  cupri  pyritacea  kepatica.  Cronft.  §.  198  9  e.  — fulv* 
feu  hepaticm.  Wolt.  Min.  p.  30.  — flavofufea.  Wall.  Min.  1778  * 
fp.  357.  Mine  de  cuivre  hépatique  fauffe.  Defcripu  de  Min.  p.  76  , 
efp.  X ,  n°  x.  Voyez  ibid.  p.  73 ,  efp.  V1IL ,  n°  15  ;  p.  80 ,  efp.  XI  $ 
n°i;p.  84,  efp.  XII,  n°  4  ;  p.  91  >  efp.  XIV ,  n°*  3,4,  &c. 

(gG)  Voyez  ft-deffus ,  p.  265 ,  efp.  VI  des  mines  de  fer* 

(91)  Fluorés  pyramidales ,  rhomboïde*  velpentagona  irregttlaris 
hafeos ,  peilucidi ,  virefeentes  flores  cupri  di&i  ex  Tyrolo.  Cappeiï. 
Prodr.  cryfl.  p.  23 ,  tab.  III ,  fig.  1. 

C98)  Ochra cupri  viridis  indurata  cryjlallifata  cryflallis  capîIU" 
ribus  breviffmis  aggregatis  ,  ex  Herrngrund  Hung.  inf.  cV  è  £>• 

Tome  111.  Part.  111.  Criji.  métal/.  Z 
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fouvent  elles  fe  concentrent  en  mamelons  velou- 
tés (99) ,  ou  s'étendent  en  ftries  fuperficielles  fur 
des  pyrites  cuivreufes  en  décompofirion ,  qui  en 
reçoivent  le  nom  de  mine  de  cuivre  verte  foyeufc 
ou  farinée  (ioo). 

Ailleurs  le  vert  de  cuivre  pur  fe  dépofe  à  la  ma- 
nière des  ftalaâites  ,  en  mafles  plus  ou  moins  con- 
fldérafcles ,  formées  par  couches  onduleufes  & 
concentriques ,  fouvent  nuancées  de  difFérens  verts, 
&  fufceptibles  du  plus  beau  poli  ;  il  prend  alors  le 
nom  de  malachite  (101) , &  préfente  une  mulri- 

gnaska  Ban  a»  Temefiv.  Litoph.  Born.  I ,  p.  106.  —  capilUs  Ion- 
gioribus,  è  Saska  Bann.  Temefiv.  &  è  Gluck  fiait  ai  Zillerfdi. 
Ibid*  —  capillis  elongatls  nitentibus.  Ibid. 

(99)  Cuprum  arrafam  viriit  finis  pitlofis  brevihus  moUiJimis, 
Carth.  El.  Min.  p.  70 ,  3.  Fleurs  de  cuivre  vertes ,  ou  vert  de 
cuivre  en  petits  criftaux  prifmatiques ,  tranfparens  ,  couleur  d'é- 
meraude ,  concentrés  en  mamelons  veloutés ,  &  parfemés  de 
mine  de  plomb  blanche ,  fur  du  quarts  cellulaire  en  partie  crif- 
tailifé  ;  du  Hartz.  Defir.  ie  Min*  p.  90 ,  n°  1.  Voyez  iïii.  n°*  4 
&  5.  Ochra  cupri  iniurata  cryfiMfata  crypdlii  gio&ofis ,  fmfofr 
tie  criftatis,  è  Falktnfttin  TyroL  Litoph*  Born.  I,  p. «06.  — «- 
riiis  gtrminans  in  cupro  yitrato  cano.  Ibid.  II,  p.  129.  Voyez 
Forft.  Caial.  1769,  n°*  495-498  ;  Hem ,  1772,  n<*  1337  1344. 

(100)  Malachite  fuperfici elle ,  ou  mine  de  cuivre  verte  ûriée, 
dite  mine  ie  cuivre  foyeufc ,  de  la  Chine.  Sage ,  Wlém  et  Mùu  II , 
p.  244 ,  efp.  XIII.  Cuprum  arrofitm  viriit  Jlriis  ex  centro  Hver- 
gtntibuu  Carth.  EL  Min.  p.  70 ,  n°  2.  —  jlriis  parallelis  éenft 
coaiunatu ,  iuriufculis.  Ibid.  n°  1 .  Voyez  Defcript.  de  Min»  p.  pr  * 
n°»  2,  3,  6,  7;  Forft.  Catahiify,  n°  50o;&  CataLdt  1772^ 
no»  1346-1357. 

(ioi)  Cuprum  piriieçompa&umpQlituram  aJmittcns.yfok.Mi** 
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tude  de  formes  protubérancées  >  mamelonnées  % 
coniques ,  cylindriques  ,  &c.  qui  toutes  appartien- 
nent â  la  criftallifation  confufe.  Cette  malachite , 
lorfqu'elle  eft  pure  ,  n'eft  ni  gypfeufe ,  ni  calcaires 
mais  elle  enveloppe  fouvent  un  noyau  de  mine  de 
fer  hépatique  ou  rougedire ,  provenant  de  la  décom- 
pofition  de  la  pyrite  même  qui  a  donné  naiflance 
à  ce  vert  de  cuivre*  Souvent  aufli  la- malachite  eft 
mêlée  d'arur  ou  de  mine  rouge  de  cuivre  ,  à  la  dé- 
composition  defquels  elle  doit  alors  fon  origine» 
Enfin  ,  quand  elle  eft  mélangée  d'un  peu  de  fer  » 
qui  la  colore  en  brun  verdâtre  plus  ou  moins 
foncé ,  on  la  défigne  fous  le  nom  de  mine  de  cuivré 
yitreufe  noire  ou  de  cçuUur  de  poix  (ioî). 

p.  30.  —  arrofum  viriie ,  durum  ,çlafoum ,  nitens.  Caith.  El*  Min* 
p*  69.  —  viriie  gypftum  feu  malachites*  Linn.  Syfi*  nat*  1768$ 
p.  146,  n*  15.  —  calciforme  viriit  lapiieunu  Scop.  Princ*  min* 
$.  257,  a,  fi.  JErttgp  nativa  folida  polituram  admittens*  Wa!J„ 
Min*  1778,  fp.  359  ,  e*  Ochra  cupri  indurdta  effervefeens,  parti- 
tulis  impalpabilibus  fuperficie  no  du  lofa  glabrâ,  Litoph.  Born.  I 
p.  Io6.—  fuperficie  undulatâ  glabrâ.  Ibid.  Defcript*  de  Min*  p.  $2  ^ 
eJp.  XII  ;  Sage,  Elém*  de  Min*  vol.  II,  p.  341 ,  efp.  XII» 

(loi)  Mutera  cupri  picea.  Henck,  in  Minerai*  rediv.  —  nigra 
ftûriis  vitrefa&isflmilis  aatpicem  nigram  referens.  Oeliert.  —  w/- 
ciformis  impara  feu  ochra  veneris  nigra  ferro  udxta.  Cronft.  $.  196  , 
a,l.  Cuprum  çalci forme  fufcunu  Scop.  Princ*  min*  $.  258,^; 
Defcr.  de  Min.  p»  78,  efp.  II;  Sage,  Elém*  de  Min*  II,  p.  244, 

tfy.xvi\w>m*.  m»9tp.  351. 
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[7?]    À    V  t  t  A  t    s  A  L  I  N. 

Voyez  dans  la  première  partie ,  les  combinai- 
fons  des  divers  acides ,  &  fur-tout  de  l'acide  vitrio- 
lique  avec  le  cuivre ,  vol.  I,  §•  XVIII ,  n°.  n. 

££]  En  Mines  de  transport. 

E  s  p.è  c  m    VIII. 
Bleu  &  vert  de  montagne. 

Cœruleum^eris  imparum  feu  cuprum  cœruleum  terreum.  Woft.  Min. 
p.  30»  Chryfocolla  feu  cuprum  viriit  terreum,  Ibid.  Cœnt/eam 
montanum  terreum  aut  lapideum,  'Wall.  Min.  1  edit.  fp.  270, 1 
&  2  ;  idem ,  1778 ,  p.  289 ,  fp.  359 ,  h ,  f.'JErugo  naùva  terre* 
fit  granulata.  Idem,  I  edit.  fp.  269,  3  &  6;  idem,  1778, 
p.  287  9  fp.  359  9  a  ,  e.  Minera  cupri  arenaria.  Ibid.  fp.  364. 
—argillacea.  Ibid.  fp.  365.  Cuprum  arrofum  cœrakam  ttmf- 
tre.  Carth.  El.  Min.  p.  70.  —  arrofum  viride  terreftre.  Ibid. 
Minera  cupri  calciformis  impura  friabilis  vil  in  du  rata.  CronJL 
§.  196 ,  a ,  b.  Terra  calcarea  croco  feu  cake  ptneris  intrinjui 
mixta.  Ibid.  §•  277 ,  a;  fit  278  ,&.  Cuprum  Armenus  cmnlam 
calcarium.  Linn.  Syft.  nat.  p.  146 ,  n°  14.  Ochra  cupri  jwl- 
verea  cœrulea.  Ibid.  p.  192  ,  n°  4.  —  pulvtrea  viridis.  Ibid. 
tiQ  3.  Cuprum  cotaceumfeu  matrice  ocraceo-cotacea.  Ibid.  p.  145, 

irt  10. '  calciforme  cœruleum  rude.  Scop.  Princ.  min.  §.  257  9 

b,  «.  — pi>f<fc  friabile.  Ibid.  J.  257  ,  a,  «;  Defcripr.  de  MÏ*m 
p.  92,  efp.  XV,  &  p.  94,  efp.  XVI ;  Sage,  £fti.  Je  Afin, 
vol.  II ,  p.  239,  efp.  IX  ,  &  p.  245 ,  efp.  XVI. 

Ce  grand  nombre  de  fynonymes  pour  défigner 
deux  états  très-voifins  d'une  feule  &  même  fubf- 
tance ,  n'eft  dû  qu'à  la  différence  des  gangues  où 


i 
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cette  fubftanc#  eft  difleminée  ;  car ,  au  fond,  c'eft 
toujours  une  chaux  de  cuivre  bleue  ou  verte  ,  plus 
ou  moins  atténuée ,  mélangée  &  chariée  par  les 
eaux  ,  conjointement  avec  des  molécules  fablon- 
neufes  ,  argileufes  ou  calcaires ,  auxquelles  cette 
chaux  de  cuivre  communique  fa'  couleur. 

Cet  azur  &  ce  vert  de  cuivre  impurs  font  tantôt 
mélangés  d'ocre  martiale  &  autres  fubftances  mé- 
talliques à  Tétat  de  chaux  (103)  ;  tantôt  ils  fe  trou- 
vent feuls  réunis  dans  la  même  gangue  fablon- 
neufe  :  &  dans  ce  cas,  la  furface  du  morceau  eft 
ordinairement  de  couleur  verte ,  tandis  que  le 
centre  eft  d'un  bleu  plus  ou  moins  vif  (104), 

(103}  Bleu  de  montagne  terreux  de  diverfes  nuances  -dans  du.- 
fpath  compare  bïanc  à  demi  détruit ,  mêlé  d'ocre  martiafé  ;  de 
Saalfeld.  On  remarque  dans  ce  morceau  fe  paflage  dé  l'azur  de  t 
cuivre  foncé  à  celui  qui  eft  bleu  célefte ,  lequel  s'altère  aufit  par 
nuances  infenûbles  jufqu'à  devenir  vert  de  montagne.  Defcript. 
de  Min.  p.  93 ,  n*  1.  Autre  morceau  plus  cellulaire,  dans  lequcï 
le  bleu  &  le  vert  de  montagne  terrteux  font  tnâlés"de  nûne  de 
cobalt  noire  &  limoneufe ,  &c.  de  Saaifeld.  lbid.ia?  2,  Voye» 
Forft.  CW..1769  ,n<>»  471-475.  Malacbueterjejtfe,  cellulaire 
&  mamelonnée ,  avec  de  l'ocre  martiale ,  mêlée  cbt?ur  de  cuivre  ^ 
du  Bannat.  Forft,  CataL  1780,  n01 1308-1315.  "*~  ' 

'  (104)  Vert  de  montagne  fabfonneux ,  où  fe  trouve  une  veine 
de  bleu  de  montagne  également  fabfonneux  ;  du*  Haru.  Défer- 
ai Min.  p.  95 ,  nû  ï.  —  en  globules  fabïonneufes ,  'de  Blau- 
berg.  La  couleur  verte  de  la/ftirface  tire  plus  ou  moins  fur  le 
bleu  ;  mais  le  centre  de  ces  globules  eft  encore  à  l'état  de  bleu 
de  montagne.  Ibid.  n°*  2-5I  Bleu  de  montagne  pierreux  ,  dont 
une  partie  à  paflfé  à  la  couleur  verte  ;  de  Voigtïand.  IBid,  p.  g^ 
11*3-6. 

Ziij 
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Ces  mines  de  tranf  port  fe  rencontrent  dans  les 
collines  &  montagnes  tertiaires  (105) ,  foît  en 
globules ,  foit  en  mafles  plus  considérables  arron- 
dies' par  les  eaux.  Ceft  dans  ces  mêmes  mon- 
tagnes ,  far-tout  en  Sibérie ,  que  le  trouvent  auffi 
quelquefois  des  troncs  d'arbres  minéralifés ,  plus 
ou  moins  riches  en  cuivre ,  &  dont  l'origine  eft, 
comme  on  le  voit  »  bien  poftérieure  i  celle  des 
fchiftes  argileux  qui  renferment  les  ichtyoliuspy- 
riuufcs ,  dont  j'ai  parlé  plus  haut  (106).  Les  dit* 
(blutions  cuivreufes  qui  donnent  naiflance  à  ces 
jnines  par  dépôt ,  ont  pu  pénétrer  aufli  des  ftihf* 
tancés  ofleufes ,  &  par  q?  moyen .,  les  convertir 
en  véritables  turquoifts  (107).  Des  eaux  vitrio* 
liques  cuivreufes  peuvent  enfin  donner  naiflance 
,à  du  cuivre  natif  bu  d»  cémentation  (108)  »  loifque 
les  gangues  martiales  fur  lesquelles  ces  eaux  paf- 
— - 1     —    ■*-  -  — ■* — ■ — ■ —    ■       ■ — 

(105) Vdy e&-6n  iapreuve  dans  l'Appendice  à  h  féconde  pnâe, 

vol,  U  9  p.  étep. 

(  106)  Voye*  d-deflus,  Fer,  p.  278 ,  note  190  ;  &  Cëhre , 
p.  313,  noce  25. 

(107)  Sage ,  EÏém.  de  Mi*,  II ,  p.  346.  Turquoifes ,  fubflances 
tiffeufes  colorée»  en  bleu  par  de  l'azur  de  cuivre,  UU.p.  240  % 
cfp.  XI  ;  Démefte ,  vol.  II ,  p,  377.  Cuprum  calciformt  ojfa  ani- 
malia  ingreffitm*  Cronft.  $.  289,  a ,  1.  Zoolithus  turcofa.  Unn 
Syft.  kau  1768  ,  p,  156 ,  n°  4,  Zoolithi  mineralifiui  ittrium 
quadrupeium ,  colore  cyaneo,  oitorem  tf  polituram  gtmmt&m  Q&-* 
liittente*  ,  çuprei*  Turcofa  Wall,  Min,  1778  , fp.  6lÇ% 

(lof)  Voye*  ci-deffus ,  p,  305 ,  efp.  I, 
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fent ,  ou  dans  lesquelles  elles  s'infiltrent ,  ne  font 
point  abfblument  dénuées  de  phlogiffique  ;  en 
effet  on  ne  conçoit  pas  comment ,  fans  ce  dernier 
principe» la  terre  métallique  du  cuivre  pourroic 
être  revivifiée  de  ces  eaux. 


Z.V 
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GENRE     III. 
Plomb. 

[A]     A     L'ÉTAT     MÉTALLIQUE* 

Espèce    I. 

Plomb  natif  &  des  fourneaux. 

Plumbum  nativum.  Wall.  Min.  1778,  *p.  366.  — ntidumvdnt- 
tivum.  Linn.  Syft.  nat.  1768 ,  p.  123,  n°  1  ;  Muf.  Teff.p.fa, 
n*  1.  —  nudum.  Scop.  Princ.  min.  §.  268  ;  Kundmann ,  promet, 
rer.  natur.  p.  273  ,n«  2£;  Albin,  tît.  16 ,  p.  134;  Brudanan, 
Magnaf.  p.  241  ;  J.  C.  Hoflfman,  de  Matricib.  metdl.§.  08; 
Volkm.  SHef.  fùbter.  feâ/ft,  c.  4,  §.4;  R'cht.  Muf.  c.  5, 
gen.  1;  Bertrand,  E ([ai  fur  les  montagnes,  p«  289;  DtftiifU 
de  Min.  p.  169 ,  efp.  I  ;  &  ifo'4.  p.  297. 

JLi 'existence  du  plomb  natif  eft  encore  aujour- 
d'hui fi  problématique ,  qu'il  feroit  peut-être  auffi 
téméraire  de  la  nier  abfolument ,  que  de  l'admettre 
fans  reftriôion.  En  effet,  plufieurs  des  morceaux 
qu'on  a  donnés  pour  tels ,  fans  en  excepter  celui 
dont  j'ai  parlé  dans  ma  Description  de  Minéraux, 
(ont  inconteftablement  un  produit  des  fourneaux; 
mais  en  doit-on  dire  autant  du  plomb  ducliU  & 
malléable  ,  qu'on  voit  f  à  la  vérité  ,  très-rarement 
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fut  des  morceaux  de  galène  (1) ,  &  dans  des  can- 
tons où ,  s'il  en  faut  croire  M.  de  Genfane  (a)  , 


(1)  Plumbum  nativum  malleabile  feêtile  ,  ex  Jtltbefcherten- 
gluck  ad  Bleiftadt  BoAemia,  dono  oblatum  à  D.  Hutter,  fodi- 
narum  Bleiftadtenfium  direûore  ,  qui  plumbum  hoc  nativum ,  è 
galenâ  cui  infidebat  femetipfum  excuffiffe  ajferit.  Sit  pênes  autko- 
remfides.  Litoph.  Born.  I ,  p.  93.  »Un  très-rare  &  très-curieux 
»  morceau  de  galène ,  chargé  de  plomb  natif  en  petits  grains ,  en- 
»  veloppés  d'une  efpêce  d'efflorefeence  grife ,  qui  eft  un  plomb 
»à  l'état  de  chaux  ou  de  cérufe  native.  Ces  grains  fe  coupent 
»  au  couteau  eu  lames  flexibles,  fuifantes,  mais  qui  Te  terniflent 
»  bientôt  à  l'air.  «  Defcription  du  Cabinet  de  M.  le  Marquis  de  ***, 
Paris,  1780,  p.  41 ,  n°  247.  J'ai  dans  ma  collection  du  pfomb 
natif  en  grains  fur  une  galène  vivement  colorée,  de  Geroldfeck 
en  Suàbe  ;  mais  ce  morceau,  où  l'on  diftingue  auffi  des  chaux 
de  plomb  blanche,  jaune  &  rouge, paroît  avoir  fouffert l'action 
du  feu  dans  quelques  points  de  fa  furface. 

00  "Les  quatre  endroits,  dit-H ,  où  l'on  trouve  du  plomb 
99  natif  en  Vivarais ,  font  à  Serremeja/ies ,  à  Fayet  prés  l'Argen- 
9»  tière,  è  Saint-Etienne  de  Boulogne,  dans  la  vallée  de  Fejfaux 
«près  d'Aubenas,  &  prés  de  Villeneuve  de  Berc;  &  c'eft,  à 
9> chaque  endroit,  dans  des  ravins  efearpés  &  dans  des  terri- 
99  toires  qui  annoncent  par-tout  des  mines  de  plomb.  Tous  ces 
»  endroits  font  fitués  fur  une  même  ligne  ,  qui  a  plus  de  huit 
99  lieues  de  longueur,  quoiqu'à  deux ,  trois  &  quatre  lieues  de 

y»  diftance  les  uns  des  autres Ces  grains  de  plomb  natif, 

99  depuis  la  grofleur  d'un  marron  jufqu'à  une  petitefle  prefque 
9»  imperceptible ,  font  tous  renfermés  dans  une  terre  métallique 
»>très-pefante,  qui  eft  precifément  de  la  couleur  des  cendres  de 
>»  hêtre,  ou  de  la  Ihharge  réduite  en  pouflière  impalpable.  Cette 
»  terre  fe  coupe  avec  le  couteau  ;  mais  il  faut  le  marteau  pour 
91  la  cafler.  Elle  eft  pour  l'ordinaire  de  même  couleur  dans  fon 
9>  intérieur  :  j'en  ai  cependant  trouvé  des  morceaux  qui ,  étant 
Mcaffés ,  renfermoient  une  matière  femblable  à  de  la  litharge, 
v  fi  ce  n'en  eft  pas  une  ;  j'en  ai  même  caffé  quelques  morceaux 
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Ton  n'apperçoit  pas  la  moindre  trace  de  fonderie, 
ni  d 'aucune  autre  exploitation  ?  C'eft  ce  que  je 
n'oferois  affirmer.  Quoi  qu'il  en  foit ,  M.  Wal- 
lerius  admet  le  plomb  aatif  en  majfc  informe  (3), 
Se  le  plomb  natif  en  grains  (4).  Celui  qu'a  décrit 

99  dans  lefqueis  j'ai  trouvé  de  véritables  feories  de  plomb.  Ne 
»  nous  hâtons  pas  pour  cela  de  conclure  que  ces  matières  pro- 
»  viennent  des  anciennes  fonderies  qui  peuvent  avoir  été  conf- 
i>  truites  dans  chacun  de  ces  endroits.  Quelqu'un  qui  n'y  regar- 
99  deroit  pas  de  plus  près ,  s'en  tiendroit  à  cette  concîufion ,  qui 
»  eft  toute  naturelle  ;  «  mais  des  obfervations  particulières  (  qu'if 
faut  lire  dans  l'ouvrage  même  )  ne  permettent  point  à  M.  de  Gen- 
Ikne  de  s'y  arrêter.  Après  avoir  dit  qu'il  ne  lui  a  pas  étépoP- 
fible  de  découvrir  la  moindre  trace  de  fynderie  ,  ni  d'aucune 
autre  exploitation  dans  tout  ce  canton ,  qui  eft  fort  étendu  9 
quoiqu'il  l'eût  parcouru  avec  toute  l'attention  pojfib le ,  il  ajoute: 
99  Ces  plombs  ne  peuvent  pas  non  plus  avoir  été  fondus  parles 
»  feux  fouterrains  ,  ni  par  aucun  volcan ,  parce  qu'on  n'apper- 
»  çoit  aucune  efpéce  de  lave  dans  ces  cantons.  D'ailleurs  la 
"fubftance  minérale  qui  renferme  ces  grains  de  plomb, ne pa- 
99  roît  pas  avoir  fubî  aucune  altération  du  feu  :  c'eft  une  fia*- 
99  tance  de  la  nature  des  cérufes  durcies  &  prefque  pétrifiées;  3 
»  eft  donc  très-difficile  de-  décider  fi  ces  matières  plombeuf» 
»»font  l'ouvrage  des  hommes  ou  celui  de  la  Nature.  «Genfane, 
cité  dans  le  tome  I  de  l'Hifloirt  du  Vivarais,  par  M.I'abblG*- 
raud  Soulavie,  p.  284*295. 

(3)  Plumbum  nativum  folidum.  Wall.  Min.  fp.  366,  a»  n  Mt- 
99  neris  plumbi  aliquando  ,  fed  rarijfimè  inharet  aut  nudum  aut 
»  pejiitum  cruflâflavefcente  terreâ  aut  lapideà\.„  «  In  Mufeo  Rick- 
ieriano  fit  mentio  plumbi  nativi  ex  Polo  nia ,  cV  in  Mufeo  Spene- 
riano  plumbi  nativi  à  Schneeberg  in  Germania.  Référant  &  non- 
fiulli  idipfum  reperiri  ad  Villach  in  Carinthiâ.  Ibid. 

(4)  Plumbum  nudum  granulatum.  Carth.i?/.  Min .  p.  6g.  —  gré- 
«11  fubrotundis  in  pyritâ.  Linn.  Syfi.  nat.  p.  13a;  Muf.  Teff. 
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■Linné  (5) ,  femble  avoir  été  fous  forme  criftalline. 
Mais  ce  profend  Naturalifte  révoque  lui-même  en 
doute  l'authenticité  de  ce  morceau.  Ce  qu'il  y  a 
de  certain ,  c'eftque  fa  forme  paroît  analogue  aux 
criftallifations  artificielles  du  plomb  à  l'état  de 
régule. 

Je  poifède  une  maflfe  de  ce  dernier ,  du  poids 
de  près  de  deux  livres ,  tirée  de  la  maçonnerie  d'un 
fourneau  qui  fervoit  »  dans  les  environs  de  Paris , 
à  la  réduction  des  cendrées  des  Orfèvres.  Cette 
mafle ,  quoique  informe  à  l'extérieur ,  eft  inté- 
rieurement cellulaire  &  criflallifée  en  pyramides 
quadrangulairts  articulées  &  branchues9  formées 


p.  6s.  —  nativum  in  çranulis.  WalL  Min.  (pu  g66 ,  h  Cruftâ  albA 
feu  ctrujfâ  veflitum  dicitur  reperiri  in  colle  arenaceo  prope  Mafel 
in  Ducatu  Siltjut,  lbid,  »  Quoique  le  plomb  natif  foît  très-rare  , 
99  dit  Lehmann ,  on  ne  fauroit  pourtant  en  nier  abfolument  l'exif- 
ytence,  tant  qu'on  n'aura  point  découvert  l'origine  des  grain» 
yy  de  plomb  qui  fe  trouvent  dans  le  voifinage  de  MaJJel  en  Siié» 
»fie««  Art  des  mines,  trad.  franc,  p.  m.  Henckel  parie  de  ce 
plomb  natif  de  Majfel,  dam  fa  Pyritologit,  cb.  g ,  p,  116  de 
"ta  tradoâfon  franco*  fe ,  &  Fhra  faturh.  eh.  4 ,  p.  09.  li  dit  en 
cet  endroit;  que  c'eft  un  véritable  plomb  natif  couvert  d'une  en- 
veloppe calcaire ,  &c.  H  dît ,  bu  contraire ,  dans  (bn  Introduc- 
tion à  U  Minér+lêgie,  que  te  plomb  natif  n'esifte  pas  pius  que 
fêtais  natif, 

Qj)  Plumbum  nativum  bblongum  papiïïis  hotiiùntaïïbttt  obtùfls 
trifariam  feu  quadrifariam  prom/ftcnftftfs.  Muf.TeflT.  p.6flj  n*  1. 
Hoc  prt>  plnmbo  nat'wo  habui  ium  Mujkum  Tejpnianum  exara- 
rem, <u  in  aalâ  doàmajîUen  exercere  non  duuiu  SytLnat.  176a, 
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de  très-petits  oôaèdres  implantés  les  uns  dans  les 
autres  9  de  la  même  manière  qu'on  le  voit  dans  les 
régules  d'or ,  d'argent ,  de  fer ,  d'étain ,  de  cui- 
vre ,  &  dans  l'argent  vierge  en  végétation  de 
Sainte-Marie-aux-mines.  Ces  petits  arbrifleaux 
métalliques  à  branches  quaternes  oppofées ,  s'élè- 
vent verticalement  jufqu'à  cinq  &  fix  lignes  de 
hauteur.  La  plupart  font  terminés  par  une  pyrs- 
mide  quadrangulaire  bien  difiinclc  (6)  ,  qui  n'efi 
autre .  chofe  que  la  moitié  fupérieure  du  dernier 
des  oôaèdres  réunis  fous  cette  forme  criftalline 
très-furcompofée. 

[5]  En   Mine    ancienne. 

Espèce    IL 
Galène  ,  ou  mine  de  plomb  fulfureufe. 

Plumbum  argento  fulphurato  mineralifatum.CTOTiû*  S»  188.— /«* 

• 

(6)  »  Les  métaux ,  dit  M.  Mongez ,  offrent  des  formes  plus  ré- 
"gulières  &  plus  fatisfaifantes  que  celles  des  demi-métaux  (H 
»falIoit  au  moins  en  excepter  les  régules  d'antimoine  &  de  biP- 
ttmurh).  La  figure  des  criftaux  de  plomb  eftt  contmue-t-il, 
»  celle  d'une  pyramide  quadrangulaire  couchée  fur  le  côté ,  de  fa* 
»  çon  que  de  fes  quatre  faces  &  de  leurs  quatre  angles ,  il  y  ta 
99 a  toujours  une  très  étendue,  6*  dont  la  bafe  va  en  s'élargijfant* 
«  Cette  pyramide  eft  compofée ,  pour  ainfi  dire ,  de  couches  ou 
>»  zones  d'autres  petites  pyramides  couronnées  ordinairement 
»  par  une  feule  aiguë.  «  Journ.  de  Phyf.  juillet  178 1 ,  p.  74.  C'tft 
la  defeription  du  criftal  furcompofé. 
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pkurt  mineralifatum  &  argento  mixtum ,  minera  tejjulis  majori- 
bus,minoribus,  vel  granulis  micans.  Galena.  Wall.  Min.  1778  , 
1p.  367.  —  mineralifatum  particulis  cubicis.  Linn.  Syfl.  nau 
1768,  p.  133  9  n°  3.  — particulis  cubicis  ex  albo  cttrulefcen- 
tibus,  nitidis.  Carth.  El.  Min.  p.  66.  — mintraîifatum.  Scop. 
Princ.  min»  §•  oôg.—fulphuratum.  Bergm.  Opufc.  II, p. 424 
&  495  ;  Defcripu  de  Min.  p.  169 ,  efp.  II  ;  Sage  ,  EU  m.  de 
Min.  vol.  II ,'  p.  263  ,  efp.  I  ;  Démette  ,  Lettres,  vol.  II , 
p.  390,  efp.  L 

La  mine  de  plomb  grife  ou  fulfureufe  eft  gé- 
néralement connue  fous  le  nom  de  galène  ;  &  Ton 
y  ajoute  l'épithète  de  tejjulairc  ,  lorfque  fa  forme 
criftalline  efl  complète  ou  bien  déterminée  ;  mais , 
dans  ce  dernier  cas ,  on  ne  doit  point  en  faire ,  avec 
Wallerius  &  Linné ,  une  efpèce  diftinâe  de  la  ga- 
lène ordinaire  9  puifque  c'eft  toujours  la  même 
fubftance  ,  foit  qu'elle  foit  informe  ou  crijiaUi- 

Toutes  les  variétés  déterminées  qu'on  y  ren- 
contre, m'ont  paru  dériver  du  cube  (PL  II>fig.  /), 
ou  de  l'oâaèdre  alumîniforme  (  Pl.  III,  fig.  1  ) , 
qui ,  comme  je  l'ai  déjà  dit  ailleurs ,  font  inverfes 
l'un  de  l'autre ,  de  manière  que  le  cube  tronqué 
dans  fes  huit  angles  folides  >  indique  par  fes  trian- 


(7)  Plumbum  cryjlallinum  feu  tejfellato-cryftallifatum.  Lînn. 
Syjt.  nau  1768 ,  p.  132,  n°  2.  —  fulphurt  mineralifatum  argento 
mixtum  ,  colère  albo  cœrulefcente  ,  cryjlalli fatum.  Galena  cryflal- 
lifata.  Wall.  Min.  1778  9  fp.  368.  »  Sunt  ha  cryflalii  eâdem  in-» 
>♦  doit  6*  naturâ  quâ  galena  plumbi  nuper  defcripta,  eodem  &  co- 
nfort, ad  teffulatam  acctdunt  figuram ,  &c.  lbid. 
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gles  ëquilatéraux  ,  fon  paffage  à  l'oâaèdre  ,  de 
même  que  l'oâaèdre  tronqué  dans  fes  fix  angles 
folides  ,  indique  par  fes  reftangles  ou  carrés ,  fa 
tendance  à  la  forme  cubique.  Ces  deux  formes 
criftallines  ont  d'ailleurs  entre  elles  une  telle  ana- 
logie ,  qu'il  eft  un  point  où  les  variétés  à  quatorze 
facettes  dérivées  du  cube ,  rentrent  abfolument , 
quant  à  leurs  faces  hexagones  Se  carrées  ,  dans  les 
variétés  à  quatorze  facettes  dérivées  de  l'oftaèdre  ; 
mais  la  forme  cubique  étant  celle  qui  fe  préfente 
le  plus  communément  dans  la  galène ,  c'eft  par  . 
elle  que  je  vais  commencer  rénumération  de  tes 
principales  variétés* 

£ a]  Modifications  du  cube* 

Galène  teflulaïre  ou  mine  de  plomb  criftallifée  en  cube)  on  en 
parallélépipèdes  plus  ou  moins  entiers  ,  mais  Couvent  tron- 
qués. Efai  de  Crift.  p.  341 ,  efp.  I  ;  Weig.  trad.  ail.  p.  341; 
Sage ,  Elém.  de  Min.  II ,  p.  261 ,  var.  1.  Galtna  cryflallifataé 
Cronft.  $.  a889/.  Plumhum  cejhhgrifeum  fpUadens  tejfuktm. 
Wolt.  Min.  p.  3a. 

Variété  /.   Cube  ou  parallélipipède  reâangle 
Tiffe  (8)  9  dont  les  angles  &  les  bords  font  entiers 


(8)  Effai  de  Crift.  p.  342,™.  1  &  a,pï.  IV,fig.a,4.P/««- 
hum  cryjlallinum  htxatdrum  cubicum.  Linn.  Syjt.  a*L  p.  132  , 
n°  2,  «,  fig.  19  ;  Muf.  Tefl*.  p.  64,  n*  4.  Galtna  cryfiallifit* 
hexaedrica  cubica.  Wall.  Min.  fp.  368 ,  a.  Piumbum  mi*tnlif** 
tum  cubicum.,  Sçop.  Princ.  min.  J.  269 ,  a. 
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(PLIIjfig.  1-4)*  Ces  cubes  varient  dans- leur 
grandeur ,  &  fe  trouvent  quelquefois  folitaires  (9)  ; 
mais  le  plus  fouvent  ils  font  groupés  plus  ou  moins 
confufément ,  foit  entre  eux  (10) ,  foit  avec  d'au- 
tres criftau*  de  quartz,ou  de  blende,de  fpath  vitreux 
cubique ,  de  fpath  calcaire  pyramidal  ou  lenticu- 
laire ,  de  mine  de  fer  fpathique  »  de  pyrites ,  enfin  de 
toute  autre  fubftance  pierreufe  ou  métallique  (1 1). 
Il  s'en  trouve  de  lamelleux ,  de  chatoyans  ,  de 
colorés  9  &  d'autres  qui  paroiffent  s'être  juxtapofés 
autour  d'un  premier  cube ,  dont  les  faces  font 
directement  oppofées  aifx  angles  folides  du  cube 
extérieur  qui  l'enveloppe  (12). 


(9)  Galène  tefiuïaire  en  cubes  folitaires,  de  Rammelsberg  au 
Hartz.  Defcripu  de  Min.j>.  171,  n°  I.  Galena  cryfialiifata  cu~ 
bica ,  cubis  folitariis  maximis  ,  in  qnan\o  albo  cryftattifato  ,  è 
Schemnii.  Hun  g.  inf.  Litoph.  Born.  I ,  p.  97. 

(10)  Galena  cryjlallifata  cuèica,  cubis  minoribus  diftinâtis  ag- 
grtgatis,  Litoph.  Born.  I ,  p.  97.  —  cubis  aggrègatis  imbricatis. 
lbid.  &  II ,  p.  127.  Mine  de  plomb  teflulâire  ,  dont  les  cubes 
paroiffent  avoir  été  jetés  confufément  les  uns  fur  les  autres. 
Forft.  CataL  1769,  nû  281  ;idem,  1772,^827.  —  en  cubes  &  en 
parailélipipèdes  reâangles  dont  les  angles  &  les  bords  font 
entiers.  Ibid»  n°  788.  —  en  cubes  dont  les  angles  font  entiers  ou 
très-légèrement  tronqués.  Idem ,  1780 ,  np  925.  .• 

(11)  Galène  teflulaire  dont  les  cubes  font  groupés  avec  des 
criftaux  de  roche,  fpath  calcaire  prifmatique ,  &c.  Defcripu  de 
Min:  p.  171 ,  n°»  2 ,  3.  Voyez  Forft.  CataL  1769 , n<*  260, 265 , 
082  ijdem ,  1772 ,  n°  890  ;  &  ibid.  1780,  n«  944-955  &  959. 

(12)  Galène  dont  ia  plupart  des  cubes  Jaifient  voir  un  autre 
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Variété  a.  Hexaèdre  obliquangle,  ou  cube  Ia- 
melleux  peu  régulier,  dont  les  faces  d'inégale  lar- 
geur, s'éloignent  un  peu  de  la  perpendicu- 
laire (13). 

Ces  criftaux  de  galène  folitaires  (14),  ou  grou- 
pés (15),  n'appartiennent  point  au  parallélépipède 
rhomboïdal ,  puifque  les  côtés  des  faces  qui  les 
terminent  ne  font  point  parallèles  entre  eux.  On 
doit  les  confidérer,  de  même  que  les  pyrites  rhom- 
boïdales  (16),  comme  des  cubes  moins  réguliers 
ou  contournés  par  l'inégal  accroiffement  qu'ils  ont 
reçu  dans  les  différens  points  de  leur  fuperficie. 

Variété  3 .  Cube  reâangle  liffe ,  dont  les  huit 

cube  interne  9  plus  liffe  &  plus  Taillant ,  dont  les  faces  font  di- 
rectement oppofées  aux  angles  du  cube  extérieur  qui  Veave- 
loppe.  Forft.  CataL  1780 ,  nos  927 ,  928. 

(1 3)  Eflai  de  Criftalïographie ,  p.  343 ,  var.  3  &  4. 

(14)  Galène  teffuïaire  à  grands  cubes  folitaires  obliquantes, 
de  la  principauté  de  Naffau.  Defiription  de  Min.  p.  171 ,  n*  4. 

(15)  Galène  teffuïaire  en  cubes  obliquangles  dont  les  angles 
&  les  bords  font  entiers ,  du  Derbyshire.  Forft.  CataL  1772, 
n°783. 

(16)  Voyez  ci  deffus ,  p.  242 ,  d.  On  peut  obferver  ici  que  ces 
galènes  en  cubes  légèrement  obliquangles  ,  font  beaucoup  plus 
rares <iue  celles  dont  les  fix  faces  font  parfaitement  re&angulaires  ; 
&  lorfqu'on  en  rencontre ,  leurs  huit  angles  folides  ne  font  ja- 
mais tronqués,  tandis  qu'au  contraire  les  cubes  de  galène  par- 
faitement rectangulaires ,  ne  fe  préfentent  que  très-rarement  fans 
troncatures  dans  leurs  huit  angles  folides  ;  auffi  les  variétés  à 
14  facettes  font-elles,  dans  cette  efpèce,  les  plus  communes  de 
toutes. 

angles 
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angles  folides  font  peu  tronqués  (17) ,  d'où  refaite 
un  polyèdre  â  quatorze  facettes ,  dont  fix  oâogones 
larges  &  huit  triangulaires  équilatérales  (  PI.  II 9 

fie-  •*)• 

On  a  trouvé  depuis  peu  dans  les  mines  du  du* 
ché  de  Northumbtrland ,  des  galènes  en  cubes  fo* 
litaires  très-parfaits,  qui  préfentent  non-feulement 
cette  variété  (18) ,  maïs  encore  les  deux  fuivantes. 
J'ai  de  ces  galènes  folitaires  à  quatorze  facettes  » 
dont  les  cubes  ont  depuis  quatre  lignes  jufqu'à 
huit  lignes  de  face.  Leurs  huit  troncatures  font  très- 
rarement  égales  entre  elles  :  on  en  voit  furie  même 
cube  de  profondes  &  de  fort  légères  ;  quelquefois 
même  un  des  angles  folides  refte  fans  troncature  , 
comme  on  l'obferve  aufli  dans  les  marcaffites  de 
même  forme.  Ces  criftaux  de  galène  à  quatorze 
facettes  font  quelquefois  groupés  deux  ou  plu- 
fieurs  enfemble ,  en  petites  maiTes  folitaires  (19) , 

— — — — — ^— —  ■  — —  111  m  m  ■      ■  -     ■    ■  .» 

(17)  Effai  de  Crift.  p.  343,  var.  5,  p1>  IV,  fig*  6.  Galtn* 
ayftallifata  cubica  apicibus  angulorum  trttncatis.  Litoph.  Boni.  II  ^ 
p.  127.  Pltrmbum  Iqtiruir.é  Ttfftra  cubica  ançulis  omnibus  trun- 
cutis.  Linn-  Syjl.  nau  p.  131,1V  2,^,  fig.  20;  MuCTcfl;  p.  62, 
n°  2 ,  tab*  Il ,  fig.  6.  Galena  cryjlallifata  cubica  angulis  truncatis. 
Wall*  Min*  fp.  368 ,  d.  Plumbum  mineralifatum  truncatum.  Scop» 
Princ  min.  %.  369  ,£• 

(18)  Voyez  Forft.  Cotai,  1780  ,  nd  912. 

(19)  Autre  crifial  folfraire  de  galène  à  14  facettes ,  auquel 
adhèrent  deux  autres  plus  petits.  Ibid.  n"  923  &  924.  Un  mor- 
ceau de  galène  tefluiaire  en  cubes  dont  les  angles  font  tronqués: 

Tornt  III.  Pan.  III.  Crifl*  mitall.  A  a 
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mais  communément  ils  forment  des  groupes  plus 
ou  moins  confidérables ,  entremêlés  d'autres  criftal- 
ttfations  pierreufes  ou  métalliques  (20). 

Variété  4.  La  variété  précédente  plus  fortement 
tronquée  (ai) ?  ce  qui  change  en  canes  les  fix 
o&ogones  de  cette  variété  ,  les  autres  faces  reftant 
triangulaires  (PI.  II 9  fig.  y  )* 

Ces  criftaux  de  galène  à  quatorze  facettes , 
fe  trouvent  fréquemment  réunis  fur  le  même 
groupe  (22)  avec  ceux  de  la  variété  précédente  ou 
de  la  fuivante. 

Variété  S.  Le  cube  liffe ,  dont  les  huit  angles 
folides  font  encore  plus  tronqués  (23);  ce  qui 


ii  eft  compofé  de  deux  cubes  qui  fembîent  fe  pénétrer  Pua 
l'autre ,  &  donc  les  côtés  ont  pJus  d'un  pouce  8c  demi  de  bau* 
teur  fur  autant  de  largeur.  DavHa ,  CataL  II ,  p.  386,  n#  143. 

(20)  Galène  tefluiaire  à  14  facettes,  de  la  variété  dont  les 
angles  font  peu  tronqués.  Defcript.  de  Min.  p.  I7i,n*  7*  Yoyex 
Forft. CataL  177a,  11*776;  idem,  1780,  n°  929. 

(ai)  Efiai  de  Criftaliographiè ,  p.  343 ,  var.  6 ,  pî.  IV ,  fig.  7. 
Caltna  cryjlallifata  latdra  è  planis  o&o  trigonis  &  fcx  tetraedm. 
Lîtopb.  Born.  I,  p.  97. 

(22)  Galène  tefluiaire  à  14  facettes  ou  en  cubes  dont  les  huit 
angles  folîdes  font  tronqués  fort  avant.  Defcript.  de  Min.  p.  171 , 
fl*  5.  —  en  cubes  groupés  les  uns  fur  les  autres,  &  qui  f  à  l'ex- 
ception d'un  très-petit  nombre,  ont  leurs  angles  folides  plus  ou 
moins  tronqués.  Forft.  CataL  1773 ,  n#  74a.  Voyez  ibia\  n«*  745  > 
771-773;  idem,  CataL  de  1769,  n°*  266,  267;  idem,  2780, 
nos  933  &  962. 

(23) Effai  de  Crtft  p.  344,  var. 7,  pL  IV,  fig.  *. 
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ettange  en  hexagones  à  côtés  alternativement 
grands  &  petits,  les  triangles  équîlatérauxdes  deux 
Variétés  précédentes  (  PL  H9fig*  5  ).  • 

Je  poflede  un  petit  criftal  (binaire  très-parfait 
de  cette  variété  ;  mais  elle  devient  fouvent  irré- 
gulière par  Tinégale  profondeur  de  £es  troncatu- 
res (24)  :  on  la  trouve  fur  les  mêmes  groupes 
que  la  précédente  (25). 

Varilti  (T.  Galène  teflulaire  à  vingt-fix  facettes  » 
ou  la  variété  précédente  tronquée  dans  fes  douze 
angles  folides  (26)  ;  ce  qui  ajoute  â  cette  variété 
douze  petits  plans  reâangulaires ,  &  change  eii 
oâogonesles  fix  plans  canes  du  cube  ,  les  huit  au* 
très  faces  reftant  hexagones  (  PU  H*fig.  10  ). 

Je  n'ai  point  vu  cette  galène  en  criilaux  /b* 
litaires  ,  mais  j'en  poffède  un  groupe  chargé  de 

(24)  On  doit  regarder  comme  des  modifications  peu  régulières 
de  cette  variété  ,  les  trois  fuivantes  ,  données  par  M.  de  Born  t 
Galtna  cryftallifata  i+tdra  è  planis  hexagonls  ftx,  trigonîs  080  * 
è  Zille  HercynU.  Litoph.  Born.  I ,  p.  97.  (  M.  de  Ôorn  cite  pouf 
cette  variété  la  figure  20  de  Linn.  Syjl.  nat  ;  mais ,  dans  cette 
figure,  les  fix  plans  du  cube  font  o&ogones ,  8c  nullement  hexa- 
gones, )  —  lotira  planis  dttobus  htxatdris ,  cV  dttodècim  tttrae- 
iris  imtqualibus ,  adRaûtboryi  Boh.  Ibid.  (  J'avoue  que  cett* 
figure  m'elt  inconnue.)  —  lotira  planis  trregularUui ,  dd  Frigr* 
Itrg  Sûx.  Ibid. 

(25)  Galène  teflulaire  à  M  facettes  dans  la  mine  de  fer  fpa« 
thique  écaiUeufe  grife,  de  Freyberg.  Dtfciîpu  dt  Min,  VOl^i 
&♦  8.  Voyez  Forft.  Cotai.  i77«,  nc 780. 

Otf)  Effiû  de  Crift.  p.  344,  var*  8,  pi.  IV, fig.  9. 

À  a  îj 
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mine  d'argent  rouge  granuleufe ,  de  Freyberg  en 
Saxe  (27). 

Qb]  Modifications  de  foSaidrc  aluminiforme. 

Variété  7.  L'oâaèdre  régulier  (a8) ,  terminé 
par  huit  triangles  équilatéraux  (/Y.  III9fig.  /). 

Je  n'ai  point  encore  vu  cette  variété  folitaire , 
mais  on  la  rencontre  quelquefois  groupée  avec 
celles  en  cubes  plus  ou  moins  tronqués  dans  leur* 
huit  angles  folides  (29) ,  ou  bien  avec  Tune  ou 
l'autre  des  variétés  fuivantes  (30). 


(27)  Voyez  Defcript.  de  Min.  p.  175 ,  n°  13. 

(28)  Eflai  de  Crift.  p.  344,  efp.  II,  var«  1  ,pf.  VI,  fig.  1. 
Plumbum  cryftallinum  oHatdrttm.  Linn.  Syft.  ffaf.p.  S32,  n*  a ,  fi, 
fig.  33.  Galena  cryjîallifata  oStotdrica,  figura  ef  aluminiformi. 
Wall.  Min.  fp.  368  *  b.  Galena  cryjîallifata  cryfiallis  o&oedris. 
Litoph.  Born.  Il ,  p.  127.  Galène  oâaédre.  Sage ,  Elém.  et  Min. 
vol.  II ,  p.  26a  |  var.  2. 

(29)  Groupe  de  mine  de  pîomb  teflularre  de  deux  variété. 
Dans  l'une ,  ce  font  des  cubes  dont  les  angles  font  tronqués: 
dans  l'autre ,  ce  font  de  grands  criftaux  oâaédres  comme  l'alun 
Ce  groupe ,  entremêlé  de  faunes  topazes  cubiques,  &  imprégné 
de  bitume,  eft  des  mines  du  Dcrbyshire.  Forft.  CataU  1769} 
n*  262-264.  Voyez  auffi  le  CataU  de  1772,  n«  744  &  755. 

(30)  On  voit  à  Paris,  dans  le  cabinet  de  M.  l'abbé  Nolinf 
un  groupe  de  criftaux  de  galène  des  mines  de  Pompéaa  près 
Rennes  en  Bretagne ,  très-intérelfant  en  ce  qu'il  réunit  la  plu- 
part des  variétés  qui  font  propres  à  l'oâaèdre.  Ce  groupe  efc 
repréfenté  de  grandeur  naturelle  dans  la  première  Décade  du 
Règne  minéral  $n  plancfa  cc/triïej  de  d'Agoty ,  pi.  IV,  fig.  1. 
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Variitê  8.  L 'oâaèdre  alongé  ou  cunéiforme  (31), 
ayant  fur  chaque  pyramide  deux  triangles  alter- 
nes avec  deux  trapèzes  (  PL  Itl ,  fig.  x  ).  Ceft 
une  très-légère  modification  de  la  variété  précé- 
dente. 

Vaniti^.  Segment  de  la  variété  précédente,  ou 
l'oâaèdre  comprimé,  terminé  par  fix  trapèzes  al- 
ternes ,  &  deux  hexagones  à  côtés  alternativement 
larges  &  étroits  (  PI.  III ,  fig.  sx  ). 

Je  poflede  un  de  ces  fegmens  d'oâaèdre  pref- 
que  folitaire  fur  une  galène  â  grandes  facettes 
mêlée  de  blende ,  de  Pompéan. 

Varilti  10.  L'oâaèdre,  foit  de  la  variété  7 ,  foit 
de  la  variété  8 ,  dont  le  Commet  des  deux  pyrami- 
des eft  tronqué  net,  d'où  réfulte  un  décaèdre 
(PI.  III, fig. 3). 


On  voit  en  A  des  oâaèdres  entiers  &  réguliers ,  formée  par  deux 
pyramides  quadrangulaires  jointes  bafe  à  bafe9  &  dont  les  huit 
plans  font  des  triangles  équilatéraux.  En  B  font  des  oâaèdres 
à  fommets  cunéiformes.  En  C,  ces  oâaèdres  fe  changent  en 
décaèdres  par  la  troncature  du  fommet  des  deux  pyramides.  En 
V ,  ils  font  tronqués  dans  leurs  fix  angles  folides.  Enfin  Ton 
en  voit  en  E  qui  font  tronqués  dans  leurs  angles  folides  &  dans 
leurs  bords.  Cette  réunion  des  principales  variétés  de  l'oâaèdre 
dans  un  même  groupe,  eft  d'autant  plus'  digne  d'être  remar- 
quée, que  la  plupart  des  criftaux  qui  le  compofent  font  grand» 
&  bien  déterminés. 

• 

(31)  Eflai  de  Crifh  p.  344 ,  var.  a ,  pi.  VI ,  fig.  2.  In  uirâqut 
pyramide  Uura  duo  oppofita  latiora+Muf»  Teff.p.  64,  n*  3» . 

Aaii] 
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Jç  poffède  un  groupe  de  criftaux  de  galène  où 
ççtte  variété  fe  rencontre  (32). 

Variât  u.  L'oâaèdre  tronqué  dans  fes  fix  an- 
gles folides  (33) ,  d'où  réfulte  un  polyèdre  à  qua- 
torze facettes ,  qui  ne  diffère  de  celui  de  la  variété 
5  ,  que  par  la  rencontre  des  carrés  avec  les  petits 
côtés  des  hexagones ,  tandis  que  c'eft  avec  les 
grands  côtés  des  hexagones  ,  que  les  carrés  fe 
rencontrent  dans  la  variété  5  (PI.  III \  fig.  +  &  S). 

Cette  variété  fe  trouve  fréquemment  dans  les 
galènes  du  Derbyshire  &  de  Pompéan  (34)* 

Variété  #2,  L'oâaèdre  tronqué  dans  fés  angles 
folides  &  dans  fes  bords  (35) ,  d'où  réfulte  un  po- 
lyèdre à  vingt-fix  facettes  (PA  III 9  fig.  8). 


(32)  Galène  oAaédre  en  criftaux  aïuminifbrmes ,  la  plupart 
tronqués  aux  fommets.  Dxfcnpu  dit  Min.  p.  17a»  n°  9*  Voyes 
Torft.  CataL  177a ,  n°  743. 

(33)  Effai  de  Cnft.  p,  344 ,  w.  3 ,  pL  VI ,  fi*  6  &  7.  Pûm, 
tym  cryftattinum  i+tdrum.  Figura  aluminis ,  ap  ici  bus  omnibus  tr**- 
catis  *  Aine  plana  nexagona  8 ,  tttragona  6  minora.  Linn.  SjfU 
mat,  p.  13a  .  n°  a,  y,  fig.  24.  Galena  cryjtallifata  tttradecakt- 
driça.  Wall.  Min.  fp.  368 ,  c, 

(34)  Galène  en  enftaux  à  14  facettes ,  formés  par  des  oâaèdrea 
^ont  les  fix  angles  folides  font  plus  ou  moins  tronqués-  Defcr.  dé 
JVf/ij,  p.  17a,  n*  10  8ç  ja.  Voyez  Forft.  CataL  1772,  n0*742- 
760;  idem *  ÇataL  de  1780,  n°«  931  93a,  934-938*  QaUna  cryf> 
tallifata ,  ciyflallis  cubicis  A  o&oedris  &  dôdecaedris  aggregatis  ^ 
fiperficie  eoloratâ  ,  ad  Derby  Angli*.  Litoph.  Born.  II,  p.  127, 

(35)  Effai  de  Criftattographie ,  p.  345,  var.  4,  pî.  Vl,6g.& 
flumkum cyflallinum  ifodrum.  linn,  Syfa  nat.  p«  ija>  n°  3,*, 
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Cette  variété  rentre  dans  la  fixîème ,  dont  elle 
ne  diffère ,  qu'en  ce  qu'ici  les  huit  hexagones  font 
grands ,  les  fix  oâogones  petits  ,  &  les  douze 
reâangles  plus  alongés  (36). 

Outre  ces  variétés  déterminées ,  la  galène  nous 
préfente  auffi  des  criftaux  polyèdres  ou  à  facettes 
indéterminées  (37)*  Ce  font  ici  de  petits  cubes 
raflemblés  en  globules  ou  en  cylindres  (38),  ou 
dont  les  angles  font  émoufles  comme  s'ils  euflent 
éprouvé  un  commencement  de  fufion  (39)  ;  là 

6g.  25.  Tejfera  o&aedra  aluminaris  ,  cujus  cV  anguli  cV  apices  om* 
nés  truncati  :  indè  plana  hexagone  8  majora,  prim aria  ;  plana  oc- 
togona  6  minora  ,  verticalia  ;  plana  tetragona  12  linearia ,  angu- 
laria.  Ibid.  GaUna  çTyjlallifata  fix  cY  viginti  [attribut.  Wall-. 
Min.  fp.  368 ,  ç. 

C36)  Gaféne  en  cri/la uxjotfaédres  dont  les  angles  8c  les  bords, 
font  tronqués;  du  Staffordshire.  Forft.  CataL  1780,  n°  943. 

(37)  Galtna  cryftallifata  cryflallk  pofyedris  in  fpatho  calcario, 
—  in  qaartxppuro,  — in  fluoré  minerait  cum  pyrite  lamellofo  crif* 
lato.  Litoph.  Boro.  I ,  p-  9V»  &  ***** u  >  P-  I27* 

(38)  Oalena  noiulofa  ,  cubis  in  ghbulos  aggregatis.  Litoph* 
Born.  1 9  p.  96.  —ftillatitia  globahf*.  Ibid.  —flillatitia  tefta- 
cea*  Ibid.  —  cylindrica  cylindris  Jongioribus  aggregatis.  Ibid, 
flillatitia  figurât  in  déterminât*,  Ibid.  Galène  teffulaire  en  pe- 
tits criftaux  raflemblés  &  pelotonnés  en  globules ,  fur  une  gangue 
de  feld-fpath,  de  Saxe.  Forft.  CataL  1772,  n°  803.  Galène 
martiale  en  ftalaâites  ou  en  cylindres ,  du  comté  de  Sommerfet» 
Dcfcript.  ce  Min%  p^  176  ,  n°  34. 

(39)  Je  poffède  des  groupes  qui  ont  cette  apparence  :  les  uns. 
font  des  mines  de  Pompéan  près  Rennes  en  Bretagne  ;  les  autres  x 
de  la  minière  dite  Jange  himmlifcke  hier  près  de  Freyberg.  Voye* 

Forft.  CataL  1772 ,  n#  1459  &  8i8« 

Àa  iv 
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ce  font  des  cubes  ou  des  parallélépipèdes 
gles  qui  fe  ramifient ,  ou  femblent  avoir  végété  les 
uns  fur  les  autres  (40)  ;  ailleurs  fes  criftaux  font 
lenticulaires  ou  pofés  de  champ  comme  les  fpaths 
dits 'en  crêtes  de  coq  (41)»  Je  ne  dis  tien  ici  des 
galènes  prifmatiques  hexaèdres  terminées  ou  non 
far  des  pyramides  hexaèdres  (42) ,  parce  que  cette 


(40)  Gakna  figurata  dendritica.  Litoph.  Born.  I ,  p.  96  ;  & 
ibidAl,  p,  126.  Galène  teffulaire  en  petits  cubes  qui  ont  comme 
végété  les  uns  fur  les  autres.  Forit  Cat&L  1769  ,  11*  371.  Ga- 
lène criftallifée  en  prifmes  ou  parai léflpipédes  reâangles  dont 
les  angles  folides  font  tronqués  :  ifs  font  groupés  les  uns  fur 
îes  autres ,  de  manière  à  repr éfenter  une  efpèce  de  végétation 
Idem,  177a  ,n*  797.  M,  Brinnicb,  dans  fes  Notes  fur  Cronf- 
tedt,  obferve  que  ia  mine  de  la  Morgenjiein  près  deFreybergj 
offre  une  variété  de  galène  tenant  argent  qui  lui  eft  particulière  » 
êc  qui  mérite  attention ,  foit  par  la  couleur  d'un  brun  jaunâtre, 
fojt  par  fa  figure,  qui  eft,  dit-il,  quelquefois  en  cylindres  très- 
minces.  Elle  végète  quelquefois  en  façon  de  dendrites,  comme 
la  mine  de  cobalt  tricotée. 

(41)  Galena  cryjlaltifata ,  cryftallis  lamellûfls  hexaedris.U\to$U 
Born.  Il, p.  127»  —  cryflallis  orbicularibus  treStis,  margine  eom- 
prejps ,  adKapnick  Tranfib.lbiû.  I ,  p.  97,  —  lamtllofa  ccllalarii, 
hmellis  tetraedris  ereStis  in  cellulas  ordinatis.  Ibid,  p.  96. 

(42)  Galena  cryjlallifata  hexaedra  >prifmate  &  pyramide  hexa** 
ira ,  ad  Ratieboriix  Bon,  Litoph,  Born,  I ,  p.  97.  Celle  des  minet 
d'Huelgoët  en  Baffe-Bretagne ,  dont  je  parlerai  ci-après ,  (efpèce 
VI  ) ,  eft  en  prifmes  hexaèdres  tronqués  net  »  ou  fans  pyramides* 
On  fait  que  les  mines  de  plomb  blanches  &  vertes  criftaNifent 
en  prifmes  hexaèdres ,  terminés  ou  non  par  des  pyramides 
hexaèdres  ;  or  ces  criftaux  peuvent  pafler  à  l'état  de  galène  fans 
changer  do  forme  ,  par  le  concours  d'une  vapeur  de  foie  do 
foufre. 
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forme  eft  étrangère  à  la  galène  ,  &  qu'elle  ne  fe 
rencontre  que  dans  des  galènes  régénérées ,  dont 
je  parlerai  plus  bas  fous  le  nom  de  mine  de  plomb . 
noire  (efp.  VI). 

Lorfque  la  criftallifation  de  la  galène  eft  abso- 
lument confufe  ;  ce  qui  arrive  lorsqu'elle  remplit  ' 
exactement  le  filon  qui  la  contient  (43) ,  on  n'a 
plus  que  des  maffes  informes ,  dont  le  tiffu  ,  pour 
l'ordinaire  lamelleux  ,  donne  les  variétés  qu'on 
appelle  à  grandes  facettes  (44)  ,  à  petites  facet- 
tes (45) ,  à  petits  points  brillons    (46)9  &c.  La 

(43)  Il  7  a  des  veines  ou  fiions  de  galène  qui  ont  plufieurs 
pouces  &  même  plufieurs  pieds  d'épaifieur ,  &  d'autres  qui  ont 
h  peine  l'épaifleur  d'un  cheveu.  J'en  ai  de  ces  dernières  dans 
le  fpath  féléniteu?  en  maffes,  appelé  cauk  par  les  Mineurs  du 
Verbyshire.  Voyez  For/t.  Catal.  1769 ,  n°* 274-276; idem,  Cat. 
de  1772 ,  m»  768,  794-796  ;  &  Catal.  de  1783 ,  u°  702. 

(44)  Galtna  fejjulis  majoribus  micans.  Watt.  Min.  fp.  367 ,  am 
Galtna  mrcis  majoriéus  micans  non  dijîin&â  figura  tejptlari.  Waiï. 
Min.  i  edit.  fp*  282 ,  n*  3.  Plumbum  minerait  fatum  fubconti- 
nuum  caruleo-grifeam  fplendens.  Carth.  El.  Afin. p.  66.  —  mine* 
ralhfatum  galeniçum.  Scop,  Pr.  min.  §.  269 ,  c.  Galène  à  grandes 
facettes,  luifantes  &  fpéculaires,  fur  laquelle  eft  une  veine  de 
blende  grife,  chargée  d'une  croûte  pyriteufe  mamelonnée ,  de 
Potnpéan  près  Rennes  en  Bretagne.  Defiript.  de  Min.  p.  174, 
n°  17,  Ce  morceau  eft  repréfenté  pï.  III 9  fig.  1  de  la  première 
Décade  du  Règne  minéral  en  planches  coloriées  de  d'Agoty. 

(45)  Galtna  tejfulis  minorihus  micans.  Wall.  Min.  fp.  367,  à, 
—  areis  minorihus  micans ,  non  difiinQâ  figura  tejjulari.  Idem , 
1  edit.  fp.  282 ,4,  —  particulis  minorihus  imbricatis,  Carth*  El. 
Miu.  pt  66.  Voyez  Defiript.  de  Min.  p.  174 ,  n°  22-24. 

(46)  Galtna  particulis  micans.  W*U»  Min.  fp.  367 ,  </.  Voyes 
Dtfcripu  de  Min,  tf»  27  &  28. 
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difpofition  relative  de  ces  lames  entre  elles  donne 
les  galènes  palmées  (47)  ,Jl rites  (48) ,  radiées  (49), 
chatoyantes ,  &c.  (50).  Enfin  la  galène  fe  ren- 
contre auffi  en  maffes  d'un  grain  fin ,  folides  & 
compaôes  comme  l'acier  (51),  quelquefois  même 
fpéculaires  (5 1)  à  leur  fuperficie.  Les  galènes  qui 

(47)  Galène  palmée»  ou  à  lames  luifantes  &  divergentes,  qui, 
dans  fts  caflures ,  font  difpofées  par  faifeeaux.  Defcript.  de  Min* 
p.  174 ,  n°.  19  &  20.  Galène  feuilletée  fingulière  en  ce  que  les 
lames  femblenc  partir  d'une  ligne  ou  efpèce  de  côte  qui  tra- 
verfe  le  milieu  du  morceau  ,  d'où  elles  s'étendent  à  droite  &  à 
gauche ,  de  manière  à  imiter  une  fougère  ou  dendrîte.  Forft. 
CataL  1769 ,  ne  272-274  ;  idem ,  CataL  de  1772 ,  n°  798. 

(48)  Voyez  Defcript.  de  Mia.  p.  175,  nQ  29.  Galena  jtrieu* 
Wall.  Mia.  1  edit.  fp.  282,  n°  10. 

(49*)  Galena  radiata.  Wolt,  Afi/î.'p.  32 ,  n°  4. 

(50)  Galena  cubis  vel particules  obliqué  refplendens.  Wall.  Min. 
1778,  ip.  367 ,  *.  — particulis  majoribus  vel  minoribus  obliqué 
refplendens.  Idem ,  1  edit.  fp.  28a  ,  n*  7  &  8.  —  micantibas 
particulis  diverfo  fitu.  Linn.  Syft,  naU  1768,  p.  133,  n*  3,  y» 
—fuperficie  fugaci.  Litoph.  Born.  I ,  p.  94.  —  lamellofa ,  lûmtUU 
elongatis  parallelis  fuperficie  fugaeu  ibid.  p.  96.  Voyea  DtfcripU 
de  Min.  p.  176 ,  n°»  30-33  ;  &  Forft.  Catal.  177» ,  n°  799* 

(51)  Galena  texturâ  chalybeâ.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  367 ,  f. 
Plumbum  compacHunu  Linn.  Syft.  nat.  1768,  p.  133 ,  n*.  3.  — mi- 
nerait fatum  continuum ,  albo-cœrulefcens  nitens*  Carth.  EL  Mia, 
$.66.—fulpàure  minerali fatum  BleyfchweifGem.  Cronft.J.  187. 
Plumbago.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  370  ;  Defcript»  de  Min.  p.  180, 
efp.  III. 

(52)  Galena  fuperficie  nitidâ  fpecularis.  Wall.  Min.  fp.  367  »«*• 
—fuperficialis  nitens  fpecularis.  Litoph.  Born.  I ,  p.  96  ;  &  iAûf. 
II ,  p.  126.  Voyez  Defcript.  de  Min.  p.  182 ,  n°  I  ;  &  ForfL  CauU 
*V*>  n*  805809  ;  idem,  1780,  n°*  956-958. 
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font  colorées  ou  panachées  des  plus  vives  cou* 
leurs  de  la  queue  de  paon  ($3)9  font  ordinairement 
très-friables  ,  &  annoncent  par  cet  état  un  com- 
mencement de  décompofition.  On  appelle  galène 
hépatique  (54)  ,  celle  qui ,  par  une  décompofition 
plus  avancée ,  a  perdu  fon  éclat  métallique  &  fon 
minçralifateur ,  du  moins  dans  les  parties  les  plus 
voifines  de  la  fuperficie ,  qui,  par  ce  moyen,  de- 
viennent infenfîblement  Tune  ou  l'autre  des  mines 
de  plomb  iecondaires  ou  calciformes  qui  com- 
pofent  les  efpèces  fuivantes. 

Quelques  Auteurs  parlent  d'une  mine  de  plomb 
fulfureufe  antimoniale  (5  5) ,  qui  a  la  couleur  de  la 
galène  ordinaire ,  mais  dont  le  tiffu  eft  fibreux  ou 
rayonné  comme  celui  des  mines  d'antimoine.  M. 


(53)  Galena  fuperficie  coloribus  piridibas  ornata.  Litoph,  Born. 
I>P-96t  — fuperficie  coloratâ.  Ibîd.  II  ,  p.  127.  Galène  cha- 
toyante &  colorée  du  pays  de  Trêves.  Defcript.  de  Min.  p.  176, 
»•  31,  Voyez  Forft,  CataL  1780 ,  no»  934-938 ,  945  &  946. 

C54)  Galena  eryflallifhta  fatifeens.  Lltoph.  Born.  I ,  p.  97. 
»Cubi  majores  minorefque  in  aèrt  lihero  nitorem  fenfim  amit- 
»  tant,  &  in  fodinis,  evoluto  fulphure ,  variit  coloribus  quandoqut 
**[udunt,  ferè  ut  minera  cupri  laiurta."  Alb.  tit.  17  ,  p.  140; 
Scop.  Princ.  min.  p.  103.  Voyez  Defcript,  de  Min*  p.  179  , 
W»  47-50  ;  &  Forft.  CataL  1780,  n°*  947-950. 

(55)  Plumbun  fiibiatum  feu  mineralifatum  fibrofo-ftriatum* 
Vmn.  Syftt  nat.  1768,  p«  133  >n°  5.  —  antimonio  cV  argento  fui- 
phurato  mineralifatum.  Cronft.  §.  290.  Galena  plumbi  antimonia,- 
li*%  Wailt  Min%  1778,  fp.  369  ;  Defcript,  de  Min.  j>.  183  ,.ejp,  IV, 
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Sage  a  reçu  des  environs  de  Scrvo[  dans  le  Fau- 
cigny ,  une  galène  mêlée  d'antimoine  ;  mais  fon 
tiffu  n'a  rien  qui  la  diftingue  des  galènes  folides 
ordinaires  ;  elle  eft  feulement  d'un  gris  plus  foncé  , 
&  a  quelque  chofe  de  l'onâuofîté  de  la  molyb- 
dène. 

[C]   En  Mine  secondaire. 

Espèce     III. 
Mine  de  plomb  blanche.  . 

Minera  plumbi  caleiformis  para  ,  iniurata  ,  fpathum  plombe* 
Cronft.  $.  185  9 1 9  b.  — fpathacea  vel  fpathum  plumbiferum.  Vo- 
gel ,  Min.  p.  166.  Plumbum  fpathofum  album.  Wolt.  Afin, 
p.  32.  —  fpathofum  feu  fragmente  fpathofts.  Linn.  Syfl,  nau 
1768 ,  p,  135,  nc  9.  —  minerait  fatum  fubdiaphaaum  album. 
Carth.  El.  Min.  p.  66 ,  fp.  5.  Minera  plumbi  fpathofa.  Valf. 
M//7.  1778,  fp.  371.  Plumbum  calci forme  fpathofum.  Scop. 
Princ.  min.  $•  270 ,3.  —  jciVo  aereo  mineralifatum.  Bergm. 
Opufc.  II,  p.  426;  Defcript.  de  Min.  p.  188,  dp.  VI;  Sage, 
Elèm.  de  Min.  U,p.  264,  efp.  U;Démefte,  Lettres,  mA.  11 9 
p.  394,  efp.  II. 

Cette  mine,  qui  nf eft  autre  chofe  qu'une  chaux 
de  plomb  minéralisée  par  l'acide  méphitique  (56)» 


(5G)  M.  Bergman  (  dans  fa  Diflertation  de  minerarum  Doci- 
mafiâ  humidâ,  Opufc.  "II,  p.  424)  nous  apprend  que  M.  Gâta  » 
célèbre  Médecin  de  Stockholm  9  a  découvert  une  mine  de 
plomb  caiciforme ,  qui  a  pour  minéralHateur  l'acide  même  du 
phofphorc  ;  mais  il  ne  nous  dit  point  fi  cette  mine  affecte  une 
forme  criftdlline  particulière,  ni  quelle  eft  fa  couleur,  ni  de 
quelle  minière  ont  été  tirés  les  morceaux  dont  il  a  fek  Peffaw 


J 
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à l'aid e  duquel  elle  criftallife  ,  fe  préfente  rarement 
fous  une  forme  criftaUiae  bien  déterminée  (57)* 
La  plupart  des  figures  qu'elle  affeâe,  m'ont  paru 
dériver  d'un  dodécaèdre  à  plans  triangulaires  ifo~ 
cèles  ,  aflez  femblable  à  celui  du  criftal  de  roche 
(  PL  VI ,  fig.  ig  )  ;  mais  elle  en  offre  auflî  qui 
femblent  dériver  d'un  décaèdre  prifmatique ,  ana- 
logue à  celui  du  nitre  (  PL  III ,  fig.  46  ).  Sans 
rien  décider  à  cet  égard ,  voici  les  variétés  que 
j'ai  obfervées ,  ou  dont  les  Auteurs  ont  fait  men- 
tion. 

Variitl  /.  Deux  pyramides  hexaèdres  à  plans 
triangulaires  ifocèles ,  jointes  &  oppofées  bafe  à 
bafe  fans  aucun  prifme  intermédiaire  (  PL  VI , 

fis*  '5  )• 

Je  po/Iede  un  petit  groupe  de  criftaux  de  mine 

de  plomb  blanche   demi-traniparente  (5  8) ,  où 

(57)  Mine  de  plomb  blanche  criftailifée  en  prifmes  à  quatre, 
cinq  &  fix  pans  inégaux  ,  ordinairement  ftriés ,  terminés  par  des 
pyramides  courtes  variables  dans  le  nombre  &  la  pofîtion  de 
leurs  côtés.  Efai  de  Crijl.  p.  347  ,  efp.  IV  ;  Wcig.  trad.  alL 
p.  347.  Mine  de  plomb  cornée  criftallifée  en  prifmes  hexaèdres 
comprimés,  terminés  par  deux  pyramides  obtufes  &  oppofées. 
Ibid.  p.  350 ,  efp.  V.    Plumbum  calciforme  cryftallinum.  Scop. 
Princ.  min.  J,  270,  c.  — ptllacidum  hyalinum  rafile  tfftrvefctnx 
Lhuu  Syjl.  nau  1768,  p.  135  ,  n#  10.  Plumbum  fpatkl  cubici^ 
Muf.  Teff.  p.  64,  n#  5.   Minera  plumbi  alba  fpathofa  cryjlalli- 
fata.  Wall.  Afin*  1778, fp.  371 ,  •.  — alta  cryflallina.  Carth. 
El.  Min.  p.  66, 

(58)  Ce  petit  groupe  eft  repréfenté  pL  XVII,  ïett.  F  de  ta 


38a  P  l  o  m  ». 

cette  variété  eft  aÇez  bien  caraâérifée.  Il  eft  mêle 
d'un  peu  de  galène ,  &  vient  de  la  minière  héré- 
ditaire de  Saint  -  Jean  Népomucènc ,  à  Przibram 
en  Bohême. 

Variété  2.  Les  deux  pyramides  hexaèdres  de 
la  variété  précédente ,  devenues  cunéiformes ,  en 
s'alongeant  parallèlement  à  leur  bafe  ;  ce  qui 
change  en  trapèzes  deux  des  triangles  ifocèles 
de  chaque  pyramide ,  les  quatre  autres  refiant 
ifocèles  {PL  VI9fig.  7). 

Cette  variété  fe  rencontre  avec  la  précédente , 
en  petits  criflaux  demkranfparens  ,  tirant  un  peu 
fur  le  gris, ,  à  la  furface  &  dans  les  interfaces  d'une 
galène  en  décomposition ,  des  mines  de  Saint- 
Sauveur  en  Languedoc.  On  en  voit  à  Paris  de  très- 
beaux  groupes  dans  le  cabinet  de  M.  de  Joubert, 
Tréforier  général  des  Etats  de  Languedoc 

Variété  3.  Les  deux  pyramides  hexaèdres  de  h 
première  variété ,  féparées  par  un  long  prifme  in- 
termédiaire (59).  (  PL  VI  ,fig.  x8  ) 

féconde  Décade  du  Règne  minéral  en  planches  coloriées  de  d'À- 
goty. Oeîï. le  plumbum  fpathofitm  cryftallifatum  album ,  cryflallU 
a  Ibis  pyramidatis  hexaeiris  acaulibus  kyalinis ,  è  Przibram  BoJL 
Litoph.  Born.  I,  p.  91.  Minera  plumbi  alba  fpathofa  cryftallifata 
hexaeirica,  utrinque  cufpidata  reperitur  in  Hyberniâ.  Wall.Mûr. 

1778»  P.  308-' 

(59)  Effai  de  Crift.  p.  348 ,  var.  ï ,  pi.  V ,  fig.  17.  Mine  de 
plomb  blanche  criftaiiifée  en  prifmes  hexaèdres  terminés  par 
une  pyramide  hexaèdre  à  plans  triangulaires  comme  le  criftal 
de  roche  ;  du  pays  dç  Trêves,  Forft.  Catal.  1772 ,  n*  869  &  896, 
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J'ai  remarqué  cette  variété  dans  les  groupes 
de  mine  de  plomb  blanche  opaque  ou  demi- 
tranfparente,  d'Huelgoët,  pxès  Pouilaoucn  en  baffe- 
Bretagne  ;  mais  les  pyramides ,  ainfi  que  le  prifme, 
en  font  quelquefois  pintakdrts  (60) ,  ou  bien  elles 
font  irrégulières  &  tronquées ,  comme  on  le  voit 
dans  certains  criftaux  de  nitre  (61). 

Variiti  4.  Les  deux  pyramides  hexaèdres  de  la 
variété  1 ,  féparées  par  un  prifme  hexaèdre  ayant , 
comme  ces  pyramides,  deux  côtés  oppofés ,  plus 
larges  que  les  quatre  autres  (62)  ;  ce  qui  le  fait 
paraître  comprimé  (  PL  FI9  fig.  29  ). 

Les  mines  de  plomb  blanches ,  demi-tranfpa- 
rentes ,  de  la  Croix  en  Lorraine  ,  de  Pr[ibram  en 
Bohême  &de  Saint-Sauveur  ,  offrent  quelquefois 
cette  variété.  Quelquefois  auffi  les  plans  trian- 


• 

(60)  Eff.  de  Crift.  var.  3.  M.  Sage  a  obfervé  cette  variété  dans  fa 
mine  dont  nous  parlons.  Voyez  Ton  Examen  chimique  de  diffè* 
rentes  fubflances  minérales  ,  p.  173.  Ce  Chimifte  a  remarqué  que 
la  mine  de  plomb  verte  étoit  moins  riche  en  plomb  que  la 
blanche,  mais  qu'elle  contenoit  plus  d'argent.  ïbia\ 

(61)  Eflai  de  Crift.  p.  349.  Mine  de  plomb  blanche  en  crif- 
taux prifmatiques  ,  hexaèdres ,  iamelleux  ou  ftriés ,  entaffés 
confufément  les  uns  fur  les  autres  ;  quelques-uns  defquels  font 
terminés  par  des  pyramides  peu  régulières  &  tronquées  comme 
dans  les  criftaux  de  nitre.  Defcr.  de  Min.  p.  190 ,  n°  1.  Voyer 
D'Agoty ,  Règne  min.  ae  Décade  ,  pi.  XVI ,  fig.  1 ,  un  très-beau 
groupe  de  ces  criftaux. 

(6a)  Eflai  de  Crift  p.  348 ,  var  a,  pi.  I ,  ûg.  3.  k 
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gukires  fe  confondent  ou  difparoiffent  ,  au  point 
que  le  prifme  paroît  alors  terminé  par  des  fem- 
me ts  fort  obtus ,  tétraèdres  (63)  >  triidres  (64), 
ou  fimplement  dièdres  (65).  Dans  ce  dernier  cas , 
on  prendrait  ces  criftaux  pour  des  oâaèdres  alon- 
gés ,  dont  les  deux  pyramides  feraient  tronquées 
plus  ou  moins  près  de  leur  bafe. 

Variété  S.  Prifme  hexaèdre  plus  ou  moins  ré- 
gulier (66)  ,  mais  fort  alongé ,  tronqué  net  à  fes 
extrémités ( PLIF3fig.  18 9 1$,20  & zi ). 


(63)  Eflai  de  Crift.  p.  349 ,  var.  j,  p!.  VI f  fig.  11  ;  p.  351, 
var.  2  ,  pi.  VI ,  fig.  12 ,  &  pi.  III ,  fig.  6.  Plumbum  fpathofam 
album  »  cryjlallis  hexaedris  prifmaticis ,  lateribus  duobus  oppofitis 
latioribus ,  quatuor  angujlioribus ,  apice  compreffb  tetraedro ,  ia 
terra  gypfiâ  iniuratâ ,  è  Querolfek  8  levas  ab  Argentorato  AU 
fatix.  Litoph.  Born.  II,  p.  122.  J'ai  plutkurs  groupes  de  ces 
criftaux  de  plomb  blanc  tranfparens  &  très  -  éefatans ,  de  Ge* 
roldfeck  prés  de  Lohr  en  Suabe.  Leur  gangue  n'eft  point  une 
terre  gyp feu fe ,  mais  un  fpath  pefant  ou  féiéniteux  à  demi  dé* 
truit.  Voyez  Defcripu  de  Min.  p.  192,  n°  13. 

(64)  Eflai  de  Crift.  p.  351 ,  w.  1  ,pl.  VIU,  dg9  a.  Criftaux 
folitaires  de  mine  de  plomb  cornée  opaque  &  d'un  gris  luttant* 
dont  la  forme  eft  un  prifme  hexaèdre  comprimé  ,  terminé  par 
deux  pyramides  trièdres  obtufes  f  des  mines  de  la  Croix.  Defcr. 
de  Min.  p.  197  ,  n°  2.  Voyez  d'Agoty ,  Règne  min.  Dec.  II, 
pï.  XVII ,  lett.  G. 

(65)  Eflai  de  Crift.  p.  348 ,  var.  4 ,  pi.  VI ,  fig.  9  &  ia  Voye* 
tf  Agoty ,  ibid.  pi.  XVII ,  lett.  H;  Forft.  Catal.  1772  ,  n-  896. 

(66)  Plumbum  fpathofum  album  cryflalli fatum ,  cryjlallis  Aexae- 
dris  prifmaticis  truncatis  »  i  la  Croix  Jlfatia.  Litoph.  Born.  II , 
p.  132..  —  fiayefccns,  cryjlallis  hexaedris  truncatis  in  quarto 

Cette 
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Cette  variété  de  mine  de  plomb  blanche  opa- 
que  ,  quelquefois  grife  ou  rougeâtre  (67) ,  a  été 
des  plus  communes  dans  les  mines  tfHuclgoït  en 
Baffe-Bretagne.  Les  prifmes  en  font  tantôt  paral- 
lèles, tantôt  divergens,  &  tantôt  conftifément 
jetés  les  uns  fur  les  autres  (68). 

Variiti  6.  Prifme  quadrangulaire  rhomboïdal 
ayant  pour  l'ordinaire  deux  côtés  larges  alternes 


cryftallifato ,  ad  ZellerfeUHercyma.  Ibid.  p.  123,  Petits  criftaux 
de  mine  de  plomb  cornée  tranfparente.  Ce  font  des  prifmes 
hexaèdres  plus  ou  moins  comprimés ,  &  dont  les  bords  font  en 
bifeau;  des  mines  de  la  Croix.  Defcription  de  Minéraux,  p.  197 , 
»•  1. 

(67)  Mine  de  plomb  blanche  ,  ou  d'un  gris  plus  ou  moins 
foncé,  dont  les  criftaux  font  en  prifmes  hexagones  trés-régur 
liers,  tronqués  net  aux  deux  bouts;  d'Huelgoët  en  BaflTe-Bre- 
tagne.  D'Agoty ,  Règne  min.  Dec.  II,  pf.  XVII,  fig.  1 ,  feu.  C. 
Autre  groupe  ,qui  ne  diffère  du  précédent  que  par  la  teinte  rou- 
geâtre de  fes  criftaux.  Ibid*  fig*  a. 

(68}  Minera  plumbi  alla  fpathofa  cryjlallifata ,  figura  prifma» 
tica,  kexaedrica,  opaca  pcl  pelluccns  colore  grifto,  albo ,  flavefi* 
etntt  aut  parum  rubente.  Wall.  Min*  17789  p.  308k  Plumbumfpa- 
thofum  cryftallifatam  cryftaliis  albis  nexaedre-prifinaticis ,' opacis  , 
ai  Bleyfeld  Hercynia.  Litoph.  Born.  I ,  p.  91.  —  cryftaliis  ni  vus 
niuntibus ,  hexatdro-prifinaticis  aggregdtis  3  è  Glackfiade  ad  Ztl- 
Urftld  Htrcynia.  Ibid*  —  cryftaliis  albis  ,  Aexacdro-prifinaticls 
craffioribus ,  è  ZilU  ad  Claujlhal  Hercynia*  Ibid.  — cryftaliis  albis 
hexatdro-prifmaticis  fragilibas  fitperficie  aridâ ,  i  Zeilerfeld.  Ibid. 
— album,  cryftaliis  htxatdris  prifinaticis  trancatis  ,  i  la  Croix 
Alfati*  Ibid.  II, p.  12a.  — album  cryftaliis  hexaedris  prifinaticis 
aonctntratis ,  i  Ztlltrftld.  ibid.  —  album  idem,  è  Bleyftld.  Ibid. 

TomcIII.  Part.  III.  Criji.  mitall.  B  b 


586  Plomb. 

avec  deux  étroits  ,  &  tronqué  net  ou  de  biais  à 
fes  extrémités  (69). 

Cette  variété  ne  paroît  ôtre  qu'une  très-légère 
modification  de  la  précédente* 

Outre  ces  variétés  plus  ou  moins  déterminées  v 
la  mine  de  plomb  blanche  en  offre  d'autres  i  /k- 
ccttcs  multipliées  (70)  ,  dont  il  eft  très-difficile 
d'affigner  la  véritable  figure  ;  Couvent  elle  devient 
lamdlcufc  (71) ,  &  fes  lames  font  alors ,  ou  pofées 

(69)  Plumbum  fpathofum  cryftallifatum  album,  cryfiallU  albis 
columnaribus ,  tetraedris,  lateribus  alternis  anguftioribus  ,  apice 
obliqué  truncatis,  hyalinis  ,  ai  Schtmnii.  Hun  g.  inf>  Litopfu 
Born.  I ,  p.  91.  —  eryflallis  albis  prifmaticis,  tetraedris,  facribus 
alternis  anguflioribus  apice  truncatis ,  è  Friburgo  Brifgovie.  Ibid» 
II ,  p.  122.  — cryjlallis  tetraedris  capillaribus;  infldet  ocÀre  ftrri 
fufca,  Comitatur  argtntum  corneum  ,  in  Johann  -  Qeorgenjtadt 
-Saxoni*.  Ibid. 

(7°)  —  eryflallis  albis  kyaïinis,  è  Prxibram  BoA. ,  è  Bleifladi 
jBofo  &  ad  Tfchopaa  Sax.  Ibid.  p.  91,  —  album  eryflallis  pofye- 
dris  in  galcnâ  &  ockrâ  plumbi  induratâ ,  è  la  Croix  Alfati*.  Ib/tf, 
II,  p.  121.  Mine  de  plomb  cornée  en  crilraux  polygones ,  mreV 
guliers ,  tranfpareni  firfort  éclatant ,  fur  une  galène  teffulake  en 
partie  décompofée  ;  de  la  Crois.  Defcript.  de  Min.  p.  197  ,  n°  4. 
Mine  de  plomb  blanche  en  criftaux  polygones,  tranfparens, 
qui  ont  la  couleur  &  l'éclat  du  diamant  ;  de  GemUfedt.  Ibid. 
p.  19a,  np  13. 

(71)  Plumbum  fpathofum  cryflallifatum  album  >  eryflallis  lameë- 
lofis  clongatis  in  quarto  ferrugineo  nigro ,  i  Prxibram  Bok.  Litoph. 
Born.  II ,  p.  122.  —  lamtllofum  ,  i  Wildbtrg  Duc  Bergenfis,  i 
Ltadhill  Angli* ,  cV  è  Bltyfeld  ad  Zellerfeld  Hercyni*.  Ibid. 
p.  123.  Mine  de  plomb  blanche  lamelleufe  fie  detmVtninfparente  , 
fur  une  galène  hépatique  &  cellulaire  ,  d*Mftelgoit  en  BanV&F»- 
tagne.  Defcript.  de  min.  p.  190,  n°  f. 
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de  champ  (72) ,  comme  les  fpaths  dits  en  crêtes 
de  coq  ,  ou  couchées  tumultuaîrement  les  unes 
fur  les  autres.  Ailleurs  fes  prifmes  fe  déforment 
&  s'arrondiffent  en  cylindres  (73)  ,  ou  bien  ils  fe 
montrent  comme  des  afferoblages  d'aiguilles  plus 
déliées  »  ferrées  parallèlement  les  unes  contre  les 
autres  (74)  »  en  biffant  quelquefois  un  vide  entre 
elles ,  qui  rend  ces  prifmes  fiftuieux  (75). 


(7a)  Teîïe  eft  une  mhti  de  pfombjannt  nouvel  lement  décou- 
verte à  BUyèerg  en  Carimhre ,  &  qui ,  comme  celle  à'Jnna* 
btrg ,  eft  d'un  jaune  citrîn.  Plumbum  fpathofum  flavo*rubrum  ptl- 
lucidum ,  ex  Annaberg  jdujlr.  Litopîi.  Born.  I ,  p.  90.  —  amor* 
fhum  flapéfctns  ,  efferptfcens,  Carinthi*.  Ibid. — flavefctns  cryf 
Ulli fatum  hyalinum  lamelle fam ,  i  Fouilaoaen  Britânni*  minons 
in  Galliâ.  Ibid.  H ,  p.  123.  Ces  mines  de  plomb  jaunâtres  font 
de  légères  variétés  de  fa  mine  de  plomb  Manche* 

(73)  flumbum  fpathofum  crypallifatum  a&ttm ,  cryftalUs  cytift* 
dricis  utrlnqui  truncatis,  è  Giackfrade  ai  Zelleffeid.  Litopf).  Born. 
I,p.  91.  Mine  de  plomb  blanche  en  aiguilles  longues, prifma- 
tiques ,  cannelées  ;  du  Hartz.  Defcu  de  Min*  p.  191 ,  n°  10.  Voye* 
Forft.  CataL  177!,  n<*  866-Sdj. 

(74)  Plumbum  fpathofum  album  cryjlatlifatam  cryjlûtlis  crajjio- 
tibat  cV  cépillaribms  faftkuhtim  aggregath.  Litopo.  Born.  II  , 
p.  122.  Mine  de  plomb  blanche  en  prifmes  cannelés  fuivant 
leur  longueur,  &  qui  paroi flent/éfui ter  ettx-inènes  de  Pagre* 
gation  d'autres  prifmes  plus  déliés  ,  d'Huelgôtt  en  Baffe-Breta- 
gne. D'Agoty ,  Règne  minéral,  féconde  Décade ,  pi.  XVI ,  fig.  1. 

(75)  Minera  plumai  alba  tubulofa.  Carth.  EU  min.  Une  ai- 
guille de  mine  de  plomb  blanchi:  ijftuteufe  dans  toute  là  Ion* 
gueur,  qui  eft  de  deux  pouces  trois  lignes,  de  Zelierfeid  au 
Hartz.  Forft.  CataL  1780,  n™  904-907  ;  Defcr.  de  Mia.  p.  190, 


n°4. 
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Ces  aiguilles  prismatiques  ,  plus  ou  moins  dé- 
liées ,  &  fouvent  capillaires  (76), font  ici  con- 
centrées en  boules  (77) ,  ou  difpofées  par  faifeeaux 
divetgens  autour  d'un  ou  de  plufieurs  centres  (78), 
là  dépofées  fans  ordre  &  dans  toutes  les  directions 
poffibles  (79).  Les  minières  de  Bltyftld  &  de 
Gluckfradc  à  Zellerfeld  au  Hartz,  ont  fourni  les 
plus  beaux  groupes  connus  de  cette  efpèce.  Dans 
les  uns ,  ces  aiguilles  font  d'un  blanc  de  neige 
éclatant  (80)  ;  dans  les  autres  *  elles  font  incruftées 
d'azur  (81)  &  de  ven  de  cuivre  veloutés  de  diffé- 

(76)  Plumbum  fpathofum  cryfiallifatum  album  cryfiallis  capil- 
laribus  breuîjjimis  ercàis ,  aggregatis.  Litoph.  Born.  I ,  p.  91. 
—  cryfiallis  capillaribus ,  hngi'oribus  decumbentibus  inorënaûm 

/parfis.  Ibid cryfiallis  capillaribus  folitariis  créais.  Ibid.  --  «- 

pillaribus  albis  longioribus  ,  radiatim  aggregatis.  Ibid.  Mine  de 
plomb  blanche  en  aiguilles  courtes ,  prifmaciques  ,  tranfparentes 
&  capillaires  ,  de  Gerolifeck  en  Suabe.  De  fer.  de  mia.  p.  19a, 
n°  14. 

(77)  On  en  a  trouvé' depuis  peu  de  cette  variété  dans  les 
mines  de  Poullaouen  en  Baffe  ►Bretagne, 

(7*)  Voyez  Forft.  Catal  177a,  n*  885-888;  &  CêtaU  à 
1780,  n#  996* 

(79)  Voyez  Forft.  CataL  1772 ,  n»  884. 

(80)  Ibid.  no»  883-887. 

(81)  Le  fpath  de  plomb  de  couleur  bleue  dont  parîe  M.  Brm- 
nich  dans  fes  Notes  fur  Cronftedt ,  n'eft  fans  doute  qu'un  de 
ces  plombs  blancs  coIoTés  par  de  Pazur  de  cuivre.  Plimbum 
fpathofum  cœruleum  cryfiallifatum  »  cryfiallis  columnarihus  i* 
quarto  cryfiallifato ,  è  Bleyfeld  ad  Zellerfeld.  Litoph.  Born.  II , 
p .  123.  — cœruleum  in  quarto  impuro  erofo.  Ibid.  »  Colorphimh 
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rentes  nuances  (82).  Enfin  la  mine  de  plomb 
blanche  peut  auffi  fe  rencontrer  en  maffes  infor- 
mes folides  (83)  ou  lamelleufes  (84)  ,ou  par  dé- 
pôts mamelonnés  à  la  manière  des  ftalaâites  (85). 


99  fpathofi  cœrulei  cupro  originem  iebere  viietur.  u  Ibid.  p.  121. 
—  amorphum  cœrulefcens  opacum  ,  è  Ptatomint  ai  Winfier  in 
Dtrbyshirt  Jnglia.  Ibid.  I,  p.  90.  —  cœrulefcens  hyalin  um ,  è 
Winiifchleiten  ai  Schemni\.  Hun  g.  inf.  Ibid.  —  cœrulettm  opa- 
cum, Ibid.  Ce  dernier  eft  le  piumb  couleur  ie  faphir  de  M.  Brin* 
nich ,  qui  dit  l'avoir  reçu  de  M.  le  ConfeîIIer  Jacquin. 

(82)  Plumbum  fpathofum  cryftallifaîum  album,  viriie  cV  cœrw 
hum ,  Superficie  aridâ ,  cryftallis  prifmaticis  inoriinatim  aggrega^ 
tis ,  è  Gluckfraie  ai  Zellerfeli.  Litoph.  Born.  II ,  p.  122.  —  al- 
bum ,  viriie  cY  nigrum  idem  in  plumbo  fpathofo  amorpho  ,  è  Bley- 
feli.  Ibid.  Plumbum  fpathofum  album  opacum  ,  mixtum  ochr<z 
plumbi  tffervefcenti  cœrule*  cY  viriii ,  in  cupro  flavo  cum  oçhrâ 
cupri  viriii  &  cœruleâ.  Ibid.  p.  121.  Voyez  Forft.  CataL  ifja  , 

Do»  888-902. 

(83)  Plumbum  fpathofum  cakiforme  inâuratum  opacum  album 
amorphum.  Litoph.  Born.  I,  p.  90  ;  &  ibid.  II,  p.  121.  Mine  de 
plomb  blanche  folide ,  informe  &  criftallifée ,  mêlée  de  mine  de 
plomb  rougeâtre  &  jaunâtre  ,  de  Tfchopau  en  Saxe.  Defcript. 
ie  min.  p.  191  »  np  6.  —  blanche  &  rougeâtre  folide,  du  paya 
de  Trêves.  Ibid.  n°  7.  —  blanche  &  rougeâtre  folide ,  de  Lan- 
genbeck.  Ibii.  n°  11.  Minera  plumai  alba  figura  inieterminatâ. 
Carth.  ML  min. 

(84)  Minera  plumbi  alba  fpathûfa  fijfdis  feu  lamelhfa.  WalL 
Min.  fp.  371 ,  a.  —-partibus  lamellofis  fpataceis.  Carth. 

(85)  Je  poffède  une  mine  de  plomb  blanche  &  rougeâtre  , 
dépofée  par  couches  onduleufes  très-diftinôes ,  comme  les  agates 
&  filets  ,  fur  une  galène  en  partie  décompofée  ;  de  la  montagne 
du  Bourget  prés  de  la  Rochette  ,  à  8  lieues  de  Chamberry.  Ce 
morceau  eft  repréfeoté  pi.  VII  ^fig.  10  de  (a  troiûeme  Décade 
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La  mine  de  plomb  blanche  qui ,  dans  le  fein 
de  la  terre  »  a  reçu  l'impréffion  d'une  vapeur  de 
foie  de  foufre  ,  prend  à  fa  fwfaceune  teinte  grife» 
brune  ou  rougeâtre  ,  qui  varie  dans  fes  nuances  en 
raifon  de  l'aâion  plus  ou  moins  continuée  de  cette 
vapeur*  Quelquefois  la  couleur  n'eft  que  fuperfi- 
cielle  ou  locale ,  tandis  que  d'autres  fois  elle  pé- 
nètre toute  la  maffe  ,  au  poiot  de-  la  convertir 
d'abord  en  mine  de  plomb  rougeâtre  (86)  ,  puis  en 
mine  de  plomb  noire  (87) ,  fous  laquelle  fe  trouve 
fouvent  la  galène  régénérée  pourvue  de  ia  cou* 
leur  &  de  fon  éclat  métalliques. 

Espèce    I  K 

m 

Mine  de  plomb  verte. 

Minera  plumai  calciformis  pura ,  indu  rata  »  figura  prifînatUâ ,  to- 
hrtviridu  Cronft.  §.  185,  29b.  Minera  plu mbi  virèdis.  WalL 


des  Planches  enluminées  deJtt»Buc'hoz.  Plumbum  JpatAofim  fit* 
vefeens  flillatitium  opacum,  è  Poullaouen.  Litsopb.  Boni.  il* 
p.  122. 

(86)  Defcript.  de  Min.  p.  192 ,  efp.  Vil ,  n*  I*  5  ;  Sage ,  Elém* 
de  Min.  vol.  II ,  p.  273 ,  efp.  V.  Mine  de  plomb  blanche  colo- 
rée. Démette  ,  Lettres  ,  vol»  II ,  p.  397  ,  var.  3,  Plumbum  fper 
thofum  rubro-nigrum  eryjlallifatum  ,  eryflallis  crajponbuj  ficxût- 
dris  prifînaticis  truncatis ,  è  Poullaouen.  Litoph.  Born,  II ,  p.  123. 
Voyez  D'Agoty,  Règne  minéral,  féconde  Décade,  pi.  XVII » 
fig.  1  6c  2  ;  Forft.  CataL  1772 ,  n°»  867 ,  870-873  ;  idem,  CamU 
de  1 780 ,  n»  1021, 

(87)  Voytz  ci-après  f  efp.  VI* 
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Min*  177&,  tp*  37Î.  Plambam  fpathofaM  viriie ,  phrumque 
prifoHUicum.  Wolterfd.  Min.  p.  3a.  Plumbum  pirens.  Linn. 
•fy/?.  nat.  1768 ,  p.  134  ,  n9  7.  Plmmbum  calciformt  cryflal- 
Unum.  Scop.  Princ.  min,  $«  470,  c;  Dc/cr.  </c  jni«.  p.  184  , 
efp.  V  ;  Sage,  £/dn.  de  Min,  U /p.  271 ,  efp.  III  ;  Démette  , 
Lettres ,  vol.  II ,  p.  397 ,  efp.  III* 

Cette  el^èce  nfeft ,  à  proprement  parler ,  qu'une 
Variété  de  la  précédente  ,  puifque  fon  minéraR- 
fateur  eft  le  même ,  &  qu'elle  èft,  comme  le  plomb 
blanc ,  un  produit  de  hr  décomposition  des  galînts 
tm  mines  de  plomb  fuHtrreufes.  Les  Chimifles  ne 
font  point  d'accord  fur  le  principe  auquel  elfe 
doit  fa  cotfîeur  verte ,  tirant  plus  ou  moins  fur  le 
Jaunâtre  ;  les  uns  attribuent  cette  couleur  au  cui- 
vre,  &  les  autres  au  fer  que  cette  mine  contient. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  il  eft  certain  qu'elle  fe  réduit 
moins  facilement  au  chalumeau  que  la  mine  blan- 
che :  eHe  eft  aufli  moins  riche  en  plomb  ;  &  fes 
formes  criftattines,  quoique  également  dérivées 
du  dodécaèdre  i  plans  triangulaires  ifocèles ,  font 
plus  coaftantes  &  plus  décidées  que  celles  de  la 
mine  de  plomb  blanche.  Ses  variétés  déterminées 
Je  réduifent  aux  trois  fuivantes. 

Varièti  #.  Prifme  hexaèdre  terminé  par  deux  py- 
ramides hexaèdres  à  plans  triangulaires  ifocèles  (8  8% 
à  peu  près  comme  le  criilal  de  roche  (  PL  FI  y 
fig.  x8  ). 

(89)  Effai  de  Crift.  p.  346 ,  var.  3 ,  pf.  I ,  fig.  1. 
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Cette  variété  n'eft  pas  commune  ;  on  la  ren- 
contre quelquefois  en  criftaux  de  deux  lignes  de 
diamètre  &  au-deffous  (89)  ,  fur  les  mêmes  grou- 
pes qui  préfentent  Tune  ou  l'autre  des  variétés 
fuivantes. 

Variété  a.  Le  prifme  hexaèdre  de  la  variété  pré- 
cédente 9  mais  dont  les  deux  pyramides  font  trou* 
quées  plus  ou  moins  près  de  leur  bafe  (90)  ;  ce 
qui  change  les  triangles  ifocèles  en  trapèzes  »  & 
ajoute  â  cette  variété  deux  hexagones  perpendi- 
culaires à  Taxe  du  prifme  (  PL  VI,fig.  46*). 

Je  poflede  un  très-beau  groupe  (91)  ,  &  quel* 


«■▼■ 


(89)  Mine  de  plomb  verte  criftallifée ,  intéreflante  par  h  va- 
riété de  fes  criftaux ,  dont  les  plus  gros  ont  plus  de  deux  lignes 
de  diamètre.  Les  uns  font  en  prifmes  hexagones  tronqués  aux 
deux  bouts  ;  d'autres  ont  leurs  côtés  alternativement  grands  & 
petits  ;  d'autres  ont  leur  prifme  terminé  par  deux  pyramides  in 
yième  nombre  de  côtés ,  comme  le  enflai  de  roche  à  deux  pointes  ; 
d'autres  n'ont  qu'une  feule  pyramide  ;  &  d'autres  enfin  ont  cette 
pyramide  tronquée  fort  près  de  la  bafe  :  de'  Sainte- Marie- aax- 
Mines.  Davila ,  Catal.  II ,  p.  408  ,  n°  204.  Mine  de  plomb  verte 
en  criftaux  prifmatiques  hexaèdres,  plus  ou  moins  diaphanes, 
&  de  toutes  les  nuances ,  depuis  le  vert  foncé  jufqu'au  jaune. 
PluflcitTS  font  terminés  par  des  pyramides  hexaèdres  à  plans  trian- 
gulaire* ,  comme  le  criftal  de  roche  ;  d'Hojfsgrund  près"  de  Fri- 
bourg  en  Brifgaw«  Defir.  de  min%  p.  185 ,  n*  3.  Voye»  d'Agoty, 
Dec.  II ,  pï.  XVII ,  fig.  4 ,  lett.  A. 

(90)  Effai  de  Crîft.  p.  347 ,  var.  4 ,  pi.  I ,  flg,  15. 

(91)  Mine  de  plomb  verte  en  criftaux  prifmatrques  hexaè- 
dres terminés  par  des  pyramides  hexaèdres  tronquées  près  de 
leur  bafe.  Les  pyramides  de  quelques -mis  de  ces  criftaux  W 
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ques  cri/taux  (blitaires  de  cette  variété  :  elle  eft 
prefque  aufli  rare  que  la  précédente ,  &.fe  pré- 
fente quelquefois  dans  la  mine  de  plomb  rougcdtrc 
d'Huelgoët. 

.  Variitc  3 .  Prifme  hexaèdre  à  côtés  égaux  (  PL 
Ififig-  '*  )  »  ou  inégaux  (  PL  ir,fig.  #9  6-  20) , 
tronqué  net  aux  deux  bouts  (92).       , 

C'eft  de  toutes  les  variétés  déterminées  de  la 


font  point  tronquées.  Ifs  ont  pour  bafe  une  mine  de  fer  de  la 
Croix  en  Lorraine.  Defcripu  de  min.  p.  185,  n°  1.  Ce  groupe 
eft  repréfenté  dans  d'Agoty ,  Règne  minéral ,  Dec.  II ,  pi.  XVII, 
fig.  4  ;  &pl.  VII,  fig.  1  de  la  3e  Décade  des  Planches  enluminée* 
de  M.  Buc'hoz. 

(92)  Effai  de  Criftalî.  p.  346 ,  var.  1  &  2 ,  pi.  Il ,  fig.  1  &  a, 
PLumbum  cryflallis  hexaedro-prifmaticis  utrinque  truncatis.  Linn. 
Syft.  nat.  1768,  p.  134  ,  n°  7.  Plumbum  nitri  fpathofi  utrinque 
truncati.  Idem ,  1756 ,  p.  184,  n°  3 ,  tab.  VU ,  Gg.  9.  —  mine- 
rail  fatum  cryflallinum ,  cryflallis  06  Ion  gis  ,  columnaribus  htxac- 
dricis ,  utrinque  obtufls  Muté  viridibus.  Carth.  El.  min*  p.  66 ,  fp.  6. 
Minera  plumbi  viridis  cryftallifata  figura  pifmatica  htxaeirica. 
Wall.  Mi/7,  fp.  372  ,  c.  Plumbum  fpathofum  viride  cryflalli fatum  , 
cryflallis  hexatdris  prifmaticis  truncatis  ,  è  Friburgo  Brifgovi*. 
Utoph.  Born.  U ,  p.  123.  —  cryflallis  viridibus  hexaedro-prifma- 
ticis truncatis ,  fuperficie  politâ ,  è  Tfchopau  Sax.  cY  i  Priibram 
Boh.lblà.  p.  91,  —  cryflallis  flavo  viridibus  hexaedro-prijmaticis  , 
è  Mies  Bon.  Ibid.  —  virefeens  ,  cryflallis  hexaedro  -  prifmaticit 
fragilibus,  fuperficie  aridâ,  è  Gluck frade  ad  Zellerfeld  Hercini*. 
Ibid.  if  è  Bleyfeld.  Ibid.  II ,  p.  123.  (Ce  dernier  n'eft  point  un 
plomb  vert ,  mais  un  plomb  blanc  incrufté  de  vert  de  cuivre.  ) 
M.  Brinnicb ,  dans  fes  Notes  fur  Cronftcdt ,  dit  qu'on  trouve 
en  Bohême  une  mine  de  plomb  perte  criflallifée  en  cubes ,  ce  qui 
rte  me  paroît  pas  probable  ;  mais  on  trouve  fouvent  des  cubes 
de  galène  jnçruftés  de  plomb  vert. 
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mine  de  plomb  verte ,  celle  qui  le  rencontre  le 
plus  fréquemment  dans  les  mines  du  Hart{ ,  de 
FribourgiL  de  la  Croix  (93).  Cescrifbtux  font  d'un 
vert  plus  ou  moins  foncé ,  tirant  fouvent  fur  le 
jaunâtre ,  &  quelquefois  entièrement  jaunes.  D  y 
en  a  d'opaques  &  de  tranfparens ,  de  fiftuleux  en 
tout  ou  en  partie  ;  d'autres  qui  fe  ramifient ,  &c. 
On  'en  voit  de  ces .  derniers ,  dont  les  dendrites 
font  formées  par  des  aiguilles  pyramidales  très-dé- 
fiées  (94)* 

Quelquefois  ces  aiguilles  font  capillaires  &  très- 
courtes  (9  $  )  ;  &  dans  ce  cas  elles  font ,  pour  l'or- 


(93)  Mine  de  plomb  verte  en  criftaux  prifmatîqûes  hexaèdres 
tronqués  aux  deux  bouts.  fls  font  épars  à  la  fuperftcie  &  dans 
l'intérieur  même  d'une  hématite  noire  gramrieufe ,  de  la  Croix. 
Defcript.  de  Min.  p.  185,  n°  2 ,  &  p.  188 ,  n*  14.  Ce  morceau 
eft  repréfenté  pi.  VIT ,  fig.  12  de  la  3e  Décade  des  Planches  ew- 
luminées  de  M.  Buc'hoz.    " 

(94)  Voyea  un  groupe  de  oette  variété,  repréfenté  dans  h  fé- 
conde Décade  des  Planches  coloriées  de  d\Agoty,  p*.  XVH, 
fig-  5  ;  ^  p'-  Vil  ,  fig.  5  de  fa  3e  Décade  des  Planches  ai  lami- 
nées dé  M*  Buefto*.  Dtfcripu  de  min.  p.  186 ,  n*  4  &  £  Mi- 
nera plumai  vendis  ramofa.  Wall.  Min.  1  edic.  fp.  285,  n*  2. 

(95)  Plumhum  fpathofum  piride  cryficlli fatum ,  cryftaliïs  eapit- 
hribus  brevijjimis,  in  quarto  cryflallifato  pcllucido,  i  Fribufgo 
Brifgovia.  Litoph.  Born.  H,  p.  123.  —viriic  ayjlallinum  idem, 
è  Leadhill  Anglidt.  Ibid.  —  cryjïallis  piridibus  capillaribut  bre- 
Viffimis  ereêtis,  è  Freudenjlein  ad  Preyberg  Sax.  Ibid.  I,  p.  91* 
Mine  de  piomb  verte  en  aiguilles  extrêmement  fines  raflent- 
klées  en  mamelons  du  plus  beau  verc  Ge  morceau ,  qu'on  preû- 


Plomb.  395 

dinalne,  concentrées  en  globules  ou  mamelons 
veloutés  du  plus  beaa  vert  (96).  Les  mafles  qui 
en  réfultent  paroi ffent  ,  dans  leur  caffure  »  corn- 
pofées  de  fibres  divergentes  autour  d'un  ou  de 
plusieurs  centres  (97)-  Enfin  la  mine  de  plomb 
verte  fe  rencontre  en  maffes  informes  fofides  (98)  , 
ou  formées  par  couches  onduleufes  à  la  manière 
des  ftaUkâkes.  (99).  Elle  eft  fujette  aux  mêmes 

droit  pour  de  la  moufle,  eft  cellulaire  en  detbu*,  &  parfemé 
dans  fes  cavités  de  petits  grains  de  plomb  noir  ,  méfés  d'ocre  ; 
de  Fribourg.  Defcript.  de  min.  p.  186  ,  n°  7. 

(96)  Mme  de  pfomb  verte  mamelonnée,  de  Fribourg  en  Brif 
$am.  EHe  recouvre  y  en  forme  de  moufle  ou  de  ftaiagmite,  un 
petit  filon  de  gfriène  à  grandes  facettes  ,  dont  unepactie  décom- 
pofée  eft  à  l'état  de  galène  hépatique  ou  rougeàtre.  Les  cavités 
teftTées  par  fes  parties  de  fe  galène  qui  ont  été  entièrement  dé- 
truite», feat  tap'flbes  de-  erifeux  de  pfemb  blanc.  IbiL  p.  187 , 
n°8,&p.X79,  n*47. 

(•  7)  Minera  plumbi  piridis  fibrofa.  Wall.  Min.  fp>  37a ,  b. 

(98J  Minera  plumbi  yiridis  folida.  Wall.  Min.  fp.  37a,  a.  Co* 
lore  obfcurè  viridi  vil  pallidiori.  Ibid»  Plumbum  fpathofum  calci- 
forme  induration  amorphum ,  virefcens  opacum ,  ad  Freyberg  Sax. 
Litoph.  Born.  I,p.  90.  — fiapefiens  opacum  >  non  efferpefcens,  è 
Mies  Bok.  Ibid.  H ,  p.  121.  Mine  de  plomb  verte  folîde  &crif- 
tallrfée ,  méfée  d'un  peu  de  plomb  blanc,  &  fans  matrice;  du 
Hartz.  Defcript.  de  min.  p.  186,  n*  6. 

(99)  Plumbum  fpatAofttm  virefièris  flilfatitium ,  ad  FreBurgum 
y  ad  Pritbram.  'Lhopb.  ttarn.T,  p.  90.  Spathum  plumbi  viride 
nodnlbfiim  fiHhûtium  ,  ad  foeitorgum.  lb\d.  Iï,  p.  iai.  —  viriae 
nodulofum  opacum.  Ibid.  Mine  de  plomb  mamelonnée  verte ,  jau* 
autre  &  rougeâtre,  de  Ibtnuuu  Defcript.  de  min.  p.  187,  n°  11. 
—  fous  1»  forme  d'une  croûte  ou  dépôt  mince,  compofë  de  trois 
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altérations  que  la  mine  de  plomb  blanche  qui 
fouvent  raccompagne  (ioo). 

E  s  p  k  c  e    V. 

Mine  de  plomb  rouge. 

Plumbum  hexaedricum  rhombeum  falvum.  Linn*  Syjt.  naU  1768, 
p.  134,  n°  8.  Nova  minera  plumai  J.  G.  LeAmam».  Petrop.  1766, 
iw-4°.  Minera  plumbi  rubra.  Walf.  Min.  1778,  fp.  373-  Mine 
de  plomb  rouge  criftaHifée.  Sage,  Elénu  de  Min.  II ,  p.  272, 
efp.  IV  ;  Defcript.  de  min.  p.  198 ,  efp.  X;  Démefte  ,  Lettres, 
vol.  II ,  p.  399 ,  efp.  IV. 

Nous  devons  la  première  connoiflance  de  ce 
plomb  calciforme  coloré  par  lefer,àM.Lehmann, 
qui  en  publia  la  découverte  dans  une  lettre  adref» 
fée  à  M.  de  Buffon  en  1766  (101).  Lamine  de 
Pirofe  v ,  diflante  de  quinze  werftes  (  quatre  lieues 
de  France  )  de  Catharinebourg  en  Sibérie  9  eft 
jufqu'à  préfent  le  feul  endroit  où  Ton  ait  trouvé 


1^ 


couches,  la  fupérieure  verte,  celle  du  milieu  roageâtre,  &  lin* 
férieure  jaunâtre.  Ibid.  n°  12.  Mine  de  plomb  feuille-morte  ma- 
melonnée %  mêlée  de  mine  de  plomb  blanche ,  de  Geroldfedt  en 
Suabe.  Ibid.  p.  ï88 ,  n°  16. 

(100)  Plumbum  fpatkofum  cryftallifatum  virUe  »  album  cV  «- 
grum  aggregatum ,  i  Pr^ibram  Boh.  Litoph.  Born.  I  ,  p.  92. 
Voyez  Defiription  de  minéraux*  p.  186  ^  n°»  3,  4,  6,7,3» 
9,&c. 

(loi)  M.  Sage  l'a  traduite  en  françois  dans  Ton  Examen  <&> 
nique  de  différentes  fubflances  minérales*  p,  ail  &  fuiv* 
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cette  efpèce  fous  une  forme  criftalline  bien  déter- 
minée (102).  J'en  poflede  des  criftaux  folitai- 
res  (103)  ,  &  d'autres  qui  font  groupés  fur  une 
gangue  quartzeufe  colorée  par  le  fer  (104).  Ce 
font  des  parallélipipèdes  oblongs  rhomboïdaux, 
ayant  deux  angles  aigus  de  620 ,  &  par  conféquent 
deux  obtus  de  n 8°  (PL  VU*  fig.  33  ).  Je  n'ai 
pu  déterminer  Finclinaifon  des  deux  rhombes  ex- 
trêmes fur  le  prifme  tétraèdre  rhomboïdal  formé 
par  les  quatre  plans  rhomboïdes  alongés  de  ces 
criiiaux.  J'ai  feulement  reconnu  qu'ils  étoient  pa- 
rallèlement inclinés  fur  ce  même  prifme ,  à  peu 
près  comme  dans  le  parallélépipède  rhomboïdal 
du- vitriol  de  cuivre  (PL  IV^fig.  yo).  M.  Pallas 


(ioq)  Le  doâeur  Paffas  a  trouvé  cette  mine  de  plomb  rouge 
criftallifée  en  quelques  autres  endroits  de  la  Sibérie  (  Voyez  ie 
fécond  tome  de  Tes  Voyages  en  Sibérie,  p.  170,  pi .  VI,fig.  3). 
II  ajoute,  dans  le  tome  III,  que  ce  minéral  tient  auflî  de  l'ar- 
gent ,  ce  que  M.Lehmann  a  ignoré ,  ayant  fait  Tes  effais  trop  en 

petit. 

(103)  Criftaux  fofitaires  de  mine  de  plomb  rouge  en  prifmes 
courts ,  tétraèdres ,  rhomboïdaux,  dont  les  extrémités  font  tron- 
quées obliquement;  des  environs  de  Catharinebourgen  Sibérie. 
Dtfcript.  de  mi*?,  p.  198,  n»  1  :  Eflai  de  Crift.  p.  353 ,  efp.  VII, 
p!.V,fig.o. 

(104)  Mine  de  plomb  rouge  criftallifée  en  parallélipipèdes 
rhomboïdaux  prifmatiques  &  comprimés ,  fur  du  quartz  criftal- 
lifé ,  de  la  mine  de  Pirofew  en  Sibérie.  D'Agoty ,  Règne  miné* 
rai,  Décade  II,  pi.  XVII ,  fiç.  6  ;  &  ibid.  lett.  E,  un  criftal  foli- 
taire.  Voyez  DaviU ,  CataL  II ,  p.  406 ,  n©«  194 ,  195  &  196, 
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dit  qu'on  en  trouve  auffi  de  terminés  par  des  fom> 
mets  dièdres  (105  ),ou  en  petites  pyramides  obli- 
ques &  irriguliires.  Ces  criftaux  ,  dont  la  couleur 
imite  celle  du  réalgar  du  Japon,  font  quelquefois 
demi-tranfparens  ,  &  quelquefois  entremêles  de 
galène  hépatique  ou  décompofée  ,  de  mine  do 
plomb  blanche ,  verte ,  &c. 

Il  y  a  environ  cinquante  ans  qu'on  a  rencontre 
dans  la  mine  de  Tfchopau  en  Saxe,  du  plomb  rouge 
en  prifmes  minces  &  tranfparens  (106) ,  mais  d'un 
rouge  plus  foncé  que  les  précédens.  Ces  morceaux 
font  très-rares  aujourd'hui ,  vu  qu'on  n'y  en  a  point 
rencontré  depuis. 


(105)  w  La  forme  de  ces  criftaux  eft,  dit-il ,  un  prifme  carré 
>»  terminé  par  un  fommet  dièdre,  quoiqu'on  les  trouve  auffi  fur 
f  du  quartz  en  petites  pyramides  obliques  &  irréguliéres ,  comme 
«  de  petits  rubis.  «  Voyage  en  Sibérie,  tome  H,  p.  170.  M.  1* 
profeffeur  Hermann  ,  en  m'envoyant  la  traduction  de  ce  paf- 
fage ,  ajoute*:  n  Je  ne  fais  comment  entendre  cela  :  dans  mon 
»t  échantillon  ,  je  crois  trouver  quelque  chofe  de  Votlaidre,  Et 
»  un  autre  criftaï  prifmatique  dont  deux  faces  oppofées  pfafl 
»  étroites  font  taillées  en  bifeau ,  &  par  conséquent  le  prifme 
99  devient  hexaèdre  ,  &  la  pyramide  tétraèdre.  «<  Cette  variété  m'% 
paru  fe  préfenter  comme  certaines  modifications  de  la  félénitç 
rhoinboïdafe9c'eft-k-dire,  en  prifraee  hexaèdres  terminés  obli- 
quement par  desfommets  dièdres  ou  tétraèdres  {PL  V,fiz*$l 
£f  38  ).  Voyez  Forft.  Çatal.  1783 ,  n°  791. 

(106)  Un  très-rare  morceau  de  mine  de  plomb  rouge  aillai* 
liféc  en  prifmes  minces  &  tranfparens ,  fur  une  gangue  de  py- 
rites arfenicales  ;  de  Tfchopau  en  Saxe.  Forft.  Cotai.  177a  ,  n* 
916.  Idem,  avec  quaru  criftallifé.  Jfr7.n°9i7. 
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J'ai  dans  ma  colle&ion  une  mine  de  plomb 
rouge  en  fialaâites,  qui  n'a  auiïi  été  trouvée  qu'en 
très-petite  quantité  dans  la  minière  iïHudgoït  en 
Baffe-Bretagne  (107).  Ce  plomb  rouge  eft  tantôt 
en  globules  raffemblés  fous  forme  de  grappes  (io8)t 
tantôt  en  larmes  arrondies  ,  de  la  grofleur  d'un 
pois  Se  au-deffous ,  parfaitement  lïfles  &  vives  en 
couleur  comme  une  cornaline.  Ces  dernières  font 
comme  figées  à  la  furface  d'une  mine  de  plomb 
blanche  Scrougeâtre  9  mêlée  de  galène  hépatique, 
de  blende  &  de  pyrites  martiales  (109). 

E  s  p  k  c  £    VI. 

Mine  de  plomb  noire. 

Plwmbmm  mineralifatum  cryfiallinum,  cryjlallis  irreguUribns  ni~ 
gris.  Carth.  El.  min.  — nigrum  cryflalli fatum.  Vaim.  de  Bonv 
Min.  H ,  p.  105.  Plumbum  terrestre  vcl  lapideum  ,  minera  co- 
lore nigro  cryftallifaui  ;  minera  plumbi  nigra.  Wall.  Min.  1778, 
fy.  374  ;  Dêfcript.  de  min.  p.  194 ,  efp.  VU1  ;  Sage  ,  EU  m.  de 
Min.  U  ,  p. 274,  efp.  VI i  Démette,  Lettres ,  vol.U,  p.  401 , 
efp.  VI. 


(107)  Voyez  Démette ,  Lett.  voï .  B .,  p.  399. 

(108)  Mine  de  plomb  rougeâtre  mamelonnée  ,  mêlée  d'un  peu 
de  mine  de  plomb  verte,  avec  pyrite  &  galène  en  décomposition  ; 
de  Baffe  Bretagne.  Dêfcript.  de  min.  p.  194,  n°  5. 

(109)  Le  morceau  que  je  poflede  eft  repréfeoté  planche  VIII, 
fijç.  3  de  la  3e  Décade  des  Planches  enluminées  de  IVJ.  Buc'hoa. 
C'eft  un  des  plus  rares  morceaux  de  mon  cabraeu 
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J'ai  déjà  fait  remarquer  les  altérations  fuper~ 
ficielles  qui  furviennent  à  la  mine  de  plomb  blan- 
che (no)  ,  lorfqu'elle  fe  trouve  expofée  dans 
le  fein  de  la  terre ,  à  des  vapeurs  de  foie  de  foufre, 
dues  vràifemblablement  à  la  décompofition  fpon- 
tanée  des  pyrites  martiales.  L'efpèce  dont  il  s'agît 
n'eft  donc  autre  chofe  qu'une  mine  de  plomb  blan- 
che ou  verte  ,  plus  ou  moins  dénaturée  par  l'ac- 
tion de  ces  mêmes  vapeurs.  Lorfque  l'altération 
eft  légère  ou  fuperficielle ,  le  minéral  n'a  fait  que 
changer  de  couleur ,  &  le  plomb  qu'il  contient 
eft  encore  à  l'état  de  chaux  minéralifée  par  l'acide 
méphitique  ;  mais  l'aftion  continuée  dé  la  vapeur , 
va  quelquefois  jufqu'à  déloger  entièrement  cet 
acide  ,  &  le  foufre  qui  le  remplace  ,  régénère 
alors  la  galène ,  en  s'uniflant  à  la  terre  métallique 
du  plomb,  qui  paffe  à  ce  nouvel  état  fans  perdre  la 
forme  prifmatique  hexaèdre ,  qu'elle  devoit  à  fon 
union  précédente  avec  l'acide  méphitique- 
Cette  forme  *  prifmatique  hexaèdre,  &  quel- 
quefois cylindrique ,  fuffit  même  pour  faire  distin- 
guer ,  au  premier  coup-dfœil ,  ces  galènes  fecon- 
dairts  ou  de  nouvelle  formation  ,  des  galants  pri- 
mitives (ni);  ce  qui  n'empêche  pas  que  ces 
prifmes  ou  cylindres  ne  préfentent  dans  leur  caf- 

(i  10)  Voyez  ci-deflus ,  p.  390. 
(m)  Voyez  ibid,  p.  376 ,  note  42. 

fure 
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fore  »  le  tîffu  feuilleté  ,  l'éclat  &  la  couleur  qui  font 
propres  à  la  galène  ;  la  fuperficie  de  ces  prifines  eft 
feulement  noircie  par  la  vapeur  du  foie  de  foufre 
ou  colorée  par  de  l'ocre  martiale. 

Les  mines  de  Tfchopau  en  Saxe,  &  celle  d'iW* 
goït  près  Poullaouen  en  Baffe-Bretagne ,  ont  en- 
richi nos  colleâions  de  très-beaux  groupes  de  cette 
efpèce.  On  en  voit  dont  les  prifmes  hexagones 
tronqués  font  d'une  régularité  parfaite  (iJ2),  & 
d'autres  où  ces  prifmes  s'arrondiffent  en  cylin* 
dres  (113).  Il  n'eft  pas  rare  de  trouver  fur  le  même 
groupe  ,  des  criftaux  qui  font  encore  â  l'état  de 
mine  de  plomb  rougedtrà,  parmi  d'autres  qui  fonfi 

entièrement  paffés  à  l'état  de  galène  (1 14).  D'au* 

^ ► 

(lia)  Minera pïumbi  tiigra  cyflaîiïs  regularibus.  Walf.  Min± 
fp.  374,  b>  Sunt  U  cryfialli  figura  prifmatkâ  hexagonâ,  trun- 
eatA,  è  Tfihoppau  in  Saxoniâ.  Ibid.  Plumbum  fpathofum  cryftalti- 
fatum  nigrefeens,  cryjlàllis  nigris  hexaedris  prifmaticis ,  è  fodinà 
Trinitatis  ad  Tfchopau  Sax.Utoçh.  Born.  I,p.  92.  —  fpathofum 
Tubro-nigrum  cryjtaUifatum,  cryftaUis  craffioribus  hexaedris  prifma- 
ticis truncatis,  è  Poullaouen  Britanni*  minoris.  Ibid.  H ,  p#  ja« 
Petit  groupe  de  criftaux  de  plomb  vert,  dont  fa  furftee',  plus 
ou  moins  altérée ,  fait  voir  Je  pfcffage  de  cette  mine  du  vert  au 
Boir.  Ce  morceau,  qui  a  pour  bafe  une  veine  de  pyrite  fiilfu- 
reufe ,  eft  de  Tfchopau.  Defcript.  de  Min.  p.  187 ,  n«  10.  \ 

(113)  Minera  plumbi  nigra  cryfiallis  irregmlaribus  >  è  Scotiâ  & 
Bleyftadt  in  Bohmiâ.  Wall.  Min.  fp.  374,  c. 

(114)  Mine  de  plomb  noire  en  criftaux  prifmatîques  hexa- 
gones &  fouvent  cylindriques  ,  dont  la  décompoCtion  eft  plus  ou 
moins  avancée.  L'intérieur  de  quelques-uns  eft  encore  à  l'état  de 
inhie  de  plomb  rougeâtre ;  d'autres  contiennent ,  de  pfus   de 

Tome  Ul.Part.  lit.  Crijl.métall.         Ce    ' 
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très  fois  ces  prifmes  font  fiftuleux  f  cellulaires  on 
ramifiés  fur  des  pyrites  martiales  en  ftalaâites, 
qui  en  font  comme  incruftées  (115).  Enfin  Ton 
peut  en  rencontrer  en  criftaux  polyèdres  (1 16)  ou 

la  galène  en  petites  lames  fuifantes  ;  plufieurs  ont  totalement  paffé 
à  l'état  de  galène  ,  fans  perdre  leur  forme  prifmatique  ;  d'autres 
enfin  font  un  peu  fiftuleux,  &  comme  faupoudrés  d'une  galène 
ou  mine  de  plomb  grife  très-atténuée  ;  de  Poullaouen.  Defcr. 
de  Min.  p.  195 ,  n°  1  &  2.  (  Ce  morceau  eft  tepréfenté  pi.  Vil, 
fig.  1 1  de  la  3e  Décade  des  Planches  enluminiez  de  M:  Buc'hoz.) 
Mine  de  plomb  noire  criflaliifée  en  prifmes  hexagones  tron- 
qués ,  femés  fans  ordre  &  entaffés  confufément  les  uns  fur  les 
autres  ;  d'Hn«/go#.Quelques-uns  font  fiftuleux;  d'autres  ont  paffé 
à  l'état  de  galène  régénérée*  Forft.  CataL  1780,  n«  1017-12x3, 
Voyez  un  de  ces  groupes  entièrement  paffé  à  l'état  de  galène, 
dans  d' Agoty ,  Règne  min,  Déç.  II ,  pi.  XVII ,  fig.  3  ,  lett.  C 

(1 15)  Mine  de  plomb  noire  en  criftaux  fiftuleux  ou  en  prifmes 
totalement  décompofés ,  dont  il  ne  refte  plus  que  la  carcafTe  à 
l'état  d'une  galène  yès  -atténuée.  La  mine  de  plomb  rougeâtrc 
qui  occupoit  l'intérieur  de  ces  prifmes ,  a  pareillement  paffé  à 
l'état  de  galène ,  &  s 'eft  dépofée  fous  la  forme  d'une  racrufta- 
tion  granuleufe  fur  un  groupe  de  criftaux  de  quarts  qui  fervoît 
de  gangue  à  la  mine  primitive  dont  celle-ci  eft  le  réfultac 
Defcript.  de  Min.  p.  196,  n°*3  &  4.  Quelques  aiguilles  de  mine 
de  plomb  noire  à  la  furface  d'une  pyrite  martiale  en  ifadaâites^ 
Forft.  CataL  1780,  n°  1033.  Pyrite  martiale  en  ftalaâites ,  paf- 
fant  à  l'état  de  mine  de  fer  hépatique ,  &  parfemée  d'une  légère 
incruftation  de  mine  de  plomb  noire.  Ibid.  n°  1034.  Tons  ces 
morceaux  font  â'Haelgoëten  Baffe -Bretagne» 

(116)  Plumbum  fpathofnm  cryflallifatum ,  cryflallis  nigrispofye* 
iris ,  è  IVindischleiten  ad  Scktmni\.  Hun  g,  Litoph.  Bom.  I,  p.  92. 
Mine  de  plomb  noire  en  prifmes  hexagones  tronqués ,  qui ,  par 
l'altération  de  leurs  angles ,  paroiffent  polygones  &  même  cy- 
lindriques. Efpxi  de  Çrift*  p.  351 ,  efp.  VL 
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indéterminés  ,  en  filets  capillaires  (117)»  en 
flalaâitt$(i  18), Semaine  enmajfes  informes  (119) 
dans  les  mêmes  lieux  où  fe  rencontrent  les  mines 
de  plomb  fçcondaires  des  trois  efpèces  précé- 
dentes (no). 


F  (117)  Ptumbam  fpathofum  cryjlatGfâtutn  nigrefiênt,  crjtjlollls 
capillaribus  brtviffimis  ,  ere&is  ,  aggregatis,  è  WinâifMtktn. 
Litoph.  Boni.  I ,  p.  92. 

(118)  — nigrum  opacum  [iillatltium  non  tfftrvefcens,  cumplambo 
fpathojb  cryftallifato  viriii  in  quarto  impuro ,  i  ia  Croix-aux* 
Mines  Jlfati*.  Ibid.  II ,  p.  lia* 

(119)  Minera  plumbi  nigrafolida.  Wall.  Min.  fp.  374  9  j.  Par* 
ûculit  minimis  compofita;  cultro  rdfa  plutnbeufh  exhibez  oolôrem. 
Hifpania  ubicum  galenâ  cohêbitat.lbnd.  PlumbkmfpatAofdtn  amor* 
9 hum  nigrefetns  adTfchopau  Sa*.  Lkopb*  Born.  I  •  p«  90.  — ni* 
grum ,  è  WinâifMtittn*  ibid.  —  nigrefiens  in  galtnâ  plumbi ,  è 
Trtuitnfttin  adFr'eyberg.  Ibid.  IX  ,  p.  1 2 1 .  n  Gatêna  hujûi  fpéclltù- 
y>  nis  effervtfcit  cttm  acidis;  Aine  tranfitus  fpathi  plamboft  in  gàlt* 
m  nàm  accidenté  Julphurè ,  pal  àqju*  in  fpathum  mftcïtuu  u  Ibid* 

(120)  »  Colore  eft  maxime  obfcuro  vtl  nigro ,  die  Walleriua  t 
»>  Ta fat A  perd  plumbeum  txhibère  foltt ,  fragilis,  pler unique  Uni 
n  cum  minera  piumbi  alb4  fyatboft  cohafcritans ,  cryjttdlifata ,  de 
»  ceetero  Jblid*.  •«  Syft.  mm.  177!  #  p.  309*  Le  mène  A  «eut  *ofa* 
ferve  avec  raifon  ,  que  la  mine  de  plomb  noire  foljde  n'eft 
Jbuvent  qu'une  galène  en  partie  détruite  ;  mars  il  doute  qu'on 
puîUe  en  dîre  autant  de  celle  qui  eft  crlftaîfîTée.  lbii.  p.  gïôw 
En  effets  cette  dernière  eft  au  conaaire  une  galène 
ou  de  nouveilt  formation» 


*«* 
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[py     A     L'iTlfSUl»." 

Voyez  dans  la  première  partie  les  différentes 
combinaifbns  de  divers  acides  avec  la  terre  métal- 
lique du  plomb. 

££]   En    Mine   de  Transport. 

Espèce    FIL 

Mine  de  plomb  terreufe. 

Cette  mine  eft  moins  une  efpèce  particulière 
&  diftinâe  *  que  Tune  ou  l'autre  des  précédentes  » 
tranfportée  ,  mélangée  &  dépofée  par  les  eaux  i 
des  diftances  plus  ou  moins  grandes  du  lieu  de  fon 
origine. 

-  Telle  eft  une  galène  en  petits  cubes  ,  ou  plu- 
tôt  en  fragmens  de  cubes  plus  ou  moins  décom-  I 

pofés  ,  lefquels  fe  trouvent  à  la  furface  de  la  terre 
dans  le  Nivernais  (121).  Telles  font  encore  les 
parcelles  de  galène  eparfes  ou  répandues  dans  des 

(121)  Galène  en  petits  cubes  foiitaires ,  que  Pou  trouve  à  la 
Superficie  de  la  terre ,  dans  le  Nivernois.  La  Superficie  de  ces 
cubes,  plus  ou  moins  altérée,  eft  comme  recouverte  d'une  es- 
pèce de  cirufi  ou  de  mafficot  natif.  Dtfcr.  de  ma.  p.  173  ,  n*  15» 
On  la  trouve  dans  la  paroiffe  de  &  Franchy-en-Archéres,  terre 
appartenante  à  M.  le  Marquis  de  Reoûgny.  Voyez  Sage  ,  EU 
4%  Min.  vol.  II,  p,  *6a  ,  dote  à. 
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gangues  fablonneufes  (122)9  argîleufes  ou  cal- 
caires (123)  ,  qui  font  partie  des  couches  fuperfi- 
cielles  du.  'globe.  Telles  font  enfin  les  mines  de 
plomb  terreufes  ,  blanches  y~ jaunes  ou  rougis ,  qui 
portent  les  noms  de  ccrujc  (124)  9  de  mafficot 
(125)  &  de  minium  natifs  (126),  lefquels  ne  font 


(lia)  Plumbi  minera  galtnica  cum  lapide  arenario  vet  fltèkihj* 
iniurata;  minera  plumbi  areiraria.  .WaH*  Min.  1778  ,ip.  377*  Mo- 
ntra arenaria,  galeaa  cumfabalo.Hl  artna.  Cronft.  $•  977.9  &â 
&  378 ,  a.  .Galène,  à  petites  facettes  dans  jun  ebarbou  «te.  im&* 
avccJ>ois  mînéralifé  ferrugineux,  fur  une  gangue  ftbloiuteufe  ; 
de  ffaargarthen  dans  fa  Lorraine  allemande.  Defcripu  de  min, 
p.  177 ,  n°  37.  Voyex  Henckel ,  Pyritol.  trad.  franc,  p.  150  ;  6ç 
Lehmann y  Couches  de  la  terre,  p«  388* 

0*3)  Plumbi  minera  galenica»  lapidrinfinfibilher  mmixtoL* 
vario  colore*  Galenq  mineralifata.  NPalf.  Min.  1778 ,.  fp.  S?6. 
Plumbum  pauperum  feu  mineralifatum  punSis  fiiboccultatis.  Linn* 
Syft.  aat.  176^,  p.  1339  n9  4.  Plumbum  amorphum  ttrrà  varitL 
vefiUum  aut  lapis  plumbi  fer.  W  oh.  Min.  p.  30. 

0^4)  Ockra  plumbi  palvezea  albida.  Linn.  Syjl.  nau  176g, 
p.  I939n°7.  Terra  calcarta  cerujfâ  natipâ  intimé  mixta,  Cronft» 
$•  37  »  a-  Terra  plumbaria  alba  calcarta.  \TaiI.  Af/ai  1778*  9 
lp.  378,  b.  Mine  de  plomb  terreufe  blanche.  Sage,  Elém.  <fa 
Min*  vol.  II ,  p.  269 ,  var.  4  ;  Defcr.  de  nia.  p..  199 ,  efp.  XL 

(125)  Ockra  plumbi  luteo-albija*  Lian.  Syjl.  net*  1756",  p.  209,. 
n»  5.  7Vrra  plumbaria  citrina  fpathofa.  Wall.  M/i.  1p.  378 ,  £ 
£jt  minera  plumbi  alba  fpathofa  margét  fiavefeenti  inharens  ,  è 
Tarnowiti  &  JoAann-GeorgenftaaX  Ibid.  Ochra  plumbi  flavefcens. 
affervefeens ,  è  Derbyshyre  Angliét.  Litoph.  Born.  I,  p.  90.  —  fiavat 
affervefeens.  Ibid. 

(laQ  Terra  plumbaria  rubra.  WaH.  Min.  fp.  378,,*.  Efl  ce- 
ruffa  val  minera  plumbi  de ji roda  cum  ochrâ  martiali  vil  argillâ 
ocàraccâ  immista;  è  JoAmn-Georgenfiadt.  Ibid.  Minium  natif,  ou, 

Cciij, 
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autre  chofe  qu'une  ocre  ou  chaux  de  plomb  foli- 
de(i2?)  ou  pulvérulente,  quelquefbis/w*  (128), 
mais  le  plus  fouvent  mélangée  d'ocre  martiale  ou 
cuivreufe  (129),  &  de  molécules  calcaires,  argi- 
leufes,  fabionneufes  ou  marneufes  (130), 


mine  de  plomb  terreufe  rouge ,  dan»  du  quartz;  de  Langenheck. 
Vefcript;  Je  Min.  p.  aoo ,  n*  3.  Mine  de  plomb  terreufe  rouge 
ieuHtetée  ou  par  «quches,  du  Derby 6hire,  Ikid.  n°  4* 

Ç117)  Plumbum' ter  réfère  vel  lapidêum  calcareo  lapide  minerait- 
fitum;  minera  plumbi  caUdra.  Wall.' Mb:  I77*>fl?«  375-  Tirr* 
eatcarea  ceruffâ  nàtivA  mixte  inéurat*.  Cronft.  S*  38. 

(128)  Minera  plumbi  calciformis  para  pulyerulenta  ;  mnffk 

nativa.  Cronft.  §.  185,  A,  I,  a.  Plumbum  terrefrrt  ochracenu 

Carth.  EU  «iw.p.66.  Plumbum  fade  &  conpfteqtiâ  terrtâ.  Ockr* 

plttmbi  ;  terra  plumbaria  atba  para.  Wall.  Min  fp.  378  ,  a.  Plamr 

'  km'cuttiform*  atuorpAam.  Scop.  Princ.  min.  $.  270,  a. 

•'  ÇiaçfJ  Qthraptumbi inrefcens  net  effervefcens ,  ex  Lattçill-DaU 
rHDeriysAire  jîngli*.  Litoph.  Boni.  I,  p.  90.  —  cœralefcens, 
àbtttdhïll  Senti*.  Ibid.  —fufta  ,  ad  SasÊi  Barin*  Terne fw.  Ibid. 

(130)  Je  poflTéde  une  mine  de  plomb  terreufe  blanche,  fb- 
iiîde  '&  compaâe  j  de  Rautenkranti  à  Johann- Geofgenftadt;  elle 
fait  effervefeence  avec  l'acide  nitreux ,  de  même  cnie  ia  fuhrante. 
Mine  de  plomb  terreufe  blanche  $  jaunâtre,  de  GrofsMen 
Lorraine.  La  mine  de  piomb  lablonmeufe  grife  &  blanche,  de 
Karrtnrtick  près  à'Ha^arthen  dans  la  Lorraine  allemande,  fe 
trouve*  30  pieds  de  profondeur. 


■*> 
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GENRE    IV. 

E  T  A  I  N. 
(jf}  AL' ÉTAT     MÉTALLIQUE. 

E  s  P  £  C  £     /» 

Etain  natif  &  des  fourneaux. 

Stannum  natimm  feu  nudum.  Lînn.  «fy/?«  jm&  17689  Append. 
p-  3)6  ;  Ad.  Angi.  vol.  LVI ,  ann.  1766  ,  p.  35  &  305  ;  B. 

.  Quift.  in  Aâ.  Stockh.  ann.  1766,  p.  231;  Wall.  Afin..  1778, 
fp»  378  ;  Mathefius  in  Sarepta,  Predig.  9 ,  p.  139;  Tollius  , 
Epift.  «in.  p.  96  ;  Albin.  Chron.  des  mines  de  Mifnk,  tiu  16, 
P-  J3°  ;  Geoffroi,  Acad.  des  Scienc.  1738 ,  p.  15  &  103; 
Riche  Mu£  c.  41,  gen.  1.  Etain  nati£  Sage,  Elim.  de  Min. 
Il ,  p.  084,  elp.I  jDémefte,  Lettres,  vol  II,  p.  413,  efp.  I. 

KJ  N  a  long-temps  regardé  comme  douteufe 
l'exigence  de  Yétain  natif;  maïs  les  morceaux  trou- 
vés depuis  peu  dans  les  mines  de  Cornouaille  en 
Angleterre  ,  font  au-deflus  de  tout  foupçon  (1). 

Sans  parler  de  celui  que  poflede  M.  Sage ,  & 
qui  étoit ,  dit-il ,  recouvert  à  fa  furface  d'une 


(1)  Stannum  natipum  in  Angliâ  repertum  fuijfe  varia  traduit* 
ntMiora  tefiimoma,  fed  taie  nobis  nottdum  videre  contigit.  Bergnu 
Opulc.  Il ,  p»  436.  Nativum  jlannam  dari  antea  paradoxum  rifum 
nunc  ptrt  deteSum  Lînn*  SyfL  oot.  1768 ,  p.  236* 

Ce  W 
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chaux  d'étain  grifâtre ,  j'ai  reçu  depuis  peu  de* 
mêmes  mines ,  un  morceau  dans  lequel  rétain 
natif  efl  accornps|gné|  d'une  mine  d'étain  blanche 
folide  ,  colorée  dans  fa  caffure  9  comme  certaines 
mines  de  cuivre  (l).  Cet'  itain  natif  ^  loin  de 
préfenter  aucunes  traces  de  fufion ,  a  l'apparence 
extérieure  de  la  molybdène,  fans  néanmoins  tacher 
les  doigts  comme  cette  fubftance.  Il  fe  brife  fi  fa- 
cilement ,  qu'au  premier  coup-d'œil  on  le  croiroit 
privé  de  la  métalléité  ;  mais  les;  molécules  qu'on 
en  détache  ,  battues  fur  le  tas  d'açieff ,  fe  rappro- 
chent &  s'unifient  en  petites  lames  blanches ,  bril- 
lantes &  flexibles ,  qui  ne  diffèrent  alors  en  rien 
de  Tétain  le  plus  pur. 

Je  n'ai  point  encore  vu  d'étain  natif  fous  une 
forme  criftalline  déterminée-;  mais  j'ai  fouvent  vu 
des  régules  d'étain  criftallifés  en  dendrites  ou  en 
feuilles  de  fougère  ,.çomppfés  d'oôaèdres  biplan* 
tés  les  uns  fur  les  autres  >  comme  on  Tobferve  dan$ 
la  plupart  dés  autrçs  régules.  Cependant  M.  Mongez; 
dquçe  encore  aujourd'hui  que  Tétain  criftallife(3)  , 


(2)  L'autre  partie  de  ce  morceau  fc  yoit  aujourd'hui  au  ça-» 
Jjfriet  du  Roi.  Voyez  Forft.  CataL  1783,11°  826, 

(3)  »  Si  Fe'taïn  criftallife ,  ce  qui  eft  encore  une  queftioa,  di> 
»M,  Mongez,  car  je  ne  vois  pas  une  vraie  criftaJiifaiion  dan* 
?»  cous  les  échantillons  que  j'ai  faits  &  dans  cous  ceux  que  j'ai 
v  vus,  il  prend  la  forme  ou  plutôt  ly  angle  du  rhpmioUk^  JourçaJl 
de  Phyiique ,  juillet  1781 ,  p<  74^ 
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quoiqu'il  dife  y  avoir  apperçu  la  forme  ou  plutôt 
1  angle  du  rhomboïde.  Il  eft  vrai  que  ce  métal  eft 
un  de  ceux  qui  criftallifent  le  plus  difficilement  ; 
mais  les  dendrites  qu'il  nous  préfente ,  quelque 
déliées  qu'elles  foient ,  ne  peuvent  être  prifes  que 
pour  des  aflemblages  plus  ou  moins  réguliers  de 
véritables  criftaux, 

-    £B1    En. ..Mine    ancienne. 

Espèce    IL 

Criftaux  d'étain. 

ftanhuth.  calciforme  cryjîalli/ium.  Scop.  frinc.  min.  §.  237 ,  a.  Mi' 
itéra  ftanni  cryftaliijata  cakiformis ,  qtue  pro  paria  cryftallorum 
magnitudJne^zmn^gtiu^cn  w/zwiter  appellatur.  Bergm.  Opufc. 
II ,  p.  437  &  499.  Stannum  arfemcô  mintralifatum ,  minera  cryf» 

.  '  tallifata  figura  polytdriçâ  ,  âiverfo  colore;  cryfialli  minerait* 
ftanni.  Wall.  Min.   1778  ,  fp.  379.'—  calciforme  iniuratum 

-  feu  minera  ftanni  vitrea  arfenicalis  cryftaUifata.  Cronft.  $.  181  y 
Ji ,  1 ,  b.  Stannum  cryfUllinum  feu  tejjeris  cryflallinis.  Linn. 
Syft.  nat.  1768,  p.  130,  n°  I.  —  granulatumtevL  granis  cryflalii- 
tiis  aggregatis.  Ibid.  n*  2.  — mineralifatum  cryflallinum  cryf* 
taltis  pbnderofls  ,pyramidatis  ,  irregularibus  duris,  vel  cryftallit 
*r8tè  aggregatis  compojîtum.  Cartb.  EL  min.  p.  67  ,  fp.  1  &  2. 
—  polyeirum  ponderofum  plerumque  nigrum  vel  cryftallis  aut 
granis  minoribus  petr<£  immixtion.  Wof t.  M/'/r.  p.  32.  Criftaux 
d'étaià  noirs  &  criftaux  d'&ain  biancs.  EJfai  ai  Crift.  p.  337 , 

,  efp.  1 ,  &p,  340,  efpiH;  Dtfiripu  de  min*  p.  158,  efp.  I, 
&  p.  159»  efp.  II;  Sage  t-Elém.  4e  Min.  II.,  p.. 286,  efp,  II 
* III;  Démette,  ketuei,  voL  JI ,  p.  414,  efp.  H&1JL 

*     >  1 

L'étain  eft  peut-ôtte  la  feule  fubfiançe  xr^talU- 
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que  qui  ne  fe  foit  point  encore  trouvée  miitéta- 
lifée  par  le  foufre  ni  par  l'arfenic.  Cela  paroît 
d'abord  d'autant  plus  étonnant ,  que  ces  deux  mi- 
néralifateurs  font  très-communs  dans  la  Nature ,  & 
que  1  art  parvient  très-facilement  à  les  combiner 
l'un  ou  l'autre  avec  l'étain  (4)  ;  mais ,  fi  Ton  con- 
fidère  que  les  mines  d'étain  font  prefque  toujours 
partie  de  la  mafle  même  des  roches  primitives  du 
fécond  ordre ,  dont  l'exiftence  paroît  avoir  pré- 
cédé celle  du  foufre ,  puifque  celui-ci  ne  fe  ren- 
contre que  dans  les  fentes  ou  filons  de  ces  mêmes 
roches ,  on  aura  lieu  d'être  moins  furpris  de  lab- 
fence  du  foufre  dans  la  mine  d'étain  (5). 

Quant  à  l'arfenic ,  quoique  ce  demi-métal  ao- 
compagne  au  contraire  la  plupart  des  mines  d'étain 
de  Saxe  ,  de  Bohême  &  de  Cornouaille  »  ce  n'efl 
point  avec  rétain  qu'il  exerce  fes  fondions  de  mi- 


rr 


.  (4)  "  btftàtt*  fiilphuris  ed  mirandus  efl  mugis  ,  quà  copitfia* 
m  hoece  mincreliftiiis  affen  notura ,  quàqut  facilius  illuiptr  arum 
vtum  Jlaanç  cwjungimr%**  Bergm.  Opqfc.  II,  p.  436.  M.  Sage 
4  décrit ,  dans  fçç  EUmt*t  de  Minéralogie,  vol.  Il ,  p.  281 ,  le 

Socédé  pour  combiner  le  foufre  ou  f  arfenic  avec  l'étain ,  & 
re  ainfi  de*.efpèces  de  mines  d'étain  fuffureufes  ou  arfeni- 
cales ,  dont  les  analogues  naturels  nous  font  inconnus. 

(5)  On  trouve  quelquefois,  dans  les  mines  de  Cornouaitfe, 
«les  groupes  de  oriftaux  d'étain  entremêlés  de  pyrite  fa/fkreafi, 
comme  ils  le  font  communément  de  pyrite  arfênicaU  ;  mais  ces 
cas  font  très-rares ,  &  ne  peuvent  avoir  lieu  que  dans  les  mines 
defiloik  Voycs  JUfiript.éfMitt.^  u$5,u0I7. 
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néralifateur  ,  maïs  bien  avec  le  fer  auquel  on  le 
trouvç  cçnftamment  uni  fous  la  forme  d'un  mi* 
néral  particulier  qui  porte  les  noms  de  mifpickcl , 
de  mundic  ou  tepyriu  Manche  arfcnicalc  (6).  C'eft 
l'abondance  de  ce  minéral  dans  les  mines  d'étain, 
qui  a  fait  long-temps  regarder  l'arfenic  comme 
étant  leur  minéralifateur  ;  mais  l'on  fait  a  jourd'hui 
que  tout  criftal  d'étain  dépourvu  de  mifpickcl  9  ne 
contient  pas  qn  fqyl  atome  d'arfenic. 

Toutes  Ifs  mînep  d'étain  connues  fe  réduifent 
donc  à  celle  dont  il  s'agit  ici ,  dans  laquelle  ce  mé- 
tal efl  â  l'état  de  chaux  plus  ou  moins  pure  ,  mi- 
riéralifée  par  de  Pacide  méphitique  (7)  ;  car  je  ne 
puis  croire ,  avec  M.  Bergman ,  qu'il  n'y  ait  au- 
cune fubftançe  minéralifante  dans  les  cri/laux 
dçtain  (£) ,  puiiqu'au  défaut  de  fouùe  ou  d'ar- 
fenic,  on  doit  y  trouver  au  moins  le  principe 


(6)  Voyez  ce  qui  en  a  été  dh  ct-dçffus  ,  dans  le  genre  de 
YAtftnît ,  p.  27 ,  erp.  IL 

(7)  C'eft  cet  aqde  qui  fe  dégage  de  la  mine  d'étain  fous  forme  de 
vapeurs  blanches ,  lorfqu'pn  }a  diftille  avec  deux  parties  d'huile 
de  vitriol.  M.  Sage  ie  défîgnoit  fous  le  nom  d'acide  marin  vo- 
latil, dans  le  temps  où  l'on  ignorait  que  cet  acide  fût  ie  ruême 
que  l'acide  méphitique  3  que  pJuficurs  défignçnt  encore  fous  ta 
nom  d'air  fixe, 

(8)  >t  In  flxguHs  (  ftannl  mineris  )  aêtft  jlannttm  fimpliciter  cal- 
nciforme  ,  filùtis  intricatam  moUculis  ,&  quantum  ha&enàs  inno- 
»fifi*  ,m^nquam  minentHfatum  ,  me  acido  muriatico ,  nu  aëreo, 
"nu  fulphurc.H  Opufc.  chim.  vol.  II,  p.  436. 
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acide ,  à  l'aide  duqqel  la  terre  métallique  de  Fétain 
prend  une  forme  criftalline  confiante  &  déter- 
minée. 

Les  crijlaux  d'étain  blancs ,  qui  font  les  plus 
homogènes  (9) ,  ne  préfentent  guère  que  Yoc- 
taïàrt  aluminiformt  (  10)  ,  &  quelques  légères 
modifications  de  cet  oâaèdre  ;  mais  les  criftaux 
d'étain  qui  doivent  à  des  molécules  étrangères  , 
&  le  plus  fou  vent  martiales,  une  couleur  noire, 
ou  rougeâtre  ,  ou  jaunâtre ,  ou  verdâtre  plus  ou 


(9)  Leur  pefanteur  fpécifique  eft  de  63.076  ,  fuivant  M.  Brif- 
Ton ,  d'après  un  crifta!  oâaèdre  de  mon  cabinet. 

(10) Efiai  de  Criftalïo graphie, p.  340,  efp. II,  pi.  VI,  fîg.  1. 
Stannum  fpathofum  album  flavefcens  cryjîhllis  oQ'oêdris  ,  èp/aais 
trigonis ,  è  Simonis  &  Jud<e  fodinâ  ad ScÀœnftldBokatut*  Litopb. 
Born.  I,  p.  Sç.   Cryjlallus  ftaani  folitaria  >  oàoidra ,  alumimof* 
ftmilis  ,  alba  ,  fopens  ftanni  lié.  30-40  in  Mufieo  BornUno  tfU 
Scop.  Princ.  min.  p.  173.  Stannum  fpathofum  flapefcens  cryfLalfc 
fatum  tetraedrum  è  plants  trigonis  pyramidatum ,  è  Schatnftld  B*L 
Litoph.  Born.  I ,  p.  89.  (  C'étoit  encore  un  oâaèdre ,  mais  oh 
gagé  de  manière  qu'il  ne  montrait  qu'une  feule  de  tes  pyra- 
mides. )  Crifta!  d'étain  blanc  détaché  de  la  gangue  à  laquelle 
il  adhérait;  à'Altenbtrg  en  Saxe.  Ce  crifta! ,'  où  Ton  remarque 
ia  forme  oâaèdre  qui  eft  propre  à  cette  efpèce ,  eft  d'un  blanc 
mat ,  lametleux  comme  fe  fpath ,  mais  plus  pefant ,  &  deori- 
tranfparent  dans  fes  parties  les  plus  minces.  Defcripu  de  min. 
p.  159 ,n°  1.  Deux  fragmens  de  criftaux  d'étain  blancs,  â'^t- 
tznbtig ,.  qui  paroiflent  avoir  été  compofés  de  deux  pyramides 
quadrilatères  jointes  bafe  à  bafe,  comme  les  criftaux  d'alun. 
Pavila ,  Catal.  II ,  p.  417 ,  n°  217 ,  i,  CryftalH  mintr&Us  fLanni  «/- 
ètfienus.  Wall,  itfiff,  fp,  379,  a» 
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moins  foncée  (11)  préfentent  des  formes  criflal- 
lines  beaucoup  plus  nombreufes  ,  &  pour  Fordi- 
naire  fi  confufes ,  que  la  plupart  des  MinéraJo- 
giftes  n'y  ont  apperçu  qu'une  forme  pyramidale 
ou  polyèdre  irrégulière  (12). 

Un  examen  plus  attentif  de  ces  mêmes  criftaux 
m'a  fait  enfin  reconnoître  que  ceux  qui  étoient 
colorés ,  dérivoient ,  non  de  FoSaèdre  alumîni- 
forme ,  comme  les  criftaux  blancs ,  mais  d'unoâaè- 
dreà  plans  triangulaires  ifocèles  (13)9  ayant  fur 


(11)  La  pefanteur  fpécifique  des  criftaux  d'étain,  eft,  fuivanc 
NPallerius,  dans  le  rapport  de  59.52  à  10.00;  ce  qui  s'éloigne 
peu  de  la  pefanteur  fpécifique  de  i'étain  blanc  ,  rapportée  ci- 
deflus  (note  9),  d'après  M.  Briffon. 

(12)  »Les  criftaux  d'étain,  dit  Henckeî,  font  hréguliers; 
»  leurs  côtés  &  leurs  angles  font  inégaux.  On  en  trouve  dont  la 
wlurface  eft  aflez  polie,  &  dont  les  angfes  ne  font  qu'un  peu 
»  rabattus  :  d'autres  ont  fes  angles  entièrement  tranchés  ;  quel-» 
99  queibis  ils  font  feulement  un  peu  obliques  :  d'autres  font  tran- 
»»chés  fi  net,  qu'ils  forment  des  pointes  ou  des  tranchans.ee 
Pyritologit,  trad.  franc,  p.  64.  Il  eft  difficile  de  fe  faire  une 
idée  de  la  criftallifation  de  i'étain ,  d'après  une  telle  deferip-. 
don  :  c'eft  ce  qui  a  fait  dire  à  Linné  :  »>  Stanni  cryftallini  veratn 
9%  &  diftinSam  figurant  qui  trutrt poterit ,  camdem  publico  non  invi- 
9>itat.«  Syft.  nar.  1768,  p.  13a 

(13)  L'angle  du  fommet  de  ces  triangles  ifocèles  eft  de  70»; 
les  deux  autres  angles  font  ♦  par  conféquent ,  de  550  fô  :  l'oc- 
taèdre formé  par  ces  triangles  ifocèles,  étant  tranché  diagona- 
lement  du  fommet  d'une  pyramide  au  fommet  de  la  pyramide 
oppofée ,  donnerait  un  rhombe  de  70°  1  io°,qui  eft  le  rhombe 
du  grenat.  # 
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chaque  pyramide  fes  faces  inclinées  de  45  ° ,  de 
manière  que  l'angle  formé  par  la  rencontre  des 
bafes ,  eft  de  900  ou  l'angle  droit  (  PL  III ,  fig. 
*i*)  *  tandis  que  cet  angle  de  la  bafe  eft  de  1  io° 
dans  l'oâaèdre  aluminiforme  ,  qui  a  les  faces  de 
fes  pyramides  inclinées  de  $5°  (  PL  III ,  fig.  1  ). 
Je  vais  présenter  féparément  celles  des  modifica- 
tions de  ces  deux  oâaèdres  que  je  poflede  ,  ou  que 
j'ai  du  moins  obfervées  dans  les  criftaux  d'étain. 

[a]  Modifications  de  foctaèdre  aluminiforme. 

Variât  1.  L'oâaèdre  alongé  *  ou  à  Commets 
cunéiformes ,  chaque  pyramide  offrant  deux  tra- 
pèzes alternes  avec  deux  triangles  équilatéraux 
(PL  III , fig.  2). 

On  voit  au  cabinet  du  Roi  un  groupe  de  crif- 
taux  d'étain  blancs,  de  Schanfe/diptèsde  Schlacken- 
vald  en  Bohême ,  qui  préfente  cette  variété  (14). 
Les  criftaux  de  ce  groupe,  n'ont  que  quatre  i  cinq 
lignes  de  diamètre*  M.  le  Dm  fils  poffède  un  groupe 
où  ces  criftaux  d'étain  blancs  font  encore  plus  pe- 
tits ,  mais  en  oélaèdres  aluminiformes  trèa-diftinâs* 


(14)  Un  groupe  de  criftaux  d'étain  blancs,  dont  la  forme  eu 
l'oâaèdre  rectangle ,  fouv'ent  tronqué  aux  fommets  ;  de  Sch*n- 
feld.  Forft.  CataL  1780,  n°  1065.  Autre  groupe  plus  confus  de 
cfîftaux  d'étain  Mancs  octaèdres,  dont  quelques  faces  ont  été 
rompues)  de  la  même  minière.  Ibid.  n°  1066. 


t 
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entremêlés  de  plus  gros  criflaux  d'e'tain  noîrs  à 
prifme  court ,  terminé  par  deux  pyramides  qua- 
drangulaires  furbaiffées  de  la  variété  3  ci-après. 

rarilti  2.  L/odaèdre  primitif  (  PL  111,  fig.  1  )  , 
ou  celui  de  la  variété  précédente  9  dont  le  fommet 
des  deux  pyramides  eft  tronqué  net  (1 5)  ;  d'où 
réfulte  un  décaèdre  (  PL  Ill9fig.  3  )♦ 

Les  criflaux  d'étain  blancs ,  de  Bohêpie ,  pré- 
fentent  affez  communément  cette  variété  :  dans  les 
groupes  qui  en  réfultent  ,  on  n'apperçoit  fouvent 
qu'une  feule  des  pyramides  tronquées  de  Foâaè- 
dre  aluminiforme  ;  &  alors ,  fi  cet  oâaèdre  efl  ré- 
gulier ,  le  plan  de  la  troncature  eft  un  carré  par- 
fait :  mais  fi  cet  oâaèdre  eft  alongé  comme  dans 
la  variété  1  ,  le  plan  de  la  troncature  eft  un  rec- 
tangle ou  carré  long.  Ce  font  là  les  feules  variétés 
déterminées  que  j'aie  ob/èrvées  dans  les  criiiaux 


(15)  Effai  de  Criftallographie ,  p.  340 ,  efp.  U ,  pi*  VI ,  fig.  if . 
Erain  blanc  en  criflaux  oâaèdres  ,  tronqués  aux  Commets  :  le 
plus  grand  de  ces  criflaux ,  quoique  privé  d'une  de  fes  pyra- 
mide* ,  a  près  de  deux  pouces  de  diamètre  :  de  Schlackenwald 
en  Bobéme.  Forft.  CataL  1772 ,  n°  918.  Un  criftal  d'étain 
blanc ,  très  rare,  &  d'un  pouce  &  demi  de  diamécre ,  mais  dont 
il  eft  très-difficile  de  déterminer  la  figure,  à  caufe  de  l'irrégula - 
rite  de  la  criftailifation  :  on  y  remarque  feulement  une  pyra- 
mide quadrilatère  tronquée  au  fommet ,  ou  terminé*  par  un 
pian  carré-long.  Ce  criftal  eft  de  Carinthie.  Daviia,  CataL  II, 
p.  416  n°  215*  Ces  criftaux  font  quelquefois  accompagnés  de 
criftaux  d'étain  noirs. 
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d'étain  blàjics  (î  6).  Je  paffe  à  celles  des  criftau* 
d'étain  colores* 

[b]  Modifications  de  P ockàdrt  à  plans  triangulaires 

ifocèleSé  / 

Varihi  3  *  Les  deux  pyramides  de  cet  oâaèdre  , 
féparées  par  un  prifme  tétraèdre  rectangulaire  (î  7)  ; 
d'où  réfulte  un  dodécaèdre ,  terminé,  lorfqu'il  eft 
complet,  par  huit  plans  triangulaires  ifocèles, 
&par  quatre  reâangles,(/V.  IH9fig-ï6). 

Cette  variété  fe  rencontre  dans  les  criftaux 
d'étain  bruns  ,  noirs  ou  rougeâtres ,  de  Schlacken- 
wald  en  Bohême  ;  mais  les  criftaux  en  font  pour 
l'ordinaire  groupés  deux  ou  plufieurs  enfemble  (1 8); 

• 

(16)  On  a  quelquefois  donné  pour  des  criftaux  d'étain  blancs, 
des  topazes  de  Saxe  opaques  &  d'un  blanc  mat ,  qui  fe  trouvent 
parmi  les  criftaux  noirs  de  Schlaekenwald  en  Bohême»  Voyez 
ce  que  j'en  ai  dit  dans  la  féconde  partie ,  à  l'article  de  la  topaze 
it  Saxe  >  vol.  II ,  p.  2694  II  ne  faut  pas  non  plus  confondre  les 
vrais  criftaux  d'étain  blancs  que  je  viens  de  décrire  ,  avec  cette* 
efpèce  de  wolfram  de  couleur  blanche  dont  j'ai  parlé  ri-deffus, 
efpéce  V  des  mines  de  fer,  p.  264. 

(17)  Les  faces  des  pyramides  forment  avec  celles  du  prifme, 
un  angle  de  135%  c'eft-à-dire,  l'angle  droit  ou  900  plus  Pin- 
clinaifon  des  faces  de  la  pyramide,  que  j'ai  dit  être  de  45°  , 
moitié  *le  l'angle  droit.  L'angle  formé  par  deux  faces  de  fa  py- 
ramide entre  elles,  eft  de  120°. 

(18)  Il  y  a  lieu  de'  croire  qu'il  s'en  trouve  de  fofitaires  dans 
les  mines  de  Cornouaille  ;  car  M.  d'Engeftrom  m'a  envoyé  la 
figure  d'un  çrifial  d'étain  nw,  qu'il  a  reçu  de  M.  Borlace, 

ce 
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ce  qui  produit  des  efpèces  de  maclcs  à  angles  ren* 
trans  (18) ,  dont  la  vraie  forme  eft  très-difficile  à 
déterminer.  Les  plans  reâangulaires  du  prilme» 
quoique  fouvent  mutilés  par  des  troncatures  ,  en 
font  communément  affez  diftinâs  ;  mais  les  plans 
triangulaires  des  pyramides  font  beaucoup  plus 
difficiles  à  reconnoître  ,  étant  prefque  toujours 
mafqués  ou  ^interrompus  par  leur  infertion  mu- 
connu  par  fon  Hiftoire  naturel fe  de  cette  province.  Ce  criftai, 
qui  a  fept  à  huit  lignes  de  hauteur,  fur  deux  de  largeur,  eft ,  dit 
M.  d'Engeftrom  ,  de  figure  prifmatique  quadrangulairc ,  terminée 
par  une  pyramide  courte  du  même  nombre  de  côtés ,  dont  les  plant 
font  triangulaires.  L'autre  pyramide  manquoit  à  ce  criftai ,  donc 
on  verra  ci-après  quelques  variétés.  A0.  Jacob  Forfter  m'a  rap- 
porté depuis  peu ,  des  mines  de  Cor  nouai  lie,  un  groupe  de  ces 
mêmes  criftaux,  dont  les  prifmes  ,  tranfparens  &  d'un  jaune 
rougeâtre ,  ont  g  h  6  lignes  de  longueur ,  fur  une  ligne  au  plus 
de  largeur.  Ils  font  implantés  ,  dans  coûtes  les  directions  po£ 
fibles  ,  fur  une  roche  quartzeufe  imprégnée  de  bitume.   Les 
arêtes  du  prilme  &  des  pyramides  quadrangulaires  de  ces  crif- 
taux font  fouvent  tronquées  par  des  plans  linéaires  (  PI.  111 , 
fig.  28).  J'en  ai  d'autres  qui  font  implantés  fur  de  la  mine  d'e^. 
tain  en  malle  informe,  dite  \witer ,  avec  terre  bolaire  blanche 
d'Altenberg  en  Saxe.  Les  pyramides  quadrangulaires  qui  les 
terminent,  font  très -régulières  &  très-diftinctes  ;  mais  la  plu- 
part font  furtronquées  de  biais  par  les  faces ,  vers  la  pointe  de 
la  pyramide ,  ce  qui  change  en  trapèzes  les  triangles  ifocèles 
primitifs,  &  ajoute  à  chaque  pyramide  une  autre  petite  py- 
ramide fort  obtufe  à  plans  triangulaires  ifocèles* 

(18)  99  Calx  jlanni  mineris  mixta ,  figurata  in  cryjlallos  nigras  p 
staut  fufco-nigrica&s ,  ponderofas , piano  aliquo  introrfitm  angu~ 
99  lato ,  aliis  perd  irregulariter  fiepius  ejjufis.u  Scop.  Princmin. 

Tome  III.  Part.  III.  Crijl.  métal/.  D  d 
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tueile  9  avec  les  plans  triangulaires  des  criftaux  vol- 
fins  :  ce  qui  refte  alors  des  plans  de  ces  pyramides 
eft  fi  peu  confidérable  ou  fi  confus ,  qu'il  eft  très- 
facile  de  prendre  ces  criftaux  pour  des  cubes  plut 
ou  moins  tronqués  dans  leurs  arêtes  ou  bords  (19). 
D'autres  fois  auffi  ces  crillaux  font  implantés 
diagonalement  ,  de  manière  que  deux  des  plans 
tétragpnes  &  contigus  du  priûne ,  fe  préfentent 
conjointement  avec  les  quatre  triangles  corref- 
pondans  des  deux  pyramides  oppofées  (  PL  III $ 
fi  g,  zG)  :  on  regarde  alors  ces  crillaux  comme  s'ils 
étoient  en  effet  compofésde  deux  pyramides  hexaè- 
dres à  Commets  tranchans  ou  cunéiformes ,  jointes 
&  oppofées  par  leur  bafe  (  PL  VI ,  fig.  7).  Ceft 
ainfi  que  Linné  les  avoit  d'abord  confidérés  (ao)  , 

(19)  Quatre  crillaux  d'étam  noirs  de  figure  peu  régulière.  Les 
uns  approchent  plus  ou  moins  de  la  forme  cubique ,  &  les  autres 
de  la  forme  pyramidale,  Defcript.  de  Min,  p.  161 ,  n°  3.  Petit 
groupe  de  criftaux  d'étam  noirs ,  f  uifans ,  pyramidaux ,  dans  une 
gangue  talqueufe  micacée  blanche ,  à'JUenberg  en  Saxe.  Ihiâ. 
p.  162,  n°  4.  Portion  pyramidale  d'un  gros  criftal  d'étain  noir, 
de  Schlackenwald  en  Bohême.  Forft.  CataL  1780  ,  n°  1067. 
Idem ,  où  la  forme  cubique  eft  plus  apparente ,  avec  des  angles 
rentrons ,  dus  à  l'agrégation  d'autres  criftaux  de  même  forme. 
ïbiL  n°  1068.  Stannum  cryfiallis  pyramidàtir  irrcgularibus  ai- 
gris. Linn.  Syft.  nau  1756,  p.  185,  n9  1. 

(20)  »  Confiatcryftallus  figura  tejfulatà  vix  explicandâ  ;  im  Perfi 
t*  bergenfl ,  qua  minutijfima  ,  confiât  cryftallus  plauit  triaMguUs 
99  duodtcim ,  unie  figura  nitri  exfkrgit  abfque  columnâ,  fed  in  utrâ- 
»>  que  pyramide ,  duo  latera  oppofita  funt  latiora ,  hinc  apice  quafi 
»  cuneiformis  fit  teffitla ,  adeoque  à  ferri  cryftallo  diftindtijfima.  *< 

Syft.  nat.  1756 ,  p.  185,  n*  x ,  tab.  VIII, fig. 6. 
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&  que  M.  le  baron  de  Born  les  a  décrits  depuis 
dans  le  catalogue  de  fon  cabinet  (21);  mais  très* 
certainement  ce  n'eft  autre  chofe  qu'un  dodé- 
caèdre analogue  à  celui  que  j'ai  repréfenté ,  fig.  26 
de  la  planche  III ,  lequel  fe  préfente  diagonale* 
ment ,  au  point  qu'on  fait  alors  entrer  dans  la  conv 
pofiàon  de  chaque  pyramide  hexaèdre ,  deux  des 
plans  tétragones  du  prifme  intermédiaire  ,  &  les 
deux  triangles  correfpondans  de  chacune  des 
pyramides  quadrangulaires  obtufes  qui  le  ter* 
minent* 

*  Variété^  La  variété  précédente  *  dont  les  arêtes 
longitudinales  du  prifme  font  tronquées  plus  ou 
moins  profondément  ;  ce  qui  ajoute  à  cette  va* 
xiété  quatre  hexagones  linéaires ,  &  change  en 
pentagones  irréguliers  les  triangles  des  pyramides, 
les  faces  du  prifme  reifant  carrées  ou  rectangu- 
laires (/V.  III,  fig.  zy  )• 

Cette  variété  eft  celle  que  Linné ,  dans  la  der- 
nière édition  de  fon  Syficma  Natura  ,  compare  i 


(11)  Muera  flan  ni  pitrta  cryftallina  arftnicalis ,  cryJUtlis  ma- 
joribus  éodecatdris  i  fiants  quatuor  tetràèdris  (  liiez  ttttagonit  ) 
&080  trlgoais,  ad SchlaggcnwaldBoh.  Litoph.  Born.  I ,  p.  87,  tab* 
HI 9  fig.  6.  M*  de  Born  ajoute  en  noce  :  »  Inurcryflallos  innumeras 
npoly  tiras,  unicamferèÀanenptridijlin&am,planis  regularibus.  h 
Ibid.  La  fuivante  n'en  étoit  fans  doute  qu'ur.e  très-légère  modi- 
fication :  —  cry faillis  dêdccatdris  èplanis  dectm  tttraedris  (fifez  te- 
tragonW)  inaqualious  &  duoèuspentaëdris  (lifez  pentagonis).  Ibid, 
Weig.  EJfai  de  Crift.  trad,  ail.  p.  340,  var.  a ,  tab.  VUU,  fig.  5. 
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certains  crijlaux  de  cobalt  (22) ,  dont  la  forme  eft 
un  cube  tronqué  dans  fes  douze  bords  (  PL  II , 
fig.  xx  ).  C'eft  en  effet  la  figure  que  préfentent 
ces  criftaux  d'étain ,  lorfque  les  pyramides  en  font 
tronquées  près  de  leur  bafe  (  PL  IV^  fig.  ixS  & 
iz6  )  ,  ou  fort  engagées ,  ainfi  que  je  l'ai  fait  ob- 
ferver  dans  mon  Eflfai  de  Criftallographie  (23) , 
d'après  un  petit  groupe  de  criftaux  d'étain  noirs  9 
de  Saxe ,  que  je  conferve  dans  ma  collection; 
mais  très-fouvent  aufli  il  arrive  que  les  pyramides 
quadrangulaires  de  ces  criftaux  ne  font  point  tron- 
quées ,  &  que  leur  fommet  fe  trouve  feulement 
engagé  plus  ou  moins  dans  d'autres  criftaux  d'étain 
du  même  groupe  ;  d'où  réfukent  ces  efpèces  de 
maclts ,  ou  ces  angles  rentrans  fi  communs  dans 
les  criftaux  d'étain.  Quelquefois  même  les  arêtes 
de  ces  pyramides  font  ou  cannelées  ou  légèrement 
tronquées  ;  ce  qui  produit  la  variété  fuivante. 

Variitè  i.  Le  dodécaèdre  de  la  variété  3  ,  dont 
toutes  les  arêtes  longitudinales,  tant  du  prifme  que 
des  pyramides-,  font  légèrement  tronquées;  ce 
qui  change  en  reâangles  linéaires  lifle»  les  quatre 

hexagones  de  la  variété  précédente ,  &  ajoute  à 

^^_^_  _____    11  . . ,   ,       »...  1     _______ ,  n.       _-_■_____ _»_»»■_■_■__. » » ^ 

(aa)  »  Cryjlalias  tft,  fed  rare  perfcdta  &  intégra  traiter;  mihi 
»  vidttUT ,  nifi  valdè  fallor,  figurant  omninô  eonpenire  cum  cryjlallo 
ncobaltLu  Syft.  nat.  1768,  p.  130,  nQ  1 ,  fig.  35. 

03)  Page  338 ,  efp.  I ,  pi.  IV,  fig.  ia.  Criftaï  d'étain  noir 
formé  par  un  cube  ou  paraliéiipipède  reâangle  dont  les  botd* 
font  trowiuéa,  de  Saxe,  Dtfcripu  de  min.  p.  161 ,  n°  i. 


E  T  A  I  W.  411 

chaque  pyramide ,  quatre  pentagones  linéaires 
fines ,  alternes  avec  les  triangles  ifocèles  liffes  des 
mêmes  pyramides  (  PL  III ,  fig.  28  )• 

Je  poffède  plufieurs  groupes  de  criftaux  d'étain 
noirs ,  ou  colorés  ,  de  Cornouaille ,  de  Saxe  & 
de  Bohême ,  où  cette  variété  efi  très-diftinâe.  Le 
prifme ,  de  carré  qu'il  étoit  dans  la  variété  3  ,  de- 
vient ici  fuboôaèdre  par  la  troncature  de  fes  arêtes 
longitudinales  ;  chacune  des  pyramides  qui  le  ter- 
minent ,  devient  aufli  fuboâaèdre  par  la  tronca- 
ture de  fes  arêtes  longitudinales ,  de  manière  que 
ces  criftaux  feroient  à  vingt-quatre  facettes  ,  s'ils 
étoient  folitaires  &  complets;  mais  ils  font  prefque 
toujours  engagés  les  uns  dans  les  autres ,  au  point 
de  ne  montrer  qu'une  partie  de  ces  faces  &  de 
ces  troncatures ,  qui  font  aufli  plus  ou.  moins  pro- 
noncées fur  le  même  groupe ,  &  ibuvent  fur  le 
même  enflai. 

Variitt  6.  Prifme  tétraèdre  rectangulaire  ,  ter- 
miné par  des  pyramides  fubdodécaèdres  entières 
(  PL  III ,  fig.  29  a  ) ,  ou  tronquées  au  (bonnet 
(PLIII.fig.29by 

Cette  variété ,  lorfque  les  forrrmets  de  fes  py- 
ramides ne  font  point  tronqués  (  lett.  a)  -,  diffère 
de  la  précédente ,  i°.  en  ce  que  les  arêtes  longi  - 
tudinalesdu  prifme  ne  font  point  tronquées;  ce  qui 
change  en  hexagones  linéaires  (24) ,  les  quatre 

(24)  Ces  hexagones  linéaires  font,  avec  les  arêtes  du  prifme,. 

Ddiij 
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pentagones  produits  par  la  troncature  dès  arêtes 
de  chaque  pyramide  :  elle  en  diffère ,  2°.  en  ce 
que  chacune  des  faces  de  la  pyramide  efl  divifee 
par  une  arête  peu  Éditante ,  en  deux  triangles  rec- 
tangles ;  ce  qui  porte  à  douze  la  totalité  des  faces 
de  cette  pyramide. 

Je  n'ai  point  encore  rencontré  cette  modifi- 
cation du  dodécaèdre  de  la  variété  3  *  mais  je  pot 
fède  un  criftal  d'étain  noir  priûnatique ,  des  mines 
de  Cornouaille ,  qui  préfente  celle  dont  la  pyra- 
mide eft  tronquée  net  à  fon  Commet  (  lett.  b  ).  Ce 
fommet  eft  alors  remplacé  par  un  plan  dodécagone 
peu  régulier ,  perpendiculaire  à  Taxe  du  prifme  ; 
ce  qui  change  en  pentagones  les  quatre  hexa- 
gones linéaires  des  arêtes  de  la  pyramide  ,  &  fes 
huit  plans  triangulaires ,  en  autant  de  trapézoïdes. 
Le  priûne  eft  cannelé  fuivant  fa  longueur  f  & 
porte ,  y  compris  fa  pyramide  tronquée  ,  quatre 
ligpes  de  long ,  fur  moitié  moins  de  large.  Les 
plans  de  ce  prifme  »  s'il  étoit  complet ,  feraient  des 
décagones  oblongs  fort  irréguliers ,  mais  il  eft  privé 
de  l'extrémité  par  laquelle  il  étoit  implanté  fur  la 
roche  qui  lui  fervoit  de  gangue.  Cette  variété 
n'avoit  point  encore  été  décrite. 

Vanité  y.  Priûne  tétraèdre  reâangulaire ,  tei* 


un  angle  de  iay  ,  &  entre  eux  ,  un  angle  de  nef ,  k  leur 
rencontre  au  fommec  de  la  pyramide* 
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miné  par  des  pyramides  oélaèdres ,  qui  s'aiguifent 
elles-mêmes  en  pyramide  (  PL  III  rfig.  3  o). 

J'ai  reçu  des  mines  de  Cornouaille,  avec  la 
variété  précédente ,  celle  que  je  vais  décrire ,  & 
les  deux  fuivantes.  C'eft  une  mine  d'étain  noirâtre  » 
en  petits  criftaux  folitaires ,  de  cinq  à  fix  lignes  de 
longueur ,  fur  trois  lignes  au  plus  de  largeur  (2$). 
Dans  la  variété  dont  il  s'agit  ici  (26) ,  Tune  des 
extrémités  du  prifime  tétraèdre  rectangulaire  ,  offre 
d'abord  une  pyramide  oâaèdre,  dont  les  plans  for- 
çiam  avec  le  priime  un  angle  de  1 5  5  °9  font  des  pen- 
tagones irréguliers,  qui  ont  un  de  leurs  angles  de 
6o°,deux  de  1200 ,  un  de  1  io° ,  &  le  plus  obtus  de 
x  3Q0.  Ces  pentagones  forment  entre  eux  des  an- 
gles  de  no°&  de  1600  :  la  pyramide  qui  en  ré- 
fuite ,  eft  elle-même  terminée  par  un  fommet  té- 
traèdre â  plans  trapézoïdaux  ,  qui  fe  joignent  â 
angles  droits ,  de  même  qu'on  Tobferve  dans  les 


(35}  J'ai  fait  repréfenter  ces  criftaux  comme  s'ils  étoient  com- 
plets, quoiqu'ils  aient  perdu  celle  de  leurs  extrémités  par  la* 
quelle  ils  adhéraient,  foit  entre  eux ,  foit  à  la  roche  qui  leur 
fervoit  de  gangue.  On  doit  rapporter  à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces 
variétés  les  criftaux  d'étain  enprifme  quadrangulairt ,  terminé  par 
unepyramiie\o6tangulaire,  dont  parle  M.Brinnich  ,  dans  les  Menu 
,de  l'Académie  de  Suède  ,  année  1778  9  4e  quartier ,  n°  8» 

(06)  C'eft  celle  dont  parle  le  docteur  Démefte,  voî.  II,  p.  416 
&  417.  Le  prifme  en  paroît  quelquefois  fuboâaèdre ,  à  caufe 
d'une  arête  peu  marquée  qui  partage  chacune  de  Tes  quatre  faces 
en  deux  fuivant  leur  longueur.. 

Dd  iv 
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triangles  ifôcèles  de  la  variété  3  ;  mais  ce  fom- 
met  devient  lui-même  oftaèdre  par  la  troncature 
légère  de  fes  arêtes  ;  d'où  réfultent  quatre  hexa- 
gones linéaires ,  qui  forment ,  par  leur  rencontre 
au  fommet  de  la  pyramide ,  des  angles  obtus  de 
x  1  o°.  Les  plans  du  prifaie  ,  s'il  n'eût  point  été 
rompu,  feroient  des  hexagones  réguliers  ,  &  le. 
criftai  entier  feroit  alors  à  trente-fîx  facettes. 

Variété  8.  Le  prifme  de  la  variété  précédente , 
élargi  fur  deux  faces  oppofées  ;  ce  qui  le  fait  pa- 
raître applati ,  &  change  en  rhomboïdes  les  quatre 
hexagones  linéaires  extrêmes ,  les  autres  faces  res- 
tant les  mêmes  (  PL  III 9  fig.  3 1  ). 

Variété  g.  Prifme  tétraèdre  rectangulaire,  ter- 
miné par  des  fommets  dodécaèdres  à  plans  rhom- 
bes,  pentagones  &  trapézoïdaux  (PL  IH^fig.^2). 

Cette  variété  diffère  des  deux  qui  précèdent  , 
en  ce  que  les  plans  trapézoïdaux  des  pyramides 
extrêmes  ont  difparu  par  la  troncature  inégale  & 
plus  profonde  des  arêtes  de  ces  pyramides  ;  de  ma- 
nière que  deux  de  ces  arêtes  diagonalement  op- 
pofées ,  préfentent,  ici  par  leur  troncature ,  deux 
rhombes  ayant  leurs  angles  aigus  de  8o°  ;  ce  qui 
donne  ioo°  pour  leurs  angles  obtus;  tandis  que 
les  arêtes  alternes  tronquées  plus  profondément , 
font  remplacées  par  des  pentagones  qui  ont  deux 
de  leurs  angles  de  13$°.  Les  huit  trapézoïdes  li- 
néaires en  bifeau ,  inclinés  deux  à  deux  fur  le$ 
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faces  du  prifme ,  font  le  commencement  des  faces 
de  la  pyramide  oâaèdre  que  j'ait  dit  être  inclinée 
furie  prifme  de  15  5°.  Ces  trapézoïdes  fe  chan- 
gent en  pentagones ,  quand  le  criftal  acquiert  les 
huit  plans  trapézoïdaux  qui  distinguent  les  deux 
variétés  précédentes  f  de  cette  dernière ,  où  Ton 
ne  doit  trouver  que  vingt-huit  facettes ,  lorfque  le 
prifme  conferve  fes  deux  extrémités. 

Ce  font  là  les  feules  variétés  déterminées  que 
j'aie  obfervées  dans  les  criftaux  d'étain  ;  mais  je 
crois  que  leur  nombre  eft  fuffifant  pour  conftater 
la  vraie  forme  criftalline  d'un  minéral ,  qui  fou- 
vent  ne  préfente  que  des  formes  polyèdres  indé- 
terminées (27) ,  même  dans  fes  plus  gros  criftaux. 
Ils  font  quelquefois  demi  tranfparens  rouges  (28), 


(27)  Stannum  polyeJrum  irregulare-  nigrum.  Gron.  Supp.  10  9 
no*  31-41.  Ingemmatio  fîanni.  Imperat.  Hifl.  nat*  p.  403,  fig. 
Calceoi.  Muf.  p.  467  ;  Schmiedel  Icônes  min.  pi.  XVII  &  XX. 
Genuina  flan  ni  maffa  abfqtte  recrementis,  èfodinis  metallicis  cru  ta. 
Befler.  Gazoph.  rer.  nat.  tab.  XXVI.  Alla  flan  ni  matrix  inter- 
mixds  flriis  cryflallinis  fp  Un  Je  fient.  Ibid.  Minera  flanni  vitrea 
cryflallina ,  cryflallis  polyedris  majoribus  folitariis  ,  ai  Schlaggen- 
waldBok,  Licoph.  Born.  I,  p.  87.  —  cryflallis  polyedris aggrega- 
tis.  Ibid.  —  cryflallis  polyedris  rubefientibus ,  è  Geyer  Sax.  Ibid. 
—  polyedris  fufiis  ex  Ehrenfridrichfdorf  Sax.  Ibid.  ~  cryf- 
lallis prifmaticis  polyedris  truncatis ,  è  Grauppen  Boh.  Ibid.  II , 
p.  106. 

ÇpX)  Cryflalli  minérales  flanni  rabefientes.Wall.  Min.  fp.  379,  c* 
Gaudentaliqaâ pclluciditate ,  aliquando  violacé*  ,  ex  Hungariâ. 
Ibid.  Cryflalli  minérales  flanni  granatico  colore*  Ibid.  fp.  379  ,  a\ 
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jaunâtres  (19)  ,ou  grifâtres  (30);  maïs ,  pour  Tor- 
dinalre ,  ils  font  opaques  ,  tirant  plus  ou  moins  fur 
le  noir  (31)  *  &  difféminés  dans  des  roches  argi-' 
leufes  ,  micacées ,  feld-fpathiques  ou  quartzeu- 
fes  (32),  &  jufques  dans  le  granité  même  (33) 
qui  fert  de  bafe  à  ces  mêmes  roches.  D'autres 
fois  les  criftaux   d'étain  font  réunis  en  mafles 


Rubrofufco  funt  colon  opaca.  Ibid.  Groupe  de  petits  criftaux 
d'étain  rouges  &  tranfparens  comme  des  grenats  ,  à'Ehrenfri- 
<fn/c/Worf  en  Saxet  Defcript.  de  min.  p.  164,  n9  15. 

(29)  Cryjlalli  minérales  flan  ni  aurto  côlon.  Wall*  Min.fp.g79, 
b.  Sunt  etiam  tranfparentes  &  minus  fréquentes.  Ibid.  Criftaux  d'é- 
tain rouges  tranfparens^  parmi  lefquels  i!  s'en  trouve  quelques- 
uns  qui  ont  la  couleur  de  la  topaze  ou  de  la  cbryfoGte,  de 
Graupen  en  Bohême.  Defcript.  de  min.  p.  164,  n°  17. 

(30)  J'en  ai  de  cette  variété  des  mines  de  Cornouaiffe en  An- 
gleterre, lis  différent  très-peu  des  criftaux  d'étain  blancs. 

(31)  Cryftalli  minérales  fanni  mgr*.  'Wall.  Min.  fp.  379»  u 
Suntfrcqucnûffméb  &  ditijjima.  Ibid. 

(32)  Stannum  arfenico  mineralifatum ,  minera  irregalarU ,  cryf- 
tallis  mimralibus  flan  ni  mini  mis ,  in  matrice  lapiieâ  aggregadu 
Minerd  cryflallorum  flan  ni  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  380.  Minen 
flan  ni  vitrea  arfenicalis  cryflalUfata ,  granulis  minoribus,  CroniL 
$.  181 ,  £ ,  2.  Minera  flan  ni  vitrea  arfenicalis  granulata ,  è  cryflal- 
lis  polyedris  mieimis  in  quart\o.  —  in  faxo  i  mica  &  quarto  gra- 
tiulato  compofito.  —  in  faxo  è  quart\o  >  mica  &  UtAomargâ  compo- 
flto.  — in  faxo  è  quarto ,  mica  &  fpatho  fcintillantt  comj>ojito,&c* 
Litoph.  Bonn  I,  p.  88  ;  &  ibid*  II,  p.  120. 

(33)  Petits  criftaux  d'étain  noirs  épars  dans  du  granité  corn- 
pofé  de  feld-fpath  &  de  mica;  d'Akenberg.  Defcripu  de 
Ç<  165 ,  n°  18, 
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informes  ,  folides  &  très  -  compaâes  (34). 

Quant  à  la  mine  d  e  tain  ft  rie  e  de  Wallerius  (35)» 
les  morceaux  que  j'en  aï  vus ,  n'étoient  que  Te£- 
pèce  de  minéral  ferrugineux  qui  porte  le  nom 
de  wolfram  (36)  ,  &  que  fa  pefanteur  a  fait  quel- 
quefois confondre  avec  la  mine  d'étain  que  fou- 
vent  il  accompagne.  On  en  doit  dire  autant  de  la 
prétendue  mine  (Te tain  blanche ,  en  maffes  infor- 
mes demi-tranfparentes  ,  Se  reffemblantes  à  du 
fpath(37).  Cette  efpèce,que  Ton  dit  contenir 


(34)  Sfannum  amorphum  rufo-nigricans.  Linn.  Syfi.  nat.  1768  Y 
p.  130 ,  n°  3.  —  amorphum  petrâ  paria  vzfiitum.  Wolt.itfift.p.  32* 
—  calciforme  amorphum.  Scop.  Princ.  min.  §•  137,  c.  Minera 
fianni  folida.  Wall.  Min.  1778  ,fp.  381.  —  vitrea  arftnicalis  amor- 
pha.  Cronft.  §.  181 ,  1,  a;  Litoph.  Born.  I,  p.  86;  &  ibid.  II, 
p.  120. 

(35)  Minera  fianni  jlriata.  Wall.  Min.  1778  ,  fp.  383.  »  Efi  mi- 
t>  ntra  fianni  omnium  gravi/Jima,  alba ,  fade  in  fra&uris  vitrtâ , 
m  fei  firiata  ;  Siberia.  m  Ibid. 

(36)  Voyez,  pour  cette  mine  &  pour  la  fuivame ,  l'efpèce  V 
des  mines  de  fer ,  ci-deffus,  p.  262. 

(37)  Stannam  fpathofum  fubdiaphanum  album.  Linn*  Syfl.  nat. 
17689  p.  131 9  n°  4.  Stannum  fpathi.  Vog.Min.  166,  461  ;  von 
Juftî,  Min.  $•  120  9  p.  64.  —  mineralifatum  fpathaceum  pondero- 
fum  fubdiaphanum  album.  Carth.  El.  min.  p.  6S ,  ip.  3.  —  cal* 
tiforme  fpathofîtm.  Scop.  Princ  min.  §•  237,  b.  —fpathofum  amor- 
phum  album,  èfoiinâ  Crucis  ad Sch&nftld  Boh.  Litopb.  Born.I , 
p.  89.  —  virefeent  in  fianno  fpathofo  albo.  Ibid.  Lapides  fianni- 
ferifpathacei.  Wall.  Min.  1  edit.fp.  291 ,  n°  1.  Minera  fianni  fpa- 
thofo. Idem  9 1778  9  fp.  382. 
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beaucoup  de  fer  &  très-peu  d'étain  (38) ,  n'eft  font 
dodte  que  cette  efpèce  de  wolfram  blanc ,  jau- 
nâtre ou  rougeâtre ,  que  Cronftedt  a  rangé  le  pre- 
mier parmi  les  mines  de  fer,  après  avoir  reconnu 
que  ce  minéral  ne  contenoit  point  d'étain  {39)» 

{C\    En    mine    secondaire. 

E  s  p  è  c  e    III. 

Mine  d'étain  mamelonnée  ou  en  ftalaâites. 

Mine  d'étain  en  ftaladtite  ,  ou  fibreufe  8c  mamelonnée  comme 
l'hématite  ;  efpèce  nouvellement  connue,  des  mines  de  Cor- 
nouaille  en  Angleterre.  Sage,£/e'm.  de  Min. I, Table fynopu 
p.  xlv  ;  Démette,  Lettres ,  vol.  II ,  p.  417. 

Ce  n'eft  que  depuis  peu  qu'on  a  rencontré  dans 
les  mines  de  Cornouaille  (40),  cette  efpèce ,  ou, 

(38)  t »  Efl  minera  maxime  gravis,plerumque  ftmipdlaciia,  colore 
nalbo  vel  flavefcente ,  fpatho  vel  lapidi  Bononienfi  omnînà  findlis, 
*y  lamellofa  ;  plurimam  ferri  confiner  ,  parum  vero  ftarrni  ;  TopUti 
si  in  Bohemiâ  ;  Schlackenwald ,  cVc.  «  Wall.  Min.  ibid.  p.  322. 

(39)  Ftrtunt  calciforme  terra  quâdam  incognitâ  intimé  misant. 
Cronft.  §.  a  10.  Voyez  fes  autres  fynonymes  à  l'article  du  Fer, 
ci- de  Au  s ,  p.  264  r  note  165.  On  trouve  à  Scblackenwaid ,  parmi 
les  criftaux  d'étain  noirs  &  rougeâtres,  des  topazes  de  Saxe  hlax* 
ches ,  qu'on  a  prifes  auffi  quelquefois  pour  des  criftaux  fêtai* 
blancs.  Voyez  Defcripu  de  min.  p.  163 ,  nQ  13;  &  Forft.  CataL 
1780,  n°  1079.  Voyez  auffi  ,  dans  la  féconde  partie,  l'article  de 
Ja  topa\e  de  Saxe,  vol.  II ,  p.  269 ,  note  160. 

(40)  »  Nuper  variatiotiem  in  Jngliâ  inventant  okiimmus petMr 
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fî  Ton  veut ,  cette  variété  ;  car  ce  n'eft  auflî  qu'une 
chaux  d'étain  plus  ou  moins  mélangée  de  mo- 
lécules martiales ,  mais  dont  l'origine  eft  certai- 
nement poftérieure  à  celle  des  crijlaux  (Tctain  qui 
•fe  rencontrent  dans  les  mêmes  mines.  En  effet  9 
cette  chaux  d'étain  paroît  avoir  été  mife  dans  l'état 
de  guhr  ou  de  fluidité ,  par  des  eaux  qui  l'ont  cha- 
riée  9  puis  dépofée  à  la  manière  des  ftalaâites.  Les 
échantillons  que  j'en  ai  reçus ,  font  en  petites  maffes 
hémifphériques  ,  formées  par  couches  concen- 
triques &  rayonnées  du  centre  à  la  circonférence. 
On  y  diftingue  quelquefois  des  zones  rouges  ou 
brunes  de  différentes  teintes ,  de  même  que  la 
malachite  en  offre  de  différens  verts;  mais  en  gé- 
néral cette  mine  d'étain  fecondaire  a  plus  de  ref- 
femblance  avec  l'hématite,  qu'avec  toute  autre 
fobftance ,  &  il  eft  difficile  de  ne  s'y  pas  tromper 
au  premier  coup-d'œil.  J'en  ai  des  morceaux  qui 
paroiffent  avoir  été  roulés,  &c  qu'on  peut  en  coi> 
féquence  regarder  comme  une  mine  de  tranfport 
(efp.IV). 


»•  Harem ,  quœ  ftratis  fphœricis  conriguis ,  radiifqut  è  centro prodeun- 
tftibus,  hœmatitem  fufcum  omninô  refert."  Bergrn.  Opufc  II, 
p.  436.  M.  Brinnich ,  en  parlant  de  cette  efpèce  (  dans  les  Mé- 
moires de  l'Académie  de  Suède  pour  l'année  1778)  dit»  qu'elle 
»  eft  formée  de  rayons  convergens  vers  pluûeurs  centres,  à  peu 
»pr&  comme  la  zéo!ite.« 


**o& 
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[7)J     A     l/ÉTATSALIN. 

Voyez  dans  la  première  partie  les  différens  fels 
artificiels  d'étain. 

££]  En  Mine  de   transport. 
E  s  p  k  c  e    IF. 

Sable  d'étain. 

Arena  metallica  fianni  ;  arena  jlannea.  Wall.  Min.  177a,  p.  not 
n°  2.  Stanni  minera  arenis  vtl  terris  immixta.  Idem  ,  17789  /p. 
384  ;  Kentm.  Nomencï.  foff.  Agricola ,  de  rt  mttalL  f.  2, 
p.  19. 

Ce  fable  d'étain  n'efl  point  une  mine  particu- 
lière 9  mais  un  {impie  produit  de  la  deflruâion  ou 
divifion  mécanique  des  mines  d'étain  criftallifées  , 
&  des  différentes  roches  qui  les  contiennent  (41). 
Ces  fragmens  de  criftaux  d'étain,  entraînés ,  puis 
dépofés  par  les  eaux  à  des  diftances  plus  ou  moins 
grandes  du  lieu  de  leur  origine ,  font  arrondis  & 
»»— — — — ^^— — ^i— — •■i^— »^— «^— ^■»^»™^— «^ 

(41)  »t  Colore  eft  hoc  fabulum  ut  plurimum  nigrefctnte  ;  origiacn 
»»  perd  habtt  vel  à  cryfiallis  minera  ftanni  arenaceo  iapidi  inktrt*- 
ff  tibus ,  à  quo  contrito  aut  deftruBto  h&c  arena  dépendit  t  vtl  ah  if 
*ifi$  mineris  ftanni' quodammodà  defiruiïis  vel  diffraSis;  eft  eunim 
»>  compofltum  à  parùculis  minera  cryftallorum  jlanni  atque  arcnâ 
»  lapideâ  vel  minimis  cryfiallis  mineralibus  ftanni  à  fuo  loco  na- 
»tali  feparatis,  &  deinde  motu  aquarum  alicubi  accumulons** 
Wall.  Min.  ibid.  p.  322. 
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déformes  comme  toute  autre  mine  de  tranfport. 
J'ai  rapporte  des  Indes  orientales  un  fable  d'étain 
noir,  trouvé  dans  les  montagnes  d'Ophis,  à  quinze 
journées  de  Malaque.  Si  l'on  en  juge  par  ce  fable  , 
qui  eft  un  débris  de  la  mine  d'étain  de  ces  can- 
tons ,  elle  eft  de  même  nature  que  les  nôtres , 
qui  font  toutes  une  chaux  d'étain  criftallifée  (ans  le 
concours  du  foufre  ni  de  l'arfenic  (42). 


(4a)  "Stamti  miner*  tamiem  ftti  fempir  firvant  eryflallinam 
ri  indoltm ,  quami>ii  gratta  fapi  Jiferfti  matricibas  invtitianitir  inf- 
"perfa  adtà  fitètiliur ,  utamntm  acutoruBiatUmfagiaiit.u  Bergm. 
OpuTc,  n,  p.  43a. 
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GENRE      V. 
Argent. 

[^]    A    L'ÉTÀTMÉTÀLLIQUE. 

£  s  p  k  c  e    1. 
Argent  vierge  ou  natif,  &  des  fourneaux. 

Argentum  nativum.  Waïï.  Min.  1778 ,  fp.  385.  —  nudam.  Scop. 
Princ,  min.  §.  276.  — purum  nativum.  Cronft.  §•  168.  —  «- 
dum  nativum.  Linn.  Syjl.  nat.  1768,  p.  148  ,  n«  1.  —nadam 
malleabile.  Carth.  El.  min.  p.  .75,  —  nudum  nativum  forma  va- 
ria. Wok.  Min.  p.  29. —  nativum  &  regulinum.  Bergm.  Opufc 
II ,  p.  41 4  &  49 1  ;  Défcript.  de  min.  p.  9 ,  efp.  I  ;  Sage ,  Elém.  it 
Min.  Il ,  p.  300 ,  efp,  1  ;  Démette ,  Letr.  vol.  II ,  p.  430 , 
efp.  I. 

X-i 'ARGENT  natif  criftallife  quelquefois  en  cubes 
(PL  ll>fig.  /  )  %  &  très-fouvent  en  oâaèdres  (P/. 
///,  fig.  1  ).  Ces  cubes  &  ces  oâaèdres  font  pe- 
tits pour  l'ordinaire ,  &  implantés  les  uns  fur  les 
autres  en  façon  de  dendrites  ,  ou  de  petits  arbrif- 
feaux  d'une  forme  très-élégante  (i).  Je  poflede 

(1)  Jrgentum  nativum  cryftallinum  ramis  tetragonis  more  akrmi- 
nis.  Linn.  Syft.  nat.  1768  ,  p.  148 ,  n°  3 ,  Ç.  —  forma  ciyftalli- 
fatâ.  Walf.  Min.  fp.  385,  g.  Argent  natif  en  criftaux  oâaèdres 
alumîniformes  qui  fe  ramifient.  Eflai  de  Crift*  p.  366 ,  efp.  1 , 
pi.  VI ,  fig.  1. 

ur.e 
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une  de  ces  végétations  d'argent  vierge  en  petits 
cubes  non  tronqués ,  &  la  plupart  très-diiUnâs , 
quoique  '  les  plus  grands  aient  à  peine  une  ligne 
de  diamètre*  Ce  morceau  qui  eft  (ans  gangue,  vient 
des  mines  de  la  principauté  de  Furflemberg. 

Quant  aux  ramifications  d'argent  vierge  ,  com- 
posées d'oâaèdres  plus  ou  moins  diilinSs ,  on  en 
a  trouvé  de  très- taillantes  &  prefque  fans  gangue , 
à  Sainte-Marie-aux-Mines  (2)  :  au  Pérou ,  de  très- 
riches  en  feuilles  de  fougère  (3) ,  dans  des  gangues 


(2)  Argtntum  crifpatum  abrotani  frutictm  fermé  émulant  denfè 
ftipetis  ramttfculiu  Worm.  Muf.  p.  116.  Jrgtntum  purumfru- 
tietfeens  tgregium  undique  ra  mu  feu  Us  abittinis  vtl  points  fimilt. 
Spencr.  Muf.  p.  134.  — purum  frutifeefeens  figura ab'utis.  Ibid. 
—  arbortfctns  undtqkâqut  quafl  ramunculis  pneditum.  Ibid.  Encef. 
de  rt  mttalL  lib.  x  ,  cap.  5;  Agricol*  de  Nat.  ftffi  lib.  S ,  p.  334; 
Scheuchz.  Muf.  diluv.  p.  41,  tab  VJil ,  fig.  a.  Argent  vierge  en 
végétation ,  fans  aucune  matrice ,  &  du  poids  d'un  marc  ;  de 
Saintt'Afaric-aux-Minu.  Ses  ramifications  paroiffent  formées 
de  petits  criûaux  aluminifonnes  entés  les  uns  fur  les  autres  , 
de  manière  à  compofer  des  efpèces  de  colonnes  articulées ,  ou 
de  petites  branches  quadrangulaires  terminées  par  une  pyra- 
mide courte  du  même  nombre  de  côtés.  Ces  rameaux  s'entre* 
lacent  les  uns  dans  les  autres  d'une  manière  fort  agréable.  Da- 
vila;  Cotai  U,  n*  562-367. 

(3)  Argtntum  neùpum  dcndroîdts  mufti  infiar  ranuihfitm.  Linn. 
Syft.  nau  p.  148 ,  n#  I ,  s.  —  gtrminans  dtndriforme.  Wafl.  Mi/7. 
rp.  385 ,  d.  Argent  natif  qu'on  peut  comparer  à  des  dendrites 
en  forme  de  fougère  ,  couchées  fur  une  matrice  de  quartz;  du 
PotofL  Daviia,  CataL  U  ,  p.  535,  n»  55a.  Argent  vierge  en 
feuilles  de  fougères,  compofées  de  petits  oâaédres  implantés 
les  uns  fur  les  autres.  Ce  morceau ,  qui  n'a  pour  gangue  qu'un 
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quartzeufes  ;  au  Mexique ,  dans  ie  fpath  calcaire  ; 
en  Saxe»  dans  lekncijfou  feld-fpath  ;  enfin  les  mines 
du  Furftemberg  en  ont  fourni  depuis  peu  de  très- 
belles  maffes  dans  le  fpath  pefant  ou  féléniteux. 
Il  eft  très-rare  de  rencontrer  l'argent  natif  en 
criftaux  folitaires  ou  non  ramifiés  :  j'ai  cependant 
un  fpath  calcaire  du  Mexique,  qui  contient  de 
l'argent  vierge  en  petits  oâaèdres  complets  ;  les 
uns  réguliers  (  PL  III \fig.  i  )  ;  les  autres  à  Com- 
mets cunéiformes  (  PL  III ','  fig.  a  )  :  fur  le  même 
groupe ,  on  voit  auffi  des  oâaèdres  tronqués  dans 
leurs  angles  fotides  (  PL  III  ,  fig.  4  &  S  )  ,  & 
même  des  fegmens  d'oâaèdres  Amples  (P/.  ///, 
fig.  /o-/2),ou  groupés  (  PL  III \ fig.  #6*).  Mais 
ce  que  j'ai  vu  de  plus  parfait  en  ce  genre ,  eft 
un  morceau  provenant  des  mines  de  Kongsbcrg 
en  Norvège.  L'argent  vierge  s'y  montre  en  gros 
criftaux  folitaires  à  quatorze  facettes  {4) ,  &  la  plu- 

peu  de  fpath  calcaire ,  pèle  un  marc  fept  grains  :  du  Pérou.  Gâ- 
tais ,  CataL  1780,  n9  12.  —  en  feuilles  de  fougères  dans  le  quarts 
mêlé  de  mine  d'argent  cornée,  du  Pérou.  Ibid.  n°  14.  —en 
végétation  &  en  criftaux  oâaèdres  trés*diftinâs ,  dans  le  fpath 
féléniteux,  du  duché  de  Furftemberg.  Ibid.  n°9  13  fit  15. 

.  (4)  Un  rare  &  très-curieux  morceau  d'argent  vierge  crif- 
tallifé  en  cubes  tronqués  aux  huit  angles,  d'où  réfuitent  des 
foiides  à  14  facettes, de  ia  grofleur  d'une  aveline  éc  au  deffous, 
en  partie  failians  &  en  partie  cachés  dans  la  gangue ,  qui  eft  un 
fpath  calcaire  blanc ,  de  Kongsberg  en  Norwège.  CataL  Je  M.  le 
Marquis  de***,  1780,  p.  5 ,  n«  20.  Ce  morceau ,  qui  peforc 
ayee  fa  gangue  7  onces  3  gros  &  demi,  a  été  vendu  330  liv. 
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part  très-faillans  fur  le  fpath  calcaire  qui  les  en* 
veloppe  9  au  point  qu'on  y  diftingue  ,  du  premier 
coup -d'oeil ,  les  hexagones  ou  triangles  tronques , 
de  même  que  les  oâogones  &  les  reâangles  ou 
carrés  qui  les  terminent.  Ces  criftaux  fe  préfen- 
tent  ici  comme  des  cubes  plus  ou  moins  tron- 
qués dans  leurs  huit  angles  folides  (  PL  II ,  fig. 
5*7*9'&  '  o  ) ,  &  quelques-uns ,  comme  des  oc- 
taèdres légèrement  tronqués  dans  leurs  fix  angles 
folides  (P/.  III ,  fig.  4&  i  );  paffage  qui  fe  ren- 
contre auffi  dans  la  mine  d'argent  vitreufe  ;  & 
qu'on  a  déjà  pu  remarquer  dam  la  marcaflite ,  la 
galène ,  le  cuivre  natif ,  &  dans  la  plupart  des  fubf- 
tances  qui  criftallifent  en  cubes. 

Autant  il  eft  rare  de  trouver  l'argent  natif  en 
criftaux  d'un  certain  volume,  &  bien  prononcés ,' 
autant  il  eft  ordinaire  de  le  rencontrer  en  petits 
criftaux  granuleux ,  ici  confufément  entaffés  (5), 
là  réunis  en  feuilles  minces  (6)  ,  fouvent  fuperfi* 


C.S)  Argtntnm  natipum  granalatum,  Lînn.  Syfi.  oat  p.  148, 
nQ  1 ,  y.  —  granulart.  Wall.  Min.  fp.  385 ,  £;  Litoph.  Bon».  Il, 
p.  m.  .Argent  vierge  granuleux  &  dentelé,  dans  leJpath  ;  de 
la  province  de  Guatimaia.  Davila ,  Catal.  II ,  p«  531,  n°  54g. 
Argent  vierge  en  grains,  dans  du  quartz,  du  Mexique*  Ibid. 
n°*5i4  &  fuir. 

(6)  Arçtntum  natitmm  brM&tatum  in  mtmbranis.  Lmn.  SyJL 
nau  p.  148 ,  np  1 ,  fi  ;  Wall.  Min.  fp.  385 ,  e.  —  mtmbranactum 
hrtâtatum.  Litoph.  Boni.  1 ,  p*.70,  &  ikid.  II ,  p.  1  10. 
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citllts  (7)  f  &  où  Ton  distingue  quelquefois  les 
extrémités  des  cubes  ou  des  oâaèdresqui  les  com- 
pofent  (8)  ;  ailleurs  il  eft  dtnticuU  (9) ,  en  brof- 
Jes  (10)  ,  en  réseau  (11)»  &  même  en  maffes  fo- 
ndes ,  abfolument  informes  (12);  mais  ce  dernier , 


Qf)  ATgtntum  natipa'm  fkptrficiale  in  tpidtrmidt  Upidsm.  Ltnn» 
ibiié  n°  I ,  *  ;  Wall.  Min.  ibid.  fp.  385,  A. — Mtmbra**ctitm  fiper- 
ficiale.  Litoph.  Boni.  I ,  p.  70  ;  8c  [bit.  II ,  p.  109  &  1 10. 

(8)  —  mtmbranactum  braSteatum  è  brafftçlis  trigonis  argtnà 
natipi  compofitum ,  cum  membranis  argtnti  p'urti  todtm  modo  crjf- 
tallifatis ,  in  fpatho  calcario ,  è  Kongtbtrg  in  Norptgi*.  Ibid* 
p.  1 1 1.  M.  le  baron  de  Born  obferve  très-bien  que  ces  petites 
émmences  triangulaires  qu'on  remarque  à  la  fuperfirie  de  cet 
argent  vierge  en  feuilles,  font  parfaitement  femblables  à  celles 
que  préfente  quelquefois  l'or  natif  en  feuilles  ;  ce  qui  doit  être, 
puifque  la  criftalli&tion  complète  de  ce  dernier  n'eu  point  diffé- 
rente de  celle  de  l'argent  natif. 

(9)  Argtntum  nativum  dendroUts  ramai i s  dtntaùs ,  êi  Witti- 
chen.  Litoph.  Boni*  I ,  p.  70.  Argent  vierge  dentieufé  couleur 
d'or,  fur  une  gangue  de  quarts  micacé,  de  la  principauté  dt 
Furftemberg.  Dtfiripu  et  min.  p.  xx ,  n*  8.  —  dentelé  ou  en 
forme  de  petites  pointes ,  dans  ie  quarts;  du  Mexique.  Davos? 

(10)  Argent  vierge  en  pointes  très -fines,  qui,  perçant  en 
grand  nombre  de  tous  les  points  de  la  matrice ,  ontfàh  donner 
à  cette  variété,  par  les  Allemands ,  le  nom  de  bnrfU*  fiiptr  (  ar- 
gent en  brofle)  ;  d'Himmelsfurft  à  Freyberg.  Forft.  CetnL  177a, 
no*  141a- 1415. 

(it)  Jrgentum  nativum  rtùculatnm.  Litopb.  Born.  I,  p.  7a 
Argent  vierge  en  végétation  comprimée  ou  en  pointes  qui  s'en- 
trelacent de  manière  à  imiter  une  efpèce  de  réfeauou  de  galon. 
Dtfcripu  dt  min.  p.  10,  n°«  4  &  5. 

C12)  ArgtnptmMtitmmfitiàtm.  WiiU  Min.  19789  fp-  3S5,  j. 
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de  même  que  l'argent  natif  en  longues  pointes  (13)» 
en  rameaux  contournés  (14)  ,  en  filets  capillaires 
plus  ou  inoins  déliés  (1 5) ,  eft  prefque  toujours 
un  produit  de  la  décomposition  des  mines  d'argent 
rouges  ou  vitreufes ,  &  doit  être  conféquemment 
regardé  comme  un  argent  natif  de  formation  fe- 
condaire,  puifquefon  origine  eft  très-certainement 
poftérieure  à  celle  des  mines  d'argent  rouges  ou 
vitreufes  qui  lui  fervent  de  baie  ,  &  dont  il  eft 


In  maffklà  irrtgulari  ptlglandulis  diffbrmibus,  è  Kongsberg  in  JVor- 
vegiâ.  Ibid.  — purum  compaStum.  Lîtopb.  Bora.  I ,  p.  70  ;  &  ibidm. 
II,  p.  109.  Un  très-riche  bloc  d'argent  vierge  folide.  dans  du 
fpath  ,  &  du  poids  de  28  marcs  moins  a  onces ,  du  Pérou.  Da- 
vila  ,  Cotai.  II ,  p.  531 ,  u°  534  ;  &  ibid.  n«  535"54°- 

(13)  Argtntum  natipum  dendroïdes.  Romains  crajfior  plttfquàm 
pedem  longus  ,  fi/perficie  angulatâ  firiatâ ,  è  Kongsberg  Norpegi*. 
Lîtopb.  Bora.  II,  p.  112.  —  dendroïdes  romulis  crajfîoribus ,  è 
Kongsberg  cV  è  Sophia  fodioâ  ad  Witùchtn.  Ibid.  I,  p.  71.  — /> 
dtntium  formata  veiinfpiras  cQncretum,è  Kougsbtrg.Wall.  Min± 

(*4)  Argent  vierge  en  rameaux  contournés ,  de  Norvège ,  du 
poid»  de  9  onces.  Davila ,  Cotai.  II ,  p.  538 ,  n°  568.  —  folide 
&  en  longuet  pointes  contournées ,  de  Kongsberg.  XUfcripu  do 
mùup*  9  ,  n°  1» — folidft  &  en  filets  contournés;  du  Mexique., 
itof.p..io,n*  3^ 

(15)  Argtntum  natipum  capiHartinfeiis.  Lfrin.  Syft,  nat.  p.  148* 
n*  I ,  i\  —  capillart  trickius.  Wall.  Min»  fp.  385 ,  /.  »  Argen  • 
r>tum  cum  fulphurt  mixtum  &  fuftum,  cum  igné  fovttur>  in  ar- 
"  gtnttrm  capillare  Ptgetare  filet.  «  Ibid.  —  capillart ,  eapillis  Ion  - 
gioribas  crifpatis.  Lîtopb.  Bom.  1 1  p.  70.  —  eapillis  bni'ijptai* 
Ibid.  II,  p.  xi u 
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très-rare  qufil  ne  foit :  point  accompagné  (16).  La 
mine  de  Kongsberg  en  Norvège  ;  celle  de  Sophie 
près  de  Wïttichtn  dans  le  duché  de  Furftemberg, 
&  quelques  autres  minières  de  Saxe  &  de  Bohême, 
ont  fourni ,  dans  ce  genre ,  les  morceaux  les  plus 
diffingués  de  nos  colleôions. 

Le  cube  &Toôaèdre  ramifiés  en  façon  de  den- 
drites ,  étant  ,  comme  on  Ta  vu  plus  haut ,  la 
forme  criftalline  fous  laquelle  fe  préfente  confiant- 
ment  tout  argent  vierge  qui  ne  doit  point  fon 
état  métallique  à  la  décompofition  d'une  mine  d'ar- 
gent fulfureufe  ou  arfenicale ,  on  ne  doit  point 
s'attendre  à  trouver  une  forme  différente  à  l'argent 
que  nous  portons  artificiellement  à  ce  même  état 
métallique.  Si,  malgré  toutes  les  précautions  qu'on  a 
prifes  pour  mettre  ce  métal  dans  les  circonftances  les 
plus  favorables  à  fa  criftallifation ,  les  dendrites , 
qu'on  a  obtenues  jufqu'à  préfent ,  foit  par  la  voie 
humide ,  foit  par  la  voie  sèche ,  n'ont  paru  préfenter 


(16)  Argent  natif  en  rameaux  avec  mine  d'argent  vitreufe, 
de  Norwège.  Davila  ,  CataL  II  ,  p.  538  ,n°  569.  — .  folide  à 
en  filets  contournés ,  mêlé  de  mine  d'argent  vkreufe,  de  Frey- 
herg.  Defcript.  it  min.  p.  10,  n°  3.  —  en  pointes,  mêlé  de  mine 
d'argent  vitreufe.  lèid.  p.  11,  n°  7.  —  capillaire  ,  avec  mine 
d'argent  noire ,  qui  provient  de  ia  décompofitîon  d'une  mine 
d'argent  rouge ,  de  Johann  -Georgenftadt  Ibid.  n*  9.  Argent 
vierge  capillaire  de  en  filets  contournés,  qui  naiflent  de  la  dé- 
compofition d'une  partie  de  la  mine  d'argent  vitreufe  qui  \t% 
aocompagne.  Forft.  Catal  1773  ,n°*  1418- 1427, 
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que  des  élémens  du  cube  ou  de  l'oâaèdre  ,  plutôt 
que  des  cubes  &  des  oâaèdres  complets  ,  on  doit 
Fattribuer  à  la  petitefle  de  nos  moyens,  &  à  l'im- 
perfeftion  de  nos  procédés  (17)  :  il  fuffit  d'ailleurs 
que  la  Nature  nous  préfente  dans  l'argent  vierge 
ces  cubes  Se  ces  oâaèdres ,  d'une  manière  très- 
diftinâe  y  pour  ne  point  héfiter  à  les  reconnoître 
jufques  dans  les  ébauches  les  plus  imparfaites  que 
nous  devons  à  l'art.  v 


(  1 7)  m  L'argent ,  en  fe  reftoidiflant  lentement ,  dit  M.  de  Four- 
»»  croy ,  eft  fufceptible  de  prendre  une  forme  régulière ,  ou  de  fe 
tf  criftallifer  en  pyramides  quadrangulaires.  M.  Baume  avoit  déjà 
"fait  obferver  que  ce  métal  prenoit,  en  fe  refroidi  (Tant,  une 
n  forme  fymétrique ,  qui  s'annonçoit  à  fa  furface  par  des  filets 
>»  femblahles  à  la  barbe  d'une  plume,  J'avois  obfervé ,  continue  M. 
»?de  Fourcroy,  que  fe  bouton  de  fin  que  l'on  obtient  par  la 
w  coupellation ,  olfroit  fou  vent  à  fa  furface  despetis  e/paces  à  cinq 
t*  on  flx  côtés  ,  arrangés  entre  eux  comme  les  carreaux  d'une 
tt  chambre;  mais  la  criftallhation  en  pyramides  n'a  été  bien  ob- 
»  fervée  que  par  MM.  Tillet  &  l'abbé  Monge^.  «  Leç.  éiém 
d'Hift.  nat.  vol.  Il ,  p.  231.  Ce  ne  font  pas  feulement  des  pyram 
mides  qetadr an pilaires ,  maïs  des  o&aèdres  complets  &  bien  dé- 
terminés, que  M.  Pelletier  m'a  fait  voir.  Les  plus  grands  de 
ces  o&aèdres  ont  3  à  4  lignes  de  face  ;  &  cependant ,  loin  d'avoir 
opéré  fur  de  grandes  mafles ,  comme  a  fait  M.  Tillet ,  M.  Pel- 
letier n'a  employé  quefix  onces  d'argent  fin,  &  la  maffe  crif- 
tallifée  qui  en  a  réfulté  ne  péfe  pas  deux  onces  ;  ce  qui  prouve 
qu'on  peut  obtenir  de  très-beaux  criftaux  d'argent ,  munie  avec 
de  petites  mafles. 
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£2?J    En    Mine    ancienne. 

Espèce    IL 
Mine  d'argent  vitreufe» 

Argtntumfulphun  mineraJifatam.  Cronft»  §.  l6ç9  B,  i.«— vitreum 
feu  minera li fatum  ,  feêtift  »  nuUUabile  ,  plumbicolonnu  Linn. 
Syjl.  nat.  1768  ,  p.  X48 ,  nQ  g. — plumbti  coloris  fphndens  me/- 
habile.  Wolt.  Min.  p.  09.  —  mineralifatum  grifeum  fpUmim 
malleabile.  Carth.  £/•  jr/jt.  p.  75.  —fulphure  mineralifatnm , 
minera  malhabilis,  vitrea,  facile  fafibilis  ;  minera  argentin- 
tria.  Wall.  Afin.  1778,  fp.  386*  —  larvatum  ritrettm*  Scop. 
Pr/nc.  rnifr.  p.  277,  a.  — fulphuratttm  vei  fulphuri  folî  adm* 
tum,  Bergm.  Opufc.  il ,  p.  415  &  493  ;  Dtfcript.  de  min.  p.  13» 
efp.  II  ;  Sage ,  £#m.  ^  Min.  vol.  U  »  p.  302 ,  dp*  il  ;  Démette, 
Lettres ,  vol.  U  ,  p,  434 ,  efp.  III* 

La  mine  d'argent  vitreufe ,  ou  l'argent  mîné- 
ralifé  par  le  ibufire  feul ,  a  la  couleur  grife  du  plomb  ; 
mais  fa  furface  prend  fouvent  une  teinte  brune 
ou  noirâtre  9  par  l'altération  qu'elle  éprouve  dans 
le  fein  de  la  terre.  Ce  minéral ,  lorfqu'il  eft  pur , 
eft  flexible  ,  malléable  ,  &  fe  coupe  au  couteau 
comme  du  plomb.  Sa  criftallifation  déterminée  eô, 
comme  dans  l'argent  natif ,  le  cube  ou  l'oâaèdie 
leâangle  aluminiforme  (1 8)  ;  mais  fes  csiftaux  font 


(18)  EflTaideCriA.p.36o,efp.IlI.  Minera argenti vitre* têkm 
fere  formé  in  fodinu  reperitur,  ut  argentum  nativum*  WaiU  Mil* 
i77*>P-330. 
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plus  volumineux  ,  &  par  cela  même ,  plus  faciles  à 
déterminer  que  ceux  de  l'argent  natif. 

£a]  Modifications  du  cube.  s 

Variété  /.  Le  pube  ou  le  parallélépipède  rec- 
tangle ,  dont  les  angles  &  les  bords  font  en- 
tiers (19)  ,  ou  fans  troncatures  (PL  tf9  fig.  #-4  ). 

J'ai  cette  variété  réunie  fur  le  même  groupe , 
avec  la  variété  fuivante.  J'ai  de  plus  un  petit  cube 
folitaire  de  mine  d'argent  vitreufe ,  de  l'intérieur 
duquel  fe  dégage  un  rameau  contourné  d'argent 
vierge  9  avec  argent  capillaire  dans  les  parties  cel- 
lulaires &  décompofées  de  ce  même  cube.  Ces 
deux  morceaux  font  repréfentés  dans  la  troifième 
Décade  des  planches  coloriées  de  M,  d'Agoty  (20). 


(19)  Effiû de Crift. p.  369 ,  var.  1  &  »,  pi.  IV, fig.  2-4.  Jrgen* 
tum  vitrtum  cryftallifatum  cubicum,  è  SiglisbtrgScAemniziLlâto\fo. . 
Born.I,p.74; &i£wMI,  p.  113.  Minera  argtnti  vitrta  cryflalli- 
jkta  ,  cryflallisprifmaticis  htxacdricis ,  i  Bipontio*  Wall»  Min.  fp. 
386 ,  1.  Mine  d'argent  vitreufe  en  grands  cubes  entés  les  uns  fur 
les  autres,  avec  quelques  fragmensViu  fpaih  qui  leur  fervoit  de 
gangue  ;  d'Himmelsfurft  à  Freyberg.  Forft.  CataU  1772 ,  n°  1430. 
«-en  cubes  colorés  comme  fa  gorge  de  pigeon,  de  Jobann- 
Georgenftadt.  IbiL  n°  1431.  —en  cubes  groupés  fur  le  fpath 
criftallifé  en  rofes^de  Joacbimfthai  en  Bohême,  lhli.  n«  1433, 
«1  La  mine  d'argent  vitreufe  ,  dit  Henckel  ,eft  quelquefois  d'une 
»  forme  cubique  affez  régulière ,  ce  qui  ne  fe  voit  jamais  dans  la 
«mine  d'argent  rouge.  <<  Pyritologic,  trad.  franc,  p.  63. 

(ao)  »  Petit  groupe  de  mine  d'argent  vitreufe  en  cubes ,  dont 
»  les  uns  ne  font  point  tronqué»  (  lett.  F  ) ,  tandis  que  les  autres. 
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Variété  2.  Le  cube  ou  parallélépipède  reâan- 
gle  ,  tronqué  plus  ou  moins  profondément  dans 
tes  huit  angles  folides  (21)  ;  d'où  réfulte  un  po- 
lyèdre à  quatorze  facettes  (  PL  II  9fig.  S  9  y  &<)). 

Dans  le  groupe  que  je  viens  de  citer ,  les  cubes 
d'argent  vitreux  ont  leurs  huit  angles  inégalement 
tronqués ,  de  manière  que  la  troncature  eft  fur  Tun 
très-légère ,  &  profonde  fur  l'autre  ;  quelquefois 
même  un  angle  ou  deux  reftent  fans  troncature , 
&  toutes  ces  modifications  d'une  feule  &  même 
forme ,  viennent  fe  grouper  avec  des  cubes  ou 
parallélépipèdes  dont  les  angles  ne  font  point  tron- 
qués. 

»  ont  leurs  huit  angles  folides  plus  ou  moins  tronqués  (  lett.  G) , 
>»  d'Himmelsfttrfl  à  Freyberg.  *t  D'Agoty ,  Règne  minéral,  3e Dé- 
cade ,  pï.  XX  VJII ,  %g.  3.  »  Petit  cube  de  mine  d'argent  râtufe 
»  (  iett.  H)  duquel  fe  dégage  un  rameau  d'argent  vierge  (lett.  I); 
»  de  la  même  minière.  Cet  argent  vierge  doit  (à  naifance  a  la 
»  décompoûtion  de  la  mine  d'argent  vitreufe.  «  IbûL  fig.  S*    • 

(21)  EflT.  de  Crift.  p.  370.  Mme  d'argent  vitreufe  criftaliifêe  en 
Cubes  dont  les  angles  font  tronqués.  EHe  forme  un  petit  groupa 
fans  matrice  :  de  Kuhfchacht  près  de  Freyberg.  Dejc.  de  min.  p.  14, 
n°  1.  Mine  d'argent  vitreufe  crKfaHifée  en  cubes  &  en  paraflétipi- 
pèdes  reûangles,  dont  les  angles  font  quelquefois  tronqués.  La 
plupart  de  ces  criftatuc  font  bien  conformés ,  &  leurs  arêtes  beau- 
coup mieux  prononcées  qu'on  ne  les  trouve  d'ordinaire  dans 
cette  efpèce.  lis  font  groupés  en  forme  de  buiffon  :  d'Himmth- 
furjt  à  Freyberg.  Ford.  Catal.  1771,  n«  1428  &  1429» 


Argent.  443 

[V]  Modifications  de  Poclahdrc. 

Variété 3 .  L'oSaèdre  aluminiforme  régulier  (22), 
ou  dont  chaque  pyramide  a  deux  côtés  oppofés 
plus  larges  que  les  deux  autres  (/7.  III9Jig.  1 
&z). 

J'ai  des  groupes  de  mine  d'argent  vitreufe  ,  de 
la  minière  d'Eimgkcit  à  Joachimfthal  en  Bohême , 
&  de  celle  à* Himmclsfurft  à  Freyberg ,  qui  pré- 
fentent  cette  variété  ,  en  criftaux  qui  ont  depuis 
trois  jufqu'à  huit  ou  neuf  lignes  de  diamètre  :  très- 
fouvent  ces  criftaux  fe  ramifient  ou  s'implantent 
les  uns  fur  les  autres  (23)»  comme  l'argent  natif 
en  végétation  ;  leurs  angles  font  alors  affez  corn* 
munément  émouffés ,  comme  s'ils  euffent  été  fon- 
dus ,  au  point  de  ne  préfenter  même  que  des 


(aa)  Eflai  de  Criftallographie ,  p.  370,  var.  4 ,  pi.  VI ,  fig.  1 
&  18.  jirgentum  vitreum  cryftallinum  oâtaedrum,  Linn.  SyjL  natm 
p.  149)  n*  3  )  )•  Minera  argenti  vitrea  cryflallifata  ,  cryflallis 
ttffularibui  oQotdris  ;  figura  eft  aluminari ,  ad  Joachimfthal  Bofu 
Wall.  Min.  fp.  386,^.  Argentum  vitrtum  cryfiallifatum  ç/yftaU'noC' 
taedris  è  planis  trigonis.  Litoph.  Born.  I,  p.  74.  Groupe  de  crif- 
taux de  mine  d'argent  vitreufe ,  qui  préfement  Poébédre  alumi- 
niforme d'une  régularité  parfaite.  D'Agoty  ,  Règne  min.  Dec. 
m,p!.XXVHI,fig.4. 

(23)  Argentum  pitteum  cryfiallifatum ,  cryfiallis  08.0 taris  ala- 
minant  us  perpendicnlariter  fibi  impofitis ,  è  Johann- Georgenfiadt 
Sax.  Litoph.  Born.  Jl ,  p.  113.  Minera  argenti  vitrea  geminansm 
Wall.  Mû?,  fp.  386,/: 
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tiges  granuleufes  &  contournées  (24).  Ces  rameaux 
d'argent  vitreux  font  quelquefois ,  vers  leur  bafe  9  à 
l'état  d'argent  natif;  d'où  Wallerius  a  conclu  que 
la  mine  d'argent  vitreufe  provenoit  le  plus  fou- 
.  vent  d'un  argent  vierge ,  pénétré  &  minéralifé  par 
des  vapeurs  fulfureufes  (a  5)  ,  mais  ce  paffage  de 
l'argent  vierge  à  l'état  d'argent  vitreux  *  eft  cer- 
tainement beaucoup  plus  rare  que  celui  de  la  mine 
d'argent  vitreufe  à  l'état  d'argent  vierge, lorfqu'elle 
vient  à  perdre  le  foufre  qui  minéralifoit  ce  métal, 
Voriiti  4.  L'oâaèdre  tronqué  au  fommet  des 
pyramides  ,  d'où  réfulte  un  décaèdre  (26)  ;  ou  dans 

(24)  Mine  d'argent  vitreufe  criftallifée  &  difpofée  en  manière 
de  tige  granuleufe  &  contournée ,  d'HimmclsfurfTk  Frcyberg- 
Forft.  CataL  1769 ,  n°  538.  —  criftallifée  &  granuleufe  dans  <h» 
fpath.  IblL  n°54i.  — Iblîde  en  grumeaux  &  en  criftaux  défor- 
més, dus  à  la  décompoGtion  de  la  mine  d'argent  rouge ,  dont 
il  refte  encore  quelques  portions  noircies  par  l'arfenic  ;  de  Frey«* 
berg.  Dtfcript.  de  min.  p.  14,  n*  a; 

(25)  »  Ah  argento  naûvo  generato ,  pojl  moium  verè  fulphirt  f- 
99  netrata  cV  mineralifato  hanemineram  nt  plurimum  gtnerari  est- 
tfdujimus  à  fpteiminibus  &  fruftulis  argtati  natîvi  gemînanàs» 
t*qu*  inferius  ai  radium  argento  natîpo  confiant ,  fuptrins  péri, 
naiapicem  in  mineram  argentî  vkream  fltnt  mutata  àfamo  [et- 
nphureo,  tpialia  ifodinâ  Kontbejgenfi  habemus.  Hiac  vulgartm  & 
99 principalem  hnjut  miner*  colorent  effèpiajnieum  pet  nigrefitnttm 
99  opinamur.  Sed  non  omnem  mineram  argtnti  vitrtam  hoc  modo*  efe 
99  generatam  patet  à  diverfl  hujus  minent  cryfiaUifatwnt  ,  non  nift 
»  in  ftatufluido  poJfibiU.u  Wall.  Min.  1778,  p.  331. 

(26)  Minera  argtnti  vitrea  cryfialUfata  cryfUllis pyramidaliU* 

iecaedris ,  è  Mexico.  Wall.  Min.  fp.  386,  k.  Argtntum  vitre** 

cryftallifatum  cryfiallU  decaedris ,  ad  hackimfihal  Boh.  Litopiu 
Boro,I,p.  74. 
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fes  fix  angles  folides ,  ce  qui  produit  alors  un  po- 
lyèdre à  quatorze  facettes  ,  très-analogue  i  ceux 
de  la  variété  1  {PL  III,  fig.  3,4&S). 

La  mine  d'argent  vitreufe  peut  auffi  fe  rencon- 
trer en  criftaux  ,  dont  la  forme  polyèdre  (27)  eft 
indéterminée  ,  ou  en  prifmes  déliés  qui  s'aiguUent 
en  pyramides  (28)  ;  d'autres  fois  ces  ~  criftaux  de* 
viennent  globuleux  (29) ,  teftacés  (30)  ,  lenticu- 
laires (31)  ;  ou  bien  ils  s'étendent  en  lames  ver- 
(32)  9  horizontales  (33)  »  &  très-fouvent 


(27)  Argtntum  vitrtum- cryftaîli fatum  cryjlallis  potytdrit ,  ad 
Sigiisbtrg,  JoachimflhaI&Johann-GtorgtnflaJt.lÀio$h*îknri.l7 
p.  74.  •*- 1  Ratiehoriii  Boh.  Ibid.  II,  p.  1x3. 

(28)  Argtntum  vitrtum  fubulatum.  Linn.  SyfL  nat.  p.  149 , 
H°  3 1  fi.  —  cryfiallifatum ,  cryfta  llit  pyramidatis  trigonis  ,  i  Joa- 
chimfihal  Boh.  Litopb.  Bon.  I ,  p.  74.  Mine  d'argent  vitreufe 
criûaliifée  en  pointes  ,  dans  le  fpath  féJeniteux,  d'Hynmetsfurfi  à 
Freyberg.  Dtfcript.  de  min.  p.  15,  nQ4« 

Ç29) — en  criftaux  à  14  facette* ,  pelotonnés  en  globules  ;  de 
Freyberg.  Ibid»  n°  5.  Argtntum  vitrtum  globofum ,  tx  Joackimjihal 
Boh.  Litopb.  Boni.  I  ,p.  74.  —  granulatum ,  è  Rofa  von  Jéricho  in 
JoachimfthaL  Ibid.  JJ ,  p.  113.  Voyez  ci-deflus  ,  note  24. 

(30)  —  ttjlactam  ttftis  conetntricis ,  i  Siglisberg.  Ibid.  I ,  p.  73. 

(31)—  cryftallit  orbicularibus  in  gaUni ,  ad  Schmnit.  Ibid.  II, 

(32)  Mutera  argtm  vitrta  braBtata;  in  Umtllis  occurrit ,  ad 
Kongsbtrg,  &c.  Walf.  Min.  fp.  386,  g.  Argtntum  vitrtum  lamel- 

lofum ,  UmtlUt  trtSis  htxatdricis  cryftallifaàt ,  è  Siglisberg. 
Litopb*  Born.  I ,  p.  73.—  lamtUU  crajporibus  trt&it  crifiads ,  ad 

Joachimfihal.  Ibid. 

(33)  Argtntum  vitrtum  lamtllofum ,  ai  Johann-Gtorgenfiadt  €f 
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fuperficielles  (34).  Cette  mine  enfin  fe  rencontre 
en  ftaiaâites  (3  5)  »  en  filets  capillaires  (36) ,  en  ra- 
meaux contournés  (37)  ,  &  même  en  maffes  in- 
formes ,  pleines  8c  folides  (38) ,  dont  la  criftalli- 
fation  eft  absolument  confufe. 

èMèrgenflein  ad Freyberg.Lhoph.  Born.  I  ,p.  73.  —  lamellofum 
fuperficie  coloratâ  ,  è  Siglisberg.  lbid.  II,  p.  na.  —  lamellofum 
cttm  argtuto  nativo  dendritico ,  ai  Kongsberg.  lbid.  —  lamellofim 
fuperficie  pyrite  coloratâ  o&/tfâf<LIbid.I,p.  73.  Mine  d'argent  vi- 
treufes  feuilletée  &  par  veines,  dans  les  interfaces  d'une  pierre 
fcbifteute,  de  Johann-Georgenftadt.  Forft.  CataU  1772,  n°  1433. 

(34)  Argentum  vitreum  fuptrficiaU.  Lirm.  SyjL  nat.  p.  I49 , 
ïî°  3 ,  «.  —  fuperficiale ,  ai  Ratiebor\ix  ,  cYc.  Litoph.  Born*  I, 
p.  72.  —  incrujlans ,  è  Siglisberg.  lbid.  p,  73,  —  rericulatum.  lbid. 
Il,  p.  113.  Minera  argenti  vitrea  fuper$cialis.  Wall»  Min.  fp. 
386,  /. 

C35)  Argentum  vitreum  jhillatitium,  ad  Joachimjlhal  BoA.Lîtopfc. 
Born.  I ,  p.  73.  — jlillatitium  in  quarto  textnrâ  granulatâ ,  è  Siglis- 
berg. lbid.  II ,  p.  1 13.  — porofum  fpumœ-forme  imprejfionibas  un- 
guis  facilliiÊè  cedens ,  i  Koiigsbcrg.  lbid. 

(36)  Argentum  vitreum  cdpillare  in  fpatho  cakario  flarefcuttc 
pellucido  3  ex  Himmclsfurfl  Freybergx.  lbid.  —  capillare  incU- 
fum  quarto  cryjlallifato  hexaedro  pellucido  ,  è  Kongsberg.  lbid. 
——capillare  in  pyrite,  è  Raticborxi{.  lbid.  p.  114. 

C37)  Argentum  yitreum  capillare,  capillis  abbreviatis ,  mufcsm 
referentibus ,  ad  Ratieborxii  Boh.  Litoph.  Born.  I,  p.  73.  — ca- 
pillare dendroïdes  ,  capillis  longioribus  argento  vitreo  amorpÂo  in- 
fidentibus,  ex  Huber  ad  Joachimfthal,  lbid.  —  capillis  hngioribtt 
articulatis ,  antennis  cerambicum  flmillimis ,  ad  Schemnix  Httng. 
lbid.  *~  dendroXdes  ramulofum*  lbid.  p.  74.  —  derulritîcum  capillis 
fpatho  intextis.  lbid. 

(38)  Argentum  vitreum  compa&um  amorphum.  lbid.  p.  73. 
—jblidum.  lbid.  II,  p.  lia  &  113.  —  compa&um  veftigiis  cubicis 
impreffum,  ad  $càemni{.  lbid.  p.  73. 
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Espèce    III. 

Mine  d'argent  rouge. 

Argtntum  fulphure  mineralifatum  ;  minera  argenti  rubra»  Cronft. 
§.  170,  2.  —  rubrum  feu  rubefcens  tritura  rubrâ.  Linn.  SyfU 
nat.  1768  ,  p.  149,  n°  4,  —  rulrum  diapkanum  &  opacum.  Wolt. 
Min,  p.  29.  —  mineralifatum  rubrum  fplendens.  Carth.  EL  min* 
p.  76.  —arfenico  6*  fulphure  mineralifatum,  minera  rubra  ante 
ignitionem  fuftbili.  Wall.  A/i/7.  1778,  fp.  388.  — larvatum  ru- 
brum, Scop.  Princ*  min.  §.  178  9  c.  — fulphuri  6*  arfenico  finwl 
jun&am.  Rergnt.  Opufc.  H,  p.  417  &  493 ;  Defcripu  de  min. 
p.  18 ,  cfp.  IV  ;  Sage,  Elénu  de  Min.  II ,  p.  314 ,  efp.  VI  ;  Dé- 
mette ,  Lettres,  vol.  II ,  p.  436 ,  efp.  IV. 

L'argent  minéralifé  par  le  concours  du  foufre 
avec  l'arfenic ,  eft  en  criftaux  d'un  rouge  plus  ou 
moins  foncé ,  tirant  fur  le  pourpre  ou  fur  le  pon- 
ceau  ,  lorfqu'ils  font  tranfparens  ;  &  fouvent  fur 
le  gris ,  lorfqu'ils  font  opaques.  Quoique  la  forme 
de  ces  criftaux  foît  des  plus  variables  (39) ,  on 
reconnoît  néanmoins ,  lorfqu'on  examine  avec  at- 
tention les  variétés  nombreuses  qu'ils  nous  pré- 
sentent 9  que  les  plus  régulières  de  ces  variétés 


(39)  "Minera  argenti  rubrœ pellttcens  figurata;  eft  plàs  minas 
y»  regulari  figura  >  interdam  druflca ,  interdum  cryfiallifata  figura 
m  pri financé ,  decaëdricâ  ,  dodecaëdricâ  ,  imo  plu  ri  bu  s  lateribus , 
n  interdam  figura  indeterminatâ.u  Wall.  Min.  (p.  388,  /.  Argen- 
tum  rubri  coloris,  pelluddum  fex  ,feptem,  offo  angulos  habens,  tigni 
forma  ereclum,  Kentm.  Nomenc!.  tit.  14;  Cappeif.  Prodr.'cryfl. 
p.  26. 
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dérivent  d'un  dodécaèdre  à  plans  rhombes,  aflez 
femblable  à  celui  du  grenat  (  PL  lFifig*  10G). 
Il  eft  vrai  que  ce  dodécaèdre  eft  rarement  ter- 
miné par  des  rhombes  égaux  ;  il  s'alonge  au  con- 
traire en  prifmes ,  ou  bien  fes  rhombes  fe  fubdivi- 
fent,  &  leurs  arêtes  fe  tronquent  de  manière  à  pro- 
duire Tune  ou  l'autre  des  variétés  fuivantes. 

Varitti  /.  Prifme  hexaèdre  à  plans  rhomboï- 
daux ,  terminé  par  deux  pyramides  trièdres  obtufes 
à  plans  rhombes  (40);  ou  le  dodécaèdre  primitif, 
ayant  fes  deux  fommets  trièdres  à  plans  rhombes 
alternativement  oppofés ,  féparés  par  un  prifine  in- 
termédiaire plus  ou  moins  long  (  PL  Ififig*  88). . 

On  trouve  cette  variété  en  beaux  criftaux  tranf- 
parens  comme  des  rubis  9  depuis  une  ligne  jusqu'à 
un  pouce  &  plus  de  longueur,  dans  les  mines 
8 Andrtasbtrg  au  Hartz  f  de  Joachimjihal  en 
Bohême  ,  d'Himmelsfurft  à  Freyberg  f  &c  (41). 


(40)  Effai  de  Criftaltographie,  p.  371 ,  efp.  IV ,  p!.  VHÏ  t  fi*  1. 

Jrgentum  rubrum  tryflallis  columoaribus  hexatdru  pyramide  tri- 
gonâ ,  ex  Einigkeic  ad  JoachimfiAal  BoL  Litoph.  Boni.  I , 
p.  76. 

(41)  Mine  d'argent  rouge  en  petits  criftaux  tranfpajctH , 
couleur  de  rubis,  dans  du  quartz  en  partie  criftsJlifé,  du  Har^. 
Piufieurs  de  ces  criftaux  font  réguliers ,  &  cotnpofés  d'un  prifine 
hexaèdre  terminé  par  des  pyramides  trièdres  obtufes  ,  dont  ka 
plans  font  rhombéaux.  Defcript.  de  mûr.  p.  19,  n*3.  Mine  d'ar- 
gent rouge  criftaliifée  en  prifmes  hexaèdres  terminés  par  des 
pyramides  trièdres  obtufes  &  plans  rhombes ,  qui  aisément  avec 

Le* 
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Les  mines  de  Sainte-Marie  en  fourniffoient  autre- 
fois de  très-beaux  groupes  (42). 

Variiu  2.  Les  deux  pyramides  trièdres  &  alter- 
nativement oppofées  de  la  variété  précédente, 
ont  leurs  arêtes  longitudinales  tronquées  plus  ou 
moins  profondément ,  les  arêtes  du  prifme  reftant 
fans  troncature;  ce  qui  ajoute  à  chaque  pyramide 
trièdre  trois  hexagones  linéaires  alternes  avec  les 
plans  rhombes  des  mêmes  pyramides.  Ces  criftaux 
font  alors  à  dix-huit  facettes  (PL  Vil \fig.  2&). 

J'ai  obfervé  cette  variété  fur  un  groupe  de  mine 
d'argent  rouge  en  petits  criftaux  tranfparens ,  de 
Schcmnit[  en  Hongrie.  Les  plus  gros  de  ces  crif- 

les  rhombes  de  la  pyramide  oppofée  :  à9 Himrnelsfurjt  à  Frey- 
berg.  DMgoty,  Règne  min.  Décade  III ,  pi.  XXVÏII,  fig.  i, 
lett.  A. 

(43)  Mîne  d'argent  rouge  en  criftaux  tranfparens ,  longs  &  dé- 
liés ,  de  figure  prifmatique  hexagone,  terminés  par  des  pyramides 
triangulaires  obtufes,  dont  les  plans  font  rhomboïdes  ,  avec 
fpath  lenticulaire  ôcfpath  perlé  blanc ,  fur  une  gangue  de  quarts 
remplie  de  mine  d'argent  rouge  opaque,  de  Sainte- Marie- aux* 
Mines.  Davila ,  CataL  II ,  p.  544 ,  n°  584»  Un  autre  ,  de  la  même 
minière,  où  les  criftaux  d'argent  rouge ,  dont  les  plus  gros  ont 
plus  d'un  pouce  de  diamètre ,  font  revêtus  d'une  foule  d'autres 
petits  criftaux  imparfaits  de  même  efpéce,  en  forme  d'écaillés. 
Quelques-uns  des  grands  criftaux  font  couchés ,  &  permettent 
de  voir  la  pyramide  inférieure,  dont  les  plans  font  alternative- 
ment oppofés  à  ceux  de  la  Supérieure  ;  ce  qui  rend  ces  criftaux 
àbfolument  femblabies ,  poar  la  forme,  au  grenat  prifmatique 
rhomboïdal ,  décrit  ibii.  p.\p8 ,  art.  261 ,  n°  i.  Davila ,  CataL 
ibid.  n»  585. 
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taux,  dont  plusieurs  font  à  deux  pointes  &  par* 
faîtement  conformés ,  n'excèdent  pas  trois  lignes 
de  longueur ,  fur  jine  largeur  proportionnée.  On 
y  en  remarque  aufli  quelques-uns  de  la  variété 
fuivante. 

Variété $.  La  variété  précédente  dont  les  arêtes 
longitudinales  alternes  du  prifme  ,  font  légèrement 
tronquées  ;  ce  qui  ajoute  au  prifme  trois  reâan- 
gles  linéaires  ,&  change  en  pentagones  irréguliers, 
les  trois  plans  rhombes  de  Tune  des  pyramides 
(  PL  VII 9  fig.  %y  b  ) ,  tandis  que  les  trois  hexa- 
gones linéaires  de  la  pyramide  oppofée ,  fe  chan- 
gent en  pentagones  également  linéaires  (  PL  VII, 
fig.  27  a  ).  Les  fix  plans  larges  du  prifme ,  qui, 
dans  la  variété  précédente ,  étoient  fubhexagones, 
deviennent,  dans  celle-ci ,  fubpentagones. 

Variété  4.  La  variété  a  »  dont  toutes  les  arêtes 
longitudinales  du  prifme  font  légèrement  tron- 
quées ;  ce  qui  ajoute  à  ce  prifme  fix  re&angles 
linéaires,  &  change  en  pentagones  irréguliers  ,les 
hexagones  linéaires  &  les  rhombes  de  chaque 
pyramide  (  PI.  Vil ,  fig.  z8). 

Cette  variété  eft  à  vingt-quatre  facettes  ,  &  fon 
prifme  eft  dodécaèdre ,  lorfque  toutes  les  arêtes 
longitudinales  en  font  tronquées  ;  mais  fouvent  il 
arrive  que  plufieurs  de  ces  arêtes  longitudinales 
du  prifme  reftent  fans  troncature  ;  ce  qui  rend 
le  nombre  des  plans  de  ces  criftaux  variable  entre 
dix-huit  &  vingt-quatre. 
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Variété  S.  Le  dodécaèdre  primitif,  dont  toutes 
les  arêtes  font  plus  ou  moins  tronquées;  d'où  re- 
faire un  polyèdre  à  trente-fix  facettes ,  qui  font 
douze  petits  rhombes  &  vingt-quatre  hexagones 
alongés ,  la  plupart  linéaires  ou  fort  étroits  (  PL 
lF9fig.  107 ,  &ibid.Jig.  108). 

J'ai  obfervé  cette  variété  parmi  les  criftaux  de 
mine  d'argent  rouge  prtfmatique  des  variétés  pré- 
cédentes. J'en  poflede  un  criftal  prefque  folitaire , 
qui  n'excède  pas  la  grofleur  d'une  tête  d'épingle  9 
mais  bien  conformé.  11  eft  court  &  ramaffé  comme 
les  grenats  à  trente-fix  facettes ,  auxquels  il  ref- 
femble  d'ailleurs  par  le  nombre  &  la  figure  des 
plans  qui  le  terminent.  Lorfque  ces  criftaux  d'ar- 
gent rouge  à  trente-fix  facettes  font  petits ,  peu 
réguliers  ou  fort  engagés ,  il  eft  facile  de  les  pren- 
dre pour  des  cubes  dont  toutes  les  arêtes  fonr 
tronquées(  PL  H%fig.  22  )  ;  mais  la  forme  cubique 
&  fon  inverfe ,  qui  eft  Yo3aldre  ,  font  étrangères 
à  la  mine  d'argent  rouge  :  on  doit  donc  mettre 
au  nombre  des  criftaux  mal  obfervés ,  tous  ceux 
qu'on  a  donnés  pour  mine  d'argent  rouge  (43)  en 


(43)  Tel  eft  celui  dont  j'ai  parlé ,  p.  372 ,  note  1  de  mon  Ejfal 
it  Crifialtographie ,  &  que  j'avois  pris  pour  un  cube  légèrement 
tronqué  dans  Tes  bords.  Ibii.  pi.  IV ,  fig.  10.  Voyez  auffi  Defèri 
4emia.p.2l,n°  11  ;&ForfL Go/a/.  177a, n"  1441  &  1444.  Ces 
criftaux  d'argent  rouge  font  de  la  variété  à  36  facettes ,  &  vien- 
nent à'HimmtlsfurJl  a  Freyberg. 
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cubes  tronqués ,  ou  en  o3atdres  à  plans  triangu- 
laires (44)* 

Dans  la  variété  dont  il  s'agit  ici ,  les  douze 
rhombes  peuvent  devenir  très-petits  (/7.  IV \ 
fig.  ioc))9  &  même  difparoître  entièrement ,  de 
manière  qe'il  en  réfulte  alors  un  polyèdre  à  vingt- 
quatre  facettes  trapézoïdales  ,  comme  certains 
grenats  (PL  IV9fig.  no  )  ;  cependant  il  faut  con- 
venir que  cette  modification  du  dodécaèdre  à  plans 
rhombes ,  eft  aufli  rare  dans  la  mine  d'argent 
rouge ,  qu'elle  eft  commune  dans  le  grenat.  Je 
poflede  un  gros  criftal  folitaire  &  tranfparent  d'ar- 
gent rouge  9  de  Sainte-Marie-aux-Mines  ,  où  ce 
paffage  eft  indiqué  ,  mais  d'un  côté  feulement. 

Variété  6.  Les  trois  hexagones  linéaires  des 
pyramides  hexaèdres  de  la  variété  2 ,  s'élargiflent 
aux  dépens  des  trois  rhombes  alternes  qui  devien- 
nent alors  fort  petits  (  PL  VU ,  fig.  29  ) ,  ou 
difparoiffent  même  tout-à-fait.  Dans  ce  dernier 
cas  9  les  deux  pyramides  deviennent  trièdres  à 
flans  rhombes  ;  mais  ces  rhombes  étant  plus  in- 
clinés fur  le  prifme  9  que  ne  l'étoient  les  rhombes 
alternes  de  la  variété  1 ,  les  deux  pyramides  trièdres 
qui  le  terminent ,  font  aufli  plus  pbtufes  que  dans 
cette  variété  ;  ce  qui  préfente  un  paffage  aux  deux 
variétés  fuivantes. 


(^)  Argtntum  rubrum  cryftalli fatum  cryjUllisv&oeùislplëaif 
Sripnis,  ts  Himmclsfurjt  fo*.  fcjtoph.  Bon).  I  ,p.  73. 
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Variltl  y.  Les  deux  pyramides  trièdrefr  obtufes 
à  plans  rhombes  de  la  variété  précédente ,  ont 
leur  fommet  tronqué  net ,  ou  terminé  par  un  plan 
triangulaire  équilatéral  perpendiculaire  à  Taxe  du 
prifme  ;  ce  qui  change  les  trais  rhombes  de  cha- 
que pyramide  en  pentagones ,  fi  la  troncature  eft 
légère  (  PL  Fil  ,  Jig.  30a),  &  en  triangles  ifo- 
cèles,  fi  elle  eft  plus  profonde  {PL  Fil \  fig. 
30  b).  Chacun  de  ces  pentagones  ou  de  ces 
triangles  ifocèles  ,  fait  un  angle  fort  obtus ,  & 
ibuvent  curviligne  avec  le  triangle  équilatéral 
produit  par  la  troncature.  Ces  crifiaux  font  alors 
à  quatorze  facettes. 

J'ai  ces  deux  variétés  6  &  7 ,  ainfi  que  la  fui* 
vante ,  en  mine  d'argent  rouge  foncée  non  tranf- 
parente  &  fans  gangue ,  de  la  minière  HHimmtlsfurfi 
à  Freyberg.  Aucune  de  ces  variétés  n'avait  encore 
été  décrite. 

Voriiti  8.  Prifme  hexaèdre  régulier  ou  irrégu- 
lier  ,  tronqué  net  à  chaque  extrémité ,  qui  eft  alors 
terminée  par  un  feul  plan  perpendiculaire  à  Taxa 
du  prifme  (  PL  IFyfig*  18 ,  tg9  zo&  zt  ). 

Ces  prifmes  où  Ton  diftingue  quelquefois  de? 
veffiges  de  la  pyramide  trièdre  obtufe  des  variétés, 
précédentes ,  font  quelquefois  aufïî  tronqués  net , 
au  point  que  les  pyramides  ont  entièrement  dif- 

paru  (45)-  J'en  poffède  deux  petits  groupes  en 

1—^^ ^ ^ »^^— — — »^^ ___ ^^_ ,^.— — .^— ^—    .  1   » 

(45)  Ar^tntum  rubrum  cincrfifceo*  cryflallifatum  ,  cryjlalli& 
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mine  d'argent  rouge  foncée  tirant  fur  le  gris , 
$ Himmtlsfurft  à  Freyberg.  Parmi  les  prifmes  ré- 
guliers qui  les  compofent  (PL  lF9fig.  i#)  ,  on 
en  diftingue  qui  ont  deux  de  leurs  faces  oppo- 
fées  ,  plus  larges  que  les  quatre  autres ,  ce  qui  les 
fait  paroître  comprimés  (  PL  IF,  fig.  zo  )  ;  tandis 
que  d'autres  prifmes  paroiflent  au  contraire  qua- 
drangulaires  (  PL  IF,  fig.  a/  )  ,  parce  que  deux 
de  leurs  faces  oppofées  deviennent  linéaires  ou 
fort  étroites.  C'eftà  cette  dernière  modification 
de  la  variété  8 ,  qu'on  doit  rapporter  la  mine  d'ar- 
gent rouge  en  crifiaux  prifmatiqius  titra&drts  tron- 
ques y  de  M.  de  Born  (46).  On  peut  auffi  rencontrer 
les  criftaux  de  cette  variété  en  fegmens  de  prifme 
hexaèdre  ou  fubdodécaèdre  (  PL  IF9  fig.  23,24 
&  26).  Ces  derniers  approchent  beaucoup  de  la 
forme  circulaire  (47). 

èexaedris  truncatis  aggregatis,  ai  Schemnix  Hung.  inf.  Litopb. 
Boni.  I,  p.  75.  —  rubram  cryflallifatum  cryflallis  Aexaedris  mm- 
mis ,  truncatis ,  ai  Vibanyam  Hung.  inf.  Ibid.  p.  76.  —  cryflallis 
àexaedris  majoribus  truncatis ,  ai  Joachimflhal  Boh.  Ibid.  —cryf- 
ftallis  Aexaedris  truncatis  inanibus  cavitate  hexaèdre ,  ai  Clauflhal 
Hercyni*.  Ibid.  —  cryflallis  hexaeiris  iecumbentibus ,  ai  Freyberg 
Sax.  Ibid,  —  cryflallis  Aexaedris  capillaribus  pellttciiîs  cinnabari- 

mis ,  ai  Johann-Georgenflait  Sax.  Ibid cryflallis  àexaedris  m 

quarto  incifo ,  ad  Schemnix  Hung.  Ibid.  II,  p.  115. 

(46)  Argentnm  rubram  cryflallifatum  cryflallis  tetraeêris  ,  prif- 
maticis  truncatis,  in  pyrite  erofi,  ex  Einigkeit  ad  Joothimfthal 
Bok.  Ibid.  II,  p.  115. 

(47)  —  hexatirum  cryflallis  fuborbicularibas  plënis  ,  ex  fît- 
her  ai  Joachimflhal.  Ibid.  I ,  p.  76, 
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Variiti^  Le  dodécaèdre  priûnatique  de  la  va- 
riété 1  ,  mais  dans  lequel  les  rhombes  des  pyra- 
mides font  partagés  par  une  diagonale  en  deux 
plans  triangulaires ,  de  manière  que  le  prifme  eft 
alors  terminé  par  deux  pyramides  hexaèdres  ob- 
tutes{PLriI9fg.3i). 

La  pyramide  hexaèdre  à  plans  triangulaires  de 
ces  criftaux  démine  d'argent  rouge»  les  a  fait  quel- 
quefois comparer  à  ceux  du  crLftal  de  roche  (48)  ► 
mais  cette  reffemblance  eft  fort  imparfaite  :  en 
effet  ,  la  pyramide  hexaèdre  eft  eflentielle  &  pri- 
mitive dans  le  crift^l  de  roche  ,  au  lieu  qu'elle  ne 
continue  dans  l'argent  rouge  qu'une  très-légère 
variété  ,  par  la,  fubdivifion  des  rhombes  primitifs  ;. 
fubdivifion  qui  très-fouvent  n'a  lieu  que  fur  un 
feul  ou  fur  deux  des  rhombes  de  la  pyramide  trièdre 
obtufe  :  dans  le  premier  cas ,  la  pyramide  eft  tt~ 
traldrt ,  compofée  de  deux  rhombes  contigus ,  &. 
de  deux  triangles  aufll  contigus  ;  dans  le  fécond 


(48}  jfrgtutum  rubrum  cryftallitiutu  fttfk  diaphanum  nitriforme^ 
IÀnn.Syft*rwt.  17689p.  149,  n»  4 ,1.  «Lamine  d'argent  rouge  ,, 
»  dit  Henckei ,  eft  toujours  en  criftaux  de  dix  à  douze  côtés ,  &. 
»fe  plus  ordinairement  en  prifmes,  c'eft-à-dire,  fous  !a  formé 
»  de  petites  poutres  anguleufes  &  équilatérales  ,  qui  rtJftmbUn* 
99  à  des  colonrus  dt  crifUldê  reche,  dont  le  fommet  eft  terminé: 
«par  une  pyramide  de  quatre  ou  dt  cinq  côtés  inégaux."  Pyrite 
trad*  franc.. p.  6g.  Henckel  auroit  même  pu  dire  defix;  mais  ifc 
ne  connoiflbit  fans  doute  que  les  deux  premières  modifications. 
de  notre  neuvième  variété* 
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cas,  la  pyramide  eft pcntaidn ,  compofëe  d'un  feul 
rhombe  &  de  quatre  triangles  contigus  ;  enfin ,  fi 
les  trois  rhombes  fe  fubdivifent ,  la  pyramide  eft 
alors  hexaèdre  (49) ,  mais  communément  beau- 
coup plus  obtufe  que  celle  du  crifial  de  roche  : 
de  plus ,  les  fix  faces  de  la  pyramide  hexaèdre  du 
criftal  de  roche ,  ont  entre  elles  la  même  inclinai- 
fon ,  au  lieu  que  dans  la  pyramide  hexaèdre  de 
la  mine  d'argent  rouge ,  l'angle  pris  fur  la  diago- 
nale qui  partage  le  rhombe  primitif  en  deux  plans 
triangulaires ,  eft  fenfiblement  plus  obtus  que  1  an- 
gle alterne  formé  par  l'incidence  des  rhombes  pri- 
mitifs ,  de  manière  que  cette  pyramide  hexaèdre 
a  ,  comme  celle  du  fpath  calcaire  pyramidal  (  PL 
IV  9  fig.  28  )  ,  trois  arêtes  alternes  plus  obtufes 
que  les  trois  autres*  &  comme  les  diagonales  d'une 
pyramide  alternent  avec  les  diagonales  de  la  py- 
ramide oppofée ,  les  plans  du  prifme  deviennent 
fubhexagones  ou  légèrement  rhomboïdaux  (  PI. 

VU, fig.  y  \ 

Quelquefois  Tune  ou  l'autre  de  ces  modifications 
ou  toutes  les  trois  fe  trouvent  réunies  fur  le  même 
groupe  avec  des  criftaux  de  la  première  variété  (50)  : 


(49)  Jrgentum  rubrum  cinerafcens  cryflalli fatum  eryflatiis  Aemt- 
dris  columnaribus ,  pyramide  hexaedrâ ,  ai  Schtmnii  Hung.  Liroph. 
Born.  I,  p.  75.  —rubrum  cryjlallis  hcxaedris  e/cngatit ,  pyramide 
htxatdrâ.  è  SainteMarie-aux- Mines  AlfatU*  Ibid.p.76. 

(50)  Mine  d'argent  rouge  en  prifmes  hexaèdres  terminés  par 
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d'autres  fois  tous  ces  criftaux  font  â  pyramides 
hexaèdres  ,  comme  on  le  voit  fur  le  beau  groupe 
du  cabinet  de  M.  l'abbé  Nolin  (51). 

On  a  trouvé  dans  les  nouvelles  fouilles  de  l'an- 
cienne mine  de  Guadal  canal  en  Efpagne ,  une 
mine  d'argent  rouge  en  beaux  criftaux  tranfparens, 
dont  les  pyramides  hexaèdres ,  loin  d'être  obtufes 
comme  celles  que  je  viens  de  décrire ,  font  au  con- 
traire fort  alongées  ,  &  à  peu  près  femblables  à 
celles  du  fpath  calcaire  pyramidal  dit  çn  dents  de 
cochon  (52);  d'où  l'on  voit  que  la  mine  d'argent 
rouge  offre  tantôt  des  pyramides  triïdres  ou  hexaè- 
dres obtufes ,  &  tantôt  des  pyramides  hexaèdres  ou 
triidres  aiguës  (53)9  comme  on  l'obferve  aufli 
dans  le  fpath  calcaire. 


des  pyramides  triédres  obtufes  à  plans  rhombes ,  &  dont  quel- 
ques-unes deviennent  hexagones  par  une  arête  peu  Taillante  qui 
divife  chaque  plan  rhombe  en  deux  plans  triangulaires  ;  d'Hint- 
metsfurjl  à  Freyberg.  D'Agoty  ,  Régne  minéral ,  3e  Décade, 
pi. XXVIII ,  fig.  1 ,  lett.  A,B.  Voyez  un  morceau  femblable , 
tfJnêreatberg  au  Hartz,  dans  Forft.  CataL  1780,  n°  1385. 

(51)  Autre  groupe  des  mimes  criftaux  de  mine  d'argent  rouge 
tranfparente,  tous  à  pyramide  hexaèdre  obtufe.  Ils  font  mêlés 
de  fpath  calcaire ,  de  ta  Rofe  de  Jéricho  a  Joachimfthal  en  Bohême  ; 
tiré  du  cabinet  de  M.  l'abbé  Nolin.  D'Agoty ,  ibiL  fig.  2.  Dans 
ce  groupe ,  il  eft  aifé  de  voir  que  les  pyramides  hexaèdres  ré- 
sultent de  la  juxtapoGtion  de  rhombes  toujours  décroiffans , 
comme  dans  le  fpath  calcaire  pyramidal. 

(52)  Voyez  Sage,  Elém.  de  Min,  vol.  II,  p.  314. 

(53)  Arçentum  ru  hum  cryflatlifaMm  cryflallis  pyramidaris  tri' 
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Variai  i  o.  Les  pyramides  hexaèdres  obtufes  de 
la  variété  précédente ,  ont  quelquefois  leur  fom- 
met  furtronqué  de  biais  &  plus  ou  moins  profon- 
dément fur  les  arêtes  moufles  ou  les  plus  obtufes. 
Ces  pyramides  font  alors  terminées  par  trois  tra- 
pézoïdes  ,  d'autant  plus  grands ,.  que  la  furtron- 
cature  eft  plus  profonde.  Si  elle  eft  légère  ,  les 
neuf  faces  de  la  pyramide  font  trapézoïdales  (PL 

ffl*fig^3z  b )  9  mais  »  fi  e^e  e^  profonde  ,  il  ne 
refte  de  la  pyramide  furtronquée  ,  que  fix  petits 
triangles  ifocèles  ou  fcalènes  en  bifeau  autour  du 
fommet  trièdre  à  plans  trapézoïdaux ,  qui  la  rem- 
place (  PL  VII>fig.  32  a  ).  Ces  criftaux  d'argent 
rouge  ont  alors  quelque  reffemblance  (  du  moins 
quant  à  la  figure  &  à  la  difpofîrion  des  plans  de  leurs 
pyramides  )  avec  certaines  variétés  du  tétraèdre  i 
facettes  multipliées ,  que  la  blende  nous  prélente. 
Voyez  la  fig.  29  de  la  planche  I. 

Outre  ces  variétés  plus  ou  moins  déterminées  » 
la  mine  d'argent  rouge  en  préfente  aufli  qui  font 
en  criftaux  polyèdres  ou  de  figure  indétermi- 
née (54)  »  tantôt  opaques  &  tirant  fur  le  gris  , 


gonis  opacis ,  ai  hhann-GtOTgtnftûit  Sax.  Lhopb.  Boni.  1 9  p.  76. 
—  cryfLallis  tetraeéris  elongatis,  adSchemn'u.  Ibid.  —crjftûliis 
trigonis  pyramidatis  aggregatis ,  inpyriu  arfinicali ,  ex  Aniruf- 
lerg  Hereyni*.  Ibid.  II,  p.  115. 

(54)  Argtntum  rubrum  glaniulofum.  Lmn.  Syft.  nai.  p.  149  f 
*•  4>  /•  —  rubrum  cintrafccas  cryfialiis  poiytim  *  tx  Adruf- 
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tantôt  tranfparens  comme  le  rubis  ou  le  plus  beau 
grenat.  Quelquefois  ces  criftaux  font  granu- 
leux (5  5)  »  ou  en  dendrites  fuperficielles  (56) ,  ou 
en  lames  continues  également  fuperficielles  (57)* 

»  

berg.  Litopb.  Born.  I ,  p.  75.  —  rubrum  cryflallis  polyedris ,  è  fo- 
dinâ  JifTtét  Cremniiii  Hun  g.  inf.  Ibid.  p.  76 ,  &  ibid*  II  9p.  115. 
—  globofum  carbunculo  amethyfii\onti  fimile.  Kentm.  Nomencl. 
tit.  14. — cujut  majfuLe  quafi  è  rubiuis  purijpmis  apparent  concret*. 
Ibid.  —  cujus  mafftt  quafi.  è  granatis  orientalibus  pellucidis  com- 
pactée. Ibid,  —  rubrum  ptîluciium  rubino  gemmée  fimile.  G.  Fabric. 
Obf.  métal,  p.  6  ;  Cappell.  Prodr.  cryfi.  p.  42.  Mine  d'argent 
rouge  glanduleufe  ou  en  criftaux  polygones  à  facettes  nom- 
breufes ,  raflemblés  en  globules  fur  du  quarts  criftallifé  ;  de 
Freyberg.  Defiript.  de  min.  p.  20,  n°  5.  —  en  criftaux  prifma- 
tiques  polygones ,  tranfparens  &  du  plus  beau  rouge  ;  d'Andreaf- 
berg  au  Hartz.  Ibid.  p.  19,  n°  1.  Voyez  Forft.  CataL  1780, 
n«»  1380  &  1381. 

(55)  Argentum  rubrum  cinerafiens  gîandulofum,  ex  Anna,  fo- 
Hnâ  Cremniiii.  Litopb.  Born.  I,  p.  76.  —  rubrum  granulatum. 
Ibid.  II,  p.  U4&  115.  Mine  d'argent  rouge  foncée  granuleufe  » 
&  en  très-petits  criftaux  entaflës  confufément  fur  une  galène  en 
décompofition ,  de  Freyberg.  Defiript,  de  min.  p.  ai ,  n°  10  ;  & 
Forft.  CataL  1780,  nv  1396. 

(56) —  rubrum  cinerafiens  fuperficiale  dendriticum,  ad  Schem* 
wrç.  Ibid.  I ,  p.  75.  —  pfiudo-galtnam  pellucidam  cryftallifatam. 
circumdans ,  i  Ratiebor\ii  Boh.  Ibid.  —  fuperficiale  dendroïdes , 
colore  fandaracino ,  in  argillâ  induratâ  cY  fpatho  calcario,  è  Sainte- 
Marie-aux-Mines  Alfatiét.  Ibid.  II,  p.  114*  —  en  criftaux  com- 
primés &  aiguillés  comme  certaines  mines  d'antimoine,  fuperfi- 
cieh  fur  une  gangue  quatizeufe  &  pyriteufe  ,  fur  laquelle  ils  fe 
ramifient,  fans  pénétrer  dans  Ton  intérieur  :  de  Saxe.  Defiript. 
de  min.  p.  ao ,  n°  6. 

(57)  Ar&ntum  rubrum  fuperficiale.  Linn.  Syjl.  nat.  p.  149, 
"ç  4> y;  Wall.  Mië.  fp.  388,  g;  Litoph.  Born.  I,  p.  75,  &  II, 
p.  114. 
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Enfin ,  la  mine  d'argent  rouge  fe  trouve ,  comme 
toutes  les  autres ,  en  mafles  folides  abfolument 
informes  (58) ,  ou  par  filons  plus  ou  moins  considé- 
rables y  dans  des  gangues  fpathiques  ou  quart- 
zeufes ,  dans  le  kneiff ,  &  même  dans  la  pyrite 
martiale. 

E  s  p  k  c  s    IV. 

Mine  d'argent  blanche  antimoniale. 

Sage,  Elénu  de  Min.  II,  p.  323  ,  efp.  VII; Démette,  Lettres, 
vol.  II ,  p.  445 ,  efp.  VIII. 

Cette  mine,  que  fa  richeffe  doit  empêcher  de 
confondre  avec  la  mine  d'argent  grife  amimoniale* 
qui  n'eft  autre  chofe  qu'une  mine  d'antimoine 
grife  ou  fulfureufe  tenant  argent  (59) , a  été' dé- 
couverte ,  depuis  quelques  années ,  dans  la  mine 
de  Cafalla  près  de  Guadalcanal  en  Efpagne  , 
dans  celles  de  Wittichen  &  de  S oint- WinJet  près  de 
Wolfach  dans  la  principauté  de  Furftemberg  & 

(58)  Argentum  rubrum  cintrafeens  amorphum.  Litopfa.  Bon.  I, 
p.  75.  —  rubrum  compa&um  amorpham  in  arfcnico  ufiaceo  &  goltaâ 
fandaracâ ,  è  Samfon  ad  Andreasberg  HercynU.  Ibid.  II  ,  p.  114. 
Veine  de  mine  d'argent  rouge  opaque  tirant  fur  le  gris ,  entre 
deux  couches  de  galène  avec  quartz ,  fpath  calcaire  &  pierre  tr- 
gileufe  ;  de  Freyberg.  Defiript.  de  min.  p.  oo ,  n°  7.  Petit  filon 
de  mine  d'argent  rouge  foncée,  entre  deux  iifiéres  de  quarts; 
de  Johann-Georgenftadt.  Ibid.  n*  8. 

(59)  Voyez  les  mines  d'antimoine ,  ci-deflus ,  p.  54,  efp.  IV. 
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dans  celle  d 'Andreasberg  au  Hartz  (60).  Les  cent 
deux  marcs  d'argent  qu'elle  rend  au  quintal ,  fui- 
vant  les  effais  de  M.  'Sage ,  y  font  minéralifés 
par  une  quantité  à  peu  prés  égale  d'antimoine  ful- 
furé  ou  d'antimoine  cru. 

On  prendroit  cette  mine  »  à  fa  blancheur  &  à  fon 
éclat  métallique ,  pour  de  l'argent  natif  ;  mais  elle 
n'en  a  ni  la  confiftance ,  ni  la  forme ,  puifqu'elle 
criftallife  en  prifmes  hexaèdres  ftriés  ou  cannelés 
fuivant  leur  longueur ,  &  terminés  par  deux  plans 
perpendiculaires  à  leur  axe  (/7.  IV^fig.  /<?).  J'ai 
vu  de  ces  prifmes  qui  approchoient  beaucoup  dé  • 
la  forme  cylindrique ,  &  qui  avolent  un  pouce  & 
plus  de  longueur ,  fur  deux  à  trois  lignes  de  dia- 
mètre ;  ils  étoient  implantés  ou  couchés  dans  le 
fpath  pefant  ou  féléniteux ,  qui  eft  la  gangue  or- 
dinaire de  ce  minéral  dans  les  mines  du  Furilem- 
berg.  La  fuperfîcie  de  ces  prifmes  eft  quelquefois 
comme  argentée ,  quelquefois  jaunâtre  ou  couleur 
d'or,  &  quelquefois  noircie  par  les  vapeurs  du 
foie  de  foufte  qui  fe  dégage  de  la  galène  dont  ils 
font  fouvent  environnés. 

Cette  mine   d'argent  blanche  antimoniale  fe 


(60)  "  Nuper  nova  innotuit  miner*  argenti  varittas  admodkm  &* 
nvcs,  &  quidtm  in  duobus  diverfis  lotis,  ntmpè  ad  Jndrtasberg 
n  Htrcyni*  &  ad  Wimchtn  Furfienbergiét.  Utnufqut  exiguumfruf* 
*%  tulmm  reptritur  in  ColltSiont  Jtcadcmicâ.  «  Bèrgm.  Opufc.  U  f 

p.  4IS- 
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de  la  mine  d'argent  vitreufe ,  paroîc  devoir  ion 
origine  à  de  V argent  natif,  lorfqu'il  eft-  attaqué  9 
diflbus,  minéralifé  par  des  vapeurs  d'acide  marin. 
Il  eft  cependant  vrai  de  dire  que  nous  ignorons 
encore  comment  ces  vapeurs  ont  pu  fe  former  ou 
pénétrer  dans  des  roches  métalliques  où  rien  n'in- 
dique d'ailleurs  la  préfence  de  l'acide  marin  ,  ni  du 
fel  gemmera  la  décompofition  duquel  on  pour- 
rait peut-être  l'attribuer.  Ce  qu'il  y  a  de  certain , 
c'eft  que  la  mine  et  argent  cornu  ,  dont  il  s'agit , 
accompagne ,  &  même  enveloppe  très-fouvent, 
dans  les  mines  du  Pérou ,  l'argent  natif  en  maffe 
ou  ramifié  (64)  ;  &  quoiqu'on  n'apperçoive  que 
très*rarement  de  l'argent  natif  dans  les  échantillons 
de  mine  cornée  qui  nous  viennent  de  Johann- 
Georgenjladt  en  Saxe,  il  n'en  eft  cependant  au- 
cun parmi  ces  derniers ,  qui  ne  porte  avec  lui  des 
traces  plus  ou  moins  marquées  d'une  mine  fecon- 
daire  ou  de  nouvelle  formation  (65). 

(64)  »«Les  divers  échantillons  d'argent  vierge  du  Pérou»  que 
»»j'avois  ci-devant  examinés ,  die  M.  Sage  ,  contenoient  tous 
»  de  Forgent  corné  :  je  préfumois,  d'après  cela ,  que  cette  coin- 
*»  binaifon  de' l'argent  avec  l'acide  marin  ,*devoit  être  fort  abon- 
»  dante  dans  ces  mines.  L'eflai  que  je  viens  de  faire  de  trois 
»  morceaux  d'argent  vierge  du  Pérou ,  qui  m'ont  été  remis  par 
»M.de  Saint-Emond ,  m'a  confirmé  dans  ce  fendaient,  ils  pe- 
»  foient  enfemble  55  marcs  ;  &  l'argent  corné  qui  s'y  irouvok 
99  dans  la  proportion  de  plus  d'un  quart ,  enveloppoit  chaque  mo* 
»  lécule  df  argent  natif.  «  Elém.  de  Min.  II ,  p.  305. 

(fis)  Mine  d'argent  cornée  criftalfiféc  en  cubes  liffes,  demi- 

Sa 
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Sa  criftallilation  déterminée  eft  en  petits  cubes 
ou  parallélipipèdes  reâangles  liffes  (66) ,  dont  les 
angles  &  les  bords  ne  font  point  tronqués  (  PL  II \ 
fig*  '~4  )•  Lorfquela  furface  de  ces  cubes  n'a  point 
éprouvé  d'altération,  ils  font  blancs  &  demi-tranf- 
patens  (67)  comme  la  lune  cornet  artificielle  (68) , 
à  laquelle  ils  reflemblent  d'ailleurs  par  leur  mol- 
lefle ,  par  leur  fufîbilité  à  un  très-léger  degré  de 

chaleur,  &  par  la  facilité  avec  laquelle  ils  s'altèrent 

• 

taanfparens ,  d'un  pris  jaunâtre  9  qui  peuvent  s'écrafer  fur  t'ongfe 
comme  de  fa  cire*,  &  fondent  très-promptement  à  h  flamme  d'une' 
bougre.  Ils  font  épars  fur  une  mine  futigineufe  &  déeompofée ,  de 
Johann-Georgenftadt.  Defcripu  de  min.  p.  17  ,n°i.  Mine  d'ar- 
gent cornée ,  fous  la  forme  d'une  veine  épaiflfe  de  quelques 
lignes ,  compofée  de  petits  cubes  d'un  gris  jaunâtre ,  &  tendres 
comme  de  la  cire.  EHe  ferpente  autour  d'une  galène  à  demi  dé- 
truite ,  noircie  cY  comme  vermoulue ,  fur  une  gangue  quartzeufe  ; 
de  Johann-Georgenftadt.  Forft.  Catal.  1772,  n°*l 439  &  144Q. 

{6G)  Eflai  de  Criftailographie ,  p.  368 ,  efp.  It,  pi.  IV , fig.  2. 
Les  plus  grands  cubes  que  j'aie  vus  de  ce  minéral ,  n'excédoient 
pas  2  ou  3  lignés  de  longueur.  Tel  eft  un  morceau  qui  fait  au- 
jourd'hui partie  du  cabinet  au  Roi ,  &  qui  eft  décrit  p.  8 ,  n°  39 
du  Catalogue  de  Af»  le  Marquis  d**** ,  1780,  ùi- 8*. 

(67)  Argtntum  corneum  cryflalR fatum  album ,  cryftallis  cubicit 
aîbis ,  ochr*  ferri  infldentièus ,  è  Gotthelf  Schaller  ad Johann- Geor- 
genftadt.  Litoph.  Bom.  I ,  p.  85.  —  corneum  cryftallifatum  eu* 
bicum  ,  cubis  minimis  a  Ibis  glaucis ,  cam  argento  natipo  >  in  ochrâ 
martiali  fufcâ  ,  ex  eâdem  fodinâ.  ibid.  Il ,  p.  1  lu.  J'en  ai  de  la 
même  couleur ,  dans  ies  interftices  d'une  gangue  quartzeufe , 
mêlée  d'argent  natif;  du  Pérou. 

(98)  Voyez  ce  qui  en  a  été  dit  dans  la  première  partie ,  vol.  I, 

Tome  III.  Part.  III.  Crifi.  métalL  G  g 
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à  l'air  libre ,  en  y  prenant  une  teinte  violette  ou 
gris  de  lin  (69).  Ces  cubes  d'argent  corné  s'altèrent 
au/fi  dans  le  fein  de  la  terre ,  au  point  d'y  devenir 
entièrement  opaques ,  &  d'un  brun  plus  ou  moins 
foncé  (70)*  Ces  derniers  font  quelquefois  fragiles 
2c  mêlés  d'un  peudefoufre  (71)  ;  ce  qui  donne  lieu 
de  croire  qu'ils  parviennent  à  cet  état  par  la  réac- 
tion d'une  vapeur  de  foie  de  foufre  vitriolique ,  qui, 
en  s'infinuant  peu  à  peu  dans  ces  criftaux ,  peut 
dégager  une  partie  de  l'acide  marin  qui  les  miné* 
rallie ,  &  finir  même  par  les  convertir  en  mine 
d'argent  vitreufe.  • 

Quoi  qu'il  en  foit ,  la  mine  d'argent  cornée  fe 
rencontre  auffi  en  maffes  informes  folides  (72)  ou 
fuperficielles »  plus  ou  moins  mélangées  d'argent 

(69)  Argtnmm  cornaim  cryjlallifatum  glaucum  cryftûUu  c*hi- 
cis  minimis  ferro  ochraceo  fufco  inh*rtntibus.  Litopb.  Born.  I » 
p.  86. — violactum  incladens  argtntum  pulvtruhntum  fuliguitfum. 
Ibid. 

(70)  —  cryjlallifatum  fujcttm  »  cryjtallis  cubicU.  Ibid. 

(71)  Minera  cornea  fragilis  fulphur  flmul  contintt ,  ftJpmnf* 
lina  extrahi pottft alkali  volatili,&c.  Bergm.  Opufc  II, p. 421* 

(7a)  Un  rare  &  très-riche  morceau  de  mine  d'argent  cornée» 
entremêlée  d'argent  natif  en  mafle  ;  de  G«âmA/7#a(  province  de 
Lucanas)»  à  60  lieues  de  Lima.  Ce  morceau»  prefque  fans  gan- 
gue ,  pèfe  4  marcs  g  onces  6  gros.  CatûL  de  M*  de  Ulfiz,  1780» 
p.  13 ,  n°  u.  —  dans  le  fpath  calcaire  coloré  par  une  effioref- 
cence  cuivreufe  verte  ;  auffi  du  Pérou.  IbiL  n°  22.  On  en  voie, 

au  cabinet  du  Roi,»  un  très-beau  morceau ,  pefant  %  marcs  11 

onces. 
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natif,  d'ocre  martiale  ou  cuivreufe ,  de  mine  de 
plomb  blanche,  &  d'autre  mines  fecondaires  (73). 

Espèce    V L 

Mine  d'argent  noire* 

« 

Argentum  rude  nigrum.  Agricof .  Gleba  nigra  argenté  particeps. 
Hebenftr.  in  Muf.  Richter.  Argentum  nigrum  vei  obfcurumfu- 
liginofum.  Linn.  Syjt.  nat.  1768,  p.  150,  n°  9.  Minera  ar- 
genti  nigra.  Wall.  Min.  1778 ,  fp.  390.  Argtmum  minerait  fa- 
tum nigrum  , fragile ,  rofcbgewach*  metallicolis  Hungaria  dici- 
tur.  Litoph.  Born.  I,  p.  81 ,  &  il ,  p.  118.  Argtmum  larnatum 
nigrum.  Scop.  Princ.  min.  $.  378 ,  e.  Minera  argenti  vitrea  fra- 
gilis  ,  R0SCHGEW>ECHS  iiSUu  Brinnich  ad  Cronftedt  , 
$.  168  ;  Defcript.  de  Min.  p.  27  ,  elp.  VU  ;  Sage  ,  Elém.  de 
Afin.  II ,  p.  303  ,  cfp.  UI  ;  Démette  ,  Lettres ,  vol.  H  ,  p.  444 


(73)  jirgentum  corntum  niptxm  compa&um  amOrphum  (  nullibi 
éeftriptum  )  è  Qabt-Gottes  in  JoAann-Oeorgenfiadt  Sax.  Litopli. 
Born.  II  ,  p.  119.  —  fubmalleabile ,  fubdiapàanum  fufcum  ,  in 
gypfo  ponderofo  al6o ,  ex  Oberfchona  ad  Freyberg  Sax.  Ibid.  I  , 
p.  85.  — -  comte  m  rhlacenm  cttmplumèo  fpaikofo  cryjlallifato  pet- 
IncUo  in  qmtrtzp  trofi  ,  è  GabtGitres.  Ibid.  II ,  p.  1 19,  —  corneum 
nigrefcens ,  fuperficie  fatifcente,  in  argiilâ  induratâ  cinereâ  fiJfilL 
Ibid.  On  a  trouvé  en  Sibérie  de  for  natif  en  feuilles  fuperfi- 
ciefles  fur  de  la  mine  d'argent  cornée  dont  la  gangue  eft  le 
quint*  J'en  poiede  ira  échancHfon  ;  mais  j'en  ai  va  de  très- 
beaux  morceaux  qui  provenoient  de  ia  vente  du  Prince  Charles 
de  Lorraine.  M.  Brinnich' ,  dans  fes  N>te$  fur  Cronftedt  ,  dit 
qu'on  trouve  quelquefois  l'argent  corné  en  criftaux  cubiques 
d'un  blanc  de  neige ,  de  que  l'Académie  de  Freyberg  en  pofféde 
un  très-bel  échantillon.  Il  ajoute  qu'en  1747  9  on  en  trouva 
quelques  morceaux  dans  la  mine  d'Oberfcnmd  prés  de  Frey- 
berg. 


468  Argent. 

efp.  VU  Mine  d'argent  vicreufe  fragile ,  dite  rofcAegwechs. 
lbid.  p.  436 ,  efp.  III 9  var.  2;  Sage,  JE/c/n.  de  Min.  vol.  U, 
p.  30a ,  note  £. 

'Lehman  a  très-bien  obfervé  que  la  mine  d'argent 
noire  paroiffoit  dévoir  fa  formation  à  la  décompo- 
fition  de  mines  d'argent  plus  riches  ,  telles  que  la 
mine  forgent  rouge  ou  la  mine  d'argent  vitreufe.  U 
ajoute  que  »  cette  mine  eft'aflez  commune  au 
»  Hartz  ,  en  Hongrie  ,  en  Saxe  ,  &c.  &  qu'il  y  a 
»  quelques  années  qu'on  en  trouva  à  Oberfchona 
»  près  de  Freyberg  en  Mifnie ,  jointe  à  de  la  mine 
»  d'argent  rouge  &  à  de  la  mine  d'argent  vitreufe» 
»  dont  le  quintal  contenoit  jufqu'à  '  certt  treize 
»  marcs  d'argent  (74)*  «  La  mine  <T argent  noiren'efk 
en  effet  rien  autre  chofe  qu'un  paffage  de  l'argent 
rouge  à  l'état  d'argent  vitreux ,  &  ce  paflage  a  lieu 
toutes  les  fois  que  Tarfenic  abandonne  le  foufre 
auquel  il  étoit  uni  dans  la  première  de  ces  mines  » 
pour  fe  porter  ailleurs.  La  mine  rouge»  ainfi  privée 
de  l'un  de  fes  minéralifateurs ,  prend  une  couleur 
brune  plus  ou  moins  foncée  ,  devient  cellulaire, 
fpongieufe  &  comme  vermoulue ,  &  fe  préfente 
ainfi  dans  un  état  intermédiaire»  qui  n'eft  point 
celui  de  Ta  mine  d'argent  rouge  proprement  dite  9 
ni  celui  de  la  mine  d'argent  vitreufe  pure  (75)  : 


(7 a)  Art  des  mines,  trad.  franc,  p.  118. 

(75)  »  B»c  fcanrfulphure  &  pauço  ferro*  BrunnicAiut  ait  tfi 
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c'eft  alors  que  les  Mineurs  Hongrois  lui  donnent 
le  nom  de  rofch-gewxchs ,  &  les  Saxons ,  celui 
de  mine  d'argent  vitreufe  fragile  (76).  On  ne  la 
diilingue  en  effet  de  la  mine  d'argent  vitreufe  or- 
dinaire ,  qu'en  ce  que  la  petite  portion  d'arfenie , 
qui  vraifemblablement  s'y  rencontre  encore  ,  em- 
pêche qu'elle  ne  fe  laiffe  couper  au  couteau  comme 
cette  dernière*  J*en  poflede  deux  morceaux  par- 
faitement caradérifés.  L'un  ,  qui  a  pour  gangue  un 
quartz  mêlé  de  mine  d'argent  grife  &  de  pyrke 
aurifère ,  eft  de  Chremnitz  en  Hongrie.  On  voit 
dans  les  interftices  du  quartz ,  une  mine  d'argent 
rouge  en  petits  criflaux  prifmadques  hexaèdres, 
tandis  qu'à  la  furface  du  morceau ,  ces  criftaux 
décompofés  font  à  l'état  dé  mine  d'argent  vitreufe 
fragile ,  de  couleur  noire  &  fuligineufe.  L'autre 


99  médium  quii  inter  uitream  &  rubram.  u  Scop.  Princ.  min,  p.  l\lm 

t*  EJl  minera  colon  nigro  *c/  fuliginofo  originem  haheat à 

timineris  argent*  colore  fuburraneo  ai  partent  itflru&is,  &c.  u 
Wall.  Min.  1778 ,  p.  336. 

(76)  M.  Brinnich  dit  que  ce  minéral  eft  de  couleurnoire ,  Qc 
qu'il  donne,  rorfqu'on  l'écrale ,  une  poudre  noire;  qu'on  en  a 
trouvé  ,  dans  la  mine  &  Rimmels furft  près  de  Freyberg ,  qui  a 
rendu  140  marcs  d'argent  au  quintal;  mais  que  de  pareils  mor- 
ceaux font  très-rares  aujourd'hui  ;  qu'en  général  cette  mine  tient 
le  milieu,  pour  la  richefle,  entre  la  mine  d'argent  vitreufe  &la 
mine  d'argent  rouge ,  &  qu'on  la  trouve  quelquefois  ramifiée 
ou  en  dendrites,  avec  de  la  galène,  dans  la  mine  appelée  fe 
vkux  arbre  vert  (jâlun^grunen-^weig)  près  de  Freyberg.  Voyesk 
Forft,  CataL  1780,  n*  2370  &  1371, 

°g  "i 
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eft  une  mafle  noirâtre  &  cellulaire ,  où  Ton  diffin- 
gue  des  criftaux  prifmatiques  de  mine  d'argent 
rouge  foncée  *  maïs  en  parue  décolorée  par  fon 
paffage  à  l'état  de  mine  d'argent  vitreufe.  Il  n'y  a 
qu'un  feul  endroit  de  ce  morceau  où  la  mine  d'ar- 
gent vitreufe  fe  laiffe  couper  ;  tout  le  refte  fe  se* 
duit  en  poudre  fous  le  couteau ,  comme  la  mine 
d'argent  rouge  ,  quoiqu'il  n'en  ait  plus  la  couleur. 
Ce  rare  &  curieux  morceau  ,  qui  çfi  fans  gangue, 
pèfe  lix  onces  &  demie  :  il  fut  trouvé  en  1749 ,  â 
la  profondeur  de  quatorze  échelles  (  trois  cents 
trente-fix  pieds) ,  dans  le  filon  de  Gluckfgangui  à 
Himmelsfurft  près  de  Freyberg. 

Quelquefois  ces  mines  noires  font  accompagnées 
d'argent  vierge  capillaire  (77)  >  ou  d'une  efflo- 
refeence  vitriolique  (78)  ,  occasionnée  par  la  dé- 
composition du  foufre ,  &  la  combinaifon  de  fon 
acide  avec  le  fer  des  mines  pyriteufes  qui  s'y 
trouvent  interpofées.Quelques  morceaux  femblent 

(77)  Agrtnt  vierge  capillaire  avec  mine  d'argent  noire ,  de 
Johann- Gtargtnjladt*  Cette  dernière  provient  de  la  décompofi- 
tion  d'une  mine  d'argent  rouge  dont  on  diftingue  encore  quel- 
ques criftaux  ;  mais  elle  fe  décompofe  à  fon  tour  pour  donner 
riaiflance  à  l'argent  vierge  capillaire ,  qui  s'en  dégage  fous  ia 
forme  de  filets  très-déliés  &  contournés.  Defc,  de  min.  p.  12,  nQ  9. 

(78)  Mme  d'argent  noire,  légère  &  poreufe,  chargée  d'une 
effiorefeence  vitriolique.  Ce  morceau,  dont  l'argent  vierge  fe 
dégage  en  petits  fHets  contournés,  eft  dans  un  état  de  décora- 
poiition  qui  augmente  tous  les  jours,  Ihid.  p,  30,  n°  2.  Voyei 
encore  ibid.  n°  1 ,  &  p.  12 ,  n#  12. 
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indiquer  que  ces  mines  noires  >  en  fe  décompo- 
(ant ,  peuvent  aulTi  donner  naiffance  à  des  crijtaux 
de  mine  d'argent  vitreufe  ,  &  même  d'argent  na- 
tif (79). 

On  doit  rapporter  à  la  décomposition  des  mines 
de  cobalt  grifes  f  &  du  kupfernickel  tenant  argent  f* 
la  mine  ^argent  molle  ou  urreufe ,  que  la  variété  de 
fes  couleurs  a  fait  défigner  fous  le  nom  de  mine 
d'argent  merde  d'oie  (80)  ;  tandis  que  d'un  autre 
côté  ,  c'eft  à  la  dëcocnpofition  des  mines  d'anti- 
moine grifes  tenant  argent  *  qu'on  doit  rapporter 
\es  minet  forgent  hépatiques  (81) ,  &  d1 *  argent  en 
plume  J  (82). 

(79)  Mine  d'argent  noire ,  d'où  l'argent  vierge  en  végétation 
fe  dégage  en  criftaux  oûaédres  implantés  les  uns  fur  fes  autres* 
Ce  petit  arbrifleau,  qui  eft  fans  gangue,  vient  de  Schnéeberg. 
Plufieurs  des  oâaédres  qui  le  compofent  font  enveloppés  d'une 
mine  d'argent  vitreufe,  è  la  décomposition  de  laquelle  cet  ar- 
gent vierge  paroît  devoir  (a  naiffance.  Defcript.  de  min,  p.  gi  y 
n°5«  Autre  arbrifleau  de  mine  d'argent  noire, due  à  la  décom- 
poGtion  d'une  mine  d'argent  rouge  ;  de  Sainte- Marie- aux- Mines.. 
On  reconnoît ,  à  l'éiafticité  des  rameaux  cylindriques  qui  com- 
pofent ce  groupe ,  que  leur  intérieur  eft  à  l'état  d'argent  vierge, 
quoique  la  croûte  extérieure  foit  une  mine  d'argent,  rouge ,  de- 
venue noire  par  l'altération  qu'elle  a  éprouvée.  IbiL  n*  6. 

(80)  Voyez  les  mines  de  cobalt  ,ci-deffus ,  p.  150,  note  65. 

($l)  Argentum  aatimwtio  fulpkurafr  mineralifatttm  ,  minera* 
obfcurè  grifeâ  parum  br*nefcente+  Cronft.  §.  173 ,  a.  Minera  ar* 
genà  kepatica.  Wall.  Min.  1778  «  fp.  39a. 

*   (82)  Voyez  les  mines  d'antimoine ,  ci-deflUs  »  p.  56 ,  efp.  V, 
var.  i. 

Gg  iy 
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Quant  à  la  prétendue  mine  <T argent  alkalint  de 
Von  Jufti ,  ce  n'eft  autre  chofe  que  de  l'argent 
natif  ou  vitreux ,  dont  la  gangue  eft  une  pierre 
calcaire ,  d'Annaberg  en  Baffe-Autriche  (83)  ;  de 
même  que  la  mine  d? argent  en  épis ,  n'eft  autre 
chofe  que  de  la  mine  grife  de  cuivre  tenant  ar- 
gent 9  qui  a  pénétré  des  fubftances  ligneufes  ré- 
pandues dans  les  fçhiftes  de  Franckenberg  en 
Heffe  (84), 

\jy]     A     L'ÉTAT     SALIN. 

Voyez  dans  la  première  partie  les  combinai- 
fons  artificielles  des  différens  acides  avec  l'argent. 

£fT]  En  Mines  de  transport. 

On  peut  encore  rencontrer  de  l'argent  natif  ou 
minéralifé ,  charié ,  puis  dépofé  par  les  eaux  dans 
des  gangues  terreufes  (85)  ,  fablonneufes  (86)  ou 


■r^- 


(83)  Argentum  natimm  midum  in  lapide  cakario  ciWet ,  f«r<- 
ticulis  impalpabilibus ,  ex  Annaberg  Auftriét  infer.  Litoph.  Boni. 
I,  p.  71  ;  Defcripu  de  min.  p.  46  >  efp.  XVI.  Minera  argenti  tapi- 
dea  cakarea.  WaiJ.  Min.  fp.  307 ,  a. 

(84)  Voyez  les  mines  de  cuivre ,  ci-deflus ,  p.  330 ,  note  gt. 

(85)  Argentum  natiram  vel miner alifatum  terris immixtam,  mi- 
nera terreftri  moUiçri.  Wall.  Min.  fp.  401. 

(86)  Argentam  nativum  vel  mineralifatum»  lapidi  arenariafa* 
fiitore  metalticQ  immixtum  i  minera  argtnti  areoariu.  Wall*  Jtfih 
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p'umufes  (87)  i  mais  de  pareils  morceaux  font , 
pour  l'ordinaire,  ,fi  pauvres  en  argent,  qu'ils  ne 
méritent  guère  d'être  comptés  parmi  les  mines  de 
ce  métal 


(87)  Jrgcntum  itatiiium  vil  mineralifatum  lapilli  ealcano  itl 
quartrqfo  ,  jlnt  nilort  metallko  immixtum  ;  mitera  argtnti  IqpiJta. 
Waii.  Min.  Pp.  397.  —  nalivam  vtl  mintmlifatitm  lapidi  Unffim» 
fitiili  foliacev  immixtum ,  colore  otfiurè  rutio.  lbid.  fp.  399. 


474  O  *■ 


GENRE     VI. 

O    R. 

[>T|     A     L'ÉTAT     MÉTALLIQUE» 

Espèce    L 
Or  natif  &  de  coupelle. 

Aurum  naîivum.  Cronft.  $.  165.  —  natiimm  radieûtum,  Wilf. 
JM//7.  1778  ,  fp.  402.  — —  natipum  nuéum.  Linn.  ifyjh  net» 
17689  p.  151 ,  n°  I.  —  mtdum  genuini  coloris,  Cartb.  EL  mi». 
p.  77  ;  Scop.  Princ,  mini  $.  291.  —  nativttm  cV  regulianm. 
Bergm.  Opufc.  II ,  p.  410  &  488  ;  Defiript.  de  min»  p.  1  ,efp.  I  ; 
Sage,  Elém.  de  Min*  II,  p.  348»  efp.  I;  Démette, Lettres , 
vol.  II ,  p.  464 ,  efp.  I. 

(^/  uoique  For  natif  foit  rarement  exempt  du 
mélange  d'une  petite  portion  d'argent  on  de  cui- 
vre ,  cela  n'empêche  pas  qu'il  ne  fok  fufcepôble 
d'une  forme  criftalline  bien  déterminée  (i)9  qui, 
pour  l'ordinaire ,  eft  l'oâaèdre  reâangle  alunû- 
niforme  (  PL  III \  fig.  1  ) ,  en  petits  criftaux,  quel- 
quefois folitaires  (2) ,  mais  le  plus  fou  vent  implantés 

(1)  Aurum  nativum  cryjtalllnum.  Linn.  SyfLnat.  1768,  p.  151? 
n*  i ,  y;  Cronft.  $.  165,  A,  3  ;  WaH.  Min.  fp,  402 ,/;  Sflii  * 
Crifi.  p.  376. 

(2)  Or  natif  en  petits  criftaux  oâaèdres  alummifonnes , 
d'une  ligne  ou  deux  de  diamètre.  EJf.de  Cri/l.p.390. 
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les  uns  fur  les  autres  ,  ou  ramifiés  en  façon  de 
dendrites  (3).  Ces  dendrites  d'or  natif  peuvent  être 
plus  diffindes  ,  mais  elles  ne  font  'pas  plus  régu- 
lières que  celles  qu'on  obtient  artificiellement  de 
l'or  le  plus  épuré  ,  foit  par  la  voie  humide ,  foit 
par  le  refroidiffement  lent  &  gradué  d'un  lingot 
de  ce  métal  en  fufion  (4).  Les  mines  HAbrud- 
banya  &  de  Boitça  en  Tranfilvanie  ,  font  celles  où 


(3)  Or  natif  en  petits  criilaux  octaèdres ,  implantés  les  uns  fur 
les  autre»  en  forme  de  réfeau  granuleux,  ou  en  petites  lames 
ramifiées  fur  du  q\\*nz',à'Jbrudbanya  en  Tranfiivanie.  Defcrip- 
tion  du  cabinet  d'Hifioirc  naturelle  de  M.  le  marquis  de***,  1780 , 
p.  a,  n9  3.  —  crifbUifé  en  dendrites  ou  en  lames  minces,  im- 
plantées fur  une  côte  longitudinale  en  forme  de  branche  de  pal- 
mier. Cet  or  ramifié  eft  accompagné  d'une  couche  d'or  natif  en 
grains  &  en  très- petits  criftaux ,  fur  une  gangue  quartzeufe  mi- 
cacée ;  de  Tranfilvanie.  l&id.  n*  4.  Or  natif  en  dendrites  ou  en 
très-petits  criftaux  oâaédres ,  qui  fe  ramifient  fur  une  gangue 
quartzeufe  mêlée  d'ocre  martiale  ,  de  Tranfilvanie.  Galois , 
CataL  1780 ,  n*  10.  Aurum  natipum  drufleum  forma  ferè  cryjlal- 
linâ  apparet  pun&ulis  feu  cryfiallis  minimU  iiitens.  Wall.  Min. 
lp.  402,  a\ 

(4)  On  voit  à  l'hôtel  de  la  Monnoie,  chez  M.  Tillet ,  Com- 
mîflaire  du  Roi  pour  les  eflais  &  affinages  du  Royaume  ,  de  très- 
beaux  régules  d'or  &  d'argent  criftallifés  en  dendrites  ou  en  ra- 
mifications compofées  de  très-petits  criftaux  octaèdres  implan- 
tés les  uns  fur  les  autres.  Comme  tes  offaidres  ramifiés  ne  mon- 
trent pour  i 'ordinaire  que  celle  de  leurs  pyramides  qui  termine 
chaque  rameau ,  nos  Chimiftes  n'ont  vu  dans  ces  criftaux  d'or 
que  des  pyramides  qaadraogulaires.  "L'or ,  dit  M.  de  Fourcroy  , 
»  eft  fufceptible  de  criftallifer ,  par  refroidiffement  9  en  pyramide* 
^quair  angulaires  :  c'efi  ainfi  que  Vont  obtenu  MM.  Tillet  cV  Mon- 
m  gei.  «  Leç.  éiém.  d'Hift.  nat.  &  de  Chim.  vol.  II ,  p.  253, 
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ces  criftaux  d'or  natif  ont  été  trouvés  en  plus 
grande  abondance  ;  quelques  Auteurs  en  citent 
même  de  forme  cubique  (5)  ;  mais ,  dans  l'or,  ainfi 
que  dans  l'argent  natif,  cette  dernière  forme  fe 
montre  moins  communément  que  l'oâaèdre  & 
fes  variétés. 

Variété  /.  L'oâaèdre  alongé  ou  à  fommets  cu- 
néiformes ,  de  manière  que  chaque  pyramide  offre 
deux  trapèzes  alternes  avec  deux  triangles  équi- 
iatéraux  (  PL  III9fig.  2  ). 

Je  poffède  un  groupe  de  criftaux  d'or  natif,  de 
Tranfilvanie ,  fur  lequel  cette  variété  fe  rencontre 
parmi  d'autres  petits  oâaèdres  d'une  régularité 
parfaite ,  &  même  avec  la  variété  fuivante. 

Variété  2.  L'oâaèdre  comprimé  de  manière  i 
n'offrir  qu'un  fegment  affez  mince ,  fous  la  forme 
d'une  lame  hexagone  '  à  côtés  alternativement 
grands  &  petits ,  ceinte  par  fîx  trapèzes,  linéaires 
en  bifeau  (  PL  III ,  fig.  ix  ). 


(5)  M.Brinnlcn,  dans  fes  Notes  fur  Cronftedt ,  dît  avoir  vn 
un  morceau  des  mines  de  Tranfilvanie ,  où  l'or  vierge  étokcrif- 
tallifé  en  cubes  de  ia  groffeur  d'un  petit  grain  de  chenevîs.  M. 
Palfas ,  dans  Ton  Voyage  de  ^Sibérie  (  vol.  II  ) ,  fait  auffi  mention 
de  cubes  lamelleux  d'or,  qui  fe  trouvent  aux  environs  de  Berefow. 
M.  Schmiedel  ,dans  fes  Figures  enluminées  dt  minéraux,  publiées 
à  Nuremberg  en  1753 ,  a  repréfenté  à  la  planche  XXX,  de  l'or 
natif  criftallifé  en  rhombes  i  mais  j'imagine  que  l'Auteur  a  pris 
pour  des  rhombes }  des  lames  triangulaires  oppofées  par  leur* 
baies* 
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Cette  lame ,  qui  peut  avoir  deux  lignes  de  dia-> 
mètre  »  fur  un  peu  plus  d'un  quart  de  ligne  d'épaif- 
feur  ,  eft  celle  que  j'ai  décrite  dans  mon  Effai  de 
Criftallographie  (6).  M.  le  comte  d'Angiviller ,  à 
qui  ce  criftal  appartenoit ,  a  bien  voulu  en  décorer 
ma  colleâion  ,  en  me  faifant  préfent  du  groupe 
où  je  Pavois  obfervé. 

VarilU  3.  L'oâaèdre  dont  chacune  des  faces 
fe  fubdivife  en  trois  plans  trapézoïdaux  ;  d'où  re- 
faite un  polyèdre  à  vingt-quatre  facettes  trapé- 
zoïdales (PL  IV ,  fig.  110). 

On  voit  à  Paris ,  dans  la  colleâion  de  M.  BefTon, 
un  groupe  de  petits  criftaux  d'or  natif,  de  Tran- 
fîlvanie,  entaffésconfufémentles  uns  furies  autres, 
&  qui  préfentent  cette  variété  prefque  aufli  régu- 
lière que  dans  le  grenat  trapézoïdal. 

Ce.  font  là  les  feules  variétés  déterminées  que 
j'aie  obfervées  dans  les  criftaux  d'or  natif,  de  Tran- 
filvanie.  Il  eft  bien  plus  ordinaire  de  rencontrer  ces 
criftaux  ramifiés  en  façon  de  dcndritts  (7) ,  ou  raf- 
femblés  çn  feuilles  minces  &  flexibles ,  dont  la 
fuperficie  eft  hériffée  de  petites  imincncts  triangu* 


(6)  Supplément,  p.  390.  Or  natif  en  petits  criftaux  odaédres 
groupés  confufément  les  uns  fur  les  autres.  Le  plus  grand  de 
ces  criftaux  eft  un  oâaèdre  comprimé  fous  la  forme  d'une  lame 
hexagone  dont  les  côtés,  alternativement  grands  &  petits,  ont 
leurs  bords  en  bîfeau.  Defcript.  dt  min.  p.  3 ,  n°  4* 

(7)  Voyez  ddeffus ,  p.  475,  note  3. 
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lairts  (8) ,  qui  ne  font  que  les  extrémités  ou  les 
angles  folides  des  petits  criftaux  dont  ces  lames 
font  compofées  ;  d'autres  fois  ces  lames  font 
parfaitement  liftes  (9)  ou  réticulées  (10)  ;  & 
elles  font  tantôt  pofics  de  champ  { 11) ,  tantôt/*- 
ptrficullcs  &  couchées  (12)»  ou  bien  diverfement 


(8)  AtiTum  natimm  foliium  braSeatum ,  lamtllit  fuptrficie  cryf- 
tallifaiA ,  cryjiallis  trigonis  oculo  non  aimato  probe  iignofceniis , 
tx  Abruibanya  in  Tranjifo.  Litoph.  Born.  I  «  p.  65.  —  foliiam 
braSeatum  lamtllis  maximis  ,  Superficie  cryflallifatâ  ,  cryjtaliis 
trigonis  pyrite  Jiillatitio  incruflatis.  Ibid.  II  ,p.  108.  Veftigia  cryf 
tallorum  auripyriti  incruftanti  quoque  imprejja  funt.  Ibid.  M.  Brb- 
nich ,  dans  fes  Notes  fur  Cronftedt ,  obferve  auffi  que  for  en 
feuilles  eft  prefque  toujours  criftaîlifé  à  fa  furface  ;  que  le^crif- 
taux  en  font  fort  petits ,  mais  qu'on  peut,  a  l'aide  de  la  loupe, 
diftinguer  leur  tonne  pyramidale  triangulaire.  Je  poflede  une  de 
ces  feuilles  d'or  natif  à  fuperficie  criflailifée  ,  détachée  de  fk 
gangue ,  de  Téreftian  en  Tranfilvanie. 

(9)  Au  ru  m  nativum  foliiam  bra&eatam,  lamtllis  majoribus  fm* 
perfkie politâ $  i  Trifiian  Tranfih.  Litoph,  Born,  I,p.65.  A*- 
rum  mtmbranactunu  Linn.  Syjl.  nat.  p.  151  f  n°  1 ,  «. 

(10)  —  braSeatum  lamtllit  elongatit  majoribat  rtùculaùs ,  ex 
AlruHnmya  Tranfih.  Litoph.  Born.  I ,  p.  65. 

(il)  —foliium  brâSteatum  lamellis  folitariis  ert&is,  minoribas, 
fparfim  quarto  ùdxmtis.  è  Fnfts  TranfU*.  Ibtd.1,  p.  64.  Or  natif 
en  feuilles  faillantes  ,  où  l'on  diftingue  les  éiémens  des  petits 
octaèdres  ou  cubes  qui  les  compofent  :  elles  font  entremêlées 
d'un  peu  de  quartz  blanc;  du  Pérou.  Gafois,  CataL  1780,1V»  1 
&  8.  Or  natif  en  feuilles ,  où  les  pointes  des  petits  câaèdres 
qui  les  compofent  fo  nt  encore  plus  fenfibf  es.  Ces  feuilles  s'ilèpeat 
fur  un  kncifs  rougeâtre  mêlé  d'ocre  martiale  ;  d' Abrudbanya  en 
Tranfilvanie.  Ibid,  n°  9. 

(12)  Aurum  nativum  fuperficiale,  in  tenuioribut  lamtllis  fin 


inclinées  fur  la  roche  quartzeufe  qui  leur  fert  de 
gangue.  L'or  natif  fe  rencontre  auffi  difperfé  dans 
les  mêmes  gangues  en  petits  grumeaux  de  figure 
indéterminée  (i  3) ,.  ou  bien  il  s'élève  à  leur  fuper- 
ficîe  fous  la  forme  de  pointes  &  de  rameaux  con- 
tournes (14)  »  plus  ou  moins  longs  &  fou  vent  très- 
déliés  (15).  Celui  qu'on  trouve,  foit  en  filets  ca- 
pillaires ,  foit  en  petites  lames  contournées ,  paroît 
devoir  fon  origine  à  la  décompofition  des  pyrites 


membranis ,  è  Sièeria.  Wall.  Min*  fp.  402 ,  e.  —  braSeatam  lamellis 
majoribus  quartxp  inharentibus  3  i  Boitra  Tranfllv.  Litoph.  Born. 
1 9  p.  64*  —  folidum  braSteatftm  lamellofum  in  pyrite  arfenicali,  è 
Radlik  ai  Eula  Boh.  Ibid.  II ,  p.  108.  —  jblidum  fuperficiale  ,  è 
Zillerthal  Tyrolis.  Ibid.  I,  p.  64.  Or  natif  en  petites  lames  fu- 
perficielies  fur  un  kneifs  rougeâtre ,  de  la  grande  montagne  de 
Kirnick  pré*  d'Abrudbanya  en  Tranfiivanie.  Forft.  Catal.  1780, 
n*  1421.  Or  natif  en  feuilles  fur  du  quartz  mêlé  de  blende  &  de  ga- 
lène, de  Boit{a  en  TranOIvanie.  Ibid.  n°*  1422  &  1424. 

03)  Or  natif  en  feuilles  &  en  pointes  fur  du  quartz ,  de  Chrenv 
nitz  en  Hongrie.  Defcrigt.  de  min.  p.  1,  n°  i.Deux  morceaux 
d'or  natif,  l'un  en  pointes,  l'autre  en  grumeaux,  fur  du  quartz  ; 
du  Pérou.  Ibid.  n°  2.  Or  natif  en  grumeaux  épars  çà  &  là  avec 
marcaffite  cumeufe,  dans  du,  quartz ,  de  Sumatra.  Daviia,  Cat. 
II,  p.  581, 11*702. 

(14}  AuTum  nativum  germinans.  Wall.  Min.  fp.  402,  c.  Auri 
nudifÙum  crajfius,  quodè  fuperficie  terra  ercrevijfè  fabulantur ,  ai 
Aniras  falva  Hun  g.  fup.  Litoph.  Born.  I ,  p.  65.  Aurum  tapiU 
lare  dendroides ,  ex  Abrudbanya.  Ibid.  p.  64* 

(15)  —  capillare  capillis  brevijfimis  è  quarto  prominentibus , 
ai  Chremnitx  &  ad  Schemni^  Hung  inf.  Ibid.  I,*p.  64;  &  II  , 
p.  107.  —  capillis  longioribus.  Ibid. 
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aurifèresquifouventfciccompagnent(i6).  Ce  qu'il 
y  a  de  certain  ,  c'eft  que  Tor  natif  fe  montre  fou- 
vent  en  grains  ou  en  petits  points  btillans  (17), 
dans  la  mine  de  fer  hépatique  en  cubes  fines,  de 
Sibérie  (18),  qui  provient  de  la  décompofition 
d'une  pyrite  aurifère  de  même  forme  (19).  Enfin 
l'or  natif  pejit  auffi  fe  trouver  en  maffes  informes 
plus  ou  moins  confïdérables  (20)  :  tel  eft  celui  qui 

(16")  Qr  natif  en  lames  minces  &  en  filets  capillaires,  raffem- 
blés  en  mafle  dans  une  jçangue  quartzeufe  &ferrugineufe  mêlée 
de  pyrite  aurifère ,  de  Boitp  en  Tranfilvanie.  Cet  or  capillaire 
paroît  être  le  produit  de  la  décompofition  d'une  partie  de  la  py- 
rite fur  laquelle  il  fe.  rencontre.  Defcription  du  Cabinet  de  M.  It 
Marquis  de***,  1780 ,  n°  5  —  en  feuilles  minces  fur  une  gangue 
ferrugineufe ,  mêlée  d'un  peu  de  pyrite  non  décompofée;  de 
Hongrie.  Ibid.  n°  7.—  en  lames  fur  du  quart^  mêlé  de  pyrite  au- 
rifère, de  Hongrie.  Ibid.  n«  6.  —en  paillettes^  en  perites 
feuilles,  dans  une  mine  de  fer  hépatique  cellulaire,  f*p*£WjÊ  j 

de  ia  décompofition  d'une  pyrite  aurifère  mêlée  de  quartz  >4ft  . 
Pérou.  Gafois,  Catal.  1780 ,  nQ  5. 

(17)  Aumm  nativum  granulare ,  ia  granis  cY  ptf*8*Us  rn'uto- 
nhus  reperitur  lapidibus  infperfum,  Wall.  Min*  fp.  402,  h, — wr- 
dumfolidum  grqnulatum  in  argento  rubro,  è  Boitça  Tranfilp.Lito^h. 
Born.  II ,  p.  108. 

(18)  Or  natif  en  petits  grains  épars  dans  une  mine  de  fer  hé- 
patique criftallifée  en  cubes  ftriés  fur  toutes  leurs  faces,  &  cel- 
lulaires dans  leur  intérieur;  des  environs  de Catharincbcurgca 
Sibérie.  Dcfcript.  de  min.  p.  2 ,  nfl  3.  Voyez  Forlt.  Catal.  1780, 

.nos  1426  &  1427.  , 

(19)  Voyez  les  mines  de  fer,  ci-deflus,  p.  269 &  foîv. 

(20)  Aumm  nativum  folidum*  Linn.  Syjl.nat.  p.  751 ,  n*  1 >  0; 
Wall.  Min.  fp.  402 ,  a. 

On 
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nous  vient  du  Pérou  dans  des  gangues  quartzeufes, 
ou  dégagé  de  ces  mêmes  gangues  (21). 

[Bl    En    Mine    ancienne. 

*•       • 

Espèce    î  L 

\  m 

Mine  d'or  fulfureufe ,  ou  pyrite  aurifère. 

Autuïïi  fulphure  mineralifatum  mediante  ferro.  Pyrites  aureus* 
Cronft.  S-  *66  *  1 V  *•  "*—  fripa***  >  ferro  &  cum  velflne  cupro 
mineralifatum  ,  minera  pyriticofa  flava  vel  viridefcens,  Walf. 
Min»  1778,  fp.  403.  — mineralifatum  pyritâ,  Linn.  Syft.  nat* 
1768»  p.  152?  nç  2.  —  larvatum.  Scop.  Princ  min.  §.  292. 
— fulphuri  ope  ferri  vel  alius  metalli  adunatum.  Bergm.  Opulc. 
H  ,  p.  409  &  492  ;  Defcr.  de  min.  p.  3 ,  efp.  II  ;  Sage,  Elém. 
de  Min.  U ,  p.  351 ,  efp,  H  ;  Démette ,  Lettres ,  Vol.  II ,  p.  465, 
cfp.U. 

On  défigne  aînfi  l'or  imerpofé  dans  la  pyrite 
martiale  ou  cuivreufe ,  foit  qu'il  s'y  trouve  àl'éta'^ 
métallique ,  foit  qu'il  y  foit  minéralifé  avec  le  fou- 
fre  par  l'intermède  du  fer.  Il  s'y  rencontre  en  effet 
dans  ces  deux  états ,  &  dans  des  proportions  plu* 
ou  moins  considérables ,  rrçais  qui  ne  vont  jaroais] 
jufqu'à  modifier  la  forme  de  la  pyrite,  ou'mar~ 
w  *,       ■  n  1 1 1    1 1         -.-.... ....     ■  1    1  -  ■  -  1    •  î  1  i. 

(21)  Un  très-beau  morceau  d'or  natîf  fofide  du  l*éroiu  I!  ne 
contient  qu'une  fort  petite  portion  du  quartz  auquel  il  adhtî- 
roit  9  &  pcfe  4  onces  6  gros  &  demi.-  Davifa ,  Catal.  II  *,  p.  58 t  , 
nQ  701.  Or«natif  en  partie  dégagé  de  fa  gangue  de  quartz,  fur 
laquelle  if  s'élève  en  forme  de  petit  arbrifleau ,  du  Pérou.  Def> 
cription  du  Cabinet  de  M,  le  Marquis  de*  *  * ,  n°  2. 

Tome  III.  Part.  III.  Crijl.  met  ait.  H  h 
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caflîte  qui  le  contient  :  c'eft  ainfi  que  Torfe  trouye 
en  Smolande ,  dans  la  pyrite  cubique  liffe  (22)  ;  en 
Sibérie ,  dans  celle  en  cubes  ftriés ,  êcdans  la  mine 
de  fer  hépatique  qui  en  provient  (23)  ;  à  Maria- 
Loretto  près  de  Faccbaj  en  Tranfilvanie  ,  dans  la 
marcaffite  dodécaèdre  à  plans  pentagones  (24)  ; 
à  Schemnitz ,  dans  la  pyrite  granuleufe  (25)  ;  & 


(13)  Habitat  in  pyrita  eubico  Smlanti*.  Linn.  Syf.  mu 

(23)  Voye*ci-deflus ,  p.  271  »  notes  173 ,  174  &  175.  On  vient 
de  découvrir  à  la  Gardette  près  du  bourg  d'Oifan  en  Dan- 
phiné ,  de  l'or  natif  en  paillettes  &  en  feuilles ,  fur  une  mine  de 
fer  hépatique  qui  provient  de  la  décompofition  d'une  pyrite 
aurifère  en  petots  cubes  ftriés,  dont  la  gangue-eftle  quart*.  Te» 
ai  reçu  deux  échantillons  de  M.  Schreiber ,  Direâeur  des  mines 
d'Allemont.  L'un  de  ces  morceaux  contient ,  outre  l'or  natif  & 
ia  pyrite  cuivreufe,  un  petit  cube  de  marcaffite  très -éclatant, 
dont  les  ftries  font  difpofées  comme  dans  celles  de  Sibérie. 

(14  Pyrite  aurifère  folide  êc  criftaîlifee  en  dodécaèdres,  de 
Hiarw-Lor«rft).  Elle  rend  depuis  fix  jufqu'a  dôme  fc  trene 
«arcs  d'or  par  quintal.  Forft.  CataL  1780 ,  n°»  1408-1430.  Pla- 
teau de  pyrites  aurifères  dodécaèdres  à  plans  pentagones,  en- 
tremêlées de  petits  criftaux  à  deux  pointes  de  fpath  calcaire  py- 
ramidal, de  la  même  minière.  Ibii.  n°  1433. 

(25)  Mine  d'or  pyriteufe  compofée  d'un  amas  de  petits  grains 
chatoyans*  arrondis  ou  polygones,  dans  îe  quart x,  de  Schem- 
nit\  en  Hongrie.  Defcripu  de  min.  p*4,n*  2.  Pyrite  granuleufe 
aurifère,  fur  le  quartz  criftallifé  ,  de  Nagyag  en  Tranfilvanie. 
Forft.  CataL  1780,  n°  1456.  Zinopel  ou  fînople,  tnélé  de  ga- 
lène ,  de  blende  &  de  pyrite  aurifère  ;  de  Schcmnita.  IM* 
n*  i45a« 
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enfin  dans  la  pyrite  informe ,  à  Mdelfors  en  Smo- 
lande  (26). 

L'or  peut  auffi  fe  rencontrer  pareillement  inter- 
pole ou  minéralifé  dans  la  pyrite  arfenicale  (27) , 
Varfenic  tefiacé  (28) ,  le  réalgar  (29) ,  dans  les 
mines  (Tanrimoine{$6) ,  dans  la  Blende  (3 1) ,  le  kup. 

(26)  Mine  d'orpyriteufe,  ou  pyrite  cuivteufe  informe  tenant 
ojf,  dans  une  pierre  talqueufe  grife  mêlée  de  fpath  calcaire  % 
d9JEdelfors,  paroiffe  d'Alfeda  en  Smolande.  Defcript.  de  minm 
p.  4  ,n*  3.  —  dans  la  pyrite  martiale  informe,  de  ScAcmnit^ça 
Hongrie.  Ibid.  n9  1. 

(&])  Aurum  ferro  cV  arfenico  fulphurato  minerait  fat  uni  texturâ\fila- 
mentofâ  flaifefcente ,  facie  argenti  arfenicalis ,  ad  Nagyag  Tranfih. 
Litoph.  Boni.  I ,  p.  96.  Mine  d'or  arfenicale  ;  or  minéralifé  avec 
l'arfeniç  par  l'intermède  du  fer.  Sage,  Elim.de Min.  II,  p.  357  , 
efp. IV. Mine  d'or  fulfureufe  &  arfenicale,  de  Nagyag en  Tran- 
JHvanie.  Forft.  Cotai.  1780,  n°*  1435-1444. 

(a8)  Aurum  larvatum  in  arfenico  teftaceo ,  adStani\a  Traa/llp. 
Litoph.  Born.  I,  p.  67.  Arfenic  teftacé  tenant  or,  de  Nagyag  en 
Tranfilvanie.  Defcript.  de  min.'p.  6,  efp.  III,  nQ  1  ;  Sage,  Elénu. 
de  Min.  vol.  II,  p.  358.  Régule  d'arfenic  natif  tenant  or.  Dé- 
mefte,  Lettr.  vol.  II,  p.  469 ,  efp.  m.  Voyez  Forft.  CataL  1780, 
n<*  1445  &  1448. 

(219}  Aurum  mineralifatum  fandaraca  mixtum,  è  Nagyag.  Litoph  ; 
Born.  II ,  p.  108.  Soufre  arfenical ,  ou  réalgar  tenant  or,  dans 
une  gangue  quartzeufe,  de  Nagyag.  Forft.  Cotai.  1780,  n"868- 
«71. 

(30)  Aurum  mineralifatum  mediante  antimonio.  Brinnïch  ad 
Cronft.  —  antimonio  mineralifatum ,  è  Nagyag  Tranfdv.  Litoph. 
Born.  I ,  p.  68.  —  antimonio  plumofo  intenextum.  Ibid.  II 9 
p.  108.  —  larvatum  in  antimonio  ,  ad  Magurka  Hun  g,  inf.  Ib!d# 
I,  p.  6&*  L'or  s'extrait  de  ce  dernier  par  le  fimpie  lavage. 

(31)  Aurum  fulphure  mineralifatum  médian  te  linco  &  ferra  aut 
ergento.  Cronft  $•  166,  1 ,  c.  —  mineralifa'um  pyritâ  in  lineo 

Hhij 
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fernickel  (32) ,  le  cinabre  (33)  ,  la  mine  de  cuivre 
tenant  argent  (34) ,  dans  les  mines  d'argent  rouges 
&vîtreufes  (35),  la  galène  (3 6),  la  molybdène  (37), 

fttrili,  Schemnit\iL  Linn.  Syfi,  nat,  p.  152,  n*a.  Pfeudo-galen* 
eu  ri  fera.  Wall.  Mi/7.  1778 ,  fp.  405.  Aurum  larvatum  in  pfeado- 
gattnâ ,  ai  Boityi  Tranfilv,  Litoph.  Born.  I ,  p.  67.  —  pfeudo- 
galenâ  rubefeente  mintralifatum,  ai  Nagyag.  ibid.  p.  69  ;  Dtf- 
cript,  de  min.  p.  4^  n°»  4  &  5. 

(32)  Tels  font  les  Tcupfernîckeîs'de  Biber  en  Heffe  &  d'Al- 

lemonten  Dauphiné.  Voyez  ci-deflus  ,  p.  142. 

(33)  Aurum ifulphure  mintralifatum  meiiante  mercurio.  Cronft. 
§.  166  ,  I ,  b.  —  mintrali  fatum  pyritâ  cV  hyirargyro  cinnabari 
Utingaria.  Linn,  Syjl.  nat,  p.  152  ,n°  2.  Cinnabaris  auriftra.  WaJL 
JVf//7.  fp.  404,  Aurum  larvatum  in  hyirargyro  mineralifato ,  è  Si- 
glisberg  ai  Schemnii  Hun  g*  inf.  Litoph.  Born.  I ,  p.  68.  Mine 
d'or  ronge ,  ou  cinabre  tenant  or ,  dans  du  quartz  carié  blanc;  de 
Hongrie.  Defcript,  it  min,  p.  6 ,  ng  16. 

(34)  Aurum  mintralifatum  meiiante  pyritâ  eupri  cum  argtnto. 
Brinnich  ad  Cronft.  —  larvatum  in  minera  cupri  cinereâ ,  ai  Sa' 
iatnam  Tranfilv,  Litoph.  Born.  I ,  p.  68.  — in  minera  argenti  «"- 
ntreâ,  ai  Kapnick  Tranfifo*  Ibid*  —  in  minera  argenti  alèi,  ad 
Chremnix  Hun  g.  i/i/.Ibid*  —  minera  argènti  cinereâ  minerait fiatm» 
ad  Nagyag  Tranfilv.  Ibid. 

(35)  Aurum  mintralifatum  meiiante  minera  fiortnoram  nbrL 
Brinnich  ad  Cronft.  - —  larvatum  in  minera  argenti  rubrâ  Schtm- 
nixii  cV  Cremniiii  Hun  g,  infer.  Litoph.  Born.  I,  p.  68  —  in  mi- 
nera argenti  fragili ,  ai  Schcmnix*  Ibid.  —  in  minera  argenti  «- 
treâ ,  ai  Cfertes  Tranfilv.  Ibid. 

(36)  Aurum  mineralifatum  meiiante  galenâ  cubicâ  argenttferL 
Brinnich  ad  Cronft.  —  larvatum  in  plumbo  mineralifato ,  èSigÛf- 
btrg  ai  Schemniti*  Litoph.  Born.  I,  p.  68.  —  in  galenâ  ptumbi, 
è  Nagyag  Tranfilv,  Ibid.  II ,  p,  108.  —  galenâ ,  ferro  £*  parti* 
cuits  polatilibus  mintralifatum,  Ibid.  p.  68  ;  fie  Scop.  Ann.  HHL 
natur.  IV,  p.  107. 

C37")  Aurum  molybianâ  mineralifatum  ,  è  Nagyag  Tranfib^ 
Litoph. Hptn.  1 , p. %6%—ad#imezembajHung.fup>  Brinnicb. 
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&  même  dans  différentes  roches  primitives  ou 
fecondaires  (38)  ,  d'où  on  le  retire  à  l'aide  du 
boccard  &  du  fimple  lavage ,  lorfqu'il  n'eft  point 
minéralifé  ;  mais,  dans  le  cas  contraire ,  an  a  recours 
à  divers  procédés ,  fuivant  la  nature  du  minéral 
auquel  il  eft  uni. 

{€]   En  Mine  secondaire. 

• 

L'or  ne  fe  trouvant  point  dans  la  Nature  à  l'état 
de  chaux ,  ce  métal  n'a  point ,  à  proprement  par- 
ler, de  mine  fecondaire  ;  mais  on  peut»  &  l'on  doit 
même  regarder  comme  un  or  n^tif  de  formation 
fecondaire ,  celui  qui  réfulte  de  la  décomposition 
fpontanée  des  pyrites  aurifères ,  &  qui  fe  trouve  f 
foit  en  filets  capillaires  ,  foit  en  petites  lames  con- 
tournées ,  en  grains  ,  &c.  dans  les  réfidus  de  la 
décompofition  de  ces  pyrites.  Voyez  ci-deffus 
l'efpèce  1»  p.  482. 

\JX\     A     L'  ÉTAT     SALIN. 

Voyez  dans  la  première  partie  lès  combinaifons 
artificielles  de  l'or  avec  les  diveis  acides ,  &  fur** 
tout  avec  l'eau  régale; 


•««•M^ 


(38)  Aurum  larvatum  ftn  granulatum  nativum^  in  mineris  6* 
faxis  lattns  lavando  eduetndum.  Litopb.  Born.  I ,  p.  67.  —  in 
faxo  mttallifero  galend  intertexto ,  i  monùbus  ad  Borkara  Tranfûv. 
Ibid.  U ,  p.  108.  —  in  faxo  è  fleatite  &  mic4  compofuo  fijfili ,  ad. 
ZilUrthalTyrolis.  Ibid.  I ,  p.  66. 

H  h  uj 
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[E]  En  Mines  de  transport. 
E  s  p  à  c  e     III. 

Terres  &  fables  aurifères. 

Aurum  nuium  velvefùtum ,  iivtrfo  colore,  terra  velarenis  inharexs. 
Aurum  folutum.W*XL.  Min.  1778,  fp.  406.  Arena  mttallic*. 
aurL  Arena  aurifera.  Ejufd.  1772,  p.  uo.  Arena  auri  diffbr- 
mis.  Lmn.  Syfl.  nat.  1768  ,  p.  198 ,  n*  12.  Aurum  natipum  fa- 
tum. Cronft.  §.  *^5  ?  4*  —  nuium  fiuviatile  particulis  minimis 
&  majoribus.  Litoph.  Born.  I ,  p. 65 ,  &  ibid.  II,  p.  108. 

Ce  n'eft  encore  ici  que  de  Y  or  natif,  fous  la 
forme  de  paillettes  ifolees($y)  ,  de  grains  arrondis 
ou  émoufles  (40) ,  de  pépites  ou  petites  mafles  fo- 
lides  ôefans  gangue  (41),  lequel  fe  trouve  répandu» 

*»— ».  ■    .        ■    1  mi  — ^^    il  il        .  i  i  -»  i        i  i  il  i  i       — ^— 

(39)  Or  en  grains  &  en  paillettes ,  te!  qu'on  le  recueHfe  dans 
les  rivières  en  plufîeurs  endroits  de  l'Amérique.  Davila,  CataL 
11  î  P-  587  9  n°  732-  °r  en  paillettes ,  de  Timbiqui  dans  la  pro- 
vince du  Choco.  Cet  or  eft  du  titre  de  33  karats.  Ibid.  n*  733. 
Sable  très-fin  tenant  or,  argent  &  bifmuth*  On  le  trouve  Ans 
la  rivière  d'Orbeyran  &  dans  celle  d'Arve  auprès  de  Genève* 
Defiript.  de  min,  p.  3 ,  nQ  5. 

(40)  Or  en  petits  grains ,  mêlé  avec  un  fable  rouge  très-fin, 
du  Sénégal.  Davila,  CataL  II,  p.  587 ,  n*  731 , 5.  —  en  grains 
fphériques  &  en  paillettes ,  de  la  province  de  Quito*  lbil>  n*  734* 
—  en  grains  fphériques,  en  feuilles  &  en  paillettes,  de  la  ri- 
vière de  Tola  en  Amérique.  IbiL  n*  736* 

(41)  Or  en  pépite  de  la  grandeur  8c  de  la  forme  d'une  amande, 
trouvé  à  Choqutcamata  dans  la  province  de  los  Charcat  au  Pé- 
rou, IbiL  p.  584,  n*  721.  Pépite  d'or  vierge,  ou  or  natif  en 
mafle  roulée,  mêlée  d'un  peu  de  quartz;  du  Pérou  :  du  poids 
de  a  onces  5  gros.  Defcription  du  Cabinet  de  M.  le  Marquis  ***% 
1780,  n*  1. 
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difperfé  dans  le  fable  des  fleuves  &  des  rivières  (42), 
où  il  a  été  tranfporté  par  les  eaux  qui  l'ont  décaché 
des  montagnes  où  fes  mines  fe  rencontrent*  Il  y  a 
lieu  de  croire  qu'il  provient  en  partie  de  celles  où 
les  pyrites  aurifères  décomposées  ont  laiffé  l'or 
qu'elles  contenoient ,  en  molécules  non  adhé- 
rentes ,  &  par  là  plus  faciles  à  entraîner  par  les 
eaux  des  fources  &  des  torrens  ;  mais  celui  qui 
eft  en  grains  &  en  pépites ,  paroît  avoir  été  dégagé 
des  roches  primitives  qui  lui  fervoient  de  gangue  » 
par  le  choc  &  les  frottemens  multipliés  que  les 
débris  de  ces  mêmes  roches  ont  éprouvés  depuis 
leur  déplacement. 

On  feroit  auffi  tenté  de  regarder  comme  une 
mine  de  tranfport ,  la,fubftance  métallique  particu- 
lière que  nous  recevons  des  provinces  Espagnoles 
de  l'Amérique  méridionale  ,  fous  le  nom  de  pla- 
tine ou  d'or  blanc  (43).  Cette  fubftance  en  effet  ne 

(42)  M.  Treltlmger ,  dans  une  tbéfe  qui  a  pour  titre ,  De  Au- 
wilegio  préteipaè  in  Rheno,  &c.  Argentor.  1776,  //1-40 ,  compte 
fbîxante-quinze  rivières  aurifères  en  Europe,  dix  en  Afie  >  une  en 
Afrique  &  deux  en  Amérique,  dont  ii  donne  le  détail  &  les  noms.. 

(4-0  Pktina  del  Pinto.  Scheffer ,  Mém.  de  l' Acad*  de  Stockn. 
ann.  1752, p. 269; Lewis,  Tranfad.  philof,  1754,  voLXLVliï; 
CronfL  Min.  J.  179.  Plaziattm  feu  metkllum  album,  rigidum* 
fubfragile  ponderofijpmum.  Linn.  Syft.  nat.  1 768 ,  p.  151.  Platina  ; 
aurum  album.  Wall.  Min.  1778 ,  $.  142.  P latin um  nudum  conf- 
taas  grandis  albicantibus  fubduSilibtts.  Scop.  Princ.  min.  $•  231» 
&  232.  Platina  naùpa»  Bergm*  Opufc.  Ii ,  p.  41^  &  49 u  Platina 
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nous  eft  encore  parvenue  que  fous  la  forme  de  petits 
grains  anguleux ,  moufles,  applatis ,  doux  au  tou- 
cher ,  d'un  blanc  livide ,  mêlés  de  paillettes  d'or , 
de  petits  grains  de  quartz  &  de  fable  ferrugineux 
noir  attirable  à  l'aimant  (44)  ;  mais  le  mercure , 


in  granis ,  è  rie  di  Pinto  America.  Litoph.  Born.  I ,  p.  85  ;  Dtfcr. 
ie  min.  p.  7 ,  efp.  IV ;  Sage,  Elim.  de  Min. II ,  p.  359 ;  Démette, 
JLettrts,  vol.  II ,  p.  469  &  455,  note  1.  Cette  fubftance  métal- 
lique fe  rapproche  de  l'or  par  fa  pefanteur  fpécifique  ,  fa  diflb- 
luLilité  dans  l'eau  régale ,  &  fa  fixité  dans  le  feu  ;  mais  elle  an 
«diffère  par  l'extrême  difficulté  qu'on  éprouve  à  la  mettre  en  fu- 
lion,  par  fa  dureté,  fa  rigidité,  fa  couleur,  &  quelques  autres 
propriétés! 

(44)  Defcription  de  Minéraux ,  p.  8,  n#.  1.  Un  bocal  conte- 
nant de  l'or  en  paillettes  mêlé  avec  de  la  platine ,  du  fable  noir 
ferrugineux,  de  petitsfragmens  de  quartz  tenant  de  l'or  natif, 
•&c.  Cet  or,  ainfi  mélangé,  fe  trouve  dans  les  mines  du  Peroir. 
JDavila,  Çatal.  vol.  II ,  p.  $è ,  n°  741.  M.  de  Buffbn  a  avancé  , 
(  SuppU  à  l'Hift.  nat.  tom.  II ,  p.  5)  »  que  la  platine  pourrait 
"bien  n'être  qu'une  matière  ferrugineufe  plus  condenféf  &  fpd- 
»»  cifiquement  plus  pefante  que  le  fer  ordinaire ,  intimement  unie 
*»  avec  une  grande  quantité  d'or.  «  Mais  ce  qui  détruit  cette 
conjecture ,  c'eft  que  je  polTéde  un  culot  de  platine  fondue  par 
feu  M.  de  Plfle  ,  &  plulieurs  lames  de  cette  même  platine  ap- 
platie  fous  le  marteau,  qui  n'ont  pas  la  moindre  action  fur  le 
barreau  aimanté;  ce  qui  prouve  que  tout  le  fer  qui  fe  trouve 
interpofé  dans  la  platine  en  grains ,  peut  en  être  féparé  par  fta- 
termède  du  fel  ammoniac ,  ainû  que  le  pratiquoit  M.  de  rifle. 
M.  de  la  Métherie  regarde  les  grains  noirâtres  de  la  platine 
comme  des  portions  ferrugineufes  qui  ont  fubi  l'autan  du  feu, 
6*  ont  perdu  leur  ga%  ;  &  il  penfè  que  l'augmentation  de  poids  que 
celles-ci  acquièrent  ,  influe  fur  la  pefanteur  fpécifique  de  la  pla- 
tine. »»  Ceci ,  dit -il  enfuite,  pourra  paroître  une  probabilité  à 
»»  ajouter  à  l'opinion  des  Savans  a  qui  croient  que  cette  fîngu- 
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dont  il  eft  rare  que  la  platine  ne  (bit  point  mé- 
langée (45) ,  a  fait  préfumer  à  M.  Bergman ,  que 


»»lière  fub ftance  n'ejl  quun  mélange  d'or  &  de  fer.  On  n'a  pu  , 
»>il  eftvrai,  opérer  jufqu'ici  cet  alliage;  mais  cène  fauroitêtre 
m  uneraifon  d'en  nier  la  poffibilité  pour  Tes  Chimiftes  ,  qui  Pavent 
»  trop  aujourd'hui  combien  ce  qu'on  appelle  un  tour  de  main 
>»eft  difficile  à  faifir.  ««  Journ.  de  Phyf.  novembre  1782,  p.  364/ 
Quelqu'un  m'a  allure  que  M.  Woulf ,  célèbre  Chimifte  An- 
glois,  étoit  parvenu  à  faire  de  la  platine  abfolument'femblabïe 
à  celle  qui  nous  vient  du  Pérou.  Quoi  qu'il  en  foit ,  le  métal 
blanc  cV  fragile  obtenu  par  Brandt ,  d'une  longue  digeftion  de  l'or 
avec  le  mercure ,  eft  l'alliage  connu  qui  a  le  plus  de  rapport 
avec  la  platine. 

(45)  s  M.  Aîftroemer  ,  dit  M.  Bergman ,  me  donna,  il  y  a 
"pluûeurs  années ,  environ  quatre  livres  de  platine,  qu'il  avok 
"apportée  lui-même  d'Efpagne,  &  avec  laquelle  j'entrepris 
"plufieurs  expériences;  mais,  comme  je  reconnus  qu'elle  avoit 
»  été  amalgamée  ,  je  tiîflVrai  de  publier  mes  remarques ,  dans 
>»  l'efpérance  d'en  trouver  qui  n'eût  point  été  altérée  par  la  tri~ 
ttturation  avec  le  mercure.  Je  crus  ce  deiir  rempli,  lorfqu'en 
99  1774  je  vis  arriver  à  Upfal  deux  Efpagnols  qui  venoient  d'A- 
>»mérique.  Ils  me  donnèrent  de  la  platine  ,  qu'ils  m'affurèrent 
99  être  telle  que  la  Nature  la  produit.  Mais  ma  joie  fut  courte  ; 
»  car,  en  ayant  mis  quelques  lots  (une  demi -once)  fur  le  feu, 
ft  dans  une  cornue ,  le  mercure  fi  fublima  cY  fe  dépofa  dans  le  col. 
m  Comme  j'attendrois  peut-être  vainement  de  la  platine  telle 
»  que  je  la  délire ,  je  me  décide  à  donner  maintenant  mes  re- 
m marques,  qui,  par  les  expériences  dont  elles  font  appuyées, 
»y  peuvent  donner  quelque  nouvelles  lumières  fur  l'hiftoire  de 
99  l'or  blanc.  «  Bergm.  Mémoire  fur  la  Platine ,  inféré  dans  le 
Journal  de  Pbyfîque  ,  janvier  1780 ,  p.  38  &  fuiv.  ;  &  dans  fes 
Opufcules,  vol.  11,  p.  166-183.  Refiduum  ab  amalgamate  auri  , 
hinc  ///«</(  platînum  )  quod  ad  nos  vtnit ,  raro  purum  eft.  Scop* 
Princ*  nun.  p.  170;  Sage,  Elém.deMin.\oU  U,  p.  36a 
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la  forme  liffe  &  applaôe  de  ces  grains ,  alnfi  que 
leur  magnétifme  ,  pouvoient  provenir  de  la  tritu- 
ration qu'on  lui  fait  éprouver  fous  la  meule  de  fer 
dont  les  Efpagnols  fe  fervent  pour  féparer  For  par 
l'amalgame  (46).  En  fuppofant  donc  que  \aplatvu 
foit  un  produit  de  la  Nature ,  on  peut  Hire  que 
fon  état  naturel  &  primitif  nous  eft  encore  inconnu, 

(46)  »La  force  magnétique  du  fer  dans  la  platine  ,  Tient 
«vraifemblablement  ,  dit-I,  de  la  trituration  qu'on  lui  ait 
w  éprouver  dans  la  meule  de  fer  pour  féparer  l'or  par  l'amai- 
»  game  :  c'eft  au  moins  de  là  que  vient  le  mercure  qui  s'y 
»  trouve.  «  H  arrive  peu  de  platine  en  Europe,   qui  n*ak 

paffé  par  cène  meule,  m  Suppléai,  au  Jour*,  de  Pkyf.  1778, 
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A. 

A.  cide,  regardé  comme  un  des  quatre  principes  fecondaires 
ou  chimiques ,  1, 10.  Concourt ,  avec  la  bafe  qui  le  neutra- 
life ,  &  la  figure  des  criftaux ,  25  &  fuir.  Regardé  jufqu'à  pré- 
fenc  comme  îndécompofable ,  31.  L'acide  pur  eft  incriftaili- 
fabfe;  mais  fans  lui,  point  de  crifraiihation ,  107.  Primitif  ou 
élémentaire  ,  voyez  Acide  phofphorique.  Celui  qu'on  retire  des 
calculs,  de  la  faune  &  de  la  foie,  eft  analogue  à  l'acide  du 
fucre,  113. 

ACIDE  ac&TETJX  ou  du  vinaigre ,  1 ,  117.  Figure  de  fes  criftaux, 
118.  Ses  combinaifons  avec  différentes  bafes ,  224  &  /**>. 

AciDB  b'acâtoselLB  ou  àfofcille;  fes  différentes  combinai- 
fons,1, 193  6Vyi»V. 

ACIDE  aérien  ou  atmofphériquu  Voyez  Acide  méphitique.  Le 
véritable  acide  aérien  eft  V acide  igné.  Voyez  ce  nom. 

Acide  animal  ,  eft  une  modification  de  l'acide  phofphorique 
ou  untverfel ,  1 ,  109.  Ses  combinaifons  avec  différentes  bafes, 
158  cV  fuiv. 

Acides   animaux  empyreumanques  ,  tels  que  l'acide  des 

fourmis ,  du  lait ,  du  beurre ,  de  la  graine ,  &c.  1 ,  112.  Leurs 
combinaifons  avec  différentes  bafes,  voyes  Acides  formula, 
—  fébacée,8cc. 


49i  Table 

Acide  ARSENICAL,  I,  121.  Ses  rapports  avec  l'acide  àa 
phofphore,  122, 134 ,  256 ,  258.  Ses  combinaifons  avec  diffé- 
rentes bafes,  250  cV  fuiv.  Ne  fe  dépouille  jamais  entîéremeat 
de  la  bafe  terreufe  métallique  avec  laquelle  il  conflitue  l'ar- 
fenic  ,  260,  261.  A  plus  d'affinité  avec  le  phiogiftique,  que 
l'acide  même  du  phofphore,  261.  Voyez  Arfenic. 

Acide  du  benjoin,  1, 118.  Figure  de  cet  acide  concret, 
119.  Ses  combinaifons  font  peu  connues,  233. 

Acide  du  borax  ,  1 ,  120.  Paroît  être  une  modification  de 
l'acide  animal,  ibid.  Figure  de  cet  acide  concret,  121.  Ses 
combinaifons  avec  différentes  bafes ,  240  &  fuir. 

Acide  crayeux  ,  voyez  Acide  méphitique. 

ACIDE  ÉLÉMENTAIRE  ou  primitif,  voyez  Acide  pAofpàoriqm 
ou  de  la  lumière» 

Acide  étbéré,  eft  une  modification  de  l'acide  vineux,  I, 
118.  Son  aâion  fur  l'or  diffous  dans  l'eau  régale,  232.  Gof- 
taux  d'or  qui  en  réfultent ,  233.  , 

ACIDE  du  FEU ,  voyez  Acide  igné. 

Acide  fluorique  ou  du  fpath  fufible ,  I,  122.  Ses  rapports 
avec  l'acide  phofphorique  volatil  fumant,  124;  &  avec  l'acide 
arfenical,  258.  Ses  Combinaifons  avec  différentes  bafes,  262 
6*  fia». 

Acide  FORMICIN  ou  des  fourmis  ,1 ,  112.  Ses  combinaifons 
avec  différentes  bafes,  184  &  fuiv. 

ACIDE  DE  LA  graisse  ,  de  Y  huile,  &c.  voyez  Acide  fébacée. 

Acide  igné  ,  eft  une  modification  de  l'acide  phofphorique  ou 
univerfel,  I,  110,  127  ;  &  l'un  des  principes  conftituans  de 
l'air  atmofphérique ,  128.  Ses  autres  propriétés ,  ibid.  Procédé 
pour  {'extraire  en  plus  grande  quantité  de  certaines  chaux, 
270.  Ses  combinaifons  avec  différentes  bafes ,  475  cV  fw. 
Caufe  la  couleur  rouge  du  cinabre*  du  minium,  du  précipité 
perfe,  &c.  285.  Sa  préfence  dans  les  foies  de  foufre  cauf- 
tiques,  ibid.  III,  94;  &  dans  certaines  chaux  métalliques  na- 
tives, 12.  Aux  preuves  multipliées  qu'on  a  pu  voir  dans  la 
première  partie  de  cet  Ouvrage ,  de  l'exiftence  de  Y  acide  ig»/, 
je  vais  ajouter  cette  réflexion  de  M*  d'Àrcet  :  »  L'odeur  de  feu 
m  qu'exhale  la  chaux  pipe,  h  lumière  qu'elle  donne  lorfqu'on 
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»»  Téteint  dans  l'obfcurité,  la  couleur  qu'elle  communiquée 
»>  la  pierre  à  cautère,  &c.  &c.  tout  nous  prouve,  ce  me  fem- 
y>  ble,  qu'à  mefure  qu'elle  fe  dépouille  du  principe  aériforme 
99  (c'eft  ce  que  je  nomme  acide  méphitique*) ,  elle  reprend  le 
99  principe  igné  dans  la  calcination.  *«  Journ»  de  Phyf.  janvier 

*7»37P-23. 
Acide  lignique  ou  du  èois ,  1, 119. 

Acide  marin  ,  fe  trouve  toujours  combiné  avec  une  bafe  quel- 
conque ,  1 , 1 33.  Ses  différentes  combinaifons  ,  374  &fuiv.  Son 
aâion  fur  les  laves  &  autres  produits  volcaniques,  II,  646; 
&  même  fur  les  grenats  contenus  dans  ces  laves ,  647.  Sel 

.N  martial  qui  en  réfufte ,  657.  Se  trouve  uni  comme  minérale 
fateur  à  quelques  fub fiances  métalliques ,  III ,  12. 

ACIDE  marin  volatil,  voyez  Acide  méphitique»  —  marin 
déphlogifiiquè  de  M.  Bergman ,  1 ,  133 ,  389. 

Acide  méphitique,  eft  une  modification  de  l'acide  pbof- 
phorique  ou  univerfel ,  I ,  x  10 ,  125.  Différens  noms  qu'on  lui 
a  donnés ,  ibid.  &fuiv*  Ses  combinaifons  avec  différentes  baies , 
265  &  fuir.  Eft  le  minéralifateur  de  certaines  mines  fecon- 
daires  ou  calciformes,  III,  11. 

Acides  minéraux.  Leur  domaine  eft  beaucoup  moins  étendu 
que  celui  del'acide  phofpborique ,  1 ,  129,  Voyez  Acides  vitrio- 
lique  ,  nitreax ,  marin,  \ 

Acide  nitreux  ;  lieux  où  il  fe  forme ,  1 ,  131.  Ses  combinai- 
fons avec  différentes  bafes,  ^o&fuip.  s 

Acide  phosfhorique  ou  de  la  lumière,  regardé  comme  pri- 
mitif ou  univerfel ,  1 ,  109.  Déligné  particulièrement  fous  le 
nom  d'acide  igné  ,128. 

ACCDE  PHOSPHORIQUE  de  Parine  &  des  fubjtances  ojfeufes , 
I,  m.  Ses  combinaifons  avec  différentes  bafes,  158  &fuip. 
Voyez  Acide  animal.  , 

Acide  phosfhorique  inflammable,  eft  une  efpéce  de  phof- 
phore  fluide,  1 ,  128.  Paroït  être  le  principe  de  la  métaliéité, 
161  ;  III,  2 , 9.  Se  dégage  durant  la  diftillation  du  phofphore , 
1 ,  172. 

ACIDE  PHOSPHORIQUE  par  déliquefeence ,  I ,  III.  Eft  le  plus 
pefant&  le  plus  fixe  des  acides  yibid.  Ses  combinaifons  avec 
différentes  bafes,  177  &fuh9  .  . 
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Acide  phosPHORïQUE  volatil  fumant ,  a  la  propriété  de  cor- 
roder le  verre)  I,  ni ,  124.  Ses  différentes  combinaisons, 
180  &  fui». 

Acide  sébacée  ou  de  la  graijfe ,  \,  112.  Ses  combinaifons  arec 
différentes  bafes  ,  187  cV fuiv. 

Acide  spathique,  voyez  Acide  fluorlqae. 

Acide  du  succin  ,1 9 119.  Figure  de  cet  acide  concret,  ihid. 
Ses  combkiaifons  avec  différentes  bafes ,  237  cV  fuip. 

Acide  du  sucre,  1 ,  114.  Figure  de  fes  criftaux,  115.  Ses 
combinaifons  avec  différentes  bafes  ,195  cV/îriV.  Extrait  de 
la  gomme  arabique ,  de  l'efprit  de  vin  ,  du  miel ,  &c.  soi. 

Acide  sulfureux  volatil,  If  f3i.  Ses  combinaifons 
avec  différentes  bafes,  347  &  fuir.  Son  aâion  fur  les  lares 
de  la  Solfatare ,  II,  644. 

Acide  du  tartre  ou  tartarzux  ,\, 116.  Figure  de  cet  acide 
concret  ,117*  Ses  combinaifons  avec  différentes  baies,  211  & 
fuir. 

Acide  végétal,  eft  une  modification  de  l'acide  phofpfco- 
rique ,  1 ,  109. 

ACIDES  VÉGÉTAUX  NATURELS  ,  &  non  fermentes ,  I,  nj. 
Leurs  différentes  combinaifons,  1926V  fuiv.  —fermentes, 
voyez  Acides  du  pin ,  du  vinaigre,  du  tertre,  Sec. —  empyrtu- 
matiques,  1:9.  Les  combinaifons  qu'ils  peuvent  former  font 
peu  connues,  233. 

Acide  du  vin  ,  1 , 1 15.  Figure  de  fes  criftaux ,  1  îd.  Ses  com- 
binaifons  font  peu  connues,  an.  N'a  point  dVboa  fur  le 
régule  d'antimoine  pur ,  ibid. 

Acide  du  vinaigre,  voyez  Acide  aciteux. 

Acide  vitriolique  ;  fubftances  où  il  réfide,  1 ,  129.  Ses  com- 
binaifons avec  différentes  bafes,  289  &  fiup.  —  rinioUqtt 
vineux  volatil,  131.  Modifié  par  le  phlogiftique,  voyez  Atiit 
Sulfureux  volatil. 

Acîùum  pt»qu*  de  Meyer ,  voyez  Acide  igné. 

Acier  ,  criftallîfe  en  dendrites ,  III ,  174. 

Adhérence  d'agrégation,  diffère  de  Yadhérence  de 
eompofition ,  1 ,  44.  Ces  deux  forces  réunies  dans  l'aôe  de  la 
criftailifation,46;lI,526.  Adhérence  de  juxtaposition  ,ibid. 
II 9  5*5* 
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JETITE,  voyez  Pierre  £  aigle* 

Affinité  chimique  :  c'eft  aînfi  qu'on  déGgne  la  tendance 
qu'ont  à  fe  combiner  les  principes  élémentaires  des  corps  , 

Agaric  minéral,  forte  de  tuf  ou  dép$t  de  terre  calcaire 
non  di (Toute ,  1 ,  563. 

Agate  ,  eft  au  quartz  ce  que  l'albâtre  oriental  eft  au  fpatb  cal- 
caire, II,  138.  En  boules  ou  géodes,  ibid.  cY/im\  En  quels 
lieux  &  comment  elle  fe  forme,  141 ,  142.  Ses  variétés,  14^ 
Mêlée  de  jafpe,  dite  agate  jafpée ,  147.  Arborifée ,  148.  Her- 
bée  ou  mouffeufe,  ibid.  Œiilée  ou  agate  onyx,  149.  A  filets 
ou  rubanée,  ibid.  Parti  que  l'art  en  tire,  150.  Figurée  ou 
accidentée ,  ibid.  Dite  de  roche,  158.  Coquilles  &  madrépores 
agatifiés,  II,  160, 161.  Agate  noire  flflande,  voyez  Ferré 

naturel.  * 

AïGUE  MARINE  orientale  de  M.  Briflbn,  eft  un  fapbir  du 
Bréfil  foible  en  couleur  ,  II  ,  239.  Proprement  dite ,  eft  de 

.  même  efpèce  que  l'émeraude  Péruvienne ,  245 ,  252.  Trouvée 
en  Sibérie  fur  les  frontières  de  la  Tartarîe  Chinoife,  253,  Sa 
•pefanteur  fpécifique ,  245 ,  255.  De  Saxe ,  268. 

Aimant  ,  fait  partie  de  la  maffe  même  de  plufleurs  roches  pri- 
mitives du  fécond  ordre,  III,  14*  Ne  diffère  du  fer  noirâtre 
primitif  que  par  les  propriétés  magnétiques ,  185.  Criftallife 
en  cubes  ou  en  oâaèdres ,  ibid.  Peut  être  exploité  comme 
mine  de  fer  ,  186.  Mines  de  fer  grifes  ou  fpéculaires  ,  qui 
jouîflent  à  un  certain  point  des  propriété»  de  l'aimant,  187. 

AIR.  ACIDE  ou  air  marin.  Quelques  PhyGciens  nomment  ainfi 
l'acide  marin  réduit  en  vapeurs.  Voyez  Acide  marin. 

Al*  ALKALIN ,  voyez  Alkali  volatil  fluor. 

Aie.  atmosphérique  ;  pourquoi  retranché  du  nombre  des 
quatre  éléraens  fecondaircs,  1 ,  9.  L'acide  îgné  eft  un  de  fes 
principes  conftituans  ,128. 

Aie.  DÉPHLOOISTIQUÉ.  Voyez  Acide  igné. 

AIR  PIXE,  voyez  Acide  méphitique. 

AIR  inflammable  ou  phlogifliqué ,  voyez 'Acide  phofpho- 
rique  inflammable. 

Ai&  NiTBJSUX,  Quelques  PhyGciens  défignent  ainfi  l'acide  n|- 
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treux  voîatiîifé,  dans  les  vaiffeaux  fermés ,  par  fe  phîogîfticjue? 
du  fer  ou  du  zinc.  Cet  air  ni  treux  devient  rutilant  par  fon 
mélange  avec  l'air  atmofphérique.  Voyez  Acide  nitrcux. 

AIR  SPATH1QUE  ,  voyez  Acide  fluorique. 

Alabastrite  des  Anciens ,  eft  ce  que  nous  appelons  albâtrt 
calcaire  ou  oriental,  1 ,  561. 

Albâtre.  On  appelle  ainfi  des  ftaîaétites blanches  &  colorées 
de  différente  nature,  &  fufceptible*  d'un  certain  poli,  I,  52  , 

•  5&L  —  gypfcux  :  fes  couleurs  font  moins  vives  &  moins  va- 
riées que  celles  de  l'albâtre  'calcaire  oriental ,  469.  Eft  plus 
homogène  que  la  pierre  à  plâtre  commune  »  471.  —  calcaire  ou 
oriental,  561.  —  faôice  des  bains  de  Saint-Philippe,  564. — 
pefant  ou  de  fpath  féléniteux ,  613.  —  vitreux  ou  de  fpath  fu- 
libie,ll,  25  &  26.  — amétrfyfté,  ibid.  — zéolitique,  47. 

Alkalis  ,  ne  font  pas  des  principes  fecondaires ,  1 ,  13  ,  136. 
Quels  font  leurs  principes  conftituans,  ibid.  — cauftiques, 
ibid.  141, 148, 154.  —  non  cauftiques  ou  criftallifables,  136. 
Combinaifons  des  alkalis  avec  les  acides  fovq  les  noms  de 
chaque  acide  en  particulier.  Leurs  combinaifons  avec  différentes 
bafes  autres  que  les  acides ,  4x0  cV  fuii>.  Sont  les  diflbïvansdu 
quartz  par  l'intermède  du  feu,  411. 

Alkali  fixe  minéral  , peut  pafler  à  l'état  d'alkafj  vohrif , 
1, 137.  Sa  décompofition  ,  13g.  Lieux  cù  if  fe  rencontre  à  fa 
furface  de  la  terre,  146.  Retiré  par  l'incinération  de  h  fonde 
&  autres  plantes  maritimes  ,  147.  Retiré  des  fubfhnces  of- 
feufes,  10, 147.  Figure  de  fes  criftaux,  149.  Doit  îa forme 
criftalline  à  l'acide  méphitique ,  267. 

Alkali  FIXE  DE  la  SOUDE,  voye2  Alkali  fixe  minéral. 

Alkali  fixe  du  TARTRE,  voyez  Alkali  fixe  pégètal. 

Alkali  fixe  végétal, peuç  pafler  à  l'état  d'alkali  fixe  mi- 
néral ,  1 ,  137  ;  &  môme  d'alkali  volatil ,  ibid.  Sa  décompofi- 
tion,  138.  De"  quelles  fubftances  on  l'obtient,  139.  N'eft 
point  criftallifabie  dans  fon  état  de  caufticité ,  ibid.  Sousforme 
concrète ,  140.  Sous  forme  criftalline,  141.  Modifié  par  Fef* 
prit  de  vin ,  145. 

Alkali  prussien  ou  phlogifliqué ,  voyez  Tartre  animal 

ÀMC au  vqlatil ,  comment  il  fe  produit ,  1 ,  137.  Sa  décom- 
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poBrion,  138.  Se  trouve  plus  communément  combiné  dans 
les  fubftances  animales  que  dans  celles  des  deux  autres  régnes, 
15a.  Exifteauffidans  le  règne  minéral,  153.  —  caufiiqueou 
flaor  ne  criftallife  point ,  154,  279.  —  concret  ou  non  faturé 
•  d'acide  méphitique,  ibii.  Figure  de  fes  criftaux ,  155.  —  fe- 
turé  d'acide  méphitique ,  voyez  Sel  ammoniac  méphitique.  Eft 
le  diflblvam  de  quelques  fubftances  métalliques,,  41  z  cV/iuV. 
Colore  en  bleu  la  terre  martiale  de  certains  fchiftès ,  II ,  564 , 

596,599- 
Alun  ;  toutes  fes  formes  dérivent  de  i'oétaédre ,  1 ,  68.  Con- 

jeâure  fur  la  terre  qui  fert  de  bafe  à  ce  fel ,  312.  Saturé  de  fa 

terre  ;  figure  de  fes  criftaux ,  313.  —  Ordinaire  op  avec  excès 

d'acide  ;  figure  de  fes  criftaux ,  314  &fuii>.  Fabrique  en  grand 

de  ce  fel  à  Javel,  près  Paris,  318.  Se  trouve  rarement  natif, 

320.  De  quelle  nature  font  les  pierres  dont  on  l'extrait  à  la 

Solfatare  &  à  la  Tolfa ,  II ,  646. 

Alun  de  plume;  ce  que  c'eft,  I,  343. 

ALUN  Scaiole  ;  ce  que  c'eft ,  I,  323. 

Amalgames  ou  combinaifons  du  mercure,  avec  différentes 
bafes  métalliques,  I,  417  cV  fuiv.  Ne  s'opèrent  qu'à  l'aide 
d'une  vraie  diffolution ,  418.  —  natif  d'or  &  d'argent,  420; 
UI,  153,  162. 

Ambre  jaune,  voyez  Succin. 

Améthiste,  eft  un  criftal  pourpre  ou  violet,  II,  115. 
—  blanche,  116.  Le  quartz  améthifte  eft  moins  homogène 
que  le  criftal  améthifte ,  117.  —  dite  Orientale ,  eft  un  faphir 
ou  rubis  d'Orient,  de  couleur  pourpre  ou  violette,  215, 
a  18.  —  Bafaltine,  eft  de  la  même  efpèce  que  l'émeraude  dm 
Pérou,  254.  Ses  différentes  couleurs,  255. 

Amiante,  eft  une  criftallifation  fibreufe  &  indéterminée  de 
la  ferpentine ,  II ,  506 ,  515.  Ses  rapports  avec  i'asbefte ,  Se  en 
*quoi  il  en  diffère ,  506  Ù  fui».  —  préfente,  ainfi  que  I'as- 
befte, des  feories  criftal i ifées ,  507.  Son  verre  corrode  le 
creufet  comme  celui  des  ftéatites  &  ferpentines ,  508.  —  pa- 
TOÎt  être  à  I'asbefte  ce  que  les  mica  font  aux  ftéatites ,  ibitL 
Sapefanteur  fpécifique ,  509.  —  fe  trouve  fréquemment  dans 
la  ferpentine ,  515  ;  dans  le  criftal  de  roche  &  dans  le  fpath 
cakaire  rhomboïdaï,  516.  —  fert  quelquefois  de  gangue  à 
Criflalfagr,  Tome  UL  \  \ 
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différente$  mines ,  ibid.  Ses  principales  variétés,  516  èV/îr/r. 
—  dit  Cuir  ou  Chair  foffile  &  Liège  de  montagne,  517  ;  à 
fibres  peu  ou  point  flexibles ,  voyez  Asbefie.  —  N'eft  point 
un  produit  du  feu,  comme  ie  penfent  quelques  Phyficiens, 

III,  80. 

Ammites,  Pisolites,  Oolites,  &c.  de  nature  calcaire, 
1,  563,  564.  Réunies  en  malfes  conglomérées,  II ,  574. 

AMPÊUTE  ou  terre  à  vignes;  ce  que  c'eft,  II,  598. 

Amphibies;  leurs  empreintes  dans  les  ardoifes  &  fc&fies, 
U,  600. 

Angles  solides  des  crifhux  ;  en  quoi  ils  diffèrent  des  Angle* 
flmples,  I,  68.  L'Angle  d'incidence  eft  invariable  dans  les  cris- 
taux,  71. 

Antimoine;  fes  rapports  avec  Pétain,  III,  5,  noa.  —  ea 
régule  natif,  de  quelques  Auteurs  ,44.  —  en  régule  artifi- 
ciel. Sa  forme  criftalline ,  45  cY  fuiv.  Sa  mine  blanche  arfeni- 
cale  9  47.  Anaiyfée  par  M.  Sage ,  48.  —  en  mine  grife  oq 
fulfureufe.  Figure  de  Tes  çriftaux ,  49  &  fuiv.  Leur  dHpofîtîon 
relative  ,52.  —  en  mine  grife  tenant  argent ,  dite  mine  for- 
gent grife  antimoniale,  54*  —  en  plumes  grifes  tenant  argent, 
56  &  fuiv.  —  en  plumes  rouges  ou  foufre  doré  natif  Arié, 
58,  59*  —  en  mine  rouge  granuleufe,  dite  Kermès  minéral 
natif,  60. 

Aphronatron,  I, 151. 

AqujLA  al*a,  Sublimé  doux;  voyez  Mercure  «four. 

ARBORISATIONS,  voyez  Dendritcs. 

Arbre  de  Diane  ;  figure  de  fes  criftaux,  1, 421. 

jtkCANUM  dupljcatum,  ou  Sel  de  duobus,  voye*  Sel  foty- 
chrefle  de  Glafer. 

ARDOISE,  efpèce  de  fchifte  argileux  ;  époque  de  fa  formation, 
11  >  595*  —  de  table;  renferme  fouvent  des  empreintes  de 
poiffons,  598.  —  de  torts;  ce  qu'on  trouve  dans  celles  des 
environs  d'Angers ,  599.  —  maigre  ou  fragile ,  ibid.  —  cbar- 
bonneufe;  ce  que  c'eft,  ibid.  D'où  proviennent  les  empreintes 
des  différent  végétaux  qui  s'y  rencontrent,  600,  601. 

ARGENT,  dans  la  pyrite  arfenicale,  dite  mine  blanche  fargttt, 
III,  27,  28.  Dans  la  mine  grife  d'antimoine,  54.  Dans  h 
mine  d'aaumoinç  en  plume*  grifes,  dite  mine  d'argwt  ta 
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plumes ,  56  &fuiv.  Dans  la  blende  ou  mine  de  zinc  fulfureufe  , 
78  &  79.  Dans  la  mine  de  cobalt  grife,  127.  D'où  provient  la 
mine  d'argent  dite  merde  d'oie,  141 ,  150.  —  natif  en  filets 
contournés  dans  la  mine  de  fer  hépatique,  270.  Dans  la 
mine  grife  de  cuivre»  voyez  Fahlert^.  Sa  mine  dite  en  épis; 
ce  que  c'eft ,  330.  —  natif;  fes  formes  criftallines ,  432  & 
faiif.  Ses  autres  formes  furcompofées ,  436.  —  natif  en  ra- 
meaux contournés  ;  provient  de  la  décompofiiion  des  mines 
d'argent  rouges  &  vitreufes,  437  6V  fuiv.  —  en  régule  ou  des 
fourneaux  criftallife  comme  l'argent  natif  ,  439.  Sa  mine  vi- 
treufe  ou  fulfureufe  criftallife  en  cubes  &  en  octaèdres  ,  440 
&  fuir.  Sa  mine  rouge  ou  arfenico-fulfureufe ,  criftallife  en 
prifmes,  447  &  fuiv.  Sa  mine  blanche  antimoniale ,  460  &fuiv. 

—  minéralifé  par  l'acide  marin ,  criftallife  en  cubes  ,  464 
&  fuiv.  Sa  mine  noire  dite  Rofchgtwachs ,  provient  de  la 
décompofition  des  mines  d'argent  rouges ,  467  cV  fuiv.  Cette 
dernière  eft  la  mine  f  argent  vitreufe  fragile  des  Saxons,  469» 

—  vierge  capillaire  dans  la  mine  d'argent  noire  ,470.  Sa  mine 
hépatique  provient  de  la  décompofition  d'une  mine  d'anti- 
moine tenant  argent,  471.  Sa  prétendue  mine  alkaline,  472» 
Ses  mines  de  tranfport  font  très  pauvres,  ibid.  Ses  mines 
rouges  &  vitreufes  tenant  or,  484. 

Argent  de  chat',  forte  de  mica,  II,  514. 

A&gile  ;  ce  que  c'eft ,  1 ,  205.  Contient  la  terre  bafe  de  l'alun  , 
Ibuvent  de  la  magnéfie ,  du  quartz ,  &c.  ibid,  —  blanche 
réfraâaire,  ou  kaolin,  naît  de  la  décompofition  de  la  cal- 
cédoine &  du  filex ,  II ,  159  ;  &  de  celle  du  feidfpath,  451 , 
497.  Lieux  de  la  France  ou  il  s'en  rencontre ,  498.  —  de 
tranfport,  voyez  Qlaife.  Sa  tendance  à  fe  divifer  en  pièces 
polygones  par  fa  retraite  fur  elle-même,  621.  Pafiage  des 
laves  &  autres  produits  volcaniques  à  l'état  argileux ,  645  cV 

fitiv.6ss&f*i». 
Arsenic  blanc  ou  CrifUIlin.  Figure  de  fes  criftaux ,  1 ,  250  cY 
fuiv.  111 ,  41.  —  en  farine  ou  en  chaux ,  I,  251.  —  en  malfes 
vitreufes,  252,  253.  A  l'état  de  régule,  conferve  fa  même 
forme  criftalline,  254,  Ui,  19,  24.  —  eft  comme  le  cuivre 
un  poifon  Aes  plus  violens ,  5.  —  augmente  en  pcfameur 
fpécifique  à  meiuxe  qu'U  fe  fature  de  phiogiftique,  ij.  Dans 
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cet  état  il  eft  non- feulement  une  fubftance  métallique  par- 
ticulière, mais  encore  un  foufre  arfenical  très  -  parfait ,  III ,  19, 
Peut  être  auffi  conOdéré  comme  miaéralifatear ,  19  6*  fah. 
A  pluGeurs  rapports  avec  le  foufre  ,23.  —  en  recule  natif 
dit  tejlacé,  25.  —  natif  écailleux ,  IbiL  DéGgné  par  quelques 
Auteurs  fous  le  nom  de  Cobalt  teftacé,  26.  Combiné  avec  le  fer 
qu'il  minéralilè,  voyez  Mifpick&L  Avec  le  fer  &  le  foufre,  voyez 
Pyrite  <t orpiment.  Mméralifé  par  ie  foufre ,  voyez  Rnbiue  far- 
ftnic  &  Orpiment.  —  blanc  criftallin  natif ,  40  &fuipm  — -  en 
trémies,  41.  —  natif  ou  teftacé  tenant  or ,  483.  M.  Chapcal, 
Profeffeur  de  chimie  des  Etats  de  Languedoc ,  vient  de  nous 
indiquer  un  moyen  d'obtenir  des  criftaux  de  régule  d'arfeme 
par  la  voie  humide.  »  Ayant,  dit-il,  diflfous  de  U  chaux 
»>-d'arfenic  dans  de  l'alkali  volatil ,  j'ai  décanté  &  ïaiflé  repofer 
»Ia  diflblution  pendant  fîx  mois  ;  au  bout  de  ce  temps  j'ai 
n  trouvé  au  fond  du  vafe  des  criftaux  oâaédres  de  régule  «far- 
»fenic  de  la  plus  grande  beauté.  «  Journ.  de  Phyf.  janvier 

Asbeste  ,  eft  une  criftallifation  fibreufe  &  indéterminée  de  b 
ferpentine ,  Il ,  506 ,  515.  Ne  diffère  de  l'amiante  que  par  b 
rigidité  de  fes  fibres  &  par  fa  moindre  homogénéité,  506, 
517.  Se  comporte  au  feu  comme  les  ftéatites  &  /erpeimnes  , 
"507.  —  dur  ou  ligneux,  518.  —  en  épis  ou  en  fkhceaux, 
ibid.  Ce  dernier  n'eft  fouvent  qu'un  fchori  argileux  à  fibres 
divergentes,  ib'uL 

Asphalte  ou  Bitume  de  Judée  ;  ce  que  c'eft ,  U ,  592,  En  quoi 
il  diffère  du  charbon  de  terre ,  594. 

Astringens;  leur  rapport  avec  les  acides,  1, 113. 

AVENTURINE  NATURELLE  ;  ce  que  c'eft,  H,  154. 

■  du  ru  m  MVsiruM  ou  or  musif.  Figure  de  fes  criftaux,  ï, 
397.  (C'eft  une  combinaifon  du  foufre  avec  l'étain  calciné 
par  l'intermède  de  l'acide  marin  ).  Son  onôuofité  tient  de 
celle  de  la  plombagine  ou  molybdène,  II,  50a. 
AZUR.  DE  CUIVRE ,  voyez  Crifiaux  d'azur  de  cuivre. 


<gP» 


B 


DES     MATIÈRES.  $01 


'ASALTE  EN  COLONNES ,  Bafalte  fecondàire ,  ou  Bafalte  vol- 
canique. Les  formes  polygones  qu'if  préfente  ne  font  point  des 
criftaux  proprement  dits ,  1 ,  439, 567.  II ,  620, 623.  Son  origine 
furvant  M.  de  Sauflure,  429  ,  561  ,  621 ,  629.  Peut  fervir 
de  pierre  de  touche ,  430.  Eft  un  produit  des  volcans  fous- 
marins,  618  &  fui».  Différentes  opinions  des  Phyficiens  mo- 
dernes fur  la  formation  de  ces  BafaJtes ,  623  cV  fui  y.  Quels 
font  les  principaux  lieux  où  Pon  en  ait  obfervé,  629  &  fuivm 
X«ur  altération  fuperficielle ,  642.  Leur  paffàge  à  l'état  de 
èafaltt  blanc  fpathique .  obfervé  par  M.  Faujas ,  648 ,  649. 
Doit-on  regarder  ce  bafalte  altéré  comme  un  feld-fpath  ré- 
généré? ibid.  Bafalte  tigré  &  bafalte  piqué,  651.  Bafalte- 
granltoïde  de  M.  Faujas  ;  ce  que  c'eft  ,  ibid.  note. 

Basalte  feuilleté  ou  Bafalte  primitif,  de  M.  Sage ,  voyez 
Pierre  de  touche.  —  teflulaire ,  voyez  Grenat.  —  en  petites 
mafles  criftallifées  ,  voyez  Schorl. 

Baume  de  soufre  ,  I  f  29a  Criftaux  qu'il  fournit ,  ibid.  294. 

BÉRlL ,  voyez  Aiguë  marine* 

Beurre  d'antimoine,  r>  402. —  A* ar finie,  406.  —  de 

bifmuth,  403.  —  àUtain,  396.  —  de  çi/îc,  404. 
BÉzoard  minéral; ce  que  c'eft,  I,  410.  —  de  Boccone, 

eft  un  dépôt  calcaire ,  563. 
Bismuth,  a  plufîeurs  rapports  avee  le  plomb, III ,  6.  note. 

Forme  criftalline  de  fon  régule  artificiel,  109.  —  natif,  1121 

&  fui».  Sa  mine  arfenicale  criftallife  en  dendrites ,  1 15.  Sa  mine 

fulfureufe  réunit  au  tiflu  Iamelieux  de  la  galène,   le  tiffu 

aiguillé  de  l'antimoine,  116,  —  en  mine  calciforme,  11%. 

—  corné,  I,  403. 
Bitumes,  quelle  paroît  avoir  été  leur  origine,  II,  587. 

Conftituent  deux  genres  principaux,  59a  Leurs  variétés,». 

ibid.  &  fuiv.  —  de  Judée,  voyez  Afphaltt. 
BLANC  DE  BISMUTH  ou  Blanc  de  perles,  1 ,  373.  —  de  plomb,. 

229.  —  de  zinc,  utile  à  la  peinture;  découverte  que  l'on. 

doit  au  célèbre  Bergman ,  210. 

Blanc  veiné,  Blanc  &  Noir  antique,  font  de* 

marbres  mélangés  primitifs,  II,  569, 

li  îij 


$oi  Tabib 

Blende  où  Mine  de  \inc  fulfureufe  ,  III ,  64.  Ses  formes  crif- 
tallines  déterminées ,  65  &  fui».  Ses  formes  indéterminées  ,  75 
&  fuir.  —  à  grandes  &à  petites  écailles  ,74.  —  (triée  ,  fa. 
ibid.  Ses  différentes  couleurs  ,  75.  —  Lumineufe  ou  phofpho- 
rique  dans  robfcurité ,  76.  —  régénérée  ou  des  fourneaux, 
77 ,  note.  —  tenant  argent,  78  &  fui».  —  tenant  or,  483. 

Bleu  de  montagne,  eft  un  azur  de  cuivre  impur  ou  mé- 
langé, III  y  356.  Son  paûage  à  la  couleur  verte,  357.  Eft 
une  mine  de  tranfport,  358. 

Bleu  de  Prusse,  1, 162,  175.  —  natif.  Certains  fchiftet 
lui  doivent  leur  couleur  bleue,  II,  596,  599.  Eft  une  ocre 
martiale  de  couleur  bleue,  III,  294.  Son  origine,  995. 

Bleu  turquin,  eft  un  marbre  mélangé  primitif,  II,  57a 

Bleyschweif  des  Allemands  ;  forte  de  galène  ,  voyez  ce  mot. 

Bois  agatifiés,  ou  plutôt  jafpifiés,  II,  166.  Quelles  font 
les  parties  de  ces  bois  qui  reftent  demi -tranfparen tes,  ikdi 

—  bitumimfés,  voyez  Jais  ou  Jayeu  Autre  qui  répand,  lorf- 
qu'on  le  brûle  ,  une  odeur  agréable ,  594.  —  foffile  de  couleur 
noire,  dit  en  Iflande  futurbrani,  595.  —  pétrifiés  ou  miné- 
ralifés ,  fe  trouvent  dansées  couches  ou  montagnes  tertiaires, 
608.  —  pyritifés ,  III,  261.  —  minéralifés  en  fer,  278. 

—  minéralifés  en  cuivre  tenant  argent*  329,330;  &  en 
cuivre  hépatique,  341.  —  pénétrés  de  vert  de  cuivre,  358* 

Bol  jaune  de  Lemnos,  de  Lignitz,  &c.  III,  293.  —  rouge 
d'Arménie ,  de  Lemnos ,  &c.  294. 

Borax;  fes  propriétés,  I,  241.  A  de  l'analogie  avec  le  fe! 
fufible  d*urine  à  bafe  de  natron,  242.  Sa  véritable  origine 
encore  peu  connue,  243.  Figure  de  fes  criftaux,  244  éV/iiF. 

—  à  bafe  àUlkali  végétal.  Figure  de  fes  criftaux,  248. 
* —  ammoniacal.  Figure  de  fes  criftaux,  ibid.  —  et  mapéfc. 
Figure  de  Tes  criftaux,  249. 

Boule  de  Mars,  I,  220. 

BçusiN;  ce  que  c'eft,  I,  470,  474. 

Brèches  ,  efpèce  de  maçonnerie  faite  par  la  nature,  II ,  £14» 

525>  527>  57 1-  En  quoi  elles  différent  des  autres  roche» 

concrètes  appelées  poudingue* ,  572,  En  quels  lieux  elles  fe 

encontrent,  573.  —  Calcaires  ou  proprement  dites,  ihia\ 

Leurs  diiférens  noms,  574,  —  dures >  dites  bitches  cm 
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quarts ,  enjafpe,  en  caillou,  578.  —  mixtes  ou  mélangées 
de  pierres  de  différais  genres  * 579*  —  en  cailloux  roulés 
Toyez  Poudingue*.  Brèches  volcaniques  ,  produites  fans  le 
concours  de  l'eau ,  640. 
Brocatelle,  forte  de  marbre  de  la  claffe  des  brèches, 

**>  574- 
Bronze,  alliage  de  cuivre,  de  une  &  d'étain,  fufceptible  de 

criftallifàtion ,  II! ,  308. 

c 

V^achûlong,  eft  une  calcédoine  altérée,  II,  146, 159.  Soit 
paffage  à  l'état  de  bol  ou  d'argile  blanche,  ibid.  Ses  rap- 
w  ports  avec  le  feld-fpath ,  451* 
Cadmie  des  fourneaux,  I,  287, 111,63.  En  quoi  celle 
des  fourneaux  de  Champagne  diffère  de  celle  produite  par  la 
fufîon  des  mines  fuifureules  ,  76  &  77 ,  note.  —  fibreufe  ou 
lamelleufe,  phofphorique  au  curedent,  ibid. 
Cailloux  triangulaires  d'Anhold;  ce  que  c'eft,  II, 
96.  —  roulés  de  Cayenne*  du  Rhin,  &c.  114.  —  opaque 
&  fin  ,  dit  caillou  i Egypte ,  146V  —  commun  ou  files ,  voyea 
Silex.  Caillou  panaché,  157.  —  dit  de  roches,  voyez  petro- 
files»  —  de  Rennes,  eft  une  Brèche  dure,  578.  —  d'Angle- 
terre, eft  un  poudingue ,  58a» 
Calamine  ou  pierre  calamwaire ,  eft  une  mine  de  zinc  calci- 
forme,  III*  79.  —  dite  en  chaux  vitri forme,  par  quelques 
Auteurs,  ilo,  81.  — -  criûaHifée ,  Sx  Ayant  la  forme  du 
Jpath  calcaire  à  dents  de  cochon,  83-  —  entroques,  madré- 
.  pores  ,&c.  changés  en  pierre  calaminaire,  85:  Autres  formes 
fous  lefquelles  on  la  rencontre,  86  cV  fuiv.  Ses  différentes- 
couleurs  ^  ibii. 
Calcédoine  en  boules  ou  en  géodes,  II,  1391.  —  en  fta- 
laâites,  140,  141.  Renfermant  de  l'eau,  voyez  Eohydres* 
Eft  une  agate  peu  colorée  ,  146*  —  par  couches  horizon- 
tales, dite  Agate  de  roche,  158.  Son  paflage  à  l'état  de  Ca- 
<holong,  I59* 
CALCUL  ou  pierre  de  la  veffu,  eft  une  concrétion  criftafline,  lr 
167,  note  15.  Figure  de  fes  criftaux,  ibid*  L'acide  qu'on  ea 

recire  eft  analogue  à  l'acide  du  lucre  >  1 13. 

Iiiv* 
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i  Camphre;  ce  que  c'eft,  I,  234.  Figure  de  fes  criftaux,  ité& 

&  fuiv. 
C  and  a  s  des  Indes  ;  ce  que  c'eft ,  III ,  268. 
|  CAstine  ,  nom  de  ia  pierre  calcaire  employée  comme  fondant 

dans  ie  traitement  des  mines ,  II ,  p.  4. 
C  A  STH.AC  ANï  oriental  ,  forte  de  marbre  coquillier ,  II ,  576» 
1  Cavités  des  montagnes  ,  voyez  Fentes  &  Filons. 

1  Cauk  des  Anglois,  eft  un  fpath  pefant  ou  fëléniteux,  I,  614* 

t  Causticité  ;  quelle  eft  fa  caufe,  I,  128,  276. 

Cémentation  ou  revivifîcadon  du  cuivre  par  le  fer,  El» 
1  3°5>  358.  Le  cuivre  produit  par  cette  voie  eft  fufcepribie  de 

j  criftaltifation,  305. 

1  Cendres  volcaniques;  ce  qu'on  nomme  ainfi,  II,  639, 

641. 
CÉRUSE  ou  blanc  et  plomb ,  I,  229.  —  native;  ce  qnc  c'eft, 
III,  405  cV  fuiv. 
,     Chair  ou  Cuir  fossile  t  forte  d'amiante,  H-,  517. 
Charbon  de  terre,  Houille;  eft  d'une  origine  diffé- 
rente &  plus  ancienne  que  le  jayet,  II ,  590.  Ses  différentes 
fortes ,  ibii.  cV  fuiv. 
Chatoyantes  du  Brésil,  II,  243;  voyez  Pierres  cU- 

toyantes. 

■  Chaussées  basaltiques,  ne  Ibnt  point  un  produit  de  fa 
criftallifation ,  1, 439 ,  567.  —  dues  aux  volcans  fous-marins, 
II,  618  cV  faiv.  Comment  formées ,  fuivam  M.  deBuffon, 
t>25,  626.  —  du  Comté  d'Antrim  en  Irlande,  630.  —  de 
l'île  de  Staffa  ,631.  —  des  bords  du  Rhin  ,  632  ,  633.  —  de 
I "Auvergne,  633  ;  &  du  Vivarais,  634. 

Chaux  en  général^  font  des  produits  de  la  'combmaifon  de 
l'acide  igné  avec  différentes  bafes  terreufes  ou  métalliques, 
'    I,iio,  128,  276  &fuiv. 

Chaux  métalliques;  leurs  différentes  couleurs,  I,  28a 
cY yîri'iv  —  d'arfenic  native,  III,  41  &  42.  —  de bjfmuth 
native,  118. 

Chaux  sucrée  de  M.  Bergman;  ce  que  c'eft,  I,  204. 

Chaux  vive  ;  en  quoi  elfe  diffère  de  ia  terre  calcaire,  I,  ir> 
41,  271.  Quelle  eft  la  caufe  de  fa  caufticité,  276, 491.  N*eft 
point  une  terre  fimple  &  pure,  277 ,  279.  A  piuûeurs  ffl*» 
pri&és  communes  avec  les  alkaiis,  280, 
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CHRYSOLITE  du  Brésil,  eft  de  la  même  efpéce  que  î'éme- 
raude  Péruvienne,  II,  245, 252,  254.  Singularité  que  préfente 
un  prifme  de  cette  chryfolite ,  255.  —  de  Çaxe ,  267.  —  orie/i- 
tale,  n'eft  point  différente  de  la  topaze  d'Orient,  271.  —  or*, 
dinairt  ou  proprement  dite ,  ibid.  &  fuiv.  En  quoi  fa  forme  ' 
criftalline  diffère  de  celle  du  criftal  de  roche,  272;  &  for* 
ciffu  lamelleux  de  celui  de  la  topaze  ou  chryfolite  de  Saxe  , 
373.  Ses  principales  variétés,  ibid,  &  fuiv.  Celle  du  Cap  de 
Bonne  -Efpérance  appartient  au  genre  des  fchorls ,  275. 
—  en  grains  irréguliers  des  bafakes  volcaniques,  276  &fuiv* 
Paflage  de  cette  dernière  à  l'étatargileux ,  obfervé  par  M.  Fau« 
jas  de  Saint-Fond,  280,  281  &  647. 

CHR YSOPRASE ,  voyez  Prafe. 

Cinabre  artificiel,  criftallife  en  tétraèdres,  III,  155.  Sa 
forme  prifmatique  aiguillée  n'eft  point  caraâériftique ,  ibid. 
- —  natif.  Figure  de  fes  criftaux,  154  cY  fuiv.  Autres  formes 
qu'il  affeâe,  158.  Eft  rarement  ftrié,  159*  —  pyriteux, 
donne  naiffance  au  cinabre  en  pouffière ,  dit  Fleurs  de  Cinabre 
ou  Vermillon,  ibid.  —  de  couleur  noire,  160.  Exifte-t-il  un 
cinabre  arfenical  ?  161.  — •  tenant  or ,  dit  Mine  d'or  rouge, 
484. 

Çipolin  ,  forte  de  marbre  mélangé  primitif,  II ,  $69.  Bande  de 
ce  marbre  trouvée  dans  une  roche  primitive  du  fécond  ordre, 
à  douze  cens  toifes  de  hauteur ,  ibid. 

Cobalt  ,  accompagne  fouvent  l'argent  dans  fes  mines ,  III ,  5 , 
28,  126,  127.  Son  régule  natif  n'eft  point  connu,  120.  Son 
régule  artificiel  s'obtient  difficilement  fous  forme  criftalline 
déterminée,  ibid.  Il  criftallife  en  cubes,  122.  Sa  mine  arfeni- 
cale  criftallife  en  cubes  lifles  très-diftinûs,  123  Êf  fuir. 
-!—  en  dendrites,  126.  Autres  formes  qu'elle  affeâe,  127, 
128.  Sa  mine  arfenico-fulfureufe  criftallife,  comme  certaines 
marcaffites,  en  cubes  ftriés,  129  fcY  fuiv.  Sa  mine  fulfureufe 
p'a  encore  été  trouvée  -qu'en  Suéde,  134.  —  arfenical  tenant 
cuivre ,  voyez  KupfernickeL  Sa  mine  calciforme ,  voyez  Fleurs 
dt  Cobalt.  Sa  mine  molle  outerreufe,  149.  —  teftacé,  voye* 
Ar finit  natif. 

Cockxe  ou  Call  des  Anglois ,  voyez  Schorl. 

Colubrine,  forte  de  pierre  oilaire,  II,  520* 
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Combinaison,  précède  néceffairement  toute  ttlftaiïifatkm, 
I,  13.  Ne  peut  être  rompue  par  aucun  moyen  mécanique, 
36.  Les  réfuftats  de  la  combinaifon  de  deux  ou  de  plufiears 
principes  différent  effentiellement  de  chacun  des  principes 
qui  les  conftituent,  37.  —  intime  des  fubftances  métalliques , 
prouvée  par  la  forme  octaèdre  ou  cubique  de  leurs  criftaox , 
III ,  2. 

Composés  &  Surcomposés  ;  en  quoi  ils  diffèrent  des 
Mixtes,  I,  32. 

Concrétions  calcaires  de  différentes  formes ,  I,  563  CV564- 

Çoquilles  foffiles  ou  pétrifiées,  II,  161,  577,  voyez  L*- 
machelUs.  Quelles  font  celles  qui-fe  rencontrent  dans  les 
fcniftes  argileux ,  600.  Conjeôure  de  M.  Pallas  à  ce  fcjet, 
ièid.  Dans  le  charbon  de  terre  >  590.  Dans  les  couchés  volca- 
niques, 618  Se  641.  —  pyritifées,  III,  261 ,  283.  —  raïné- 

.  ralifées  en  fer,  279. 

Cornaline  mamelonnée,  II,  141;  eft  une  forte  d'agate, 
146.  —  œillée,  149.  —  dite  Onyx,  150. 

Couches  terreufes  ou  fabïonneufes ,  formées  par  les  débris 
des  roches  primitives,  II,  612  &  fuiv.  Ordre  que  fuirent 
entre  elles  ces  différentes  couches ,  615.  On  doit'  ta  plupart 
des  fources  à  fa*  couche  glaiièufe  qui  s'étend  foi»  les  plaines 
de  tous  les  continens,  616.  Couches  pyriteufes  &  birumf- 
neufes,  font  le  foyer  de  tous  les  volcans,  I,  96;  H,  587 f 
617.  —  volcaniques  entrelacées  de  couches  calcaires,  618. 

Couleur  des  gemmes,  n'eft  point  un  caraâére  vraiineut 
diftinâif  de  ces  mêmes  pierres  ,  II ,  177 ,  187  ;  &  ne  peut  fer- 
vir  de  bafe  à  leur  divifîon  méthodique,  185,  186, 187.  Les 
couleurs  rouge,  bleue,  jaune,  verte,  (ont  produites  dans 
les  gemmes  par  un  principe  martial  plus  ou  moins  abondant, 
214  ;  &  modifié  jtor  un  principe  acide,  220»  La  couleur  feule 
eft  infuffifante  pour  diftinguer  Phyacinte  d'avec  le  grenat, 
283.  Différentes  couleurs  des  fubftances  métalliques,  QIy 
6.  Les  vives  couleurs  de  la  mine  jaune  de  cuivre  &  de  cer- 
tains morceaux  de  galène,  annoncent  dans  ces  mines  un 
commencement  de  décompofition ,  III,  314,  379. 
Couperose  bleue,  voyez  Variole*  cuivre.  —  verte,  voyex 
Fitriêl  martial.  —  blanche ,  voyez  Vitriol  4c  ;ina 
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CRAIE  DE  Beiançon,  forte  de  ftéatite,  II,  520.  CRAIE 

d'Espagne,  lotte  de  ftéatite,  II,  520. 
Craie  proprement  dite  ;  ce  qui  la  compofe ,  II ,  577. 
Crayon  NOIRATRE  ou  Mine  de  plomb,  voyez  Molybdène. 

—  noir  des  Charpentiers ,  forte  de  fchifte,  II,  598. 
Crème  ou  Cristaux  de  tartre,  voyez  Acide  du  tartre. 
Crème  de  chaux;  eft  un  fpath  calcaire  régénéré,  1, 41, 

371  f  *7*» 
Cristal  de  roche;  opinion  des  anciens  fur  cette  pierre, 

1,2  H  fuiv.  L'eau  n'eft  point  un  de  fes  principes  conftituans, 
5.  La  forme  de  fes  criftaux  ne  prouve'  point  qu'Us  pro- 
viennent de  germes,  20,  21.  Son  origine,  82.  Volume  ex- 
traordinaire de  quelques-uns  de  fes  criftaux,  ibid*  &  II,  62. 
Ne  forme  point  des  montagnes  entières,  1 ,  82  ;  II ,  127.  Subf- 
tances  hétérogènes  qui  s'y  rencontrent,  I,  83';  II,  106  cV 
fuip.  Les  formes  cubique  &  rhomboïdale  lui  font  étrangères  9 
1 ,  98  ;  II ,  94 ,  103.  En  quoi  fes  criftaux  prifma tiques  diffèrent 
des  fpaths  calcaires  prifmatiques ,  I,  99.  —  artificiel  de 
MM.  Achard  &  Bergman,  I»  431  i  n>  53»  54>  5*>  57 9 
177-  —  naturel  microfcopique  d'une  régularité  parfaite  , 
63*  Phénomènes  particuliers  de  la  criftallûation  du  criftal  de 
roche',  64  &  fuip.  Les  corps  étrangers  qu'il  renferme  prou- 
vent qu'if  n'eft  point  un  produit  du  feu,  70,  in.  Figure 
déterminée  de  fes  criftaux ,  70  fcY  fuiv.  En  quoi  elle  diffère 
.de  celle  du  tartre  vitriolé,  71 ,  7a.  —  en  tablettes  carrées 
ou  rhomboïdales  à  bords  en  bifeau,  86  &fuip.  Ne  font  point 
des  cubes  ni  des  rhombes  proprement  dits,  89, 94.  —  dit 
en  burin  j  95.  —  en  groupes,  97  cV  fuiv.  —  dit  en  maffue9 
99.  —  en  tourelle,  ibid.  —  monftrueux,  102.  Renfermant 
diverfes  fubftances  hétérogènes ,  107  cY  fuiv.  &  fouvent  des 
bulles  d'air  &  d'eau",  no.  Prend  différens  noms,  fui vant  les 
couleurs  qui  s'y  rencontrent,  113  cY  fuiv.  —  d'un  noir 
parfait,  122.  —  encroûté  ,  dit  en  ehemife  ,  123.  —  en 
criftaux  indéterminés,  124  ér  fuip.  —  de  Madagafcar,  I, 
83;  II,  117;  voyez  Quarti.  Double  réfraâion  du  criftal  de 
roche  ;  voyez  dans  la  Table  des  Auteurs  les  articles  du  Père 
Beccaria  &  de  M.  l'Abbé  Rochon. 

CâiSTAL  d'Islande,  fait  paraître  doubles  les  objets,  lorf- 
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qu'il  eftr  tranfparent ,  1 ,  492 ,  500.  Pourquoi  les  Auteurs  font 
peu  d'accord  encre  eux  fur  ia  mefure  de  Tes 'plans  rhombes, 
493.  Ses  différens  noms,  497  &  498.  Sa  forme  primitive, 
499.  —  commun  en  pIuGeurs  contrées,  500;  &  dans  cer- 
taines mines,  501.  Ses  variétés,  503  cY  fuiv. 

Cristallisation,  propriété  commune  à  tous  le? corps  da 
régne  minéral ,  1 , 2 ,  92.  —  définie  ,6,16, 439.  Conditions, 
qu'elle  exige  pour  avoir  lieu ,  32  cY  fuiv.  Ne  peut  exifter  (ans 
diflblution  préliminaire,  33;  &  conféquemment  fans  i'inter* 
pofîtion  d'un  fluide  quelconque,  ibid.  38;  —  Par  retrait > 
n'eft  point  une  vraie  criftallifation,  86,  439,  566  cV  fiùw. 
M>  5*5 »  S^»  599»  603»  604»  620,  621,  628;  III 9  302. 
—  par  dépôt,  voyez  Stakdtius.  Jeux  de  ia  criftallifation , 
90.  Le  mécanifme  interne  &  caché  de  toute  criftallifation 
ne  nous  eft  pas  plus  connu  que  celui  de  la  végétation  ou 
de  fa  génération ,  102.  Influence  des  circonftances  locales 
fur  la  criftallifation ,  200.  Eft  toujours  le  réfultat  de  la  con> 
binaifon ,  426;  II,  174,  175.  Sans  quoi  il  y  auroit  dans  h 
nature  deux  fortes  de  criftallifation,  174. 

Cristallographie,  feience  inconnue  aux  anciens,  I~,  & 
Ce  qui  a  retardé  fes  progrés,  65.  A  proprement  pour  objet 
la  defeription  des  formes  Amples  à  facettes  planes  détermi- 
nées ,  466.  Ce  qui  n'empêche  pas  que  les  autres  formes 
criftallines  ne  foient  auffi  de  fon  reflbrt ,  ibid.  Son  utilité 
pour  la  diftinâion  des  gemmes  ou  pierres  fines,  11,  284. 
Les  roches  mélangées  font  auffi  de  fon  reflbrt,  527, 

Cristaux;  ce  qu'on  entend  aujourd'hui  par  ce  mot,  I,  f4 
En  quoi  ils  différent  des  végétaux  &  de*  animaux,  17  cY 
fah.  Ce  qui  détermine  leur  figure ,  24  cY  fui».  65*  Dans 
quel  cas  ils  font  folubles  dans  l'eau,  32^  371  Ne  retiennent 
pas  toujours,  dans  leur  compofition,  une  partie  du  fluide 
dans  lequer  ils  ont  pris  naiffance ,  ibid.  &  fuiv.  253.  D'où 
dérive  leur  tranfparence ,  47;  &  leur  opacité,  ibid.  Leur 
dureté  n'eft  point  l'effet  d'un  deffèchement  plus  ou  mous 
confidérable,  58,  262.  Eft  un  réfultat  de  la  combmaifon, 
59  cY  fui».  De  même  que  leur  pefanteur  fpécifique,  64, 
70.  Conftance  de  leur  forme,  ibid.  cY  fui».  Leurs  troncataru 

ou  facettes  fubordonnées,  68,  L'inçlinaifon  refpeâirc  à* 
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leurs  faces  eft  invariable,  71-73.  Quels  font  ceux  qu'on  ap- 
pelle Solitaires,  78,  849  93.  Différentes  époques  de  leur 
formation,  I,  79  cV  fuiv.  96.  Phénomènes  généraux  qu'ils 
préfentent ,  9a  tV  fuiv*  Circonftances  qui  font  varier  leur  fi- 
gure, aoo.  Dans  quel  cas  leurs  faces  font  curvilignes,  94. 
Crijlaux  creux  ou  à  empreintes  intérieures.  Comment  on  doit 
les  confidérer,  98.  Divifion  générale  des  criftaux  en  falins, 
pierreux  &  métalliques  ,  104.    Tous  les  criftaux  font  des 
fubftances  falines  proprement  dites,  mais  qui  ne  font  pas 
toutes  folubles  dans  le  même  menftrue ,  427.  Quels  font  les 
criftaux  pierreux  dont  la  combinaifon  nous  eft  connue,  430. 
criftaux  paraflus  ;  quels  font  ceux  qu'on  nomme  ainfi,  481. 
Criftaux  renfermés  dans  d'autres  criftaux,  II ,  107 ,  400,  &c. 
Cristaux  D'azur  de  cuivre  artificiels,  I,  56.  Sem- 
blables, quant  à  la  forme,  aux  criftaux  d'azur  de  cuivre  na- 
turels, 413.  Ceux-ci  portent  aufli  le  nom  de  Fleurs  de  cuivre 
bleues,  III,  341.  Naiflent  de  la  décompofition  des  mines  de 
cuivre  grifes ,  342.  Différentes  formes  qu'ils  préfentent ,  343 
6V  fuiv.  —  granuleux,  349.  —  en  lames  divergentes,  dites 
A\ur  de  cuivre  étoile,  350* 

Cristaux  basaltiques  ,  voyez  Schorh  &  Grenats* 

Cristaux  d'étain  ;  c*eft  ainfi  qu'on  défigne  la  mine  cal- 
ciforme  de  l'étain,  III,  411.  L'oclaédre  des  criftaux  d'étain 
blancs  n'eft  pas  le  même  que  celui  d'où  paroi  fient  dériver 

•  les  différentes  formes  des  criftaux  d'étain  noirs ,  41a  &  fuiv*, 
Formes  criftallmes  déterminées  des  criftaux  d'étain  blancs , 
414  ;  &  des  criftaux  d'étain  noirs ,  416  fcV  fuiv.  Ces  criftaux 
font  quelquefois  tranfparens,  mais  plus  communément  ils 
font  opaques,  436.  Se  trouvent  fouvent  dans  la  maffe  même 
des  roches  primitives,  ibii.  —  en  fable  ou  en  mine  de  tran£ 
port,  43c  —  des  Indes  orientales,  431.  Criftaux  d'étain 
corné  ;  leur  figure ,  1 ,  395. 

Cristaux-gemmes  ,  doivent  former  un  genre  particulier ,  8c 
n'être  plus  compris  dans  le  genre  du  quartz ,  Il ,  170  &  fuiv» 
Leur  forme  n'eft  point  fa  même  que  celle  du  quartz  ou  criftal 
de  roche ,  170.  Leur  plus  grande  dureté  n'eft  point  l'effet  du 
climat  où  ils  fe  rencontrent,  177.  Ce  qu'on  doit  penfer  de 
leurs  différentes  couleurs,  ibU,  Quels  font  les  principes  confti- 
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tuans  des  gemmes ,  félon  M.  Bergman ,  178.  Sont  des  fefr- 
pierres  d'une  nature  particulière,  179.  Ne  conviennent  point 
cnfemble  par  les  mêmes  principes  conftituans,  180.  Différent 
par  la  forme,  la  pefanteur,  la  dureté  fpécifiques,  &c  ihïL 
Le  tiflu  des  gemmes  très-différent  4*  c*iui  du  criftal  de 
roche,  ibii.  D'où  provient  la  vivacité  de  leur  édat,  181. 
En  quels  lieux  fe  trouvent  lesf  criftaux-gemmes ,  182.  Ceux 
qui  fe  trouvent  en  groupes  .dans  les  cavités  des  montagnes, 
font  d'une  formation  poftérieure  à  ceux  qu'on  rencontre  foli- 
taires  dans  la  raaffe  même  des  roches ,  ibii.  Pourquoi  les 
gemmes  ne  fe  préfentent  pas  toujours  avec  une  forme  criftal- 
iine  déterminée  ,183.  Différente  action  du  feu  fur  les  gemmes  t 
18g,  184.  Quelles  font  les  plus  inaltérables  au  feu,  itf£  En 
quoi  la  divifîon  des  gemmes,  par  M.  d'Aubenton ,  eft  défcc- 
tueufe ,  185  6*  fui».  Sur  quoi  doit  être  fondée  cette  dm- 
fion ,  1&7.  Gemmes  du  fécond  ordre  rangées  parmi  les  fchoris» 
188 ,  305.  Quelles  font  celles  du  premier  ordre,  188. 

Cristaux  de  lune,  voyez  Nitn  lunaire. 

Cristaux  de  mercure,  voyez  Nitre  mercurielm 

CRISTAUX  POLYGONES  ,  voyez  Criftaux  gemmes. 

Cristaux  de  SOUDE,  voyez Natron  ou  Alkalifist  mimerai. 

Cristaux  de  venus,  voyez*  Sel  acéteux  de  cuivre. 

Cuir  ou  Chair  fojfile,  forte  d'amiante,  II,  517. 

Cuivre  natif  &  de  cémentation ,  fe  trouve  rarement  fous  une 
forme  criftalline  déterminée ,  III ,  305.  Ses  formes  les  plus 
ordinaires ,  306  cV  fuiv.  —  de  rofette  ou  des  fourneaux  crif- 
tallife  en  dendrites,  308.  Sa  mine  jaune  ou  pyriteufe,  309  (f 
fuip.  Sa  mine  pyriteufe  d'un  jaune  pâle,  310.  Ses  mines 
colorées  gorge  de  pigeon  &  queue  de  paon  j  314.  Sa  mine  grife 
tenant  argent ,  dite  mine  d'argent  grife ,  voyez  Fahltrtx.  Si 
mine  grife  antimoniale,  331.  Sa  mine  calcifbrme  ou  vîtreufe 
rouge,  eft  un  produit  de  la  décompofition  du  cuivre  natif , 
332  cV  fuip.  Produits  de  l'art  qui  lui  font  analogues,  ibii»  Sa 
mine  vitreufe  grife  eft  une  altération  de  la  précédente,  338. 
D'où  provient  fa  mine  hépatique  ou  violette  azurée,  340. 
Ses  fleurs  bleues ,  voyez  Criftaux  foçur  de  cuivre  &  Bku  eh 
montagne.  Sa  mine  verte ,  voyez  Malachite  &  Fleurs  de  ouvre 
vertet.  —  en  mine  de  tranfport ,  voyez  Bleu  &  vert  de  mou- 
tagne.  Pénétrant  des  fubftançes  offeufes,  voyez  Turauoiftu 
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^crépitation  des  fels,  ce  qui  l'occafionne ,  1, 53.  —  du 
feld-fpath,  II,  453  &  fuir. 

Déliquescence  des  fels  ,1 ,  44. 

Demi  métaux  ,  en  quoi  ils  diffèrent  des  métaux,  IH,  3. 
Quels  font  ceux  que  nous  connoifibns ,  g.  Quels  font  ceux 
qui  fe  trouvent  à  l'état  qu'on  appelle  vierge  ou  natif,  8.  Coh- 
fidérés  dans  leurs  divers  états,  16  &  17. 

Dendrites  ou  Végétations,  appartiennent  à  la  criftallifition 
indéterminée ,  1 ,  79. . —  de  la  neige  ou  de  la  glace  ,4.  —  de 
l'alkali  volatil,  157,  384.  — du  phofphore,  160.  — *clu 
camphre ,  235,  —  des  fleurs  de  zinc ,  287.  —  du  nitre  cui- 
vreux, 366.  —  du  lèl  ammoniac,  383,  394.  —  de  plomb 
corné,  397*  —  de  la  folution  d'or  par  l'eau  régale,  407. 

—  de  l'or,  de  l'argent  &  du  plomb  par  l'amalgame ,  419  cV 
fuiv.  —  de  l'arbre  de  diane ,  421.  —  dans  les  agates ,  Il ,  148» 

—  dans  le  grès  ,  154.  —  martiales  dans  les  ardoîfes ,  599. 

—  dans  les  pierres  fcifliles ,  602.  Occafîonnées  par  la  dé- 
compofition  du  fer  dans  certaines  pierres ,  643 ,  655.  —  du 
régule  d'antimoine,  III,  45.  —  de  la  mine  d'antimoine  en 
plumes  rouges ,  48/ —  du  bifmuth ,  112 , 1 15.  —  de  kl  mine 
de  cobalt  grife  tenant  argent  ,126.  —  de  la  fonte  dé  fer,  170 
&  fuip.  ^—  du  régule  de  fer  &  de  l'acier,  175  cV  fuiv.  —de 
la  mine  de  fer  micacée  grife ,  206.  —  pyriteufes ,  254. 1 —  du 
cuivre  natif  &  de  cémentation ,  306.  —  du  cuivre  rofette  & 
du  laiton  ,308  ,  309.  —  du  plomb  à  l'état  métallique,  363, 
364.  —  de  la  galène ,  376.  —  du  régule  d'étain ,  408*  — de 
l'argent  natif,  432  cV  fuiv.  —  de  l'or  natif,  475,  477.  —  du 
régule  d'or ,  475, 

DEZ  où  Jeux  de  van-Helmont ,  voyez  Ludus  HelmontiL 
Diamant»  n'eft  point  une  eau  pure  folidifîée  ,  comme  le 
préfume  M-  de  M  jrveau ,  1 , 3 ,  54.  Brûle  &  fe  volatilife  dans 
un  feu  violent,  11,  183,  190.  Expériences  qui  le  prouvent, 
1 83 ,  184.  Ses  différentes  co  uleurs ,  186 ,  204.  Eft  la  plus  dure , 
mais  non  la  plus  pefante  des  pierres,  189.  En  quoi  celui  du 
Bru  fil  diffère  de  celui  d'Afîe ,  190.  Deux  formes  primitives 
très-diftinâes  dans  le  diamant ,  191.  Les  oôaèdrës  font  plus 
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parfaits  que  les  dodécaèdres ,  ibid.  &plus  eftimés  par  les  La- 
pidaires, 194.  Comment  l'art  s'y  prend  pour  les  tailler  es 
pierre  carrée  &  en  brillant,  ibid.  note  40.  Quels  font  cens 
qu'on  appelle  diamans  de  nature,  II,  198.  Diamans  rtboUs , 
300.  —  triangulaires  ,201.   —  cubiques;  leur  exiftence  eft 
douteufe ,  203.  —  d'Europe ,  voyez  Faux  diamans»  —  cou- 
leur d'acier ,  voyez  Syderites.  —  encroûté,  205.  Son  jriflû 
feuilleté ,  206.  Sa  propriété  d'attirer  le  maftic  noir  ne  lui  eft 
point  particulière ,  207 ,  208.  De  quel  canton  du  Bréfîl 
viennent  les  diamans  de  ce  nom ,  ibid.  Quelles  font ,  en  Afie, 
les  mines  les  plus  célèbres  d'où  l'on  tire  le  diamant  ,209, 
210.  Quels  font  les  plus  gros  diamans  connus,  204, 205, 211, 

212. 

DiASMO  di  cors iCA  DUR.0 ,  belle  efpèce  de  granité  vert ,  II , 

544- 
DioacHiTES ,  Triorchites  ;  &c.  fortes  de  pyrite  martiale 

en  globules  ,  III ,  247. 

Dissolution  ,  eft  une  des  conditions  eflentieiles  de  toute 
«riftallifation,  I,  33;  II,  175,  524,  525;  quoique  M.  Berg- 
man ait  prétendu  le  contraire ,  1 ,  65;  II ,  174.  Circonfbnces 
requifes  pour  qu'elle  ait  lieu ,  I  ,  427.  L'infolubilhé  des 
pierres  dans  le  fluide  aqueux  n'eft  pas  une  raifon  fuffiûme 
pour  leur  refufer  le  titre  de  fels,  430.  Caufe  de  Hnfofubiiité 
deplufîeurs  fubftances  dans  le  fluide  aqueux,  41,  436. 

Douceurs  &  Filets  ;  ce  que  c'eft ,  1, 474. 

Dragées  de  Tivoli,  forte  de  dépôt  calcaire,  1, 56  j. 

Druse  ou  Drufen  des  Allemands  :  c'eft  un  aflemblage  ou 
groupe  de  criftaux  (patbique*  ou  quartzeux ,  m  ,  15. 

Ductilité  des  métaux,  III,  6.  Le  zinc  eft  le  feul  des  demi- 
métaux  qui  foit  allez  duâile  pour  s'étendre  fous  le  laminoir 
en  feuilles  minces  &  flexibles,  7. 

Dureté  spécifique  ,  eft  un  des  caractères  diftinâifs  des 
fubftances  minérales ,  1, 58.  Eft  un  réfuitat  de  la  combinai- 
fon ,  &  non  d'un  deflechement  progreflif,  62  ;  II ,  171 ,  177. 
Ne  fuit  point  les  mêmes  rapports  que  lapefanteur  fpécîfique» 
1 ,  63.  Subftances  métalliques  rangées  fuivant  leurs  degrés  de 
dureté,  III ,  6. 

r. 
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au  ;  fa  criftatyifation ,  Voyez  Neige  &  Ûlace.  Ne  fe  conver* 
fit  point  en  terre,  en  criftal  de  roche,  en  diamant,  1 ,2  âf 
fuir,  5 ,  54*  Regardée  comme  un  de$  quatre  principes  fècon* 
daires,  10.  Son  action  fur  les  fubftances  métalliques ,  45.  EU 
étrangère  à  la  forme  criftaliine  des  criftaux  pierreux ,  52 ,  428» 
Ne  paroît  point  être  la  caufe  de  fa  décrépitation  des  fels ,  53. 
Quellesfontleslùbftancespierreufesquienconriennentleplus, 
54,429,  491.  Legypfeeftlafeulefubftance  pierreufeoû  Veait 
ne  foit  point  étrangère  à  !a  combinaifon  du  fel-pierre  ,  ibid* 
Regardée  par  M.  Bergman  comme  une  terre  liquéfiée  par  la 
chaleur,  431*  Paroît  être  îa  caufe  de  l'opacité  des  zéofitcs 
blanches  à  rayons  divergeos,  II,  39  &  40.  Renfermée  dans 
des  géodes  ,  voye2  Enhydres.  Dans  des  criftaux  de  roche, 
ïio  #  fin r.  Eft  une  des  parties  intégrantes  des  roches  pri- 
mitives ,  585.  Différentes  caufes  de  fa  diminution  fur  le  globe  K 
ibid. 

Sau  de  la  mer  ;  Tafalure  n'eft  pas  égale  pat-tout ,  1 ,  375» 
A  donné  naiflance  aux  mines  de  fel  gemme ,  ibii.  Plus  froido., 
9c  plus  chargée  de  fel  au  fond  qu'à  la  furface  ,./£*£.  Celle  des? 
fontaines  fafées  plus  chargée  de  fel  que  l'eau  de  mer ,  ibid* 
Retraite  &  diminution  fucceffive  des  eaux  de  la  mer,  II  >  588  , 
611.  Influence  des  eaux  de  la  mer  fur  la  production  des  vol* 
cans ,  612 ,  6aj  -,  &  lur  celle  des  bafaltes  en  colonnes ,  ibid. 

Eaux  cÉmentatoires.  Les  criftaux  qui  s'y  formerit  ne  re- 
riennent  point  d'eau  dans  leur  compofition ,  1 ,  42.  Le  cuivre 
natif  leur  doitlbuvent  fon  origine,  m,  305,  358. 

JSau  pe  chaux,  phénomènes  qu'elle  préfente  avec  l'acide 
méphitique,  I,  41 ,  271» 

Eau  de  cristallisation,  entre  dans  les  criftaux  falint 
comme  une  partie  continuante, non  des  fels  mêmes , mais  dd  • 
leur  forme  criftaliine,  I,  Ja.  Caufe  l'efflorcfcence  des  fel* 
qu'elle  abandonne ,  44  ;  &  la  folubilité  dans  Peau ,  qui  dis- 
tingue les  criftaux  falins  des  criftaux  pi$neux ,  427  cV  fuip* 

Eau  FORTE  ou  efprit  dt  nittt,  1, 132* 

Eau  mércurielle  ,  ce  que  c'eft ,  1 ,  369. 

Eau-mêre  des  cristaux,  ce  que  c'eft ,  1 ,  55.  —des  crjf* 
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tallifations  primitives,  86.  II ,  586, 589.  Les  marcaffites  cu- 
biques  y  ont  pris  naiffance,  III,  217  &  fui». 

ÎSàU  régale,  eft  un  acide,  mixte,  1 ,  134.  Ses  combinai/bo* 
avec  les  fubftances  métalliques ,  4p6  6Y  fuiv. 

-Eaux  thermales  ,  donnent  naiffance  à  des  dépôts  calcaires, 

1 ,  5^3- 
Eclat  des  fubftances  métalliques  ,  III,  6.  — métallique  des 

mines  de  la  première  claffe,  eft  différent  de  celui  des  métaux 

&  demi-métaux  qu'elles  contiennent ,  9.  Cet  éclat  provient 

du  phlogiftique  qui  s'y  rencontre ,  ibid. 

Inflorescence  des  feis ,  I  y  44. 

Eisen-man  des  Allemands ,  eft  une  mine  de  fer  micacés 
grife,quedesChimiftes  Suédois  paroiflent  avoir  déGgnée  de- 
puis peu  fous  le  nom  de  molybdène ,  puifque  la  molybdène  pro- 
prement dite  ne  contient  point  de  foufre ,  II ,  501.  Son  peu 
de  confiftance  ,  III ,  305.  Se  trouve  fouvent  avec  l'hénathe, 
&  par  quelle  raifon ,  ibid.  &faii>. 

ÏISEN-RAM  des  Allemands,  forte  d'hématite  friable  en  pail- 
lettes, dite  auffi  mine  de  fer  micacé  rouge,  III,  a8*.  Eft  fou- 
'  vent  à  fuperficie  fpéculaire ,  ibid. 

^Électricité  par  incalefcence  de  la  tourmaline ,  II  ,31a  —  par 
frottement,  fe  manifefte  dans  le  fchorl  opaque  &  dans  toutes 
les  pierres  ,  dures  ou  tendres,  pourvu  qu'elles  foient  homo- 
gènes &tranfpârente8,  311.  —  par  communication, a  lieu  dans 
toutes  les  pierres  tranfparentes  ,  &  dans  quelques  pierres 
opaques  ou  demi-tranfparentes ,  telles  que  le  fchorl,  1»  cor- 
naline ,  le  fpath  calcaire  opaque  Se  le  marbre  blanc ,  ibid.  Pour- 
quoi l'électricité  de  la  tourmaline  ne  fe  manifefte  pas  également 
dans  d'autres  fchorls  tranfparehs ,  349*  La  tourmaline  n'eft 
électrique  par  incalefcence  que  dans  la  direction  de  fon  aie, 
371  ;  mais  elle  eft  électrique  par  frottement  fur  tous  les  points 
de  fa  furface  ,  ibid* 

32lÉmens  primitifs  des  êtres  nous  font  inconnus,  1,8,103. 
—  fecondahres  ou  chimiques  ,font  au  nombre  de  quatre ,  io9 
36.  Leur  figure  nous  eft  inconnue ,  23.  Leur  tendance  à  la 
combinaifon  eft  d'autant  plus  grande  qu'ils  approchent  da- 
vantage de  l'état  de  fimplicité,  30.  Les  éiémens  fecondair* 
Chu  ùideftruâibies  &  inconvertibles,  36. 
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EMAIL  DE  VOLCAN,  voyez  Verre  naturel  ou  de  volcan. 

Emer  aude  du  Brésil,  ,  fa  forme  criftatîïne ,  II ,  367.  Très- 
bien  décrite  par  J.  de  Laët ,  369.  Eft  une  vraie  tourmaline  , 
370.  Phénomène  qu'elle  préfente  iorfqu'eile  eft  réduite  en 
lames  minces ,  ibid. 

EMERAUDE  MORILLON  ou  de  Cartkaghnes  eft  un  fpath  vi- 
treux ,  II , 17  , 18.  —  ORIENTALE ,  eft  un  faphir  d'orient  de 
couleur  verte ,  176 ,  221 ,  222 ,  245.  Emèraude  octaèdre  , 
228*  Emèraude  chatoyante,  243.  Emèraude  du  Pérou ,  a  la  même 
gravité  fpécifique  que  la  chryfolite  du  BréfH  &  l'aigue-ma- 
rine  de  Sibérie ,  245.  Les  Anciens  ont  donné  le  nom  d'éme- 
raude  a  des  pierres  verte*  de  différente  nature ,  246  ;  ce 
qui  n'empêcbe  pas  qu'ils  n'aient  connu  la  véritable  emè- 
raude, 247.  Cette  pierre  eft  moins  rare  depuis  la  découverte 
de  l'Amérique ,  248. 1!  en  vient  auffi  d'Afîe ,  quoi  qu'en  dife 
Tavernier ,  249*  Figure  de  fes  criftaux ,  250  cV  fuiv.  Variétés 
que  préfente  l'émeraude  de  Ceyian  7  256 ,  257.  Cantons  de 
l'Amérique  où  fe  trouve  l'émeraude  du  Pérou ,  258.  Aâton 
du  feu  fur  l'émeraude  ,  258 ,  259.  Fondue  par  l'intermède 
du  verre  animal ,  259  ,  note  149. 

Emeril  rouge;  eft  unjafpegroffier  très- ferrugineux, II,  16*1, 
—  gris,  attîrable  à  l'aimant,  III,  184,  185. 

Empreintes  de  poiflons  dans  les  febiftes  argileux ,  II,  598  , 
599*.  —  d'amphibies,  600.  —  de  portions  &  de  cruftacées 
dans  les  pierres  fciffiles,  602.  — végétales  dans  les  fchiftes 
argileux  ,  6oô.  —  de  corps  étrangers  dans  la  pyrite  martiale  , 
111,  257 ,261.  —  ferrugineufes ,  278. 

Encre  de  sympathie,  1, 410. 

Enh  YDRES ,  ce  que  c'eft  ,  H ,  37-  —  des  environs  de  Vî- 
cenze,lil,  142. 

Es  s  Mjtatis ,  ce  que  c'eft ,  1 ,  394*  , 

ENTROQUES  ,  ininéraiifées  en  ter ,  III ,  278. 

EscARBOUCLEdeThéophrafte,paroît  être  un  rubis  d'orient, 
II ,  216  ;  ou  le  grenat  rouge ,  339 ,  341.  •.  • 

ESPRIT  DE  MENDÉRÈRE  ,  voyez  Sel  ammoniac  acéteux. 

Esprit  de  vin,  eft  l'acide  vineux  modifié  par  la  diftillation, 
.Voyez  Acidt,  du  vin, 

ESPRJT  ou  Liguetr  fumante  de  Libwiu$,  ce  que  c'eft,  I,  39$. 
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Esprit  VOLATIL  de  fel  ammoniac,  I,  i54* 

Etain,  n'a  point  encore  été  trouvé  minéralifé  par  le  foutre 
ni  par  l'arfenic,  III,  10,  410.  Sos  mines  calciformes  font  pri- 
mitives ou  d'ancienne  formation  ,11.  Voyez  CrijUax  fèùd: 

—  natif,  nouvellement  découvert  dans  les  mines  de  Cor- 
nouailie  ,  407.  Son  régule  criftailife  en  dendrites  ,  408.  Sa 
mine  fecondaire  ou  en  ftalaâites,  428.  — corné,  1 ,  396. 

"Ether,  eft  l'acide  vineux  modifié.  Voyez  Aciit  éthéré. 
Ethiops  martial  natif,  III,  176.  On  défigneiauffi  fous  ce 
nom  une  chaux  dé  fer  imparfaite  ou  légèrement  phlogiffi- 

quée ,  294. 
Ethiops  minéral,  combinaîfon  imparfaite  du  mercure  avec 

le  foufre ,  1 ,  385 natif,  III ,  163.  ^ 

Etoiles-hexagones  de  la  neige ,  1 , 4.  —  du  camphre  1 134* 

—  du  fel  de  Glauber,  304.       du  régule  de  zinc  ,  111, 64. 
— -  du  régule  de  nickel ,  121. 

EXTRAIT  DE  MARS  apéritif  ou  tartan  fi,  1 ,  220. 
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jtBLEttrz  des  Allemands  ;  c'eft  la  mine  grife  de  cuivre  teianc 

.  argent ,  dite  auffi  mine  d'argent  grife ,  III ,  315.  Ses  formes 
criftallines  déterminées  ,  316  cV  fui».  —  en  macfe  ,  31& 
—  en  maiTes  informes ,  329. —  dans  les  fubftances  lîgneufc* 
des  fchiftes  de  F ranckenberg ,  ibili —  tenant  or,  484. 

y  alun  de  Tourame;  ce*que  c?eft,  II,  577. 

Fausse  aigue-marine,  eft  un  fpath  fufible  ou  vitreuf , 
U,  9;  &  quelquefois  un  quartz,  nu 

Hausse  améthiste,  eft  un  fpath  fufible  ou  vitreux,  B, 
10,25. 

.Fausse  chrysolite  ,  eft  un  criftal  de  roche  ayant  1a  cou- 
leur ,  .mais  non  la  forme  ni  les  autres  propriétés  de  la  vraie 
chryfof îte ,  qui  eft  une  gemme  du  .premier  ordre  ,  11 ,  iaJ- 

Fausse  emeraude  ,  eft  un  fpath  fufible  ou  vitreux,  II,  99 
24.  — de  la  nature  du  quartz,  121.  Morceau  très-volumi- 
neux que  l'on  donne  pour  emeraude, à  l'abbaye  de  Rekbe- 
.nau,  246. 

Fausse -hyacinte^  eft  un  criftal  de  roche  coloré, II,  117. 

Hausse  topa»,  çfl  un  fpath  fufible  ouf  itreux,  II,  9, * 
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VaVX  DIAMaKS  ,  font  des  criftaux  de  roche  à  deux  pointes  r 
M>  73»  7^9^99  II3*  Lieux  principaux  où  ifs  fe  rencontrent  r 
114.  —  dits  d'Alençon,  manière  de  les  décolorer  ,  ibitL 
Confondus  avec  les  vrais  diamans ,  20a  ,  203.  Leurs  criftaux; 
ont  plus  d'éclat  que  le  diamant  brut,  204. 

Fatjx  LAPIS,  voyez  Pierre  arménienne. 

Faux  rubis  balais, eft  un  fpath  fufible  ou  vitreux, II,  n^ 
25;  &  quelquefois  un  criftal  de  roche,  119. 

Faux  saphir,  eft  un  fpath  fuGble  ouv  vitreux,  II,  11 ,  24 r 
244  ;  ou  même  un  criftal  bleu  ,120,  244. 

Feld-spath  ,  fait  la  principale  bafe  des  graiiites,  II ,  445, 
456 ,  494.  À  d'abord  été  pris  poux  une  efpèce  de  fpath ,  445; 
&  fur-tout  pour  un  fpath  vitreux,  446.  Origine  du  nom  de 
feld-fpath ,  &  raifons  pour  le  conferver ,  ihid.  Cette  pierre 
n'eft  point  une  combinaifon  de  quartz  &  de  fpath  vitreux  , 
448,  ne  contient  point  de  terre  calcaire,  449.  Regardé  par 
quelques-uns  comme  un  quartz  modifié ,  450.   Confidéré 
comme  un  fel-pierre  d'une  nature  particulière ,  dont  les 
principes  conftituans  nous  font  encore  inconnus  ,  451.  Se» 
caraâêres  diftindufs,  ibii.  cV  fui».  D'où  provient  fa  décrépita- 
tion qu'éprouvent  dans  le  feu  les  criftaux  de  feld-fpath,  475" 
6*  fui».  Les  couleurs  du  feld-fpath  font  dues  au  fér ,  456.  Son, 
tiflu  lamelfeuxkii  faitfouvent  réfraôer  les  plus  vives  coufeurs- 
de  l'iris  ,  ibii.  Ses  formes  criftalUnes  déterminées  ,  457  fcY/ùiV— 
Ses  macles ,  476  &fuip.  —  en  maffes  famelleufes ,  493.  —  env 
grands  criftaux  bi«n  diftinâs  dans  fa  maffe  même  du  granité  ^ 
495  9  544  »  *  <*ans  ie*  porphyres  &  ferpentins  r  459 ,  496.  Ses- 
différentes  couleur* ,  496.  Sa  décompotition  fpontanée ,  497^. 
Nouvelles  variétés  de  feld-fpath, trouvées  dans  les  granités  desr 
environs  de  Roanne  en  Forez ,  IV ,  64  6"  fui». 
FENTES  ou  ruptures  des  montagnes  ,  doivent  leur  origine  amer, 
premiers  feux  fouterraih»,  II ,  658.  Remplies  de  différentes*, 
mines,  voyez  Filons.   Changemens  dans  la  direction- des: 
filons,  oecafionnés  par  des  fentes  ou  ruptures  plus  récentes», 
III,  16. 
Fer,  eft  fe  prihcn>e  colorant  dé  pfufîeurs  gemmes,  If,  214*: 
Différentes  couleurs  qui  réfultent  de  fon  union  avec  diverfe*:. 
modifications  de  l'acide  phofphorique,L;  208*;  H,«o*Tre**- 
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abondant  dans  certains  fchorIs,3ii  ;  &  dans  certains  grenat** 
318  ;  &  fur- tout  dans  les  ftéatites  &  ferpentines,  522.  Eft  le 
principe  colorant  des  porphyres  &  ferpentins ,  496 ,  536  ;  III, 
177.  — en  criftaux  oâaèdres  dans  les  roches  feuilletées  pri- 
mitives, II ,  561,563.  Son  altération  fpontanée  dans  les  bafaltes 
^certains  fchorls  argile  111,643.— minéralifé  par  l'arfenic,voye» 
Mifpickcl.  —  malléable  natif  &  des  fourneaux  ,  III  ,  165; 
—  defonte;facriftallifation,  ify&fub.  —  en  régule,  criftal- 
iîfe  auffi ,  173  &  fuip.  —  a  l'état  métallique  non  malléable  » 
eft  très-commun  dans  les  roches  primitives ,  176  &  177. 
Ses  formes  criftaliines  déterminées ,  ibii.  &  fuip,  8c  confufes 
ou  indéterminées ,  182  &  fuip.  — noirâtre  en  roche,  du  mont 
Taberg.,  184;  voyez  EmtriU  —  en  mine  grife  ou  fpéculaire; 
Tes  formes  déterminées ,  187  cV  fuip.  —  du  Mont-Dor ,  188. 
—de  l'île  d'Elbe,  191  brfiiip.—  des  Vofges,  198  cV/iwV.Ses 
formes  indéterminées,  203  cV  fuip.  Sa  mine  grife  micacée, 
voyez  Eifen-man.  —  minéralifé  par  fe  Toufre  ,  voyez  Pyrite 
martiale.  —  dans  la  fubftancé  dite  wolfram ,  262.  —  de  cou- 
leur blanche ,  ou  tungftein  des  Suédois ,  regardé  comme  une 
forte  de  wolfram ,  264.  -»-  de  couleur  brune,  ou  mine  de  fer 
hépatique  ;  fon  origine,  265,  353.  Préfente  les  mêmes  formes 
criftallines  que  la  pyrite  martiale,  266  &  fuip.  Corps  étran- 
gers pénétrés  par  le  fer ,  278.  Sa  mine  terreufe  ou  calcifonne 
en  ftalaûites ,  voyez  Hématite.  Sa  mine  fpathique  doit  fa 
forme  aux  fpaihs  calcaire  ou  perlé  dont  elfe  provient ,  283 
&  fuip.  Principales  variétés  de  ce  minéral ,  290  cV  fuip.  Ses 
différentes  couleurs ,  ibii.  —  à  l'état  terreux,  voyez  Ocré 
martiale  m 

Feu  vulgaire  ou  développé  ,  pourauoi  retranché  du  nombre 
des  élémens  fecondaires,  1,9.  L'acide  igné  eft  un  de  fes 
principes  conftituans ,  128.  —  des  volcans  ,  n'ell  point  aufll 
prodigieux  qu'on  lefuppofe,  U,  316. 

Feu  central,  faufleté  de  cette  hypothèfe ,  H,  589. 

Figures  des  cristaux  ;  voyez  le  nom  de  chaque  criftaf; 
&  ci-aprés,  au  mot  Formes  criftallines. 

Filons  ou  peines  métalliques;  quels  font  les  criftaux  qui  s'y 
trouvent ,  1 ,  79 ,  87  ;  II ,  62,  516  ;  III ,  15.  Leur  origine ,  II , 
658;  M,  15.  Rcfiauu  des  filons, ce  qui  lésa  produits ,16. Les 
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pyrites  des  filons  font  moins  anciennes  que  celles  qu'on  trouve 
répandues  dans  les  fchiftes  argileux,  117. 

FLEURS  argentines  d'antimoine  ;  leur  criftaHifation  ,  1 ,  288. 
Depuis  l'impreffion  de  cet  article ,  M.  Pelletier  me  les  a  fait 
voir  criftallifées  en  oâaèdres  aluminiformes  d'une  régularité 
parfaite  (P/.  ///,  fig.  1  )  ;  ce  qui ,  pour  le  dire  en  paffant ,. 
prouve  la  certitude  des  principes  de  la  Criftallographie ,  puis- 
que j'avois  fait  dériver  d'un  oétaédre  redangle  cunéiforme , 
les  prijmts  quadrangulaires  rhomboïdaux  ,  qui  étoient  la  feule 
forme  déterminée  obfervée  jufqu'alors  dans  cette  fubftance. 

FLEURS  ou  Farine  d'arfcnic,l,  251. 

Fleurs  de  Benjoin  ,  voyez  Acide  du  benjoin. 
Fleurs  de  bismuth  natives,  III ,  118. 

FLEURS  DE  CINABRE  ou  Vermillon  natif,  I{I,  16b» 
Fleurs  de  cobalt  fe  préfentent  rarement  fous  une  forme 
criftalline  déterminée,  III,  146.  —  rouges  étoilées  ,  Uni. 

—  granuleufes ,  147.  Leurs  différentes  couleurs,  148.  —  en 
forme  de  fcories  ^149.  —  vertes  ,  produites  par  la  décompo- 
fition  du  kupfernickel ,  ibid. 

Fleurs  DE  cuivre  ROUGES,  ou  Mine  de  cuivré  vitreufe  en- 

'plumes  rouges ,  III ,  336 ,  337.  —  bleues  ,  voyez  Criftaux 

d*a\ar  de  cuivre.  . —  vertes ,  criftallifées  ,  353  &  fui».         * 

FLEURS  ou  Beurre  d'étain,  I,  396. 

Fleu&s  d'hématite,  c'eft  une  manganaife  calcifofme,  IH, . 
107, 

Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales,  leur  figure  crif- 
talline ».  1,394. 

Fleurs  de  soufre  artificielles,  I,  991.  —  natives  dans  des 
géodes  de  filcx ,  ibid.  —  à  la  furfacc  des  eaux  thermales  ^ 
ibid. 

Fleurs  de  zinc,  font  fufceptiblesdecrî(hlliikion,ï,  287». 

—  natives  de  quelques  Auteurs ,  III ,  80.  —  artificielles , 
dans  certains  régules  de  fer ,  îhid. 

FLïEOEN-sTEin  des  Allemands,  ce  que  c'eft ,  III,  25. 

Flos  F£**i  ,  voyez  fpath  calcaire  en  végétation. 

Fluide  électrique  fait  criftallifer  l'aikali  fixe  végétal,. 

1 ,  140 ,  I43.  Voyez  EUS  ri  ci  té. 
&U1DE  lomkj  fa  double  aûion  fur  la  plupart  dès  fubftanc» 
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métalliques ,  1 ,  40 ,  45-  Le  phlogiftique  eft  un  de  fe*  principes 
conftituans ,  42,  Conjecture  de  M*  de  Luc  fur  l'interdite  de 
celui  des  volcans ,  II ,  316.    . 
Fluide  magnétique  ,  fa  circulation  dans  l'aimant  compa- 
rée à  la  circulation  du  fluide  éleôrique  dans  la  tourmaline, 

H*  35°* 
Fluides  :  quels  font  les  plus  propres  à  la  criftailsfation  ,  l9 

33- 
FLUOR  SPATHiQUE,  voyez  Spath  fufibte  ou  vitreux. 

Foie  de  soufre  :  il  y  en  a  de  pfufîeurs  fortes,  1 ,  4*5.. Le» 
fubftances  métalliques  font  àes  efpèces  de  foies  de  lbufre  f 
ibid.  —  àkaft  d'alkali  fixe  minéral,  figure  de  fescrifiaux» 
416.  —  à  baft  calcaire  criftailife  aufli ,  417. 

FOIE  DE  SOUFRE  PHOSPHQRIQUE  VOLATIL,  I,  173. 

FOIE  ou  Ferre  juif  tiré  i }  antimoine ,  I,  288. 

Fonte,  de  fer  *  ce  que  c'eft ,  III ,  168.  En  quoi  efie  affine 
du  régule  de  fer  ,  ibii*  Moyen  trouvé  par  M.  de  h  Pbce 
pour  ia  débarrafer  très-promptement  du  zinc  qu'elle  con- 
tient ,  ibid.  note.  Sa  criftallifation  obfervée  par  M.  Grignon, 
169  cV  fuiv%  Quelle  forme  affeôe  la  fonte  blanche  dans  fe* 
calfates.  176. 

Formes  cpnftantes  dans  les  criftaux ,  1 ,  64  cV  fiûp.  —  ^r/W- 
ùvts  réduites  à  fix  principales  y  74.  Pourquoi  la  fphérique  ou 
Çlobuleife  n'y  eft  point  comprife ,  7,5.  La  forme  eft  dans  le$ 
fels  &  criftaux  le  réfukat  de  la  combinaifon  »  a*  &  jmp. 
76 ,  106.  Change  fuivant  ra  nature  &  les  proportions  des 
principes  conftituans ,  73*  Quelles  font  celles  qui  indiquent 
les  combinaifons  les  plus  parfaites ,  76  ,  97  ;  III ,  2.  —  far- 
€ompofiejs  ne  font  point  caraclériftiques ,  79 , 1  ,..466.  —  crif- 
tallines  ne  peuvent  être  expliquées  par  des  fpécuîations  pu- 
rement géométriques ,  100.  Circonftances  qui  font  varier  h 
forme  dans  les  criftaux ,  204.  La  forme  criftalKne  des  (ubf- 
tances  pierreufes  8c  métalliques  n'eft  point  l'effet  d'un  prht- 
cipe  étranger  qui  s'y  feroit  introduit ,  435,  La  tendance  <fe 
toutes  les  fubftances  du  régne  minéral  à:  prendre  une  forme 
polyèdre  déterminée ,  eft  prouvée  par  le  fait ,  ibid.  Les  formel 
fmples  ou  à  facettes  planes  déterminées  ,  font  propre- 
«sot  l'objet  de  b  çrittaliographie  f  466,  Celles  ^ui  font 
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indéterminées  ne  font  point  caraâériftiques  ,  II ,  126.  La 
forme  feule  d'une  fubftance  criftalline  quelconque  ne  fuffic 
pas  toujours  pour  déterminer  la  nature  de  cette  fubftance  , 

187;  III,  3. 
Fusibilité  plus  ou  moins  grande  des  fubftances  métalliques , 

Ul,  7- 


G. 
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' abbro  de  M.  Defmarets  :  voyez  SchorU  —  des  Florentïnt 
eft  une  pierre  ollaire  mêlée  de  fchorl  ,  II ,  415 ,  559 ,  560. 

GjESTEN  ou  Pierre  écumante ,  ce  que  c'eft ,  II ,  638. 

GALÈNE  ou  Mine  de  plorm)  fui  fur  eu  fi ,  dans  quel  cas  on  lui 
donne  l'épithète  de  teffulaire,  111,  365.  Ses  formes  criftal- 
iines  déterminées  dérivent  toutes  du  cube  ou  de  Toâaédre 
aluminiforme ,  ibid.  &  fuit>.  Ses  formes  indéterminées  ,  375 
&  faip.  Régénérée  par  une  vapeur  de  foie  de  foufre ,  376 , 

'  390  »  400,  Ses  variétés  dites  à  grandes  ou  à  petites  facettes  , 
&c.  tiennent  à  la  criftallifation  confufe ,  377.  On  en  doit 
dire  autant  des  galènes  palmées  ,  firiëes ,  radiées  ,  &c.  378. 

—  en  mafle  folide  &  compacte ,  dite  Bleifchweif  par  les 
Allemands ,  ibid.  D'où  proviennent  les  vives  couleurs  de 
certains  morceaux  de  galène ,  379.  —  hépatique  ou  déconv 
pofée ,  ibid.  —  antimoniale ,  ibid.  —  tenant  or ,  484. 

GALETS   ou  Cailloux  roulés  de  différens  genres ,  II ,  580» 

—  réunis  par  un  ciment  calcaire  ou  quartzeux.  Voyez  Poit* 
dingues. 

Gangue  des  Mines ,  ce  que  c'eft ,  III ,  15. 

GEMMES  ou  Pierres  prédeufes  du  premier  ordre  :  voyez  Crif" 

taux  gemmes.  Ce  qui  tes  diftingue  des  gemmes  du  fécond 

ordre  ou  des  fchoris  &  grenats ,  305',  306. 

GÉODES  QUARTZEUSES,  I,  49&50;  II,  133  &  fuil>.  __  cal- 

caréo-qûartzeufes  de  Coufon ,  1 ,  525.  *—  purement  calcaires  * 
565,  —  zéolitiques ,  II ,  34  fcV  fu iv.  43  —  de  Calcédoine  dan* 
les  produits  volcaniques  du  Vicentin  ,  37.  —  avec  de  Peau 
clans  leur  intérieur.  Voyez  En  hydres.  —  des  environs  de  Soif» 
fons ,  dites  Salières ,  135.  Ou  boules  d'agate  È  138  &  fuir*. 
Diverfes  fubftances  qui  s'y  rencontrent ,  143, 


5**  Table 

GÉOMÉTRIE  élémentaire  des  crijlaux ,  voyez  ,  dans  le  quatrième 
tome,  \f  Explication  des  figures  de  la  PL  FIJI,  p.  i  &  fins. 
—  feule  eft  infuffifante  pour  démontrer  la  firuâure  intérieure 
de  ces  mêmes  criftaux ,  I,  100. 

CijiLLQ  di  Situa  ,  XiiALio  di  Vervna  ,  font  des  marbres  Mé- 
langés primitifs ,  II ,  570. 

Cilla  yiTkiOLi ,  ce  que  c'eft,  I,  341. 

Girasol,  regardée  comme  un*  forte  d'opale,  II,  145. 

Glace  ,  eau  criftallifée  ,1,4,31. 

Glaise,  eft  une  argile  de  tranfport ,  II ,  537 ,  588  ,  615. 

Goniomètre  ou  mefun-angle,  nouvel  infiniment  pour  «a- 
noître  la  valeur  des  angles  des  polyèdres  ou  criftaux,  IV, 
Explic.  de  la  PL  VIII,  p.  26. 

Granité  ,  n'eft  qu'un  amas  de  criftaux  de  différera  genres, 

I,  8o  ;  II ,  537.  Tenu  en  di  Ablution  dans  l'eau  du  chaos,  I ,  Si  ; 

II,  535.  Sert  conftamment  de  bafe  aux  matières  argileufes  & 
calcaires,  1 ,  497.  Ne  contient  jamais  de  fpath  ni  de  pierre 
calcaire ,  496.  —  à  grandes  taches  rectangulaires  ourhomboï- 
dales  formées  par  des  criftaux  de  feld-fpath ,  II ,  495»  Paffe, 
en  fe  décompofant ,  à  l'état  d'argile  blanche  rérraâaire,  499. 
n'eft  point  un  produit  du  feu  ,  530  cV  fui».  Eft  la  roche  h 
plus  ancienne  du  globe ,  531  cV  fuiv.  Regardée  comme  inex- 
plicable par  M.  de  Luc  ,532,  533  ;  &  comme  une  roche  fe- 
condaire  par  M.  Faujas ,  ibid.  &  648 ,  649.  Comment  on  peut 
concevoir  la  formation  du  granité  par  crïMYïkùofc,  534  <f 
fuiiK  Ne  doit  point  être  confondu  avec  les  grès  ,  536 ,  539. 
Forme  les  montagnes  les  plus  élevées  de  notre  continent,  538* 
On  y  remarque  auffi  des  lits  où  couches  de  différentes  épatf- 
feurs,  ibid.  Pourquoi  ces  couches  ne  fe  rencontrent  point  dans 
les  granités  roulés,  539.  En  quoi  1e  tiflu  des  granités  diffère 
de  celui  des  roches  concrètes,  539,  540.  Ses  parties  compo- 
santes font  contemporaines,  541  \  &  démontrent  qu'il  a  été 
formé  par  criftailifation ,  542. — compofé  de  deux  efpècesde 
pierres,  ibid*  —  fecondaire,  ce  que  c'eft,  543»  Granité  com- 
pofé de  trois  efpèces  de  pierre ,  ibid.  cV  fuiv.  —  proprement 
d" 9  544-  —  vert  attirable  à  l'aimant,  ibid.  —  dit  oriental, 
545.  Deftruwtible,  ibid.  —  noir  orientaf,  ibid.  Ses  variétés 
font  tf és-n&mireufes ,  546,  Granité  veiné  t  ce  mie  Cdti  557» 
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Les  bafaltes  paffent-ils  à  l'état  de  granité,  comme  ïe  préfume 

-M.  Faujas?  648  &  fui». 
Cr  anitello  des  Italiens ,  ce  que  c'eft ,  H,  421 ,  note  138.  Sa 

grande  analogie  avec  le  bafalte  granitoïde  de  M.  Faujas ,  651 , 

note  124.  Eft  un  produit  des  ancieps  volcans, 65a.  Commua 

dans  le  Paduoan  &  dans  l'Etat  de  Venife ,  ibid. 
CR AfviER ,  produit  par  la  deftruôion  des  roches  primitives  , 

II  ,  581-  Réuni  par  un  ciment  calcaire  ou  quartzeux  ,  voye» 

Poudingue. 

Gravité  spécifique,  voyez  Pefanteur.  ^ 

Gren  at  ,  a  quelquefois  la  couleur  de  l'hyacinte ,  ce  qui  n  em- 
pêche pas  qu'il  n'en  diffère  à  tout  autre  égard  ,  Il ,  283  «• 
fui».  340.  En  quoi  fa  forme  criftaïline  diffère  de  celle  de 
l'hyacinte,  285.  Grenats  du  Puy,  font  des  hyacintes,  288. 
Grenat  proprement  dit,  regardé  comme  congénère  avec  les 
fchorls ,  304  cV  fui».  Son  tiffu  lamelleux  n'eft  pas  toujours, 
fenfible,  308.  Grenat  impur  ou  non  mûr,  309,  34*.  Eft  ^u" 
vent  attjrable  à  l'aimant ,  311  ;  lors  même  qu'il  eft  ^[P*- 
rem,  318.  Les  grenats  paroiffent  devoir  au  fer  leur  fufibilité 
fans  intermède,  312,  319.  Ceux  des  laves  à  œil  de  perdrix 
font  infufibles  au  feu  le  plus  violent ,  ibid.  &  $82.  Le  grenat 
fe  trouve  fréquemment  avec  les  fchorls,  313  ;  &  fur- tout 
dans  les  roches  feuilletées  du  fécond  ordre,  313 ,  314-  Carac- 
tères djftinûifs  du  grenat,  317.  Contient  quelquefois  beau- 
coup de  fer ,  318.  On  le  défîgne  alors  fous  le  nom  de  grenat 
Jétain,  ibid.  Sa  forme  criftalline,  319  cV/wV.  Plus  ou  moins 
!   altérée  dans  les  produits  des  anciens  volcans  ,  330  cV  fui». 
—  de  figure  indéterminée ,  337.  —  en  maffes  granuleufes  , 
&c.  338.  —  eh  fable,  ibidjtes  différentes  couleurs  défîgnées  par 
dtfférens  noms ,  339  cV  fui». 
CaÈs  pur  &  homogène ,  eft  un  produit  de  la  criftalli&tion  con- 
fufe  du  quartz,  U,  153,  154.  Ses  principales  variétés ,  153. 
-,  impur  ou  rhomboïial ,  doit  fa  forme  au  fpath  calcaire  qu'il, 
contient,  I,  gbi,  525.  Se  trouve  plus  communément  en  criftaux 
folïtaires  que  le  fpath  calcaire  pur,  502.  Confondu  par  M. 
Ongnon  avec  d'autres  pierres  qui  ne  doivent  qu'à  leur  re- 
traite fur  elles-mêmes  leur  forme  rhomboïdale,  569.  En  quoi 
U  en  diffère ,  570.  Gxès  grenatique ,  U,  338.  Grés  micacé  pri- 
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mitif ,  5^4.  Grès  fecondahre ,  fotraé  à  fa  manière  des  pœ- 
dingues ,  582.  Différentes  vfortes  de  grés  mélangés  %  && 
. — ferrugineux,  584.  En  quoi  les  grès  mélangés  différent  des 
poudingues ,  ibid. 

Grign ard  &  Gale  ,  ce  que  c'eft ,  1 ,  470 ,  479. 

Grotte  de  Fin  g  al,  eft  un  des  plus  beaux  monumensdeli 
Nature,  II,  631. 

GRUMILLONS  des  Forgerons,  ce quec'eft,  III,  175.  PreTeotenc 
des  criftaux  de  même  forme  que  la  mine  de  fer  fpécuiairt  de 
Framont,  ibid. 

GUEUSE,  voyez  Fonte  de  fer. 

GuHR  crétacé ,  voyez  Lait  de  Inné.  —  gypfeux ,  1, 472. né* 

talfique  ,  ce  que  c'eft,  III ,  12  —  martiai ,  donne  naîflânce 
à  l'hématite,  280;  &  à  des  mines  de  tranfport,  298.  —  <ft- 
tain ,  minéral  qui  en  réfuite ,  429. 

Gypse  ou  Pierre  à  plâtre;  fes  criftaux  portent  le  nom  de 
féUnito,  1 ,  441  cV  /«/y.  Eft  d'une  formation  poftérieure  aux 
roches  granitiques,  44a.  Sa  criftallifation  déterminée,  voyez. 
Sélénite.  Comment  la  forme  de  fes  criftaux  devient  indéter- 
minée, 467.  —fibreux  ou  ftrié ,  ibid.  —  étotfé,  468.  —  en 
mafles  globuleufes  ou  hémifphériques ,  ibid.  — •  en  fta/aâîtss 

•  ou  en  filets  roulés  en  forme  de  crofle ,  ibid.  —  en  végéta- 
tion ,  ibid.  —  par  dépôts  ondulés  ,  voyez  Albâtre  gypfeux^ 
—  criftailifé  confufément ,  voyez  Pierre  à  flâne.  —  en  co- 
lonnes formées  par  le  retrait  de  la  matière  gypTeufe,  475. 

H. 

Ixacbtes  DE  pierres  des  anciens  petrpfes,  H,  i6£. 
Halinatron,  1 ,  151. 

Balotkicbvm  de  Scopoli ,  1 ,  343.  Figure  de  fes  criftanx, 

ibid. 
BÉMAT1TE  ou  Terre  martiale  en  flalaQites  ,  n*i  point  encoie 
été  trouvée  fous  forme  criftalline  déterminée,  III,  a8a  €& 
«ne  mine  de  fer  qui  mérite  l'exploitation,. 269  ,  note.  Celle 
«le  couleur  rouge  ou  pourpre  porte  le  nom  de  fangaUe* 
«80.  Ses  autres  couleurs ,  ibid*  cV  fuip.  —  en  paillettes  0» 
*  petits  pointe  briflan*  Voyez  Eifinrom^ 
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HÉPAR ,  voyez  Foie  de  fiufre. 

Herbxje  ,  nom  de  l'argile  ou  terre  végétale  employée  comme 
fondant  dans  le  traitement  des  mines,  II ,  4. 

Homogénéité  ,  en  quoi  elle  confifte ,  1 ,  35  &  fitiv.  —  des 
fubftances  réfulte  de  leur  compofîtion  &  non  de  leur  agréga- 
tion 9  37.  Effets  qu'elle  produit  dans  la  crifkllifation ,  38.  La 
tranfparence  eft  un  de  ces  effets  ,  47. 

Horn-Blende  ,  nom  donné  par  les  Allemands  à  une  efpece 
de  fchorl  feuilleté ,  II ,  306 ,  309 ,  338 ,  348 ,  378.  Origine  de 
ce  nom,  413  ,  405. 

Horn-Stein  ,  nom  donné  par  les  Allemands  au  caillou  de 
roche ,  JI ,  p.  158 ,  note  195. 

HOUILLE,  voyez  Charbon  de  terre» 

Huile  corrosive  d'arsenic  ,  voyea  Beurre  iarfenic. 

Huile  de  chaux  ,  phénomène  qu'elle  prifente  avec  i'huilc 
de  tartre ,  1 ,  386. 

Huile  glaciale  D'ANTIMOINE  ,  voyez  Beurre  f anti- 
moine, 

Huile  minérale  des  Barbades,II,  592, 

Jïuile  de  tartre  par  défaillance,  1, 139. 

Huile  de  vitriol  glaciale  ,  1, 130.  native ,  ibii. — blan- 
che, 131. 

H  Yacinte  des  Anciens  ,  étoit  une  pierre  violette ,  II ,  282. 
—  orientale  eft  un  rubis  d'Orient  ^222 ,  282.  —  occiden- 
tale ou  de  Portugal,  voyez  Topai^  du  B  ré  fil.  —  vraie  ou 
proprement  dite  ;  fes  caractères  diftincYift ,  283  &  fuiv.'En  quoi 
elle  diffère  du  grenat ,  quoiqu'elle  en  ait  fouvent  la  couleur  , 
ibid.  Sçs  formes  criftallines  déterminées ,  284  &  fui».  Dite 
Byacinte  chryfoprafc,  287.  Dite  Vermeille ,  288.  Prife  pour 
un  grenat ,  ibid.  D'un  blanc  criftaliin  ,  288  ,  289  ,  301. 
Dite  miellée,  289*  Blanche  de  la  Somma,  290.  Brune  de  la 
Somma ,  dite  Hyacinte  volcanique ,  en  quoi  elfe  diffère  des 
autres  hyacintes,  291.  N'eft  point  un  produit  du  feu  des  vol- 
cans, 293  ,  296.  Informe  ,  tl'un  blanc  mat.  295.  Autres  cou- 
leurs de  cette  hyacinte ,  ibid.  Blanche  cruciforme ,  ou  hya- 
cinte made ,  299  &  /«/*>.  De  deux  couleurs  diftinûes  fur  le 
même  criftal ,  302.  —  en  cailloux  roulés ,  302.  Blanchie  au 
feu,  dite  Jargon  d'fyacinte ,  ïbid.  —  d'Efpagne  ou  de  Conf 
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poflelte  n'eft  qu'un  criftal  de  roche  coloré,  78.  Voyez  Fe*§i 

Hyacinte.  Hyacinte  grenat  des  Joafllers  ,  340. 
H  yDROPH anb  ,  regardée ,  par  M.  Sage ,  comme  Un  méFzn* 
de  calcédoine  &  de  zéoïite ,  II ,  47-  Regardée  comme  nt* 

forte  d'opale ,  145. 
Hystérolites  minéralifées  en  fer,  III ,  279. 

J. 

Jjêcîuta  la  Bella  des  Joaiïlers  ;  ce  que  c'eft ,  H ,  34a 
Jade  ou  Pierre  divine,  n'a  point  encore  été  trouvé  fous  forme 

criftaHine ,  II ,  431.  Ses  caraûères  diftinaifs ,  ihid.  &  /«r. 
Jargon  d'Auvergne  ,  II ,  117.  Jargon  d'hyacime,  3» 
Jargon  de  Ceylan  ,  fa  forme  criftaHine ,  Il ,  aao^  Ses  ânes 

caractères  diftinâffs ,  230.  Eft  la  plus  pefante  des  gemmes  , 

&  paroît  devoir  confHtuer  une  efpèce  particulière  j  ibîL  De 

couleur  d'hyacmte,  28a. 
Jaspe-Agate  ou  Agate  jafpée ,  II ,  147.  —  par  filon ,  159, 
Jaspe  en  jfc/affi*«,  II,  141-  Se  trouve  quelquefois  mêlé  à  la 

fubftânce  de  l'agate,  147.  En  quoi  il  diflere  de  l'agate,  ikl 

—  en  grandes  malles ,  164.  Dit  tttHverfel  à  jéfpe-ag*te,  ibid. 
D'une  feule  couleur,  165.  —  fleuri  ou  panaché,  iM.  Dit 
héliotrope  ou  fanguin,  166.  Bois  jafpffiés,/W.  Groffier  o» 

*  très-ferrugineux ,  voyez  Sinope,  EmeriL 

J  ASPON  YX ,  ce  que  c'eft ,  Il ,  150. 

Jais  ou  Jayet  ;  fon  origine  végétale,  II,  5B9.  En  quoi  H 
diffère  du  charbon  de  terre ,  593.  Le  tiffu  ligneux  y  eft  fou- 
vent  très-reconnoiffable ,  ibid.  — *■  en  forme  de  ké*t9  594. 

ICHTYOLïTES  ,  voyez  Poiflbns  pyritifés  ,  &c. 

Incrustations  séléniteuses  ou  gypfeufis,  1, 333,469. 

—  calcaires  ,  563. 

Inverse  :  ce  que  ce  terme  défîgne  dans  les  crifttux,  I,  T3* 

97- 
Iris  dans  les  criftaux ,  ce  que  c'eft ,  II,  1 13. 

Ivoire  fossile,  II,  608, 609. —  trouvé  le  long  desjrinri* 

paux  fleuves  de  l'Europe,  &  par  quelle  raifon,  ibid. 
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K. 


K 


aolin,  nom  chinois  de  l'argile  blanche  réfraôaîre;  yoyes 
jirgile, 

KARABÉ  ou  Jmbrc  jaune ,  voyez  Succin. 

Kermès  minéral  ,  1 ,  289.  —  natif,  ou  mine  d'antimoine 
rouge  granuleufe,  III ,  60  6*  fuip. 

Kneiss  ,  nom  donné  par  les  Saxons  aux  fchiftes  quartzeux 
micacés,  II,  354,  536  ,  557  ;  voyez  Roches  feuilletées  graui- 
toïdes. 

Koralxen-erzt  des  Allemands ,  ce  que  c'eft,  III,  160. 

Kupfernickjel  des  Allemands ,  eft  un  mélange  très-intime 
de  différentes  fubflances  métalliques,  111, 136»  Quelques-uns 
voient  dans  Ton  régule  un  demi -métal  particulier ,  qu'ils  nom- 
ment Nickel  :  voyez  ce  mot.  Il  accompagne  d'ordinaire  fa 
mine  de  cobalt  grife ,  144.  N'a  point  encore  été  trouvé  fous 
une  forme  criftalline  déterminée,  ièid.  Ses  fleurs  natives ,  149* 
-—tenant  or,  14a,  484* 


L. 


JL 


ACS  primitifs  ,  révolutions  qu'ils  ont  caufées  fur  notre 
globe ,  FI ,  606.  —  ont  donné  lieu  ,  par  leur  irruption  y  à 
d'autres  lacs  qu'on  peut  appeler  feconiaires ,  6c6 ,  note. 
LAINE  PHILOSOPHIQUE  ou  Fleurs  de  linc  artificielles,  III, 
80.  Prifes  pour  un  fer  déphlogifliqué ,  converti  en  amiante, 
ibié, 
L  ait  db  lune.  On  nomme  ainfî  un  guhr  crétacé  ou  une 
craie  non  diffoute ,  chariée  par  les  eaux.  Cette  craie  ,  en  fe 
defféchant ,  forme  V Agaric  minerai. 
LAITIER  de  volcan  ,  voyez  Verre  naturel.  —  des  fourneaux, 
criftaux  de  fer  qui  s'y  forment  ,111, 171  &  fuip.  On  en  trouve 
suffi  dans  les  laitiers  de  chaufferie,  175. 
Laiton  ou  Cuipre  jaune  ;  fes  formes  criftallines  branchues  dé- 
rivent de  l'oôaédre  ,  III ,  309. 
Lapillo  ou  Rapillo  ,  ce  que  c'eft  ,  II ,  639* 
1»APis  LjIzuli  eft  une  zéolite  bleue ,  colorée  par  le  fer,  II, 
39*  On  ignore  de  quelle  nature  eft  le  fol  où  cette  pierre  fe 
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rencontre ,  ibii.  Contient  rarement  de  Por,  go.  —  faux  ,  dtt 
Lapis  Armenus  :  voyez  Pierre  Arménienne* 

Laves  ,  quelles  font  les  principales  matières  qui  (ont  cutréeJ 
dans  leur  compofition ,  II ,  629.  Pourquoi  la  plupart  (ont  at- 
tirantes à  l'aimant ,  ibii.  Leurs  caraâères  diftindifs  &  Ictus 
différentes  fortes ,  637  cV  fuiv.  —  compaSes ,  la  plupart  des 
Obiervateurs  y  rapportent  les  bafalte*  en  colonnes  ,  637. 
—  poreufes ,  638.  —  cellulaires  oufpongieufes  ,  639.  - —  feuil- 
letées ,  640.  —altérées  par  les  acides ,  &c.  64a  cV/iiV.  —  dite» 
à  yeux  de  perdrix  ,  ce  que  c'eft ,  331  *  65*-  —  argiles fes  ou 
décompofées ,  655.  —  effleuries ,  656.  —  cellulaires  blanchis, 
&c.  ibid.  —  falines ,  657. 

Lessive  caustique  ou  des  Savonniers ,  I,  277  &  078» 

Liège  de  montagne  ,  forte  d'amiante ,  II ,  517.    • 

Lin  fossile,  forte  d'amiante,  II,  517. 

Lion  rouge  des  Alc/umiftes ,  ce  que  c'eft,  I,  407. 

Liqueur  des  cailloux  ,  I*  411. 

Liqueur,  fumante  de  Boyle  ;  aûion  de  ce  foie  de  Ibufrt 
cauftique  fur  Téthiops  minéral ,  1 ,  285.  —  de  Libapius  ,  ce 
que  c'eft ,  396. 

Litharge  eft  fufceptible  de  criftallifation ,  1, 18J,  284- 

Lu  dus  Helmontji  ne  font  point  une  vraie  aUbdlUkàon  , 
J ,  439.  Leur  defeription ,  565  &  fufo.  — de  nature  quartxeufr 
ou  fîliceufe,  II ,  136.  —  à  compartimens  vides»  dits  Pierres 
cfoijbnnées ,  137 ,  138*  —  dans  le  jayet ,  594.  —  marneux  > 
604.  —  argilofo-ferrugineux ,  III ,  302. 

Lumachelles  ou  Marbres  coquilliérs ,  appartiennent  aux 
roches  mélangées,  formées  par  infiltration,  II,  571 ,  572. 
En  quoi  ces  marbres  diffèrent  des  brèches ,  575.  Ce  qui  lés 
compofe ,  ibid.  &  576.  —  opalifées  de  Bleyberg  en  Carinthie, 
575.  Leurs  différens  noms ,  576. 

JLumiÈRE  DU  soleil  ;  fon  acide  eft  celui  que  je  déflgne  fous 
le  nom  d'Acide  phofphorique  ou  univerfel9 1 ,  109.  Fait  crifiat- 
iifer  l'alkali  fixe  végétal  au  foyer  d'une  loupe,  140.  Son  aâion 
colorante  fur  le  phofphore  &  l'acide  nitreux*  132;  &  fur  b 
lune  cornée ,  III ,  466.    * 

Lune  cornée  artificielle  :  figure  de  fes  criftaux ,  I  f  390. — Na- 
tive pu  mine  d'argent  ççrneç,  III,  563  &fiiy.  Sa  couleur 

blairé* 
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blanche  s'altère  à  l'air  libre,  466,  Etdanslefein  de  la  terre È 
ibid. 

M. 

-Maçonnerie  ne  s'exécute  qu'à  l'aide  de  la  criftallifatfon ,  If, 

.  524  6*  fiiiiK  Comparaifon  de.  nos  ciments  anificicfs  avec  ceux 
que  la  Nature  emploie  à  la  réunion  des  roches  concrètes  ou 
conglomérées,  ibiL 

Macles  ,  quels  font  les  criftaux  qu'on  défîgne  amfî  >  1 ,  93  ;  II , 
435.  —  du  fef  de  Saignette ,  217,  —  do  foutre ,  294.  —  de 
Tel  ammoniac,  383.  —  gypfeufes ,  445 ,  448 ,  449 ,  450 ,  456. 
«—de  fpath  calcaire,  517.  —  de  criftai  de  roche ,  II,  99. 
—  du  rubis  fpinelle  ,  227 ,  228»  —  d'byacinte  blanche ,  299 , 
300.  —  de fchorl  noir ,  390,  407 , 416.  —  de  fchorl  blanc. 
40O> —  dkes  Pierres  de  Croix,  435  6* /«xV.  -—  de fefd-fpath , 
476  &fuip.  —  pyriteufes,  111,222,  227,  257  cV/wu. —  de 
mine  de  fer  hépatique,  258, 273,  277.  —  de  mine  d'argent 
grife,  328.  —  de  galène ,  369.  —  des  criftaux  d'étain ,  417  , 
420*  —  d'argent  natif,  434. 

Madrépores  changés  en  agate ,  n ,  160 ,  161.  —  en  pierre 
calaminaire ,  III ,  85*  —  en  mine  de  fer  brune  ou  hépatique, 
078. 

Magistère  De  bismuth  ,  1 ,  373. 

Magnésie  commune  ,  en  quoi  elle  diffère  de  la  magnéfie 
du  fei  d'Epfom,  l,  305.  Combinaifon  de  cette  dernière  avec 
l'acide  vitriolique  ;  voyez  Vïniol  de  magnéfie.  Cène  magnéfie 
du  fei  d'Epfom  ou  de  Sedliti  eft  commune  dans  les  ferpen- 
tines,  les  ftéatites,  &c.  308.  Regardée  par  M.  Sage  comme 
une  modification  très-particulière  de  la  terre  métallique  du 
zinc ,  ibid.  Paroît  être  la  caufe  de  l'onûuofité  du  talc,  de  la 
ftéatite  &  de  la  ferpentine ,  II ,  502.  Se  trouve  auffi  dan» 
l'asbefte  &  même  dans  l'amiante,  507. 

Magnétisme  n'exifte  dans  le  fer  qu'en  vertu  d'une  certaine 
difpoûtion  des  molécules  de  ce  métal ,  II ,  349. 

Malachite  incruftant  des  octaèdres  de  mine  de  cuivre  vf» 
treufe  grife  ,  III ,  339.  Doit  fon  origine  h  la  décompofitiofi 
Jpontanée  des  mines  jaunes  de  cuivre,  352. .-—  fuperûciellè 
CrifiaUogr.  Tome  IJL  Ll 
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fur  la  mine  de  fer  hépatique ,  porte  le  nom  de  mine  de  cnim 
fiyeuft  ou  fatinée,  354-  —  foiide  en  ftaladites  ,  itef.  eY /èîr- 
Enveïoppe  fouvent  un  noyau  de  mine  de  fer  hépatique  ,  355. 
Mêlée  d'azur  ou  de  mine  rouge  de  cuivre  ,  ibid.  Teinte  ea 
brun  par  le  fer ,  prend  le  nom  de  mine  de  cuivre  vitreafe 
noire  ou  couleur  de  poix ,  ibid. 
fA aLTHE  ,  voyez  Poix  minérale. 

MaNGAJïaise  regardée  par  quelques  Chimiftes  comme  use 
fubftance  métalliqiie  particulière  ,111,3,91  &fuip.  A  d'abord 
été  prife  pour  une  mine  de  fer ,  89.  Pourquoi  nommée  Sawoa 
des  Verriers ,  ibid.  Regardée  par  d'autres  comme  une  pierre 
d'un  genre  particulier,  90.  Régule  mixte  qu'on  en  obtient, 
ci  y  fuiv.  Peut-on  le  confldérer  comme  une  nouvelle  fubf- 
tance métallique?  99  &  fui».  Chaux  de  la  manganaife  com- 
parée avec  le  précipité  noir  que  les  acides  dégagent  du  zhlc, 
100.  Forme  criftalline  déterminée  de  ce  minéral ,  101.  Ses 
formes  indéterminées ,  103  cV  fui».  Manière  de  la  diffinguer 
des  mines  d'antimoine  grifes  ,  104.  —  en  ftalaâïtes  comme 
l'hématite ,  105.  —  en  chaux  noire  ourougeâtre  ,107. — Im- 
pure, mêlée  de  terre  martiale  ,  dite  Périgueux,  108. 
Marbres,  ne  font  pas  toujours  compofés  de  débris  de  poly- 
piers &  autres  corps  marins,  I,  571.  Ceux  qui  en  font  dé- 
pourvus regardés  comme  primitifs,  ibid.  Les  plus  purs  font 
<îe  couleur  blanche ,  grife  ou  noire ,  572.  La  criftallifation 
confufe  du  marbre  comparée  à  celle  du  fucre,  ibid.  Pour- 
quoi les  marbres  ne  fe  divifent  point  en  lame*  comme  le 
fpath  en  criftaux  déterminés ,  573.  En  quoi  le  marbre  blanc 
diffère  du  criftal  d'Iflande ,  ibid.  Sa  dureté  n'eft  point  fe 
produit  du  deffèchement  comme  dans  les  pierres  a  chaux 
plus  groffières ,  ibid.  Raifon  des  étincelles  qu'il  donne  quel- 
quefois avec  le  briquet,  ibid.'Les  veines  du  marbre  de  Carart 
fouvent  produites  par  des  criftaux  de  fer  oâaèdres  attirantes 
à  l'aimant ,  ibid.  Les  marbres  colorés  appartiennent  la  plu- 
part aux  roches  mélangées  formées  par  criftallifation ,  57^ 
Marbre  ftatuaire ,  ibid.  —  grec  ou  falin ,  ibid.  —  noir,  576. 
Marbres  mélangés  primitifs ,  font  partie  des  montagnes  pri- 
mitives du  fécond  ordre,  II,  567.  On  n'y  trouve  aucuns 
wftigea  de  corps  marins,  568,  Leurs  différentes  couleurs , 
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569.  Leur  anaïyfe  par  M.  Bayen ,  570.  Formés  par  la  réunion 
de  divers  débris  ou  fragmens  de  marbres  primitifs,  voyez 
BrècÀes.  —  coquilliers ,  voyez  LumachelUs.  —  africain ,  eft 
une  brèche  mixte.  579.  —  de  Florence, 'de  Hefle ,  &c.  font 
des  pierres  fciffiies  fufceptibles  du  poli ,  603, 

Marcassite  ;  ufage  qu'on  en  fait ,  III ,  oS.  —  cubique  IifiTe, 
fes  modifications,  210  cV  fuiv.  —  en  cubes  ftriés,  fçs  modi- 
fications, a  16  cV  fuiv.  Celles  qui  font  répandues  dans  les 
fchiftes  argileux  font  d'une  origine  antérieure  à  ces  même» 
fchiftes,  211.  Sont  nées  dans  le  fluide  aqueux,  217;  &  ce 
fluide  paroît  avoir  été  Peau-mère  des  criftallifations  primi- 
tives, 219.  Origine  plus  récente  des  marcaifîtes  des  filons, 
ibid.  La  marcaffite  dodécaèdre  à  plans  pentagones,  eft  un* 
modification  du  cube  (trié,  224  cV  fuiv.  Celle  à  foixante-/ 
douce  facettes  eft  une  macle ,  227.  Modifications  de  la  mar- 
caffite  dodécaèdre  à  plans  pentagones ,  ibid,  cV  fuiv.  —  oc- 
taèdre aluminiforme  ;  fes  modifications ,  235  cV  fuiv.  —  dite 
hémifphériqut ,  238.  —  rhomboïdale ,  242.  —  prifmatique 
hexaèdre ,  243 ,  255.  —  tenant  or ,  48a.  ^ 

M  AUNE ,  eft  un  mélange  d'argile  &  de  terre  calcaire ,  1 ,  576  f 
II ,  603.  Se  trouve  communément  dans  les  montagnes  ter- 
tiaires, 607  &fuiv.  Ses  différentes  couches  ,  612,  615»  Voyez 
.  Pierres  marntufes. 

Massicot,  efpèce  de  chaux  de  plomb,  I,  283.  —  natif; 
ce  que  c'eft ,  III ,  405. 

Matière  (  la  )  n'eft  point  homogène ,  1 ,  35. 

JVTaïièile  grasse  des  sels;  fon  origine,  1,55.  Paroît  être 
la  caufe  de  l'infolubilité  de  quelques  criftaux  dans  l'eau,  56. 
Regardée  par  M.  Sage  comme  une  efpèce  de  phofphore  tej> 
reux ,  57.  Contenue  dans  les  eaux-mères  des  criftallifations 
primitives,  %$\  II,  587.  Paroît  avoir  donné  naiiïance  au- 
foufre,  II,  563  &  564;  &  avoir  concouru,  avec  des  débris 
de  matières  animales  &  végétales,  à  la  production  des  bi- 
tumes ,  587 ,  589. 

Melons  du  Mont-Carmel  ;  ce  que  c'eft ,  1 ,  50  ;  II ,  139. 

MENSTRUE,  fynonyme  de  diJfolvant.Voyez  Acides,  Alkalu,. 
Eau ,  Mercure ,  Arfenic ,  Foie  de  foufre*  &c. 

J&3RCU&È;  peut  être  confidéré  comme  un  métal  fluide  j  UT, 

U  ij  * 
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"  ,  p0urflu6i  cette  fubftance  eft  fi  rarement  «nie,  comn* 
IhVérafifateur,  à  d'autres  fubftances  métalliques,  M- SuW; 
"^rLierreufes  qui  lui  fervent  de  gangues,  M.  —  vierge 
r SET**  Conieôure  te  h  «*^  J-*^ 
«  l'amenok  au  point  de  poavo,r  «*f*  »  ***  ^ 
fi,lfnr«ire.  vovea  Chair*.  —  mméralifé  par  le  fourre  &  le 
Se  161  &  Par  l'arfenic,  fuivam  Linné,  ihii.  Sa  m* 
£S,\  £'*■*«*  **  .*,  ife.  -  «  chaux  « 
précipité /»er/i  natif,  I63. 

Mercure  corné  ,  1 ,  39** 

Mercure  de  vie,  voyez  Poudre d  Jlgarot*. 

Mercure  rioux i  figure^ fes cnftaux,  1 , 39»- 

MERCURE  TOLIÈ,  voyez  Sel  atêteux  mtrcuruL 

MàRE  d'émeraude,  voyez  P.rafe. 

Métaux;  ce  qui  le,  compofe,  ffl,  a.  Quels  font  œux  qae 

nous  codifions,  4.  ^J^^.r^ tfSi 

-  faptfAt ,  îbid.  Leurs  caractères  diAmaA, ,  S  *  '"•£* 

font  ceux  qu'on  appelle  vierges  ou  Mjtfk,  8.  H  s'en  rwve 

sparmi  ceux-ci  qui  font  de  formation  fecondaire,  13.  Confia 

dérés  dans  leurs  divers  états ,  16  cV  fah. 
Mie  a  -  tes  rapports  avec  la  ftéatke  &  la  plombage  du  mdyb- 
dène ,  II ,  5<*>.  Éft  plus  homogène  que  ces  deux  autres  fubF- 
tances*,  ibid.  Dans  quelles  roches  ii  fe  rencontre,  $o%.  Se» 
caraaères  diftindifs,  504.  Sa  pefanteur  fpécifique  eft  à  peu. 
rprès  là  même  que  celle  de  l'amiante ,  509.  Sa  forme  crif- 
talline  déterminée ,  509, 510.  Ses  principales  vanéxès  ,  510, 

y  fttiv. en  grandes  feuilles,  dit  Verre  deMofcone,  513* 

blanc  opaque ,  dit  Argent  de  chat,  514,  —  jaune  opaque, 

-dit  Or  de  chat,  îbid.  —  en  malles  écaHleufes  ou  feuilletées, 
Md. ferrugineux  gris  ou  bleuâtre ,  eft  mie  mine  de  trarf- 

port,  ffl,  303. 

Moralisateurs  des  mines  primitives ,  vont  le  loutre  ai 

•  l'arfenic ,  Hl ,  D  &  Jkb.  —  acides  ou  alkalins  produits  par  h 

décomposition  des  mines  primitives,  n.  C'eft  avec  raifon 

qu'on  a  mis  l'arfenic  au  nombre  des  minéralHateurs  ,  ai  6r 

•/tir.  Le  mercure  exerce  auffi  quelquefois  fes  fbnôion?  de 

minéralifateur,  15,  ai. 

Minéralogie  ;*e  qui  conftUue  cette  feience,  ÏÏI ,  8.  voyes 

Mina  ou  Minéraîu     . 


des    Matières,        535 

Mines  ou  Minerais,  fe  partagent  en  deux  claffçs  très- 
diftinâes,  III,  9.  Caraâères  diftin&ifs  des  mines  de  h  pre- 
mière claffe,  ibia\  Origine  de  celles  de  la  féconde  claife,  il. 
Celles -ci  font  auffi  défignées  fous  le  nom  de  fpathiqucs  ou. 
de  calciformes,  ibid^  Autres  dites  de  tranfport,  13.  Celles-ci 
forment  des  dépôts  non  criftailifés  ,14.  Quelles  font  les 
mines  de  filons ,  15.  Dans  .quelles  montagnes  fe  rencontrent, 
les  mines  qui  font  diftribuées  par  couches,  II,  608. 

JMjnivm ,  comment  il  fe  forme,  I,  283..—  najtif;  ce  que. 
eeft  ,  III ,  405. 

Miroir  d9an;e,  voyez  Sélénite. 

Wispickel  ,  ou  Pyrite  blanche  arfenicale ,  rangé  par  M.  Berg- 
man avec  l'arfenic  natif,  III,  19,  22  :  il  en  diffère  cepen- 
dant à  plufieurs  égards,  22,  2g.  Eft  fouvent  cobaltique  ou. 
argentifère,  27.  Sa  forme  criftaltine  déterminée,  28  cV  fuivr* 
&  indéterminée,  31.  —  tenant  or,  4^ 

Mixtes  ;  quels  font  les  plus  fimples  que  nous  connoiffions 
fous  forme  concrète  ou  criftallifée,  I,  31. 

MOELLE  de  pierre  ou  de  rocher*  On  a  donné  ce  nom  à 
FargHe  blanche  qui  naît  de  la  décompofition  Jpontanée  du^ 
feld-fpath,  &c.  II,  498. 

Molécules  homogènes >  réfultent  de  la  combmiibn  de- 
principes  hétérogènes ,  1 ,  35 ,  37.  —  intégrantes  ou  {Imtf 
laires.  En  quoi  elles  diffèrent  des  molécules  primitives  ou-. 
conffituantes ,  22.,  23.  La  figure  de  ces  dernières  nous  eft 
inconnue,  74, 105.  Celle  des  molécules. intégrantes  ne  devient- 
fenfible  que  par  leur  agrégation ,  106. 

Molybdène  ou  Plombagine,  eft  le  minéral  vulgairement 
connu  fous  les  noms  de  Crayon  noirâtre  de  de  mine  de  plomb  9 
U ,  501  ;  de  M.  Scheele ,  regardé  par  ce  Chimifte  comme  une 
fubftance  métallique  particulière,  qu'il  diftingue  de  la  plom- 
bagine, ibid.  III,  4.  —  tenant  or,  484* 

MONTAONEs;  leur  diftinâion  en  primitives  &  feconiaires-  *. 
U?  5$f  57**  Subftances  qui  compofent  les  montagnes  fe- 
tpndaircs  &  tertiaires,  588,  604,  605.  Ces  dernières  bien 
reconnues  par  le  Doâeur  Pallas ,  606  cV  fui».  La  température 
des  hautes  montagnes  eft  aujourd'hui  bien  différente  de  ce 
qu'elle  étoit  torique  la  mer  couvrait  encore  la  majeure 

Uiit 
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partie  du  globe,  600,  601.  Montagnes  h.  couches  marines 

fur  des  montagnes  volcaniques ,  618 ,  619.  Quelles  font  les 

montagnes  à  filons?  658.  Quels  minéraux  fe  rencontrent 

dans  les  montagnes  tertiaires,  III,  13. 
Mortier  ;  fa  folidité  dépend  de  fa  criftallifation  plus  oa 

moins  parfaite ,  II ,  526.  Principale  caufe  de  la  dureté  de 

celui  des  Romains ,  ibid. 
Moyances  ;  ce  que  c'eft,  I,  474* 
Mucken-pulver  des  Allemands;  ce  que  c*eft,  m,  25. 
Mundic  ;  quelques-uns  nomment  ainfi  le  Mifpickel  ou  pyrite 

blanche  arfenicale,  III,  411. 
Murrhins  (vafes);  ce  que  c'étoic  chez  les  anciens  ,1,  3. 


N. 
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aphte;  ce  que  c'eft,  II,  592.  —  blanc  de  Perfe,  ihii. 

—  noir,  voyez  Pétrole.  En  quoi  le  naphte  diffère  du  pé- 
trole, 594. 

Natrok  ou  foude  blanche  d'Egypte,  I,  147;  voyez  JlkaU 

fixe  minéral. 

Neige;  fa  criftallifation,  I,  4,  383-  —  ^antimoine,  voyex 
Fleurs  argentines  d'antimoine. 

Nickel  ,  regardé  par  plufieurs  Chimiftes  comme  une  fubftance 
métallique  particulière ,  III ,  3 ,  136.  Efl  le  régule  mixte  ob- 
tenu du  minéral  cobaltique  appelé  Kupfernickel  ;  voyez  ce 
mot.  Sa  forme  criftalline  indéterminée,  121.  Contient,  outre 
le  cobalt ,  du  fer ,  du  cuivre ,  8c  fouvent  de  l'or  &  de  l'argent» 
137 ,  140.  Caraâères  particuliers  de  ce  régule  mixte ,  138.  Il 
eft  prefque  impoffible  de  le  débarraffer  entièrement  du  fer 
qu'il  contient ,  139. 141 ,  143.  Sa  mine  qualifiée  par  M.  Berg- 
man, de  Régule  natif  de  nickel ,  145. 

JV7a  AinvM,  Pompholix,  Laine  ou  Coton  philoso- 
phique; voyez  Fleurs  de  ^inc. 

Nitre  ou  Salpêtre;  naturel  ou  tout  formé  dans  certaines 
plantes ,  1 ,  13a ,  145, 357.  —  artificiel ,  350-  Figure  de  Ce* 
criftaux,  351  &fitwm  renfermant  des  bulles  d'air  &  d'eau ,  355, 

—  dit  de  houjjage ,  356,  —  natif  des  Indes  &  d'Efpagne ,  ibia\ 
Voyez  Acide  nitreux* 
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NjTRE  a  bafe  argileufe;  figure  de  fes  criftaux  , 1 ,  363. 
MiTB.fi  à  bafe  calcaire;  figure  de  fes  criftaux ,  I,  360.  —  natif, 

ibid. 

Mitre  à  bafe  de  terre  abforbante  ;  en  quoi  il  diffère  du  nitre 

à  bafe  calcaire ,  1 ,  361.  —  natif,  ibid* 
Mitre  à  bafe  de  terre  pefante;  figure  de  fes  criftaux,  1 ,  363* 
Mitre  ammoniacal;  figure  de  fes  criftaux,  1, 359.  —  na. 

tif,  360. 
Mitre  antimonial  ,  à  peine  fufceptible  de  criftallifation,. 

l>  37i. 
Mitre  d'arsenic  ,  criftaflife ,  fuivant  Wallerius ,  1 ,  374. 

Mitre  de  bismuth;  figure  de  fes  criftaux,  I,  371. 

Mitre  de  cobalt  ;  la  figure  de  fes  criftaux  n'a  point  encore 

été  déterminée ,  1 ,  373. 

Mitre  cubique  ou  qu  adrangulaire  ;  voyez  Nitre  rhom- 

boïdaL 

Mitre  de  cuivre  ou  de  Vénus  ;  figure  de  fes  criftaux ,  I, 

366. 
Nitiuj  D 'ET ain  ,  fournit  difficilement  des  criftaux,  I,  368. 
Mitre  lunaire  du  a*  argent;  figure  de  fes  criftaux,  1,  364. 
Mitre  de  magnésie;  figure  de  Ces  criftaux,  I,  362. 
Mitre  martial  ;  figure  de  fes  criftaux ,  fuivant  Wallerius,  l9 

3*7- 
MlTRE  MERCURIEL;  figure  de  fes  criftaux ,  I,  369  &  370. 

Mitre  de  nickel  ;  figure  de  fes  criftaux ,  fuivant  M.  Sage  ,1, 

373- 
Mitre  de  plomb  ou  de  Saturne;  figure  de  fes  criftaux rI>; 

368  &  369.  x 

Mitre  rhomboïdal;  figure  de  fes  criftaux,  1,  357;  en> 

quoi  fes  trémies  diffèrent  de  celles  du  fei  marin,  358» 
Mitre  de  zinc  ;  figure  de  fes  criftaux,  1 ,  373. 


o. 


O 


chjo  di  TAVovm ,  forte  de  marbre  coquilKer,  II ,  576^ 
Ocre  ou  Chaux  de  zinc, III,  88.  — de  bifmuth,  118.  —  de 
cobalt,  145  &  fuip.  —  martiale  pure  de  couleur  jaune,  ou 
fafran  de  mari  apéritif ,  293.  — -  rouge  ou  fa fr an  de  mats  aflrùtr 

Uiv 
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gent  natif,  294.  —  martiale  imparfaite  de  couleur  Boire,  dite 
Çthiops  marnai  natif,  ibid.  —  martiale  bleue ,  voyez  BUa  de 
Truffe  natif.  —  martiale  impure  ou  mélangée  de  différentes 
terres  non  métalliques;  fon  origine,  297  &  fuiv.  —  dite 
Mine  de  fer  en  roche,  299,  —  en  gâteau,  30a  -—  en  géode  , 
voyez  Pierre  d'aigle.  —  en  grains,  en  pois,  en  fèves,  en 
amandes,  &c.  300.  Ocre  ou  chaux  rouge  de  cuivre,  337; 

—  bleue  ou  verte  de  cuivre  9  voyez  Bleu  8c  Vert  de  moaugBU 

—  de  pf omb  ;  fes  différentes  couleurs ,  405  6*  /wV. 
Ùcuius  mundi  ,  voyez  Hydrophone. 

Œil*  de  chat,  regardé  comme  une  forte  d'opale,  II,  14$ 
Autre  de  l'efpèce  du  faphir ,  243, 

Onyx,  eft  une  forte  d'agate,  II ,  149, 15&. 

Oolites  ,  Orobites  ,  Méconites,  Cenchbites;  voyes 
Jmmitcs.  Réunies  en  maffes  conglomérées,  ferment  certain* 
marbres ,  II ,  574.  Mine  de  fer  limoneufes  ou  de  transport 
qui  préfentent  ces  mêmes  formes ,  III ,  297 ,  300  Éf  fa». 

Opacité  des  crijtaux,  n'indique  pas  toujours  l'hétérogénéité 
de  leurs  molécules  intégrantes ,  1 ,  48.  Ce  qui  l'occafioime 
dans  les  criftaux  pierreux ,  ibid»  &  fuiv. 

Opale,  forte  d'agate,  II,  145. 

OPhite  des  anciens ,  voyez  Serpentin.  —  de  l'Auteur  de  YEffki 
fur  la  Minéralogie  des  Pyrénées  ;  ce  que  c'eft,  II,  560. 

Ofi.  ;  forte  unron  qu'il  contrade  avec  le  mercure ,  obfervée  car 
Brandt ,  III ,  6 ,  note.  —  dans  la  mine  griiè  d'antimoine ,  55, 
57  9  4^3» . —  dans  certains  kupfernickels ,  142,  484*  —  dans 
la  mine  de  fer  hépatique  en  cubes  ftriés ,  de  Sibérie ,  270  & 
fuiv.  —  natif,  eft  fufceptible  de  formes  criftallines  très-déter- 
minées ,  474  (S  fuiv*  —  natif  en  feuilles ,  dont  h  furfece  eft 
criftallifée ,  478.  Autres  variétés  indéterminées  de  l'or  natif» 
ibid.  b  fuiv.  —  natif  en  petites  lames  à  en  filets  capillaires, 
provient  de  la  décompofition  des  pyrites  aurifères, 479 & 480. 

—  natif  en  maffes  informes  &  en  pépites ,  480 ,  486.  Sa  mine 
pyriteufe  ou  fulfureufe ,  481  &  fuiv.  Autres  fubftances  miné* 
raies  qui  contiennent  de  l'or  natif  ou  mtnéraJifé,  483  &/*/*• 
« —  natif  de  féconde  formation,  485.  —  en  grains  on  en 
paillettes,  tranfporté  par  les  eaux  de  certaines  rivières  3  4W 
Ofmvk 
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OR.  BLANC ,  voyez  Platine. 

O&  de  chat,  forte  de  mica,  11,514. 

OR  FULMINANT,  I,  413. 

OH.  MCJSIT,  voyez  Aurum  mujlvum. 

ORPIMENT  natif,  Orpin  ou  Arfenic  jaune  foffile  ;  fa  gravité" 
spécifique ,  III ,  33.  En  quoi  il  diffère  du  réalgar ,  ibid.  &  39. 
N'a  point  encore  été  trouvé  fous  une  forme  criftailine  dé- 
terminée, 39. 

OSSEMENS  de  quadrupèdes  foffiles  ou  pétrifiés,  ne  fe  ren- 
contrent que  dans  les  couches  ou  montagnes  tertiaires,  II, 
608  ;  fur-tout  le  long  des  grands  fleuves ,  &  pour  quelle  rai» 
Ion ,  ibid.  note,  H  en  eft  de  même  des  oflemens  de*  cétacées 
foffiles,  ibid.  Pris  pour  des  os  de  géants,  609.  —  de  divers 
animaux  pénétrés  par  le  cuivre  ;  voyez  Turquoifes» 

p. 

Xànacée  mercurielxe,  ce  que  c'en,  I,  399. 

Patine  ,  combinaifon  de  l'acide  méphitique  avec  la  terre  du 
cuivre ,  1 ,  46. 

PAVÉ  ou  Chauffée  des  Géants;  voyez  Chauffées  bafaltiques. 

Psch-stein  des  Allemands  4  ce  que  c'eft  ,  II ,  639. 

PEPRA  QUADRATA  ou  Pierre  carrée ,  ce  que  c'efl ,  IH ,  267. 

PÉPERINES  ou  Piperines ,  en  quoi  ils  différent  des  roches 
glandufeufes  primitives  ,  II ,  566.  Globules  &  géodes  de 
différente  nature  qu'ils  renferment ,  653.  La  roche  aux  aga- 
tes d'Oberftein  regardée  comme  un  pépérine ,  ibid,  note. 

PEPERINO  ou  Pierre  à  bâtir  de  Rxraie,  eft  une  lave  compacta 
qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les  pépérines  ,  II ,  638  , 

*53- 
Pépites  D'OR  ;  ce  que  c'eft ,  III ,  486. 

Peridot  oriental  de  M.  Briffon  ;  fa  gravité  fpécifique  , 
II  v  348.  Defcription  de  celui  du  Cabinet  du  Roi ,  362 ,  note 
84.  Cette  pierre  eft  fufible  fans  addition  ,  363.  Péridot  de 
Ceylan;  fa  forme  criftailine  ,  364  &  fuiv.  —  du  Bréfil  ;  fa 
forme  criftailine ,  367. 

PÊrigveux ,  forte  de  manganaife  impure, III ,  108. 

Pesanteur  ou  Gravité  spécifique ,  eftjMLdes  caraâères 
diifinûifs  dei  fubftances  minérales,  I ,  GrflCce  fuit  point 
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639.  —  de  Came  ou  de  lavége  eft  une  pierre  oHaire  ;  voyw 
les  mêmes  rapports  que  la  dureté  fpécifique ,  63.  Tableau 
>  comparé  des  pefanteurs  fpécifîques  de  différentes  pierres  , 
437.  —  des  gemmes  ou  pierres  fines  :  voy*\  chacune  de  ces 
pierres  en  particulier.  —  des  fchorls  ,  II ,  348. 

Pétrification  ne  peut  avoir  lieu  fans  criftallifatîon,&  coo- 
féquement  fans  diifolution  ,11 ,  524.  Comment  conçue  par  M. 
de  Luc  ,  ibid.  &  fuiv. 

Pétrole  ,  tire  Ton  origine  du  charbon  de  terre,  II ,  591.  Se 
rencontre  communément  dans  les  pays  anciennement  voka- 
nifés ,  ibid.  Différens  lieux  d'où  on  le  tire  ,  ibid.  note  53. 

PETROSILEX  ou  Caillou  de  roche  :  lieux  où  il  fe  forme,  II» 
158.  Efpèce  qui  imite  la  variolite  ,  566. 

PetuntsÉ,  nom  Chinois  du  feld-fpath ,  II ,  494* 

Phlogistique  regardé  comme  un  des  quatre  principes  iècon- 
daires  ou  chimiques,  I,  10.  Quelles  font  les  fubftances  mé- 
talliques qui  en  contiennent  le  pi  us,  fuivant  M.  Bergman,  III, 
8 ,  nou.  —  entre  comme  partie  conftituante  dans  toutes  les 
mines  de  la  première  clafie,  9. 

Phosphore,  efpèce  particulière  de  foufre,  I,  158.  Sa  crif» 
tallifation,  159.  —  en  vapeur  :  voyez  Acide  phofpkorique  ia- 
flammable. 

Phosphore  de  Bologne  :  explication  des  phénomènes 
qu'il  préfente ,  1 ,  584  eV  fuiv.  —  comparé  au  phofphore 
artificiel  de  M.  Canton  ,  586. 

Phosphore  fluide  et  volatil  :  voyez  JcMt  phofpko- 

rique  inflammable, 
PiERR  e  d'Aigle ,  forte  de  mine  de  fer  limoneufe,  ni,  300.  —  ahh 
mineufe  de  la  Tolfa  ;  ce  que  c'eft,  II,  646.—  des  Amazones  eft  on 
jade  vert ,  II ,  432.  —  arménienne  ou  faux  lapis  eft  un  quarts 
coloré  par  de  l'azur  de  cuivre ,  II ,  167  ;  III,  351.  — de  Bear* 
eft  un  fpath  fufible  ou  vitreux ,  1 ,  617 ,  note.  —  de  Bologne  eft 
un  fpath  pefant  ou  ftlénitcux ,  I,  584.  —  calaminairc,  voyez 
Calamine»  —  carrée,  dite  aufli  Candas i  ce  que  c'eft  ,  UI,  268. 
—  à  cautère  ;  ce  que  c'eft ,  1 ,  277.  Preuves  de  la  préfence  de 
l'acide  igné  dans  ce  fel ,  278.  —  à  chaux  ordinaire  ,  Pierre 
de  taille ,  eft ,  comme  la  craie,  compofée  de  débris  de  corps 
marins ,  Il  ,.^7.  —  de  colophane ,  forte  de  Ptch-jUin,  U , 
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Ce  nom.  —  coquillière  ;  en  quoi  elle  diffère  des  marbres  lu- 
macfaelles,  II,  576.  —  de  corne;  voyez  Roche  de  corne;  voyez 
auffi  Horn-jlein.  Cette  dernière  a  auffi  été  défignée  fous  le 
nom  de  Pierre  cornée ,  II,  314,  note  15.  — divine  ,  voyez 
Jade*  —  à  écorce  ;  ce  que  c'eft  ,  II ,  643.  Bien  décrite  par 
M.  de  Sauffure,  ibid.  note.  —  à  feu,  voyez  Pyrites  &Mor- 
cajptes.  —  à  filtrer ,  forte  de  grès  poreux  i  II ,  153 ,  note* 
—  de  Florence  ;  voyez  Pierre  de  ruines.  —  de  foudre ,  voyez 
Pyrite  martiale  en  globules,  —  franche  :  ce  que  c'eft ,  1 ,  473. 

—  àfufil,  voyez  ift/ex.  —  de  Gallinace9  voyez  ^erre  </e  vol- 
can. —  à  huile  ,  voyez  Pierre  à  rafoir.  —  infernale  ;  ce  que 
c'eft,  I,  363.  —  de  Labrador eft  un  feld-fpath ,  II ,  457 ,  497. 

—  de  lard,  forte  de  ftéatite  ,  II ,  520.  —  de  lune  ,  regar- 
dée comme  une  forte  d'opale  ,  II ,  145.  —  de  lynx  des  An- 
ciens ;  ce  que  c'eft ,  II ,  282.  —  meulière  de  France,  eft  un 
quartz  carié,  II,  155, 156.  Ne  doit  pas  être  confondue  avec 
la  pierre  meulière  de  Suède,  156,  558.  Ni  même  avec  celle 
du  Rhin,  156.  Celle  de  Mefiine  eft  un  poudingue  lié  par  un 
ciment  calcaire,  582.  Celle  du  Rhin  eft  une  lave  poreufe ,  638. 
- —  néphrétique,  forte  de  ftéatite ,  II  ,  521  ;  ou  de  ferpen- 
tine  demi-tranfparente  &  fibreufe ,  ibid.  —  noire ,  elpèce  de 
fchifte  tendre  &  ferrugineux ,  II ,  598.  —  obfidienne  ou  de 
Galli n ace ,  voyez  Verre  de  volcan.  —  ollaire ,  eft  une  ferpen- 
tine  groffière ,  II  ,  505 ,  520.  Se  trouve  principalement  dans 
les  montagnes  primitives  du  fécond  ordre ,  503.  Celle  qui  eft 
feuilletée  eft  moins  fufible  que  laferpentine  proprement  dite, 
505.  Sa  denfité  eft  auffi  plus  confidérable,  509.  —  dite  Colu- 
hrine,  52a  — ollaire  tendre ,  521.  — feuilletée ,  ibid.  — dure 
&  fufceptible  du  poli  ;  voyez  Serpentine.  —  phofuhorique  dt 
Su  h/a;  ce  que  c'eft,  1,617,  note-  —  à  plâtre,  fait  quelque 
effervefeence  avec  l'acide  nitreux ,  en  raifon  des  molécules 
calcaires  qui  s'y  trouvent  interpofées,  I,  470,  471.  Ses  dif- 
férentes fortes ,  ibid.  &fuiv.  Defcription  de  la  carrière  gypfeufe 
de  Montmartre ,  472  cV  fuiv.  Voyez  auffi  Gypfe  &  Sélénite* 

—  de  poix ,  voyez  Pech-flein.  —  porc  ou  puante ,  elpèce 
de  marbre  falin ,  qui ,  lorfqu'on  le  frotte ,  exhale  une  odeur 
très-fétide ,  1 ,  574*  Employée  dans  la  fculpture  par  nos  Ancê- 
ue*  7  SIS*  Doit  être  dÛtinguée  des  fpaths  imprégnés  de  bi- 
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tumc  ,  ib'td.  —  à  rafoir,  force  de  fcbifte  argileux  ,  H  ,  S9h 
—  de  ruines  ou  marbre  de  Florence  ,  eft  une  pierre  fcHfile  >  II  f 
603.  Analyfée  par  M.  Bayen  ,  ibid.  —  fpéculaire  ou  Mirwr 
d'âne ,  1 ,  464.  —  de  touche  ,  Trapp  des  Suédois  ,  eft  un 
fchorl  argileux  en  grandes  mafies ,  II ,  309 ,  424  &  fuip.  Dif- 
férentes pierres  auxquelles  on  a  donné  le  nom  de  Pierre  de 
touche ,  428,  note  150 ,  &  p.  598.  En  quoi  elle  diffère  des 
ardoifes  &  fchiftes ,  430.  Eft  une  rocbe  mélangée  prhnitrft , 
561.  —  de  la  Vejfie  ,  voyez  Calcul.  —  de  Vbbic  ,  eft  une  lire 
poreufe ,  II ,  638. 
Pierres  ,  réfukent  d'une  combinaifon  faite  à  la.  manière  des 
feis ,  1 ,  426  &  fuip.  II ,  523.  Leur  infolubilité  dans  l'eau  n'eft 
point  une  raifon  fuffifante  pour  leur  refufer  le  titre  de  fcls, 

430.  Leur  analogie  avec  les  criflaux  falins  vulgairement  dits, 

431.  Faufle  idée  que  Ton  avoit  des  pierres,  434.  Leur  nature 
faline  eft  aujourd'hui  conftatée,  436*  Les  pierres  fimpfes  ré- 
duites à  dix  genres  principaux ,  ibid.  Tableau  de  leurs  pefan* 
teurs  fpécifiques ,  437.  —  ammites ,  rangées  parmi  les  brè- 

'  cbès ,  II,  574.  —  argileufes ,  ne  préfentent  qu'une  feule 
forme  criftalline  déterminée ,  II ,  500 ;  voyez  Jouante,  Mica., 
Talc,  Stéatite^  Serpentine,  Pierre  ollaire,  &c.  —  UfalàçMC* 
de  Walf  erius  ;  ce  que  c'eft ,  II ,  305  ;  voyez  Befaltes.  —  cal- 
caires ,  voyez  Spath  calcaire ,  Marbres ,  Albâtre  calcaire,  6tc. 
. —  chatoyantes ,  II  %  243.. La  plupart  font  desfdd-¥ptth&  tfutt 
tiflu  très-délié,  497,  —  de  circoncifiou ,  II,  96, 164;*  —  c&i- 
fonnées;  voyez  Ludus  Helmontii.  —  compofées;  leurs  diffé- 
rentes fortes,  524  y  faiv.  voyez  Roches  mélangées.  —  et 
Croix ,  rangées  parmi  les  fchorh ,  II ,  434.  Proprement  dites, 
435.  Les  angles  de  leurs  prifmes  font  très -variables,  437. 
Variétés  qu'elles  préfentent ,  438.  Opinion  de  M;  de  Robien 
fur  ces  criftaux ,  439.  Quels  font  ceux  qu'on  a  défîgnésfousle 
nom  de  macles ,  440.  Singulière  conftruâion  de  ces  denûersg 
.  ibid.  En  quoi  celles  de  Bretagne  diffèrent  de  celles  des  envî- 
Tons  de  Compofteife,  441%  Ce  qui  leur  a  fait  donner  le  nom 
de  macles,  442.  Bien  décrites  par  Mercati,  443.  —  écmr 
mantes,  voyez  Gaftcn.  —  fines ,  voyez  Pierres  précûafes  & 
Criflaux-gemmes.  —  grenatiques ,  H,  p.  305. cV  /k/V..  —  gyp* 
feufts,  voyez  SéUnitt,  Gytfc,  Albâtre  gypfi***  P'w  à 


des    Matières.        541; 

plâtre,  &c  —  fhyrondtllts  ou  de  Sajfenage;  ce  que  c'eftf 
H>  ï5°-  —  marneufes,  font  des  efpèces  de  pierres  fciffiles, 
Il ,  603.  Elles  fe  délitent  en  pièces  rhomboïdales ,  qu'il  ne 
faut  pas  confondre  avec  les  criftaux  proprement  dits,  ibid. 
&  Ju'tv.  La  plupart  des  Ludus  appartiennent  à  ce  genre  de 
pierres,  604.  Paroiffent  avoir  fourni  fa  matière  de  différentes 
laves,  609.  —  orientait*;  quelles  font  celles  qu'on  défîgne 
ainfi*  II,  185.  —  ponces;  à  quelles  fubftances  elles  doivent 
Jeur  origine,  II,  629.  En  quoi  elles  diffèrent  des  laves  cellu- 
laires, 640.  —  précieafes  du  premier  ordre,  voyez  Criftaux- 
gemmes  ;  du  fécond  ordre ,  voyez  Grenat,  Peridot,  Tourmaline, 
Schorl,  &C.  —  qu art\eufes , "voyez  Criftal  de  roche,  Quartt* 
Agate,  Caillou,  Jafpe,  Grès,  Petrofllex,  &c  —fciffiles ,  font 
des  fchiftes  calcaires  ou  marneux,  II,  602.  Souvent  remplies 
d'empreintes  de  poiflbns  ou  de  cruftacées ,  ibii.  8c  de  den- 
drites,  ibii.  On  range  celles  qui  font  fufceptifrfes  du  poli, 
parmi  les  marbres,  603.  —  volcaniques,  voyez  Laves,  Ba- 
foues, ChauJJies  bafaltiques,  Pierres  ponces,  &c. 

tïsOUTES,  voyez  Ammites.  Mines  de  fer  de  tranfport  qui 
affeâent  la  même  forme,  III,  298,  300.  —  en  mafles  con- 
crètes ou  conglomérées,  301. 

FlSS ASPHALTE, voyez  Poix  minérale. 

JPLATINB  ou  Or  blanc;  raifons  qui  font  douter  que  cette  rubf- 
cance  métallique  foit  un  produit  de  la  nature,  III,  4.  Expié» 
iience  de  Brandt  qui  peut  jeter  du  jour  fur  fon  origine ,  6  , 
489*  A  du  rapport  avec  l'or  par  quelques-unes  de  fes  pro- 
priétés; mais  elle  en  diffère  à  d'autres  égards,  488.  Sous 
quelle  forme  on  nous  l'envoie  du  Pérou ,  ibid.  Son  régule , 
épuré  du  fer  qu'elfe  contenoit ,  n'eft  point  attirable  à  l'aimant, 
ibid,  ConjeÔure  fur  le  mercure  qui  fe  trouve  interpofé  dans 
la  platine  en  grains ,  489.  Son  état  naturel  &  primitif  nous  eft 
encore  inconnu,  490. 

PLOMB  natif;  fou  exiftence  eft  encore  douteufe,  III ,  360.  —  du 
Vivarais ,  cité  par  M.  de  Cenfane  ,361.  —  des  fourneaux  ;  fa 
forme  criftalline,  363,  364.  Minéralifé  par  le  foufre,  voyez 
Calent.  Sa  mine  blanche  calciforme  préfente  rarement  des 
formes  criftallines  bien  déterminées,  381  &  fui».  Sa  mine 
jaune  de  Bleyberg  &  d'Annaberg,  387 ,  'note»  Sa  mine  bleue 
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doit  fa  couleur  à  de  l'azur  de  cuivre ,  388.  Sa  mine  verte  eft  f 
comme  la  blanche,  un  produit  de  la  décompoûtion  des  ga- 
lènes ou  mines  de  plomb  fuifureufes ,  391.  Sa  mine  rouge 
criftallifée,  396  éY  fitiv.  Sa  mine  noire  eft  un  paffage  de  la 
mine  blanche  ou  verte  a  l'état  de  galène ,  400.  Sa  mine  ter- 
reufe  impure  ou  mélangée ,  404  cV  fuiv. 

Plombagine  ,  voyez  Molybdène. 

Plomb  corné  ;  figure  de  fes  criftaux ,  1 ,  398. 

Pointes  naïves,  nom  vulgaire  du  diamant  oâaèdre,  If, 
192,  193. 

Poissons  pyritisés  dans  les  fchiftes  argileux,  11,  596  eV 
fuh.  601  ;  III ,  261.  Quels  font  ceux  qui  fe  rencontrent  le  plus 
fréquemment  dans  les  ardoifes  ou  fchiftes,  II,  599,  6co. 
Autres  dans  les  pierres  marneufes  ou  fciffiles ,  602.  Minéralifes 
en  fer,  III,  278.  —  en  mine  jaune  de  cuivre ,  313. 

POIX  MINÉRALE,  Maltht  ou  Pijfafphalte ;  ce  que  c'eft,  H, 

59*- 

Porphyre  ^  rangé  parmi  les  roches  primitives  les  plus  an- 
ciennes ou  du  premier  ordre,  I,  81.  Pourquoi  les  taches  de 
feld-fpath  s'y  montrent  plus  fouvent  rectangulaires  que  rbom- 
boïdales ,  II ,  459 ,  496.  Comment  on  peut  concevoir  fa  for* 
mation,  536,  note  13.  En  quoi  il  diffère  du  granité,  547,  & 
des  poudingues,  ibid.  —  oriental ;  a  pour  bafe  un  jafpe  rouge 
ou  vert,  548.  Ses  principales  variétés,  ibid.  cV  fuiv.  Autres 
pierres  voifmes  du  porphyre ,  550.  La  ville  de  Roanne  n'eft 
bâtie  que  de  porphyre,  552. 

POTASSE  ou  Cendres  gravelées ,  I,  144* 

Poudingues,  efpèce  de  roche  concrète  ou  conglomérée  qui 
appartient  aux  montagnes  tertiaires,  II,  572.  En  quoi  ils 
diffèrent  des  Brèches ,  ibid.  Sont  des  indices  des  grandes  ré- 
volutions que  le  globe  a  éprouvées ,  573,  581.  Forment  des 
montagnes  confidérables ,  ibid.  Leur  formation  journalière 
fur  le  rivage  de  Mefline,  ibid.  note  46.  Leurs  différentes 
fortes,  582.  En, quoi  ils  diffèrent  des  grès  fecondaires,  584* 
Poudingues  volcaniques,  641. 

Poudre  d'ALGAROTH  ou  Mercure  de  vit;  ce  que  c'eft,  I, 
402. 

Pouzzolane;  ce  que  c'eft,  B,  640,  Son  altération  fpou- 
tanée,  656. 
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PRASE  ou  Chrysoprase,  cil  un  quartz  coloré  par  du 
cobalt,  II,  167  &  fuiv.  Comment  elle  fe  trouve  en  Siléfie, 
ibid.  Confondue  avec  l'émeraude  par  les  Anciens ,  246.  Re- 
gardée comme  une  émeraude  imparfaite ,  251. 
PRÉCIPITÉ  BLANC ,  voyez  Mercure  corné.  —  noir  des  folu- 
tions  de  zinc ,  1 ,  403.  Comparé  avec  la  chaux  noire  de  la 
manganaife,  III,  xoo.  — tper  fe,  eft  fufceptible  de  criftalli- 
fation,  I,  285.  —  perfe  natif,  III,  163,  —  rouge;  ce  que 
c'eft,  1,286. 
Priapqlites  de  fpath  calcaire,  1, 560.— Pyriteufes,  111,246. 
PRIME  a"amétAifle ,  II,   116.  —   df  émeraude;  n'eft  fouvent 
qu'un  fpath  fufible  ou  vitreux  de  couleur  verte ,  24,  Ou 
en  quartz  qui  approche  de  ia  nature  du  jafpe,  121.  Con- 
fondue par  les  Anciens  avec  l'émeraude  proprement  dite ,  246. 
- —  de  rubis ,  120.  —  de  faphir;  n'eft  fouvent  qu'un  fpath 
fufible  ou  vitreux  de  couleur  bleue,  24. 
PYRITE  blanche  arfenicale,  voyez  Mifpickel.  —   arfenicale 
tenant  argent,  III,  27,  28.  —  arfenicale  &  fulfureufe,  dite 
Pyrite  d'orpiment,  32. 
Pyrite  martiale  ou  fulfureufe  ;  conjecture  fur  fon  origine, 
H»  563»  587,  596.  N'exifte  point  dans  les  granités,  564. 
Eft  très-commune ,  au  contraire ,  dans  les  fchiftes  argileux , 
596  ô"  fuiv.  601.  Eft  fouvent  cuprifère  ou  aurifère ,  III ,  28  ; 
&  quelquefois  argentifère,  27a  Le  foufre  s'y  rencontre  en 
différentes  proportions ,  ao8.  Autres  fubftances  qui  s'y  ren-  . 
contrent ,  209.  —  cubique  liffe  ;  fes  modifications ,  210  fif 
fuiv.  —  en  cubes  ftriés;  fes  modifications,  216  6*  fuiv. 
Différentes  époques  dans  la  formation  des  pyrites,  219.  Mé- 
lange fréquent  de  la  pyrite  avec  les  autres  fubftances  des 
filons ,  220.  —  en  globules ,  245  cV  fuiv.  —  en  priapo» 
lites,  &c\  246.  Sa  décompofition  fpontanée,  foit  par  ia  voie 
humide,  foit  par  la  voie  fèche,  249.  —  en  crêtes  de  coq, 
252.  —  en  végétation,  254.  —  cellulaire,  256.  —  in* 
forme,  259.  —  cuivreufe  d'un  jaune  pâle,  260.  Pénétrant 
diverfes  fubftances  des  règnes  animai  8c  végétal ,  261.  Son 
partage  à  l'état  de  mine  de  fer  hépatique ,  265  6"  fuip.  Défi- 
gnée  alors  par  quelques-uns  fous  le  nom  de  Pyrite  brune , 
267.  —  cubique  tenant  or,  482.  —  dodécaèdre  tenant  or, 
tiid*  —  granukufe  tenant  or,  ibid.  — informe  tenant  or,  483. 
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CJuaRTZ,  eft  la  même  fubftance  que  le  criilal  de  rocnt* 
II,  51.  Différentes  opinions  fur  les  principes  qui  le  com- 
pofent,  52  éV  fuip*  Celle  de  M.  Sage  eft  la  plus  vraifèm- 
blable  ,  58.  Mais  n'eft  point  encore  confirmée  par  la  fyntfaéfe  , 
59.  Caractères  diftinétifs  du  quartz»  60  &  fuip.  Celui  qui  eft 
pur  &  transparent  eft  invitrifiabie  lorfqu'on  i'expofe  feu!  ao 
feu  le  plus  violent,  62.  Eft  un  des  principaux  ingrédiens  des 
roches  primitives,  1 ,  5,  82  ;  H,  62.  Se  trouve  auffi  dans  les 
fubftances  calcaires,  ibid.  —  en  petits  grains  non  adhérais, 
63.  —  adhérens ,  voyez  Grès*  -—  criftallifé  en  groupes,  79 
&  fuh.  N'exifte  point  en  criftaux  cubiques ,  56,  79 ,  80,  fy9 
94.  Ni  de  toute  autre  forme  étrangère  au  quartz  ,  103  & 
fuiv.  —  en  mafles  informes,  II,  126,  —  gras,  127.  —  de 
différentes  couleurs,  128.  —  lamelleux  ou  fendillé,  *&¥/. 
—  en  crêtes  de  coq,  130.  —  grenu,  132.  —  en  ftafac- 
tites  &  en  géodes,  133  &  fuir.  —  en  grappe,  en  rofes, 
en  choufleurs,  135.  Par  dépôts  mamelonnés ,  voyez  Agate, 
Caillou.  —  coloré  par  des  molécules  métalliques,  voyez 
Jafpe,  Pierre  arménienne,  Chryfoprafe,  &c.  —  grandeur, 
voyez  Sable,  Grès,  &c.  —  aventurmé»  154,  —  carié,  voyez 
Pierre  meulière* 


R. 


R 


.AKCE  de  Flandres ,  forte  de  marbre  coraliofde*  A,  576. 
RjtriLLO ,  voyez  Lapillo.     , 
RÉALGAR  natif  y  voyez  Rubine  i'arfenic. 
RÉGNE  minéral;  fa  divifion  artificielle»  I,  14  8c  15.  Doit 

être  confervée ,  ï6.  La  ligne  droite  eft  plus  commune  dans  ce 

"règne  que  dans  les  deux  autres,  94. 
Régules;  tous  font  fufceptibles  d'une  forme  criftallme  plus 

ou  moins  déterminée,  voyez  les  noms  particuliers  de  chaque 

fubftance  métallique. 
Rivières  qui  cbarient  de  l'or  dans  leurs  fables,  m,  487. 

Combien  on  en  connoît,  ibid. 

Roche  ou  Pierre  m  corne  de  Wallerius;  ce  que  c'eft» 

H, 


\ 


\ 
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II,  309,  424.  —  fpathîque  ou  feuilletée,  ibid,  425.  D'où 
provient  le  peu  de  dureté  de  cette  efpèce  de  fchorl,  312. 
Eft  une  roche  mixte  ou  mélangée,  314,  315,  428,  559. 
ROCHES  CONCRÈTES  ou  conglomérées,  II,  527,  En  quoi  elfes 
diffèrent  du  granité,  539.  On  les  appelle  aufli  Roches  agri- 

Roches  feuilletées  granitoïdes,  formées  par  criftallifation, 
1 ,  84  ;  II ,  526 ,  537 ,  554.  Poftérieurement  aux  granités ,  1, 84  , 
II 9  526.  Les  criftaux  folitaires  qu'elle*  contiennent  n'y  font 
point  nés,  1,85.  Ce  qui  a  changé  la  direction  primitivement 
horizontale  de  leurs  couches  en  une  autre  plus  ou  moins  ver- 
ticale ,  87.  C'eft  dans  ces  roches  que  fe  trouvent  la  plupart 
<fes  gemmes,  85;  II,  182.  Ainfi  que  Iesfchorls  argileux,  les? 
itéatites,  ferpentines  &  pierres  oliaires,  503.  Appelées  par 
2bf.  de  Luc  Montagnes  à  couches  équivoques ,  532.  Recouvrent 
tràs-fouvent  les  montagnes  de  granité ,  &  n'en  font  jamais 
recouvertes,  ibid.  Comment  on  peut  concevoir  leur  for- 
mation, 536,  note.  Ce  qu'elles  ont  de  commun  avec  le 
granité,  &  en  quoi  elles  en  diffèrent,  553.  Compofées  de 
quartz  &  de  mica ,  554.  —  de  quartz ,  de  mica  8c  de  fef d- 
fpath,  556.  —  de  quartz  &  de  fchorl,  557.  —  de  quartz, 
de  fchorl  &  de  mica,  558.  —  de  fchorl  argileux,  de  quartz 
&  de  mica,  559.  —  mêlées  de  grenats,  561.  —  dont  la 
lléatite  forme  le  principal  ingrédient,  562.  —  mêlées  de 
particules  de  fer  plus  ou  moins  diftinâes ,  563.  En  quoi  ces 
roches  primitives  argiieufes  diffèrent  des  fchiftes  &  des  ar- 
doifes,567  8c  596. 

Roches  glanduleuses,  appartiennent  aux  montagnes  pri- 
mitives du  fécond  ordre,  II,  564.  En  quoi  elles  différent  des 
poudingues,  ibid.  8c  des  pépérines,  566. 

ROCHES  GRENATIQUES,  II,  313  &  fuiv.  535,  561  cV  fui». 

Roches  mélangées, diftinguées  en  trois  clafll-s  principales, 
II ,  526  &  527.  —  formées  par  criftallifation ,  528  6*  fuh. 
£137.  —  formées  par  traniport  ou  par  infiltration,  571  cV 
fuiv.  —  formées  par  dépôts  non  criftaflifés ,  584  &  fur* 
ROCHE  MEULïÉ&E,  0,  558,  562;  voyez  Pierre  meulière 
de  Suède. 

Roches  primitives  du  premier  ordre,  voyez  Granité»  Pot* 
Criftallogr.  Tome  UL  M  m 
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phyre,  Serpentin,  &c.  —  produites  par  criftalïifarion,  % 
81;  Hi  5a4>  52^»  52^  &fuiv.  —  du  fécond  ordre,  voyez 
Roches  feuilletées  granitoïdes*  Toutes  ces  roches ,  tant  du  pre- 
mier que  du  fécond  ordre ,  ne  montrent  aucuns  vefâges  de 
corps  marins,  532 ,  584.  Conféquence  qu'en  ont  tirée  d'habile* 
Mïyficiens,  ibid.  &  585. 

ROCHE  fablonneufe  micacée ,  Il ,  554. 

ROC  VIF,  voyez  Roches  primitives  du  premier  &  du  fécond  ordre» 

Rosch-ûeWjECHS  des  mineurs  Hongrois;  ce  que  c*eft,  IHy 

467  cV  fitip. 
Rouge  camp  an,  eft  un  marbre  mélangé  primitif,  H,  569, 

57o» 
Rouille;  combinaifon  de  l'acide  méphitique  avec  la  tort 

martiale,  I,  46  ;  voyez  Safran  de  mars  apéritif. 

Rubasses  ;  ce  que  c'eft ,  II ,  61. 

Rubicelle  ou  Rabactîle ,  forte  de  rubis,  II,  224,  242. 

RUBINE  D'ARSENIC ,  Réalgar  natif  ou  Soufre  rouge  des  pri- 
ions, III,  33.  Doit  fon  origine  à  la  fublimation  des  mines 
Xulfureufes  &  arfenicales,  ibid.  Défignée  auffi  fous  le  nom  de 
Rubis  de  foufre,  34.  Figure  de  fes  criftaux,  ibid  &  faip.  En 
quels  lieux  die  fe  rencontre,  37.  —  mêlée  de  foufre  chrin 
natif,  38.  —  en  ftalaétites,  ibid,  Ufage  qu'en  font  les  Indien* 
&  les  Chinois,  ibid*  —  tenant  or,  483. 

Rubis  d'o rient,  eft  de  même  nature  que  le  fapbir  ou  la 
topaze  d'orient,  II,  214.  En  quoi  il  diffère  (tes  autres  gemmes 
qui  portent  le  nom  de  rubis ,  213.  Sa  forme  criftalline  eft  la 
même  que  celle  des  faphirs  8c  topazes  d'orient,  215,  218* 
—  violet ,  voyez  Jméthijie  orientale.  —  blanc,  ou  blanc  & 
rouge ,  219  9  220.  —  jaune  &  rouge,  ou  rubis-topaze,  220* 
Quelles  font  les  contrées  de  l'Afie  qui  donnent  les  rubis, 
2223.  —  fpinelle  3c  balais  oâaèdre  ,  224.  Ses  caraâères 
Jpécifiques,  ibid.  Ses  principales  variétés,  226  cV  fuiv.  Ses 
différentes  couleurs,  228.  Rubis  du  Bréfil,  fa  forme  criftal- 
"Jine,  236,  238,  239.  —  en  criftaux  déformés,  240.  Fait  en 
expofant.au  feu  la  topaze  du  Btéfil,  241.  Ses  différentes  cou- 
leurs ,  242.  Rubis  chatoyant ,  243.  Rubis  dt  roche  des  Italiens* 
eft  un  grenat  violet ,  341. 
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Tables  criftallins  homogènes  ,  très-différens  des  fables  de 
tranfport j  II ,  63 ,  152.  Sable  quartzeux  pur ,  ou  fabfon ,  ibid. 

—  mouvant,  anguleux ,  perlé ,  Sec.  ibid.  —  de  bruyères  , 
153.  —  Sable  de  grenats,  338.  —  greffier,  produit  par  la 
décompofition  de  certains  granités,  545,  note,  581.  Voyez 
Gravier.  —  ferrugineux ,  attirable  à   l'aimant ,  III ,  303. 

—  d'étain ,  430.  —  aurifère  ,  ou  mêlé  de  paillettes  d'or  , 
486  cY  fuip. 

SAFRAN  DE  MARS  apéritif  ou  Rouille,  I  ,  174,  280.  —  des 

eaux  minérales  ;  fon  origine ,  III ,  293. 
Safran  de  Mars  aflrhgent,  I,  174  &  280.  —  natif,  III, 

294. 
Safran  de  Mars  de  Stahl,  1, 414. 

SAFRE  NATIF  de  Woodward  ;  ce  que  c'eft ,  III,  148  ,  note. 

SalbaNDE  ou  lifières  d'un  filon  ;  ce  que  c'eft,  III,  15» 

Salpêtre  ,  voyez  Nitre. 

Sanguine,  voyez  Hématite. 

Saphir  d'eau,  eft  un  criftal  de  roche  ou  quartz  bleu ,  II , 
120-  —  du  Puy  en  Vélay ,  eft  uu  vrai  Saphir:  voyez  ce  mot. 

Saphir  d'Orient,  ne  diffère  du  rubis  d'Orient  que  par  la 
couleur  &  un  peu  moins  de  denfîté ,  II ,  213 ,  214.  A  la  même 
forme  criftalline  que  ie  rubis  d'Orient,  215.  Saphir  du  Puy, 
eft  un  faphir  oriental,  215,  216,  217.  Saphir  blanc;  ce  que 
c'eft,  218.  Saphir- topait ,  d'une  beauté  extraordinaire  ,219. 
Saphir-rubis ,  220,  221.  Saphir-èmeraude  du  Puy,  221.  Phé- 
nomène particulier  de  cette  dernière  pierre ,  222.  Saphir 
o&aèdre  ,  228L  Saphir  rhomboïdal ,  ibid.  Saphir  du  Bréjil  ;  fa 
forme  criftalline,  235,  239.  —  en  criftaux  déformés ,  240. 
Ses  différentes  couleurs ,  242.  Saphir  œil  de  chat ,  243.  —  de 
Bohême  •&  de  Siléfle.  Voyez  faux  Saphir. 

Sardoine  mamelonnée, II,  141.  —  eft  une  forte  d'agate  , 
146.  —  oeiliée ,  149.  —  à  filets ,  ibid.  Les  Vafts  murrhing  des 
Anciens  étoient  de  fardoine  orientale  ,1,3,  note. 

Sardon YX  ;  ce  que  c'eft ,  II ,  150. 

Savons  ;  ce  que  c'eft  ,  1 ,  416.  Peu  fufceptibles  de  criftallifa- 
tion ,  ibid.  Savon  des  Verriers  :  voyez  Manganuife. 

Mmij 
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SchiRL  ,  prononciation  angloîfe  du  mot  allemand  Sckoerl  : 

voyez  SchorL 
SCHISTES  quart^eux  micacés  :  voy  tzRochts  feuilletées granitoïdcs. 

—  argileux ,  formés  par  dépôts  non  criftallifés ,  II ,  595.  Ea 
quoi  ils  diffèrent  des  roches  feuilletées  primitives  ,  596.  Sont 
un  dépôt  limoneux  folidifiépar  le  temps,  ibid.  —  folides  00 
groffiers,597.  —  globuleux  ou  en  rognons,  renferment  pref- 
que  toujours  une  pyrite,  ibid.  —  tendres,  peu  différens  du 
fchifte  gras,  598.  Les  fchiftes  argileux  fe  délitent  en  pièces 
rhombcïdales ,  &c.  599.  Us  renferment  fouvent,  ou  des  par* 
ties  ofleufes  d'animaux  marins ,  600  ;  ou  des  empreintes  vé- 
gétales ,  ibid.  Ceux-ci  font  micacés  ;  ceux-là  font  pyritcox  f 
60 u  —  calcaires  ou  marneux ,  font  d'une  formation  pofté- 
rieure  à  celle  des  fchiftes  argileux ,  ibid.  Voyez  Pierres  fcijfilts. 

Schorl  ,  fes  différens  noms ,  II ,  304,  379.  —  ne  doit  point 
•être  rangé  parmi  les  zéolites ,  305.  Sa  forme ,  plus  variable 
que  celle  du  grenat ,  306 ,  307.  Ce  que  fa  forme  a  de  commun 
avec  celle  du  grenat,  307.  Le  tiflu  lamelleux  du  (chori  tfeft 
-pas  toujours  apparent ,  308  ;  excepté  dans  les  efpéces  ar#- 
Icufes  ou  les  plus  groffières,  309.  Le  fchorl  eft  fa  feule  pierre 
opaque  connue  qui  foit  éleûrique  par  le  frottement ,  310. 

—  eft  quelquefois  atcirabfe  à  l'aimant  ,311.  Àâion  du  feu 
fur  cette  fubftance,  313.  —  Se  trouve  fréquemment  dans 
les  marnes  roches  que  le  grenat ,  ibid.  Ce  fut  -  tout  dans 
les  granités  ou  dans  les  roches  feuilletées,  313  ,  314  ,  379. 
Schorl  ou  grenat  rhomboïdal  à  bords  tronqués  ,  de  M.  de 
Sauflure,  331 ,  (no*)  352.  —  tranfparent  rhomboïdal,  344 
&  fuit».  Figure  primitive  de  fes  criftaux,  350 ,  351.  Ses  prin- 
cipales variétés ,  352  &fuir.  —  violet  du  Dauphmé,  354, 
$55  —  opaque  rhomboïdal  ;  fes  principales  variétés ,  379  cY 
Juiv.  —  lenticulaire ,  381 ,  382.  —  de  môme  forme  que  la 
tourmaline,  391 ,  395,  417.  —  oclaèdre  rhomboïdal  &  fes 
variétés.  Commun  dans  les  produits  des  volcans,  396  &  fit*. 

—  vert  prifmatiqoe  du  Dauphiné,  401.  —  noir  en  maefes, 
407 ,  416. — blanc  en  macles ,  409  tofuiv. — en  aiguilles  prif- 
matiques ,  417  cV  fuiv. —  reffemblent  quelquefois  à  Pasbefte, 
419-  Leurs  différentes  couleurs,  420  êffuiv.  —  Lamelleux, 
^kHorn-bUndc ,  ou  Scàorl-bhade  9  423.  — argileux,  dît  Picm 
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te  touche,  Roche  de  corne ,  Trapp ,  424  Sffuiv.  —  cruciforme  r 
dit  Pierre  it  Croix  ,  Macle  bafaltique ,  &c.  434  &fuiv.  Schorls 
argileux  paroiffent  être  la  matière  ia  plus  commune  des  laves 
&  bafaltes  volcaniques ,315,  429 ,  561 , 621 ,  628  cV  fui». 

Scories  volcaniques  ;  leurs  différentes  forces ,  II ,  639» 

SÉlénite  artificielle  ,  l ,  321.  Ses  criftaux,  beaucoup  plu» 
petits  que  ceux  de  la  félénite  naturelle,  322.  Leur  figure 
ne  diffère  en  rien  de  celle  de  ces  derniers ,  323.  —  naturelle , 
connue  fous  le  nom  de  gypfe,  441.  Eft  la  moins  pefante  des  fubf  • 
tances  pierreufes ,  ibid.  Ses  caractères  diftinâifs ,  442  6V  f.  —  dé- 
caèdre rhomboïdafe,  443.  Ses  variétés,  tfô&fulv.  —  len- 
ticulaire ,  460 ,  461  —  en  crêtes  de  coq  ou  cunéiforme,  46b, 
462  6V  fuiv.  —  en  ftalaôites  ou  par  dépôts  fecondaires ,  466k 
La  félénite  qu'on  obtient  en  laiflant  digérer  de  l'acide  vitrio- 
lique  fur  différentes  gemmes ,  ainfî  que  fur  les  fchorls,  gra- 
nités ,  porphyres ,  &c.  ne  prouve  point  que  ces  pierres  con- 
tiennent de  la  terre  calcaire ,  mais  feulement  la  terre  bafe  de 
la  terre  calcaire ,  II ,  449. 

Sels.  Quelles  font  les  fubftances  qu'on  défignoit  ainfî,  1, 15-, 
433.  Acception  plus  étendue  de  ce  terme  ,  16 ,  92 ,  104^ 
—  ne  font  pas  tous  également  fufcepribres  de  criftaïlifation  , 
105.  La  figure  de  leurs  principes  conflituans  nous  eft  incon- 
nue, 106.  Leur  analogie  avec  les  criftaux  prerreuxremarquéè 
par  plufîeurs  Auteurs  ,  431;  &  far-tout  par  Linné,  qui  en  a  fait 
la  bafe  de  fon  fyftême  lapidaire,  432.  Pourquoi  les  Pierres  &  les> 
fubftances  métalliques  n'ont  point  d'abord  été  confédérées- 
comme  des  fels ,  434.  Raifons  qui  ne  permettent  pas  de  leur 
refufer  ce  titre ,  435  ;  II ,  174 ,  175. 

SEL  tfabfinthe  ,  de  chardon  béni ,  de  chicorée,  de  petite  cen* 
taurée ,  &e.  ce  que  c'eft ,  1 ,  144  ,  300. 

SEL  ACÉTEUX  à  bafe  calcaire ,  ou  plutôt  de  terre  abforbante  ? 
figure  de  fes  criftaux ,  1 ,  226. — minéral \  ou  à  bafe  de  natron  ; 
figure  de  lès  criftaux,  225.  —  végétal,  ou  Sel  de  tartre  folié  f 
figure  de  fes  criftaux ,  224 ,  225.  — de  magnifie ,  ne  criftallife 
point,  fuivant  M.  Bergman  ,227. — de  cuivre  ;  figure  de  fes  crif-1 
taux  ,  1 ,  228.  —  martial ,  229.  —  de  plomb,  dit  Sel  ou  Sacra 
de  Saturne;  figure  dô  fes  criftaux,  230.  —  mercuriel,  ibioV 

&L  AME&,  Sel  d'Epfem,  ou  Sel  de  StdUti  :  voyez  Vitriola 
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magnéfie.  Seî  amer  d'Aftracan ,  J,  381  ;  II ,  gçg- 
Sel  ammoniac;  figure  de  Tes  criftaux,  I,  38a.  —  natif  oa 
des  volcans,  384  ;  II ,  642,  644.  —  extrait  par  M.  Sage  de 
certains  febiftes  ,  596.  —  acèuux  ;  figure  de  fes  criftaux  , 
1,  226.  —  arfenical;  figure  de  fes  criftaux,  I,  057,  059. 

—  fixe ,  1 ,  181 ,  385.  —  fluorique  ;  figure  de  fes  criftaux  , 
1 ,  263.  —  méphitique  ,  en  quoi  il  diffère  de  i'alkaii  volatil 
concret ,  1 ,  267.  Figure  de  fes  criftaux ,  155  (  note  40  ) ,  & 
268.  —  nitreux  :  voyez  Nitrt  ammoniacal. — phofphoriqut ,  I , 
178  ,  181.  —  factharin  ;  figure  de  fes  criftaux  ,  I ,  203. 

—  fulfureux  :  petits  criftaux  qu'il  fournit ,  1 ,  349.  —  natif 
de  la  Solfatare ,  ibid.  —  obtenu  par  la  diftillation  du  cinabre  , 
350.  —  tartareux  ,  1 ,  217.  Figure  de  fes  criftaux,  218.  —  pi- 
triolique  ;  figure  de  fes  criftaux ,  I,  305. 

SEL  d'Angleterre  ,  d'Epfom  ou  de  Sedlit\  :  voyez  Vitriol 
de  magnifie.  —  animal  :  voyez  Tartre  animal.  —  d'anti- 
moine ,  1 ,  401.  —  d'arfenic  ,  405.  —  de  bifmath  ,  403.  —  de 
cobalt,  404.  —  de  nickel,  405.  —  de  platine ,  par  l'eau  régaie. 
408.  —  arfenical  à  baft  de  natronj  figure  de  fes  criftaux,  1* 
257.  —  arfenical  de  magnéfie ,  ne  criftaliife  point ,  1 ,  259. 

—  de  craie,  de  corail,  d'yeux  d'icreviffes ,  fltc«  Voyez  Sel acé- 
teux  à  bafe  calcaire.  —  de  cuivre  ou  de  Vénus  ;  figure  de  fes 
criftaux ,  1 ,  391.  —  d'Epfom  :  voyez  Vitriol  de  magnéfie, 

—  eJfentitld'ofeilleQud'acétofellci  I,  114,  193.  —  d'éuïn; 
figure  de  fes  criftaux  ,  1 ,  396.  —  fébrifuge  ou  £gcjlif  it  Syl- 
yius, wftailife comme  le  fel  marin, I,  381.  —  fluorique  de 
magnifie  ;  figure  de  fes  criftaux  ,263.  —  formicin  de  magnéfie, 
1 , 1 86  ;  figure  de  fes  criftaux  ,  fuivant  M.  Bergman ,  ibid. —  de 
nickel,  187.  —  fufible  à  bafe  de  natron  ,  I  ,  163.  Ses  rapports 
avec  le  borax ,  165 ,  166.  Figure  de  fes  criftaux ,  167,  —  fufible" 
a* urine  ou  Sel  microcofmiquej  1 ,  170.  Ses  caraâères  diftinâifs, 
ibid.  Figure  de  fes  criftaux  ,173.  —  gemme  ou  fojfilt  ;  fon  ori- 
gine, I,  375.  Sa  forme  :  voyez  Sel  marin. — de,  Glaubtr,  ou 
Vitriol  de  foude  ,  1 ,  300  ;  figure  de  fes  criftaux ,  301 6V  fui». 

SEL  marin.  Sa  forme  effentieile  &  primitive,  1 ,  67.  — tiré  des 
eaux  de  la  mer  &  de  quelques  fontaines  dont  les  eaux  ont 
puflTé  fur  des  mines  de  fel  gemme,  375.  —  à  bafcjirgilcufei 
figure  de  fes  criftaux ,  I;  388.  —  à  bafi  calcaire ,  figure  de. 
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Tes  criftaux,  I,  385.  —  à  bafe  de  terre  pefante  ;  figure  de  feu 
criftaux,  1 ,  388.  —  de  magnifie  ;  figure  de  fes  criftaux  ,  I , 
387.  —martial;  figure  de  fes  criftaux,  1 ,  392.  —  régénéré: 
voyez  Sel  fébrifuge  de  Sylvius.  — martial  déliquef cent  y  qui  fe 
trouve  dans  quelques  laves ,  II ,  647  ,  657. 
$ZSL  méphitique  de  Magné fle  ;  figure  de  fes  criftaux  ,  I ,  273. 

—  fe  difibut  en  plus  grande  quantité  dans  Peau  froide  que 
dans  l'eau  bouillante  y  ibid.  —  microcofmique  :  voyez  Sel  /««- 
fible  £  urine.  —  minéral  facckarin ,  prend  difficilement  une 
forme  diftinâe  &  déterminée ,  I ,  203*  —  mural  ,  1 ,  151, 

—  natif  ou  effentiel  a*  urine  +  I  y  170.  —  neutre  arfenical  : 
TOyez  Tartre  arfenicaL  —  phofphorique  lunaire  ,  I  ,  179. 
"— "  phofphorique  de  magnifie,  1 ,  179.  —  phofphorique  minéral, 
1, 178.  —  polychrefte  de  Glafer  ,  1 ,  295.  —  de  Rivière,  I  , 
192.  —  fébacée  de  tartre  ;  figure  de  fes  criftaux  ,  furvant 
M.  Crelf,  187.  — fébacée  de  foude  ,  188.  — ammoniacal,  &c. 
ibid.  cV  fuiv.  —  fédatif:  voyez  Acide  du  borax.  —  Sel  de 
Scdliti  :  voyez  Vitriol  de  magnifie.  —  de  Saignette,  Selpoly* 
càrefle  ou  de  la  Rochelle  :  voyez  Tartre  minéral*  —  de  foude  ; 
Toyez  Alkali  fixe  minéral*  —  fulfureux  de  Stahl;  figure  de 
fes  criftaux,  I,  349.  —  tartareux  ou  Tartres  Jolubles,  I,  21 1 
€f  fuiv.  —  de  tartre  :  voyez  Alkali  fixe  végétal.  —  végétal , 
ou  Tartre  tartarifé  ;  figure  de  lès  criftaux  ,  l\  212  &  fuiv. 
Peut  fe  combiner  avec  les  ebaux  &  le  verre  d'antimoine  , 
314.  Paroît  n'être  qu'un  tartre  régénéré  ,  215.  —  volatil  de 
fuccin  ;  voyez  Acide  du  fuccin. 

SERPENTIN  ou  Porphyre  vert;  fes  taches  barlongues  font  for- 
mées par  des  criftaux  de  feld-fpatb ,  II ,  496.  — —  porte  aufll 
le  nom  d'Ophite,  ibid.  fit  549. 

Serpentine,  eft  une  pierre  ollaire  fufceptîble  du  poli,  II*. 
521.  La  verte  eft  attirabie  à  l'aimant ,  50X  Anafyfe  compa- 
rée des  ferpentines  d'Allemagne ,  de  France  &  de  Corfe ,  par 
M*  Bayen  ,  503.  Dans  quel  ordre  de  montagnes  fe  trou* 
vent  les  ftéatites  &  ferpentines  ^ibiL  Comment  elles  fe  com- 
portent au  feu  ,  505.  Leur  gravité  fpécifique ,  fui  van  t  M.  de 
Sauffure  &  Côtés ,  509.  Avec  des  veines  parallèles  d'amiante,. 
515.  —  opaque, 521.  —  demi-tranfparente ,  ibid.  —  mélan- 
gée de  fchorl ,  dite  Qabbrv  par  les  Florentins,  560. 
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Silex  ou  Caillou  grossier,  pierre  à  fufîï,  n,  146.  Se 
forme  dans  les  couches  calcaires  ou  marneufes,  157.  Son 
paffage  à  l'état  d'argile  ,  159.  Contient  fouvent  des  portions 
calcaires ,  160. 

Sinope  ou  Zinopel  des  Allemands ,  forte  de  jafpe  greffier 
très-ferrugineux ,  II ,  166.  —  tenant  or ,  III ,  482. 

Sinter  ,  forte  de  ftdiaôite  calcaire ,  1 ,  560.  —  avec  de  la 
chaux  d'arfenic  native ,  III ,  43. 

.  Smalt,  email  bleu  du  cobalt,  III ,  122. 

Smectite,  eft  la  même  fubftance  que  la  Stèatite  ;  voyes  ce 
mot. 

Soufre  ,  conGdéré  comme  un  feï  virriolique  inflammable  à 
I>afe  de  phlogiftique ,  1 ,  289.  —  des  volcans ,  291  ;  II ,  642  , 
644.  —  terreux,  I,  291.  —  natif  dans  différentes  gangues , 
ièid.  —  natif  en  criftaux  tranfparens ,  ibid.  Figure  de  fes 
criftaux,  292  cV  fuiv.  —  natif  fur  des  criftaux  de  fpath  iëfé- 
niteux,  594.  —  rouge  des  volcans  :  voye»  Rubine  tarfkaic 

—  doré  natif  d'antimoine ,  III,  58  6*  yîrip.  —  artificiel,  I  y 

289. 
Spath  calcaire  :  pourquoi  cette  pierre  devient  foluble 
dans  Peau  par  la  calcination ,  1 ,  41.  Ses  caraâéres  diftme- 
tifs  ,  490  cV  fuiv.  Il  y  a  des  fpaths  calcaires  panni  fes 
roches  primitives  du  fécond  ordre  ;  maïs  il  n'en  exifte  point 
dans  celles  du  premier  ordre  ,  ou  granités  proprement  dits  , 
495 1  49^*  Figure  de  fes  criftaux ,  497  8  f*îp.  —  lewku- 
Jaire ,  504.  ': —  en  tête  de  clou  ,511.  —  muriatique  ou  des 
coquilles,  521.  —  dit  à  dents  de  cochon ,  530  6*  fuip.  —  en 
rofes  ou  en  crêtes  de  coq  ,  552.  —  en  ftalaâites  &  eu  fta- 
îagmhes  ,  554  cV  fuiv.  —  en  grappes  ,  en  champignons,  ea 
choufleurs ,  &c.  558.  —  en  végétation ,  dît  Flos-ferri9  559. 

—  en  priapolites ,  560.  — »  criftaliifé  en  boules  ou  en  glo- 
bules ,563.  — •■  en  géodes,  565. —  bleuâtre  ou  fétide, nommé 
Pierre-porc  ou  Pierre  puante  ,  574,  —  Imprégné  de  pétrole, 
575.  —  en  rayons  divergens  dans  des  produits  volcaniques, 
II ,  38  &  654.  Son  paffage  à  l'état  de  pierre  calaminaire,  m , 
83  cY  fuiv.  y  &  à  l'état  de  mine  de  fer  fpathique ,  282  6* /air. 

SPATH  FUSIBLE ,  pkofphorJque  ou  vitreux ,  très-rare  en  cubes 
folicaires ,  1 ,  61: ,  note  43»  Ses  caraâéres  diâmâifs ,  II ,  a  & 
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fuip.  Ce  que  prouve  fa  phofphorefcence,  6.  Sa  criftallifation 
déterminée,  7  &  fuip.  Diaphane  &  fans  couleur,  8.  Imitant 
la  couleur  des  pierres  fines ,  9  cY  fuip.  —  oûaèdre  aluminî- 
forme,  15  tV  fuip.  —  en  (lalaâites  &  par  maffes  irrégulières, 
22  &  fuip.  —  graînelé  ,  27. 
Spath  perlé  ,  efpèce  particulière  de  fpath  féléniteux ,  1 ,  615. 
En  quoi  ii  diffère  des  fpaths  pefàns,  proprement  dits ,  ibid* 
Ses  autres  caraôères  diftindifs,  615, 616.  —  en  parallèlipi- 
pèdes  rhomboïdaux,  617.  Son  paifage  à  l'état  de  mine  de  fer 
fpathique,  6*19, 622;  III,  282,  286  cY  fuip.  —  écaiileux,  I, 
620.  —  incrufte  fouvent  des  criftaux  de  différente  nature» 
621. 

SPATH  PESANT  ou  féléniuux  artificiel  ou  régénéré,  criftallife 
très -difficilement,  I,  324,  58a  —  naturel,  en  quoi  il  diffère 
de  la  félénite  ou  dq  gypfe ,  577.  La  terre  qui  lui  fert  de 
bafe,  a  des  ra^>orts  avec  la  terre  calcaire,  578;  mais  elle  en 
diffère  à  d'autre»  égards ,  579.  Sa  pefanteur  Spécifique  fur- 
paffe  celle  de  tou*°.  autre  pierre,  581.  Ses  autres  propriétés 
diftinâives ,  ibid.  Produit ,  par  fa  calcinarion  à  feu  nu ,  lepAo/1 
phore  de  Bologne ,  582.  Le  foufre  qu'il  contient  quelquefois 
lui  eft  accidentel ,  583.  Figure  de  fes  criftaux  ,  586  cY  fuip. 
—  lenticulaire  ou  en  crêtes  de  coq ,  608.  —  prifmatïque  , 
dit  Spath  en  barres  par  les  Saxons,  610.  —  en  rofe ,  ibid» 
— en  boules  lamelleufes ,  ibid.  —  des  environs  de  Bologne,. 
611.— ftrié,  ibid. — en  ft&laâites  ou  par  dépôts  mamelonnés  , 
612,6139  614.  —  en  paralièlipipèdes  rhomboïdaux  :  voyez 
Spath  perlé. 
SPATH  PICÉ  :  voyez  PecA-fiein. 

SPATH  DE  ZINC  ou  Zinc  fpathique  :  voyez  Calamine  erifiallifée; 

Speiss  des  Allemands,  regardé  par  quelques-uns  comme  une 

fubftance  métallique  particulière,  111 ,4,  Ce  que  c'tft,  122* 

Figure  de  fcs  crrftaux ,  ibid. 

Stalactites  pierreufes  cY  métalliques  :ce  qui  caufe  leur  opa* 

cité ,  1 ,  51  ;  &  leur  forme  indéterminée  ,52 ,  88  ,  95;  III,  zat 

—de  vitriol ,  1 ,  326 ,  331 ,  343.— gypfeufes ,  466 ,  468 ,  469;. 

470»  479-  —  de  fpath  calcaire,  554  cV  fuip.  —  de  fpath  pe- 

fant  ou  fék'niteux  ,  612  cV  fuip.  —  de  fpath  vitreux,  II ,  23 

fyfuivn  —  de  zéolite ,  43  &/«/>.  —  quartzeufes ,  133  &fuip\ 
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—  de  calcédoine  ,140.  —  de  jafpe ,  141.  —  de  cornaline  & 

de  fardoine,  iJ§£—  du  régule  d'arfenic  natif,  III,  35 de 

réalgar,  38.  —  de  calamine,  86.  —  de  manganaife  ,  105. 

—  de  bifmuth,  113,  —  de  ia  mine  de  cobalt  grife  ,  127. 

—  pyriteufes ,  146  Éf  fui».  —  martiales  :  voyez  Hématite* 

—  d'azur  de  cuivre ,  350.  —  de  vert  de  cuivre  :  voyez  Ma- 
lachite. —  de  galène  ou  mine  de  plomb  fuifureufe ,  375. 
— —  de  mine  de  plomb  blanche  ou  rougeâtre,  389.  —  de  mine 
de  plomb  verte  ou  jaunâtre  ,  395 ,  — de  mine  de  plomb  rouge, 
399.  —  de  mine  de  plomb  noire  ,  403.  —  de  mine  d'étaia 
brune,  438.  —  de  mine  d'argent  vitreufe,  446. 

Stéatite  :  celle  qui  eft  criftallifée,  eft  le  talc  proprement  dfr„ 
M  »  S&>*5*9* En  quoi  elle  diffère  du  mica ,  501 ,  519.  —  tranÊ 
parente  de  Corfe ,  plus  homogène  que  la  ferpentine  d'Alle- 
magne ,  503.  —  opaque,  n'eft  foluble  dans  les  acides,  qu'a 
raifon  des  terres  martiale  >  Tedlitzieime  &  atamineufe  qui  s'y 
rencontrent ,  504.  Se  durcit  au  feu  ,  &  finit  par  s'y  fritter 
«n  corrodant  le  creufet,  505.  —  lameffeufe ,  d'un  blanc  ver- 
dâtre>ditc  Talc  de  Venife  ,  519.  —  dite  Talc  ou  Croie  it 
Mriancon ,  520.  —  Craie  d'Efpagne  ,  ibid.  —  dite  Pierre  de 
lard,  ibid.  —  d'un  tiffu  plus  greffier  :  voyez  Pierre  ollairu 
-—  ftriee  ,  dite  Pierre  néphrétique ,  521.  —  dure  &  rafeepubie 
du  poli  :  voyez  Serpentine» 

Sublimations  volcaniques  ,  H ,  64a  ;  voyez  Rahint 
.  d'arfenic,  Sel  ammoniac,  Soufre,  &c. 
Sublimé  corrosif  ;  figure  de  fes  criftaux ,  1, 400. 
Substances  métalliques;  pourquoi  les  foies  de  foufre 

ont  de  Paclion  fur  elfes,  I,  416.  Sont  des  furcompofés  pro- 
-  duits  à  la  manière  des  fels  ,  III ,  1  6*  fuip.  Leur  divifion  en 

métaux  &  demi-rr.étaux,  0.  Quelle  eft  la  forme  de  toutes  ce* 

*  fubftances  dans  fétat  de  régule  ou  de  métalléité,  ibid.  Quelles 
font  les  nouvelles  fubftances  métalliques  admifes  aujourd'hui 
par  plufieurs  Chimiftes ,  3.  Quels  font  fes  caraâères  diftinc- 

•  tifs  des  fubftances  métalliques ,  5  &fuh.  Leurs  divers  états, 
dans  le  fein  de  la  terre  y  8  fr  fui».  Confidérées  comme  de* 
efpèces  de  foies  de  foufre  à  bafe  métallique  ,,  9.  Celles  qui 
font  minéraiifées  par  le  foufre  ou  Parfenic ,  font  auffi  éloignée* 
de  l'état  métaHique  que  de  l'état  de  chaux ,  ioè  Quelles  font 
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telles  qui  font  partie  de  la  maffe  même  des  montagnes  pri  « 

initives,  14^ 

SucciN  ;  fon  acide:  voyez  Acide  du  fretin.  Son  origine  végé- 
tale, II ,  589.  Infeâes  qu'il  contient,  ibid.  Les  bois  foffiles, 
avec  lefquels  on  le  rencontre,  attellent  fon  origine ,  590, 
593.  En  quoi  il  diffère  du  jayet,  594.  Eft  au  jayet  ce  que 
l'afphalte  eft  au  charbon  de  terre ,  ibid. 

Sucre  ;  figure  de  fes  criftaux ,  1 ,  196  &fîtiv.  —  de  lait  :  quelle 
eu  fe  forme,  201.  —  de  Saturne  :  voyez  Sel  acéteux  de. 
plomb, 

Syderjtks  P lin  11 ,  forte  de  diamant  couleur  d'acier ,  II  f 
-205.  N'eft  point  un  diamant ,  ibid.  ;  ni  une  marcaffite ,  III  9 
350  ;  mais  plutôt  le  fer  noirâtre  oôaèdre  attirable  à  l'aimant , 
252. 

SyderotÉTE  ,  nom  propofé  par  M.  de  Morveau  pour  le  nou- 
veau métal  que  M.  Bergman  dit  avoir  trouvé  dans  le  fer 
caflant  a  froid,  III,  4. 
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ALC  de  plâtre  ou  de  Montmartre;  voyez  Sélénite.  — -  pro- 
prement 6k  9  eft  une  ftéathe  criftallifée,  II,  500.  Diffère  du 
mica  par  fon  onâuofité,  501.  -—  dit  de  Venife;  ia  pefanteur 
fpécifique ,  509,  —  de  Corfe,  criftallifé  en  lames  hexagones 
comme  le  mica,  519.  —  dit  Craie  de  Briancon,  520;  S* 
Craie  d'Efpagne,  ibid.  — «-  dit  Pierre  de  lard,  ibid 

Talcite,  eft  une  ftéatite  altérée  &  durcie  par  le  feu,  II, 
505.  Se  trouve  dans  les  environs  des  volcans ,  ibid,  640. 

Tartre  animal,  I,  161.  Figure  de  fes  criftaux,  162.  Son 
aâion  fur  les  fubftances  métalliques,  412.  A  plus  d'a&on  fur 
l'or  que  fur  l'argent,  413.  — antimonié,  voyez  Tartre  émétique. 
— •  arftnical;  figure  de  fes  criftaux,  I,  255.  —  chalybé,  I, 
!U9-  —  UeSrique,  I,  140,  143.  —  émétique  ou  fiibié ,  varie' 
beaucoup  dans  fes  proportions,  I,  220.  Figure  de  fes  crif- 
taux, 221  y  fuiu.  — ■»  lumineux,'  I,  14a,  143,  176.  —  d+ 
magnéfu;  figure  de  fes  criftaux,  I,  219^—  méphitique,  I, 
140,  143.  En  quoi  il  diffère  de  l'aifcaii  fi*e  concret,  266. 
—  mercuriel,  J,  223.  <—.  minéral 7  plus  connu  fous  le  dojs>' 
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de  fel  de  Saigtiette ,  I ,  215.  Figure  de  Tes  crîftauX  ,  ibid.  &/m* 

—  phofphorique ,  I,   177.  Figure  de  fes  criftaux ,   itU. 

—  faccharin;  figure  de  fes  criftaux,  I,  202.  —  folabU, 
voyez  Sel  végétal.  —  antimonial,  voyez  Tartre  éméàqme  00 
fiihié.  —  tartarifé,  voyez  Sel  végétal.  —  anumonié;  figure 
de  fes  criftaux,  214.  —  vitriolé;  figure  de  fes  criftaux,  I, 
295  cY  fui». 

TEINTURE  de  mars  alkaline  de  Stahl,  I,  414. 

Teinture  de  mars  tartariféei  fa  couleur  eft  indefrruâibie  par 
les  acides,  comme  celle  du  bleu  de  Pruffe,  l,  22a 

Ténacité  des  métaux,  III,  7. 

Terre  absorbante  ,  regardée  comme  un  des  quatre  pris* 

s  cipes  fecondaires  ou  chimiques,  I,  10.  Caraâères  diftinâift 
de  cette  terre ,  ibid.  C'eft  elle  &  non  la  terre  calcaire  que 
i'analyfe  extrait  des  gemmes,  des  granités y  porphyres,  &c. 
H,  178,449. 

Terre  alumineuse,  regardée  par  M.  Bergman  comme 
l'argile  pure,  I,  205.  Ne  feroit-elle  pas  une  modification 
très-particulière  de  la  terre  martiale?  312.  Subftances  qui  en 
contiennent  le  plus ,  ibid.  Eft  une  des  cinq  terres  prnninres 
de  M.  Bergman  ,  578  ;  Il ,  178. 

Terre  argileuse,  paroît  être  un  produit  fccondaire  des 
criftaliifdcions  primitives,  I,  84.  —  pure  de  M.  Bergman  » 
voyez  Terre  alumineufe. 

Terre  calcaire,  réfulte  de  la  combînaïïon  ne  Yaàde 
méphitique  avec  la  terre  abforbante ,  1 ,  10 ,  269 ,  27 1.  Pafiage 
des  fubftances  calcaires  à  l'état  de  filex,  démontré  par  la 
formation  même  du  filex  &  par  les  coquilles  &  madrépores 
agatifiés,  II,  157  >  161  &  fui».  —  pure  de  M.  Bergman, 
voyez  Chaux  vive.  N'eft  point  un  des  principes  conftîttiant 
des  gemmes,  fcborls,  feld-fpath,  granités  &  porphyres,  II* 
449.  Opinion- contraire  de  quelques  Phyficiens,  ibid.  &  534* 
Terre  FOLIÉE  du  tartre  ou  Tartre  régénéré  •  noms  impropres 

du  Sel  acéttux  végétal  :  voyez  ce  dernier  nom. 
Terre-gemme  ,  admife  par  M*  Bergman  comme  une  fixiàm 
terre  primitive,  II,  179.  Regardée  par  cet  habile  Cbvmfe 
comme  identique  dans  toutes  les  gemmes,  ibiû\ 

TERRE  GJUNATIQUJS  dç  Cronftedt,  IL,  30+ 
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TERRE  MAGNÉSIENNE ,  voyez  Terre  fedlit^ienne. 

TERRE  métallique  particulière  à  chaque  métal  ou  demi- 
métal,  III,  2.  Nous  ignorons  en  quoi  ces  terres  différent  lea 
unes  des  autres ,  7. 

TERRE  ou  Poujfière  gypfeufe,  I,  472. 

Terre  pesante  ,  eft  une  efpèce  particulière  déterre  calcaire  , 
I,  269,  578.  —  combinée  avec  l'acide  méphitique,  270* 
■ —  calcinée ,  a  plufieurs  propriétés  communes  avec  ia  chaux, 
ibid.  579.  En  quoi  elle  diffère  de  ia  terre  calcaire,  1  bid.  Eft 
une  des  cinq  terres  primitives  de  M.  Bergman,  578. 

Terre  quartzeuse  ou  filiceufe ,  n'eft  autre  chofe  que  le 
quartz  même,  H,  172.  Rejetée  avec  raifon  par  Wallerius, 
ibid.  Eft  une  des  cinq  terres  primitives  de  M.  Bergman,  I, 
578;II,  178. 

TERRE  SEDLiTZIENNti ,  voyez  Magnifie  du  ftl  anEpfom. 

Terres  sim  ples  ,  font  au  nombre  de  cinq ,  fuivant  M.  Berg- 
man ,  1 ,  578  ;  &  même  de  Ox ,  en  y  comprenant  la  terrc- 
gemme,  II,  179.  Leur  nombre  deviendra  beaucoup  plus 
confidérable,  fi  l'on  y  joint  toutes  les  fubftances  que  nous 
ne  fommes  point  encore  parvenus  à  décompofer ,  ibid. 

TERRE  VERTE  de  Vérone;  ce  que  c*eft,  II,  522. 

Terre  a  vignes  ,  voyez  Ampélite. 

Tête  humaine  incruftée  d'albâtre  oriental >  I,  562,  note  84. 

TlNKAL,  voyez  Borax. 

TlRE-CENDRES ,  voyez  Tourmaline. 

Topaze  de  Bohème,  eft  un  criftal  de  roche,  II,  118.  —  dite 
enfumée  ,  1 19.  —  orientale  ;  ne  diffère  du  rubis  d'orient 
que  par  la  couleur  &  un  peu  moins  de  denfîté,  2x3,  214. 
Sa  forme  criftalline  eft  la  même  que  celle  des  rubis  &  faphir 
d'orient,  215.  Topaze  o&aèdre,  228.  Topaze  du  Bréfll;  ia 
forme  criftalline,  231  &  fuiv.  Ses  différentes  couleurs,  240, 
«82.  —  dite  Topa\e  d'Inde ,  240.  Topaze  blanche  du  Bréfll, 
241.  Quelles  font  les  plus  propres  à  convenir  par  le  feu  en 
rubis  du  Bréfîl ,  ibid.  —  appelées  Topazes  rouges  par  les  Portu- 
gais ,  ibid.  Topaze  de  Saxe.  Henckel  eft  le  premier  qui  l'ait 
daffée  parmi  les  gemmes,  261.  Figure  de  fes  criftaux,  262 
&  fui  p.  Eft  prefque  toujours  implantée  fur  une  roche  quart- 
oeufe ,  266.  Ses  différentes  couleurs,  267  fffkiy.  —  blanche. 
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a  prefque  l'éclat  du  diamant  lorfqu'eHe  eft  en  œuvre,  2& 
.   —  d'un  blanc  mat9  dans  les  mines  d'étain  de  Bohême,  OU. 

Defcription  du  rocher  aux  topazes  de  Saxe,  269. 
Tourbières;  ïeur  origine  végétale,  II,  587.  Bleu  deProfe 

natif  qui  s'y  rencontre ,  III ,  295. 
Tourmaline  de  Ceylan,  eft  un  fchorl  tranfparent,  11,3061 
Ne  manifefte  plus  fes  propriétés  lorfqu'eHe  eft  opaque,  31c* 
C'eft  Lémery  qui  a  parlé  le  premier  de  cette  pierre,  344. 
Phyficiens  qui  s'en  font  occupés  depuis ,  ibid.  cV  faw.  Rangée 
par  pluOeurs  Minéralogiftes  avec  la  zéolite ,  346.  Sa  tome, 
fa  fufibilité  fans  intermède,  &  fa  pefanteur  fpécHïque  ne 
permettent  pas  de  la  placer  ailleurs  qu'avec  fes  fcfaorfs, 
ibiL  &  fittp.  Ses  formes  criftallines  déterminées,  350  &  fiir. 

—  fEfpagne  &  du  Tirol,  font  de  môme  nature  que  cefle 
de  Ceylan,  357.  —  du  Bréfil;  fa  forme  criftallme,  367. 

—  moins  éleârique  que  les  précédentes ,  368.  Analyse  par 
M.  Rinman,  370.  Quels  font  les  pôles  de  la  tourmaline, 
371.  En  quoi  cette  pierre  diffère  du  fcfaorf  de  même  forme, 
373.  Celle  du  Tirol  a  été  découverte  par  M,  Mufler  ,  374. 
Defcription  qu'en  donne  cet  Auteur,  375  cV  fuip.  N'appar- 
tient point  au  genre  de  la  zéolite ,  37a  cV  fuir.  Ce  qu'en 
penfe  M.  Gerhard;  voyez  la  Tabh  des  Auteurs. 

Transmutation  d'un  métal  en  un  autre,  eft  le  principal 
but  de  l'Alchimie,  III,  7.       ,         ' 

Transparence  des  criftaux ,  indique  Phomogtoâté  de  leurs 
molécules  intégrantes,  1, 47.  C'eft  en  conféquence  de  cette 
homogénéité  que  tout  criftal  pierreux  diaphane  &  fans  cou- 
leur ,  eft  éleârique  par  le  frotement  ,  voyez  EltHncïté. 

TRAPP  des  Suédois,  voyez  Pierre  de  touche. 

Trass  de  Cologne;  ce  que  c'eft,  H,  638.  Ufage  qu'en  font 
lesHolïandois,  ibid. 

Trémies  du  fel  fufible  à  bafe  de  natron,  I,  164-  —  As 
cnftaux  d'alun,  319.  —  du  nitre rhomboïdal,  358.  —  do 
fel  marin ,  379.  —  du  fel  fébrifuge ,  382.  —  de  l'amal- 
game de  bifmuth,  424.  —  de  l'arfenic,  III,  41.  —  du  ré- 
gule d'antimoine  ,46.  —  du  régule  de  bifmuth  ,  x  10  &  fuir. 

Tripoli;  ce  que  c'eft,  II,  646,  note. 

Tripp  ;  la  tourmaline  a  quelquefois  été  défignéc  fous  ce  nom, 
voyez  Tourmaline. 
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Troncatures  dans  les  criftaux,  I,  68,  93.  —  de  deux 
fortes,  69*  Dans  quel  cas  elles  remplacent  les  faces  primi- 
tives, 72.  Peuvent  exifter  en  même  temps  fur  une  partie  du 

*  criftal  &  point  fur  l'autre ,  94.  Feront  toujours  le  défefpoir 
de  ceux  qui  voudront  expliquer  la  figure  des  criftaux  par 
des  fpéculations  purement  géométriques.,  101.  Dépendent 
des  circonftances  locales  de  la  criftallifation  f  102. 

TUF  A  des  Italiens,  ou  Tuf  des  volcans;  ce  que  c'eft,  II,  33J  f 
641.  Rempli  de  grenats  plus  ou  moins  altérés,  652, 

Tufs  &  incrufhtions  calcaires,  I,  563. 

Tungstein  des  Suédois,  regardé  comme  un  wolfram  de 
couleur  blanche,  voyez  Wolfram.  Quelques  Minéralogiftes 
le  défîgnent  fous  le  nom  de  Fer  pefant,  ibiL  Sa  gravité  fpé- 
cifique ,  III ,  265.  MM.  Scheele  &  Bergman  difent  avoir  trouvé 
ilans  le  Tungflein  une  urrt  acide ,  qui,  de  même  que  celle 
ée  la  Molybdène,  paroit  être  à  M.  Bergman  la  chaux  d'un 
métal  particulier,  dont  il  avoue  cependant  n'avoir  point 
encore  tenté  la  réduction.  Le  Traducteur  du  Mémoire  de 
'  M.  Scheele  fur  le  tungflein ,  (  Journ.  de  Phyf.  du  mois  de 
février  dernier,  p.  124  cV  Juîik*),  dit  en  note,  que  cette 
fubftance  »> eft  le  Crijlal  d'étain  blanc,  dont  un  Chimifte  affu- 
wroit,  if  y  a  quelques  années,  avoir  retiré  jufqu'à  foixante- 
tf  quatre  livres  d'étain  pur  par  quintal.  II  n'y  a  pas ,  ajoute-t-il , 
99  de  moyen  plus  fur  de  faire  oublier  promptement  ces  erreurs  , 
»»  que  d'appliquer  a  ce  minéral  une  dénomination  plus  con- 
t> forme  à  fa  nature...  L'acide  particulier  de  la  Tungstène 
»( c'eft  le  nouveau  nom)  fera  1* acide  tunostique  , 
f»  comme  celui  de  la  Molybdène  eft   {'acide  molyb- 
yiDiQUE.u  II  eft  fans  doute  permis  à  MM.  les  Chimiftes 
de  Dijon  d'enrichir  la  Chimie  d'une  multitude  de  mots  de 
leur  invention;  mais  il  me  femble  que  ces  Meilleurs  n'auy 
roient  pas  dû  confondre  le  Tungflein  des  Suédois ,  qui  ne 
contient  point  d'étain ,  avec  les  vrais  criftaux  d'étain  blancs 
oâaédres  de  Saxe  &  de  Sfkanfeld  en  Bohême  :  ce  font  cet 
derniers  (dont  Wallerius,  habile  Minéralogifte  Suédois, 
fait  une  efpéce  différente  du  Tungflein  )  qui  ont  produit  à 
M.  Sage,  par  la  fufîon  dans  un  creufet  brafqué,  foixante- 
fuatxe  livres  d'étain  par  quintal.  Je  puis  d'autant  moini 
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douter  de  ce  fait,  qu'il  s'eft  paffé  fous  mes  yeux.  Si  M.  de 
Morveau  n'a  point  obtenu  d'étain  du  criftai  de  Saaèerg, 
•près  d'Erenfriederfdorf ,  qu'il  dit  avoir  éprouvé  ,  c'eft  que 
ce  criftai  étoit  du  nombre  de  ceux  qui  paflent  pour  éiaiu 
blanc  fans  en  être ,  ou  que  Ton  expérience  n'a  point  été  faite 
avec  les  précautions  requifes*  Voyez  Dément,  Lctu  vol.  II, 

TURBITH  MINÉRAL,  voyez  Vitriol  dz  mercure. 
Turquoises,  fubftances  ofleufes  pénétrées  &  colorées  par 
ie  cuivre ,  III ,  358. 


V  ARIOLITES  de  la  Durance,  II,  564  cY  fuir.  — >  du  Drac, 
font  en  partie  calcaires ,  565. 

Végétation  ,  fuivit  de  très-près  la  précipitation  des  fefe- 
pîerres  qui  compofent  les  montagnes  primitives,  II,  585. 

VÉGÉTATIONS  gypfeufes,  I,  468.  —  de  fpath  calcaire ,  558, 
559.  —  de  fpath  pefant  ou  féléniteux ,  612.  —  quartzeufes, 
II,  135.  —  de  pierre  calammaire,  III,  86.  —  demanga- 
naife,  106.  —  de  mine  de  cobalt  grife,  127.  —  pyriteufes, 
247  >  254.  —  de  îa  galène  ou  mine  de  plomb  fuffureu/è,  376» 
—  de  la  mine  de  plomb  verte,  394.  —  de  l'argent  natif, 
433  &  fulp*  —  de  *a  mîne  d'argent  vitreufe,  443  cV  /«ip. 
• —  de  la  mine  d'argent  rouge,  459.  —  de  \'or  naûî,  477, 

479- 
Végétaux  ;  ceux  dont  on  retrouve  les  empreintes  dans  les 

fchiftes  &  les  ardoifes  de  nos  contrées ,  ne  font  point  origi- 
naires d'Afie  ni  d'Amérique,  II,  601,  note.  —  pyrkifés, 

IU,  261, 330- 
Veines  métalliques,  voyez  Filons. 
Verde  di  Corfica  duro,  11,544.  —  °  n€r0  **  Prato,  559, 560. 

— »  antico,  570. 
VERDET  ou  ferd-de-gris ,  I,  228.  Voyez  Sel  acéteux  de  cniwn. 
Vermeille,  eft  tantôt  une  hyacinthe ,  II ,  288;  &  tantôt  on 

grenat,  329,340,  341. 
VERMILLON  natif,  voyez  Fleurs  de  cinabre. 
.VMJUS  animal  non  déliquefceat,  I,  163.  Eft  un  vrai  W 

neutre 
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.  neutre  infoluble  dans  Peau  &  dans  les  alkalis,  168.  —  déli- 
quefcent ,  17 1 ,  173.  Ses  rapports  avec  le  verre  de  Borax ,  242* 

Verre  d'antimoine,  1,  288. 

Verre  d'arsenic,  I,  259,  286.  —  natif,  III ,  40. 

Verre  de  Mofcopie,  c'eft  le  mica  en  grandes  feuilles ,  II ,  513, 

VERRE  NATUREL  ou  de  Volcan,  dit  aufli  Pierre  ôbfidiennè 
ou  de  gallinace,  Agate  noire  d 'Mande,  &c.  Confondu  par 
M.  Ferber  avec  la  chryfolite  &  l'hyacinte,  II,  296,  298.  Èft 
le  feul  produit  naturel  qui  mérite  le  nom  de  verre ,  634.  Ses 
différentes  couleurs,  635.  Raifohs  de  douter  qu'il  s'en  trouve 
de  criftatlifé,  ibid*  Sous  forme  de  globules  &  de  filets  capil- 
laires, 636.  —  blanc  &  tranfparent ,  637. 

faRT  ANTIQUE,  Vert  camp  an ,  Vert  de  mer ,  Vert  d'Egypte, 
font  des  marbres  mélangés  primitifs,  II,  570.  Le  fer  qui  les 
colore  tes  rend  attirables  à  l'aimant,  571. 

Vert  DE  CUIVRE  PUR,  voyez  Fleurs  dé  cuivre  vertes  &  Ma- 
lackite. 

Vert  de  montagne,  eft  un  vert  de  cuivré  imjpur  ou  mé- 
langé, III ,  357,  Dans  quels  cantons  il  le  rencontré ,  IÏ ,  607; 

W,  358. 

Vinaigre,  eft  l'acide  vineux  modifia  par  fermentation  qu'on 
nomme  acéteufe;  voyez  Acide  du  vinaigre.  ' 

Vitrification,  eft  un  des  produits  de  l'acide  phofphoriqùè 
)gné,I, 110,  12&,  242.  — del'arfenic  par  la  voie  numide  $ 
253,  286.  —  de  l'argent,  280.  —  de  la  terre  martiale, 
fournit  des  criftaux,  281.  —  du  plomb  j  voyez  Litharge* 
'-, —  de  l*étain  j  cas  où  elle  a  lieu,  284.  —  du  précipité  perfi  , 
285.  —  de  l'antimoine ,  288.  —  du  bifmuth ,  289.  —  du 
cobalt,  ibid.  —  du  quartz  par  l'alkaii  ou  quelque  autre 
iutermède,  U,  62.  —  primitive  de  tout  le  globe,  eft  une 
hypothèfe  absolument  gratuite,  529,  530.  Raifons  qui  bAt 
porté  Mi  le  Comte  de  Buffon  à  préférer  cette  nypothèfe, 
585.  Quelles  font  les  vitrifications  qui  peuvent  fe  criibllifer  , 

vitriol  £ antimoine;  fa  forme  criftalline  eft  inconnue  j  I, 

339.  —  farfenic,  fel  déliquefeent ,  I,  344.  —  de  bifmuth'; 

fa  forme  eft  inconnue,  I,  339.  —  de  cobalt;  figuré  de  Ri 

criftaux,  I,  345.  Natif  de  cobalt,  346,  III,  135,  145.  —  dé 

Criflallùgr.  Tome  UU  K  a 
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cornai  ritriolbku  nfltt/,I,3a6.Bïeuartîficic!;f^inedefes 
criftaux ,  ibid.  cV  fi***  —  *****  •  fa  forme  criftaliîne  eft 
inconnue,  1, 336.  —  lunaire;  la  figure  de  fes  criftaux  n'eft 
point  connue,  I,  3*5-  —  *  ^agnéfie;  M-  Sa8c  ,ui  w»» 
des  rapports  avec  le  vitriol  de  zinc,  I,  307;  mais  il  en 
diffère  par  fon  amertume,  308  ;  &  par  la  figure  de  fes  crif- 
taux ,  ibid.  eV  fuip.  —  martial  natif,  I ,  330.  Martial  artificiel  ; 
figure  de  fes  criftaux ,  331  cY  fuiv.  —  de  mercure,  blanc  ou 
avec  excès  d'acide,  I,  337-  F«gw»  de  fes  criftaux,  33L 
Jaune  ou  turbith  minéral,  ibid.  —  de  nickel;  figure  de 
fes  criftaux ,  fuivant  M.  Bergman ,  1 ,  346  ;  &  fuivant  Cronf- 
tedt ,  347.  —  de  plomb  ou  de  Saturne;  figure  de  fes  criftaux  * 

I    «37.  de  Coude ,  voyez  Sel  de  Glauber.  —  de  iinc  uo 

Vitriol  blanc ,  connu  dans  le  commerce  fous  le  nom  de  Corn* 
perofe  blanche,  I,  340.  artificiel;  figure  de  fes  criftaux,  341 

&  fuip.  natif,  342  >  343- 

Volcans  ;  leur  origine  très-bien  faifie  par  le  Docteur  Paflas, 
ly  86;  II,  587 ,  617.  Raifons  qui  portent  à  croire  que  le  feu 
des  volcans  n'eft  point  auffi  violent  qu'on  le  fuppofe  d'ox- 
dinaire,  II,  316.  Dérangement  qu'ils  ont  caufé  dans  les 
montagnes  primitives ,  588.  —  fous-marins  ou  primitifs , 
617  &fufo.  Les  volcans  aâuels  ne  forment  point  de  ba&ftes 
en  colonnes ,  620.  Enumération  des  principales  Mes  volca- 
niques, 622.  H  n'exifte  aucune  trace  de  volcan  dans  les 
Alpes  ni  dans  les  Pyrénées ,  650. 

Urine;  figure  des  criftaux  qu'on  y  trouve,  I,  167,  note  15. 
Voyez  Selfuflbie  a* urine. 


w. 


W 


olfblam  des  Allemands ,  regardé  comme  un  fcnorl  très- 
chargé  de  fer ,  II ,  311.  Sa  gravité  fpécifique ,  ibid.  —  d'Al- 
tenberg  en  Saxe;  ce  que  c*eft,  418.  Regardé  par  quelques- 
uns  comme  une  fubftance  métallique  particulière,  UI,  4* 
Rangé  par  d'autres  avec  ta  manganaife,  90.  Eft  une  mine  de 
fer  primitive  &  très -particulière,  262.  Dhrerfes  fubifancea 
auxquelles  on  a  donné  ce  nom,  263.  La  pefanteur  confidé- 
rabie  du  véritable  Wolfram  l'a  fouvent  fait  prendre  pour 
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une  mine  d'étain,  263.  Forme  criMIine  que  lui  attribuent 
quelques  Auteurs  ,  264.  —  de  couleur  bianche  ou  tungjlein 
des  Suédois,  ibid.  Ce  dernier  a  fouvent  été  pris  pour  un* 
mine  d'étain  blanche,  ibid.  427  &  fuiy.  Voyez  TungjUin. 

z. 

Zj&oute,  eft  un  genre  de  pierre  particulier,  H,  29, 32*  Ses 
caractères  diftinâifs ,  ibid.  &  fitip.  Les  fchorls  &  tourmalines 
ne  font  point  des  zéolhes,  29,  30.  On  n'eft  point  d'accord 
fur  les  principes  eonftituans  de  la  zéolite,  31.  Se  rencontre 
communément  dans  les  anciens  produits  de  volcan,  33, 
653.  Mais  la  formation  eft  poftérieure  à  celle  des  matières 
volcaniques  qui  la  contiennent ,  35  &  fuir.  Toutes  les  zéo- 
lites ne  fourniflent  pas  une  égale  quantité  d'eau  par  la  diftil- 
lation,  39.  Quelles  font  celles  qui  en  donnent  le  moins,  40. 
Zéolite  en  criftaux  cubiques,  ibid,  &  fuir.—  en  ftalaâkes 
ou  en  boules  à  rayons  drvergens ,  43  &  faiv.  —  en  crètet 
de  coq ,  46.  —  en  malles  informes  colorées  par  le  fer,  39, 
48*  —  rouge  ou  couleur  de  brique,  ibib.  —  bleue,  voyez 
Lapis  lapilli. 
Zinc  ;  fes  rapports  avec  le  fer ,  III,  $,  note.  Son  régule  natif 
exifte-t-il  ?  6a.  Forme  criftalline  du  régule  artificiel ,  63.  Sa 
mine  fulfureufe ,  voyet  Blende.  —  vitreux  de  Wallerius ,  77^ 

—  criftailin  de  Linné,  78.  —  en  mine  calciforme  &  vitri- 
fonne ,  voyez  Calamine.  Sa  mine  fpathique  a  du  rapport  avec 
le  fer  fpathique,  par  la  manière  dont  elle  fe  forme,  $5» 

—  intimement?  uni  par  la  nature  avec  le  fer  &  le  eebaU  ; 
voyez  Manganaife.  —  corné,  I,  404. 

Zwortu*  des  Allemands,  voyea  Sinope. 


Fin  de  la  Table  des  Matilrcs* 
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TABLE  ALPHABETIQUE 

DES 

PRINCIPAUX  AUTEURS 

Qui  ont  parlé  des  Criftaux ,  &  des  Per- 
formes  citées  dans  cet  Ouvrage  à  l'occ* 
fion  des  Criftaux. 

A. 

AcHAïLD  (M. ) ,  célèbre  Chimîftc  de  Berli* ,  affure  avoir  laie 
du  criftal  de  roche  par  un  procédé  décrk  d'abord  fcminair** 
ment  dans  une  de  Tes  Lettres ,  inférée  dans  te  Journal  de  Pby* 
flque  du  mois  de  janvier  1778  ;  puis  avec  de  nouveaux  détails 
dans  l'ouvrage  fuivant  :  Analyfe  de  quelque*  pierres  précjemfis* 
ouvrage  traduit  de  l'allemand ,  avec  des  Remarques  9par  M. 
I.  B.  Dubois;  Paris,  1783  ,  tn-8* ,  apte  ï  Approbation  &  U 
'Privilège  de  F  Académie  royale  des  Sciences*  Dans  le  compte 
Tendu  a  l'Académie*  par  MM.  Macquer,  Brijfoa ,  Foatmuie* 
&  Cadet ,  de  cette  Tradu&en ,  il  eft  dit  que  dans  l'Appendice 

v  de  cet  Ouvrage,  won  trouve  des  détails  tfès-circonftandef 
»fur  l'appareil  &  les  inftrumens  dont  s*eft  fervi  l'Auteur» 
*y  pour  tâcher  de  parvenir  à  obtenir  des  criftaux  qui  imitent  le  trifi 
r*  tal  de  roche  ,  les  fpaths  &  les  pierres  fines  colorées»  Les  pto- 
»>  cédés  qu'il  indique  à  cet  effet ,  font ,  ajoutent  ces  Meffieuts, 
j»  exactement  conformes  à  ceux  que  M.  Mageilaq  a  confignés 
j9*  dans  le  Journal  de  Phyfique  de  M.  l'abbé  Roâejynjnée  177*, 
«p.  12.  L'Académie  avoit  vu  avec  une  efpéce  d'étonnesneo* 
»  le  criftal  qui  lui  avoit  été  préfenté  par  M.  Magellan, comme 
t>  un  des  réfuitats  des  eflais  de  M.  Achard.  Elle  a  jugé  qu'il 
ttimi  digne  de  fon  ^Ie7  poux  les  époques  de  la  Chimie  * 
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wdes  Arts ,  de  répéter  une  expérience  suffi  curieufe..  Elle  a 
♦♦nommé  à  cet  effet  des  Commiftaires,  qui  ont  porté  le  plus 
»  grand  foin  &  le  plus  grand  fcrupule  dans  l'exécution  des- 
h  procédés  de  M.  Achard.  Ls  succès  m* a  point  répondu 
ffjt  leur  espérance  :  quoiqu'ils  aient  pouffé  leurs  txpi- 
#>  riences  beaucoup  plus  loin  que  t  Auteur ,  ils  n'ont  pu  obtenir 
[•  9%  aucun  criflal.  Nous  ne  Tommes  plus  étonnés  de  notre  peu 
»»de  fuccès,  puifque  !e  Chimifte  de  Berlin  eft  convenu  lui- 
-même, avec  plufieurs  Pbyficiens ,  que  dans  bien  des  cas 
*»(bn  opération  ne  lui  avoit  pas  réuffi,  fur-tout  à  la  ville, 
99  mais  qu'il  avoit  été  plus  heureux  à  la  campagne*  Cette  con- 
»»trariété  dans  les  réfultats  dépendroit-elle  d'un  très -grand 
»'  repos  qu'exigeroit  l'opération  ?  C'eft  ce  que  nous  ne  pour 
tt  vons  décider  ,  &  c*eft  un  point  fur  lequel  il  eft  important 
»  que  l'Auteur  veuille  bien  nous  éclairer.  Au  refte ,  toute 
m  réflexion  à  part ,  nous  ne  pouvons  que  faire  beaucou  d'é- 
w loges  de  l'Ouvrage  de  M.  Achard,  &  de  M*  Dubois  fou 
n  Tradudeur ,  &c.  &c.  «  Cité  volume  l,  p..  336 ,  430 ,  4$p  ; 

vol.  n,  p.  54,  55,  56, 17». 

Ad anson  (  M.  ) ,  cité  II ,  630  ;  UL,  166* 

JEpin  (  M.) ,  cité  H ,  344,  345. 

AGRICOL A  (  Georg.  ).£k*e  metallieâ  libri  XII,  Bajlle*  Konig  > 
1657 ,  /a-fol.  &g.  —  Bafiie* ,  Froèen ,  157 1 ,  in-foh .(  Il  a  dé- 

.  crit  quelques  variétés  du  criflal  de  roche ,  dans  le  6*  livre  Dé- 
natura fojplium  ;  &  il  y  combat  l'opinion  des  Anciens  fur  l'o- 
rigine du  criftaI.)CitéI,  34a ,. 498; II > xi6 ,  iaa>  193,  289 v 

*3ï  ;UI»  43o,  433»  4*7- 
ALBIN,  cité  IH f  360 ,  379 ,  407. 

ALDBO Y ANDB  (  Uliff.  );  Mufieum  mttallicum ,  Bononi* ,  164?* 
fa-fol.  fig.  Cité  L,  561 ,  609;  II,  120,  168. 

Alischee  (  Sebaft.  )  Sur  des  mafles  de  criflal  o?une  groflèur 
extraordinaire.  Dans  luJ&es  de  Brejlaw,  aniu  1725 ,  feâ.  32  » 
p.  635,  art.  7. 

And&EjE  (  M.  )  ,dans  fes  Lettres  écrites  de  la  Suiffe  (en  aile- 
lemand)  dont  la  féconde  édition  eft  de  1776  »  a  repréfenté  ^ 
PL  XL,  plufieurs  variétés  &  accidens  de  criftaux;  &  la  24° 
Lettre  ,jufqoes,&  compris  la  27e ,  font  prefque  eptiérement 
tonAcrée&  aux  criftaux  de  roche  &.à  leur  hiftoire.  (/fert, 
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communiquée  par  M,  le  Profefleur  Htrmann,  ainfi  que  pîapean 

des  articles  fuivans.  ) 
Anonymus  Auctor.  Sut  différentes  criftalli&tions  fingo- 

Jiéres,  formées  dans  an  grand  froid.  Voyez  le  4*  volume 

Minerahgiscke  Beluftigungen  ;  c'eft-à-dire  ,  Récréations 

ralogiques*  Henri. 
AltDUlNO  (M.  Jean).  Raccolta  ii  Memorie  chimico-minermfa- 

giche,  metallurgiche  e  orittografichc ,  in  Veneiia  1775  ,  £«-12. 

CitéII,53i,590>^33>637. 
AROEN  ville  (DexalHer  d'),  a  donné  quelques  figures  dé 
criftaux  dans  fon  •  Ory&ologie ,  Paris ,  1755 ,  «1-4*. 

ARvidson  (M.)i  «té  *>  34<&*  374- 

AYBN  (M.  le  duc  d') ,  cité  1 ,  39a;  ffl ,  174. 


B. 


B 


aillou  (M.  le  chevalier  de).  Ifefcrrption  de  fbii  Cabinet* 
par  Joannon  de  Saint-Laurent ,  Luques ,  1746, 111-4°;  citée  H, 
9, 10, 1*7, 105, 2*7*  a34>  a5<>> aoo,  324, 
BAKER  (  Henr.  )•  Emploiementfor  the  Microfcopt ,  /*  on  parts, 
London,  1753,  £«-8° ,  traduit  en  françois  fous  ce  titre  :  La 
Microfcopt  à  la  portét  de  tout  le  monde*  Or  trouve  dans  ce» 
ouvrage ,  ia  figure  de  plufieurs  criftaux  afin*  :  ces  figures 
font  les  mêmes  que  celles  qui  ont  été  données  par  Lang.  Cité 

li  "7>  M3>338,383- 
Baldassari  (M.) ,  cité  1, 130. 

B ancks  (  M.  ) ,  cité  II ,  620 ,  636. 

Baron  (Theod.),  citél ,  312, 

B arrjere  (  Pierre  ).  Obfervations  fur  Porigine  êc  la  formatioa 
des  pierres  figurées,  &  fur  celles  qui,  tant  intérieurement 
qu'extérieurement,  ont  une  figure  régulière  &  déterminée. 
Paris ,  1746 ,  ijï-8  ,  fig.  (On  y  trouve  quelques  notions  gé- 
nérales fur  la  criftaliifation  des  pierres  &  des  feis.  )  Ché  I, 

431- 
Bartholin  (Erafm,).  Expérimenta  cryjlalli  Ijkndiut,  Htf- 
ni»,  1670,  iii-40.  (L'extrait  de  ces  expériences  eft  dsosiea 
Tranfaâions  phiiofophiques ,  année  1670,  n*  67  ;  &  dans  la 
Collettion  académique  de  Dijon,  partie  étrangère ,  tomeU 
p«3J4&fiûv% 
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*—  Obfemtions  fur  le  Criftal  d'Ifiande  ,  dans  les  Epb.  des  Cur. 
de  !a  Nat.  ann.  i ,  Dec.  1 ,  1670, p.  155,  ofof.  73  ;  &  ann,  2  , 
Dec.  I,  1671,  p.  267;  obf.  169.  Colledt  acad.  étrang.  tonu 
III,  p.  66.  Le  même  a  donné  quelques  figures  defels,  dans 
les  ABa  Hafnitnfia,  avant  la  page  1  du  fécond  volume,  & 
une  Differtation  fur  les  étoiles  hexagones  de  la  neige  ,  à  la 
fuite  du  Traité  de  Thom.  Bartholin,  De  nhis  ufu  med'uo  , 
Hafnise,  1661 ,  i«-8°.  Citél,  4,493,  499,  500,  522;  Uly 

64. 
Bassi  (Ferdin.).  Sur  l'Hyacinte  orientale,  dans  les  Comment. 

Bonon.  tpm.  V*  Herm. 
Bauhin  (Jean).  Il  a  donné  plufieurs  figures  de  pyrites  dans 

le  4e  livre  de  Ton  Hifloria  fontis  BoîUnfis  ,  Montis  Beligardi, 

1598,  1/1-4*  ;  &  1660,  ifl-40.  Hem* 

—  De  Cryflallis  falis  commuais  pulcherrimis  &  curiofljfimis,  in 
Epb.  Nat.  Cur.  Dec.  11 ,  ann.  X ,  obf.  V. 

Baume  (M.)*  Réflexions  fur  l'attraûion  &  la  répuifion  qui 
fe  manifeftent  dans  la  criftallifation  des  fels.  Journ.  de  Pkyfaut» 
janvier  1773. 

—  Chimie  expérimentale  &  raifonnée.  Paris  1777, 3  vol.  «r-8*.. 
Cité  1, 107 ,  131 ,137, 138,225 ,  243,313, 345,  374, 385, 
396;  01,439. 

BAUMBR(Job.  WÏIhelm.).  Hifloria  natnralis  lapidum  pretio- 
forum  omnium,  Francof.  177 1 ,  i/i-8*.  On  en  a  une  tradudion 
allemande'*  imprimée  à  Vienne  en  1774.  Herm.  Cité  1 ,  609  ;» 

n,  120,  379. 

BAUMOiESTNER  (Àlb.  Henr.)-  Traduction  allemande  de* 
Tbéophrafte  ,  avec  les  Commentaires  du  doûeur  Hill ,  Nurem- 
berg) 1770,  m-8°.  Herm.  Cité  II,  246. 

Baybn  (MO^citél,  i7,54>3âS>385»II,449>ff>3>570» 
J603. 

Beccaria  (ie  P»)«  Obfervarions  fur  la  double  réfraâion  du. 
criftal  de  roche  *  Journ.  de  Pkyf.  oâobre  1772.  Iiréfultedet 
obfervarions  de  l'Auteur ,  i°.  »  Que  la  réfraâion  r  dans  ie  cri£- 
wtal  de  roche,  n'eft  pas  toujours  la  même  dans  les  différent. 
»»  prifmes  qu'on  peut  en  retirer,  fuivant  les  différentes  manières. 
*de  les  couper.  2*.  Que  le  rayon  de  lumière  qui  traverfe  le- 
9  criftal  de  roche  dan»  un  clan  perpendiculaire  à  t'axe  ^buffle* 

Hn,iv- 
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»  deux  réfractions ,  fe  partage  en  deux ,  8c  offre  deux  hnageY* 
»  Gnon  entièrement ,  du  moins  fenfiblement  diftinâes.  $•.  Que 
v  cette  diftinâion  des  deux  images  diminue  à  mefure  que  la 
m  route  du  rayon  converge  pins  vers  l'axe  du  criftai.  4".  Que 
»>la  double  réfraâion  &  la  diftinâion  des  deux  images  ceflenc 
t»  entièrement  d'avoir  lieo,lorfque  la  route  du  rayon  devient 
m  parallèle ,  ou  à  peu  près  parallèle  à  l'axe  :  alors  Pool  n'ap- 
»»  perçoit  plus  qu'une  feule  image.  «  Ceft  qu'alors  le  rayon 
pafle  par  les  fommets  des  angles  contigus  &  concentriques 
de  76*.  Auffi  P  Auteur  a-t-il  foin  devenir  que  pour  empêcher 
que  la  lumière  ne  fouffre  deux  réfractions  dans  le  criftai  de 
roche,  il  ne  fuffit  pas  que  le  rayon  ait  une  direction  quel- 
conque dans  le  fens  des  plans  des  petites  lames  ;  mais  qu'il 
eft  néceiîaire  de  plus  que  la  direction  foit  dans  le  fens  de  la 
longueur  jdu  criftai. 

Beckman  (M.)  9  cité  I  ,  25a  ;  III ,  330. 

JÈ.ELLINI  (Laur.)  Dt  gefiûs  organo  ai  Malpighinm.  Booom. 
1655,  iiî-12;  Lugd.  Batav.  17 11.  (H  y  a  décrit  (a  figure  de 
certains  fels.  )  Hernu 

Beost  (  M.  de  ).  Son  cabinet  cité  Ii ,  609. 

Bergman  (  Torb.).  Varie  ciyfioltorumfonmA  à  fpatho  on*  er* 
plicauc,  iiiNov.A8t.  Reg.  Soc.  Scient.  Upfal,roLL  Upfal, 
1 773  *  in  4°-  (A  tâche  d'y  expliquer ,  par  une  figure  ,  comment 
les  différentes  criftallifations  desfpaths  calcaires  peuvent  être 
dérivées  toutes  d'un  corps  mathématique  régulier.  Souvent 
ces  fpaths  ont ,  à  ce  qu'il  dit,  un  noyau  qu'on  trouve  en  les 
calfant  avec  précaution ,  &  qui  montre  diftinûement  leur  vé- 
ritable figure.  )  M.  Weigel  a  inféré  cette  Differtatîon  de  M. 
Bergman  ,  avec  la  figure,  qui  l'accompagne,  dans  f édition 
allemande  de  mon  ÇJfai  de  Criftallographiu  Greiphfwalde  , 

1777»  'M*. 

«r—  Opufcula  phyfica  cV  chtmica.  Upfal,  1779  &  1780,  avoH 
i/i-8Q  ;  traduit  en  françois  fous  le  titre  à'Opufculcs  chimiqmtt  €f 
phyfiquts,  par  M.  de  Morveau.  Dijon,  1780,  îji-8».  On  y 
trouve  la  Differtatîon  précédente  ,  avec  la  figure  &  la  des- 
cription de  plufieurs  criftaux  falins.  Cité  paffim. 

?erni  ard  (  M .  ) ,  cité  1 , 1 1 ,  159 ,  361 ,  377 ,  379« 

8J5*Q  vus  (  Robert  de  )  j  cijé  II*  219, 
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TJEfcTHOLET  (  M.  )  ,  cité  1 ,  215. 

Bertin  (M.).  Son  cabinet  cité  II,  122, 472,  609* 

Bertrand  (Elie).  Dictionnaire  orydtologique  (aux  mots 
Criftattx  &  Cri  fia  M  fat  ion.*)  La  Haye,  1763 ,  i«-8°.  Cité  I,  3  5 
82,291;  II,  73,  lio,  111;  III,  360.  < 

BESLER  (Mich.  Rupert).  GaiopAylaeium  rcrum  naturalium,  è 
regno  vegetabili ,  animali  &  minerait  iepromptarum ,  cum  figk 
étneis.  Noribergae  1642,  &  LipGae  17 16,  iVi-fol.  (On  y  trouve 
la  figure  de  quelques  mines  d'étain  ,  dont  les  criftaux  font 
groupés  avec  des  criftaux  de  roche.)  Citél,  559  ;  II,  434  ; 

Besson  (M.)-  Son  cabinet  cité  1, 606,  620;  II,  20,  38,62, 
*55i  292,  295,  326, 385,  464*465»  478,  484  fr /«>•  557; 
111,68, 157,  162,  206,  240,  241  ,.286,  296,  477. 

Black  >  cité  1 ,  125. 

Boccone,  cité  19498,563,609;  II,  74,  122;  III  ,245. 

BOECE  DE  BOOT  (Ànfelm.).  Oemmarum  &  lapidum  hifioria, 
cum  nous  &  figuris  Air.  TolUL  Lugd.  Batav.  1647 ,  i/i-8°. 

*—  Le  même,  traduit  en  François  fous  ce  titre  s  Le  parfait  Joail- 
lier. Lyon,  1644, 1V80,  fig.  (On  y  trouve  quelques  figures 
de  criftaux,  &  une  repréfentation  peu  exacte  des  bafaltes  en 
colonnes  de  Stolpen  en  Mifhie.)  Cité  II,  64,  70,  75,  118, 
119,120,121,192,339,340. 

BOERHA AVE  (  Herm.  )  Elemtnta  ChemU.  Parif.  1733  »  2  vol. 
ijf-40  ,fig.  Traduits  en  françois.  Paris,  1754,  6  vol.  1V12. 

BOHN  ou  BOHNIUS  (  Joan.  )  dt  Vitrification*  &  Cryjlallis.  Cité, 
1, 142. 

Bolza  (M.)  Son  cabinet,  cité, II,  602. 

BOMARE  (M.  VALMONT  DE ),  cité,  I,  534;  II,  220,  447, 

591  ;  III ,  62 ,  399. 

Bonanni  (Phil.)  Recreatio  mentis  &  oculi.  Romae,  1684, 
iji-40.  (  In  parte  tertiâ ,  problem.  XIII.  Cur  multa  fint  turbi- 
nata  ?  de  Cryjlallis  agitur.  ) 

*— -  Ejùfd*  Muf.  KircAerianum,  p.  208 ,  col.  6.  II  y  a  auffi  quel- 
ques criftallifatîons  vues  au  microfcope  à  la  page  386*  Citél, 
167  ;  III ,  272. 

Bonnet  (  M.  ) ,  cité ,  1 ,  95. 

JlQUACS  (  WUJigmO  tyuiy  in  to  tht  original  fiât*  and.  g**,* 
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perdes  offpar  and  fparry  proiudtions ,  parûtularly  tht  Jpmrs  ar 
cry fiais,  foandin  tht  Cornish  mines ,  callti  Cornish  diam&mod*. 
Dans  les  Tranfaâ.  philof.  vof .  46 ,  n°  493 ,  p.  250 ,  tab.  5  & 
6.  Voyez  Panai  y  fe  &  la  critique  de  ce  Mémoire  de  M.  Bor- 
lace  dans  les  tome  II  des  Mélanges  d'Hift.  naturelle  d'Aliéoa 
Dulac ,  p.  345  &  fuit*.  Cité,  III  ,  416. 

Born  (M. ,1e  Baron  de).  Index  fojfiliam  fat  lithopkyUàwm 
Bornianum.  Pars  prima.  Pragae ,  1773.  Pars  fecunda  ,  1775, 
i/i-8°.  (Quatre  planches  de  criftaux,  où  fe  trouvent  des  va- 
riétés trés-fingulières ,  formées  la  plupart  par  des  agrégations 
incomplètes  ou  furcompofées  ).  Cité  pajpm. 

*—  Voyage  minéralogiqne  fait  (  en  1770  )  en  Hongrie  &  ea 
Tranfylvanie  ;  trad.  de  l'Allemand  par  M.  Monnet.  Pans , 
1780  ,  m- 12.  Traduction  mauflade  &  peu  fidèle  d'un  bon  Ou- 
vrage. 

Borrichius  (  Oï aus  ) ,  cité ,  II ,  96. 

Boucher*  Catalogue  de  fon  Cabinet,  cité ,  II ,  904. 

Boulanger  (M.) ,  cité,  I,  263. 

Bourguet  (Louis).  Lettres  phiiofopbîques  fur  la  fanmrioa 
des  fels  &  des  criftaux.  Amfterd.  1729,  in- 12,  fig. 

1 —  Litter*  ad  CappeUeram  in  J8t.  Phyfic  Medic.  voL  1VL 
C  Dans  cette  Lettre  ,  Bourguet  reproche  à  Cappeffer  d'avoir 
voulu  expliquer  fa  formation  des  criftaux  par  les  règles  de 
la  plus  exaâe  géométrie  ,  qui ,  fuivant  lui,  n'exifte  point  n 
rtram  nature}.  Cité,  1, 100,  318, 354;  11,64 >*3>52&« 

BoURNON  (M.  de),  cité,  1,503,  525,  531,548;  11,  ao, 
ai,  93»  "o;  276,355,  368,403  &  fitip.  409,412,499, 
4*3>569;IU,  "6,  189.  2oocV/tfip.  243,  321;  IV.  45,46b. 

Je  viens  de  recevoir ,  de  cet  Amateur  éclairé  ,•  une 
caffite  à  56  facettes,  d'une  variété  nouvelle,  dont  je 
tranferire  ici  la  defeription  telle  qu'il  me  Ta  envoyée,  parce 
qu'elle  ajoute  aux  preuves  que  j'ai  déjà  données  de  la  faga- 
cité  de  cet  Obfervateur  que  je  m'honore  d'avoir  pour  <S£ 
cipf  e  &  pour  ami.  »  C'eft  ,  dit-il ,  le  dodécaèdre  à  plans 
"tagones,  dont  les  huit  angles  qui  répondent  aux 
"folides  du  cube  dont  il  dérive,  font  tronqués ,  &  furtron- 
»»  qués  de  biais  fuivant  les  arêtes ,  par  trois  petits  triangle* 
afcaJéoes*  (  Voyex  me  trtmeatart  [tmbUhk  fir  U  cric 
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»  Pf.  II,  fig.  15*  )  Les  douze  autres  angles  de  ce  criftal ,  ajoute 
»  M.  de  Bournon ,  font  tronqués  de  biais  fuhrant  les  faces  , 
9»  par  un  petit  triangle  ifocèle  obtufangle.  Cette  variété  elfe 
»  nouvelle  pour  moi  ,  à  raifon  de  la  troncature  des  douze 
»  angles,  autres  que  ceux  qui  répondent  aux  huh  angles  fo- 
»lides  du  cube.  Je  n'y  ai  fait  attention  que  depuis  peu.  Elle 
»  vient  de  Vizilles ,  où  on  la  rencontre  fouvent  groupée  fur  la 
»  mine  de  fer  fpathique.  « 

BouRRiT  (  M.  ) ,  cité ,  II ,  246. 

Boy  LE  (  Robert  ).  An  EJJai  about  tht  origine  and  virtuts  of 
gems.  Lond.  1675,  in-8°,  &  Hamburgi,  1673  ,  in  la  latine, 

—  La  traduâion  latine  de  cet  Ouvrage  fous  ce  titre  :  Dt 
gemmaram  origine  &  virtutibus ,  fe  trouve  dans  la  CoIIeâion 
des  Œuvres  de  Boyle.  Genève,  1680  &  1693,  3  voJ-  ,ff-4% 
fig.  Voyez  les  Tranfad.  pbilof.  angf.  vol.  VU ,  n°  84.  Cité, 
I,  11,58,125,  407,  499,  617;  II, ni,  121,152,  180, 
196,206,220,323. 

BRAKENHOF  ;  fon  Cabinet ,  cité  m  ,  245. 

Beandt  ,  cité  I,  251 ,  363 ,  389, 419;  H>  343 i  IH  9  *>  Ia3> 

*34- 
Braun  (M.  ) ,  cité  ffl ,  152. 

Bubynius  ,  cité  1 ,  50;  II,  139. 

Bainnich  (M.) ,  cité  U,  127 ,  268 ,  368 ,  516  ;  III ,  127  , 
37<*>  388,  393  9  4*3  9  4»9>  4^7  9  4®  9  4*9  9  47°"  9  47»  >  483 

cyyînV.  . 

B&ISSON  (M.),  cké  pour  les  pefanteurs  fpécifiques  de  diffé- 
rentes pierres,  I,  437,  615;  U,  3,  32,  56, 117,  213,  217, 

230,231,245,255,261,272,282,283,311,317?  333» 
348,45ai509;  UI,  262,  412. 

BRONONiART  (M.)  ,  cité  1 ,  173 ,  230  ;  III ,  46  »  64,  99  9 
109. 

Browal  ,  cité  1 ,  254. 

Browne  (  Thom.  ).  Pfeadodoxia  epidemiau  Dans  l'édition  aug- 
mentée de  fes  Œuvres.  Lond.  1686 ,  in-foL  Nous  en  avons 
une  traduction  françoife  fous  le  titre  d'EjJai  far  Us  erreur* 
populaires ,  Trad.  de  l'angï.  par  PAbbé  Souchay.  Paris ,  1733  , 
a  vol.  in- 12  peu  communs.  Cité  1,5. 

BJLOWMTiao  (M.)>  cWI,  311. 


571  TABLE 

BRUCXJtfANN  (Fr.  Ern.).  Epijiolarum  Irinerarianrm  Ctttnîm 
prima  ;  acctdit  S.  G.  Buchneri  Epiftola  de  Mtmorabilibus  V*i&- 
landi£  fttburrantU.  Wolffeobuttel ,  1742,  «1-4°. 

—  Epijtotar.  iânarar.  Ccaturia  ftcunda  ;  acceét  Mufécum  Clùf- 

xm'affirm.  WolfFenb.  1749  »  *«-4°« 

— -  Epiflolar.  itinarat.  CtnturU  tertio.  Wolffenb.  i»-4Q» 

— -  Magnalia  Dti  in  hcis  fuèterra/ieis.  Bjunfwick ,  1727  ,  in-fU. 
(  Voyez ,  dans  le  tome  1 ,  les  planches  111 ,  V  &  XVII  ;  &  dans 
le  tome  II,  les  planches  I,  JI,  III ,  XXVI  &  XXXII )  Hum 
ChéII,63i;III,ii3,36o. 

BRUCKMAN  (TJrb.Frid.)  Abhanilung  von  EJelfUint*;  c*eft- 
à-dire,  Traité  des  pierres  précieufes.  Brunfmc,  1757  ,  pre- 
mière édition.  La  féconde  édition  augmentée  parut  en  1773  , 
1V80  avec  un  Supplément  en  1779.  Herm*  Cité  II ,  118. 

BB-UOMANS  (  Sebaldi  Juftini  ),  Lithologia.  Gnningvi*  jtstè 
erdinem  Walltrii  digefta.  Groningae,  l78i>iA-8°,fc.  L'Au- 
teur y  donne, pages  16  &  40,  la  mefure  des  angles  dufpath 
calcaire  &  du  fejd-fpath  ;  mais  on  doit  peu  compter  fur  ces 
angles ,  n'ayant  été  pris  que  fur  des  lames  ou  fragmens  de 
l'une  &  de  l'autre  de  ces  fubftances. 

Buc'hoz  Ç  M.  ).  Ses  planches  coloriées  ,  citées  I  f  502 ,  563 , 
56o;JI,  11,26,45,  101,  106,  352;  W,  271,300,393, 

594  9  399  9  4°a- 
Buckley  (  Richard  >,  voyex  Bulkçky. 

Bucquet  (M.).  Introduction  a  l'étude  des  corps  naturel» 
tiré»du  règne  minéral.  Paris ,  2  vol.  in-ix  tà  y  décrit  quel- 
ques criftaux  falins^  Cité  pajfim  dans  le  premier  volume. 

Buffon  (  M.  le  Comte  de).  Hiftoire  naturelle  ,  générale  & 
particulière  ,  avec  les  Supplémens.  Paris  ,  1749  &  années 
fui  vantes,  2Q  vol.  i/1-40.  Cité  I,  12 ,  22,  23  ;  II ,  52,  159, 
160 ,  529  &  fui».  585  &  fuiv.  611  ,  613  ,  625  cV  fuir.  634» 
<&49>  650  ;  III,  80,  152,  186 ,  269  6V  fai»m  298  ,  4$$. 

«r—  Hiftoire  naturelle  des  Minéraux,.  Paris ,  Imprim.  Royale  9 
1783 ,  1/1-4* ,  tom.  I, 

S'il  en  faut  croire  ce  célèbre  Ecrivain ,  les  prifmes  du  crif- 
{al  (de  roche)  ,  lesrhombes  des  fpaths  calcaires,  les  cubes 
du  fei  marin ,  les  aiguilles  du  nitre,  &c.  &  toutes  les  figures 
fcnguleufes ,  régulières  ou,Bié§uJières  4es  minéraux  %fint 
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mies  par  le  maternent  des  molécules  organiques  ,  &  par- 
ikulièrement  par  Us  molécules  qui  proviennent  du  réfidu  des 
animaux  6f  végétaux  dans  Us  matières  calcaires  &  dans  celUs 
de  la  couche  univerfelle  de  terre  végétale  qui  couvre  la  fuperficie 
du  globe.  Hift.  des  Min»  p*  lo* 

J'avoue  que  je  ne  m'attendois  point  è  voiries  molécules 
organiques  jouer  un  rôle  dans  la  formation  descriftaux  & 
fur-tout  du  criftai  de  roche ,  puifque  cette  pierre  appartient 
aux  montagnes  primitives  qui ,  dans  l'hypothèfe  même  de 
M.  de  Buffon  ,  font  antérieures  a  toute  production  organique  , 
&  n'en  recèlent  pas  le  moindre  veftige.  Je  m'attendois  encore 
moins  à  kû  voir  préférer  (  p.  416  8c  fuiv)  la  chaleur  du  foleil , 
fi  forble  feion  lui ,  à  la  chaleur  fî  énergique  du  feu  central , 
pour  expliquer  la  formation  du  diamant  &  des  autres  pierres 
précieufes  dans  la  terre  végétale  des  climats  chauds,  quoiqu'une 
telle  terre  foit  auffi  ftérite  en  diamans  dans  ces  climats  que 
dans  le  nôtre. 

Au  refte  ,  M,  le  Comte  dç  Buffon  voit  toujours  dans  fe 
quant  le  verre  primitif  de  la  Nature  ;  dans  les  micas  (  qu'il 
confond  avec  les  talcs  ) ,  des  exfoliations  du  quartz  frappé  par 
le  refroidiffement  ;  dans  le  Feld-fcath  &  le  Schorl9  deux  verres 
de  nature  quartzeufe ,  mêlés  de  fer ,  &c.  »  On  pourrait  donc 
*»  dire  en  toute  rigueur ,  ajoute-t-il ,  qu'il  n'y  a  qu'un  feui 
w  verre  primitif,  qui  eft  le  quart\  ,  dont  la  fubftance  ,  mo- 
t»  difiée  par  la  teinture  du  fer  ,  a  pris  la  forme  de  Jafpe ,  & 
*•  celle  de  Mica  par  les  exfoliations  de  tous  deux  ;  &  ce  même 
r>  quartz ,  avec  une  plus  grande  quantité  de  fer  Se  d'autres 
^matières  hétérogènes ,  s'eft  converti  en  Feld-fpath  6c  en 
»*  SchorL  C'eft  à  ces  cinq  matières  que  la  Nature  paroît  avoir 
•>  borné  le  nombre  des  premiers  verres  produits  par  le  feu  pri- 
wmîtif ,  &  defquelles  ont  enfuite  été  compofées  toutes  Us 
fffubftances  vitreufes  du  règne  minéral.  m  Ibid.  p.  ai. 

Ce  court  extrait  fuffit  pour  démontrer  que  la  partie  bril- 
lante du  Pline  françois  n'eft  pas  la  Minéralogie.  Non  omnia 
pojfumus ,  omnesm  Auffi  ne  craindrai-je  point  de  rapporter 
ici  l'arrêt  de  profcriptîon  qu'il  prononce  contre  la  feience 
des  criftaux ,  à  l'occafion  de  la  forme  rhomboïdale  du  fpatb. 
»Oû  a  p^tenduf  dit  Mt  de  Buffon ,  que.  ld  crUlailifatioo 
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ff  en  rhombes  était  le  caraâére  fpécifique  du  fpath  calcaire, 
99  fans  faire  attention  que  certaines  matières  vitrtuftsow  métol- 
>»ïiques  &  fans  mélange  de  fubftance  calcaire  ,  $>nt  crîftaiij» 
m  fées  de  même  en  rhombes ,  &  que  d'ailleurs ,  quoique  le 
«fpath  calcaire  femble  affeâer  de  préférence  la  figure  rfaon- 
9»boïdale,  il  prend  auffi  des  formes  très-différentes;  &  nos 
»Cristallographes  ,  en  voulant  emprunter  des  Géo~ 
»»  mètres  la  manière  dont  un  rhombe  peut  devenir  un  oâaèdre, 
t*  une  pyramide. &  même  une  lentille ,  (  parce  qu'il  fe  trouve 
n  du  fpath  lenticulaire)  n'ont  fait  que  substitue* 
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»>  la  Natube.  II  en  eft  de  cette  criftallifation  en  rhombe , 
»  comme  de  toutes  les  autres  ;  aucune  ne  sera  jamais 
99  un  caractère  spécifique  ,  parce  que  toutes  varient , 
99  pour  ainfi  dire ,  à  l'infini ,  &  que ,  non-feulement  il  n'y  a 
99  guère  de  formes  de  criftallifation  qui  ne  foient  communes 
99  à  plufieurs  fubftances  de  nature  différente  ;  mais  que  réct- 
9»proquement  il  y  a  peu  de  fubftances  de  même  nature  qui 
99  n'offrent  différentes  formes  de  criftallifation  :  témoin  la 
99  prodigieufe  variété  de  formes  des  fpaths  calcaires  eux- 
99  mêmes  ;  enfont  qu'il  feroit  plus  que  précaire  i établir  des 
»9  différences  ou  des  rejjemblances  réelles   cV  efentitUes  par  ce 
f*cara  &ère  variable  ET  fresque  accidentel.   «  Ibid. 
p.  241  &  242.  Ma  réponfe  à  ce  prononcé  de  M.  de  taffon  Ce 
trouve  dans  l'explication  des  figures  de  la  planche  Vill ,  dans 
le  tableau  des  principaux  angles  que  préfentent  les  criftaux, 
&  fur-tout  dans  l'introduâion  de  mon  Ouvrage,  où  je  crois 
avoir  établi  fans  réplique  la  confiance  des  formes  criftailines , 
p.  64  &fuit>* 

BULKELEY  (Ricfa.).  A  Letter  concerning  tht  Giants  Cawjmj 
in  the  county  of  Antrim  in  Irelandi  dans  les  Tranfaâ.  phiioC 
angl.  vol.  17,  n°  199;  &  vol.  18,  n°  212.  Cité  H,  630. 

BULLION  (  M.  le  Marquis  de)  ,  cité  I,  159,  397. 

BUTiNI  ( M.) 9  cité 1 , 272. 
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V^ADET  (M.)*  Cité  II,  56,  184. 

'  Cjesalpin,  cité  II,  193. 
Calcrolab.ii  Musjbum  ,  vpye*  Mufétunu  Cité  II ,  113 ,  ng  9 

ii8,434-1M>4»5- 
CAMERARIUS  (  Joachim  ).  De  lapide  ex  cabo  &  oSaedro  corn- 

poflto  ,Jn  Ephem.  Nat.  Cur.  cent*  III,  obf.  9.  Hernu  Cité  III , 

a  13. 

Canton  (MO  j  cité  1, 586. 

C APPELLES.  (Maur.  AntO*  Prodromas  cryflallographi* ,  de 
cryfiallis  impropriè  fie  diGtis  Commeatariunu  Lucernae,  1717 
&  1723  9  i/1-4%  cum  tab.  3  aeneis. 

(H  eft  parlé  de  cet  ouvrage  dans  les  TranfacYions  philo- 
sophiques angloifes ,  vol.  33  ,  n°  387.  Il  eft  devenu  très-rare.) 
M*  Andreae,  dans  Tes  Lettres  écrites  de  la  Suffi,  qui  ont  paru 
fucceffivement  dans  le  Magafin  de  Hanover ,  rapporte  dans 
une  note ,  p.  92,  qu'on  doit  donner  à  Balle  une  nouvelle  édi- 
tion de  cette  Criftallographie,  &  qu'il  en  avoit  même  vu  la 
première  planche ,  avec  58  figures ,  dont  il  auroit  cependant 
volontiers  fait  grâce  au  graveur  de  la  47e.  Herm. 

— —  Lifter*  ad  Schtucfqeram  de  cryftallorum  generatione ,  in  Act. 
phyf.  Med.  vol.  IV,  pag.  app*  9.  (L'Auteur  y  reproche  à 
Bourguet  d'avoir  dit  que  le  criftal  de  roche  étoit  compofé  de 
tétraèdres  réguliers  ;  &  il  fait  voir,  en  conféquence,  que  ce 
criftal  ne  peut  être  compofé  de  tétraèdres.  '  Mais  Bourguet 
n'avoit  parlé  que  de  lames  triangulaires  équilatirales  ,  &  non 
de  folides  terminés  par  quatre  triangles  équif  atéraux.  )  Sadi- 
vifion  des  criftaux,  I,  89*  Cité  paffim. 

Carangbot  (M.)-  Le  goniomètre  ou  mefurangle  des  crif- 
taux, eft  de  fon  invention.  Voyez  l'explication  de  la  fig.  50 
de  la  planche  VIII.  II  a  mefuré  &  taillé  en  argile  plufieurs  de 
mes  criftaux.  Cité  II,  460. 

Cardan  (  Jérôme).  De  rerum  varietate ,  libri  XVII.  Bafifoe", 

1664 ,  //r-4°. 
— Ejufd.  de  fubtilitau ,  libri  XXL  Bafîleae  ,  1560  ,  /'/i-8°. 
—  Les  mimes.  Bafle,  1554,  i/i-fol.  Bonne  édition» 
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(  Dans  les  livres  V ,  VI  &  VII ,  H  eft  parie*  des  métaux,  dtf 
la  génération  àcs  pierres  &  des  criftaux) 

CARTHEUSER  (Frid.  Aug.).  EUmetita  Miaeralogi*  Jyftem*- 
tici  difpofua.  Francof.  ad  Viadr.  1755 ,  i/i-8Q. 

— -  Ejufd.  Cartheuferi  Obfervatio  chtmico-pkyfica  de  cryfUlEfa- 
tione  falium  alkalium  fixorum,  in  Au.  Acad.  Efeâ.  Mqgun* 
tmae,  tom.  I,  p.  149.  Erfordi*  &  Goth*,  1757,  /«-8e.  (Il  y 
indique  un  moyen  de  faire  criftaiiifer  Palkaii  fixe  végétal,  en 
le  mêlant  avec  de  l'efprit  de  fei  ammoniac  aqueux  ,  dégagé 
par  l'aikali  fixe  ;  &  il  décrit  la  figure  de  Tes  criftaux.  )  Cité 
paffim.  * 

C astel  (  ïe  Père  ) ,  cité  1 ,  64. 
•    Chappe  d'Hauteroche  (Pabbé),  a  donné  la  figure  de 
quelques  criftaux  de  gypfe,  pag.  6a  1  ,pl.  XXÇK  &  XXX  du 
IIe  vol.  de  fon  Voyage  en  Sibérie.  Paris  1766  ,  3  voL  i*-fy 
gr.  pap.  Cité  1 ,  444  ;  III ,  271* 

Chaptal  (M.)?  cité  1,202,  203; lU,5oo. 

Charlard  (M.) ,  cité  1 ,  385. 

/  CH  ARLETON  ,  cité  III ,  165. 

Charlevoix  (le  Père) ,  cité  II,  113. 

Charpentier  CM.)»  Géographie  minéraJogique  de  fa  Saxe, 

en  allemand,  ornée  de  très  -  belles  planches,  dont  pfulïeurs 
t    font  relatives  aux  criftaux.  Herm*  Cité  1, 458;  If,  269,  632* 
Chaulnes  (M.  le  duc  de)  ^cité  1 ,  313;  III,  5a 
CLAUDIANUS.  De  Cryftallo.  Extat  cum  Dominai  amptoeatr» 

fapientia  Socraticejoco-Jeria.  Francof.  vtl  Hanorô ,  1619, 

ia-foL  Cité  II,  uo. 
CLEMEN8  (J.  fcïid.  Rudoïph.)  PcriculanORnullamicrofcopico- 

cficmica  circà  falfiri.  Erlangae  1776 ,  1V49  ,  cuin  tab«  1. 
Collini  (  M.  ).  Journal  d'un  Voyage ,  qui  contient  différentes 

obfervations  minéralogiques  fur  les  agates  &  le  baûlta» 

Manheim,  1776,  in-S°,fig.  Cité  II,  102,110,  134 6*/.  159, 

161,632,633,654. 
COSTA  (Emmanuel  Mendés  da).  Natttral  Hifiory  çf  Fofis. 

London.  1757,  in- 4°.  (On  y  trouve  une  bonne  defcrïptioa 

du  bafalte  d'Irlande,  avec  une  planche  réduite  de  la  chauffée 

des  géants.  )  Cité  1 ,  566  ;  II ,  156 ,  428 ,  434  ,  630  ,  631*     . 
CÔTÉS ,  cité  II ,  60  ,  283 ,  317 ,  SQ9* 
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CRifMAYEL  (M.  de).  Sa  CoIIeûion  citée  II,  294. 

Cramer  ,  cité  III  ,  137. 

CRELL  (M.)*  cité  1, 184,  187  cV  fuir.  406. 

CrohaRÉ  (M.)*  cité  I,  215;  II,  259,  note  149. 

Cronstedt  (  Axel.  Fred.  ).  Son  excellente  Minéralogie  a  été 
traduite  en  françois ,  fous  ce  titre  :  Ejfai  d'une  nouvelle  Miné- 
ralogie, traduite  du  fuédois  &  de  l'allemand  de  M.  Wied- 
man ,  &c.  par  M.  Dreux  fils.  Paris  ,1771,  /*•**.  (  Cette  tra- 
duction françoife,  faite  fur  une  traduction  allemande  très- dé* 
feâueufe,  eft  fouvent  inintelligible,  par  les  fautes  &  contre- 
fera dont  elle  fourmille.  Voyez  Engeftrom.  )  Cité  pajfim. 

CUBIERES  (le  marquis  de).  Son  cabinet  cité  II ,  136,  412. 
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'àooty  (Fabien-Gauthier  ).  Hiftoîre  naturelle,  ou  Expo* 
fitJon  générale  de  toutes  fes  parties ,  gravées  te  imprimées  en. 
couleurs  naturelles,  Paris ,  Didot  jeune  1781,  in-40*  Les 
quatre  premières  Décades.  Le  jeune  Artifte  qui  avoit  entre* 
pris  cet  ouvrage, fe  propofoitde  donner,  en  planches  colo- 
riées, une  fuite  de  morceaux  choiGs  dans  les  trois  régnes  de 
fa  Nature.  Je  Pavois  engagé  à  commencer  par  le  régne  mi- 
néral, en  «'attachant  fur-tout  aux  formes  criftallines  déter- 
minées. H  en  étoit  à  fa  quatrième  Décade ,  &  commençait  à 
faire  efpérer  qu'il  triompheroit  des  difficultés  de  cette  entre- 
prife,  lorfque  la  mort  nous  l'a  enlevé,  au  grand  regret  de 
ceux  qui  s'intéreflent  à  cette  partie  de  l'Hiftoire  naturelle. 
Ses  Planches  coloriées  du  règne  minéral  citées  I,  293,  294, 

444>445>446, 448, 45°>456>5°a*  5°6>  53o»  537»  539»  59i> 
595*596,603,604;  II,  9,  10,  108,  117,  119,  122,  136, 

291,294,295,322,323,325,327,353,358,359,364,368» 

376»3785402, 407,412,472,479, 484,48*  t5">544>594; 

Ul*3o,51*67*70i7«*83, 125,130,  131,132,195,  196, 

197 , 205 ,214, 215, 216 ,  221 ,  222, 223 ,  225, 230, 237 ,  284, 

286,302,312,320,372,373,377,382,383,384,385*387, 

39° *  39* * 393  * 394 ,  3y7  * *» » 441  *  44**  443 *  449 » 457- 
Dale  (  Sam.  ) ,  cit .;  1 ,  609 ,  III ,  154. 

D'Aboi viller  (M.  le  comte).  Son  cabinet,  réuni  à  celui 

Criflallogr,  Tome  HZ.  O  u 
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du  Roi,  cité  1, 400, 520, 588,  589 ,  598,  «00;  H,  14. 19, 
58,  84, 107, 159,  275,  a*>>  4*i  ;  IUi  153  7  270, 408,4% 

465,466,477- 
D'Antic  (M.  Bofc) ,  cité  I,  43,  123, 169;  II,  6, 04,58, 

49& 
Banville  ,  cité  II ,  210. 

D'ARC  et  (M.).  Mémoire  fur  l'aâion  d'un  feu  égû  for  in 

grand  nombre  de  terres,  de  pierres,  &c.  Paris,  1766,  ù-8*. 

—  Mémoires  fur  le  diamant  &  quelques  autres  pierres  pf 
cieufes  traitées  au  feu.  Paris,  1771 ,  ia-8». 

—  Diflertation  fur  l'état  aâuel  des  montagnes  des  Pyréote 
Paris,  1776 r  in-8°.  Cité  I,  3,  277,  338,  375,  416;  U, 
117,  183,  184,  190,  222,  230,  243,  258,  270,  302,363; 

m,  492. 

IPAUBENTON  ( M.)  ,  Cité  II ,  I48  ,  185 ;  III  >  157. 

Davila  (M.  ).  Catalogue  fyftématique  &  raifozué  de  fin 
cabinet.  Paris,  17(7,  3  vol.  ûi-8°.  Voyez  le  fécond  tome  de 
ce  Catalogue  ;  cité  pajfim  pour  les  criftaux  pierreux  &  métal- 
liques. 

DAWISSON  (WHhem).  Philofophla  pyrotechnka,  &c.  Paris, 
1635  ou  1641 ,  ûi-89;  traduit  en  françois  par  J.  HcJJot,  fois 
ce  titre  :  Elémens  de  la  Philàfophie  de  Part  dm  feu  ou  Ciémie. 
Paris,   1651  &  1657,  **&*9  fig.  H  parofr  que  DawnTasi 
tfavoit  pas  été  content  de  cette  tradudion,  puifquil en  dom* 
ïui-même  une  autre.  Paris,  1675,  «*-8°.  (Dana  «Garage 
très-peu  connu,  outre  la  figure  des  cinq  corps  régulier»  df 
ia  géométrie,  &  de  quinze  des  principaux  polyèdres  qui  ca 
dérivent,  on  y  trouve  la  figure  des  étoiles  hexangulaires  fc 
ia  neige ,  des  cubes  de  fil  gemme  de  dfverfes  grandeurs ,  ie  fd 
de  corne  de  cerf  ou  l'alkali  volatil  en  fegmens  de  prifmesba» 
gones,  le  vitriol  de  cuivre  en  prifme  quadrangulaire  à  fon» 
Miets  dièdres  alternes ,  le  fil  de  cuifine  en  pyramide  quadnn- 
gulaire,  à  fommet  tronqué,  des  criftaux  de  aitrt  en  prif- 
nés  hexaèdres  tronqués  &  comprimés,  quelques  crijUssà 
roche,  un  diamant,  un  fpath  calcaire  prifmatique  hexaéÉs 
à  fommets  trièdres,  qu'il  nomme  gyp fi,  &c.  avec  cette  f«- 
tence  :  Ut  non  poteft  fieri  angulus  folidus  abfque  tribus  pUdi» 
fie  non  potefi  fieri  corpus  phyficum  fine  fait ,  fulphurt  cV  mr 
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tnrio.  Omnia  in  mtnfurâ  &  numéro  &  pondère  difpofuiftu 
Sap.  ji. 

Deluc  (M.),  cité  I,  442,  495;  II/3T6,  524  y  fu'w.  532, 
533»  &*»  &11  >  614  &  fuiv.  617  6*  flth.  633  ,  641 ,  650. 

OÉmeste  (M.).  Lettres  au  Dodeur  Bernard  fur  la  Chimie, 
h  Doeimafie,  la  CriftaHographie ,  fa  Lithologie ,  la  Minéra- 
logie et  la  Phyfique  en  général.  Paris,  Didot,  1779,  2  vol. 
in  ji.  (On  trouve  dans  cet  Ouvrage  la  defcrîption  des  crif- 
taux  la  plus  complète  qui  ait  paru  depuis  mon  ECTai  de 
CriftaHographie,  aux  planches  duquel  l'Auteur  renvoie  pour 
les  figures  des  crHtaux  ).  Cité  pajjim. 

Desmarest  CM.),  cité  I,  3,  473;  H,  332,  333,  335, 379, 

3*9»  39°>  4*3»  4a9>  44^,  494?  633- 
Deyeux  CM. ) ,  cité  I ,  in ,  145. 

Dickmann.(MOj  voyez  Gudd.  cité  II,  191. 

Dictionn.  encyclopédique  ;  le  fixième  vof.  du  Recueil 
des  planches  de  cet  Ouvrage.  (  On  y  a  mal  à-propos  donné 
le  nom  de  quarts  à  des  groupes  de  Jpath  calcaire  prifmatiqut 
9c  de  fpath  vitreux  cubique.  )  Cité  II ,  250  ,  630. 

— -  Dictionn.  mméralogique  8c  hy  drologique  de  fa  France  ;  con- 
tenant fa  defcrîption  des  mines,  foililes,  criftaux,  terres, 
fables  8c  cailloux  qui  s'y  trouvent.  Paris,  1772,  //?-8°. 

- —  Dictionnaire  portatif  du  Commerce,  cité  I,  243;  II,  210. 

DlET&lCH  CM.  le  Baron  de)  ,  cité  U,  411,  645,  646  j  III, 
166. 

Dioscoride  ,  cité  I,  331  ;  IV,  39,  160. 

Dolomieu  C  M.  le  Commandeur  de  ) ,  cité  IV,  53. 

Drumond  (Alexandre),  cité  II,  204. 

DRURY  (  M.  )  >  cité  II ,  63b. 

Du  Cassou  i/Artigub  CM.}>  cité  IV,  49. 

Dutens  CM.).  Des  pierres  précieufes  &  des  pierres  fines. 
Paris,  1776,  iw-24.  CP^tit  Ouvrage  fupérieurement  im- 
primé). Cité  II,  185,  187,005,  an  ,3*2,240,041,247, 
*$,  258,  282,  289. 
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E. 

JuLLERj  cité  I,p.  9* 

Elliot  (M.)»  cité  II,  190. 

ELUS  (Jean).  Sur  des  criftaux  indiflbïubles  formés  dans 
irifufion  de  grains  de  chenevis.  Philof.  tranfaSL.  vol  LIX; 
traduit  en  franc,  dans  le  Jeurn.  de  Phyf.  de  M.  l'Abbé 
Rozier ,  «ois  de  Novemb.  1771 ,  avec  une  planche  qui  w- 
préfente  les  diverfes  figures  de  ces  criftaux.  Cité  I,  58. 

ENCELIUS  (Chriftoph.)*  De  re  metallicâ,  hoc  ejl  it  oripse, 
varietate  cV  nature  corporum  metallicomm  ,  lapidant,  gemmer 
rum ,  &c.  Francof.  1557 ,  in-8° ,  fig.  Ché  III ,  433. 

'Encyclopédie  (Planches  de  T),  citées  I,  45o»5*4>533; 
II,  8,  83,  435»  44o,  630,  633.  Foyez  Dictionnaire  Ency- 
cfopédique. 

Engestrom  (Guft.  von-).  CeNaturalifte  Suédois  a  inféré  p!«- 
fieurs  remarques  fur  les  criftaux ,  dans  la  Traduction  angioîfe 
qu'il  a  donnée  de  l'Effai  de  Minéralogie  de  M.  Cronftedt , 
imprimé  à  Londres  fous  ce  titre  :  An  Ejfai  towaris  a  fyfum 
ofMineralogy  by  Jxel-Frtd.  Cronjiedt.  London,  1770,  i«-8°. 
Bonne  Traduction  à  laquelle  H  faut  joindre  un  petit  fupplé- 
roent  publié  par  M.  Reinhold  Forfter.  Londres,  1773 ,  în-80} 
lequel  contient  des  notices  de  M.  Brinnich  »  fur  la  Minéra- 
logie de  Cronftedt.  Cité  I,  244,  365;  A,  303,  217,  229; 
■   UI,8o94i6&S«ijr. 
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ABBiciTJS  (G.)»  ché  III,  246,  317,  459. 

Faujas  de  Saint-Fond  (M.)-  Recherches  fur  les  volcans 
éteints  du  Vivarais  &  du  Véiay.  Grenêèie ,  1778 ,  in-foL  (  Avec 
•de  très  Belles  planches  de  chauffées  bafaltiques ,  &  les  figures 
qu'affeâent  les  prifmes  de  bafaltes.)  Cité  II ,  31 ,  33  cY  f*b* 
43  cV  fuip.  110,  136)  151 ,  216  ,  217,  221  f  222,  277  &/«/>. 
a88,  297  ,  301 ,  382  cV  fitiv.  385  &Jtiii>.  417,  422  &fnv. 
450,533»  534»  54»»  5*4>  6l9i  621 ,  626  6* /iw.  634,640, 
647  cV  fitiv.  655  c*  fuiv.  III  f  180;  IV,  53. 

Fbmb*  CM-)»  Lettres  h  M*  de  Born  fur  la  Minéralogie  6> 
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l'Italie,  trad.  en  françois  par  M*  le  Baron  de  Dietrich* 
Strasbourg,  1776,  iw-8°.  ' 

—  Nouveaux  Mémoires  pour  fervir  à  llliftoiie  minéralogique 
de  pluOeurs  pays  Cen  Allemand.)  Mittau,  1778.  Herm* 
Cité  pajjim. 

FtCHY  (M.),  cité  I,  167. 

FOLEY  (Sam.  ).  An  accountofthe  Giants  caufcway  in  tke  nortk  , 
oflrtlanL  Dans  les  Tranf.  phil.  Angf.  vol.  18 ,  n°.  212 ,  avec 
une  planche  qui  repréfente  la  chauffée  des  géants.  Cité  II , 
630. 

Follie  (M.  de  la),  cité  I,  284;  II,  114. 

Fontana  (M.  l'Abbé)  a  démontré  que  l'eau  n'étoit  point 
converfible  en  terre.  Cité  I,  12,  112;  II,  29  &  fuiv. 

Font anieu  (  M.  ) ,  cité  H ,  56. 

Fordyce,  cité  I,  125. 

Forster  (  Jacob  )  ;  lés  Catalogues  de  minéraux  cités  pajfim.. 

Fouoeroux  de  Bondaroy  (M. ),  cité  Ii;  111. 

FouRCROY  (M.  de).  Leçons  élémentaires  d*Hift.  nat.  &  de 
Chimie.  Paris,  1782,  a  vol.  in-8°.  (L'Auteur  y  place  avec 
laifon  la  félénite,  le  fpath  calcaire,  le  fpath  fufible  &  le 
ipath  pelant  au  nombre  des  fels  ;  mais  il  laifie  dans  la  cîafle 
des  pierres  la  zéolite,  le  quarts,  toutes  les  gemmes  (à  l'ex- 
ception du  diamant,)  le  fchori,  le  feld-fpath  &  le  mica*. 
Cité  I,  54,  143,  163,  173,  225,  228,  270,  305,  325,.. 

37o»  37*  >  373  y  3835  3*5  >  4°o>  4°2,  4°4>  49»;  M,  99> 

112,  144,  439,  475. 
Fracassatus  (Carol.).  Epiflobe  de  lingaâ  &  falium  figurfs* 

cum  Marcelli  Malpighii  Epift.  Anatom.  Amftel.  1669,  f/1-12, 

1687,  in-40.  (Il  y  donne  la  figure  de  plufieurs  Tels,  pour 

expliquer  la  différence  des  laveurs  d'après  la  Phiiofuphie  ' 

corpulculaire.  )  Hernu. 
FH.ANCI  DE  Franckenau  (Georg.Fred.).  Cryjlallus  Ijïan* 

dica  in  amtthyftum  mutata;  in  A6t.phyf.  Médit,  vol.  I,  p.  243^ 

Obf.  118,  tab.  3,  %p  7. 
- —  Ejufd.  Diflirtatto  de  Cryjialh.  Heidelb.  1674.,  «1-4* 
FREIND,  cité,  I,  409, 
FUCHSEL  (M.),  cité  II,  53, 152. 
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G. 

VXabry  (MO,  «té  1, 199,  379. 
Gahn  (M.)*  cité  UI,  380,  nott. 
GaHRLIEP  (Guft.  Cafim.).  De  Cryftaltis  Jkiis  mariai 
laribus  in  Ephem.  nau  Cur.  Dec*  a,  ann.  10,  1691,  p.  ao, 

Obf.  5,  fa.  a&3- 

Galois  ;  Catalogue  de  fon  Cabinet ,  cité  pajpm. 

Gassendi  (Petr.)*  J*  ^lta  Nlc*  CkiuL  FaJr.  **  Peirefc*  Haj. 
Comit.  1655 ,  1V40  ;  *  ^5*  ,  *nia-  *  Cryjlal&s  agit.  Cité  l, 
17,  617;  II,  19a,  234,25* 

Gaubius  (Hier.Dav.).^J>er/dnonriii  varii  argumenti,  lAh.  fm 
Lugd.  Batav.  1771 ,  iw-40 ,  n°.  a%  Sur  les  fels  dfenûek  aroma- 
tiques. Hem.  Ché  I,  236. 

Gellert  ,  cité  III ,  355. 

Gens ane  (M.  de),  cité  III,  361  &  /iur. 

Geoffroy  (CI.  Jof.).  Sur  l'origine  des  pierres;  dans  fe# 
Menu  de  VAcad.  JR.  des  Se.  ann.  1716,  p.  9  &  fttiv.  (Il  y  dt 
parlé  de  la  formation  du  enflai  de  roche  ).  II  a  suffi  donné  la 
figure  de  quelques  criftaux  de  gypfe^Jù*.  ann.  1724,  p.  387» 
Cité  J,  221,  243. 

—  Eflai  fur  la  formation  artificielle  du  ûïex,  &c.  dans  te 
Mém.  de  l'jfcad*  Rm  des  Se»  ann.  1746  >  p.  a86. 

Geoffroy  le  fils,  cité  I,  a83  ;  III,  407. 

GERHARD  (Caro/.  Ahu*).  Difquifitio  Pàyfico-chemka  granar 
torum  Silefia  atque  Bohemi*.  Francof.  ad  Vladr.  1760,111-4% 
Mernu 

Mémoire  fur  les  principes  de  la  tourmaline ,  dans  le  SvppUmewt 
au  Journal  de  Phyfique,  pour  l'année  178*,  p.  £&&  fuiv. 

Dans  ce  Mémoire ,  (  dont  je  n'ai  eu  coonoiflance  que  depuis 
l'impreffion  du  huitième  genre  des  criftaux  pierreux  %  qui  com- 
prend les  grenats  ,  les  tourmalines  &fckorIs),  M..  Gerhard  ^ 
après  avoir  dit  qu'en  général  toutes  les  tourmalines  ont  une 
figure  prifmatique ,  croit  devoir  en  diftinguer  trois  efpèces» 
qui  font,  i9  La  tourmaline  prifmatique  trilatérale,  fpàéri§n 
tronquée,  efpècc  compojee  ,  dit-il  y  de  trois  faces  fphiriqmet 
(c'eft  fans  doute  curvilignes  qu'il  faut  lire)  prefqae  égales  & 
firiées  par -tout.  a°.  La  tourmaline  prifmatiaui  Atftaèdre^  Ltt 
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faut  eu  prifine  font  inégales ,  mais  pour  la  plupart  liffes  &  po~ 
lits  fans  être  flriées.  30.  La  tourmaline  prifmatique  o8aèdre,fe 
terminant  en  une  pyramide  tétraèdre,  Lts  huit  faces  font  iné- 
gales, tantôt  liffes,  tantôt  flriées.  m  Les  autres  pierres  que  je 
»pofféde,  ajoute  M.  Gerhard,  ne  me  paroiflent  pas  devoir 
»  faire  de  nouvelles  efpèces,  quoiqu'il  y  en  ait  avec  des  angles 
m  rentrans  ,  &  d'autres  qui  reflemblent  à  une  colonne  canelée  % 
»  que  je  crois  être  formées  par  agrégation  de  la  féconde  ef- 
» pèce.  II  en  eft  de  même  de  la  tourmaKne  de  Ceyian , qui,, 
»  probablement,  a  auffi  été  criftarififée  avant  qu'elle  fût  dé- 
9» tachée  de  fa  matrice  :  cependant,  fi  Ton  veut  en  faire  une 
»»  quatrième  efpèce ,  on  fa  nommera  tourmaline  lenticulaire*  «t 
IbkL  p.  60.  Sur  quoi  j'obferverai  que  la  forme  arrondie  ou 
lenticulaire  des  tourmalines  de  Ceyran  vues  par  M.  Gerhard  r 
étant  un  pur  accident ,  on  ne  doit  point  faire  de  ces  fragmens 
arrondis  par  le  trie ,  une  efpèce  particulière.  Quant  aux  trois 
efpèces,  ou  plutôt  variétés  de  tourmaline  prifmatique ,  dé- 
crites par  ce  favant  Académicien  de  Berlin ,  ii  eft  aifé  de  voir  ^ 
en  les  comparant  avec  celles  que  j'ai  données ,  que  ces  prifmes 
àeptaèdret ,  o&aedres  ou  curvilignes ,  ne  font  que  de  très-lé- 
gères modifications  du  prifine  ennéaèdre  à  fommets  trièdres , 
que  j'ai  eonftamment  obfervé  dam  les  tourmalines  les  plus 
régulières  de  Ceyian,  d'Etyagne  &  du  îirof ,  6c  même  dans. 
le  fchorl  noir  de  Madagafcar.  An  furpîus ,  M.  Gerhard  con- 
clut ,  avec  raifon ,.  de  la  grande  analogie  de  la  tourmaline 
avec  le»  fchorfs ,  qu'il  eft  très-probable  qu'elle  appartient  au 
même  genre  de  pierres  ;  que  les  matrices  font  les  mêmes ,  & 
qu'on  doit,  parconféquent,  fa  rencontrer  dans  le  quartz,  le 
granité  &  fes  roche»  argileufes.  Mais  je  doute  qu'il  foit  auflt 
bien  fondé  à  conclure  de  fes  expériences  fur  cette  pierre  > 
qu'elle  a  pour  principes  confrituans^i*.  la  terre  aiummeufe  ; 
a°.  la  terre  des  cailloux,  30  une  portion  très-modique  de  terre 
calcaire  ;  4».  de  la  matière  gratte.  Quoi  qu'il  en  foit ,  l'Autetfr 
a  la  bonne  foi  de  convenir,  en  terminant  fon  Mémoire ,  qu'il 
eft  encore  douteux  si  les  principes  sans  lesquels  on 

DÉCOMPOSE  CBS  PIERRES,  EN  SONT  LES  VRAIS  PRIN- 
CIPES CONSTITUANS;  ce  qui  fert ,  ajoute-t-H  ,  à  conflater 

tette  grande  Hrité;  qu'il  eft  «tonnent  difficile  de  faire  <&& 

Qoiï 
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Ger saint;  fes  Catalogues  cités  II,  240. 
Gesner  (Conrad).  De  rerum  fojjilium ,  lapidum  éV gtmmmnm 

maxime  figuris  &  fimilitudinibùs  liber  cam  icanibus  nitidiffimis. 

Tiguri,  1565,  1V80.  Cité  I,  590;  II,  10,  51,  73,  75,  fc, 

S5>89>  97,  U9, 122,  253,  367,  369, 631;  III,  135,  i#, 

210,  246. 

Gimma  (Giacinto).  Délia  Storia  naturah  délie  gemme,  ddk 
piètre  e  di  tutti  i  miaerali,  onero  délia  fiftea  fiturranau  Net- 
poli,  1730,  zff-40. 

Giraud  Soula vie  (M.l'Abbé).  Hijloire  naturelle  de  h 
France  méridionale ,  ou  Recherches  fur  la  Minéralogie  du 
Vivarais,  &c.  Nifmes,  1780,  6  vol.  i«-8°.  Cité  II,  634; 
HI,362. 

L'Auteur  a  décrit,  dans  le  fécond  volume,  les  différentes 
formes  prifmatiques  des  bafaltes  volcaniques  du  Vivarais  :  H 
donne  pour  des  granités  calcaires,  des  roches  concrètes  qui 
n'ont  pas  le  moindre  rapport  avec  le  véritable  granité.  Dans 
le  PrqJpeSus  qu'il  vient  de  publier  d'une  Hiftoirc  pÀikfi- 
phique  du  progrès  des  feiences  en  France  depuis  l'joo  ,  jufyats 
&  compris  1783 ,  if  avance  p.  14 ,  que  »Bourguet  a  reconnu 
»  toutes  lej  formes  géométriques  poffibles,  &  toutes  les  figures 
»  criftallifées  qui  en  dépendent.  «  Quant  a  fes  propres  Ou- 
vrages ,  l'Auteur  dit  qu'il  n'auroit  jamais  ofé  les  croire  dignes 
des  regards  du  Public ,  fi  M*** ,  de  l'Académie  des  Sciences, 
oe  Peut  engagé  à  les  préfenter  à  V Académie,  cV  à  Us  publier... 
Quelles  obligations  n'a-t-on  point  à  M***,  d'avoir  jugé  les 
Ouvrages  minéralogiques  de. M.  l'Abbé  Soulavie  dignes  du 
Public  &:  de  l'Académie  ? 
GMELIN  (  J.  Georg.  ).  Dans  les  Mém.  de  PAcai.  R.  des  Sciences 
de  Pétersbourgy  tom.  V,  p.  277.  Sur  les  différences  qui  fe 
rencontrent  dans  les  alkalis  végétaux.  Hernu  Cité  I,  143, 
147,381- 

GOETTLING  (M.),  Cité  1,11c. 

GORRiEUS  (  Joh. ).  Definitionum  medicarum  libri  XJUV.  Latei. 
Parif.  1564,  in-foL 

GMW  (Nehem.).  Mufeum  Regalis  Societatls,  angUcè.Lond* 
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168 1 >  in-foi.  (Dans  les  planches  21  &  22,  font  différentes 
criftallifations  ). 

— —  Ejufd.  Anatomy  of  plantes.  Lond.  1682,  in- fol.  (Les  pi.  53 
&  83  contiennent  auflî  quelques  criftaux).  Cité  I,  143,  379. 

GRIGNON  (M.  )  eftle  premier  qui  ait  décrit  les  criftaHifations 
du  fer  dans  les  fourneaux  de  forges ,  &  qui  ait  donné  la 
figure  de  ces  criftaHifations  dans  fes  Mémoires  de  Phyfique, 
Paris,  Delalain,  1775,  /n-4Q.  Voye\  fa  réponfe  à  M.  de 
Morveau ,  Journ.  de  Phyf.  mars  1777.  H  regarde  la  forme 
comme  un  des  caractères  effentiels  de  la  matière,  I,  24. 
Cité  281  &  282,  287,  490,  568, 569;  II,  603;  III,  63, 80, 
169  6»  fuir.  297 ,  308 ,  309. 

Grill  (M.  ) ,  cité  III ,  80, 

Grollier  (M.  le  Marquis  de);  fon  Cabinet  cité  III,  188; 
IV ,  62 ,'  64. 

GRONOVIUS  (  Johan.  Frid.)  Index  fitppelleSilis  lapide* ,  quant 
colUgtt,  in  clajfès  &  ordines  digeffit,  &c.  Lugd.  Bat  av.  1740, 
m*  ;  &  1750 ,  in  8°.  Cité  II ,  317 ;  III ,  315 ,  339, 425. 

Gruhter  (  M.  ).  Hiftoire  naturelle  des  glaciers  de  la  Suiffe  , 
•  trad.  en  fr.  Paris  ^  1770.  Cité  1 ,  3. 

GUALANDRIS  (M.  Angelo),  cité  11,633  &  652- 

Gudd  &  Dickmann  (MM.)*  Remarques  minérafogiques 
&  économiques  fur  la  vraie  nature  &  qualité  des  diamans, 
thèfe  fuédoife  foutenue  k  Abo,  1775,  1V40.  (L'Auteur  y  a 
recueilli  les  relations  des  mines  de  diamans;  il  rapporte, 
d'après  Imperati,  que  dans  les  lieux  des  Indes  où  fc  trouvent 
les  diamans,  il  n'y  a  pas  de  quartz  :  d'où  il  conclut  que  la 
matrice  du  diamant  eft  différente  du  quartz).  Htrm.  Cité  II, 
191. 
Guéneau  deMontbelliard  (M.)>  dans  l'avertiffement 
du  tom.  V  de  la  Colleâ  açad.  part,  étrang.,  regarde  la  gêné-  * 

'  ration  fpontanéc  comme  une  criftallifation  de  matière  vivante. 

*  Citél,  18,485. 
Cbettard  (M.), citéI,376;II,  156,446,447,  494,  498/ 

630,  646. 
CUILIELMIKI  (Domin.).  De  falibus  Diflèrtatio  Epiflolaris ,  • 

* phyfico  midico-muhanica.  Lugd.  Batav,  1707,  inV.  Cité  I» 
321.  ... 
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XÏaas  (Jacob).  Obferpationes  quedam  de  Sorace,  imprima 
itfak  narcotico  Ultraje&i,  1769.  Herm. 

HAGENDORN  (  Ehrenfr.  ).  De  admirandis  falium  figuris.  Dans 
les  Ephem.  d'Allemagne;  Dec.  II,  ann.  3,  1684,  Ob£  jof 
&  Colle  a.  acad.  part,  étrang.  tom.  VI,  p.  29a 

—  Ejufd.  defionbus  cV  cryflallis  nitrL  Dans  les  Ephém.  d'AQem 
Dec.  II ,  ann.  7 ,  1688  ,  Obf.  157. 

Hales  ,  cité  1 ,  125. 

H  aller  (M.  le  Baron  de).  Description  des  fafines  du  gou- 
vernement d'Aigle,  trad.  de  l'aHem.  par  M.  Ddeuze.  Yper- 
énn,  1776 ,  ii?- 12.  Voyez  auffi  la  préface  qu'il  a  mife  à  fa  tête 
de  l'édit.  allem.  des  œuvres  de  M.  de  Buffon ,  trad.  fr.  Ge- 
meve  ,  1751 ,  ûz-12.  Ce  grand  homme  avoit  une  idée  jufte  de  fa 
criftallifation ,  1, 21  &  22  ;  fon  obfetvation  fur  ie  Tel  marin  ,  67, 

Hamell  (M.)j.cité  III  ,  148. 

Hamilton  (M.  le  Chevalier) ,  cité  II,  636,  644, 655. 

Hasselquist,  cité  I,  384. 

Haupt  (M.),  cité  1,167 

Hauy  (M.  l'Abbé).  Extrait  d'un  Mémoire  fur  fa  tbuûm 
des  criftaux  de  grenat,  approuvé  par  l'AcadL  R.  des  Se.  fe  ai 
fév.  1781.  Dans  le  Journ.  de  PAyf.  mai  1782,  p.  366  cV  /kir. 

—  Extrait  d'un  Mémoire  fur  la  ftruôure  des  fpaù»  calcaires  ; 
approuvé  par  l'Acad.  R.  des  Se.  le  22  Dec.  1781.  Dana  le 
même  tournai,  juillet  178a,  p.  33  cV  fui».  Cité  1 ,  494,  502; 

Ces  Mémoires  feront  inceflamment  fuivis  de  plufieurs 
autres  >  qui  formeront  un  traité  complet  de  Criftallotomie. 

Hjsbenstreit  (  J.  Erneft.)-  Commentaria  in  Mufieum  JRic&e- 
rianum,  continent  fojplia,  &c.  illuflrata  iconïbus.  Lipfiae, 
«743»  «*M  (On  y  trouve  plufieurs  planches  de  criftaux)* 

—  Ejufd.  Héenfireit  Propamm*  de  ardine  g*zn*«riun.  Lipfi** 
1747 ,  i/i-40.  Herm. 

Hellot  (  Jean  ).  Sur  des  criftaux  de  camphre  fembbbles  à  dit 
duvet  de  chardon.  Dans  les  Méau  de  FJcad.  ÏLda  Se* 
*73°>  p.  69.  Cité  1,164,  ,174* 
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HBNCKBL  (G.  Frid.)  Pyritoiogia.  Leipzig.  1754, 1V80. 

— —  Ejufd.  iêta  generalis  de  lapidant  origine1  per  obfervationes  , 

expérimenta   éY  confe&aria  fuccin&a  adambrata.  Drefdae  & 

Lipûae,  1734,  iii-8*. 

.    La  Pyritologie  &  les  Œuvres  minéralogiques  cPHencke! 

ont  été  traduites  en  franc,  par  M.  le  Baron  d'Holbach.  Paris, 

1760  y,  1V40. 

—  Incroduâion  à  la  Minéralogie,  &c.  trad.  par  le  même. 
Paris,  1756,  a-  vol.  /Via. 

—  Ejufd.  Henckelii  de  topa\iù  ver  A  Saxonum,  orientati  non 
inftnoTu  Ext.  in  aâ.  phyf.  Med.  IV ,  Obf.  82 ,  p.  317  &  feqq. 
Ci«é  1,57,79,  130,  34a;  II,  6, 11,  95,  118,  180,1156, 
061,  265,  269,170,  335,  63i;HI,a8,40,53>79>i37> 
244»  24**354  &>»-  263,  312,  313,  355,  363, 405, 413, 

44*,  455»  4*3- 
Hsrmann  (M.  Jean),  Profeflèur-  en  HJniverfité  de  Stras- 
bourg, eft.  un  des  Savans  qui  a  le  plus  contribué  à  perfec- 
tionner la  nouvelle  édition  de  ma  CriilaHographie,  par  les 
notes  &  les  obfervations  qu'il  ma  communiquées.  Cité  1 ,  56, 

**,  3*1 ,  458*  4^i»  5*2> 5*9 ;H»  260,  i6y,  4*5»  w>  39* 
Heynitz  CM.  le  Baron  d'  ) ,  cité  II ,  639 ;  1U ,  263. 
HlLL  (Jean).  The  Hiftery  offoffib,  c**taÎM*§  th*  Hifiery  ùf 

metals  and  gems,  &c.  London»  1748,  imfat.  ciuntab.  aeneia. 
(Tout  ce  qui  eft  relatif  à  i'Hiftoire  naturelle  des  pierres, 

dans  le  fupplément  de  l'Encyclopédie  de  Chambers ,  eft  tiré 

de  cet  Ouvrage  ).  # 

—  Commentaire  fur  le  Traité  des  pierres  de  Théophrafte ,  trad. 
en  franc.  Paris ,  1754,  in- 12. 

—  Fojfils  arranged,  according  to  their  obvious  charaSters ,  8cc, 
Lo*Jq*,  1771 ,  in-8*.  (Les caraâéres  dSftinâifs  des fubftanccs 
minérales  y  font  diftribués  en  huit  colonnes ,  favoir  ;  i°.  fa 
forme  ;  2°.  la  dureté;  3*.  la  pefanteur  ;  4°.  la  furface;  5*»  la 
couleur-,  6°.  la  qualité  ;  70.  le  lieu  d'origine  ;  8°.  enfin  l'ufage 
&  1*  fynooimie.) 

—  SpatQgeneft* ,  %e.  ou  Porigine  &  la  nature  du  fpath  %  fea 
qualités ,  fes  ufages ,  avec  la  defeription  &  l'Aiftoire  de  quatre* 
vingt-neuf  effàcet»  attribuées,  i\  félon  une  méthode  art  h 

>  a°.  Woû  leur  ortie  nacuid.  (en  as^l.)  L%pdsu% 
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1773  ♦  w-8*.  (  Inféré  par  M.  Weigcï  à  la  fuite  de  Pédfc.  alle- 
mande  de  mon  Ejfai  de  Crifiallogr.  &  trad.  en  français  par 
Madame  P*",  dans  le  Joarn.  de  Pkyf.  mare  177+)  Cité 
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HUTTEB.  (M.),  cité  111,36t. 

Huyohens,  cité  1,493,  400, 50,. 

HY^RNE,citéU>54. 
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J  acqmin.  Catalogue  de  foi»  Cabinet ,  cité  D,  904.  aoe,  ai», 
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4e  J'angl.  par  M.  Chappotin-Saint- Laurent.  *aris,  17», 
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-  Vtnt\ia>  1672,  in-fol.  fig.  (Cet  Auteur  a  donné  pïufieurs 
figures  de  criftaux  de  roche ,  qui  ont  été  copiées  par  Sibbaid  , 
Mercati,  &c.  Cité  I,  468,  469»  553*  &  i  H>  75»  i39> 
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Palassau  (M.  l'Abbé),  cité  1,497,57a,  576;  II,  499, 

55*  ,  560 ,  567  y  fi**.  581  ;  III ,  287. 
Pallas  (M.).  Voyage  en  Sibérie  (en  allem.).  Pétersbourg-., 
1773,  3  vol.  in-4*,fig.  (L'Auteur  y  a  repréfenté  les  criitaux 
de  la  mine  de  plomb  rouge ,  de  la  pyrite  en  cubes  ftriés ,  &c.  )« 
Une  partie  de  ces  Voyages  a  été  traduite  dans  l'Hiftoire  des 
Découvertes  faites  par  divers  favans  Voyageurs  dans  plusieurs 
contrées  de  la  Ruffie  &  de  la  Perte,  relativement  à  PHiftoire 
civile  &  naturelle ,  &c  Berne  &  la  Haye,  1779 &  1781,2  voL 
wr-40. 

— -  Obfervations  fur  la  formation  des  montagnes,  &c.  Dans  le 
prem.  vol.  des  ASta  acaéUfcienu  Petropoliu  1777  ,ann.  1778* 
pag*  ai  &  faiu.  Réimprimées  à  Paris  %  1779 ,.in -12.  Cité  I  » 

86,  559;  11,353,531,53a,  584,587,590»  600,  606 cV 

fui*. ,  III ,  167 ,  27 1 ,  346 ,  397  cV  fuh.  476. 
PARSONS  (James).  An  accoant  of  certains  perfeBt  minutes  criji 

talfloncs.  Dans  les  Tranf.  philof.  Angl.  vol*  XLUI,  n9  476  V 

tab.  3 ,  fig.  10,  p.  468. 
Passinges  (M.)»  cité  IV,  64. 
Pasumot  (  M.  )•  Mémoire  fur  la  criftaliifatio»  du- fer.  Dans  le 

Journ.  de  Pkyf.  déc.  1779.  Cité  II ,  31 ,  33  ,  40,  43 ,  130, 131 ,. 

135»  389;  m,  174;  iv,  70. 

PAZMANDI  (M.).  Dijfertatio  de-  aatro  Hungarico*  nitro  vett- 
rum  analogo.  Vindobons,  1770,  ij?-8°.  Herm.  Cité  I,  146» 

Peulesc  >  au  rapport  de  Gaflfendi  ,,admeuoit  des  germes  dan». 
les  criftaux ,  1 ,  17.  Voyez  GaJftndU 
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Pj-lletieh  CM.)-  Obfervations  fur  l'acide  arfenka!.  Dans  fe 
Journ,  de  Pkyf  de  février  1782. 

- —  Obfervations  fur  la  criftailifation  artificielle  du  foufre  & 
du  cinabre,  lbià.  avril  1782.  Citél,  155  ,  226  ,  233,  248, 
249,  256,  257  &  fuiv.  263,  2158,  277, 290,  294,  312,  349, 

359»  36o»  363,  373»  3^7»  388,  3917  392,  400,  417;  II, 
46;IU,  I55»I74»439>5I9;JV,42,45,63. 

Petit  (  Franc,  ).  Mémoire  fur  la  végétation  des  feîs.  Dans  les 
Mém.  de  l'Jcad.  R.  des  Se.  ann.  1722,  p.  129,  avec  trois 
planches. 

Peyrouse  (M.  de  la),  cité  III ,  99,  102, 106  &  fuiv. 

Pr^iiLER  (J.  Godefr.).  De  falium  tryft*iiifatione  jiaaaW/i* 
Diffmutio.  Argentor.  1775,  i«-4°  ;  traduite  en  franc,  dans  H 
Journ*  de  Pkyf.  de  nov.  1775. 

Pietsch  ( M .  ) ,  cité  1 ,  132. 

PlGNORi  (Laur.)-  Liber  fymboticarûm  epiftêlarum.  Pararn, 
1628 ,  <V8°. 

Fini  (Hermeneg.).  Mémoires  fur  de . nouvelles  criftaHî&tions 
de  feld-fpath  &  autres  Singularités  renfermées  dans  les  gra- 
nités des  environs  de  Baveno»  MiUn ,  1779,  »8* ,  avec  deux 
planches  de  criftaux.  Cité  II,  14,  16,  86,  136,  447,  4489 
453  &*  /«*  457  7  459  »  461  6*  fui».  470,  477  &  fat».  494; 
III,  185,  193,  196,204,206,221,  2599267,296. 

Place  (  M.  de  la  ) ,  cké  Ht ,  168 ,  non. 

PLINE  l'ancien.  C.  Pkmi  fecuinfi  Hiftoria  tatarêlis;  tu*  ittcr- 
pretûtione ,  mus  &  iodicibas  /.  Harduini.  Paris ,  1723  ,  3  vol. 
in-foL  Cité  1,3, 5;  II,  9,  49, 64,70,  122,123,147,192, 
205,  2*7 ,  248 ,  341  ;  III ,  39 ,  160. 

PLOTT,cké  I,  536. 

PODA(M.),citéIII,292. 

Poivre  (M.),  cité  II,  324. 

Pontoppidan  (Erich).  Hiftoire  naturelle  de  la  Norwé** 
(Dans  la  planche  XV  de  cet  Ouvrage  font  repréfentés  dttfô- 
rens  criftaux  ;  &  dans  la  note ,  p.  303  de  fa  trad.  allemande, 
on  rapporte  les  Auteurs  qui  ont  tâché  d'expliquer  la  crîftrf* 
lifation,  favoir  ;  tfenckel,  pyritologie  ;  Kircher,  wumdës  fitb- 
ttrrantHs;  A8t*  Soiietétis  Ha f rien f.  tom.  III;  &  Leibûtu 
Protogaa  ).  Herxn. 
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POTT  (Jean).  Lithogéognofie,ou  Examen  chimique  des  pierres, 
&c.  traduit  de  l'allemand.  Paris ,  1753 ,2  voï.  in  12.  Cité  I, 
43,  lia,  164,  171, 174,  183,  *37, 238;  II,  171,  4*9>43°> 

494- 
PE alon  (  M.  ).  Obférvations  fur  fa  colline  gypfeufe  de  Mont- 
martre, dans  le  Journ.de  Phyf.  d'oûobre  1780,  Cité  1, 461, 47a 
cV  fuiv. 

pRIESTLEY(M.)>CÎté'I,  9,  125. 

Proust  (  M.  ) ,  Cité  1 ,  151 ,  164 ,  168  cV  fuir.  272, 363 ,  388U 
Prunelle  de  lierre  (M.), cité  II,  91* 
PRYCE  (  Will. ).  Mineralogia  Cornubienfis.LQnd*  1778,  ûi-fol. 
Anglicè.  Cité  II ,  304. 

Q. 

V^UATEEMâu  dIsjonval  (M.)>citél,363,  387  ;D,577i 
Quist  CM.),  cité III,  407. 


R. 


R 


ASPE  (M.).  Spécimen  Hiftori*  natttralis  globi  terraouei,  pra- 
cipuède  novis  è  mari  natis  infltlis»  Amft.  cV  Lipfiae,  170*3 ,  i /i-8*. 
Cité  II,  632. 

RaY(J.).  Obfervations  topographical ,  moral  an4  phyfiologicql , 
maie  in  a  journey  through  part  of  the  low-countrits  ,  Germany* 
Italy  and  France ,  cVc.  London ,  1673  ,ia-80~  Cité  II ,  1 1 1. 

RÊaumur  (René-Ant.  de).  De  l'arrangement  que  pren- 
nent les  parties  des  matières  métalliques  ,  iorfqu'après 
avoir  été  mifes  en  fufion ,  elles  viennent  à  fe  figer.  Dans  le* 
Mem.  de  rAcai.  royale  des  Sciences  ,  année  1724,  p.  444» 

Richter.  Son  cabinet  cité  III ,  50, 165,  360,  362,  407  ,467» 

RlGOD  PB  TERREBASSE  (M.)  ,  Cîté  III  ,  332  cY/àz>. 

Rinman  (M.),  cité  II, p.  22,  29,  30, 49, 343 ,  345, 346, 
370  &fuii>. 

RlTTERl  (  Albert!  ).  Schediafma  de  nacibus  margaceis  ,  pttlgà- 
Mergel-Nafie.  Heimftad.  1740,  in^°Tcum  tabula  J ,  pyritas 
tvhibtnte,  cV  in  AS.  Phyf.  ma/» vol»  VI,  p»  append.  119.  Cité 

m,  211. 

Robjen  (  M.  le  préûdem  de).DiffePUtion  fur  la  formation  4* 

Pp  i* 
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trois  différentes  efpèces  de  pierres  figurées  :  à  la  fuite  des  Nou- 
velles idées  fur  fa  formation  des  foffil es.  Pari*  ,  1751,  i«-n; 
avec  une  planche  de  macies ,  pierres  de  croix  &  autres  crif- 
taux. Cité  I,  58  ;  II ,  186 ,  435,  438  &  fuir.  III  ,  268. 

Robinet  (  J.  B.  ).  De  ia  Nature.  Amft.  176 1- 1766 , 5  vol.  ia-$\ 
L'auteur  admet  des  germes  prolifiques  dans  le  règne  miné- 

■    rai  comme  dans  les  deux  autres  règnes  ,1,119.  Réfuté  p.  20  & 
21. 

Rochefoucault  (M.  le  duc  de  la) ,  cité  I,  356. 

Rochon  (M.  l'abbé).  Mémoire  fur  le  moyen  d'employer  la 
double  réfraâion  du  criftal  de  roche  à  la  mefure  précîlè  des 
petits  angles,  &c.  lu  à  ia  rentrée  publique  de  l'Académie 
royale  des  Sciences ,  le  9  avril  1777  ;  &  publié ,  avec  plufieurs 
autres  du  même  Auteur,  en  un  volume  ;ji-8°>  Paris,  1785. 
On  y  lit,  page  xj ,  que  »  la  forme  hexaèdre  du  diamant,  lorf- 
»  qu'on  l'examine  en  fortant  de  ia  mine ,  lui  donne  un  rap- 
port avec  les  criftaux  de  roche,  qui  affectent  tous  une  forme 
99  régulière  dans  leur  criftallifâtf  on ,  &c.  <♦  Cette  forme  hexaèdre, 
attribuée  au  diamant ,  dans  un  ouvrage  dpnt  la  date  eft  £ 
Récente ,  prouve  combien  il  eft  difficile  de  déraciner  les  an- 
ciennes erreurs.  En  vain  ai-je  fait  obferver,  p.  00a  du  mon 
Eflai  de  Criftaff ographie ,  que  la  forme  du  diamant  n'étort 
point  hexaèdre  t  mais  un  o&aèdre  terminé  par  huit  plans  trian- 

%  gulaîrés  équilatéraux  :  cela  n'empêche  point  M.  l'abbé  Ro- 
chon d'imprimer  aujourd'hui,  &  fous  les  yeux  mêmes  de  l'A- 
cadémie, que  la  forme  du  diamant  eft  HEXAÈDRE,  &  que 
cette  forme  lai  donne  un  rapport  avec  le  criftal  de  roche»  Quant 
au  parti  bien  important  que  l'Auteur  a  fu  tirer  de  la  double 
réfraclion  du  criftal  de  roche ,  en  l'appliquant  à  la  perfedion 
de  nos  mefures  aftronomiques ,  voyez  ce  même  ouvrage  f 
p.  154  cV  fib.  Cité  II ,  84,  275. 
Rome  de  l'Isle  (J.  B.  L.  de).  Eflai  de  Criftalïographie.oo 
Pefcription  des  figures  géométriques  propres  à  dîfTérens  corps 
du  règne  minéral ,  connus  vulgairement  fous  le  nom  de  crif- 
taux. Paris,  1772,  in%*t  avec  huit  planches  de  criftaux,  & 

deux  de  développemens.  C'eft  ia  première  édition  de  cet  ou- 
vrage. 

■—  Defcription  méthodique  d'une  çoQeâion  de  minéraux  du 
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cabinet  de  M.  EU  R- D.  L.  Paris  1773 ,  in  8°.  (On  y  trouve 
la  defcription  de  plufîeurs  criftaux  métalliques.  ) 

Noticx  des  principaux  Catalogues  d'Histoire  naturelle  que  j'ai 
rédigés ,  depuis  v\&ljufqu'à  préfenu 

l°.  Toute  la  partie  qui  concerne  l'hiftoire  naturelle ,  dans  le 
Catalogue  de  M.  Daviia.  Voyez  Ton  article ,  ci-deflus ,  p.  578,- 

a°.  Catalogue  raifonné  d'une  colleâion  choifie  de  minéraux  , 
criftaliifations,  &c.  (pour  la  première  vente  publique  de  Ja- 
cob Forfter).  Paris,  1769,  /V80. 

39.  Catalogue  raifonné  d'une  colleâion  choifie  de  minéraux, 
criftaliifations ,  &c.  (  pour  la  féconde  vente  publique  de  Ja- 
cob Forfter).  Paris,  1772, /«-8°. 

4*.  Catalogue  raifonné  des  curiofités  naturelles  qui  compofenc 
le  cabinet  de  M.  de  ***  (  Varennes  deBéoft).  Paris  >  1774, 
îw-8*. 

5*.  Catalogue  raifonné  d'un  cabinet  d'biftoire  naturelle,  cotn- 
pofé  de  minéraux  du  plus  beau  choix.  Paris ,  1777  ,  i/i-8°. 

6°.  Catalogue  raifonné  d'une  colleâion  de  minéraux ,  criftaliifa- 
tions, foffiles,  pétrifications,  &c.  du  cabinet  de  M.  D.  ***• 

,  1778  f '*-*•• 
7*.  Catalogue  raifonné  d'une  colleâion  de  minéraux,  criftalli- 

Jàtions  ,  &c.  (  pour  la  troifième  vente  publique  de  Jacob 

Forfter).  Pari*,  1 780,  in -8°. 
8*.  Catalogue  raifonné  des  minéraux ,  criftaliifations ,  &c.  qui 

compofent  le  cabinet  de  M,  Galois.  Paris ,  1780,  in  S9. 
9*.  Catalogue  raifonné  des  minéraux,  criftaliifations  ,  &c«  qui 

compofoient  le  cabinet  de  feu  M.  de  l'ifle.  Paris ,  1780  *. 

"  w-8°. 

io°.  Defcription  du  cabinet  d'biftoire  naturelle  de  M.  le  mat'* 
quis  de  G***.  Paris,  i78o,#jV8°. 

il8  Catalogue  raifonné  d'une  colleâion  choifie  de  minéraux , 
criftaliifations  ,  &c.  (  pour  la  quatrième  vente  publique  de  Ja- 
cob Forfter >  Paris,  1783,  in-&Q. 

sa*.  Catalogue  raifonné  du  cabinet  de  M.  le  comte  d'Angiviller, 

'  mjfi  Ce  Manuferit  eft  aâueliement  entre  les  mains  de  M.  le 
comte  de  Buffpn,  qui  a  (ait  i'acquifîtion  de  ce  cabinet  poux 
Je  réunir  à  cduislu  RoL  . 
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130.  Catalogue  raifoimé  du  cabinet  de  M.  deLaflbne ,  de  Î'A- 
cadémie  Royale  des  Sciences ,  &  premier  Médecin  de  la  Reine, 
à  VerfaiHes.  Munufcr. 

14°.  Dcfcrîption  du  cabinet  de  M.  Lefchevin ,  premier  Commît 
de  fa  Maifon.  du  Roi ,  à  VerfaiHes.  Mauufc  Ce  manufcrit',  & 
le  précédent ,  font  entre  les  mains  des  poffeffeurs  de  ces  ca- 
binets. 

Romieu  (M.  ) ,  cité  1 ,  235. 

ROQUE  (l'abbé  de  la)-  Animadwftones  novât  in  adium  &  *L 
kali,per  quai,  I*.  demonjlratur  ambo  h&c  falia  eorporam  prâ- 
cipia  conflitutiva  tflt  non  pojfe  ;  2°.  quid  valtal  eorum  cognai* 
in  Phiflcâ  &  Mtdicinâ.  Dans  le  Zodiaque  de  Médecine, édi- 
tion de  Genève,  1680,  i/1-40 ,  p.  230. 

ROSENSTIEL  (M.)»  cité  I,  30O. 

Rosnel  (Pierre  de) ,  cité  II,  219, 220, 221. 

Rouelle  (Guifl.  Fr.).  Mémoire  fur  les  feîs  neutres  &  fa 
criftallifation  du  fel  marin  ;  dans  les  Mém.  de  VAcad.  royale 
des  Scienc.  ami.  1744  &  1745^  Cite  I,  67, 107,  137 , 200, 
298,368,370,380. 

Rouelle  le  jeune,  chél,  "6, 145, 163, 167,218,379;"» 

184- 
Rozier  (  M.  l'abbé  ).  Journal  de  Phyfîque ,  depuis  le  mois  de 

juillet  1771  jufqu'à  préfent,  20  vol.  1/1-4°.  Chépûffiau 
RUMPHIUS  (Georg.Everh.).  TAefaurus  a*thUarum&udner*- 

Uam.  LugcL  Batav,  171 1 ,  i/i-fol.  (liya  dans  cet  ouvrage 

vne  planche  de  criftaur.  ) 
«—  Idem.  Amboinijcht  Rariteyten-Kammer.  Iib.  01 ,  cap.  21 , 

p.  231.  Herm. 
—  Idem.  De  Argyrodamahte ,  in  Ephem.  Nat.  Cur.  Dec.  II  * 

ann.  3,  obf.  25,  p.  79,  tab.  V.  Cité  1 ,  444  ;  II,  10 ,97. 


s 


6. 

yftallo ,  in  Ephem, 


I,fchoI.  obf.  73. 

Sage  (M-)«  Examen  chimique  de  différences  fuhftances 

nérales ,  fuivi  de  la  traduâion  d'une  Lettre  de  M.  Lehmain 

à  M.  de  Buffon ,  fur  la  mine  de  plomb  rouge.  Péris ê  1769, 
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r-  Mémoires  de  Chimie.  Paris,  1773 ,  in- 8*.  (  H  y  donne  la 
defcription  de  plufieurs  criftaux  obtenus  par  l'amalgame ,  &c.) 

—  Elémens  de  Minéralogie  docimaftique.  Paris ,  1772 ,  i/i-8°. 

—  Les  mêmes ,  féconde  édition.  Paris,  1777,  a  vol.  ifl-8\ 

Cité  paffim. 

Saive  (M.  de),, cité  I,  304. 

SavaRY  (F.P.).  Diflïnatio  de  fale  efentiali  acetofclU,  Ar-, 
gentorati,  1773,  ifl-40.  Herm.  Cité  I,  114, 193. 

SAUMAISE ,  cité  III  ,251-1  note. 

Saussure  (M.  de).  Voyages  dans  les  Alpes.  Neuchâtel,  1779, 
iji-4°,fe.  Premier  vol.  (Cet  exact  &  profond  obfervateur  re- 
garde ,  avec  raifon ,  les  montagnes  granitiques  comme  un  pro- 
duit de  la  criilaHifation.  La  fuite  de  cet  ouvrage  excellent  eft 
attendue  avec  la  plus  vive  impatience).  Cité  paffim  dans  le 
fécond  volume. 

Sauvages  ( M.  l'abbé  de) ,  cité  II ,  591- 

Sayve  (M.  le  commandeur  de).  Son  cabinet  cité  II,  iaa  j 

*  111,  2QI. 
SCALIGER,  Cité  II  ,  64;  III  ,  2IO,  211. 

Scheele  (M.).  Mémoire  fur  l'acide  du  fucre  de  lait,  dans 
les  A6t.  Holmenf.  ann,  1780  ;  &  traduit  en  françois  dans  k 
Journal  de  Phy figue  de  janvier  1783.  L'Auteur  y  donne  le»  ■ 
combinaifons  de  cet  acide  avec  les  alicalis ,  les  terres  &  quel- 
ques fufeftances  métalliques  ,  mais  fans  décrire  aucunes  des 
formes  criftalîines  de  ces  combinaifons.  Cité  I,  9, 121 ,  123, 
13*9  lS9f  *5°>  258,  262  ;  n,  a,  501  ;  III,  49  559* 

SCHEFFER  (  M.  )  ,  cité  111 ,  487. 

£CHEUCHZER  (J.  Jac.  >   Kf  M»*«*y'«  ,  feu  Difertatio  de 
cryfiallis  ,  harum  auturam  ad  mtnUm  vtttrum  cV  Ttctntiorum  per 
fua  phenomena  txplicatius  tradens,  fub  pnefidio  Salomonis  Hol- 
tingtri,  Bafileae,  1698, 1V40.  Voyez  ci-deflus,  Hrttingcr. 
•— Ejufd.  Qvf%ç$$tilnc  Bdvtticusfwe  itineraper  HelvctU  Âlpinmf 
rtgiones  fada ,  plurimis  tabulis  amis  iliujtrata  cY  in  lPtomos 
dijlitâa*  Lugd.  Batav.  1723,  in 40. 
—  Ejufd.  Httharium  diluvianum.  Tiguri  1709,  cV  Lugd.  Batpv. 
1723 ,  û-ftil.  (il  y  a  quelques  criftaux  dans  les  planches  Vil , 
VIII  &  IX ,  fig.  2.) 
.-—  Ejmfd,  Mtuvfoàgia  &  Ory&ogtapiUé  Btlyctic*.  Tiguri,  171* 
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ï/7-40.  (H  y  eft  parié  de  i'androdamas  ou  crifial  dl/bnde 
&  autres  fpaths , p.  147  ;  des  grenats,  pu  166  ,  do  crifbf  de 
roche ,  p.  167  ;  des  Tels ,  p.  175,  &  des  pyrites ,  p.  184.) 

—  Ejufd.  Spccimen  Lithologie  Hehctic*  cariofej  que  lapièen 
ex  figaratis  Helveticis  ftltftijjimi  ari  incifi  fifiuntur  &  de/cri- 
buntur.  Tiguri  1701  xin-%\ 

■ —  Ejufd.  Cryjïalli  Relvttic*  ex  rarioribus,  in  Aâ.  Pby£  BflaL 
vol.  III ,  obf.  39 ,  p.  1 10. 

—  Ejufd.  Androèamas  cubicus  &  pyramidalis  in  agro  Beneuf 
phofpAoricus ,  m  Aâ.  BreQaw.  1723,  feâ.  2U,  p.  537. 

—  Bans  !e  troifième  volume  de  Ton  Hiftoire  naturelle  de  fa 
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37 ,  f  igné  23 ,  celle ,  life\  celles* 
143 ,  ligne  27 ,  Welfch.,  life\  Velfcb. 
»77  9  338»  375  &  416  >  Daicet,  lifo  d'Arcet. 
379  »  ligne  ^9  *eur»  'fA*  leurs* 
420,  ligne  5  de  la  note  345 ,  d'un  criftal ,  ajoatq  oc- 
taèdre. 
555  ?  lignes  14  &  15,  craftallî fatum ,  lifez  cryflaUifaOA 
557  >  ligne  2I  jflarefcetièus ,  Uïezflavefcentifas. 

Tome    II. 

Page  46,  ligne  3  de  la  note  28 ,  de  terre  fedlitzienne,  Ufa  de 
terre  métallique  du  zinc  ;  car  M.  Pelletier  a  reconnu  depuis, 
que  cette  prétendue  zéoïite  étoit  une  calamine  blanche  crif- 
tailifée.  Voyez  Journal  de  Phyflqut ,  cahier  de  décembre  1782; 
p.  424  &  fui». 

Page  51 ,  ligne1*  6 ,  Welfch. ,  lifex  Veffch. 

55  >  ligne  3  de  la  note  7  ;  effacez  le  point  qui  eft  entre 

deducit.Sc  VogeL 
58 ,  ligne  7 ,  filifiés ,  lifex  fllicifiés. 
305,  note  89,  exp.  II ,  lifex  efpèce  II. 
166,  ligne  2,  &  vert,  lifei  &  le  vert* 
212, 213  &  fuiv.  dans  les  fynonymes ,  au  lieu  de  Wolfterfd. 

lifei  Wolterrd. 
219,  ligne  2  des  nctes,  p.  21,  lifex  p.  221. 
240,  ligne  1  des  noces,  terminés,  lifex  terminé. 
258,  iigne  9,  Tu  nia,  lifez  Tuma. 
355?  tigne  24>  rencontre ,  /ifa  rencontrent. 
359 9  Hgne  ">  tombent,  lifex  tombe. 
479»  ligne  19 >  prime,  /j/q  prifme. 


Errata.  6n 

Pag.  498,  ligne  8  de  la  note  53,  Lezon,  lifez  Lezou. 

604,  ligne  2  de  la  note  65,  au  globe  terreftre,  Ufe\  dans 

la  furface  du  globe  terreftre. 
6079  ligne  6 ,  ternaires,  Oîcz  tertiaires. 
637 ,  ligne  7  de  ia  note  110,  Cologne,  /iy"rç  Francfort. 
656,  ligne  2,  laqneile,  life\  laquelle. 

Tome    III. 

Page  49,  lignes  13  &  15,  obtufes,  /ifa  aiguës. 

105,  ligne  12  delà  note  w,Eiien-\eche,  lifez  Eiier  \echt* 

166,  ligne  6,  a  vu,  lifez  j'ai  vu. 

179,  ligne  2  de  la  note  20,  argillâ  induratâ,  lifez  flrgi/Z« 

induratét, 
395»  ligne  1  de  la  note  99,  Frelburgum,  lifez  Freiburgaiiu 
425 ,  ligne  6  de  ia  note  27 ,  firiis ,  lifez  fliriis.] 
433  »  ligne  4  de  la  note  2 ,  Spencr.  /ifo  Spener. 
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